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PRINCEPS SERENISSIME. 


On dedigneris, velim, Serenis- 
fime Princeps! Munufculum 
hoc ferreum nutu & favore, 
quamvis vilius fit,quia ferrugineum,quam 
ut tam Illuftre Nomen frontem opufculi 
ejus coronet; fed li lub clypeo & tutela 
tanti Principis lateat, inde ex radiis color 
ejus obfcurior in candidiorem & argen¬ 
teum tranfibit. Si fortaffis meminerim, in 
Terra Svionum ex metallorum prolapia 
vix praeter ferrum & cuprum nafci, & nata¬ 
le ejus folum praecipue liib Arcade Hyper¬ 
boreo elfe, ubi Frater Tuus regnat, inde 
illud mereri aliquem faventiorem nutum 
poffe, augurari liceat. Quid melius ap¬ 
portem, quam telluris patriae prolem? quid 
dignius, quam Svionum Martem, ( hoc no- 
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mine 












mine ferrum infigniverunt'Veteres) qui 
in regno Fratris Tui dives eft in armis, quia 
ferri potens; qui toties vidfor per obftan- 
tes catervas explicuerat arma patriae, & de 
tot gentibus debellatis per ferrum liium 
triumphaverat; fic quia de fblo & patria 
Martis venit munufculum hoc votivum 
ferreum; fpes me alit, fore ut oblatum fa- 
venter ideo excipias, praecipue, quum 
animus dantis pro falute & profperis Tuis 
fatis vota calide fundens, venerationis 
Tui? Serenisfime Princeps! plenior & opu¬ 
lentior fit. Haec 

SERENITATIS VESTRiE 


Perhuinillimus cultor 

EMANUEL SWEDENBORG. 
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PRAEFATIO. 


Culis Tuis, benevole Leftor! fubjicio primam par¬ 
tem regni noftri fubterraneidve tranatum prafen- 
tem de Ferro ; animus eft, ordine reliqua Metalla 
eodem modo tradere, pariter etiam Salia & Lapi¬ 
dum genera, & fic totum Regnum Minerale per- 
quidem aggredior opus, & navicula quafi, & ve¬ 
lis exiguis lacerisque magnum permetiri conor Oceanum, adeo ut 
jude verear, ne 

- - - Geme at fub pondere cymba 
Sutilis , & inultam accipiat rimofa paludem. Virg./Lneid. VI. 
Ufque tamen fatius exidimo periculum facere, & ex:portu navigare, 
quam fpei & animi inops omnem conatum linquere. 

Quodlibet metallum, five ferrum fit, five aliud, in tres Clades dif- 
pertiri volui; primam Clajjem adornabunt procedus & modi liquato¬ 
rii praecipue per Europam pasdm in ufum recepti: & quia notiores 
mihi liquationum modi in Svecia funt, quam alibi, hinc etiam defcri- 
ptioni illorum, quam aliarum regionum diutius immoror. Secundam 
Clajjem conftituunt Procedus liquationum minores dve probatoriis 
qualiter fcilicet vena aut metallum in foco minori dve in furnis pro- 
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PR1FATIO, 
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batoriis examini fubjicitur, & interiora indagantur, ut inde certior 
ejus ufus in opere majori obtineatur. Ad tertiam Clajjem pertinet 
recenlio omnium Procelluum Chymicorum, quot & quales a pluri¬ 
bus inlHtutos videre contigit; una etiam in medium afferuntur Ex¬ 
perimenta & numerola fcrutinia ejusdem metalli per folutiones, chry- 
ftallifationes, praecipitationes aliasque chymice faflas metamorphofes 
dete&a. 

Quod primam Claffem cujulcunque metalli vel mineralis live 
modos liquatorios venarum concernit, tenendum eft,quod fcientia 
illa non modo ufibus humanis maxime inferviat; inde enim non mo¬ 
do docemur, mineralia rite perfcrutari, & divitias opesque invenis 
reconditas facilius eveftigare, eveffigatasque plenius educere; fed et¬ 
iam eadem locuples experimentorum penum exhibet, quale Chymia 
per luos focos inftrumentorumque congeriem. Quot enim non va¬ 
rietates fe offerunt in folutionibus & aperitionibus cujusvis vena* per 
liccum ignem inftitutis, in illarum & metallorum commixtionibus 
cum menflruis, lapidibus & phlogiftis multiplicis generis; quot non 
inipfis furnis & ignibus, qui contextum & compagem cujusque in 
partes minimas dirimunt & intime luflrant: patent etiam innumera 
Orbi literato arcana, quae tantummodo funt cognita <k tanquam vdi- 
garia genti ignobili fabrorum, liquatorum & id genus aliis, obfcuris- 
fimx turbas, qus Cyclopum inftar nigra vultu incedit, & ex qua nihil 
candidi aut ingenioli Iperari polfe putaremus: fed fcientia illorum 
unice eft praflica, & experientis documentisque veris innixa; in 
qua ratione multis fcientiis anteferri vel cum illis squiparari mere¬ 
tur; omnia enim cum ipfo opere conveniunt; exinde fequitur, quod 
ex hac parte operis noftri luculentiores & certiores habeantur rerum 
quarundam naturalium indagines, quam aliunde; prscipue li Metal- 
iurgica fcientia cum Chymica confortium ineat, & focias manus jun¬ 
gat, 


P R M F A T I O. 
gat, adque unam eandemque metam utraque fic tendat. Sed iri au¬ 
rem ab aliquibus mihi dici praefcio, Liquationum Modos & proceftbs 
fuforios diverfarum regionum, qui per tam Ipatiofum tempus & diu¬ 
turnum & plurium foculorum laborem, ludorem & experientiam 
exculti & inveftigati fmt, non ita leviter propalandos, & orbi notos 
& familiares reddendos efle: nulla non metallica gens eft, quae nori 
fuamet arcana poflideat, quae palam facere crimen putat: funt, qui 
foalas& regulas fervant, & in illis dimenfiones & rationes exa£lisftme 
incifas, ad quarum normam, pariter per ungues & pollices foos, fo¬ 
cos, furnos, receptacula, praefurnia, canales Ipiraculorum & follium 
&c. diligenter exftruunt, quae inflrumenta, ut a fociorum oculis re¬ 
moveantur, in angulis recondunt, & interea peritiores fociis fe aefti- 
mant & ja&ant. Sunt etiam illis fimiles multi melioris notae & for¬ 
tis homines, qui pari modo folis fibi lapere volunt, quique arcanorum 
poiTelfores & cuftodes dici amant, ut inde eruditi ab ineruditis audi¬ 
ant : hoc genus hominum, nihil eft, quod non invidet publico; & ft 
quid in lucem prodit, ex quo incrementum capiet ars & fcientia, ob¬ 
liquis oculis & torvo vultu illud tuentur, aufloremque fortasfis ut ar¬ 
canorum propalatorem carpunt*: illorum gratiam captare me non 
pofle fcio: ipfisfima caufa eft, quod minus eruditos fe illico putent 
efle, quum multi fciant, quod illi fciunt. Sed ah! quantum diftat in¬ 
vida haec gens a mufeo virginum dodtarum, aque aris & facris Apol¬ 
linis, & quam vilis & deje&i animi eft & illiberalis faciei! nullus enim 
fibi foli fapere debet, fed aliis totique orbi literato. Concedere etiam 
pofliim, quod difta gens fortaflis alicujus momenti arcana poflideat, 
quae pretio quodam levi acquifiverant ab illis, ubi omnis fcientia ve¬ 
num proflat; unde etiam quia venalis, aliquot nummis parabilis eft: 
cur itaque talia publico invidenda font ? cur furripienda luci noftri 
aevi? quodcunque fcitu dignum eft, in commune & medium forum 

portan- 
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portandum eft; jus gentile hoc fvadet; officium cujus vis naturale,. & 
leges reipublica; orbis literati hoc jubent: nifi enim illuc omnes ope- 
xam feramus, ut fcientfe magis magisque & artes floreant, & ad opta¬ 
tam & per omnia fecula defideratam metam perveniant, tempore 
non feliciores & fapientiores effe poterimus : talia itaque in Clafie 
prima publico fifluntur, nec curo ii rumpantur ilia Codro, modo fe¬ 
tentur lapientes, Sc eis uiiii & emolumento Sc fcientfe incremento 
iint. Quo diutius Tellus habitatur incolis; quoque pluribus obfer- 
vatis ingenia abundant, & quo pluribus ingeniis orbis literatus,eofpe- 
randa funt plura &femper nova huic arti incrementa, qualia intra fe- 
culi tempus tantummodo in Metallurgia infinita habuimus. 

Quod tertiam obfervationum Claflem concernit, ex variis Auto- 
ribus in unum congefta vides Experimenta chymica, fed feleclum 
habere volui; adducens modo illa, cfax a fide dignioribus laborato- 
riis prodierant; & Alchymiftarum figmenta ficco pede pertranfivi, 
& vix nifi fummis labris tangere volui ^officiant latis ne frugibus herba: 
,Turba illa vafta farragine figmentorum incoffisque dapibus volumi¬ 
na fua complent; pro luce jaflant umbras, pro corpore larvas, pro 
faftis fcenas, &.prout Virgilius canit 

Fermento atque acidis imitantur vitea /orbis. 

Sed quia non mihi vacavit tempus, nec copia fuit, omnia per novum 
ignem & labores fub examen mittere, volui tamen aliqua proferre, 
qux a famigeratioribus jaftarentur: fed profpiciendum tamen eft, ne 
fidem nifi vifis & exploratis habeas; Sc quia non potui huc transferre 
omnia illa experimenta, qu£ publica lucis fafla fiint, praeter quodin- 
dies & quotannis multa nova veniant, inque focis laborantium exclu¬ 
dantur ; hinc cuivis integrum eft, ad quod etiam quemlibet exhor¬ 
tor, ut foliis charta nitida intertextis, infcribat, quicquid defidera- 
tur, & inferendo quod omifiiim eft, telam fic inceptam perficiat. 

V olu- 
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Voluiflem etiam theoreticam difquifitionem cujusvis metalli iub 

i . .. 

finem & in claflem quandam ultimam adjicere,&per principia ab ex¬ 
perimentis petita ufum elicere: fed inter metalla omnis generis, pa¬ 
riter ac inter fiilphura, falia & lapides, nexus quidam & affinitas ad¬ 
modum propinqua eft, adeo ut qualitas & textura unius non detegi 
ac perluftrari poffit, nffi etiam fimul alterius: invicem fe ardo admo¬ 
dum complexu tenent ; in finu metallorum eft fulphureum quid, la¬ 
pideum &falinum, praeter quod unum metallum arda compede quafl 
liget alterum; unde experimenta circa unum genus fada nequaquam 
indaganda indoli ejus fufficiunt,nifi etiam in opem vocentur phaeno¬ 
mena cum alio Sc affini metallo, cum fulphuribus omnis generis &c, 
&c. inftituta. Nec ad cognitionem corporum duriorum & metallo¬ 
rum live in regnum fubterraneum Sc minerale intromitti poflumus, 
nili a principiis & priori mundus elementaris pateat, & nffi £ther, aer, 
ignis, aqua & reliqua hujus mundi elementa penitus indagata fint; 
adeo ut nffi elementorum natura prius deteda fit, nequicquam labo¬ 
rat orbis in exploranda indole ullius corporis durioris : haec eft cau- 
la, quod non cuivis operi adjungere potuerim applicationem theore¬ 
ticam ; omnia illa in unum volumen & falciculum transferre pneftat. 

Quid itaque in regno hoc fubterraneo& minerali de ferro adum 
fit, ex brevi hoc indice videre licet. Agit quippe 

Claffis prima de modo liquationis vena ferrea Svecia communi\ 
pag. i. de fornacibus & officinis ferrariis in Svecia p. 62. de argento 
nativo in ferri fodina invento p. 67. de recoBione ferri in officinis fer¬ 
rariis Svecia p. 72. de liquatione vena paluflris Svecia p. 105. de vena 
lacuflri ibidem p. 115. de ferro Svecano Osmund p. 119. de modo liqua¬ 
tionis Roslagia Svecia p.125. de recoBione ejus in focis ferrariis Rosia- 
gia p. 133. de modis liquationum & recoBionum ferri Gallia p. 142» 
Leodii p. 148« Italia p. 149. circaLeffio &Palagio p. 153. Anglia p. 154, 
Marylandia India p. 162. Rusfa & Siberia p. 1% Norwegia p, i6g 3 
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Silejia p. 170. Saxonis p.i71. Hercynia p. 175*. Fordenbergii , Stiria & 
Carinthia p.177. de modo inujitato Saitzbnrgi p.184. fecundum Agrico¬ 
lam p. 188. tentamen cum lignis & terra combuftibili p.190. deindura- 
tione ferri penes Indos p.194. de modo convertendi ferrum crudum fa¬ 
tim in chalybem pasjim Svecia p. 195. Gallia p. 208. Saltzburgi p. 210. 
Carinthia, Tiro/ia &Stiriap.211. fecundum Agricolam p. 213. ars emol¬ 
liendi ferrum fecundum Dominum Reaumur p. 215. & fundendi in for¬ 
mas p. 218. experimenta cum div erJt generis materiis, ut emollefcat 
p. 225. cum cautelis circa emollitionem p. 231. de exflinBionibus ferri 
p.239. de liquatione ferri ope menftruorum p.247. de modo albandi vel 
argento Jimile reddendi ferrum p. 248. de ferruminationibus p. 249. 
de confervatione a rubigine p. 250. de modo fecandi ferrum in contos 
variis in locis p. 252. 

ClasfisII. De probatione vena ferrea per magnetem p.257. de pro¬ 
batione ejus in tigillo p. 260. de probatione ejus in aurum & argentum 
p. 26]. de modis explorandi qualitatem ferri crudi & malleati p. 26y 
de notis ex fra&ura ferri ex Dno Reaumur p. 276, chalybis & ferri com¬ 
paratio p.278. div erfa genera vena ferri in variis locis p. 284. ferrum 
in terra & limo, vegetabilibus & animatis p. 292. de lapide hamatite 
& fchiflo p. 295. 

Clasfis III. Limatura Martis p.301. crocus Martis aperiens p. 
dito adflringens p.305. dito ad vitriarium ufum p.307. praparatio co¬ 
loris rubri Svecia & alibi p. 399. crocus Martis antimoniatusp.yi6. tin - 
Bura Martis aperiens & Mars diaphoreticus p. 312. & 31 6. tinBura Mar¬ 
tis p.323. dito adflringens p.324. aqua acidulas refer ens p. 326. flores 
Martis p.329. oleum Martis p. 330. fal vel viBriolum ex Marte p. 331. 
varia ex hamatite p. 336. pondus jfecificum ferri p. 340. folutiones fer¬ 
ri in acidis p.342. efferve flentia & mutationes chymica cum ferro, ejus 
viBriolo & viBrioli oleo p. 345. colleBanea de ferro p. 360. particula 
& elementa ferri & ejus viBrioli in fontibus & acidulis div er Jis, cum 
chymicis circa aquas inftitutis experimentis p.flh* 
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PARAGRAPHUS PRIMA. 

Modus adurendi, liquandi coquendique venam 
ferri plurimis in locis Svecice ufitatus. 

Ense ferri, quae ex variis Sveciae fodinis effodiuntur, 
non tam multiplicis generis & indolis funt, ac venae 
ejusdem metalli in Germania, Anglia aliisque Euro¬ 
pae regionibus. Non enim colore multum inter fe dif¬ 
ferunt, fed ipfum ferrum plerumque referunt; rarif- 
fime alicubi invenitur, quae coloris ei! flavi, rubri, bru- 
ni, albi &c. fed eruitur maxime talis, quae a colore & 
nitore fuo ftatim cognofcitur. Differunt tamen in 
eo, quod unum genus fit egenum, alteram dives metalli, datur vena, cu¬ 
jus centumpondium contineat 50 ad 90 Pc. datur etiam quae modo 20 ad 
50 & adhuc minus; unde differunt venae ferreae Svecanae fecundum opu¬ 
lentiam & quantitatem qualitatemque interiorem. Differentia altera in 
eo confidit; quod unum genus multo fulphure crafliori fit praegnans, al¬ 
teram vero fulphuris illius paene expers. Prius cum in ferrum vertitur, 
dat ferrum, quod, cum calidum eft, fub malleo in fruftula, partes fciqtil- 
lafque facile rumpitur, fed tenacifftme cohaeret, cum frigidum eft, & vo¬ 
catur Roedbrecht : Alterum genus dat ferrum contrariae indolis, fcilicet quod' 
calidum tenaciter cohaereat, at in partes difliliat frigidum, quod Svecice 
vocatur Kallbrecht ; Unde venae ferreae Svecanae differunt, fed qua magis & 
minus ratione fulphuris & inde provenientis qualitatis. Dantur genera., 
quae intermediae naturae funt, quae neque divith neve inopia fulphuris iunt;’ 
haec etiam ut majoris pretii aeftimantur; bonitas enim in eo praecipue 
confiftit, quod optime calidum & optime frigidum traftari poffit, & fic 
omnibus uiibus oeconomicis & fabricis inferviat. Ubicunque marcafita 
lulphurea & vena de cupro participans juxta venam ferri confpicitur, in- 
Clajjis l. de ferre. . ' -• A 
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* Modus coquendi venam 

dicium /latim eft, venam illam fulphuris effe participem, & indolis pri- 
mum memoratae, praefertur tamen venis, quae perparum fulphuris pofli- 
dent; hae pofteriores non niii ad certos ufus oeconomicos idoneae reddi 
poffunt. Differunt etiam venae ferreae Sveciae ratione matricum, reperi- 
untur utplurimum in lapide qui corneus vocatur, in genere quodam tal- 
ci, in calcario, in fpatho , in quartzio', in alius generis laipidibus multis. 
Differunt etiam ratione fluiditatis, dum in fornacibus luis liquantur, fed 
haec differentia utplurimum debetur lapidi inhaerenti: fi enim multum 
calcis crudae vel lapidis calcarii fecum fert, fluidior ftatim in foco apparet 
lapis ferreus, nam menftruum in finu luo quali recondit, fluiditatemque 
libi fuppeditat; at fifpathumfit durumque genus corneum & talcum, dif¬ 
ficile in fluorem redigitur, & confequenter aegre feparatur metallum a la¬ 
pidea ejus parte; aliter vero le habet, fi minus vel plus fulphuris poflideat. 
Dantur etiam aliae ipecies venae ferreae, quae non ex petra dura & monte 
eruuntur, fed quae in locis paludinofis, in ftagnis, lacubus & fluviis repe- 
riuntur; hae quia diverfimode traclantur, hinc delcriptionem illarum fi¬ 
liam, quum de modis illas tractandi acturus fum: Communiter venae fer¬ 
reae Svecanae eandem vel fimilem faciem externam praeferunt, praeter ul¬ 
timo memoratam ; non multa colorum varietate fe diflinguunt, nili tan¬ 
tum exigua, quod color ferreus, qui ei inell, differat aliquantum ratione 
ccerulitatis, live quod oblcurius aut pallidius coerulefcat; quae varietas ma¬ 
trici ejus live lapidi immixto, fecundum majorem vel minorem quanti¬ 
tatem, etiam debetur. 

AdujlioJive prreparatio vence crudae ad 
ignem liquatorium. 

Q Uum lapis ferreus ex fodinis erutus ad fornaces translatus fit, non pro¬ 
cul ab ipfa fornace comburendus efl: & ad liquationem lequentem 
praeparandus; modus combuflionis pari ratione per totam tere Sveciam 
peragitur, live multo live nullo lulphure fcateat vena: fofla effoditur par 
quantitati venae comburendae, vel etiam folum planum eligitur, quod val¬ 
lo a tribus partibus circumdatur; nulla certa ratio dimenfionis harumfof- 
farum habetur, dantur enim quae profunditatis 2, 3 vel 4 ulnarum fint, 
dantur quae longitudinis 3, 6, 10 ad 20 ulnarum, pariter latitudinis, adeo 
ut dimenfiones fecundum nullam datam normam capiantur; eligitur 
modo area, quam fepiunt muro vel vallis, ut diflum efl, in quam deincu- 
mulatim inferre & aggerare venam poffint. Locus omnino ficcus effe 
debet; utque eo ficcior evadat, lubfternitur pulvis ex cumulis fcoriarum 
lectus, ut & glarea venae collapfe; fundum tamen hunc non modo fcoriae 
diminutae fed etiam integrae conflituunt; ratio efl, quia recrementa illa fic- 
cioris naturae funt, & quia poris copiolis quali patent hiantque, & lapidis 
inftar, qui porus appellatur, fiftulofafunt, omnem inde liquorem recipiunt 
in feque ablorbent, ficque locum fundumque ficcum & omnis humoris fu- 
perflui immunem reddunt. At vero ubi locus per fe ficcus offertur, non 
©pus efl: diffla recrementa dilapfarumque fcoriarum pulverem iubflemere. 
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Ufque tamen majoris fecuritatis gratia, ut area hujus fovese ab humore 
prorfus libera fit, folum vel arte vel fponte inclinatum eligunt; inclinatio 
erit verius anteriora hoc eft verfus aperturam, ut humor fuperfluus vel in¬ 
de emanet, vel iic melius per ignis vim exhalet & diicutiatur : ied folertia 
talis ufque a multis negligitur. 

Subfternuntur dein trabes aut validiftimi arborum trunci; aptiilima 
huic ufui eft arbor iicca, quae per anni tempus foli expolita jacuerat; & ex 
qua humor nativus vel vegetabilis jufto tempore exiudare potuerat: li¬ 
gnum enim humidum & recens ignis vim minuit, & vaporibus fuis humi- 
dis& frigidis calorem temperat; hinc arbor his uiibus infervitura quo fic- 
cior, folidior crailiorque, eo melior. Accumulantur ejusmodi trabes ad 
altitudinem 2 vel 3 ulnarum : infuper immittunt venam, & quidem tra¬ 
ha ejus grandiora proxime fuper iplas arbores lignorumque ftruem, & 
dein accumulant venam minorum partium, & quidem picine in pyram 
quadrangulam vel alius formae : alii etiam intermittunt, hoc di, diitin- 
guunt venas iiratim per feriem carbonum, lcilicet ut calor penetret me¬ 
lius rogum exftrufhim. Ultimo, quum accumulata fic vena fuerit, ftiper- 
inducitur pulvis fcoriarum mixtus cum glarea venae collapfie, qua circum¬ 
circa tegitur, ne pateat igni exitus, nili in locis ubi igni exitus conceden¬ 
dus iit. Infuper aliquot fragmenta lapidis calcarii pyrae fuperinjiciunt, vel 
alibi inferant, fcilicet ut eodem igne in calcem cremetur lapis, & fic ido¬ 
neus reddatur ufui liquefadtorio; dictus lapis utilifiimus eit ad fluiditatem 
venis in liquationibus lubminiftrandam; eo major hujus lapidis copia re¬ 
quiritur, quo magis expers calcis eft vena, quoque minus fiuida per fe ap¬ 
paret. Dantur etiam venae, quae abundant lapide calcario, & in quibus la¬ 
pis rivulorum alborum inftar & venularum intertextarum confpicitur, ad 
quarum liquationem & folutionem nullus amplior lapis requiritur, quia 
ipfasmet fufficientem fecum ejus copiam ferunt; prout vena ferri Danmo- 
rienfis five Roslagienfis, quae 1 'ola fornacem & ignem fine adjumento & ad¬ 
jectione ullius calcis transmittitur. Submittitur dein ignis, qui accenfus' 
per majus vel minus tempus fovetur, & quidem fecundum quantitatem 
venae & magnitudinem pyrae per 1, 2, 3 ufque per 8 dies durare folet; fed 
utplurimum combuftorium hoc opus intra 3 dies peragitur. Omne ge¬ 
nus venae ferreae in Svecia femel tantum comburi folet, antequam in for¬ 
nacem liquatoriam defertur; nullibi quantum fcio, mos eft, ut vena licet 
maxime fulphurata, bis aut ter igni combuftoriofubjiciatur, prout alibi fie¬ 
ri folet. \\ 

Nec opus hoc in diutius tempus quam unius feptimanae protrahitur, 
vetus & ufitata methodus femel recepta perplacet. Vena diverforum ge¬ 
nerum, & interdum duorum, trium aut plurium in una eademque pyra in¬ 
tra idem tempus concrematur ; ita tamen difponuntur, ut quodlibet ge¬ 
nus fua loca, fuafque ledes difiinetas & toros habeat; vena magis fulphu¬ 
rata locum igni proximum occupat, & remotiorem quo minus fulphurisei 
iiieft; Quodlibet genus dein feparatim in fornacem portatur. 

Per adufiionem hanc venae ferreae expelluntur fulphura nociva & fu- 
perflua, quae in lapide ferreo latent; quum enim ignis perftat, exhalat con¬ 
tinuo 
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tinuo naresque ferit fulphur, & apparet vapor ex ftrue exhalans, tanquam 
unda levifllma celerrime fluduans & lambens fiiperficiem pyrae, qui flu¬ 
ctuans vapor fulphureus non aliam fpeciem habet, ac flamma levis, quae 
tanquam emortua ante folem meridianum aeftivum undulare videtur. Per 
dictum ignem non modo abiguntur fulphura, fed etiam arfeniea, & nihil 
non quod lapidi malignum & liquationi impedimento efle poteft. Ipfe 
lapis ferreae parti intertextus & commixtus per ignem hunc primum etiam 
in calcem quandam vertitur, & cruditate fic abacta vena ad liquationem 
praeparatur; unde etiam vena in fractura, peracta combuftione, pallidior 
live palhde livida apparet: lapis enim aduftus albefcit, & fic per omnes la¬ 
pidis ferrei fibras albedo quaedam diflipatur & difpergitur, & fic color ob- 
fcurior in pallentiorem vertitur ; perit etiam ipfe venae nitor, quia lapidi 
ufto niveo nullus nitor fed metallo tantum inefl. Per combuflorium hunc 
ignem metallum, hoc eft, ferrum a lapideis luis nexibus five a cohaerentia 
quam habet cum lapide, aliquatenus folvitur : inhaeret enim metallum in¬ 
time lapidi five matrici fuae; hinc nifi ignis quidam calcinatorius interve¬ 
niat, e vinculis illis lapideis non facile exire poteft mars & ab involucris il¬ 
lis liberari. Exinde lequitur regula ubique recepta & vulgaris, quo melius 
comburitur lapis ferreus, quod eo melius dein colliquefcat & fundatur in 
fornace, quodque eo magis ejus pars metallica leparari poflit a lapidea & a 
luis recrementis, quodque eo major copia venae fornacem eodem tempo¬ 
re cumque eadem carbonum quantitate transmitti poflit. Lapis enim 
combuftus ferreus etiam fragilior per ignem hunc redditur, inque minora 
frufta & in pulverem pilis & marculis facile contundi & diminui poteft. 

Fundamentum fornacis liquator'ue. 

Q Uod locum attinet, ubi -exflruenda eft fornax, eligitur ille quificcus 
eft, quoque ficcior eo melior ; exinde lequitur, quod locus altior 
praeferatur humiliori, & locus qui arena conftat ei qui ex terreftri alia ma¬ 
teria : praecipue obfervatur, ne a loco altiori in fornacis fundum infinuare 
fe poflit aqua & immediate lapidem fundamenti humedare. Sub quacun¬ 
que fornace fovea quaedam vel exigua camera paranda eft, in quam non 
modo derivandus & colligendus eft liquor, fed etiam inde in liberum aera 
educendus, quod fit per fiftulam vel canalem ferreum, qui inde vel fub fol¬ 
libus vel circa anteriorem partem fornacis educitur, & per quem continue 
humidum & vapor exhalat: nifi enim humor per talem canaliculum & eva¬ 
porationem expellatur, ftagnare infra poteft, & fundum ipfiusmet foci 
continue humidum tenere, & augmenta gradusque caloris inhibere. Et 
quia humor inclufus admodum noxius eft operi liquatorio, hinc fovea di- 
da, quavis vice, quum liquatio inftituenda eft, diligenter purgatur, ne fci- 
licet aliquid fit, quod exitum vapori liberam impediat. Si major copia 
aquae affluat, quam ut in vaporem per unum fiphonem diflipari poflit, ut 
fi humida nimis fit humus, quae fundamento proxima eft, & contiguitatem 
cum pariete muroque fornacis habet; fique per continuum ignem illuc 
aqua allidatur, faepe enim accidit, quod fons aquae non procul a fornace 

exfiliat; 
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exfiliat; tunc fovea dicta non modo amplior & profundior reddenda ed, 
fed ex foveae antro bini canales ferrei educendi, per quos aqua vaporofa, 
quum ignis per defcenfum operatur, libere & diffidenter exfudare podit, 
utque adhuc magis defendatur fundus ab humore nocivo, folia quoque vel 
circa partem vel circa totam fornacem duci folet, quae aquam allabentem 
recipiat, arceatque ne ipddimum fundum petat. 

Locus fundamenti optimus & maxime idoneus eil, qui condat lapil¬ 
lis vel glarea, & melior adhuc qui lcoriis vel vetudis vel recentibus. Si 
enim fuper cumulum vetudum recrementorum condruere velis fornacem, 
ficddimum habebis locum ; omnis enim humor vel a recrementis his ab- 
fprberi vel arceri videtur; recrementa enim fidulis & foraminulis plena 
funt, & quia compage laxiore & rariore condant, ab exiguo igne calefiunt, 
quumque foraminula & pori calore continuo dipantur, omnis inde aqua 
arcetur. Aliquorum tamen opinio ed, non ficcidimum ede debere fun¬ 
dum, ne faxum foci fundamentale minus relidere valeat vehementiae ignis, 
quod etiam accidide aliquibus in locis dicitur; fed hoc tribuendum potius 
elfe faxo videtur: quaedam enim faxorum genera facile & ad quemcunque 
ignem fluunt, quaedam relidunt igni vehementidimo. Si vero petra vel 
mons in occurlum veniat, & infuper aedificanda dt fornax, non exlfruitur 
immediate fuper ipddimum durum lapidem; fed excavatur prius in mon¬ 
te fovea, formaturque cavea, fuper quam locandum venit faxum quoddam 
fundamentale, quod ideo dt, ut locus quidam cavus lit, qui aquam fecun¬ 
dum petram duentem & quad repentem vel ex ipdllimo monte fe prori¬ 
pientem recipiat, & trandtum meatumque det ejus exhalationi, ne fcilicet 
inclufus liquor lapidem continue feriat & dringat,& tandem ipddimum fo¬ 
cum refrigeret; relpiratio enim femper& anima quad danda ed aquis fub- 
terlabentibus; natura ignis ed, ut aquam continuo in vaporem dividat dif- 
fipetque, utque magis magisque illam invitet & alle&et: quod fortaflis ex 
eo dt, quia aqua primum le indnuans per du£tus latentes caecafque vias la- 
bitur, quae, cum verfus calorem venerit, in vapores dilpergitur, dcque lo¬ 
cus evacuatur; fed meatus illi vacui & aquae expertes ede nequeunt , quin 
ita continuo nexu, didipato uno vapore, alius aliunde per dictos meatus 
jam apertiores factos illuc tradus vel quad allectus fuccedat. Antequam 
exdruitur fornax, effodienda primum ed humus ad illam ufque profundi¬ 
tatem, dum obvia dat rupis, d nulla rupis fe obviam fidit, fubiiciendsefunt 
trabes, quae aedidcium luffulciant, non aliter ac deri folet fub aedificiis ma¬ 
joribus. Sed quoniam fornaces necedario conflruendae funt juxta aquam 
fluentem vel lapfum cujusdam torrentis, fcilicet ut rota, quae folles elevet 
& deprimat, circumagi podit, hinc delectus loci non ubivis haberi poted; 
unde artis & indudriae opus ed, fundum, quemcunque fors obtulit, ido¬ 
neum reddere. 

Obfervatu dignum hic occurrit, quod tanta vis refrigerandi in aqua 
dt, ut quamvis intermedia fit lamina vel menfa ferri admodum eradit, & 
infuper arena accumulata, & fuper arenam faxum molare pedem craffitie 
aequans, adeo ut aqua a foco vel ab ipfo igne divifafit per parietem i vel 2 
ulnarum, ufque tamen non impediat, ne ignis ad gradum liquationi debitum 
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increfcere & augeri pofiit; ab una parte refrigerat aqua & igni vel calori in 
ipfo lapide quali occurrit, ab altera pellit calor & premit frigus aquae obviae, 
adeo ut in durillimo corpore pugna quali fit frigoris & caloris; nec calor, 
quaiiidiu temperatur a frigore aquae, debite intendi & liquefaclorius reddi 
potcfl. Hoc etiam a multis aliis experimentis evidens elf,fcilicet, quam- 
diu ab una corporis durioris parte frigus occurrit, quod calor ab altera ne- 
quicquam valeat; temperatus calor nec intenlior fortiorque redditur, quam 
permittit Iphaera, quam ab una parte tenet & formavit calor, ab altera fri¬ 
gus : nili calor vel frigus in corpore duro, fpatiofam aream habeat, per 
quam gradatim ad multam ab ignis vel frigoris fonte diftantiam & lente 
diminuatur, nequaquam poteft intendi; fed de his alibi melius. Sed haec 
modo accidunt, fi inclulus teneatur humor, & vapores ex igne exciti con¬ 
tinue feriant fundum; at vero fi liber vaporibus tranfitus fit relictus, non 
ita lapides & dura obvia penetrat, fed modo fuperficietenus calidus lam¬ 
bit, nec calorem pertranfeuntem in via infringit enecatque. 

Alias circa fornaces has ferri liquefa£lorias,multa funt quae indigitant, 
aquam vim ignis quam maxime infringere & adimere; ut fi tempus plu¬ 
vio fum fit vel humida nimis atmofphaera, fiatim humidum aerem attra¬ 
hunt vel imbibunt coria vel ligna follium Ipirantia; vel etiam fi vena aquae 
fub ipfis follium fcamnisfcaturit, aut fi aqua ibi fiagnat, fpatium illud, quod 
inter aquam dictam & folles intermedium ell, ex vaporofo halitu humidum. 
redditur, & talis per orificia & labra fic attrahitur aer, perque fiftulas & na¬ 
res etiam in focum emittitur : in tali cafu debilior femper vis ignis & li- 
quefadlio animadvertitur, quam fi aer fit aridus & ferenus, nec ulla fub fol¬ 
libus fcaturiensvelfiagnans reperiatur aqua. Ut ergo aqua talis a foco 
arceatur, convenientifiirna videtur efife conftruclio fundi, ut fi fovea didla 
artu quodam ampliori muniatur, fiqqe arcus a duabus partibus apertus fit, 
ut per aperturas libere tranfire pofiit aqua; fique deinfuper ipfifiimumar¬ 
cum rite conftruatur focus. . - - 

Conjlru&io ipjiusmet fornacisJive muri quo 
cavitas ejus circumdatur. 

TPfe murus fornacis dein, jacio fundamento, ponitur, & quidem crafiitie 
"“•admodummulta; effoditur, ut prius dictum eft, humus, dum rupes oc¬ 
currit durumque, cui tanta moles incumbere pofiit ; fi nulla obvia fit rupes, 
fubjiciuntur trabes, quibus fundamenti loco fuffulciatur totum aedificium, 
& hic fere eaedem regulae architectonicae obfervantur, quae circa aedificia 
majora obfervari fblent. Quod ipfiim murum & parietes attinet, vel com 
Eruitur ille ex puro faxo grandiori, & vulgari, quod grifeum.vel^^w voca¬ 
tur, praeter murum cavitati proximum, qui conflabit alio faxi genere: vel, 
pars hujus aedificii conftruitur ex laxis , pars vero ex trabibus magnae mo¬ 
lis , quae connexae & complicatae domum totam amplexu quodam conti¬ 
nent. Quod hanc pofteriorem confiruclionem attinet, quae a viliore, ple¬ 
be metallica in ufu receptisfima eft, quia minori pretio parari potell, ea 
ejus deferiptionem. , 

a " . . ... Forna- 
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F ornacis ftoma five aedificium, quod complebitur caminum aut ca¬ 
vitatem interiorem , in qua peragitur liquatio, conflare folet quadruplici 
muro; primus eft qui proximus cavitati aut qui abioni ignis immediate 
expolitus: ille eft conflare debet faxo elebo & ad hunc ufum apto, quod ignis 
impetum & vim posfit tuto excipere & fine liquatione fui exceptum fove¬ 
re. Alter murus ei proximus crasfitie fere primum aequans faxo vulgari 
grifeo paratur. Tertius ex lapillis, fcoriis pulveratis & materiis id genus 
aliis conftruitur, qui non vere murus fed aggeratio rerum mifcellanearum 
eft, cujus ope muri iuteriores & praememorati crasfiores redduntur & con¬ 
tinentur. Ultimum ordinem conftituunt faxa & fimul trabes vel tigna va¬ 
lidiora, quae invicem connexa muros praedibos tanquam brachiis ample- 
buntur. Cavitas ipfa eft figurae rotundae, cujus defcriptionem mox tra¬ 
dam, pariter murus ei proximus, qui circumibit cavitatem, fecundus fervat 
adhuc rotunditatem fed aliqualem: fed extima pars lapidibus & tignis con¬ 
texta figurae quadratae eft, fpatium intermedium accumulatur, ut dibum 
eft, recrementis pulveratis & venarum combuftarumque fcoriarum reli¬ 
quiis & collapfis ruderibus: Figura itaque externa fornacis quadrangula 
eft: fed ut idea fornacis vulgari modo conftrubae plenior habeatur, qui¬ 
libet murus fingillatim defcribendus eft. 

Quod itaque murum interiorem live igni proximum, quique voca¬ 
tur Kernmur five murus nuclearis, attinet; ille exabiftimae dimenfionis & 
conftrubionis effe debet: reliqui enim muri, qui hunc cingunt,cum cu¬ 
ra & induftria quidem educendi funt,fed usque major circa hunc requiri¬ 
tur; conflabit enim faxis elebiflimis five illis, quae maxime viribus igne¬ 
is refiftunt, hinc delebus omnino habendus eft ; fi vulgaris fit lapis, tunc 
ab ignis tanto volumine vel liquitur vel in partes rumpitur; unde mul- 
toties ex folo lapidum horum promifcuo ufu infortunia accidunt, adeo ut 
opus inchoatum extemplo vel primis diebus finire, copia carbonum ne- 
quicquam confumta, coabi fint: in una ditione prseftantiora horum la¬ 
xorum genera & ignis melius patientia effodiuntur quam in alia ; omnis 
hujus generis lapis nomine communi vocatur Pipfien , fcilicet lapis', qui 
ambit caminum five cavitatem fornacis. Eruitur & ufurpatur di ver f co¬ 
lor, in quibusdam locis eft grifeus cum venis virefcentibus, ubi venae in- 
llar linearum vel briarum tranfire lapidem apparent & illum quafi fiftulo- 
fum reddere. A quibusdam ad hunc ufum adhibetur lapidis fcifiilis ge¬ 
nus, five qui mollior reliquis eft, & cultro quafi fcindi vel ad minimum 
fecundum longitudinem aliqualiter dividi poflit,fed hoc genus laxi rarurn 
eft, nam talci inftar ignis admodum patiens eft. Datur etiam aliquibus 
in locis faxumColoris nigricantis, fed quod paffim fterili quodam nitido 
corufcet, & quod fecundum longitudinem flrias habeat, nec apte nili fe¬ 
cundum illam dividi poilit; hoc genus etiam ad naturam talci accedit, 
eftque ufitatiflimum in Hellfmgia & alibi; & ab igne temporis trabii ru- 
belcit, & in aere dein in pulverem, pulveri lapidis lateritii fimilem, fatifcit 
Dantur etiam alia laxorum genera his ulibus etiam aptiffima; ullirpari 
Ctiam poteft arenarius vel molaris lapis. Tentarum etiam aliquibus in 
locis eft. Joco fixorum pnediclorum murum hunc nuclearem & interior 
' ■ rem 
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remex puris recrementis ferreis parare, fcilicet exiliis, quae ultimo ex 
foco prodeunt vel educuntur, & quae referta ferreis particulis nigricant; 
hae quia reliquis tenaciores funt ignemque liquefa£lorium tolerant, unde 
illis loco faxorum praedirorum muri memorati formari folent, fed pluri¬ 
bus adhuc in locis pars muri luperior, ubi non tam violens calor elfe fo- 
let. Recrementa di£ta humido aeri expolita in pulverem facile collabun- 
tur. Periculum cum recrementis his fa£tum nec omnifucceffu caruit, ex¬ 
pertum usque eft, virtute igni reliftendi multa admodum pollere, led ta¬ 
men accedente humore quodam, live qui ex aere fe inlmuat, live qui ex 
pluviis flillat, fenlim exedi & refolvi inque pulverem fatifcere, & cami¬ 
num lic paullatim ampliari & inutilem reddi. Murus hic, cujus defcriptio 
elf data, crahitiem habere debet 2 pedum circiter, & quibusdam in locis 
2 g, quoque cradior, eo melioris & diuturnioris ufus, educitur plerumque 
ad altitudinem 12 vel 14 ulnarum. Architectus operam navabit, ut la¬ 
xa hunc murum conltituentia ita aptentur, ut nulla iit rima vel nullibi 
fpatium cavum, quod non arena milia cum argilla diligentidime iit op- 
pletum; nili lapis cum lapide bene lic conglutinatus lit, ut locus nullibi 
in juncturis hiet, igni llatim datur anfa & via per Ipiramenta cceca irrum¬ 
pendi, & obices lic aut repagula rara relaxandi, & argillacea vincula fol- 
vendi, & lapides invicem feparatos in ipfam cavitatem aut voraginem 
igneam excutiendi, unde operi liquatorio vis infertur, ita ut illico finien¬ 
da lit liquatio. Quod alias hunc murum attinet, a reliquis facile feparari 
& dirimi poteli; unde etiam quum ignis vi exefus apparet, cumque pars 
refidua ignem non diu fovere potefl, diruitur & novus loco ejus exftrui- 
tur, remanentibus muris reliquis, unde illsefa fornace murus hic live inte¬ 
gre live ad partem e novo formari poteli. 

Proximus ei murus conflabit-faxis grifeis vulgaribus, Graufien , nec 
enim necelfarium ell, ut haec ignem tam intenfum tolerent, quia interpo- 
lito muro praedi6lo ab igne funt remotiora. Murus hic cralHtiem aequa¬ 
lem priori live 2 aut 2 1 pedum habere debet, eandemque cum priori 
altitudinem. Saxa etiam hunc murum conllituentia arena & argilla mix¬ 
tis quam optime firmanda funt; li enim fpatium relinquatur inoppletum, 
illuc calorem penetrare & in loco vacuo augeri animadvertitur, dum tan¬ 
dem lapidum jun£lurae utrinque caloris vi corripiantur, unde commiffuris 
exelis & vinculis quali ruptis vel relaxatis, lapides ex muro, ut prius di¬ 
ctum eft, folvuntur & in focum prsecipitantur , quod cum excoctor 
animadvertit, operi liquatorio finem imponere & lacunas fornacis refar- 
cire, & vulneribus quali opem ferre,antequam opus denuo inchoare pos- 
lit, debet. 

Spatium quod extra hunc murum eft, repletur variis hinc & inde col¬ 
legiis materiis, fcilicet lapillis, argilla licca, collapfarum feoriarum & 
concrematorum lapidum glarea; lienim faxa majora undique conquilita 
illuc adveherentur, & per machinas elevarentur, live perlcaias in altum 
volverentur, multi operis & laboris foret, quam li materia ubivis obvia & 
levioris pretii locus idem repleatur: Marculis & pilis ligneis ut & contu- 
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jione pedum coacervatio dicta comprimitur, unde etiam muri utrinque 
bene continentur. 

Extimus murus condat faxis majoribus ope trabium cralhorum fuf- 
fultis & contextis; trabes dicte validiffimae funt, & ad quemvis parietem 
numero io vel 12 circiter, quae ad extremitates fulcis incilis junctae.mu¬ 
ros praediflos omnes includunt & connectunt. 

Sed fornax ferri fuforia lic conltructa non per multum temporis Ipa- 
tium durare folet; omnes enim murorum ordines & moles interjedte a 
tignis circumpolitis quamvis inter fe firmiter connexis contineri debent; 
fed illae licet robulliflimae temporis tractu tamen moli incumbenti cedunt» 
& paullatim tanquam in burim incurvantur, laxanturque juncturae angula¬ 
res, quibus laxatis & ruptis dimidia & plurima pars fornacis corruit; prae¬ 
ter quod arbores quamvis maturae & ficcae, usque tamen aeri pluviofo & 
fimul calori expolitae fenlim emarcefcunt & putrefiunt, & lic ponderi fa¬ 
cile cedunt, 'minanturque quotidie ruinam. Ignis etiam metuendus ell, 
qui contignationemtalem & parietes ligneos facile corripit, & per totam 
domum diffipat & lic brevi evertit; quod tamen Feri nequit circa forna¬ 
cem , quae nullis retinaculis & cingulis ligneis continetur, fed puro laxo 
conltat. 

Alos etiam fuerat murum inferiorem vel pedes quadruplicis muri, 
qui etiam fulcra aut Pelare vocantur, lapide ligneis truncis aut tignis inter¬ 
texto conflruere, fed quia ligna talia temporis injuria paullatim loco fuo 
emoveri comperti funt, & lic omne fuperinflruClum aedificium in obli¬ 
quum trahi & rimas ducere ; hinc hodie fulcra vel partes murorum infi¬ 
mas ex puro laxo conflruere exorfi funt. 

Quum muri ad altitudinem debitam educti funt, parietes nudi lignei 
altius adhuc & quidem ad 6 pedes circiter educuntur, ell modo contigna¬ 
tio vel camera quadrangula conflans vel ex afferibus vel ex tignis, vel ex 
lateritio lapide, vocatur Svecice Mafungskrantz live fertum aut corona for¬ 
nacis, illa includitur ejus area, five locus pro vena ferrea, excoctoribus & 
famulis, qui venam & carbones fubminillrant, & ignem liquationemque 
fervant perennem : Alii vero teliudine & opere fornicato ornant partem 
hanc fuperiorem, ut fcilicet famuli &minillri a tempedatibus & pluviis eo 
tutiores infuper poflint opus fuum peragere, relicte modo apertura im¬ 
mediate fuper ipfum focum, per quam fumus & volumina ignea in libe¬ 
rum aerem erumpant. 

Quod vero craflitiem dictorum murorum attinet, ab ipfa tignorum 
ferie ufque ad caminum vel cavitatem didantia aut craffities ell 9 vel 1 o 
pedum; cumque cavitas lata lit 6 pedes, hinc tota amplitudo fornacis vel 
latitudo cujuslibet lateris ab uno angulo ad alterum ell circiter 20 ad 26 

pedum. 

Jpfa itaque domus fornacis ell figurae quadrangulae, & tota conflat fa- 
xo, led muri qui exteriora fpeclant, a duabus partibus perpendiculares & 
integri funt; a duabus vero non integri fed rupti, & per obliquitatem quan- 
dam verfus focum dufti deorfum tendunt & inclinant. Una obliquitas eft 
ah illa parte, ubi follium machinae funt politae; ratio, quod inclinet hic mu- 
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rus, e/1, ut fcilicet libere po/lint moveri folles, perque trades & vecles com¬ 
mode deprimi & attolli; & fiftulae & canales ex follibus proten/i in me¬ 
dium focum intromitti, & ignis rite animari ac vento excitatus continuo 
foveri; hinc ni/i verfus interiora inclinet & qua/i retrahatur murus, non 
locus, erit machinis /piratoriis, nec vento in medium focum irrumpendi. 
Altera obliquitas in illo fornacis latere fa6la e/ 1 , ubi excoclor & famuli ejus 
labores exercent, fcorias e foco rutris extrahunt, & ferri liquamina emit¬ 
tunt, & volumen ferreum immiffis contis continuo fubigunt verfantque; 
terminanda enim omnino eft obliquitas muri circa ipfum focum; & quia 
comminus juxta ipfum focum opus peragendum e/1, hinc non aliter illuc 
perveniri pote/1, nili murus verfus ipfum focum oblique & modo dicio 
intret. 

Quod alias ipfam obliquitatem &muri verfus interiora inclinationem 
attinet, /ciendum e/1, quod ip/a inclinatio in media circiter fornace inci¬ 
piat, & /ic verfus focum paullatim tendat: fed inclinationis anguli & alti¬ 
tudines non femper iidem ubique funt, fed jam majores jam minores, hoc 
e/1, acutiores vel obtu/iores, & confequenter terminatur obliquitas, aut, ut 
modo dixi, inchoatur in mediae fornacis pariete vel pauliulum infra ; /i 
enim minor in refpeclu ad perpendiculum datur obliquitas, altius /urgere 
neceffim e/1 planum autfupercilium hoc obliquum, & eo majorem parie¬ 
tis partem occupari: at vero quo major fecundum perpendiculum e/1 ob¬ 
liquitas, /ive angulus obtu/ior, eo minus in altum furgit planum hoc in¬ 
clinatum, & minor parietis pars qua/i aufertur; unde etiam quibusdam in 
locis minor, in aliis vero major hujus muri inclinati altitudo e/1. Obfer- 
vavi angulum obliquationis hujus in quibusdam dari 40 graduum, unde 
etiam elevatius iit obliquitatis planum; in quibusdam vero 50 ad 60, adeo 
ut inclinationes varie differant. 

Prae/lat, quod planum hoc obliquum non /it altum, quodque angu¬ 
lus /it major & obtu/ior; ratio e/1, quia tunc non tam multa fornacis vel 
parietis pars occupatur & aufertur; inde enim attenuatur murus fornacis 
caminum circumdatus, hoc e/1, craffities muri & fpatium inter cavitatem 
& exteriora diminuitur. Quo enim a perpendiculo magis per obliquum 
accedit murus verius focum, & ad cavitatem approximat, eo minor e/1 
cra/lities muri, & confequenter eo minus igneae vi re/i/lere valet, vel im¬ 
pedire ne ignis rimas ducat & per continuum /luxum juncturas relaxet, 
fen/imque fornacem raram, hiantem &fatifcentem reddat; quo incafuvis 
ignis omnino debilitatur & confequenter lentius peragitur liquefaclio. 

Sed quia cra/lities murorum e /1 9 circiter pedum, hinc etiam tota ob¬ 
liquatio , vel ba/is aut horizontale obliquationis planum 'aequabit 9 vel 1 o 
pedes; & quia con/lrucla e/1 maxima pars aedificii a faxis, ne itaque per 
inclinationem talem corruat, vel pars haec obliqua & imminens labatur, 
lupponuntur validi/lima fulcimina ex ferro, quae muro utrinque inferta fuf- 
tinent pondus fuperinjedlum : ferrea haec fulcra variae longitudinis funt, 
prout /apra vel infra in muro aptantur, funt ad 12 & 17 pedum & cra/Ii- 
tie i,funtque forma triangulari; a quibus damplures, a quibusdam paucio¬ 
res fubjiciuntur; quo plures, eo validius. Hujus generis trabes ferreas vidi 
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numero 3 ad 9 vel 14, quibus murus fuperimminens incubuit, unde nulla 
ruina potuit timeri. Quo plura fulcra fubflernuntur, eo major obliqui¬ 
tas & minor plani obliqui altitudo elle potefl; nam ferreis his roboribus 
optime fudulciri poliunt. Vidi tamen fulcimina vel tigna ex ferro fufo 
conflantia ex pondere incumbenti incurvata, interdum etiam quum fer¬ 
rum indolis fragilioris fuerit, rupta. Aliquibus in locis, fed modo ubi 
pauperes lares lunt, plana haec inclinantia tignis arboreis fuftulciuntur; fed 
praeter quod facile ponderi fuperincumbentis muri cedant, ex flamma, quae 
continue ex foco eructatur &verfus fuperiora& laqueare pervolvitur, con¬ 
cipiunt ignem, ficque fulcris confumtis corruit tota domus & machina. 

Sed quia ex nuda deferiptione cujusdam aedificii nequicquam idea fa¬ 
tis evidens conflruclionis haberi potefl, hinc velim delineationem ejus ali- 
qualem fiflere. ABC Tab. I efl cavitas five caminus ipfius fornacis, in 
quem carbones & venae injiciuntur, five in quo liquatio peragitur. DMMD 
eil: murus intimus five cavitatiproximus, qui Kern-mur vel murus nuclearis 
vocatur. E E efl murus ei proximus conflans faxis vulgaribus grifeis, vel 
Svecice Graufien appellatis. FFFFefl locus inter muros, qui repletur 
glarea fcoriarum, lapillis & aliis id genus materiis. G G G efl muras ex¬ 
timus , quo tanquam parietibus includuntur reliqui, 8 c ne divaricentur, 
continentur, quique praecipue trabibus & faxis conflat. HH efl conca¬ 
meratio vel contignatio fuperior. P efl fulcrum, quod Pslare vocatur, 
quod fignificat columnam. II efl fundamentum quod faxis conflat. 
Qj-L c d obliquitas unius lateris, five quae efl fupra folles; fimilis obliqui¬ 
tas vel paries laqueatus alter efl, ubi excoclor cum famulis opus liquato¬ 
rium exercet, latus hoc vocatur Svecice Broeflet five pcclus : fulcimina, 
quibus fuflinetur laqueare hoc, non nifi tria hic apparent K efl fovea, in 
quam humor paullatim fe infinuat. L lamina quaedam ferrea fupra fove¬ 
am K repofita. N arena infliper accumulata. M laxum foci fundamen¬ 
tale. C locus, in quo colligitur ferrum liquatum, & ibi fecundum regulas 
fequentes coquitur. O O O efl locus fupra focum, qui quavis liquefaclio- 
nis vice vel amplior vel arctior redditur, & ita formatur, ut circumcirca 
verfus focum inclinet, & vena liquefa£ta per planum quoddam inclinatum 
inipfiflimum focum feratur, vocatur Svecice ofroerftetle five focus fuperior; 
ad altitudinem illam nufquam tamen pervenit liquamen, ut parietes hujus 
contingat. 

Olim fimplicioris confini £lionis fornaces fuerant; nec enim dimen- 
lio quaedam exacta cavitatis obfervata fuit, nec muri modo praedifto apta¬ 
ti, nec tanta eis fuit craflities neve altitudo ; fed aedificium totum rude Sc 
exiguum retulit plane conilruclionem ab Agricola antiquifque aliis deferi- 
ptam: minus etiam ferri indies obtinuerunt, confumta majore carbonum 
quantitate; poflea vero quum fingulo die, perflante liquatione, tributum 
quoddam certum regi prseflandum effet, 'majorislucri & emolumentigra¬ 
tia, ampliores faCli funt camini, folidiores parietes, & altiofes fornaces, fo~ 
cufque capacior Sc dimenfionis exactioris. 
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StruBura camini jive cavitatis , quce mediam 



Irca formationem cavitatis fornacis, live camini, multa exaditudo re* 



^ quiritur; inibi enim ignis eff, & vires luas in venam exercet, & lique- 
faftio ipfamet peragitur; nili jufla detur cavitati huic dimenfio, fcilicet de¬ 
bita amplitudo in loco ejusfuperiori, medio & inferiori, incaffiim laborant 
magiflri; notum enim ell, quod vires igneae augeantur vel diminuantur 
fecundum quantitatem live fecundum lpatium quod occupat volumen 
igneum; quo majus fpatium, quod ab igne repletur, live quo major quan¬ 
titas ignis, eo major ejus vis & effcdus; in candelae damma non tantus in¬ 
di calor, quantus in lirae lignea aut rogo accenfo, & lic confequenter. 
Quum ergo ignis gradus in quantitate ell, fequitur inde, quod ipfa dgura 
camini, in quo tenetur volumen ignis, multum contribuat ad liquefadio- 
nis operam; ubi cavitas ell major & amplior, ibi vires etiam ignis audio- 
res & liquefadio fortior. Quum itaque vena in caminum immiffa non lu- 
bito in liquorem folvenda lit, fed primum calederi & quali torreri, dein per 
gradus ignelcere, tum dein candefieri & ultimo fundi debeat, unde arte & 
indullria opus ell, ut omnia haec per gradus fuccedant. Ex continua ignis 
adione parietes etiam magis & magis calefiunt & ignefcunt, unde vis ac¬ 
cedit igni ex parietibus folis intenfiflima. 

Ex plebe metalhca, quae ab experientia tantum regulas fuas didicerat, 
& cum multis tam periculis quam damnis edocta ell, quae conflrudio al¬ 
teri lit praeferenda; aliqui caminum hunc vel cavitatem aridiorem reddi 
debere ftatuunt in parte fuperiore, & ampliorem in inferiore, led amplif- 
limum in medio; aliqui vero ardiorem illum in inferiore quam in fuperio¬ 
re. Differunt etiam circa jullam amplitudinis dimenlionem, de qua me¬ 
lius infra. Sed quod amplitudinem attinet, quam ventrem vocant, quia 
ventris figuram refert, omnes in eo conveniunt, ut in medio amplior lit, 
& ardior utrinque tam fupra quam infra; fed ufque adhuc differant ineo, 
quod amplitudo vel plane in medio iit, vel verius fuperiora vel verfus in¬ 
feriora propius; fed nefciunt oriri talem differentiam ab ipfa venarum in¬ 
dole ; aliam figuram vel amplitudinis litum requirit vena liilphure prae¬ 
gnans, aliam fulphuris inops; aliam quae facile lolvitur; aliam quae ignis 
multi patiens ell, antequam metallum a lapide ei inhaerenti feparari pollit: 
quumque caufam hanc ignorant, praeferunt ccece unam figuram alteri, & 
lic cum ipfa experientia hallucinantur. Conticere nec polium, quod ipli 
excodores nullam operam navent, quomodo conflruenda rite lit fornacis 
cavitas, fed tantummodo quomodo focus. Quum itaque ignis in foco lit 
inllar fcatebrae, ex qua calor & vis ignea verfus fuperiora erumpit, & to¬ 
tum volumen igneum in camino contentum animat; hinc nili iciant utri- 
ufque rationem, & focum cavitati analogum reddere, & contra, frullrafpe- 
ratur lucceffus operis liquatorii. 

Sciendum primo ell, quod ante 50 vel 100 annos in Svecia camini 


humiliores & quadranguli in ufu fuerint, prorfus ut adhuc in quibusdam 
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locis Germaniae ut & Sveciae; quidam enim morem antiquum 8 c patrum 
tanquam fanfhim hodie fervant; fed ut animadverterint, liquationem me¬ 
lius in rotundis fpatiis quam in quadratis peragi, hinc figura rotunda fere 
ubique recepta & quadrangulae praelata eft; unde etiam raro hodie vifun- 
tur camini, qui non a fummo ad imum integre rotundati iint. 

Quomodo vero formetur haec cavitas rotunda, ex delineatione vide¬ 
bis ; parant libi fcalam gradibus diftintftam fimilem Figurae H H H 11 , Tab. 
II, quae fecundum figuram & dimenfionem, quam impertiri volunt cami¬ 
no , in curvaturam flectitur. Locatur in medio five in ipfa linea centrali 
fornacis; pars ejus infima infpicata & praeferrata infidit faxofundamentali 
CD; pars ejus fuperior alligata eft arbori cuidam exinde porrecto, vel ju¬ 
go aut perticae longiori; unde BIID repraefentat axem, circum quem vo¬ 
lubilis & verfatilis eft fcala, & ad omnes muri interioris partes facile agi 
poteft, perque converiionem peripheriam & figuram camini debitam de- 
fcribere. Cum itaque educitur murus cavitati proximus aut nuclearis, ut 
appellatur, circumducitur jugiter fcala HHH, & fecundum illam forma¬ 
tur plane; nec inde eximitur, quam cum murus ab imo pede ad margi¬ 
nem ufque fit fubdudtus. 

Quod vero rationem attinet, quam habere debet fcala fiveipfamet 
cavitas, quae fecundum fcalae ducium & rotationem formatur, varia qui¬ 
dem efte folet; adeo ut fi latitudo fumma, quae in ventre efte folet, aequet 
4 partes, tales 3 habebit pars fuperior, 4 venter & 2 inferior; adeo ut ra¬ 
tio diametri, vel quod eodem recidit, circumferentiae erit ut 3,4, 2. Us¬ 
que tamen nihil refert, fi pars ima amplior adhuc reddatur & aequalis fupe- 
riori, quia nihilominus muro quodam novo inducenda & coarclanda eft, 
fciiicet ut focus cum cavitate fuperiore apte conjungatur, 8 c pauUatimftve 
oblique verius inferiora decrefcat. Plurima pars caminorum, quos luftra- 
re mihi contigit, fupra vel circa orificium, latitudinem 8 vel 9 ulnarum, 
circa ventrem 10 ad 12, infra vero 6 \ ad 7, in circumferentia habuerat: 
Dantur etiam minores five caminuli, qui nec tantam aperturam, nec al¬ 
vum tam latam p officient. 

Ut melius conftet, quae ratio f t convenientiflima, & quae dimenfto 
amplitudinum alteri praeferenda, rationes petere non volui ex priori & prae¬ 
ceptis geometricis, fed ex pofteriori five ab experimentis. Judicia, quae 
ferunt periti hujus artis, mera lunt experimenta &ex quotidiano opere pe¬ 
tita, unde nude rationes ex ore plebis metallicae deductas huc afferre volo; 
hujus enim loci & partis non eft conclufiones & regulas inde formare: 

Quod itaque primum attinet, ventrem five mediam cavitatem & ejus 
amplitudinem, quae circumferentiae efte folet load 12 ulnarum. Svecica- 
rum, in confiderationem venit 1. Si venter nimis amplus & diftincftus fit, 
tum repentina admodum exiftit partium mineralium lblutio & potius dif- 
ruptio & dilaceratio quam leparatio debita : ftatim enim ut illuc venit la¬ 
pis, liquitur & guttatim inde in focum defluit; maximus ibi eft calor & 
quafi centrum voluminis ignei, intenditur enim non modo ab igne, qui ex 
foco furfum quafi fpirat, fed etiam ab igne qui fupra premit; at praecipue 
abipfofuo volumine ampliflimo; quo enim major amplitudo vel quo 
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majus volumen igneum, aut quo capacior gurges igne repletur, eo inten- 
fior caloris gradus & violentior quali orcus. Quum itaque verne jamdum 
candefacta; in barathrum & voraginem illam metiantur, difcerp'tae ftatim 
defluunt, & confequenter crudae adhuc & a parte lapidea & alia noxiorein- 
feparatae focum ipfum & ferri liquamen contaminant; unde pars multa fer¬ 
ri ientefcit, inque fcorias & feces vertitur, ficque labor & ipes multa perit; 
ipfum etiam ferrum adhuc quafi immaturam & crudum exit, calor etiam 
focalis partim reflinguitur & reprimitur, & confequenter liquatio agrius 
& pigrius peragitur: unde periti excoctores non amant alvum hanc for¬ 
nacis amplam, quia alimenta fumta, ut dictum eft, non debite folvere& di¬ 
gerere poteft. 

Alia adhuc caufa eft, cur uterina pars cavitatis, quae venter vocatur, 
non ampliflima reddi debeat, quam etiam cum multo fiidore & labore edo¬ 
cti funt excoctores: quum latiflima in medio eft cavitas, non aliter fleri 
poteft, quam ut pars ejus inferior verfus focum Iit jufto obliquior; fo¬ 
cus enim non nili ii pedis latitudinem circiter sequat, & paries unus foci 
in linea fornacis centrali fitus eft; ventris vero diameter eit 4 fere pedum, 
hinc multae admodum obliquitatis erit murus inter focum & ventrem me¬ 
dius aut contiguus; adeo ut vena liquefacta in ipfum obliquum parietis 
planum omnis fere decidat; bra eft, ut a pariete primum excipiatur, quam, 
verfus focum inde deferri, & quafi fecundum obliquitatem diftam gliffare 
poffit. (Multam obliquitatem voco illam, quum multum obliquatur 8 c 
difcedit murus a linea perpendiculari, non vero ab horizontali, quod no¬ 
tandum eft.) Ferrum femel liquatum fic facile congelefcit aut denlatur, 
hoc eft, fluiditatis fuse primse motum & indolem amittit; ii itaque pariete 
nimis obliquo, (in refpectu ad perpendiculum) tanquamthalamo quodam 
exceptum ferrum liquidum aliquatenus retardetur, Ientefcit & in pariete 
haeret, ficque vifei & glutinis inftar pendet, nec in focum ftillat, nili tanta, 
liquaminis ferrei copia fit, nt pondere fuo nutans tanquam a devexo quo¬ 
dam clivo, fponte delabi poffit; exinde (equitur, quod ferrum reliquis me¬ 
tallis lentius & frigidius in focum liquamine ferri duidiffimo & calidiffimo 
repletum defluens caufam extemplo lucfe cuidam praebeat; exfultat illico 
tanquam aqua fervida in ahenis,ejectanturque fpumae nigricantes &flu6his. 
in cufpides & acumina terminati, intumet valde volumen, & fuper ipfius 
foci margines sefluat & expanditur, non aliter ac aqua fervida in cortinis; 
nigris fecibus orificium ventilatorium oppletur; recrementa ex foco de¬ 
tracta fufei admodum & ferruginei coloris funt, & multo marte referta. 
/Elius hic & luctatio ffiato tempore redire folet, non aliter ac febris frigi¬ 
da, fiatim enim ut tanta ferri moles in pariete collefta eft, ut verfus focum 
pondere fuo nutet, redit memoratus frigidus fervor: nifi excocior fciat 
tunc ductus hos compefcere, fcilicet recrementa ex foco detrahere, rutris 
& batillis uncis turgidum volumen continue agitare & fubigere, & feces 
circa aperturam venti confolidatas conto aut pertica difeutere, &du6hian- 
tis foci fuperficiem defpumare, tunc lenta quadam tenacique materia op- 
pleretur focus & obliiparentur orificia, & labor omnis operaque eludere¬ 
tur fpefque inanis redderetur, 
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Praeter allatas rationes etiam occurrit alia, quam etiam notam expe¬ 
rientia fecit. Ventus qui lurfum per totum caminum fubvolvitur, parie¬ 
tes radit & per Ipiralem fluxum verfus ipfam aperturam enititur, &iic jux¬ 
ta margines evolat; fi pars haec media cavitatis lata fit, & a linea perpen¬ 
diculari nimis obliquata , in latus hoc obliquum vel obvium impellit ven¬ 
tus, qui in medio luo curfu repercuflus vel refilit vel aliunde deflectitur, & 
hc tortuofo fed «quali flumine verfus fiiperiora volvitur. Cum ergo ven¬ 
tus in unam partem muri icilicet exftantem continue agat, non aliter fit, 
quam ut pars illa per continuam ignis & venti actionem pauilatim liquatur, 
& quafi exefa & corrofa magis magifque cavetur; & fic murus igni proxi¬ 
mus in illo loco non modo attenuatur, fed etiam inaequalis & difficilis inde 
exiltit liquationis opera, & in loco cavo colligitur multa pars ferri liquati 
& defluxi, & quafi fupercilium quoddam clivofi tramitis formatur, ibique 
lentefcit, & ferrum fic tenax fadtinn frigide in focum calidiffimum ruit; 
praeter quod muras finita operatione refarciendus fit. Hsc funt vitia & 
detrimenta, quae ex latitudine nimia ventris vel mediae cavitatis profluunt. 

_ Situs etiam ventris aptilllmus in fornace erit infra medietatem ejus.. 
Obfervandum enim eft, quod vena in caminum hunc immifla omnes calo¬ 
ris gradus pertraniire debeat, antequam in ignem vere liquatorium intro¬ 
mittitur ; hinc quum pars fuperior camini parietibus fere parallelis ad alti¬ 
tudinem aliqualem coniifl.it, in fuprema parte calefit lapis, dein magis ma¬ 
gifque & per gradus ignefcit, tum candefcit, & tandem inipfa cavitate ma¬ 
xima & in fpecu illa tanquam aveipi lblvitur, & undae aut imbris inflat in 
focum depluit; nili amplitudo illa maxima fit fub ipfa medietate, tot ignes 
non fubire poterit vena, quot ad juftam liquationem & feparationem de- 
fiderantur, unde locus ei defignatur aptifflmus fub media cavitatis cruce. 

Sed cavendum eft, ne maxima latitudo propius ad focum accedat, in¬ 
de enim exiftit obliquatio illa periculofa major, cujus mentio prius facta 
eft,& planum quoddam cavum & depreftiim, in quo haerebit ferrum & 
plurimum coacervabitur, antequam inde in focum derivetur. 

At vero fi amplitudo dicta fit fupra mediam cavitatis lineam, tunc ad 
fiimmum caloris gradum jufto citius filabitur vena, nec per incrementa 
jufta, prius praeparata illuc tandem pervenit, in guttas & pluviam quam¬ 
dam diflolvitur, antequam inde craffiora A maligna fulphura diffipata fint. 

Quod vero fuperiorem fornacis partem attinet, per quam pauilatim 
& temporis quadam mora fubfidet vena, antequam in voracem illam al¬ 
vum, quae omnia difcerpit, mergitur; illa fecundum regulas parietibus in¬ 
vicem parallelis ad aliqualem delapfum a fiimmo aperturae margine con- 
ftabit; muri inde paulilper recedent, &per obliquitatem & divaricatio- 
nem quandam diducti in loco prius defignato formabunt amplitudinem 
maximam. Obfervanda etiam circa hanc flve fuperiorem camini par¬ 
tem lunt: i. Quum paralleli funt parietes, quod ignis gradatim augeatur, 
quodque minimus fit juxta aperturam & antri orificium, quod dein incre- 
lcat magis & magis ; ignis enim tam fupra quam, infra operari incipit, 
& w venam lente defluentem agit; carbones etiam ignefcunt magis & 
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candidiores fiunt i unde calor momentis & augmentis juftis intra parietes 
parallelos crefcit, & confequenter vena per gradus calore imbuitur, dif- 
cufiis & abactis interea heterogeneis, fic tandem praeparata folvitur. At 
vero fi ftatim ab ipfa apertura clifcedant & oblique removeantur muri, in pri¬ 
ma via funditur & in guttas refolvitur lapis inhaerente adhuc fulphure.. 
2. Confideranda etiam venit indoles ipfiusmet venae, fi fulphure nimio 
crafiiori fcatet, tunc pars fuperior cavitatis cum parallelis parietibus longius 
defcendet, quam fi vena fulphure careat: fulphurata pars non nifi per 
ignem, quem calcinatorium vel aduftorium vocant, expellitur, nifi adufta f 
prius vena per varias quafi regiones & temperies caloris ad locum diftblu- 
tionis defcendat, vix pars illa fulphurea & maligna ejicitur, fed cum ferro 
unita totum ejus volumen confpurcat: hinc quo altior paries aut cami¬ 
nus diutius parallelus, eo melius abiguntur heterogenea fulphurea & 
phlogifton craflius. 

Quod alias ipfam aperturam vel introitum ad cavernam fornacis at¬ 
tinet, illa ab aliis amplior, ab aliis vero anguftior redditur: in quibusdam 
locis aequat diameter ejus non nifi 3 pedes, in quibusdam vero 6; fi an- 
guftae nimis fint fauces, quae ad alvum ducunt, eo minor vis ignis & de¬ 
bilior ejus aclio in venas ; ventus in ipfa cavitate praeclufus non tam fe- 
ftine evolat, & prunas fuperficiebus fuis & favillis fpoliat, & candorem 
eis inducit; unde minoris ignis gratia opus fuforium lente peragitur. Si 
vero orificium hoc aut hiatus nimis panditur, tunc ventus, qui eft lique- 
factionis anima, in liberum aerem per os apertilfimum jufio citius exha¬ 
lat, & fine debita in venas aedone evolat; exinde fequitur, quod ex multa 
latitudine orificii carbones accenfi nimio calore fine debita in venas effi¬ 
cacia refolvantur ; quodque ferrum nimis cito liquidum facium fecum 
ferat & in finu recondat fcorias, quibus liberari in foco necquicquam po- 
teft; ibi enim fruftra excoquitur vitium & inutilis humor, unde medio ibis 
tutiffimus, ut lcilicet apertura nec lata nec angufta nimis fit. 

Quum aliquoties in una fornace liquationes fiunt, temporis fucces- 
fu fponte fua dilatari videmus dictas aperturas; ampliatam vidi diame¬ 
tron ejus circiter ad unum pedem, ut & figuram orificii rotundam in 
ovalem convertam, quod partim ex continuo ignis fluxu fuboriri potuit; 
lambit enim & continue terit flamma & ventus, unde etiam parietes fu- 
periores vitri & marmoris infiar politi apparent; partim etiam ex vento, 
qui copiofe in tantum ignis barathrum per fiftulas follium intrufus in mi- 
menfum dilatatur, &fic dilatatus parietes praecipue fuperiores diftendit 
& rumpit. Ipfa etiam apertura fuperior ampliatur facile, fi modo murus 
extimus aliquantifper fatifeat; ut fi trabes, quibus continetur, in curvatu¬ 
ram quandam Acciantur, vel loco aliquantifper removeantur, flatim lo¬ 
cus relinquitur muris interioribus a centro five cavitate fua recedendi, 
quod eo facilius fit , fi etiam ignis & ventus cavitati inclufus valide im¬ 
pellat. 

Quod autem partem inferiorem five foco proximam attinet, noq, 
multum refert, fi illa vel amplior vel anguftior fit; contrahendus enim ni- 
hilQminus eft, & novo murulo, qui focus fuperior vel oefwerjlelle voca-. 
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tur, de quo melius infra, obducendus, & fic ardior & contiguus redden¬ 
dus cum foco & ventre. Hinc li principio formatipnis vel lata vel angu- 
da fit pars illa, nihil refert, modo obfervetur illa dimenfio, ut murus ca¬ 
vitati proximus ab ima fui parte ad fupremam feu tota ejus compages non 
multum a centro gravium recedat, quin una pars alteri rite & fecundum 
regulas incumbat. 

Fundamentum ipjiusfoci. 

p\E cavea fub fundamento foci aut fornacis efFolTa, prius aliqualiter di- 
■ ftum eft; in foveam illam colligitur omnis humor & fenfim furtim- 
que irreptat ; percoecos enim meatus verfus ipfum calorem, tanquam 
ailedus, facili vena fe inlinuat; talis collectus humor in vapores dilpandi- 
tur & per ddulas canalium lurfum expellitur. Fovea dicta longitudinem, 
quam ipfe focus, habere folet, altitudinem non nili palma; aut pugni, fed 
latitudinem pedis, quo humidior locus eo amplior erit; amplitudo eft me¬ 
dia, li in cuniculum hunc brachium immitti podit, & recrementa, fi quae 
lint, extrahi; locus enim hic cavus quavis hquationis vice ab omni fedi- 
niento & illuvie cradiore purgari debet, & eximendum quicquid evapora¬ 
tioni remorae ede pollit. Solum hujus cuniculi Verfus anteriora declive 
ede debet, live ad ora aut capita canalium inde exeuntium, per quos hu¬ 
mor vaporofus exhalabit. Cella haec circummunitur lapide aut fcoriis 
eledis, qualiter repraefentatur per Z Tab. I. Tegitur infuper menfa aut 
braftea cradiore ferrea, quae formae quadratae ed, lateris 2 \ pedum, cradi- 
tiei 4 vel 5 pollicum, & ponderis 800 fere librarum live 2 pondo nautico¬ 
rum. Ferrum hoc undiquaque circumlinitur argilla, ne ullibi rima pateat 
aut commidiira, per quam vapor in arenam fuperiorem clandedine fe re- 
cigiat. Aliqui loco ferri eligunt laxum etiam quadratum & cradiim, quo 
foveam didam operiunt, commiduris luto optime confolidatis. Infuper 
ruunt arenam, & illam circumcirca ad omnes partes & angulos dernunt; 
ut fcilicet eo minus pateat vapori exitus, nili per dphonem ex caverna di- 
da prodeuntem; luper clivum hunc arenarium adaequatum, qui altitudi¬ 
nis i vel | pedis folet ede, collocant laxum grandius ex ipfo monte excifum 
aut effractum, & litera E defignatum: fundamentale hoc foci laxum cradi- 
tiem | vel 1 pedis aequabit, & formam vel quadratam vel aliam habebit, 
quamcunque eis fors impredit, longitudinis aut latitudinis 5 pedum, fcili¬ 
cet ut integre occupet & impleat fundum, cui foci parietes infident. te¬ 
nus lapidis ad hunc ufum eligitur vel arenarium vel etiam calcarium, vel 
aliud, quod ignem vel volumen ferri liquidum per plures feptimanas illae- 
lum pati valeat. Ineptum foco ed faxum recenter ex monte edradum, 
quia uvidum ed, & in intimis libris aquam recondit, quae premente igne 
non aliunde nid per iplum ferri candentis volumen erumpere nititur, & 
confequenter calorem reprimit, 8 c frigido quodam vapore duiditatem fer¬ 
ri lidere conatur, & lic torporem foco ingratum inducit. Illum in dnem 
laxa hujus generis aedui 1'olari per tempus exponenda funt, ut humor la¬ 
tens paullatim exiudet; vel etiam terga aut latera ejus igni focali obver- 
Cla/Jis I. defervo . E tenda 
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fendafunt; docuit experientia, quod faxa hujus generis majora, ufibus 
his deftinata, melius arefcant, ii juxta focum quendam, fed ad aliqualemdi- 
ftantiam diu & per integri anni tempus teneantur; repentina flceatio par¬ 
tes humidas non expellit, fed in arcium & quali in carcerem cogit, e quo 
erumpunt, ut primum urget violentus calor; quod interdum tanta cum vi 
neri folet, ut ipla faxi compages limul in partes difrumpatur. 

Circa omnia latera hujus laxi fundamentalis accumulatur arena mixta 
cum argilla, quae mixtura accedente igne valide incruftatur& confolidatur: 
omnes junflurae liino fic forinfecus obliniendae funt, ne humor per fpira- 
cula, meatufque hiulcos & cuniculos patulos in ipfurn volumen ferri for- 
taflis fe proripiat. Experiuntur quotidie hujus artis magillri, quod mi¬ 
nimus humor laxis inclufus, velclandelline in arenam receptus, plus damni 
adferat liquori terreo in foco contento, quam li flumen aquae ad imum la¬ 
xi aut laminae ferreae latus continuo impelleret. Ima pars ferri vel lapidis 
calefacta repellit vapores, fed vapor inclufus non aliunde exitum quaerit, 
quam verfus ipfurn ignem li ve ubi calor eft intenliflimus : ubi enim ignis 
eft maximus, ibi etiam patentiores funtpori,inquosfeinlinuat humor, for- 
taflis etiam textura ductuum illa eft, ut contraria via nullatenus ferri poffit, 
hinc quia humor inclufus multum noxae infert volumini ferreo focali & ipfl 
liquationis operi, cavetur quam fedulo, ne pateat ullibi vaporibus via ver¬ 
ius interiora, & multo minus verfus ipla foci penetralia. 


Focus & ejus conjlruBio. 

OUper diditum faxum fundamentale eriguntur tres ejusdem generis lapi- 
C* des, tales fcilicet, qui igni non cedunt; hi IjpatiumflguraE oblongae a tri¬ 
bus partibus includunt; Ijpatium hoc efl ipflflimus focus, qui Svecice vo¬ 
catur St e Ile. Bini fecundum longitudinem erecti vocantur Stelflenar live 
lapides laterales, unus vero fecundum latitudinem claudit latus transverfa- 
le : his tribus ita locatis circumcirca funditur & tumulatur arena, quae jun¬ 
cturas & aperturas omnes ftipet; & adhuc magis, cum dicta arena in vi¬ 
trum abit urgente calore vehementiflimo, tunc nullis non rimis fe appli¬ 
cat , & imam partem cum faxo fundamentali tanquam glutinis cujusdam 
auxilio conjungit <Sc flxat,& focum reddit ubique contiguum, adeo ut unda 
ferrea nullibi extra focum elabi, nec humor ex arena , fi forte madefacta 
fuerit, tam facile in focum fe proripere poflit. Praeterea accumulatur are¬ 
na, quaoppletur locus inter focum & murum fornacis intermedius, ne fci¬ 
licet quicquam inane iit; neve paries ex incumbentis voluminis ferrei 

E ondere elocofuo moveatur, & confequenter rimas ducat, & fatifcat. 

apides laterales longitudinem & craflitiem \ pedis habere folent; erunt 
vel ex genere arenario vel ex fciflili, vel etiam ex calcario, modo ignis vio¬ 
lentia non domari poflint. Iple focus eft figurae oblongae, longus 3 ad 3- 
pedes, latus 1 \ ad ij, altus |, capax 6 vel 7 pondo nauticorum live 3600 jk 
Summa excodtoris ars & peritia conliflit in jufta formatione & di- 
menfione foci; nili debitam & mutuam inter fe rationem altitudo ejus Sc 
latitudo & vice verfa fortiatur, nullus in operatione fuforia fucceflus, nec 
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tillum lucrum, fperari poted; hinc etiam magidri hujus artis fcalas vel di- 
pites ad unguem feflos fervant, quibus climenilones divtee incide & in- 
fculptae funt, ad quarum incifuras latera & omnes parietum rationes exa- 
cliilime aptant; ii obliquitates qusedam vel orificiis vel parietibus dandae 
funt, metiuntur illas per digitos vel palmas fuppofitas, per aquam fluen¬ 
tem, perque artificia alia viliora & vulgaria. Focus eiltanquam calor vitalis 
vel cordis locus, ventus & orificia fpiritalia repraefentare poffunt pulmones 
& animam; minima in foco labes vel minimus morbus per totum cami¬ 
num flve in integro corpore illico fentitur; aegrotat flatim totum lique- 
faclionis opus, cum aegrotat cfuafi focus, nec ulla folutio partium metalli¬ 
carum five digeflio alimentorum debita fufficitur; caminus five ejus al¬ 
vus non plus recipit, quam admittere vult focus. Exinde fequitur, fi per 
latentes meatus in foci fundum iniinuat fe vapor, quod illico lentius fiat 
liquamen ferri in foco, & confequenter lentior liquaminis dicli coclio aut 
digeflio, nec calor ejus vitalis fufficit, ut volumen ferri magnum teneatur 
fluidum, utque lapidea a metallicis debite fecernan^ur; unde, talis focus 
multam venae copiam refpuit. 

Quod ergo amplitudinem vel capacitatem minorem majoremquefoci 
attinet, ex prvdiciis videretur confequi, capaciorem focum plus caloris 
fovere & fufficere polfe, & fluidius tenere volumen ferri, quam focum mi¬ 
noris fpatii. Fornaces veterum fed jam antiquatae minores hodiernis 
fuerant, & foci illarum non nili 2 pondo nauticorum capaces; unde 
etiam nec nifi tertiam ferri liquati partem per diem fuppeditarunt, quam 
hodie: ratio efl, quia ex parietibus faxeis, qui tam angufhim fpatium in¬ 
cludunt, frigidum quid jugiter exfpirat, quod ferri volumen eo facilius 
pervadit & penetrat, quo minus & tenuius efl; eique non modo torporem 
quendam inducit, fed ita refrigerat, ut fundo & parietibus inhvrefcat fer¬ 
rum tenax & pars recrementorum indurata, quae cum inde excuti non 
potefl, adhuc magis anguflatur & coarClatur foci fpatium; dum tandem 
volumen totum tenacefcat, & lentum liquamen occupet & plane praeclu¬ 
dat focum: cumque tale frigus ipfum cor pervaferit, nulla amplius fuper- 
efl vita, fed liquationis opus exflinguitur: hinc meliores videntur ede 
foci capaces; dantur etiam qui 1 o ad 12 pondo nautica liquaminis ferri 
capere poflint, fcilicetubi tormenta majora bellica funduntur, ibi enim 
tantum ferri in foco colligendum efl, quantum requirit moles tormenti; 
fed ibi plerumque funt fornaces duplicatae, & fimiliter foci bini, unus fci- 
licet prope alterum, tanquam jugales; liquamen enim in utrisque focis col¬ 
lectum ad conflationem unius tormenti fimul emittendum efl. Hoc ideo 
volui adducere, ut notum fit, focos etiam ampliffimos dari, qui duplam 
quantitatem liquaminis continere poflint. Sed de emolumentis & damnis» 
quae ex ampliatis his focis proveniunt, videbis alias. 

Sed fi fpes incrementi & fuccefliis liquationis confidat in foci di» 
menfione & in fpatio ejus capaciori vel majori, facile ei dari potuiffet fi¬ 
gura, quae capacifiima edet, & plurimum fpatii includeret, ut fcilicet ro¬ 
tunda , ovalis aut quadrata; primo quidem intuitu ex prae dicli s videretur 
felicior tunc datus tam in foco quam ubique in camino; fed nihilominus 
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nullam aliam figuram admittere volunt periti coctores, quam oblongam , 
fcilicet ut longitudo fit dupla latitudinis, & latitudo dupla fere altitudinis, 
aliam & ei diverfam plane rejiciunt. Rationes in promptu funt, quae con¬ 
trarium fuadent, nimirum i. Si figura foci elfet rotunda vel quadrata, ven¬ 
tus ad oppofitum ejus latus non adigi & urgeri potuiffet: nares aut cana¬ 
les follium faxo longiori foci five laterali uni, quod Sidjlen vocatur, incu¬ 
bant, & ita applicantur, ut ab illis oblique feratur ventus in parietem op¬ 
pofitum, e quo repercuffus, fuperficiem voluminis ferrei radit, ut motiim 
quendam aut undulationem ciat, antequam inde in fublime feratur. Si 
figura effet quadrata, ovalis aut rotunda, nequicquam, licet violentiffi- 
mus effet flatus, ad oppofitum latus adigeretur, fed in via intumefcens & 
tanquam anhelans in altum fine mora tolleretur; aliter vero fi in oppofi- 
tam partem eniti potuiflet, ex illo enim in volumen ferri refiliret, inque 
orbem ageretur, antequam evolaret; nifi hoc fieret, non excoqueretur ju- 
fte ferrum, nec fcorix fupranatantes leviores a metallo fecernerentur; nec 
ventus per caminum aequaliter diipergeretur, & fpiraliter auferretur; un¬ 
de latitudo foci dimidia longitudinis eff, & ipatium, quod percurret ven¬ 
tus, vi ejus proportionatum. 2. Purgandus etiam eff fepenumero focus, 
& recrementa fundo & parietibus affixa difcutienda aut elevanda funt; & 
volumen ferri liquidum rutris & ferramentis incurvis verfandum & fubi- 
gendum eff, quod in foco oblongo commode peragi poteif, non vero in 
rotundo & quadrato, latera enim legenda & fricanda funt; fi fpatium fit 
quadratum, multum opus foret contum obliquare, & illum finiftrorlum 
& dextrorfum agere, & fic angulos omnes fcrutari & radere, & affixas fae¬ 
ces in altum levare, & dein extra focum educere. 3. Si nimis fpatiofus 
effet focus, juflo violentius aefluaret & ferveret inibi ferrum, parsque mul¬ 
ta nimii aeftus & caloris gratia vel in fcorias converteretur vel plane com¬ 
bureretur ; parietes etiam foci nimia ignis vehementia perrumperentur 
& liquefcerent, quibus perruptis & liquatis ad latera vel in profundum 
abiret pars multa ferri, & in molem ingentem coacervaretur. Hae funt 
caufae, cur foco imprimitur figura oblonga, non vero quadrata aut rotun¬ 
da, quae licet plus fpatii occupat & plus caloris fufficit, usque tamen ob ra¬ 
tiones allatas detrimento operi liquefaCtorio eff ; unde nec latum un¬ 
guem recedunt excoctores a menfura, quam a parente luo vel a magifiro 
alio aut ab ipfa experientia didicerant. 

Focus vero non conflruitur in media fornace, hoc eff, ut perpendi¬ 
cularis per cavitatem demiffa linea in centrum ipfius foci decidat, fed in 
parietem foci, in quo follium nares lunt repofitae, vel ubi eff orificium fpi- 
rans; unde a linea centrali aliquantum ad unum latus removetur focus ; 
prout ABC eff perpendiculum, lapis qui parietem foci conflituit eff C; 
pondus ab B per lineam centralem delapfum recidit vel in parietem C 
vel non procul abinde: rationem addunt, fcilicet ut ventus per nares fol¬ 
lium emiffiis eo melius ad latus oppofitum pertingat, & inde rejectus per 
fuperficiem ferri liquidi circulet, & fic tanquam e centro fiirfum diffipe- 
tur. Nili flaminis hsec origo in centro effet, volumen liquati ferri juxta 
ventum etiam frigefceret, quod non fit in centrali cavitatis linea. Alii 
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vero removent aliquantifper hunc lapidem a centro, quum fcilicet vena' 
per fe fluidiflima fit, nec facile ab afflatu frigido indurefcat aut tenacefcat. 

Focus hic liquatorius jam modo conflat tribus parietibus, quibus fpa- 
tium ejus includitur, quartus oppolitum tertio transverfali tenebit locum; 
eft tantum obex aut ferrum multae molis; gaudet altitudine ~ pedis, lon¬ 
gitudine ii, pondere 400 librarum fere, vocaturSvecice Damm: parshvec 
anterior foci vel introitus praeftruitur ponderofo ficclauftro, quod ponde¬ 
re fuo immotum manet. In quibusdam locis apponitur faxum adhuc ma¬ 
joris craffitiei «St molis : humilior eft obex parietibus reliquis foci, ut fcili¬ 
cet fcoriae volumen ferreum operientes infuper emitti «St fine remora ex¬ 
trahi .vel fponte effluere poflint; non enim emittuntur, nili ad fupremam 
parietum focalium oram prius emerferint; ad latus ejus dextrum relifla 
eft apertura, five inter parietem & hunc obicem interftitium palmae latitu¬ 
dinem fere aequans, per quod ipfum ferri liquamen emittitur. Ita ergo 
aptandus elf dicfus obex, ut ad latus ejus effluere poftit ferri liquor in foco 
contentus, fupra vero recrementa ferro innatantia. 

Quod aperturam hanc lateralem attinet, quae vocatur Stickhokl vel Jern- 
hohl , & per quam forem emanabit liquamen ferri per aliquot horas 111 fo¬ 
co colleclum; illa obturatur arena argillacea, quae per violentiam ignis in- 
durefcit «St omnem exitum praeftruit* nec nili contis adactis excuti «St fic vo¬ 
lumini ferreo erumpendo via praeberi poteft; extra ruunt arense cumu¬ 
lum, ne obturamentum hoc argillaceum incumbente ferri pondere remo¬ 
veatur loco & expellatur : fi apertura obftiparetur tantum fabulo, illud 
ignis violentia vitrefceret plane & exitum omnem praecluderet, hinc etiam 
argilla ei admilcetur. Quoties emittendum eft ferrum, adigitur validis 
mallei ictibus contus, cujus ope argilla perforatur & excutitur, qua excuf- 
Ja fluminis inftar emanat liquidum-ferrum, quo peracto, argillacea radis 
mafta iterum inleritur, adjecta etiam parte carbonum pulvenfatorum, ac¬ 
cumulata dein forinfecus arena. 

Recrementa vero e foco fuper obicem dictum derivantur, & data 
apertura fponte effluunt; cumque flumen fiftendum eft, denegandus ulte¬ 
rior exitus, verfus labra e foco protrahuntur prunae, &fuperinj icitur arena 
cum parte pulveris carbonum, adjectis etiam fcoriis pulveratis; aliquibus 
in locis nullae ex foco prunae prius extrahuntur, fed pulvere carbonario op- 
pletur foramen, proje&is infuper arena & recrementis contufis. bene hu- 
midis; facile fiftitur recrementorum effluxus, nam fuperfleiem voluminis 
ferrei tenent, nec fecundum altitudinem multam premunt. Extra forem 
hanc coacervata jacet faburra cum alius generis pulvere, in formam tumuli 
aut acclivis foli, fecundum quod lente «St tenaci flumine labitur pars faecu¬ 
lenta foci: poteftque major aut minor pars recrementorum fecundum li¬ 
bitum emitti, fi modo magis aut minus patefiat & pandatur apertura. 

Clauftrum aut repagulum hoc non applicatur foco, nifi 4to vel 5to 
die poft inchoatam liquationis operam. Primis enim diebus, cum in fo¬ 
cum frigidum defluit vena liquefafta, parietibus «St faxis adhuc frigidis & 
fortafle humidis adhaeret, & cum fundo foci ita unitur, ut nifi ferramentis 
& rutris continuo divellatur, periculum erit, ne praecludatur plane focus , 
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vel ei ita cohsereat, ut dein nequicquam effringi poffit; hinc loco clauftrl 
diffti prarilruitur cumulo arense, qua eruptio ferri arcetur. Et quia conti¬ 
nuus, ut dictum eff, per primos dies labor erit in foco, & operator omnem 
angulum conto aut ferro fuo rimabitur, & quicquid obvium eff, emove¬ 
bit, non tam facile huc & illuc agi potuiffet ferrum, & foco affixa recremen¬ 
ta excuti, fi obex affor et; ne itaque impedimento fit, non nifi qto vel 5to 
die applicatur, qui dein non tantum ratione molis luae loco immotus ma¬ 
net, led arena fubjecla & in vitrum verfa cum laxo inferiori & laterali fini- 
ftro firme confolidatur. 

Apertura camini anterior & ItraBeaferrea 

<pua occluditur. 

Q Uum conffruitur fornax, in parte anteriore relinquitur apertura latis 
ampla, per quam operator incurvato corpore commode intrare pol- 
iit, & focum inibi aptare, & delapfum caminum reficere, ubi quid reficien¬ 
dum eff. Appofito clauffro dicio aut obice adhuc remanet apertura prse- 
dicla patens fcilicet fupra obicem; haec munitur & clauditur janua vel teg¬ 
mine quodam ferreo, praeter intercapedinem exiguam infra five verfus 
obicem, per quam emittuntur lcoriae, & ferramenta, quibus focus deter¬ 
gendus & purgandus eff, inferuntur. Tegmen vel janua haec vocatur 
Timp, conftatque ferro fufo, aliis in locis faxo; eftque altitudinis 3 ad 3; 
pedum ; eftque diffantia inter imum hujus marginem & oram obicis fu- 
premam \ pedis : janua haec incubat binis fulcris lapideis utrinque fuppo- 
fitis. Ratio cur apertura talis formetur, & ferri quadam janua praecluda¬ 
tur, eff, quia finito liquationis opere non modo venae refiduae partim liqua¬ 
ta, partim combuftae una cum prunis e camino educenda fint, fed etiam 
ipfemet focus cum maffa ferri rudi & indigefta, qua Klot appellatur, & 
qua fundum lateraque foci undiquaque oblidere folet; hac contis & ve¬ 
hibus elevanda & e foco vi brachiorum educenda eff; quod fieri nequi¬ 
ret, nifi in caminum ab una parte introitus pateret; ipli etiam muri cavi¬ 
tatis vel camini interiores quavis liquefaflionis vice renovandi & reficien¬ 
di funt; hinc per diclam aperturam intromittitur operator. Accedit 
etiam alia ratio, fcilicet, quod excoclor eo melius in focum immittere con¬ 
tum, & illum circumcirca tam in latus quam in profundum agere, & omnia 
loca tam proxima & anteriora follicitare poffit, fi tenuis quaedam lamina 
adimpofita fit, non ita fi craffior interjeci tis fit murus. 

Alias ferrea haec braclea ab ignis violentia candefcere folet; lique al¬ 
luit ferrum fulphure fcatens, illud corroditur, & adjuvante calore intenfif- 
fimo confumitur, quod ter, quater vel decies una eademque vice liquatio¬ 
nis accidere folet; at vero fi immunis confervetur a flamma lulphuris,hoc 
eff, fi vena fulphuris ad oppofitam camini partem immiffa defluat, diu ad¬ 
modum integra manet. 


Locus 
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Locus in camino Jupra focum , qui focus 
fuperior vocatur. 

pAfs muri interioris, quae immediate fupra focum efi, vocatur Svecice 
oefwerftelle live focus fuperior; defcendit enim a cavitate ventris ver- 
fus parietes foci continuo quodam nexu live muro; & quia murus pri¬ 
mum eductus contigua ferie non cohaeret cum foci parietibus, hinc no¬ 
vus quidam fuperinducitur, &tanquam induiio aut tunica quadam intrin- 
fecus invehitur; hoc fit ad illam altitudinem in camino, ad quam vir faxo 
fundamentali plantis infifiens exporreclis fuper caput brachiis manumpo- 
teft extendere, hoc efi, ad 4 ulnarum altitudinem fupra focum. Murus 
hic duplicatus vel focus fuperior, ut appellatur, conficitur ex lapide, qui 
igni bene refifiit, partim etiam ex fcoriis electis, cum argilla & arena be¬ 
ne conglutinatis : Reprsefentatur hic murus litera OOO Fig. 1. Nili 
enim murus per talem loricationem redderetur cum foco contiguus, ma¬ 
xima pars vense deflueret circumcirca foci parietes; necquicquam fecun¬ 
dum parietes quosdam obliquos & contiguos muri in focum directe de¬ 
rivaretur. 

Obfervandum efi, quod murus hic live lorica muri interioris tam 
alte exftruenda fit, quantum fieri poflit: nifi enim alte educatur murus 
hic, obliquitas quaedam minor exiftit, fcilicet, quae non fatis perpendicu- 
lariter tendat a ventre verius focum, fed planum quoddam minus acclive 
omnem venae liquefacte imbrem excipiet, & quali in finu aut convalle 
quadam retinebit, nec in focum demittet, quam cum vallis illa liquamine 
venae repleta fuerit, dumque fpontaneo nifu verfus focum & inferiora 
tendat; hinc multum refert, qualis formetur obliquitas, & ad quam alti¬ 
tudinem conllruatur murus hic, quem loricam quandam appellare licet. 
Quo enim altius educitur, eo perpendicularior efi, & eo melius fecun¬ 
dum perpendiculum manat liquor ferreus in focum, nec ullibi retardatur 
& fubfidet. 

Quoties e novo inchoanda efi liquatio, diruitur focus hic fuperior 
five omnis loricatio, & nova loco ejus luperinducitur, adeo ut focus uter¬ 
que quavis liquationis vice e novo parandus fit; focus enim inferior ex- 
cuti omnino debet, nihil nifi rudera luperfunt, & utrinque a ferro crudo 
ita ftipatur, ut ferrum inde divelli nequeat, nili fequatur focus; qui laepe 
in media ferri mafia coloris albi infertus & quali inclufus apparet; pariter 
etiam focus fuperior, qui partim incruftatus materia lcoriacea, partim etiam 
ferruginea, partim exefushinc &inde dehifcit, & fic inaequalis redditus di¬ 
rimendus omnino efi, & novus loco ejus, quum iterum integrabitur opus 5 
priori fimilis confiruendus. 

Folles £? ventus . 

CUpervacaneum efi confiruftionem & ipfam fabricam follium hic tra- 
° dere; non modo a lcopo & meta tunc aberrarem, fed etiam illud, quod 
prius & fiepius a multis aciam efi, agerem : Satis efi indicalfe, folles ex 

ligna 
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ligno abiegno cralfo formari, & tabulata illorum fuperiora a binis denti¬ 
bus in cycloidalem figuram incurvatis, quae alarum fpeciem referunt & 
ex trabe per rotam aquaticam circumacta prominent, comprimi, & dein 
a caplis binis fufpenfis, quae laxis onuftaevecftium inftar funt, attolli; &rur- 
fus per trudes dictas deprimi & a tollonibus elevari, licque alternarim fur- 
fum & deorfum mechanifmo vulgari ferri. 

Hodie parantur folles fpatiofiores & majores illis qui olimin ufufue¬ 
rant: quo enim amplior caminus & capacior fornax, eo copia major ven¬ 
ti requiritur, & confequenter eo capaciores erunt folles, adeo ut ratio fol¬ 
lium inftar caminorum elfe debeat. Et quia fornaces veterum minores 
fuerant, hinc etiam non modo exiguiores folles olim ulitati funt, fed etiam 
coreacei, hodie vero ampliata fornacum cavitate, ampliati etiam funt fol¬ 
les, & lignei pro coreaceis in ufu funt. Olim multa latitudine gaudebant 
folles, fed qui nihilominus erant capaces, at hodie praeferuntur longiores; 
hi quamvis ejusdem capacitatis cum latis & brevibus fmt, usque tamen 
ufum inligniorem pradiant; nam non modo auras copiofe attrahunt, fed 
etiam facilius per nares emittunt, «St vi quali fortiore mechanica ad parie¬ 
tem foci oppolitum trudunt. 

Quod alias dimenlionem follium hodiernam attinet, videatur Tab.IIF 
cli longitudo tabulati luperioris i z\ pedum , live ad locum in follibus, 
ubi canales aut liphones ferrei ex ligno exeunt, 14 pedum: altitudo partis 
polierioris live tabulati a tergo, quod quavis fpirationis & tractionis vice 
elevatur & deprimitur, 3* pedum; huic tabulato exigua quoque curvatu¬ 
ra datur, ut lcilicet fecundum axem eo melius agi, hoc elt, levari & furfum 
ferri polfit: latitudo partis inferioris elf 44 pedum, partis anterioris 3! 
pedum ; live fecundum figuram, ubi AB aequat I2| pedes, AD= 14. 
AC = 3^ BF = i~. Latitudo partis inferioris circa B vel quod includit 
MN = 2i. Latitudo partis anterioris circa B vel OP = 3^ pedd. Qui¬ 
busdam in locis etiam hodie, prout olim, funt eorum longitudines mino¬ 
res ; fed hic filhmtur folles maximae' dimenlionis. Canales folliculares 
live nares ex follibus prodeuntes Ipiritales longitudinem 4 pedum aequant, 
fed ex follibus tantum 34 exllant, adeo ut pars \ pedis capiti follis inferta 
teneatur. Diameter foraminis unius naris aequat 3 digitos: Canales con¬ 
fiant bractea ferri fatis valida bene complicata, cavetur ne ullibi per du¬ 
ctam rimam halitus quidam elabatur. Portula, per quam attrahitur ven¬ 
tus five labrum tractorium, longa eft ii pedem, lata 1; foramen circa OP 
in ligno follis excavatum, quod verfus canalem velfifiulam ferream ducit, 
altitudinis eft § pedis, latitudinis §; per obliquum tendit canalis, & in via 
paullatim angultatur. Lignum ubi canales ferrei penitus fe recondunt, fi¬ 
ve unde prodeunt, latitudinis eft 1 pedis, altitudinis i|, & fic porro. Dens 
five trudes, cujus ope deprimitur tabulatum fuperius follis, Svecice voca¬ 
tur Kami five pecten, aut ala pectinata figurae cycloidalis eft: juxta ipfam 
trabem, cui infixa eft, in curvaturam quandam circularem flectitur, & dein 
in cunei formam per flexuram lentam abit, licque in apicem fed obtufum 
terminatur, eltque longitudinis i| pedis, latitudinis 1-'. Quod fabricam 
follium attinet, obfervabit bene artifex, ut parietes iliorum interiores ad¬ 
modum 
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modum laevigati, & tanquam torno rafi & unguine illiti fint, ne fcilieet 
quicquam obftet, quin motus fuos reciprocos facile agant. Lignum abie¬ 
gnum eligitur maturum, quod in tabulas crafliores fecabitur; tabulae fic fif- 
lae ad ignem vel fblis vel foci diu prius iiccandae funt, quo enim iiccius, eo 
ad hunc ufum aptius. Regula etiam communis e 11 , quod folles ponderoli 
meliores iint levibus ; hinc etiam ex tabulis craflioribus conficiuntur ; ta¬ 
bulatum enim fuperius vi multa peclinis truditur, hinc nili pondere fuo 
valeat, inflexum facile vi preflionis cedit, & vento aliunde quam per nares 
erumpendi locum dat. 

Principio operationis liquatoria non tanta vis & copia venti requiri¬ 
tur, ac dein in proceflli operis: antequam parietes camini debitum ignem 
receperint, nimii & repentini caloris impatientes funt: fi enim ventus 
multum ignis excitaret, frigido adhuc permanente muro, tunc vel rumpe¬ 
rentur laxa aut commifiurae argillaceae, vel calor nimis violento & prono 
flumine verius interiora ejus cogeretur, quod tamen per gradus & lente 
fieri debet: haec efhratio, cur reciprocatio motuum utriufque follis, len¬ 
tior efle debeat principio, quam peracris aliquot diebus. Sed motus hic 
follium vel tardior vel velocior redditur per aquae in rotam ejus admiflio- 
neni; quo enim copiolior aqua admittitur, eo velocius circumfertur rota, 
& confequenter crebrius aguntur folles, motus aequabilis tandem proceflli 
liquationis eis datur, ita ut folles fpirationes luas aequis momentis alternent, 
& 600 vices per quamlibet horam continuo dein peragant. 

Multa etiam excocloris ars in eo confiflit, ut fciat bene aptare canales 
follium fpiritales, hoc eft, nares duplicatas in orificio ventilatorio , utque 
lciat orificium diclum ventilatorium fecundum regulas debite formare; li¬ 
que haec noverit liquator & perfecerit, certus admodum de fuccefiii opera¬ 
tionis fuae efle poterit. Canales ferrei fpiritales, quae ex ligno follium pro¬ 
deunt, in orificii ventilatorii fpecu fere coeunt; divaricatio vel diftantia 
illorum prima juxta lignum eft circiter 11 pedis, in ipfa cavea orificii ven¬ 
tilatorii l pedis: in feceflu orificii ventilatorii, qui Forma Svecice appellatur, 
quique per murum fornacis tendit verius focum, nares follium ad 2 pedum 
longitudinem inferuntur, ab ipfa apertura narium verius focum vel ignem 
reflat dein it pedis diftantia. 

Quod vero fecefllim aut duclurn orificii ipiratorii attinet, qui fcilieet 
trans murum, ut diclum modo eft, ad focum tendit, & in quo collocantur 
fiftulae follium, vel qui Svecice Forma appellatur, en conftmclionem ejus. 
Eli apertura quaedam quadrangula, antrorfum vel a parte follium fatis am¬ 
pla, introriurn vero aut a parte foci eft angufta, coni inftar verius interiora 
ducitur: tres ejus parietes funt admodum obliqui, fcilieet fuperior & bini 
laterales, non vero quartus live planum inferius : paratur haec apertura ex 
faxis ut & fcoriis elcclis argilla & arena conglutinatis; haec apertura, ut di- 
6lum eft, in arflum fic contrahitur,inque foramen admodum, anguftum fi¬ 
guras femicircularis vel femilunaris, quod non amplius eft, quam apertura 
unius naris follicularis ; ventus ex fiftulis follicularibus erumpens per 
aperturam hanc aequalem femicircularem urgetur : interdum tamen acci¬ 
dere folet, quod fpontefua dilatetur pars hujus aperturae interior, praefertim 
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fi luper orificium ferri fulphnrati flumen vel potius imber defluat i quod 
obvia quaecunque exedit & refolvit; fed os fic ampliatum & didufftim fta- 
tim refingendum & fragmentis recrementorum argilla circumlitis farcien¬ 
dum eli, ut fcilicet introitus venti idem aequalif que femper permaneat. La~* 
. tus hujus cavernae inferius vel fundus bractea quadam ferri tegitur, quae for¬ 
mae eft triangularis, latitudinis & longitudinis aequalis, fcilicet il pedis, cral- 
fitiei pollicis, vocatur Formplaut ; aliquantifper verfiis interiora obliquatut 
fundus hic, fed obliquitas admodum exigua eft, fcilicet 12 circiter gradu¬ 
um a plano vere horizontali; angulum hunc per digitos & ungues metiri 
lciunt, fupponendo uni ejus parti tantummodo pollicem, unde ex elevatio¬ 
ne data obliquitatem dimenfam habent. 

Ideo bractea haec ferrea fiipponitur, ut fcilicet follium nares infuper 
relocate poffint requiefeere, inque politione obliqua & debita immote & 
continenter teneri, & ventus ex illis erumpens per planum quoddam aequa¬ 
le verfus ignem ferri: alias fi lapideus foret orificii hujus fundus, facile vel 
ab igne vel a fibularum quodam motu alicubi excavari potuiflet, licque ex 
clivo quodam obvio repercufus aer dilfiparetur. Longitudo hujus antri 
aut fpecus eft 3 circiter pedum. Hsec omnia, quae dicta funt, in unguem 
quadrare debent, alias fpes opificem eludet. 

Ventus itaque ex fibulis emiffus per planum quoddam leviter obli¬ 
quum in focum fertur, & parietem oppoftum ferit; non vero fupremum 
ejus parietis limbum, fed locum quendam infra marginem, fcilicet illum, ad 
quem afeendit volumen liquidum ferri; exinde (equitur quod ventus, qui 
partem voluminis ferri & parietem obverfum ftringit, inde reverberatus 
in orbem circum fuperfeiem liquidi ferri agatur, undamque ferream & ejus 
recrementa fluida commoveat, & tandem per totum focum fparfus juxta 
parietes fpirali ebfluxu elevetur : hinc, cum formatur dictum orifeium, 
bacillum quendam rectum fecundum obliquationem plani immittunt, qui 
ii linea refla punctum oppof tum parietis pertingat, jufta cenfetur efle ob¬ 
liquitas ; ad eundem locum etiam oculis collimare folent, & fic plano luo 
debitam obliquationem dare. 

Hic multa occurrunt notatu digna; fucceflus liquationis multum de¬ 
pendet a directione debita venti; ventus enim pulmonum & animaeinftar 
elb, calor vero vitam repraefentat: nifi pulmones fintfalubres & integri,& 
liber tranfitus animae relictus, calor vitalis facile exftinguitur; en itaque 
praecepta fequentia: 

1. Si fundus orificii ventilatorii horizontalem fitum habeat, adeo ut 
ventus fecundum planum ejus in focum illapfus horizontaliter dein fera¬ 
tur, confequitur inde, quod ventus, ut primum per aperturam diflam in- 
tromilfus fit, in altum feratur; flatim enim ut ftringit fuperficiem calidis- 
fimam voluminis, vel radit aut verrit undantis liquaminis fupremam par¬ 
tem, nullum nifum verfus inferiora amplius habet, fed ftatim globi per fclo- 
petum aut fundam jacti inftar, qui in aquae fuperficiem impingit, inde re¬ 
flectitur, & vc!ut enervis aut vi omni deftitutus furfum elevatur, antequam 
ad latus oppofitum pervenit, nec liquamen ferri debite commovet, perque 
commotionem crafliora a levioribus fecernit. Videmus in hac orificii 
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politione aut venti horizontali directione, quod aegre liquetur ferrum, 81 
leparentur aegre metallica a lapideis, quodque vena in foco cruda usque 
permaneat; ventus modo' agit in carbones, & illas incafium confumit in-* 
que favillas diffipat, nec in ratione ad carbonum quantitatem liquitur ve- 
na, vel fi liquatur, non a partibus heterogeneis & malignis debite leparatur* 
Hoc vitium ex directione nimis horizontali orificiorum ventilatoriorum 
provenit. 

2. Si vero nimis oblique irruat ventus in focum, tunc (fatim , ut iii 
focum filabitur, in fuperficiem voluminis impingit & inde verius fuperio- 
ra reiiht, antequam oppolitum parietem contingere poflit: in hoc cafu 
nec agitabitur liquamen ferri, nec per totum focum difiufus ventus fecun¬ 
dum latera camini elevabitur, fedin medio foco reflexus catervatim vel 
conferto agmine, circa unum camini latus vel in medio tantum prorum¬ 
pet; unde etiam inaequalis actio venti efttam in liquamen foci quam in 
carbones, & inde confumtis carbonibus non julfa inde folutio & fecretio 
venam (equitur. A11 ventus per debitum inclinationis angulum irrumpat 
vel non, ex plurimis indiciis patet, ut fi focus non julfam venae copiam re¬ 
cipere, nec receptum coquere, & quali penium fuum abfolvere velit, li¬ 
gnum elt vel nimiae vel nullius obliquationis in orificio ventilatorio; pa¬ 
riter fi omnes guttae nigrae, nullae vero lucidae lint, quae imbrisinlfar in fo¬ 
cum depluunt, & quae trans orificium dictum conlpici poliunt. Sique 
flammalupra fornacem altius cum fcintillis elevetur, lique volumatim vel 
inaequali flumine circa unum magis quam alterum latus erumpat. Nimi¬ 
am obliquationem plani orificii vel praecipitem illapfum venti in focum 
animadvertes, fi liquamen ferri prope orificium ventilatorium indurefeat 
& nigrefeat; lique volumen lentius inde factum in medio vel alibi excava¬ 
tum appareat, adeo ut devexum & elevatum magis utrinque fit liquamen 
quam in medio, hoc lignum elt tenacitatis in liquore ferreo, & continuae 
impulfionis venti in uno foci loco magis quam in altero. Peracta etiam 
liquationis opera exefum & excavatum ab una magis parte videbis mu¬ 
rum camini quam ab altera, agit enim ignis vento comitatus veltanquam 
alatus continuo in unam muri partem, debilius vero in alteram. Plura 
adhuc lunt indicia, ex quibus non augurari tantum, fed pro certo fcire pos- 
funt magiftri hujus artis, non debitum litum aut obliquationis gradum da¬ 
tum fuifie orificio. 

\\ 

3. Si nimis apertum & diduefum litos orificii ventilatori!, adeo ut 
per hiatum nimis patentem & liberrime illabatur ventus, ut li menfuram 
praedictam luperet, live quod prima ejus formatione datum fit os apertius, 
vel quod magis magisque pandatur ex nimia ferri fulphurati pluvia, tunc 
nec illam vim haberet ventus, ac fi per anguibus foramen intruderetur; 
non enim ad oppolitum latus urgetur, fed ceu anhelans (fatim in altum 
effertur dilperitque, nec in fluefus & undas agit volumen fubjedfum, nec ab 
humidiore fui parte fecretus in focum venit; unde nec in foco julfefecer- 
nitur metallum a fulpbure & lapide inhaerefeenti, & confcquenter fiec co¬ 
pia venae, debita transmitti caminum potelf. 

4, Si 
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4. Si vero os hujus orificii fit nimis anguftum, contrarium accidit; 
non debita flaminis copia fuppeditatur foco, unde inertior & pigrior exi- 
ftit liquatio; non aliter ac fi folles exigui & leves auram & halitum exi¬ 
guum tantummodo emitterent. Hinc amplitudo debita oris eft,fi aequet 
amplitudinem unius naris follicularis. 

5. Si orificium foret rotundum, quale folet efle in focis purificato- 
riis cupri & alibi, ventus per tale os emiffus vix in oppoiimm tbci parie¬ 
tem vi debita urgeri pofle videtur; hinc figura femirotunda eft aptiflima, 
cujus bafls vel pars infima fit plana. 

6. Nares fiftularum ita aptantur in orificio hoc, ut non propinquio¬ 
res fint aperturae vel ori quam ad diftantiam | vel 1 pedis ; fi remotiores 
vel propiores, ftatim diminutam vel audiam fentiri vim venti perhibent: 
ut fi naris remotior fit ab apertura, hoc efi, fl non tam alte fit immifla, di¬ 
cunt vehementiorem fpirationem & flatum inde oriri, quam fl ei propior 
admoveatur; quod primo intuitu a veritate alienum efle videtur. Quo 
enim propius admovetur naris ad aperturam, eo majore cum vi & effica¬ 
cia intrudi pofle videtur ventus; fed contrarium hic fiatuunt periti magi- 
ftri; caufa fortaflis efl, quod aer magis aqueus & uvidus intromittatur, fi 
naris aperturae infideat, fique ftatim, utelabitur exfiftulis& tanquamex pri¬ 
mis labris in focum irrumpat; fi vero intercedat fpatium, videtur purgari 
interea aerem, & humidiora ab interventu caloris in via difiipari, & fic ae¬ 
rem puriorem intromitti: vel etiam fi nimis propinquus ori fit ventus, vi 
qua effertur ex fiftulis incurrere planis orificii obliquis & fic partem illam 
refultare, quae alias fecundum plana illa in focum ferri pollit, vel fi quae alia 
caufa fit, de qua alias. 

Quantum in liquefaclionibus differat humidus aer a puro & ficco, 
admodum perfpicuum ab experientia eft; tempore hyemis latius pera¬ 
guntur & felicius liquefadliones quam aeftate; quum nubila pendent, & 
aer pluvius ac vaporibus refertus eft, lentior & debilior vis ignis vel venti 
in ignem animadvertitur, quam fi tempus fit ferenum & ludum: fi fub 
ipfis follibus vel fedili follium locus fit uliginofiis, fi terra palufiris & uvi¬ 
da, fi fons non procul inde fcaturiat; quia aqua continuo in vapores ex- 
panfa abinde attrahitur, & labris follium imbibitur, ficque in focum emit¬ 
titur flatus pluvialis & aqueus, qui liquamen ferri praeferam juxta os deni¬ 
grat & obfufcat, quod lignum eft, lentefcere illico volumen ferri, & iner¬ 
tius fic peragi fecretionem partium in venis. 

Dicendum etiam eft, quem litum & locum occupare debeat orificium 
hoc ventilatorium in ratione ad focum; dicendum etiam, qualis erit in ra¬ 
tione ad caminum. Mos penes omnes receptus eft, ut os ductus hujus 
fpiratorii fit in ipf a centrali linea cavitatis, adeo ut fi globus per lineam cen¬ 
tralem vel fecundum axem fornacis perpendiculariter demittatur, quod 
tunc parietem, in quo recumbit foramen hujus orificii, ftringat; unde unus 
paries foci, fupra quem formatum eft orificium, in media cavitate forna¬ 
cis eft. Exinde fequitur, quod focus ad unam partem camini translatus fit, 
nec mediam in camino fedem teneat; quod fit propter orificii fpiratorii 
ftationem debitam, quae erit in plano cavitatis centrali. Hoc fit praecipue 
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ob illam caufam, ne volumen ferri liquidum a vento partim gelido par- 
tim humido refrigeretur, maximus enim in centro calor eft; ubi non tam 
facile torpet & languefcit liquamen, ac fi a centro verfus latus quoddam 
camini remotus elfet focus: unde etiam teftatur ufus, ii orificium hoc re¬ 
moveatur a regione axilari fornacis, quod liquamen ferri ftatim corripia¬ 
tur gelu quodam, quodque frigide ftipentur fauces orificii fcoriis lentiori¬ 
bus; in quo cafu, nifitempeftive opem ferant, & tenaces partes inde excu¬ 
tiant, obturatur & praeftruitur facile orificium, &oftium ventofum iivevia 
haec pulmonaria clauditur, & confequenter opus liquefadorium anima & 
halitu privatum exftinguitur & fuffocatur. 

Si vena ferri fluida iit 8 c calcis intertextae dives, oftium hoc fpiratio- 
nis a centrali illo plano removeri folet, illud venae genus non primo halitu 
& frigida animatione refrigeratur, & tam facile lentefcit, ac folet ferrum, 
quod menflxui hujus fufficiente copia non faturatum iit. Praetendunt 
etiam aliam caufam, cur fpiraculo huic non in medio axe locum dare ve¬ 
lint, fed ad aliquam diftantiam abinde, fcilicet ne tanta copia venae lique- 
fadae accumulata fupra orificium hoc ruat: ii enim in medio eft paries 
unus foci, in illum dimidia pars venae omnino defluet, & altera pars dimi¬ 
dia ad diftantiam ab orificio iive in focum ruet; unde fi tanta copia im¬ 
bris ferrei ante ipfum ventum depluat, fequiturinde, quod multa ejus pars 
nondum bene foluta, vento proxima denfetur & craflefcat, praeter quod 
teftudo & poftes hujus oftii five foris non illaefi & immunes a fulphuris 
contadu efle poftint, cujus ope exefum foramen hoc magis magifque 
diducitur, unde cum opere & fudore toties refingendum eft. Sed omnia 
haec vulgi rudioris metallici ratiocinia ab experienda petita originem luam 
debent diverfitati venarum; unum venae genus, fcilicet quod fluidum eft 
& calce interlperfum, fluiditatem fuam non amittit, quamvis removeatur 
flamen a centro: at vero aliud genus illico lentefcit, fi vel paulluium a cen¬ 
tro difcedat fpiramen, ftatim enim fuperficies ei proxima inlpiflatur & ri- 
gefcit; & rigefcentia illa magis magifque increfcit, prout major pars venae 
fuperaflundimr. 

Obfervandum etiam eft, quod foramen hoc fpiritale non efle debeat 
fupra medium lapidem lateralem foci, fed propius verfus partem il¬ 
lam interiorem foci five oppofitani obici aut clauftro fupra memorato, di- 
ftat modo a muro illo | parte unius pedis : Caufam dicunt efle, quia ven¬ 
tus alternatim ex duplici nare five ex geminato quafi ore emifliis unam fla¬ 
minis partem verfus interiora foci ferat, & inde repercuflus orbes fuos jper 
illam foci regionem continuo peragat: Ventus vero alterius naris oblique 
in parietem tendens ad angulum incidendae reflectitur in alteram foci re¬ 
gionem, & recrementa, quas fuperficiem tenent, verfus aperturam foci co¬ 
git : unde etiam volumen ab utraque parte Aridum continuo movetur. 
Sic nec ulla pars foci erit, cui non incumbant venti, & quae nonfuperficie- 
tenus in perpetuo & aequali motu fit. 

^ Ex praedidis patet, quam diligens adhibenda fit cura circa ventum & 
orificia fornacis anemia: a multorum annorum ufu edodum eft, liquatio¬ 
nis fata &; fuccefttim fuum debere vends, qui fi rite & vi ad camini Ipatium 


Clajjis /. de ferro . 


H 


propor- 


t 


30 MODUS COQUENDI VENAM 

proportionata fpirent, obfervatis etiam praeceptis hactenus traditis, fpeg 
non eludet operatorem, fed fecundabit eventus. Interdum vero accidit, 
quod folles vel nimio calore aut ficcitate dehifcant, quodque ideo etiam in 
medio liquationis opere Mendi & reficiendi fint, unde per 6 vel 8 horas 
faepenumero motus follium reciprocatus inhibetur, & caminus fine ulla 
animatione & flamine relinquitur iners; fi in illo cafti foramen fpirationis 
occludatur, & dein refectis follium rimis ventilatio rurfus infiittiatur, uf~ 
que tamen non inde aegrotare caminum, & labem quandam feu vitium in- 
figne traxiffe compertum eff: ufque tamen induftria & prudentia in bis 
opus omnino erit. 

Scio etiam aliquibus in locis in procefiu ipfo liquefacfionis tabulas aut 
radios excidilfe rotae, vel tignum aut trabem difruptam, vel aquam defecif- 
fe, adeo ut in arena aliud non adedet confilium, quam ut liquationis opus 
Meretur , fed ufque tamen fi nimius labor videretur per ambulationem 
quandam in rota vel fupra tabulata follium motus priores continuare, fue¬ 
rant, qui liquamine ferri prius emiflo aperturam ipfam fuperiorem forna¬ 
cis clauderent, adeo ut vivus ille ignis exftingueretur, & interea in illo 
flatu per moram 3,7 ad 8 dierum refarcirent ruinam, & dein opus, reclu- 
fa apertura fuperiore, ut prius redintegrarent: tentatum hoc fuifie perhi¬ 
bent, & tentamen lliccelFu non camille ; fed usque tamen non explora¬ 
tum habeo, qualis dein liquefacfionis redintegratae flatus in camino per tot 
dies quiefcente & ventorum experte efle potuiflet. 

Quomodo opus liquefaBorium inchoatur, & ca¬ 
minus ah imo ad fummum adimpletur car¬ 
bonibus dein per aliquot dies occlu- 

fus tenetur. 

Q Uum e novo exifrucfa fit fornax, dumque adhuc madent commiflufae 
argillaceae, «St faxa murum interiorem conilituentia cruda & humida 
adhuc fint, in focum infertanturaliquot arborum trunci aut partes ex tra¬ 
be excilae, in quibus accenfus ignis per aliquot dies cruditates & humores 
infitos diffipat, caminique muros ad diuturniorem ufum praeparat. Quo¬ 
ties inchoandum elf liquefacfionis opus, coniirudfo prius foco tam infe¬ 
riori quam fnperiori, infpiciendum elf, num fundus foci inferioris bene 
iiccus lit; fi non, liiperinlfrucfo cinere vel arena & injecfis aliquibus pru¬ 
nis liceatur : quo facto ab imo ad fummum adimpletur caminus carboni¬ 
bus , quod Svecice vocatur, fylla ugnen , live replere caminum. Caminus 
hodiernus capax efie folet 12 ad 18 leftarum, quaevis lefla, quae Svecice 
Laejl , Ryfs aut Stig vocatur, 12 tonnas comprehendit. Olim injecfis car¬ 
bonibus ignem Ifatim fuppofuerant, & fine follium motu aut fpiramine 
per aliquot dies debiliter admodum liquefaffionem peregerant. Hodie 
vero ignem immiffis carbonibus non Ifatim fubjiciunt, fed omnem apertu¬ 
ram, ubicunque in fornace fit, tam fuperiorem quam inferiorem follicite 
occludunt & obturant, prius tamen in prunas inferiores fuppofito igne, ut 

lcilicet 
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fcilicet calor inde per totum acervum perrepat: Apertura illa magna fu- 
perior, per quam in caminum patet introitus, laminis vel foribus ferreis 
ad hunc ufum confectis bene clauditur, fuperinjeffo pulvere minutorum 
carbonum, quo rimae omnes Ifipantur, & calor in carbones accenfos dilli- 
patus tenetur inclufus. Si deiint laminae ex ferro, aptantur tabulae ligneae, 
fuperinjeclis frondibus & infuper cumulo pulvereo carbonum, quibus etiam 
omnis caloris halitus praecluditur. Sed ne carbones nudi totam cavitatem 
occupent, aliquantula etiam portio venae ferreae fuperinjicitur, fed modo 
2 vel 3 valculorum, quae Skoflar vel fpadae appellantur, & vanni cujusdam 
vel cavatae arboris fpeciem referunt: quod vulgus in illum finem dicunt 
here debere, ut carbones illa nutriantur tanquam alimento quodam ; fed 
credo nihil referre, fi nudi aut tali alimento in hoc tempus delfituti fint 
carbones vel non : in gradu hoc caloris, in quo per aliquot dies tenentur, 
nullam habent carbones vim in venam, nec vena reciprocam quandam in 
carbones. Suffocato fic per occlufionem quandam igne vivo, & calore 
quodam nigro carbonum acervum occupante, relinquitur in hoc flatu ca¬ 
nimus per 8 vel a quibusdam per 14 dierum & nocfium fpatium. Si in¬ 
terea per parvulum quoddam foramen in operculo lamellari ferreo facturn 
immittatur virga five bacillus, cognofci inde potefl, ad quam altitudinem 
fubfiderint carbones; paullatim enim diminuitur & rcfolv#tur carbonaria 
hicc mada, confumente illam calore coeco & latente : pofl 12 dierum ela- 
pfum fubfidentia 6 vel 7 pedum in camino circiter animadvertitur. At 
vero fi aperturae modo diffo non bene obturate & figillatae fint, junclute 
enim omnes argilla funt obducenda, vel fi fornax ex vetuflate rimofa iit 
fafta, vel aliis ex caulis hic vel illic dehifcat, adeo ut vento portulae pa¬ 
teant, obfervatur illico calorem aere quodam nutritum carbonariam maf- 
fam magis quam alias confumfide, adeo ut ad altitudinem 8 vel 10 pedum 
fubfiderit. " 

Hic non refert, num carbones optime cremati in alvum hanc liqua- 
toriam folummodo immittantur, vel num etiam ligna nondum plene in 
carbonem verfa, ut torres & id genus alia pofl cremationem carbonariam 
relicta recrementa carbonibus admifcentur; calore enim nihilominus im¬ 
buuntur, & in veros carbones, finita calefiflionehac, convertuntur. Ex¬ 
pertum etiam eff, lignis fcidis loco carbonum ftipare caminum, & fic im- 
midb igne illum undiquaque, modo quo dierum eff, operire, pofl elapfum 
aliquot dierum 8 vel 12 totam ffruem lignorum invicem bene aptatorum, 
in carbonarium cumulum converfam fuiffe : eff enim ignis modo dige- 
fforius vel torrefadtorius, unde commifceri poliunt arbores feminlbe & 
trunci ficciores. 

Interea calor e carbonibus in parietes & murum camini proximum 
invadit,& fecundum experientiam penetrat ad fpatium i vel | pedis, ad 
quod tacfu feniibibs eff: calor ille non videtur nili fecundi gradus ede, 11011 
vero liquefa£forius, hic faxa parietis non modo ficcat, noxiosque humo¬ 
res expellit, fed etiam faxa pteparat ad receptionem caloris vehementis- 
fimi & ipfius fuforii; fi enim in faxa frigida ignis vivus & vehemens' im¬ 
petum faceret, tunc vel inaequalis in fibras & interiora urgeretur, vel aquam 

hic 
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hic & inde volumatim includeret, vel faxorum compagem & crates in 
partes difrumperet; at vero prseeunte calore leni, pori & meatus paulla- 
tim operiuntur & recluduntur, & venae igni validiori patefiunt. 

Quum ufum praedictum pnefiet fuffocatio & memorata occlufio, 
hinc cum rutfus aperturae recluduntur, majorem partem venae tunc indies 
apponere licet, quam fiflatim flammam & ignem apertum in carbones 
& venas immiferint. Non ante plures annos adinventa efl haec metho¬ 
dus, & cum lucro & carbonum minore jactura multis in locis in ufum re¬ 
cepta hodie viget; olim quum primis flatim diebus ignis fuit apertus, 
vix nifi 2 vaicula venae quavis vice fuperimponere licuit, pereunte interea 
& fubfidente fine lucro multa copia carbonum ; hic vero reclufis apertu¬ 
ris, flatim prima vice & fic quavis fequente fuperimponi pofTunt 5 & fic 
6,7 &c. vaicula, quae cum aequali carbonum quantitate liquari & fundi pos- 
lunt, ac priora 2 vel 3. 

Alias obfervatum efl, calorem inclufum multa vi elaflica & extenfi- 
va pollere; quum enim fupra foraminulum in caminis ferreis facium ci¬ 
nis carbonum aut pulvis alius leviufculus luperinjicitur, tunc ille paleae 
& flipulae inflar in altum fertur, & fiepe ad altitudinem abinde 3 vel 4 pe¬ 
dum elevatur ; quod indigitat, aerem inclufum a calore expanfum 8 c vi 
extenfiva eruptorum in altum ferre obvia. Nondum tamen exploratum 
habeo, quali vel levitate vel pondere refpeclivo ad aerem gaudeat inclu- 
lum hoc calidum elementum. 

Aperitio Jime reclujio camini calefa&i. 

Q Uum camini murus lento calore tepefactus fit, & jam aptus recipien¬ 
di ignis gradum majorem redditus, operculum di£lum five bracteae 
aperturam fuperiorem tegentes auferuntur, & maffa carbonum inclufa 
nudatur ; ad primam aperitionem calor plenus inde exhalat & faciem in- 
tuentis ferit; ipfivero carbones, quamvis calorem fpirent, usque tamen 
nigerrimi & fui coloris funt, nec ullibi micat ignis lucidus: Elapfo vero 
circiter unius horae quadrante magis magisque apparet ignis flammans, 
qui carbonum nigram fuperficiem tenuiter lambit; dein maffa haec carbo- 
narea fuperficietenus accenfa fucceflii temporis omnis in ignem apertum 
abit. 

Quum itaque pofl tot dierum occlufionem apertus tandem fit cami¬ 
nus , multa circa carbones fic calefactos & tandem nudatos occurrunt no¬ 
tatu digna, fcilicet 

1. Quod calor tam diu inclufus non modo in carbonibus & materiis 
fulphureis ligneis tam diu vivere, fed interea ad multum gradum increfce- 
re poflit; nam ex carbonibus nudatis & adhuc nigerrimis, & in quibus 
nondum fcintilla vel mica ignis aut lucis apparet, fpirat calor denfiffimus, 
non aliter ac ex foco ignito, exftinctis prunis. 

2. Pofl elapfum horae quadrantem apparet primum ignis vivus in car¬ 
bonibus, & hoc ex folo aeris contactu & tanquam fponte fua fine ullo fuf- 
flamine : prorumpit primum flamma levis, quae quali circumvolitat car¬ 
bonem 
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bonem & innoxio igne lambit, & circumcirca effluviis ejus pafcitur, ante¬ 
quam ignefcere videatur carbo. Qbfervavi torrem quendam ex rima mu¬ 
ri pendentem Sc a reliqua carbonum maffla ad 2 pedes didant em, quod ille 
exlolo aeris contafflu flammam conciperet leviffimam,jam perire videbatur, 
jam fponte accendi Sc ad didantiam a corpore fuo in aere ipfo vibrari & 
quad ludere, & hoc per octantem horae, antequam ulla appareret ignis 
lcintilla in ipfo corpore carbonario, fcilicet cum materia phlogidica cir- 
cumfparfa prius depada ede videretur; haec ligna funt, vaporem quen¬ 
dam fulphureum aut nitrolum inclufum diu camino & circa corpus dium 
condenfatum phosphori & ignis fatui indar ab aeris contactu in dammam 
cito refolvi, quae circum matrem fuam innoxia quad erret Sc undulet, nec 
radices ullas agat, nib cum foetor hic nitrofus prius dedagraverit: damma 
etiam admodum levis & pernicifflma in apices terminatur jamque dilparet, 
jamque fubito rurfus emicat, non aliter ac damma errans in fylvis& locis 
fulphureis Sc paludinods lub obfcura noffle. Ipfum hunc torrem in aper¬ 
tum diem protrahebam, experturus num halitus ille fulphureus ex mada 
fubjeffla carbonum propullularet, vel annon ex ipfo bnu torris tanquam 
effluvia exhalarent, compertum ed, continuade dammam hanc in aere, Sc 
leviorem ac acutiorem adhuc exditide, nec incanduide lignum hoc udum 
nili pod elapfum 5 vel 6 minutorum primi generis. 

3. Adhuc obfervatum ed, ignem non ex aliis carbonibus prorupiffle 
quam ex illis, qui immediate jacerent fub apertura. Quum enim mirarer 
indolem hujus dammae, quae tam innoxie & dne lavdone lamberet carbo¬ 
nes; hinc etiam oblervationis gratia jubebam, ut dimidia modo pars aper¬ 
turae nudaretur, reliqua dimidia adhuc occlufa manente, apparebant tunc, 
ut prius difflum ed, carbones illaffl Sc mortuo quodam igne foeti, fed pod 
alicujus temporis effluxum, ab illis carbonibus erumpebat ignis, qui im¬ 
mediate fub apertura jacerent, non vero ab illis, fuper quos adhuc oper¬ 
culum difflum, quamvis ad 6 vel 7 pedum abinde didantiam, erat. Ex his 
judicari potuit, in dammam refolvi tantum illam voluminis vaporod & 
effluviorum partem, quae immediate ab aere tangeretur, & quae perpendi- 
culariter in aerem evolare polfet, non vero quae adhuc a contafflu mutuo 
per obliquitatem vel angulum quendam impedita edet. 

4. At vero d una recluderentur foramina inferiora fornacis, quae ver- 
fus focum ducunt, datim videbis dne mora & fuccedii praedifflo tempo¬ 
ris in apertum ignem erumpere inclufum calorem; excitatur enim a trans- 
duxu aeris, qui ab inferiori loco .alvei & torrentis indar verfus fuperiora 
duit, & alimenta praebet calori, qui inclufus Sc diu refraenatus, qua datur 
porta, catervatim e quolibet carbone ruit. 

Qua ratione imponi folent vence & carbones P 
ut UquefaBio debite peragatur . 

Q Uum murus igni proximus calore primi Sc fecundi gradus dt imbu¬ 
tus, & ad receptionem ignis ulterioris Sc fuforii rite aptus fafflus- 
que, dein etiam per gradus augendus ed ignis: unde reclufo camino nulla 
Cia (fis I, defervo. I in ro- 
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in rotam admittitur aqua per io vel 12 horas; & lic follibus quiefcenti- 
bus, nullus in focum aut accenfos carbones lpirat ventus. Tandem poli 
elaplum dicti temporis primis diebus rotae fuppeditatur non multa quan¬ 
titas aquae, live follibus lentus motus, adeo ut tantum debilis aura focum 
refocillet & carbones vivificet; ficque per gradus augetur ventus & cum. 
vento intenditur ignis, quod fit circiter per 1 o aut 14 primos dies. Nili 
enim momenta graduum & augmentationum rite obferventur, ab ipfa 
initio contrahet vitium caminus, quod temporis proceffu redundabit in 
opus ipfum liquatorium. Detrimenta ex repentina nimis murorum ac¬ 
cendone oriunda videbis alias. 

Quod venarum & carbonum impofitionem (quae vocatur Opfettning) 
attinet, primo pofl reclufionem die non nifi 4 vel 5 vafcula venis plena 
quavis vice adponuntur, una cum debita menfura carbonum. Vafculum, 
quo ad hunc ufum utuntur famuli & quocum impofitiones venae fiunt, 
conficitur vel ex ligno vel ex ferro, eft mediocriter cavum &lpeciem vanni 
refert, capax 40 vel 50 -ffr. venae, Svecice vocatur Tourg vel etiam Fat\ per 
vafcula vel illorum numerum indigitatur quantitas venae quae imponitur. 
Quod vero menfuram carbonum attinet, funt corbes ex vimine aut vir¬ 
gis contexti; menfura haec non multum abfimilis eft capfis aut ciliis cum 
rotula fuperimpofito corbe vimineo, vocatur Svecice Korg: quodlibet ei¬ 
dum 4tonnarum capax edefolet, & 3 vel 4 ejufcemodi carbone plena qua¬ 
vis impodtionis vice ad caminum adduci folent: 3 hujusmodi dmul fum- 
ta aequant 12 tonnas dve 1 ledam, quae ed communis carbonum in Svecia 
menfura. Carbones hi folent aperturam illam voracem fornacis fuperin- 
fundi everds corbibus dve eidis, & cum adlummumfere marginem reple¬ 
tus dt caminus, cum rutro dein aequatur fuperdeies carbonum, podea fu- 
perinjicitur vena tot fcilicet vafculorum, quot dedderat focus aut digerit 
alvus ; impodtio haec carbonum & venae dmul fumta vocatur Oppfettning 
dve impodtio. E novo femper fuperimmittuntur carbones & venae, cum 
ad illam in camino altitudinem confumti fubdderint, ut locus inde vacuus 
faefus menfura vulgari adimpleri rurfus podit, led de his vide fequentia. 

Primo itaque die numerus vafculorum venis replendorum quavis im¬ 
podtionis vice erit 4 vel 5 : die fequenti cum adauctus calor murum & 
focum penetraverit, vena 7 vel 8 vafculorum fuperinjicitur, tertio die ad¬ 
huc magis, 9 fcilicet vel 10; quarto 11 ad 12; quinto 14; fexto 15; or¬ 
dine dein ad duodecimum vel decimum quartum 16, 17, 18, 19; dum 
tandem ad illum vafculorum numerum aut ven-ae imponendas quantitatem 
dve terminum perveniatur, dum non amplius augeri podit; dicitur tunc 
caminus fufdcienter ede adauclus, dve Svecice Fulloegt, aut plenarie au¬ 
ctum. Ratio eft, quia calor, ut prius eft dictum, lente &gradatim augen¬ 
dus cft; nid enim lente & per gradus penetret calor texturam & interio¬ 
rem laxorum & parietum compagem, frigus eis indtum & humor venis 
& dbris illorum inclufus nec ordine nec modo debito expellitur. De in¬ 
fluxu caloris in corpora dura ab experimentis memoratis concludi polle 
videtur, quod vis ignis in muro dve in duris augeatur in ratione duplica¬ 
ta , quum momenta dve tempora dnt aequalia: auctam fuide quantitatem 

venae 
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veme a primo die ad decimum five decimum quartum ordine fequenti, 
fcilicet primo 5, fecundo 7, tertio 9 fere, quarto 10,5to 11. decimo quarta 
20 circiter, live in una ferie, 5, 7,9, 10, 11, 1 ii, 12, 20. Quadrata ho¬ 
rum lunt' 25, 49 vel 50, 75 vel 81, 100,125, 150, 175, 200,400, diffe¬ 
rentia femper elt 2 5; adeo ut cum tempora lint aequalia, augeatur vis ignis 
in ratione parabolica live quadrata, prout diclum elt. 

Quam exacte fervet hanc regulam natura, liquet pariter ab experien¬ 
tia; li enim intra minus temporis Ipatium accelerantur augmentationes, 
hoc elt, ut primo die immittantur 4, altero 8, tertio 12 valcula & lic por¬ 
ro, lit hoc cum dilpendio fulionis tempore fequenti, li enim cogatur ignis 
julto citius murum penetrare, reftitui hoc omnino debet in procelfu li¬ 
quationis. Si fuforium opus per diutius tempus continuandum lit, hoc 
elt li multa venae & carbonum lupellex adiit, tunc augmentationes diclae 
adhuc lentius peragendae funt, nec nili intra 14 diem ad terminum fuum 
perducendae; & vice verfa, ii breve liquationis opus, aut curta lupellex ad 
manus lit: adeo ut fi opus fuforium interrupta ferie in tempus 30 vel 40 
feptimanarum protrahendum fit , lentiora erunt incrementa , nec nili 
intra 14 vel 15 dies ad terminum fuum pervenientia ; at vero li opus 
brevioris temporis, nec nili 4 vel 5 feptimanarum iit, tunc intra 9 vel 1 o 
dies ad fummam venae quantitatem aut vafculorum numerum accelera¬ 
ri potelf Aliqui regulam hanc vilipendentes intempelfivi lucri gra¬ 
tia gradus hos impofitionum non obfervarunt , & ad fummam venae 
quantitatem intra 1 o vel 11 dies properarunt, hoc elt, die decimo 
appofuerunt 24 vel plura valcula, quae i4to vel 15to primum apponere 
debuilfent; fed poli: aliquot feptimanarum elapfum cum damno & carbo¬ 
num multa jadtura experti lunt, quod aegrotare inciperet caminus, & di¬ 
minui inciperet quali vis digeltoria foci, quodque recufaret focus quotidia¬ 
nam veris portionem, & quali latiatus refpueret alimenti ulitati penfum. 
Ut primum animadvertit hoc excodtor, camino fuo hquatorio & aegroto 
opem adferre latagens, minorem venae partem ei illico tradit, deparciorem 
alimentorum copiam ei velut porrigit; & lic diminuit vafculorum nume¬ 
rum, & pro 24 non nili 20 vel 18 imponit, hocque continuat per aliquot 
dies, dum iterum convalefcat, & venae portionem priorem appetat & de- 
fideret: pro valetudine reltituta Deo etiam agit grates excoftor; inter¬ 
dum enim nequicquam laborant, ut appetentia amilfa redimatur. Mor¬ 
bus hic originem debet calori repente nimis in laxa muri aut foci intrufo 
& coacto; li enim vi multa in durum parietem agitur calor, omnis humor 
& frigus in laxis latens non debite exhalare potelf, fed repentinus calor hu¬ 
mores & frigora partim includit, partim verfus interiora aut latera agit & 
conglomerat, unde murus nondum humoris aut frigoris fui expers, cum 
igne, qui ad fummum perductus elf, continuo laborat; dum tandem vel 
in apertum ignem erumpit, vel in diverlam plagam cogit, ubi continuo 
contra ignem operatur, & vim five vehementiam ejus rompefeere tan- 
quam obnixus holfis conatur. Accedit, quod vena propter copiam non 
bene liquata led tanquam cruda inhaerefeat muro, & lic parietem calidum 
velamento aut tapete quali obducat, qui lic obductus k velatus vires & 

calorem 
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calorem fmim in venam defluentem debite exferere nequicquam potefl. 
At fi fuforium opus tantum perflet aliquot feptimanis ut 4 vel 5, tunc fta- 
tim onerari alvus & intra 1 o vel 11 dies venis ad fatietatem ufque repleri 
potefl; non nifi poft elapfum 4 vel 5feptimanarum febricitare folet cami¬ 
nus , fi nimia ciborum copia & incoflis quafi dapibus intempefte onuflus 
fuerit. 

Idem etiam in medio liquationis opere folet accidere; fi enim nimia 
vena gravidum reddis focum tuum, & prodigus reples voraginem illam 
fuperflua alimentorum quantitate, adeo ut pars omnino cruda & incocta 
foco inlideat, tunc vitium illico contrahit caminus, adeo ut diebus fequen- 
tibus vix nifi dimidiam venae partem appetat, & fic retrogrado paffu adve- 
ftigia fua quafi redeat, & vix ad dimidium numerum vafculorum, quod fit 
cum multo carbonum diljpendio. 

Quo major & capacior fornacis cavitas, eo etiam majorem copiam 
venae requirit; major quavis impofitionis vice 20 ad 28 vafcula venis ple¬ 
na recipit, quum minor non nifi 12 ad 15 ; in quadam audivi numerum 
vafculorum fuiffe 30. 

Utplurimum accidit, caminum etiam capaciorem vix ultra 15 aut 

17 vafculorum venam recipere pofle, quum alius ejusdem dimenfionis & 
magnitudinis 24 ad 28. Caulae dantur plures; fi ve enim primis diebus 
nimia venae copia obrueras caminum tuum, adeo ut in foco crudae & in¬ 
coctae faeces relideant. Vel fub fundo foci inclufus tenetur vapor aque- 
us, qui non aliunde exire potefl, verfus focum & contra iplum ignem fer¬ 
tur. Vel, faxum fundamentale foci ab aeftu igneo in medio liquationis 
opere ruptum eft, & per patentem hiatum verfus inferiora defluxerat vo¬ 
lumen ferri. Vel ex vetuftate rimas duxerat fornax, & fic variis in locis 
dehifcit. Vel funt carbones nimis humidi, & humor inclufus in venas & 
parietesfenfim diffunditur. Vel non adeft fufliciens menftrui, hoc efi, 
lapidis calcarei copia, cujus ope ferrum in foco fluidum reddendum eff. 
Vel, genus venae cum alius generis venis mixtum torporem quendam li¬ 
quori ferreo inducit. 

Quum itaque tam lente peragitur opus liquatorium in camino ae¬ 
grotanti, perit omnino pars multa carbonum; eadem quantitas vel men- 
lura carbonum femper apponitur, fi vel numerus vafculorum venis re¬ 
plendorum fit 15 vel fi fit 28; cum eadem quantitate carbonum funditur 
fic venae parum aut multum, & conlequenter minor pars ferri liquati ob¬ 
tinetur, quod fit cum jactura infigni carbonum. 

Vices impofitionum per diem folent effe 14 ad 18; adeo ut cumprae- 
terlapfum fit tempus 24 horarum, vena & carbones camino vicibus 14 ad 

18 fitfuperimmifla, hoc eft, femel intra quodlibet \\ vel || horae fpatium. 
Primis vero diebus tardius imponitur, & nec nifi decies aut duodecies 
intra noctem & diem, dein vero citius; quum enim lentius fpirant folles, 
lentius etiam liquelcunt & fubfident carbones, & conlequenter nec toties 
intra idem tempus fuperinfundi e novo vena & carbones debent, ac dein 
cum plenus aeftus & ventus admiffus fit. Utprimum vident ad certam 
&in muro determinatam profunditatem fubiidiffe carbonum ab igne li¬ 
quatorum 
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quatorum maffam & quidem ad 5 circiter pedum, tunc fciunt tempus 
adede, locum & ingluviem hanc vacuam novo carbone & vena adimplere. 

Sed ut eo melius procelfus ipfius operationis fuforise patefcat, ne- 
celfum ed, ut ferie, qua peragitur, exponatur. 

Vena prius adulta fub malleo, qui ope aquae & rotae elevatur, partim 
in frudula, partim in pulverem contunditur; facile enim fub malleo di¬ 
minui & frangi poteft vena prius igne cremata & pars ejus lapidea in cal¬ 
cem quali redacta; expellitur inde humor, qui tenacitatem creat; & vin¬ 
culis per ignem quali raptis aut laxatis fragilis redditur, & lic facile in are¬ 
nam quandam latifcit & dilabitur: praedat, ut vena in frultula minutim lit 
contufa; li enim in arenam & pulverem, meatum omnem inter carbones 
patulum obitrmt & replet, & igni vivo omnem tranlitum adimit, & lic 
vim ejus inhibet & impedit, quin in dammam erumpat. Sabulum etiam 
minerale facile carbonum interditia permeat, & non liquatum in focum 
ponderis fui gratia liibito delabitur. 

Primis diebus, repleta carbonibus cavitate, fuperimponitur vena in 
medio, non vero juxta parietes; ratio ed, quia paries adhuc frigidus loco 
caloris trigus quoddam live minus calidum exfpirat, & ipfum in prunis vi¬ 
vum ignem aliqua parte redinguit, adeo ut ad didantiam quandam a pa¬ 
riete venam non valeat fundere: & quia nunc maximus in centro ed ignis 
gradus, hinc vena minutim contufa primis his diebus in medio reponitur, 
utfcilicet fecundum lineam centralem deorfum duens interea folvatur; 
quod non deri poterit propius verius parietes, nec d judo major venae 
quantitas dt fuperimpodta. 

Tractu temporis cuna magis magisque caledunt, & ignefcunt parie¬ 
tes, latius fuper planum hoc carbonarium vel remotius a centro luperinji- 
citur vena; tandem pod 7 vel 8 dierum elapfum, vena etiam prope ipfum 
parietem infertur, fcilicet cum calor e pariete fpirans aequet gradum Calo¬ 
ris in prunis, tunc per totam aperturam difpergitur glarea Irae ferrea aut 
metallica: tandem cum major in pariete dt calor quam in prunis, parieti 
advolvitur major pars venae, quam in totam aream carbonariam alias immit¬ 
titur. Dicunt enim parietes femel accenfos & debite ignitos tantam venae 
copiam requirere, dve vocabulo illis udtato, attrahere, quantam fere to¬ 
tum volumen igneum parietibus his inclufum. Exinde deduci polfe vi¬ 
detur, e muro primis diebus exhalare calorem reliquo frigidiorem, adeo 
ut ei propiora pigrefeant; dein majori igne imbui laxa, dum tandem aequet 
ille gradum in prunis; tandem etiam fuperat; calor enim in duris major 
& intendor ed quam in levibus, pariter ut frigus. Idem etiam accidi]: in 
foco, primis diebus inhaeret ferrum liquidum parietibus, dum illi adhuc fri¬ 
gidum quid & humidum fpirent,dein incalefcit magis & magis,de qua re infra. 

Dum iterum fubddent carbones injecti ad altitudinem 5 circiter pe¬ 
dum, quod deri folet intra i|, i|vel 2 horarum fpatium, fuperinfundun- 
tur novi, refupinatis eidis, quiinfuper ope rutri aut crucis cujusdam ligneae 
aequantur, ut vena aequaliter fuperinderni podit; hoc facto, injicitur vena 
4» 5» IO > 15^24 vel 30 vafculorum, fecundum dedderium& appetentiam 
foci aut camini, de qua re prius actum ed: minerali dve ferreo hoc lapide 
ClaJJis /. de ferro, K com- 
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comminuto tota carbonum fuperficies undique contegitur, adeo ut nihil 
nifi vena appareat, & flamma reverberii ad parietes usque tradatur. Ob~ 
lervabitur etiam, ubi caloris gradus eft maximus, five in medio live ad la¬ 
tera; principio operis liquatorii efl: calor maximus in medio, fed fucceflii 
efl: maximus circa latera; & ubi intenfiflimus eft calor, ibi etiam fruftula 
majora venae crematas conjiciuntur; quo enim integriora funt, eo velie- 
mentior ad folutionem vel liquationem illorum calor requiritur. 

Sidiverfa venarum genera dentur, commifcenda funt; in quibus¬ 
dam locis commifcentur i o ad 20 fpecies, in quibusdam modo 2 vel 3; fed 
induftrius operator indolem uniuscujusque exploratam habebit, &fic cer¬ 
tum cuique locum in plano dicto carbonario, hoc efl, in camino defignare 
fciet: genus fulphuratum accipiet locum ad parietem e diametro venti aut 
orificii ventilatorii oppofltum; fulphuris enim liquati flamma faxa & fer¬ 
rum corrodit & confequenter orificium dichim ampliat & diducit, pariter 
etiam laminam ferream, qua: aperturam muri pectoralis claudit. Genus 
venae, in quo lapis calcarius multus fit, locum accipiet fupra ductum fpira- 
minis aut follium aperturam. 

Plurima excoctoris ars in eo confiftit, ut fciat quantitatem certam cu- 
jufque Ipeciei determinare, ut inde obtineatur ferrum bonae indolis. Si 
fulphure multo fcateat vena, ut debita ratione commifceatur cum vena, quae 
fulphure prorfus caret. Sique 20 genera adfint, noffe debet notam cujus- 
vis, & confequenter quanta cujusvis pars cum alio mifcenda fit, ut ex mix¬ 
tura illa ferrum genuinum & inculpatae indolis habeatur. 

Vena ferri non facile per fe liquefcit, nifi optime prius adufta fuerit, 
five ignem calcinatorium pertranfierit; quo magis ignem hunc palla fit ve¬ 
na, eo facilius in fluorem vi ignis fuforii redigitur : omnes enim ligatio¬ 
nes vel lulphureae vel aquese vel falinae ruptae aut laxatae funt, unde non fo- 
lum ab igne melius penetrari poteft textura ejus, fed etiam in partes rumpi 
& difcerpi. 

Sed quoniam per fe non facile in liquorem redigitur , praefertim fi di¬ 
ves fit nec multum calcis in finu fert; hinc neceflum efl, ut partem calcis 
uflae aut vivae quavis impofitionis vice etiam adjiciant: utque haec eo me¬ 
lius cum venis conjugium quoddam ineat, in medio five in centro apertu¬ 
rae fuper ipfos carbones ultimo loco fuperinjici folet; quibusdam in locis 
1, in aliis vero 2 vel etiam 3 vafcula plena, prout vena plus aut minus ejus 
requirit. Calx viva menftrui inftar efl in folutionibus iiccis, nifi adiit tale 
menftruum vel materia folvens, partes metallicae in venis nequicquam a la¬ 
pideis, hoc efl, ferrum a recrementis fuis fecerni poflunt; liquor ferri, fi 
calx nulla adiit, magis & magis lentefcit, nec fcoriae lupranatantes linquunt 
particulas ferreas, quas in finu indivulfas tenent. Aliquibus in locis, ut 
Roslagiae & alibi nulla calce indigent, quia calcarius lapis ipli venae inter¬ 
textus efl, & intimis ejus fibris infidet, & undique rivulorum aut venarum 
fanguinearum inftar tranfit & diftinguit. Expertum etiam efl, filieeumla¬ 
pidem prius calcinatum loco calcis verae fubftitutum efle, nec fucceflii ca- 
ruit periculum; lapis enim liliceus in genus quoddam calcis crematus abit: 
alias lapis liliceus multam fiuiditatem impertiri folet venis fulphuratis ut 
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sereis live cupreis, ejus ope fecretiones facili negotio peraguntur; de qui¬ 
bus alias. 

Qua ratione calor penetret dura corpora & parietes faxeos, dcfenlim 
etiam in duris Iphseram quandam moliatur, videre licet ex vapore aqueo, 
qui per canales ferreos live ffirulas ex caverna aut fovea prvdich prodit: 
primis enim diebus, quum calor non adhuc plene fundum penetraverat, 
vapor exhalat frigidus ; fed dein poli elapfum aliquot dierum vapor live 
halitus ille aqueus tepidior fentitur, & tandem ad lummum gradum edu- 
6lo opere liquatorio calidiffimus eft, adeo ut ori manus admoveri nequeat, 
evaporatur etiam denlius aqua & inftar fumi craffioris; quod lignurnelV 
calorem penetraffe fundum fuum ad foveam ufque. 

Alias primis diebus adhaerefcit parietibus & fundo adhuc frigido te¬ 
nax liquor ferreus, qui magis magifque denfatur; fuccedente vero tem¬ 
pore lenta illa adhaerefcens materia folvitur & emollefcit, fed modo fecun¬ 
dum longitudinem foci; adeo ut fundus primum nudetur in medio, dein 
ad parietes; quoque liquefcit magis pars hxc fundi fceculenta 8c feparatur 
a parietibus, eo majori ignis gradu penetratos elfe parietes foci fciunt. 


Signa ex quibus judicat excoBor 5 num major vel 
minor quantitas vence aut carbonum im - 



Iu Xcodoris fcientia 8c officium in eo imprimis confidit, ut genuinam ra- 
tionem quantitatis venae & carbonum fciat immittere, utque ex lignis 
judicare pqffit, num vena adhuc vel carbones adjiciendi lint: li enim juilo 
major copia carbonum immiffia fit, line ufu & effectu in venas debito con- 
fumitur & evanefcit quantitas carbonum, praeter quod ferrum nimio igne 
quali ullum & coctum, non illius indolis Iit, ac li ratio lit juffa utriulque. 
Si vero major pars venae adponatur, ferrum inde enafcitur crudum, nec a 
partibus faeculentis, lapideis & fulphureis liberum exiltit, & adhuc quali 
immaturum micis grandiufculis nitet: praeter quod ex onerato nimia ve¬ 
nae copia camino pereat velut appetentia & fames ejus ; adeo ut non arri¬ 
piat magis oblatam venam ut prius; fed partem ejus refpuit. Ex his pa¬ 
tet* quam multa in eo ars conliltat, ut fciat fufor carbonum & venae quan¬ 
titatem debite proportionare. 

Pariter etiam primis diebus fedulo obfervabit fufor, qua proportione 
venae quantitas adjicienda & qualiter augenda lit: ex prioribus liquet, au¬ 
geri quotidie debere quantitatem ufque ad certum quendam diem & Ca¬ 
lculorum numerum aut terminum; quod ex lignis judicabit. 

Sed antequam peritus excoclor lignis luis & indiciis lidem habere 
poffit, feiet etiam qualitatem fornacis &foci lui, hoc eft, fciet vitia aut 
virtutes camini: fciet conftruftionem ejus, num fundus ejus humidus fit, 
vel num fovea fub foco parata lit jullae dimenlionis ; num liber lit trans¬ 
itus vapori per canales ferreos: num folum circumcirca uliginofum aut 
ficcum lit; num laxa foci recentia lint & nuper ex petra excifa vel non: 


num 
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num murus camini (axis genuinis vel fpuriis condet: num vetulius & ex¬ 
edis gradum caloris debitum recipere recufet; num ex nimio uiu & vetu- 
date rimas duxerit: num parte fuperiore nimis hiet & apertus lit: num 
ventre tenus nimis amplus & obelus ; & plura alia quae node omnino de¬ 
bet fufor, antequam ex lignis certum de impolitionibus judicium ferre 
podit. 

Sciet etiam liquator qualitatem venae, alias indicia exploratorem fal¬ 
lunt; num fcilicet dives aut inops ferri dt; num fulphure, arfenico, aliis¬ 
que malignis heterogeneis dt referta, vel num illis plane dedituta: quale 
genus laxi indt; cui matrici inhaereat ferrum; num facile cedat igni, num 
diu reddat; num mendrui calcarii copia abundet vel non; quales inde 
proveniant fcoriae; qualis ejus in focodt color; qualis motus & coctio; 
& qualis ejus duiditas. 

Perpendet etiam, quales lint carbones; ex quo ligno cremati, num 
duri aut molles; num ponderod aut leves; num dcci aut humidi. 

Cautus & prudens excoflor operam femper navat, ut minor pars ve¬ 
nae apponatur, quam requirit appetentia foci, dve quam dedderat cami¬ 
nus ; vocatur hoc S vecice, laeta ugnen kraefvua , dve holla ugnen i krafivande, hoc 
ed, ut plus jugiter dtiat: ratio ed, quia inde melius fecernun tura metallo re¬ 
crementa nociva, &dc melioris notae ferrum obtinetur: fed adhuc magis 
ob illam caufam, quia periculum inde evitatur, ne caminus aut focus ni¬ 
mia venarum aut alimentorum copia femel oneratus vitium contrahat, ut 
vix dimidiam venae partem dein efuriat & digerat quam prius. 

Indicia, num major quantitas venae vel num major carbonum appo¬ 
nenda dt, funt praecipue fequentia: 

i. Si appareant micae quaedam vel fquamae recrementis emidis inhae¬ 
rentes & praefertim illis, quae ultimo cum ipfo ferro e foco folent effluere; 
interdum etiam drniles micae fuper ipfum ferrum jacent; quoties ergode 
fquamolae funt fcoriae aut ipfum ferrum, dgnumed venae partem adhuc 
requiri dve caminum, ut ajunt, plus dedderare aut efurire, feu nimiam 
copiam carbonum in ratione ad venam ede. Micae diefae drniles funt niti¬ 
do derili feu glaciei Mariae, ut vocatur; primis diebus usque ad i amura 
jugiter fcoriis & ferro inddent: at vero cum nulla augmentatio amplius ne- 
cedaria dt, fubito difparent; mox vero quum focus vel caminus plus ad¬ 
huc dedderat, & venam quad efurit, apparet nitidum illud fquameum, & 
hoc faepe in medio fudonis opere; quod ut animadvertit fufor, jubet da- 
tim ut unum vel bina vafcula lapidis ferrei adjiciantur prioribus, & dc au¬ 
geatur quantitas impodtionis. Nitor etiam hic inhaerere folet ferramen¬ 
tis & contis in focum immidis, fed d vena ferri admodum dives dt, non 
multa ejus copia apparet. 

2. Si recrementa ex foco emanantia dnt coloris albi, praecipue in ex¬ 
tremitatibus , vel d alias albe viridefeant, dgnum etiam ed, majorem co¬ 
piam venae imponendam ede. Primis diebus albefeunt fcoriae, quod oriri 
videtur a lapide calcario; nam eadem quantitas hujus lapidis primis die¬ 
bus apponitur quae ultimis, licet primis diebus non nid4 ad 12 vafa venae 
quovis die imponuntur, ultimis vero 24. Sed d vena ferri inops fit & re- 
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ferta lapide quodam calcario vel alio, fcoriae albe folent viridefcere. Ratio 
quidem eft, fi jufto minor quantitas venae fit, quod omne metallum inibi 
latens plane exfudet, adeo ut in lcoriis refiduum nihil lit, nifi pars lapidea 
in vitrum verfa; licet etiam calor viridefcensindigitet particulas ferri etiam 
inibi inclufas elfe: aliter vero elfet, ii minus caloris, vel quod eodem reci¬ 
dit, ii major quantitas venae iit. 

3. Si leves admodum iint fcoriae & inftar aquae limpidae cum effluunt, 
nec tenaces volumina fua lente trahunt, & in primo aere indurefcunt, li¬ 
gnum etiam nimis intenii caloris eft, qui per appoiitionem venae copiofio- 
rem temperari debeat. 

4. Per orificium , per quod ventus in focum immifflus fpirat, fedulo 
conipiciunt magiilri; orificium hoc oculus fuforis merito appellari poteft: 
per illum fufionisfuae fiatum explorant omnem; viam, quae illuc ducit, con¬ 
tinuo calcare folent, & vix intercedit horae quadrans, quin perdicium fora¬ 
men in medium ignem aciem fuam transmittant; vident enim volumen 
ferri agitatum, fcorias fupernatantes, & guttas liquefacti ferri in focum de¬ 
cidentes: apparent guttulae, vel quae potius appellari pofflunt, fcintillse, par- 
tim candida nivis inilar, partim nigrae, inilar imbris rari in volumen fub- 
jeclum ferri vel in albifiimas prunas delabentes: ii itaque pluvia haec pluri¬ 
bus guttis candidis quam nigris confiet, lignum eft nimii caloris, & quan¬ 
titatis carbonum jufto majoris, & plus venae effle apponendum: fi guttulae 
nigrae plures numero apparent ; indicium eft, venam imbris inilar deciden¬ 
tem non intime folutam effle, fed defuiffe carbones, & intenfiorem requiri 
ignem. Convenientiffimus liquationis ftatus eft, fi pluvia dicta aequis 
partibus canendarum & nigrarum guttarum conflare poftit. 

5. Ex fcoriis etiam perdi&um orificium conipeflis cognofcitur, quae 
ratio quantitatis carbonum & venae efie debeat: ii fcoriae apparent colo¬ 
ris fufei vel nigricantis, indicium eft caloris debilioris, qui ut reftituatur, 
majorem partem carbonum efie apponendam: at vero fi fcoriae apparent 
nimis lucidae, lignum eft defiderari caloris intenfiorem gradum, & plus 
carbonum effle apponendum: ii color recrementis fluidis fit viridis, & eis 
aequalis ubique fluiditas, ratio juila carbonum & venae cenfetur effle. 

6. Si ferrum emifflum & frigefaflum calcarium quendam nitorem 
oftentet, fignum eft, nimiam copiam venae effle appofitam; at vero fi 
ferrum in fraftura glaciem referat, fignum eft exiguae, quantitatis venae ra¬ 
tione habita ad quantitatem carbonum: utriusque juila ratio eft, fi ferrum 
in fraftura oftentet grana nitida, fed grifei coloris mixta cum granis fulcis: 
fed ex ferro ejusque colore hic non certa figna capiuntur; ipfa enim vena 
varietatem illam colorum & nitoris ferro imprimit, live jufto major, live 
jufto minor venae quantitas apponatur; adeo ut ex nitore live livore mi¬ 
carum aut granorum in ferro frafto certum judicium non poftit ferri de 
proportione media carbonum & venae ; certum quidem eft, fi non fufti- 
ciens caloris gradus aut quantitas carbonum fit, quod nitor fit argenteus 
in granis &ipfam venam in fractura referat. 

7. Si juxta orificium, per quod ventus fpirat, in foco congelefcere 
videtur ferrum, adeo ut ipfum orificium videatur praecludi, fignumeft,car- 
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bones nimium confumi, nec in debita ratione liquefieri venam; fedde 
Iiis infra. 

8 • Si fcoriae, quae immediate fuper ferrum emifiiim fe reponunt, fiftu- 
Iolae apparent , & coloris ferruginei &nigri, fed nihilominus pondere leves, 
figmini e A, rationem Juliam carbonum & venae effe : contrarium indigi- 
tant fcorfe ponderofe nimis Sc compactae & nimia ferrugine tinctae. 

9. Iple fumus & flamma, quae per fornacem furfum in liberum aera 
.effertur, & quae velpertino &tenebrofo tempore liquide & late difliila ap¬ 
paret, indicia praebet, qualis in ipfo foco fit venae excoctio: fi enim altius 
evolat flamma mixta cum fumo, lignum elt, ebullire Sc intumefcere volu¬ 
men in foco, nec bene feparari metallum a fcoriis, in quo cafu carbones 
fine eflectu confumi folent. Funditur Sc feparatur optime vena, fi flam¬ 
ma ex fornace exit acuta, albicans, candida, nec rubefcit nimis aut fcintillas 
cum fumo altius ejectat. 

10. . Non modo ex colore & vibratione flammee cognofcitur flatus 
liquelactionis, fed etiam ex colore parietum live murorum, quos lambit 
continue flamma erumpens. Ut fi murus pectoralis viridefeat, a flamma 
fcilicet Sc fumo, plus vente requiri fignificat; pariter fi parietes murilupe- 
rioris : fi vero nigrefcat, plus carbonum deliberari. 

. . 11. Si mafla ferri crudioris extrinlecus fit quafi polita Sc laevigata, fi¬ 
gnificat plus venae requiri: fi volumenferriicintillet, cum e foco erumpit, 
plus carbonum defiderari; Sc plura alia, de quibus in fequentibus, cum 
agendum eft de divinatione coctionis in foco. 

De cejlu fi? ebullitione nimia liquoris ferrei 

in foco. 

■pErrum reliquis metallis lentius & frigidius in focum liquamine ferri ca- 
lidillimo repletum defluens caufam extemplo luctae Sc reagentiae cui¬ 
dam praebet; exfultat illico tanquam aqua fervida in ahenis, furibundum 
fe gerit, intumefeit, ejedlanturque fpumae nigricantes Sc fluctus tenues cu- 
fpidati live in acumina terminati; ficque volumen in fervore & furore hoc 
fupra ipfos margines & lumina foci labra aeftuat Sc expanditur, non aliter 
ac aqua fubjccto igne in cortinis. Nigris faecibus orificium ventilatorium 
oppletur; recrementa ex foco detracta fulci & ferruginei coloris funt & 
multo marte referta. /Elius hic & luctatio partium flato tempore redire 
folet, non aliter ac febris frigida; flatim enim ut tanta ferri moles in pa¬ 
riete cavo colledta efl, ut verius focum pondere luo nutans delabatur, re¬ 
dit memoratus frigidus fervor; ferrum hoc impurum delapfum fermenti 
inftareft; nifi excoctor fciat tunc fluctus hos compefcere, fcilicet recre¬ 
menta tumida, &jam quafi ex nimia lucta Sc diflenlione defefla & quali 
exanima e foco extrahere, dein rutris Sc batillis uncis turgidum volumen 
continuo agitare & lubigere, Sc feces circa aperturam venti confolidatas 
conto aut pertica difeutere, Sc flucluantis foci fuperficiem modoprvdicio 
defpumare, lenta quadam tenacique materia focus oppleretur, Sc obftipa- 
rentur orificia, Sc labor omnis eluderetur, Ipefque lucri vana redderetur. 

Prae- 
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Praeterea fcorise ferrugine tinctae in finu multum ferri abfcondunt & fecum 
ex foco trahunt, adeo ut multa ferri pars in furore illo aut ferventi lu 61 a 
quali pereat. 

Quod itaque caufam hujus pugnae aut efFervefcentiae attinet, eft ea¬ 
dem quae in liquidis aliis levioribus, in multis aliisve laticibus miliis & con¬ 
cretis dum fermentant: ii enim alcalia miliacum acidis Uvealia, quae loco 
fermenti funt, in liquorem nondum fermentatum immittantur, illico folli¬ 
tis particulis & ruptis claullris partium exiguarum, bullefcit liquor; & bul¬ 
lis verfus fuperficiem, hoc ell, furliim praecipitatis lpumelcit. Circa li¬ 
quores hos ferreos licet graviores idem lolet contingere, li vena adhuc in- 
dilfoluta &ab heterogeneis nondum libera in focum aut volumen fluidifli- 
mum ferri delabatur; motum llatim excitat, & liquorem in bullas, tumo¬ 
res, fpumas movet & expandit. Vena enim di 61 a adhuc cruda & non fe- 
parata fermenti loco ell, nec celfat fervor, quam cum materiae fermentan¬ 
tes, quaecunque illae lint, foco vel educfe, vel invicem divulfe & feparatae 
fuerint: accidit in foco diclus fervor live furor aelluans, quoties multa co¬ 
pia venae adhuc crudae & a partibus peregrinis nondum-liberatae defluat: 
vel fi in loco parietis cavo colleclum liquamen aliquantilper lentefcat, & 
refrigeratum aliqualiter inde dein non particulatim & pluviatim, ut prius, 
fed volumatim ex proprii ponderis nifu in ferrum fluidiflimum foci devol¬ 
vatur ; vidimus in hoc cafu turgefcere illico ferrum liquidum, & male & 
quali infane fe gerere, non aliter ac li duo Ipiritus contrarii in una phiola 
confundantur. Non quidem obvium ell, caufas phaenomeni hujus genui¬ 
nas reddere : vel enim fuboritur praelium & flu&uatio dicta ex commix¬ 
tione frigidi cum calido ; li enim in calidiffimum liquorem praecipue me¬ 
tallicum injicitur laxum quoddam vel ferrum frigidum, fit llatim pugna 
frigidi cum calido & vice verfa; & conlequenter illud, quod fluidius & ca¬ 
lidius ell, falire & effervefcere incipit. Vel oritur ex eo, quod vena live 

ferrum in pariete cavo fic collectum, live in medio camino natum & con¬ 
flatum, nec partibus extraneis adhuc privatum, pondus inter fcorias & fer¬ 
rum medium poflideat; unde nec confortium potell habere cum volumi¬ 
ne puro ferri quia ponderofiori, nec cum recrementis liiperflciem tenen¬ 
tibus quia levioribus, fed locum intermedium intercepturum cum utris¬ 
que mifcetur; adeo ut moto liquamine, partes hae crudiores conterminae 
jam fubmerlae in volumine ferri abfcondantur; jam caput extollunt & fco¬ 
rias invadunt, & fle errantes confundunt utrumque liquamen, & confinia 
fua turbant, fcorias immergunt ferro & ferrum fcoriis, & totum volumen 
tanquam in turbine aquae cum fedimento & fecibus fundi mifcent; in 
hoc caifu pugna etiam exoriri potell, nam ferrum ut gravius partes fcoria- 
rum ut leviores continuo a fe disjicere conatur, Sc conlequenter in toto li¬ 
quamine difeors motus aut confliclus exillit. Vel etiam in partibus cru¬ 
dis, quae in focum ex loco decliviori volumatim ruunt, humor aliquis live 
vapor fulphureus inclufus ell, qui in medio ferri liquore a nimio & repen¬ 
tino calore, aeris aut aquae inllar, difpanditur & in bullas aut Ipumastume- 
fcit. Vel etiam alia caufa datur, quae fenfus nollros adhuc latet, quaeque 
«flum hunc fermentativum producit i non enim aliter fe res habet in li¬ 
quore 
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quore corporum duriorum graviflimo, quam in liquore aqueo, oleofo aut 
lpirituofo leviflimo, modo eadem utrique fit fiuiditas; particulae enim 
duriorum corporum praelia inter fe cernere & pari modo confligere pol¬ 
iunt, ac particulae leviorum & liquidorum. Haec quae didla funt, confir¬ 
mantur ab experimentis quae fequuntur. 

1. Si carbones nimis humidi fint, ut & vetufli & confequenter debi¬ 
les, adeo ut vena non debite liqui, & in partes minimas & fluorem purum 
folvi poflit, videmus oriri luelam memoratam; carbones enim humore 
quodam gravidi non primo ignis gradu, nec fecundo in defluxu per cami¬ 
num candefiunt, & quamvis candefiant, vix tamen inde omnis latex expul- 
lus eft, fed usque particulae vaporis inclufae fenfim cum favillis inde de- 
rafis in ignem & venam liquandam erumpunt, & fic ignis vim infringunt 
& impetum ejus refraenant, ut fcilicet non bene foluta vena & adhuc cru¬ 
da feu heterogeneis innexa in focum defluat, & motum diclum ciat. Idem 
etiam accidere videmus, fi perparum carbonum fit in ratione ad quantita¬ 
tem venae. 

2. /Eftus ille focalis etiam progignitur, fi copia calcis fufficiens non 
adiit, vel fi lapis calcarius vilis pretii & momenti fit; calx enim, ut diclum 
efi prius, in folutionibus ficcis menftrui loco eft; fiquefolutiones nulla vel 
vilis notae calce adjutae peragantur, partes leviores a ponderofis, lapideae a 
metallicis, molles a duris, mixtae a puris, in foco non feparantur, fed pu¬ 
gnam mutuo ineunt, & non nili finito praelio pacem agunt & in uno loco 
&foco conveniunt. 

3. Oriuntur tales ludiae utplurimum ab ipfa obliquitate parietis aut 
muri, qui fcilicet a ventre tendit verfus focum, quam partem focus fupe- 
rior maxime occupat ; fi illa ibi obliquitas fit, ut fecundum parietem rivuli 
venae liquatae non fatis perpendiculariter poflint defluere, fed in cavis qui¬ 
busdam locis tanquam in thalamis & toris morari &fifti, & per tempus 
ejus volumen quoddam colligi; interea enim lentefcit & in pariete haeret, 
ficque vifei & glutinis inftar pendet, nec in focum ftillat,nifi tanta liquami¬ 
nis ferrei copia fit, ut pondere fuo declinans a devexo quafi clivo fponte 
trahi aut delabi, vel tardo tenacique volumine fecundum parietes inftar pi¬ 
cis deferri poflit: exinde fequitur, quod ferrum reliquis metallis lentius 8 c 
frigidius in focum liquamine ferri calidiflimo repletum defluens caufam 
extemplo ludiae cuidam praebeat: quodque talis lenta & craflfa liquaminis 
derivatio autlapfus in caufa fit mot us praedidli, experientia teftatur: fi enim 
per orificium venti paullo ante motum ortum introljpicis, vel dum exoriri 
videtur, videbis lentam didli generis & piceam ferri materiem ante fora¬ 
men venti volumatim delabi, & gurgitiferreo jamdum turbato fubinde im¬ 
mergi, adeo ut oculatus caufam & originem luftrare poflis. Morbus hic 
non abfimilis eft febri frigidae, quae flatis momentis & alternis redit; effer- 
vefcentia haec vel 6ta quavis hora vel i2ma focum occupat, qui frige- 
fcit primum & tremit, dein calet & redivifeit. Si etiam guttulae nigrae nec 
ullae lucidae apparent, fignum etiam eft, frigus aut febrim didtam ventu¬ 
ram effe. 
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Finito denique opere liquatorio pars illa muri, quam infederat liqua¬ 
men collectum, valde excavata & exefa apparet, & hoc plerumque fupei; 
orificium venti. Ejusmodi lacunae Sc convalles in pariete a perpetuo ven¬ 
ti allilu aut attritu formari & cavari folent. Si enim directio venti illa fit, 
ut non lpiraliter lurfum feratur, fed volumatim unam partem perpetuo 
lambat & feriat, tunc igne adjutus facile fcrobem excavat & molitur, Sc 
juncturas ut & compages ipfas lapidum perforat 8 c perterebrat, ficque cu¬ 
bilia ejufcemodi pro ferro liquato format. 

Quum etiam focus humido in loco fit conflructus,cumque aqua fubter- 
labens non per fiphones ferreos vaporola omnis exhalet, led pars in fundum 
foci feinfinuans vim liquatoriam infringat, Muiditatem in ferro fiflat; ejuf¬ 
cemodi fluctuum ejectatio & ferri acuta & cufpidata ejaculatio animadver¬ 
ti folet: hxc omnia teflimonia 1'unt, oriri tales motus & inimicitias a com¬ 
mixtione venarum crudarum Sc non bene liquatarum. Quod ut adhuc 
confirmetur, perhibent oriri etiam fervores di£tos a vena non bene calci- 
nata; quo enim melius torretur flammis vena, eo etiam melius leparabiles 
in camino funt partes ejus metallicae, lapideae & aliae, quae fi ligatae fint, 
aegre disjungi poliunt, nec nili praeeunte fermentatione & reagentia dicti 
in foco. In caufa etiam dicunt effe venam minutim Sc quali in farinae fpe- 
ciem contufam, quae Svecice mioelbokadt vocatur; haec enim interftitia car¬ 
bonum facile in focum ufque cruda interfluit. 

Signa venturae ebullitionis, ex quibus praevident Sc praefagiunt tyro- 
nes inflare motus Sc labores, funt quae fequuntur. 

1. Si recrementa denfe erumpant foco, Sc tumidae exitum quaerant; 
lique longo traCfu & tempore volvantur, lignum' eft, intumuiffe jamdum 
ferrum vel fcorias fupra ferrum natantes, Sc volumen fermenti inflar ex- 
panfum viam eruptionis tumide & crafie opplere, Sc fpeciem praebere ac 
ii quadruphcata quantitas fcoriarum fit, non aliter ac hordeum cum aquis 
fubactum, vel etiam cereviliae Sc forbum admixto fermento. 

2. Scoriae etiam foco elapfae praedicere poffunt venturos motus Scin 
foco oriundas moles, fi enim tumidae primum appareant, & flatim ut foco 
eruperint, detumefcant collapfae, inque fe quali redeant, lignum eft ortae 
jamdum fermentationis Sc fubfecuturae fluctuationis admodum vehemen¬ 
tis ; cumque tandem refrixerint fcoriae, funt leviffimae, ftftulofae bullifque 
pumicis aut fpongiae inflar fuperficietenus refertae. 

3. Color in feoriis concretis aut frigefactis nuntiare etiam folet ven¬ 
turam in foco coclionem nimiam, fcilicet fi coloris non amplius fui fint, 
hoc eft, coerulei five viridis, fed fufci & nigricantis; flatim enim ut crafie- 
Icunt, obfcurae Sc caliginqfae apparent; lignum quod vena adhuc non fo- 
luta, fed ferro gravida Sc feoriis intertexta infideat; fi enim lapis a metallo 
nondum fit immunis, nec metallum a lapide, pulvifculo crudo minerali fti- 
pantur Sc confequenter obfufeantur fcorise, adeo ut nec pars lapidea in vi¬ 
trum fui coloris abire polfit, nec pars ferrea inde fecedere : Sc quia tanta 
copia incoctarum venarum infideat recrementis effluxis, hinc etiam eje¬ 
ctantur copiatim hic Sc inde fcinjrilk, tanquam ferrum candide ignitum 
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malleo percuflum; quse omnia indicio funt, multum ferri inefle recremen¬ 
tis, quod inde non feparabile in durius movet omnem foci undam. 

4. Elonginquo etiam ex ipfa flamma peritus excorior fcire & augu¬ 
rari potefl, qualis in foco flatus iit, num turba aut requies, adeo ut peregri¬ 
nus in via ad diflantiam aliquot mille pafliiumex folo profperiu focio nar¬ 
rare poffit, qualiter in foco fe gerat liquamen, num moveat turbas, num 
tranquilla fit partium motio & coriio, num alia rerum difcrimina fint; fed 
hoc tantum fub norie tenebrofa, cum flamma e fornace vibrata lumen fu- 
um late diffundat. Si enim flamma alte fuper fornacem fubvolvitur & 
denfe quali undulat, hoc efl, fi ejerientur & furfum glomerentur flammea 
quafi volumina, quae in aere rumpantur & difpereant erade, fignum efl tur¬ 
bari focum & pari modo e] e clari ferrum in ima fornacis parte ac flamma 
in fuprema. Color ignis & flammae index etiam efl motus five tranquil¬ 
litatis in foco; fi rubicunda nimis fit flamma, fi fuligine &fumo quafi con¬ 
ferta, fi pulvere nigro carbonario denfata; fi fcintillae rumpant flammam, 
& copiofe in aere volitent, fignum efl venturae tempeflatis in foco. 

Flamma etiam, quae continuo ex foco per aperturam ejus pectoralem 
five anteriorem evolat, & murum verberat, praenuntia etiam motus ventu¬ 
ri effe folet; fi enim inaequalis apparet & diferiminatim erumpit, emicat- 
que acute & evolat flriatim, & fubito moritur, iterumque emicat, fignum 
efl inchoati jamdum fervoris in foco. 

5. Murus etiam declivis pectoralis five fornicata, five frons obliqua 
foci, quae a flamma erumpente continuo libatur & reverberatur, & fuligine 
quadam obfufeatur, prodit etiam, liquamen ferri in foco inclufum vel pla¬ 
cide vel turbulente moveri; paries colore fufeo & fumofo obductus figni- 
ficat effervefeentiam & aeflum, pariter quod non liquatur vena, quodque 
partes leviores & ignobiliores non deferant ponderofiores & nobiliores, 
fed quod invicem conflictentur. Fumus hic five coloratio nigra oritur ex 
flamma, quae particulis fulphureis & carbonaceis mixta denigrat tefludinem 
& fornicis dirite faxa. At vero fi muras albe virefeat, fignum efl coctio¬ 
nis debitae. Murus ductui ventilatorio imminens eodem colore etiam tin¬ 
gi & fuffundi folet; pariter laquearia interiora ipfius orificii aut ventilato- 
rii feceffus; fumofus enim vapor ex foco jugiter exhalat, qui colore fuo fo¬ 
ci parietes obducit. 

6. Liquide & oculariter luflrare licet efFervefcentiae hujus initium & 
proceffum; fi per foramen durius fpiratorii transmittas aciem & penitus 
infpicias, primum apparent pone ipfum orificium fcoriae furgentes verfus 
os & contra ipfum ventum, parietem illum crebris iriibus plangunt & tun¬ 
dunt, non aliter ac durius ponderoiioris undae litora vel claullra; in apices 
terminantur hi fluclus, hoc efl, verfus fuperiora attenuantur velut cuipi- 
dati, nec volumine rotundo & fluido, ut alias, ferantur; fignum enim efl, 
intumefeere liquorem & in bullas expandi: ipfae fcoriae dein magis & ma¬ 
gis nigrefeunt, & venam nigricantem & crudam fuperdeietenus oflentant; 
incipit fuperficies voluminis lentefcere, & tandem immerfe liquori ferreo 
ipfum ferrum in altum fubjicere,fic totum liquamen in durius , fpumas 
Sc bullas levare, nec definere motum aut iram quam cum e foco extrahan¬ 
tur, 
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tur, & alveus hic defpumetur. Interea depluit imber coloris nigri; par¬ 
tes vente nondum lblutse fupra orificium pendent, & rivi ferri tenacis len¬ 
te fic fluunt, adeo ut rollri aut nafi indar fuperimmineant ori ejus, & fic 
volumatim non aliter ac picea quadam materies in focum calidiffimum 
delabuntur; <Sc quia frigida in calidum «Sc denlata live crafliora in fluidifli- 
mura liquamen merlantur, non mirum eft, 11 conflictus inde oriatur : & 
quia a flabris frigidis «Se fortaflls etiam aquolis IbinTia dicite facile duritiem 
contrahunt «Sc horrefcunt, hinc llipite quodam arbuteo vel ferro culpidato 
a faucibus orificii ejus jugiter excutiendae lunt; facile alias obflipant «Sc 
praeftruunt viam «Se duftum illum fpiratorium live animae meatum praeclu¬ 
dunt. Quum liquor hic ferreus lic intractabilis turbine quodam jariamr, 
multa ejus pars etiam in ductum fpiratorium fub fcintillarum fpecie proji¬ 
citur, quibus orificium fenflm oppleri «Se ftipari folet, vel praecipue circu¬ 
lus oris ejus angullari, hinc jugiter diducendus efl. Hac & plura alia ob- 
lervari poliunt, fi per foramen dirium introfpicias. 

Opus vero & labor efl:, ut motus hi impacati fiftantur «Sc compe- 
lcantur; nili enim malo huic tempellive opem feras, nequicquam dein la¬ 
borem «Se fudorem impendes ; fero veniet medela, li vento prteclufus fit 
meatus <Sein foco concreverit volumen, hinc quibus modis luccurrendum 
fit, dicam. 

1. Quum inflare laborem hunc foci animadvertunt, conto aut rutro 
in'focum tumefcentem inferto volumen gravidum continuo verfant & 
fubigunt; quum enim agitatur liquamen fermentatum live in tumores di- 
ftentum, paulifper detumefcit, & iras quali luas «Sc fervores deponit; non 
aliter ac aqua fervens in lacu live olla, ut primum fupra labra vafis dilpan- 
ditur, injecto tantum falis frigidi pugno, live tumido liquore per cochlea¬ 
re circumacto «Sc verfato, fedatur flarim tumefcentia inque fe paullatim 
redit aqua Qic etiam liquor hic ferreus ex fubariione perpetua criftasfuas 
dimittit «Se fenflm collabi videtur: per motum live undulationem artifici¬ 
alem commifcentur partes tam amici quam mimicae, «Sc fic fucceflu agi¬ 
tationis leviora a ponderofis, «Sc lapidea a metallicis difcriminantur, & quod¬ 
libet fuum in foco locum fecundum gravitatem ejus ipeciflcam clirit. 

2. Adhuc inflant labori miniflri, & foras rutris luis educunt Fcorias 
fic metallo partim exutas : fcoriae jam tumidiflima longo tractu «Sc multo 
volumine ex foco volvuntur, «Sc quia in fuperficies tenues «Sc bullares cavi¬ 
tates mire expanlae lunt,'hinc etiam ingens apparet illarum copia, tan- 
quam z vel 3 foci illis adimpleti fuiflent, non aliter ac farina cum aqua & 
lacte tubaria, admifto fermento: ledutprimum e duria aerem, tangunt, 
tumores deponuntur «Sc mitefcunt. 

3. Recrementa, quae orificium venti tam crafie flipant, fedulo debent 
pertica five batillo ferreo habili excuti, «Sc foramen.panium teneri; nifi 
enim huic rei ftudium impendant, facile praftrui poterit via fpirationis & 
pulmonaria, & omnis calor foci quafi vitalis exftingui. 

4. Praeverti etiam hoc malum pofle experti lunt, fi vena, debito igne 
torreatur prius & adolelcat; fi non multa ejus pars in farinam fracta «Sc 
comminuta fuerit, adeo ut interftitia inter prunas legens in focum 'praeceps 

* «& non- 
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& nondum praeparata defluat: fi carbones tempeftati pluviofie & humidx 
non fuerint expoliti; vel fi fint, quod eis admifceantur carbones ficci: 
pariter fi cavitas fornacis parietibus nimium cavis & parum obliquantibus 
conftet, lique feceflui aut ductui lpiratorio nimia obliquitas, nec litus ni¬ 
mis horizontalis detur: lique lolfa fine cella fubterranea a fedimentis Sc 
illuvie purgetur: & fi plura obferventur, quae ut praecepta felicis liquatio¬ 
nis agnofcunt cxcoctores. 

Sequitur etiam ut damna & detrimenta ex tali voluminis ferrei aefiu 
oriunda expediantur. 

1. Si fervor fit mediocris nec nimius, hoc eft fi femel quovis die vel 
quovis biduo recurrat & reci procetur febris dicta, nihil damni afferri liqua¬ 
tioni perhibent; potius enim ex motu inteftino particularum folutio & 
feparatio fit, non aliter ac liquor fermentatus, difcordia ceffante, tandem 
clarefcit & ferenatur; unde etiam a fedimentis & faecibus purgatur focus, 
& confequenter dein melius in foco peragitur liquatio, adeo ut tanquam 
valetudini reftitutus focus plus venae aut cibi cumfiomacho luo bene con¬ 
venientis dein elurire videatur. 

2. At vero fi crebro recurrat, & bis aut ter fi ve faepius quovis die, li¬ 
que cum vehementia quadam aeftus dictus tanquam efifaenis furat, jaciii- 
ram fatis inlignem ferri patiuntur domini: non enim metallica pars ex fco- 
riis debite exfudat in foco & elixatur, fed eis inhaerefcens foras fimul cum 
recrementis educitur; unde etiam fcoriae dictae ferro apparent refertae, 
quod tam ex colore quam ex pondere cognofcitur. 

3. Nili etiam induftrius excoctor adhaerefcentes faeces ex ore duftus 
fpiratorii jugiter decutiat, ut apertis labris fpirarepoifit ventus, etiam prae¬ 
cluderetur facile orificium & fuffocaretur ignis inclutus. 

4. In dicto cafu, pereunte multa parte ferri, in vanum & fine lucro <Sc 
effectu confumuntur carbones. 

5 Peracto fervore, ferrum etiam fiftulofum & indolis pejoris obtine¬ 
tur : finita enim lucta liquorum, fcoriarum fcilicet& ferri, fuperficiem ferri 
frigefadti videre hcet hiatibus & cavernulis live pufiulis fed exilibus ple¬ 
nam; quae veltigia lunt exactae tumefcentiae. 

Indicia externa Jlatus interioris Jive liquationis 
in foco, ex flamma praecipue petita, 

'pRius dictum eft e longinquo ex ipfa flamma aliisque lignis videri & di- 
vinari poffe, quis in foco ftatus Iit, quid flamma inclufa operetur, qua¬ 
lis fit fubditus ignis in foco, & plura alia; adeo ut non opus Iit luftrare in¬ 
teriora & vifcera rimari, qui fcire cupit lique factionis fortem: ut 

1. Si flamma glauci coloris fit, lignum eft, liquationem optime pro¬ 
cedere. 

2. Dein fi albefcat. 

3. Si flammae color nimis coeruleus fit, indicium eft, crudam efle ve¬ 
nam, & adhucfulphure crafliori pollentem; unde fi torrefacta bene fit ignq 
calcinatorio, color hic coeruleus limpidefcit & evanidus fit. 

4. Color 
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4. Color flammae flavus fignifxcat liquationem nimis iiccam in foeo, 

5. Color rubefcens vero carbones noviter effe infufos, & nondum 
candefaclos & vivos: alias lignum dant aeftuantis foci live luftantis ferri, 
de qua re modo actum eft; & adhuc magis li fcintillae cum fumo ex flam¬ 
ma le proripiant, fique paries fuligine quadam infufcetur. 

6. Flamma exilis nec late fupra aperturam fuperiorem diffufa fignifi- 
cat viam eruptionis ejus prseclufam efte, vel a vena obftruente meatus vel 
a pulvere carbonum. 

7. Ex altitudine & lata difperfione flammae judicatur de vena, quod 
cruda necfoluta in focum defluat, quodque aeftum venturum pnefagiat: 
Per rara & vacua interftitia libere permeat ignis, & in altum globarim ef¬ 
fertur : unde optima eft flamma non multum elata. 

8. Flamma fere eadem eft primis inchoatse liquationis diebus ac dein 
fequentibus, quamvis differat ratio quantitatis venae, praeter quod primis 
diebus albentior iit, poftea coerulior. 

9. Flamma reverberata & per aperturam fornacis fuperiorem evo¬ 
lans, tantummodo circumcirca parietes emicat, non vero in medio; in 
caufa eft, quia verfus parietes cogitur, impediente vena in medio fuperim-r 
miffa, licque pnecliifis meatibus, juxta parietes erumpit. A binis aper- 
turse lateribus altior femper apparet quam alibi, fcilicet immediate fupra 
aperturam muri pectoralis, live per quam emittuntur liquamina foci / pa¬ 
riter a parte e diametro ei oppoiita; non verofuper ipfum fpiraminislpe- 
cum aut ductum. 

Ex volumine ipliusmet ferri judicari etiam poteft, qualis ratio carbo¬ 
num & venae lit, ut & qualis indoles ferri : li enim ex ferro emiffo fcintil¬ 
lae nitidae 8 c corufcae tanquam ex fornacula erumpant, lignum eft duritiei 
in ferro; quoque major copia lcintillarum aut micarum, eo durius; in quo 
cafu requiritur augmentum carbonum live diminutio venae. Quum vero 
defideratur durities in ferro, ut fcilicet quum incudes majores funt fun¬ 
dendi, & fupellcctilia alia ferrea, quae crebris ictibus non cedent, jufto ma¬ 
jor quantitas venae apponenda eft, fed fit hoc diebus ultimis operis liqua¬ 
torii, tunc enim nulla timentur damna, aut fortes infelices liquationis; ul¬ 
tima enim manus aut finis imponendus eft: at vero ad utenfiliaferri mol¬ 
lioris, tunc jufta pars carbonum vel etiam major apponenda eft, quod pa¬ 
riter ultimis diebus peragitur; illum enim caloris gradum, quem femel 
conceperat fornax, confervare dein nititur; hinc fi augeatur vel diminua¬ 
tur ratio carbonum aut venae non procul a fine totius operationis, nihil 
refert, an caminus labem aut morbum quendam contrahat, non aliter ac 
li vulneraretur, qui extrema patitur. 


Quomodo fcorice fe habent 6? ex foco 

emittuntur\ 


Lurima pars venae in fcorias abit, prafertim fi metalli inops lit: fcorias 
enim conliftunt modo partibus lapideis a metallica fecreris, & luper- 
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natant, quia leviores, ferrum aut volumen ejus gravius; quod enim fpecift* 
ce gravius eft, locum inferiorem occupat, & vice verfa; hinc eodem mo¬ 
mento, ut ex lapide exfudatur ferrum, leviora tranfit & particulis elemen¬ 
ti gravioris fe immergit; hinc fcoriae maxima lui parte lapideae & fulphu- 
reae funt, ufque tamen non plane immunes metalli, quin ferri portiunculae: 
inibi etiam lateant, quae vel in globulos rotundos vel ovales tranfeunt, vel 
etiam difperfe una cum lapide vitrefcunt, & vitrum vel colore viridi vel 
nigricanti tingunt: hinc videmus partem recrementorum & fordium ex 
vena leparatarum mixtam dfe cum copia metalli. Praeterea volumen ico- 
riarum amplum & multum apparet, & confequenter citius augeri videtur, 
quam ferrum. 

Excoctor per orificium fpirationis fedulo luftrat, ad quam altitudi¬ 
nem afcenderint dictae fordes & recrementa, & num tempus fit illas emit¬ 
tendi : certam habet excoctor deflgnatamque altitudinem, ad quam cum 
enixae fint fcoriae, contum infertum & extractum fponte foras fubfequun- 
tur, remanentibus illis, quae ad dictam altitudinem nondum pervenerant: 
in foco enim retinentur, dum fumma labra oris ventilatorii pertingant, 
nec altius afcendere permittuntur, ne fcilicet orificio illabantur, & flabris 
praecludatur via. 

Expertum cft, quod fcoriae multum contribuant ad facilitatem liqua¬ 
tionis & feparationis metalli a lapide; adeo ut fi defint fcoriae, qusefuperio- 
rem locum in foco teneant, & quae velaminis i nitar ferrum infra abfcon- 
dant, facile comburi & durum evadere ferrum poterit, & fic tenacitatem 
ferro debitam amittere, unde tutum fub tunica dicta & pelle fcoriarum la¬ 
tet ferrum, non aliter ac aqua fub oleo, quae nec media aeftate putrefcit, 
nec hyeme concrefcit: faepius obfervatum eft, fi nudetur ferrum, fcoriis 
omnibus exemtis, quod facile in aeftum & motum intempeltum agatur: ve¬ 
na enim in calidiffimum & ponderohffimum liquorem labens, non ftatim 
qua calorem & qua pondus concordare poteft, fcd oritur quaedam quali 
difcors concordia; unde etiam excitur ferrum in motum, qui non definit 
antequam fermentatio peradta fit, & leviora a gravioribus, hoc eft, illaquae 
minorem calorem ab illis quae majorem concipere poliunt, fint feparata. 
Quod fcoriae menftrui loco fint, five quod illarum ope fecretio & liquatio 
peragatur melius, experientia dictitat. Si continuo obveletur ferrum fco¬ 
riis, inde melius coftum Sc tenacius evadit, aliter vero fi privatum fcoriis 
five nudum fit, hoc eft, fi mars nudum corpus nudofquc artus quali veltae 
oftendat. Ratio eft, quia vena primum foluta defluit in fcorias, quae le¬ 
viores funt ut & frigidiores quam ipfum volumen ferri; vena quamvis 
cruda inter fcorias adhuc morari poteft, tam ratione ponderis quam ratio¬ 
ne caloris, & confequenter inibi tanquam in elemento fuo five menftruO 
ienfim incalefcere & folvi; quodcunque gravius eft, tranfit fubito levio- 
ra, & locum inter graviora petit, adeo ut per omnes gradus igneos tranfire 
poffit vena, antequam folvatur & feparetur: fi ruit fubito in volumen pon- 
derolum, inibi ficce torretur & aduritur, nec feparantur invicem partes le¬ 
viores a gravioribus & vice verfa : fi ruit ftatim in volumen calidiffimum; 
antequam per gradus illuc perveniat, motum flarim «& pugnam frigidicum 

calido 
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calido ciet; hinc ad feparationem partium multum contribuunt fcoriae. 
Unde etiam, quum seftuat & fervet focus, detinentur diu fcoriae antequam 
emittantur; fi enim mox emitterentur, & in nudum ferri volumen vena 
collecte, delaberetur, adhuc major vehementia exiiferet, & totum volumen 
a fummo ad imum turbaretur: at vero fi multa copia fcoriarum fupra fit, 
materia tenax ferri fubinde delabens, non in materiam nimis difeordem & 
plane contrariam delabitur, fed in amicam, ubi facilius morari & exfudari 
poteff 

Primis diebus, quum lentius augetur in foco ferrum, major copia fco¬ 
riarum detinetur in foco quam fequentibus : quo enim minor in foco & 
camino liquatorius calor eft, eo diutius & altius teneri debent fcoriae; fub 
illis enim hui dum & calidum tenetur ferrum: at vero fi fubito nudetur, len- 
tefeit &afperatur ferri liquor, quia nihil menftrui adeft, cujus ope rurfus in 
liquorem diluatur. Hinc quo lentius evafit & magis diriguit ferrum, eo 
pigrius in foco exiftit feparatio, & eo plus fcoriarum requiritur, hoc eft, 
eo denfiori quafi pelle & tegmine operiendum & muniendum eft volu¬ 
men ejus. 

In quibusdam locis, praecipue ubi vena ferax & dives ferri eft,fiveubi 
non multa calcis & lapidis copia ei ineft intertexta, detinentur intra clau- 
ftra fua fordes dicte ad multam fatis altitudinem, defenditur fic, ut prius 
dirium eft, liquor ferri a craffefcentia & lentore; tunc intra quaslibet fe- 
ptem aut decem horas non nili quater vel quinquies emittuntur fcoriae. 
At vero fi multo lapide & calce impraegnata fit vena, liepius educitur; & 
quibusdam in locis fernper fere patet orificium & exitus, adeo ut conti¬ 
nuus quidam & lentus effluxus lit, in quo cafu non multi laboris eft exco¬ 
rior! & famulo ejus circa focum illum & os ejus cuftodias& excubias agere. 

Scoriae per clivum arenarium deorfum oblique & lente trahuntur & 
lapfu fecundo quafi feruntur ; dein fuperinjeria aqua batillo quodam un¬ 
cato fubtrahuntur, & cifiis foras deportantur. 

Quum itaque effluxerit debita recrementorum quantitas, clauditur fta- 
tim apertura; protrahuntur e foco aliqua prunae candidiffimae, fupra fo¬ 
cum leviter volantes, & fuperinjiciuntur 2 fpathae pulveris carbonum, ut 
& pars pulveris fcoriarum, pariter arena cum carbone pulverato & hume- 
riato mixta. 

Quomodo ferrum fluidum ex foco emittatur. 

Q Uum focus ferri liquore fit ad oram aperturae ventilatoris usque re- 
pletus, adeo ut fcoriis non amplius pollit obduci detegi, quin in diriam 
Ipirationis aperturam irrumpant, tunc tempus eft ipfum ferrum fluens 8 c 
ponderofam illam undam emittere & focum evacuare; fed antequam reclu¬ 
ditur orificium, per quod effluet, ferramentum quoddam magnum five con¬ 
tus ferreus, qui Svecic zBrottf V ett vocatur, in focum inferitur, adque omnia 
foci loca vertitur & agitur, radendo & rimando tam latera quam angulos, & 
effringitur omne id,quod circa latera & fundum diriguerat, & ab ultima emif- 
fionis vice eis interierat, nec ceffat excorior quam cum feces & fedimenta 

haec 
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haec avulfa lateribus & locis fuis emota furfum ferantur; quia enim ferro 
leviora funt, utprimum a parietibus fuis evulfa funt, ratione levitatis fuse 
lponte furfum emergunt. Hoc facio, immittitur rutrum, quod Svecice 
Lachtfpett dicitur; hoc fecundum fundum foci ducitur, & praecipue circa 
anteriorem ejus partem, & fic fundus fece fua privatus jam raditur & quali 
fevigatur ab omni inaequalitate, ne lcilicet cruftacea pars adhaerefcat: hoc 
nili quavis emiffionis vice fiat, accrefcere magis magisque talis materia po- 
teft. Quumque haec fafla lint, & quum verfus fuperficiem emerferint 
moles & fordes fundi, ejusdem rutri auxilio poli moram aliquam e foco de¬ 
trahuntur. Tali modo purgatur integre focus bis inter quamvis emiffio¬ 
nis vicem, fcilicet aliquot horis antequam emittendum eft ferrum, pariter 
mox cum emiffiimlit. Sudat & angit nunc tyro aut excoflor, maximus 
enim ejus labor eft, cum huic operi indat, nam fuftinet comminus flam¬ 
mas flammarumque volumina,'e quibus undans quali calor erumpit, quo 
facies & nudi ejus artus circumfunduntur. 

His peraflis ex foco aliquae prunae albicantes in aperturam per ru¬ 
trum in foco circumaflum faciam protrahuntur, dein fuperinjicitur gla¬ 
rea fcoriarum commixta cum arena & cinere ullo, ilio fcilicet qui fub ferro 
liquido live qui mallis ferreis calidis fubjedlus fuerat, una cum aliqua parte 
pulveris carbonarii: hujus mixturae ope impeditur flumen fcoriarum, ne 
erumpat, nec tamen ita praecluditur exitus, quin facile poffit aperiri; nam 
mixtura illa non in vitrum abire potefl. 

Materia foci live illa, quae parietibus affixa effringitur, & quae fuperii- 
ciem liquoris ferrei effracta tenet, non ex folo lapide & fulphure conflat, 
led etiam multa pars ferri ei intertexta latet, alias non fundum petere & 
deorfum niti per volumen ferri ponderofum potefl, hinc etiam natans fu- 
per ferri undam liquitur per aliquantum temporis fpatium, fcilicet ut pars 
metallica adhuc ei immixta inter lcorias debite poffit exfudari. 

In quibusdam focis feces fundi praedictae in majore quantitate appa¬ 
rent quam in aliis, ubi vena ferri admodum dives & llcca eft, nec calcarii 
lapidis ferax: li pars calcis fufficiens ad manus non iit; ii foci fundamen¬ 
tum lit humidum, hoc eft, li vapor volumen foci per infenfibilem trans- 
pirationem refrigeret, fedimenta talia abunde inhaerent foci parietibus; 
praecipue ii multum venae & parum carbonum apponatur: materia illa fae¬ 
culenta foci nihil aliud eft, quam pars quaedam cruda & nondum a metallo 
feparata, ferrum fcilicet junflum cum lapide. Hoc etiam accidere folet, 
li foci parietes frigidi lint & vapores gelidum exfpirent. Dantur tamen 
foci qui iicci funt, ut & vena, quae praecipue inops & pauperrima multo 
lapide gaudeat, quae nulla fedimenta & praecipitata juxta fundum <k parie¬ 
tes deponunt, fed quae liquata fluidifllttiae undae fpeciem, fcoriae vero ejus 
colorem turchoidis referunt. Quaecunque tamen fluiditas lit in latice fer¬ 
reo, usque tamen rutris & contis agitari debet, autfemelaut bis inter 
quamvis emiffionis vicem: ratio eft, ut impediatur incruftatio dicla foca¬ 
lis, ut & per talem motum reciprocum & agitationem in foco fluidius ad¬ 
huc reddatur liquamen ferri, & pars ferri in fcoriis adhuc latentis eo me- 
hus exfudetur& eliciatur: fi enim ferrum globatim collectum in finuquo- 
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dam recrementorum abfconditum effet, agitatis fcoriis, ut & ferri volu¬ 
mine, pars ejus ponderofior deorfum fublidet; pariter convertuntur & re- 
fupinantur fcoriae, & confunduntur fic levia cum gravibus & vice verfa, 
licque demittunt fcoriae, fi quid nobile in gremio abfcondant, 

Emillis fcoriis per orificium venti clare admodum confpici poteft 
mars in foco nudus, proditur enim colore rubicundo, quo a fcoriis, quae 
magis albent, notabiliter diftinguitur. Quum itaque ferrum hoc ad oram 
dicti orificiiadpulerit, tempus eft aperturam moliri, 8c focum liquore jam 
multo refertum exonerare. 


Antequam emittitur hic liquor rubicundus martialis, parantur in are¬ 
na, quae minuta fluviatilis efle folet, loca live receptacula pro liquore emit¬ 
tendo ; foffa quaedafn longa fcihcet ab apertura ad remotiflimam illius areae 
partem usque effoditur in arena; fpeciem etiam foffae plane refert, quae 
infra anguliata fit, fupra vero diducta, hoc eft, verfus fuperiora eft foffa illa 
magis panfa : Canalem feu foffam hanc in longitudinem ductam partiri 
-dein folent in plures toros & thalamos, in quos fe recipiet liquor emiffus, 
interjiciendo arenam inftar fepimenti, fed non ad altitudinem fuperioris 
marginis in foffa, quod fit illum in finem, ut ab uno loculo in alterum fu¬ 
pra ipfum fepimentum fluere poflit unda ferri. Si multa pars ferri fit, 
plures hujuscemodi foffas in arena ducunt, & dein in loculamenta fua & 
cubilia, parvis interjectis aggeribus diflinguunt; ita tamen ut hinc & inde 
pateat ab una foffa ad alteram per aperturam datam excurfus ; fcilicet ut 
eo melius ferro repleantur omnia in arena efibfla fedilia. Numeras fos- 
farum proportionari folet fecundum quantitatem ferri, pariter etiam illa¬ 
rum profunditas: foffa; vel i vel 2 vel 3 ndnierofunt, fedilia fiverecepta¬ 
cula fepibus dictis intercepta & inclula, numero 6, 7 vel 12 funt, fcilicet 
fecundum capacitatem foci, vel etiam fecundum quantitatem ferri in foco 
contenti. Arena fluviatilis effe folet, nec nimium ficca, nec nimium hu- 
mida ; fi ficca nimis, injefta aqua humectatur; fed videndum, ut fundus 
hic arenarius omnem injectam aquam bene ahforbeat, nec aliqua ftagnans 
in fundo alicujus fedilis fedeat, adeo ut inde in arenam fubjeftam non 
diffipari vel ab illa abforberi poflit. His factis, fuperinjicitur tenuiter are¬ 
na cremata five cinis uftus: ultimo lignatur quodhbet fedile fuo numero 
Sc fuis literis fornaci propriis. 

Quum itaque parati fint tori pro receptione liquoris ferrei, praeclu¬ 
ditur primum orificium ventilatorium, apponitur fcilicet rutrum fine bra¬ 
cteola, in quam ventus reverberatus inde refilit: nifi praefiniatur via haec 
vento, accidit quod aura irrumpens flammam in vacuo foco jam domi¬ 
nantem & jam parietes ejus plangentem verfus orificia bina jam aperta, 
fcilicet per quae emittuntur fcoriae & liquor ferri, agat; & fic longius ex¬ 
tra focum vibrata faciem operatoris feriat & calore nimio fuffundat: haec 
eft ratio, cur orificium dictum venti praecludatur. 

Locus, per quem emittitur ferrum liquidum, eft, ut prius eft dictum, 
inter obicem & parietem unum lateralem; ibi enim interititium eft arena 
& argilla obturatum : jam vero cum focus ferro plane fit repletus, in com- 
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mifluram hanc argillaceam St arenariam intruditur contus, St valida bra¬ 
chiorum vi adigitur; fed quia multa ejus pars in vitrum concreverat,hinc 
vires brachii non fufficiunt, fed adigitur adhuc validis malleorum ictibus , 
ufque dum dicta junctura ad iplum ferrum fit perforata: vulnere Se fora¬ 
mine fic facio eximitur contus, infiat illico St fubfequitur volumen ferri, 
quod fluminis rapidi inflar deorfum & prseceps per clivum quendam dela- 
bitur in fubjccia fedilia, St illa ordine adimplet: tanquam torrens rapidus 
fluit hic liquor ponderofiis, nam inclutus in foco ad altitudinem pedis fu- 
perincumbens inferiora premit, dum tandem altitudine decrefcente len¬ 
tius fluat. Ferrum in laplii fluidiflimum apparet St coloris rubini, ultimo 
fubfequitur etiam rivulus exiguus fcoriaceus, qui jugiter luperflciem fluen¬ 
tis ferri premit, a quo diftinguiturper colorem qui flavus efl: hic etiam lo¬ 
cum occupat fuper volumen ferri ultimo elapfum, conftatque fcoriis, quae 
de lapide St de ferro firnul participant, quaeque illius naturae funt, ut igni 
maximopere refiftant. 

Emilfo fic ferro, unda haec metallica flat rubicunda & rutilans fed ne 
fuperficietenus tumefcat in exiguas bullas, fuperimmittitur cinis calidus & 
uftus, fub quo etiam melius St lentius, quam fi aeri nudo eflet expofita, in- 
durefcit. Alias videre licet in ipfis concretionis momentis undulationes 
quasdam finuofas, quae hic St inde ferpunt St ftringunt fuperficiem calidam 
St anhelam ferri, .St tandem flexibus quafi lerpentinis fuperficiem ligant. 
Tandem circa initia St oras cujusvis fedilis five fuper ipia fepimenta prae¬ 
dicta injicitur arena humida; ubicunque enim talis arena fuperimmittitur, 
fragile redditur ferrum, adeo ut frigefactum facile fecundum eandem line¬ 
am difrumpatur & dividatur ;*ficque in maflas frangitur numerum fedili- 
um aequantes. 

Accidit interdum, quod volumen hoc liquidum ferri fubdita aquain- 
tumefcere incipiat, in globos bullares paullatim elevari, St dein furfum ver- 
fus laquearia domus ufque ejectari, St faepe totam domum incendiis St ad- 
flantes imbre igneo mifcere : in caufa efl aqua voluminibus fubjccia, quae 
ii ftagnet, nec ullibi exitum quam per iplum ferri liquorem habeat , nimio 
calore in vapores St bullas extenditur, quae elafticitatis St levitatis fuae gra¬ 
tia furfum vi leviflima fed fimul validiffima per undam ponderofam, fe¬ 
cundum praecepta nota hydroftatica, fertur; dum tandem per luperiorem 
ejus fuperficiem erumpens fecum in altum ferat ferrum, St globos ejacule¬ 
tur igneos & metallicos, omnemque domum unda ferrea flammante com¬ 
plet; hoc quidem raro accidit; fed utprimum apparet, tunc vel fuperin- 
jiciunt arenam ullam St humidam, qua ira intercepta interdum folet refrse- 
nari, quia crufta ftatim inducitur ; vel fi increbuerit hic fervor, juvat foras 
fe proripere, St tutum ab imbre ignivomo locum eligere. 

Quidam etiam ex excoctorum turba advenis fequens phaenomenon 
oftentant St venditant, fcilicet digitos St integram palmam immittunt li¬ 
quori ferreo, St dein extrahunt illaefam, vel etiam crebrius immergunt di¬ 
gitos, St volumina metallica in altum cava manu projiciunt : fed antequam 
in ignitum hunc liquorem injicere audeant nudam dextram, fub ulnis vel 
alibi tenent illam, ubi fudorifero fluore perfufa tuto fatis immitti poteft 
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liquamini calidiflimo; fudor enim non modo aqueus eft fed etiam falinus, 
qui omnes poros ftipat & impedit, ne ignis nudam pellem ilatim perfrin¬ 
gat : digiti etiam arcliflime invicem contineri debent, ne liquor ferreus 
juncturas interfluat 

Obfervata circaferrum crudum emijfum 

& refrigeratum. 

"X/ff Alite ferreae fecundum capacitatem fedilium fuorum diverfe magni- 

tudinisfunt, qualibet aequare foletJ, J, £, § &§ pondo nauticum. 
Indurefcit ferrum hoc primum fuperficietenus, & videre licet in ipfo ftatu 
indurationis calorem fluidum circa fuperficiem quali undulantem, & per 
mille vias quafi fluentem & accelerantem, non aliter ac folet aqua dum in 
glaciem concrefcit, Atque hoc in ipfo momento quum lillitur & fixatur 
voluminis fuperflcies five in cruftam abit: & licet fuperficies ejus indura¬ 
ta iit, adeo ut nec ta&ui nec baculo cedat, pars tamen voluminis interior 
adhuc fluida eft, & fluidior quo propius ad centrum. Poft elaplum 12 
horarum ita refrigefcit, ut contingi nudis manibus & brachiis pollit, &lo- ■ 
co fuo emoveri. 

Ex fractura ferri & interiore ejus compage facile animadvertitur, qua¬ 
lis lit ejus indoles, ut & num julla carbonum & vense ratio appofita fuerit: 
fi enim nitet micis grandiufculis & admodum rutilis, Agnum eft multae cru¬ 
ditatis in ferro, qua vix per iteratam coftionem purgari poteft; oritur 
praecipue ex vena, ut & ex nimia ejus appofitione ultra rationem quanti¬ 
tatis carbonum debitam. Si ferrum emiffum non liquide & unda; purae 
indar fluat, fed craffo & faeculento volumine feratur, lignum eft, non bene 
feparatum efte ferrum a lapide, five metallum a fcoriis, led adhuc fecibus 
impurum efte. 

Si ferrum elabens fcintillas fpargat, quae fcilicet lucidae circumcirca 
volumen ejus radiorum inftar exfiliunt, pariter ft flamma quaedam candens 
appareat, lignum eft duritiei in ferro. 

Si frigida perfundatur ferrum adhuc fluens & calidum, ferrum etiam 
inde duriflimum evadit, fed tantum ad illas partes ubi affiifa eft aqua, & 
ubi liquamen nimis cita refrigeratione concrevit; intrinfecus ibi micis 
admodum rutilis conftat. Si ferrum lit indolis bonae, funt micae exiguae, 
live quaedam granorum nitidorum congeries, at fi notae deterioris fit, 
funt micae grandiufcuke, nitidiflimae, planiformes, inftar bismuthi 8c glaciei 
fraftae, quod cruditatis lignum efte folet. Alias ubicunque nimis cito 
concrefcit ferrum, ut partes ejus tenuiores, angulares & auriculae, ibi etiam 
nitet granis albis ferrum; fubita enim exftinclio litum particularum non 
quidem turbat, fed impedit, ne una alteri applicetur, &in litum natura¬ 
lem relabatur, fed ut invicem teneantur divifae; in illum enim litum fepa- 
rantur, cum calor pernici fluxu inde erumpere conatur: unde nitor ille 
oritur tantum ex partium litu & applicatione rariore; & quia initium quali 
vitrificationis eft, hinc prodit litum nonabfimilem efte litui particularum 
in vitro; lique adhuc repentior foret exftinclio, adhuc vitrefceret magis 

fractura .* 
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fraclura: unde etiam ferrum in grana & micas fic rutilantes diftinffnm 
fragilius eft ferro reliquo; eft etiam levius: ejusdem enim voluminis maffa 
minus ponderare folet ac ferrum, cujus particulae fitum naturalem & com- 
pacliffimum occuparunt. 

Si color ferro fracto fit grifeus non abfimilis panno rudi grifeo, five 
lanae e nigro & albo intertextae, ferrum infuper ponderofum, optimae in¬ 
dolis putatur ede; nullis enim ictibus mallei diffringi poteft, fed tenacis- 
fimum eft, & in igne tenacius illo, quod bismuthi inftar intus micat. 

Ferrum micis fubtiliaribus conftans, nec tam difficile in foco ferra¬ 
rio liquefcit, fubtilitas granorum albicantium vel oriri poteft ab indole 
ipfius venae; vel quod nimia quantitas carbonum appofita fuerit, & in 
chalybis duritiem combuftum, vel quod cito nimis refrigeratum fit aut 
concreverit, unde etiam minutim granulatum femperapparet in partibus 
extremis & tenuioribus, & in auriculis, ut vocantur, maftarum. 

Si maffae fuperficietenus fintquafi laevigatae & planae, fignumeft opta¬ 
tae indolis in ferro; at fi fiftulofa fit fuperficies & in bullulas hinc & inde 
elevata , fignum eft: ferrum nimio fulphure impraegnatum effe. 

Putant etiam aliqui cognolci poffe indolem venae & ferri ex ipfis gut¬ 
tulis per orificium venti vifis quae in focum decidunt, dicunt enim venam 
fulphuratam guttas dare majores & vice verfa. 

Vena fulphurea quamvis difficilis tractatu fit, usque tamen induftria 
& ingenio excoctorisin ferrum non ita malignum liquari poteft: fi fcilicet 
illa recens & cruda igne multo calcinatorio torreatur : exinde enim ejici¬ 
tur quicquid fulphureum ineft, & evaporatur pars maligna phlogiftica, id- 
que eo melius, fi bis vel ter eidem igni lubjiciatur; multum etiam ad pu¬ 
rificationem venae a fulphure contribuit iterata frigefactio; frigefadtionis 
iteratae ope in fitum non liium fed alienum quali rediguntur particulae; 
unde fi iterum ab igne corripiantur, facillime per poros novos &non am¬ 
plius fuos efferri poteft fulphur tam craftius quam fubtilius. 

Si vena ferri nimis fulphurea fit, altitudo camini major requiritur, 
quam fi vena fulphuris fit egena, dum per intermediam partem camini ab 
orificio ad ventrem labitur, interea non liquefcit vena, fed per gradus in 
calores intenfiores fertur, unde in primo ignis gradu diftipantur fulphura, 
& dein magis magisque usque ad alvum, ubi liquefiunt venae, &in guttas 
foiutae pluviae inftar delabuntur: at vero fi caminus foret humilior, vena illa 
fulphurea ftatim in ignem liquefactorium demiffa liquitur, antequam inde 
diffipata fuerint heterogenea phlogiftica, quibus confpurcamr & contami¬ 
natur focus. 

Si venae nimis fulphureae fint, major etiam imponitur carbonum 
quam venae quantitas, ita ut caminus five focus venam jugiter defideret 
aut efuriat, inde etiam vitium & inutile fulphur excoquitur. 

Alias fecundum indolem venae fuae novit peritus excocfor focum fe¬ 
cundum regulas & artem parare; & orificium ventofum focojufte adapta¬ 
re, eique debitam obliquationem impertiri; multum vel minus aqua* rotae 
immittere, hoc eft, motum follibus minorem vel majorem impertiri; 
prout enim requirit indoles venae, fciet omnia fic dftponere, ut nihilomi¬ 
nus 
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nus ferrum obtineatur bonum; vel ad minimum ut heterogeneis malignis 
St novioribus privetur. 

Non eadem quantitas ferri ex quavis fornace quotidie obtinetur; 
quantitas illa differt ratione qualitatis venae, fi fcilicet illa vel dives vel ege¬ 
na fit, ii facile poflit feparari vel fi non: faepe enim accidit, quod vena ferri 
opulenta ufque tamen parum ferri fuppeditet; quod fit, fi focus non bene 
St fecundum artem fit conftruSlus; fi ventus illuc immiffus vel oblique ni¬ 
mis vel horizontaliter fpiret; fi caminus aut cavitas jufhe dimenfionis non 
fit; fi imperitus St ignarus excocfor, St plura alia, quae multum contribu¬ 
unt ad majorem vel minorem ferri quantitatem. Si opus bene fuccedit, 
pera&is primis 12 diebus, obtineri folent 20 pondo nautica five 9 ad 
1 oooq flj ferri crudi; fed inplerifquenonmfi 15,12,8,7, pondo dicta. Si 
vero vena iit ferri inops , fi carbones humidi, fi caminus anguftus St exi¬ 
guus ; fi fornax vetufta; fi fundus foci nimis aqueus; fique coctor igna¬ 
vus St ignarus, indies vix ultra 3 vel 4 pondo nautica haberi poliunt, acfae- 
pe cum eadem quantitate carbonum, ac fi 15 ad 20 obtinerentur.' 

Intra diem St noctem five 24 horas bis aut ter emitti folet ferrum, 
five quinquies intra 48 horas: fecundum morem ufitatum emittitur fer¬ 
rum, cum fexiesimpofita fit vena cum carbone, five antequam feptimavi¬ 
ce recurrat ordo impofitionum; fi itaque vices impofitionum intra 24 ho¬ 
ras fint 18, ter emittitur liquor ferri; live li intra 24 horas non nifi per 15 
vices, emittitur ferrum intra 48 horas quinquies; fi non nifi 12,bis de die 
evacuatur tigillum foci, unde intervalla emiflionum differunt, fecundum 
venae faciliorem five difficiliorem liquationem, adeo ut interdum 8, inter¬ 
dum .9, io, vel 12 hor-cEintercedant, antequam emittendum fit inclufum 
liquamen. 

Si vena fit locuples aut ferri dives, fi peritus St induftrius excoclor, 
fique fundamentum ficcum nec humidum, ad unum pondo nauticum ferri 
confumi folent 12 ad 14 tonnae carbonum; fi vero non, perire folent 24, 
36 ad 40 tonnae St plures. 

Primis diebus toties emittitur ferrum, quoties fequentibus, quamvis 
non repletum fit tigillum foci, fed in tigillo exigua liquamiuis ferrei quan¬ 
titas fit; tunc etiam quia frigidi funt parietes, voluminis ferrei pars parie¬ 
tibus inhaeret St adfigitur, hinc etiam eo minor ferri quantitas in tigillo 
erit, adeo ut vix aequet 1 vel 2 vel 3 pondo nautica quavis emifiionis vice. 

Quum ferrum liquidum omne emiffum fit, adeo ut nihil fere rema¬ 
neat , praecluditur apertura emiffionis argilla mixta cum 2 partibus arenae, 
quae vel in vitrum vel in fpeciem lapidis lateritii ope ignis veheinentiffimi 
coit, unde etiam valide fatis occluditur apertura, quod etiam fieri debet, 
quoniam volumen ferri ponderolum incumbit, St ratione altitudinis fuse 
urget. 

Primis diebus adhaeret tigilli parietibus St fundo pars craffa St faecu¬ 
lenta, qua incruftantur lapides, fed crufiacea haec materia temporis tracki 
refolvi St liquari folet, adeo ut nudetur tandem fundus St a ferro imme¬ 
diate premiatur; quinto vel fexto liquationis die nudari fundus foci inci¬ 
pit, & quidem primo fecundum longitudinem ejus. Eodem etiam tem- 
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pore, fcilicet quum fundus a ferri liquore nudus contingitur, ex Edulis live 
canalibus ferreis vapor calidus evaporari folet, interea exierat modo vapor 
frigidiufculus. 

Infortunia Ji c oe cafus fortuiti circa liquationes . 

NJ Ifi magifter operam fuam fedulo navet, & cautus pradenfque lit, infor- 

tunia accidere pofiunt; adeo ut multo minor quantitas ferri, eadem 
permanente confumtione carbonum, obtineatur ; ut interdum in medio 
fullonis opere finis imponendus fit: qua; infortunia ex variis caulis oriri 
poliunt: llt 

1. Si nimia venae quantitas apponatur, adeo ut non jufta ratio fit ve- 
nae & carbonum, tunc adhaerefcere potell vena liquefadtaparietibus cami¬ 
ni, '& undique illis incruftari, unde perit vis illa ignea, quae alipquin jugiter 
ex parietibus exhalat; & confequenter vena parcius in polieram immit¬ 
tenda eft; adeo ut fi prius obtinuerint quovis die 18 pondo navalia, dein 
cum eadem carbonum quantitate vix nili dimidia pars obtineatur: unde 
caminus nullo modo vena fariandus vel explendus eil, naufeam dein mo¬ 
vet, fi eadem venae quantitas fuppetatur. 

2. Contra vero II perparum venae & plus carbonum imponatur, tunc 
parietes nudi igni ficco expoliti laedi facile pofiunt, nili verne fluore tan- 
quam unguine parum obliniantur. Interdum etiam nimii caloris ope con- 
fumitur fundus tigilli, & ferrum liquidum per rimas ductas defluit, & fun¬ 
dum e novo ferreum format, qui minus aptus eft recipiendi liquorem ve¬ 
rre venturum. Hinc ratio carbonum '& venae omnino fervanda eft, ne 
quantitas unius excedat rationem debitam alterius. 

3. Si e novo conftrufta fit fornax, adeo ut lapides, quibus murus In¬ 
timus conftat, nondum palfi fint ignem aliquem; fique argillacea vincula 
adhuc humida fint, tunc fi diuturniori igne urgentur muri recentes, laedi 
etiam folent, adeo ut cum liquatio inibi altera vel tertia vice peragatur, 
recufent muri debitam venae quantitatem: hinc in camino-novo & adhuc 
humido liquatio peragitur non ultra 3 vel 4 feptimanas, dein refrigeratur, 
ficque tandem jufti temporis liquatio fine periculo peragi poteft: hoc ta¬ 
men aliquibus in locis negligitur. 

4. Si caminus ex nimia vetuftate fit quali perefus, non multum venae 
appofitae appetit: lapides enim in muro non amplius recipere pofiunt il¬ 
lum caloris gradum, quem prius cum recentes fuerant; abforbent quidem 
igpem, fed non aeque ut prius reflectunt'& remittunt: tempore enim la¬ 
pides fiunt magis porofi & leves, quoque leviores, eo minorem ignis gra¬ 
dum recipiunt. Optimus eft caminus 3tia, 4ta & jta liquationis vice, fci¬ 
licet cum vitrifacti apparent lapides live murus viridi quodam vitro quali 
obductus : accedit, II vetuftus fit, quod plures rimas ducat, unde inaequa¬ 
lis venti actio in ignem prunarum exoritur. 

5. Si muri intimi vel proximi cavitati, non debito glutine argillaceo 
fint alligati, vel fi vacuitas quaedam relicta fit inter lapides, tunc facile fi¬ 
eri poteft, quod ignis violentiftimus exedat juncturas & penetret interio¬ 
ra, & 
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ra, & Taxum unum alterumve a nexu Tuo liberet, unde fequitur quod Ta¬ 
xum illud e pariete laxatum in focum decidat; quod cum obfervatur, fci- 
licet cum conlpiciuntur Taxa natantia in foco, tunc finiendum ifatim. eft 
opus fuforium, & non nifi refecto prius pariete e novo liquatio inchoan¬ 
da eft. 

6 Detrimento etiam folet efle operi fuforio, fi fundus nimis humi- 
dusfit, hoc eft, fi aqua infra inclufa ftagnet; taceam plura adhuc fata & in¬ 
fortunia, ut fi exeo flor fit ignarus, & fomno aut potui nimis indulgeat &c. 

Finis operis fuforii. 

Q Uum finiendum eft opus fuforium in quibusdam locis, eadem quan¬ 
titas venae & carbonum ultimis diebus imponitur, quae prioribus; 
alibi vero diminui folet quantitas venae intra 24 horas in eadem propor¬ 
tione, qua prius augmentata fuit, imponuntur fcilicet vafcula venae 18,17, 
16, 14, 12 usque ad 4 : fed usque ubivis mos eft pulverem carbonum ul¬ 
timo fuperinjicere, quod fieri dicitur, ne flamma nimium erumpat; poft- 
quam fuperinjectum fuit ftratum hoc pulveris carbonum, fiibfidet mafla 
carbonum intra 18 vel 20 horas ad focum usque:interea bis vel 2 1 vicibus 
emittitur ferrum, eodem enim modo emifiionis hujus labor peragitur , ut 
prius. 

Quum vero carbones cum vena fubfident, dignum obfervatu eft: 1. 
quod pulvere dicio carbonario fuperinjefto difpergantur fcintillae igneae 
tanta copia, ut tabulata facile ab igne corripi poflint, non aliter ac dum 
procella per campum arenarium furens nimbum fulvis arenis conflantem 
circumferat. 2. Quum carbonum mafla ad alvum fornacis usque fiibfi- 
derit, adeo ut inanis fit multa pars fuperior, fragor & fonitus auditur rau¬ 
cus, 11011 aliter ac quum fylvis immurmurat africus, intonat ventus mur¬ 
mure erado, quia per cavitatem igne foetam volutatur flamma & enititur 
' tanquam per ruptam fEthnam rapidifiimo flumine, 11011 aliter ac canit Vir- 
gilius , in vaflo /Eoius antro Incitantes lentos tempeflatesqne [mares emit • 
tit. 3. Altior etiam exiftit flamma fuper fornacem, cum ignis & carbo¬ 
nes ad mediam ejus partem confumtifubfiderint, quam cum plenus fuerit: 
flamma variis modis Te elevat, Ted praecipue volumatim, adeo ut volumi¬ 
na quaedam pure flammantia & tanquam. undulantia erumpant ex barathro 
hoc Vefiiviano, & inftar magnae molis in aerem Te glomerent; Ted qusefta- 
tim a nexu inferioris flammae disruptain aerem TurTum tendunt Sc altius 
eniTa difparent, quod apprime obfervare licet tempore tenebrofo; at vero 
in aprico vel cum dies Terenus iit, volumina haec flammea non apparent 
integra, Ted Tpeciem referunt exhalationum terreftrium , quales tempore 
seftivo & calido ex humo & agris fublimari, 8c obliquis oculis conlpici fo- 
lent. . Ipfi parietes camini apparent hoc tempore igniti inftar ferri can¬ 
dentis: fornax maximam ignis vim nunc pati dicitur, adeo ut fi ei refi- 
ftere valeat, fignum fit murum ignis admodum patientem efle. Alias in 
foco vivere folet ignis per biduum etiam per triduum, antequam exfiin- ' 
guitur. 

Qualis 


do 
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Qualis Jlatus Jit fornacis finito ojpere 

liquatorio . 

• 

J Am candet igne caminus & parietes ejus undiquaque intus rubent: quum 
demum reliquiae ferri emiflae lunt, quae i, vel 2 pondo nautica -aequare 
folent, ductus live orificium fpiratorium obturatur argilla , & omnis ven¬ 
to introitus praecluditur, usque tamen motus follium continuatur per 8 
vel 10 dies,l’ed ventus exinde in laquearia fornacis exteriora reflectitur, 
fcilicet ne-tabulata follium & tigna, quibus connectitur fornax, a calore jam 
murum penetrante forte corripiantur, ignemve concipiant caecum, flamen 
enim repercuflum refrigerat muros. Obfervatu dignum ell, quod calor 
finita liquatione & camino jam inani, non verfus interiora five cavitatem 
ut prius effluat, led jam tranfeat murum, & jam oppofita via, fcilicet ver¬ 
fus exteriora fornacis tendat; undepofl:elapfum aliquot dierum in aliqui¬ 
bus locis magis magisque incalefcit murus exterior, qui ideo vento refocil- 
landus & refrigerandus efl, alias lignea fulcra & vincula ab igne poterunt 
accendi, ut & bitumina, quibus tabulata follium funt inunela, dilui & li¬ 
qui. Alias cum inflat maximus ignis in medio liquationis proceflu , non 
nili per i| vel 2 pedes in murum intrat calor, quod fignumeft, poros tunc 
verfus ignem patere &fic eflormatos vergere; deinvero occluiis poris, 
qui ad luperficiem cavitatis tendunt, viam fibi parat calor in oppolitam 
partem. Idem etiam concludi potefl ex vapore, qui ex folia per canales 
five fiphones ferreos exhalat; aqua vaporofa, finito opere liquatorio cali¬ 
dior fentitur, quam cum perflat ipfum opus, & vehementifiimo igne in- 
calefcere videtur focus, quod fignumefl, calorem altius jam penetrare fun¬ 
dum quam prius. 

Obex ferreus anteriori parti foci objectus effringitur Stloco fuo emo¬ 
vetur; pariter aufertur janua ferri obici fuperinflans; factaque fic magna 
feneftra five apertura foci penetralia patent; oppleturjam focus mixtus 
cum vena, vena partim foluta, partim femiufta, partim liquata unam mal- 
fam conflare videtur, adeo ut cumulatio rerum indigeflarum locum 
illum oppleat. In perplurimis moles rudis & indigefta ferri, fundum foci 
ad altitudinem \ pedis occupat ; in aliis vero exelo & exuflo foco & ejus 
parietibus, moles ingens 5, 7, 10 ad 12,ponderibus nauticis gravis foci la¬ 
tera occupaverat: fed ubi vena facillime liquitur, nonnifi exigua moles 
& laepe nulla efl; at vero ubi difficile in liquorem folvitur, major & inter¬ 
dum ingens exiftit; vocatur talis mafla Svecice Klot: dantur etiam in qui¬ 
busdam 2 vel 3 ejusfcemodi pondera, unum quod fundum tenet, alterum 
quod latera, & fic porro. Maliae hae non puro ferro conflare folent, fed 
eis intertexta apparet vena cruda, ut & lapis calcarius & ipfe paries tigilli, 
paries a ferro utrinque faepe inclufus tenetur: hae moles non nili fubjeffis 
& valide adactis contis elevari poliunt, exque foco machinarum ope edu¬ 
ci, auxiliante vi plurium virorum. Si moles juflo majores fint, non pro¬ 
cul a fornace inutiles relinquuntur; non enim in focum ferrarium transferri 
vel tolli poflunt, nec igne domari aut liquari. 
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Si quis finita operatione fuforia defpiciat in cavitatem fornacis , ob- 
fervare licet ab inferiore ejus parte obductum elfe mururn materia qua¬ 
dam lapidea, eadem fere qua fcorise confiant; infra vero cruftam hanc 
craffiorem elfe & ferrugineam, five ferro plenam. In quibusdam forna¬ 
cibus apparent parietes adhuc integri, fed muras undique vitrifieatus five 
obductus vel loricatus vitro viridefcente. At vero in fornacibus, quarum 
lapides non ita refifiunt igni, videre licebit murum ab una vel altera parte 
& praecipue in media ventris amplitudine exefum & multa fui parte exca¬ 
vatum : fi enim planum orificii ventilatorii horizontalem fitum habuerit 
adeo ut venti horizontalis fpiratio fuerit, exefus apparet murus fupra di¬ 
ctum orificium; at-vero fi litus' orificii fuerit nimis obliquus, exefus appa¬ 
ret murus fiipra orificium emiffionis ferri aut fcoriarum : obfervari etiam 
debet, quod pars fuperior cavitatis ob nimiam violentiam ignis videatur 
tanquam dilatata; ad minimum peractis aliquot liquationum vicibus, di¬ 
ductae apparent fauces illius aperturae, vel ampliatus oris ejus circulus; cau- 
fa eft, quia tigna, quibus murus fornacis continetur, lenfim laxatis no¬ 
dis & ligaturis, & incumbente murorum pondere dehifcant & recedant, 
fique ab ipfa apertura magna faxa fe retrahant, & confequenter os illius vo¬ 
raginis pandatur, unde etiam fiepe in ovalem figuram mutata comparet. 

Supra ventrem vel mediam fornacis amplitudinem rubedine quadam 
apparet murus obductus & quafi tindhis, & quidem ad diftantiam 3 ulna¬ 
rum ab ipfa apertura; quod lignum eft, craffiorem partem fulphuris ex ve¬ 
na exfudaffe 8 c muruiti rubedine tinxiffe: ibi etiam apparet muriis quafi 
politus & lubricus & tanquam oleo inunctus, plane ut lapis quem unda 
continue lambit aut cavat; quod a continuo fiuxu & vibratione flammee & 
venti oriundum videtur 

Obfervata circa fornacem dirutam. 

C irca infpectionem fornacis dirutae vel circa rudera ejus obfervare li¬ 
cuit effectum ignis continuum in faxa& in juncturas ipfas argillaceas : 
fi infpiciatur argilla, qua firmati fiint lapides muri, notare licuit 1.. quod 
calor vifibiiiter. penetraverit murum ad diftantiam 3 pedum a cavitate, 
ad quam diftantiam argilla in juncturis fedens primum eft coloris albi, pro¬ 
xime lutei, fed tamen friabilis & intra digitos in pollinem teri poteft; ver- . 
Tus interiora recipit color brumis lateritius , laterem enim omnimode re¬ 
fert; adhuc propius verbis cavitatem apparet colore bilofo, ibi argilla per 
ignem indurata eft imCtuofi & laevis tanquam oleo tincta; quod figiiifiqat 
principium vitrificationis; inde evadit coloris obfeuri, tum obfcure coe- 
rulefcentis, tandem abit in vitrum quoddam, vergit tum ad colorem viri¬ 
dem, fed proxime ad cavitatem eft argilla dicta fiave colorata, dein albe- 
fcit & nitet iliftar porcellini aut argillae Indicae. Glarea & lapillus in argil¬ 
la inclufus coloris albifiimieft, beet ipfa argilla fit coeralei, lutei, rubicun¬ 
di <k bilofi. 

Quod ipfam diftantiam attinet, eft argilla proxima cavitati albicans 
dein flava; ad diftantiam inde 2 digitorum vertitur in colorem coeruleum; 
zd 3 vel 4 digitorum fit color obfcurus magis & tranfit in obfcure coem- 
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lum: ad diftantiam 5 ve! 6 digitorum eft coloris brunei, materia tanquam 
unftuofa, fed delinere hic incipit vitrificatio ; ad diftantiam 9 digitorum 
refert lapidem lateritium ; verius interiora pallefcit rubedo , & albefcit 
magis & magis argilla usque ad illam diftantiam, ubi in pulverem ex folo 
contactu dilabitur; & fic porro. 

Ipfe lapis, quo conftruftus eft murus intimus, rubrum colorem con¬ 
traxit, eo rubicundiorem, quo propior igni live cavitati fuerit: 11 lapis di¬ 
rius frangitur, animadvertere licet ductum quendam pororum a cavitate 
verfus interiora directe tranfeuntem, a calore aut igne horizontaliter in¬ 
fluente formatum. Lapis exemtus muro, & aeri expolitus vel aquis im~ 
mifliis in pulverem collabitur. 

Ipfe lapis in muro colorem etiam mutat; primum eft quali vitriflca- 
tus, fed vitrum multis in locis tanquam flftulofum apparet, ad diftantiam 
\ vel 1 pollicis viridefcit, tandem rubefcit, ut prius dictum eft. 

Quod alias mutationem colorum attinet, videri etiam in fcoriis po- 
teft; li ferramentum frigidum in focum inque ferrum liquidum immitti¬ 
tur & dein extrahitur, illud circumcirca fcoriis incruftatur: Scoria; quse 
proximae ferro funt, ad craflitiem aliquot linearum purillimum & pelluci- 
dillimum vitrum referunt, at quae inde diftant, funt coloris viridis, cceru- 
lei aut alius fecundum naturam venae. At vero li ferrum, quod immitti¬ 
tur, calefactum prius lit, nulla talis vitrificatio apparet. 

Pallim etiam ex fcoriis erumpunt lcintillae nitidiflimae , quae pure fer¬ 
reae funt; tumet & fcinditur in illo loco Icariarum malfa, ebullefcit pa¬ 
rumper, perque bullam erumpit copia fcintillarum, lique colligantur fcin- 
tillae, conftare videntur puro ferro. Statim vero ut rima illa in fcoriarum 
fuperlicie ducta ob repentinam congelationem praecluditur, ferrum dein 
in loco quodam cavo & rotundo in globi majoris aut minoris formam 
colligitur: globuli hi ex fcoriis polfunt colligi, ii modo fcoriae in pulve¬ 
rem contundantur, quod flt aliquibus in locis. 

Defornacibus ferri fuforiis in Svecia ; ut & 

de officinis ferrariis. 

Q Uamvis inftitutum meum non iit, illa, quae ad hiftoriam regni mine¬ 
ralis 1'pectant, tradere, ut hic enumerationem fornacum ferri liqua- 
toriarum, usque tamen quia recenlio illarum brevis eft, libet nomina dare, 
ut lcilicet numerus illarum habeatur; pariter etiam focorum ferrariorum 
& fabrilium in Svecia. 

In Provincia Cupriraontana. 

Fornaces ferri liquatoria;, : 1. Braufalle. 2. Jutebo. 3. Ramshytta. 4, 

■ Laxioebytta. 5. Nysbytta. 6 . Wikmansbytta. 7. Grmifioebytta. g. Dreckie* 
bytta. 9. Sundsbytta. 10. Roersbytta, 11. Ebiehytta. 12. Hinsbytta. 13- Longs- 
bytta. 14. Becka in orfa. 15. Walla. 16. Ingeborbohytta. 17. Rosberga. ig. 
He de bytta, 19. Kyrkiebyhytta . 20. Rofftbytta. 21. Bioerkbytta. 22. Hvratbo. 

23. We- 
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23. Weflanlerg. 24. Aubsgars. 25. Forshytta. 26. Pellebo . 27. Nobrsaubn. 

2g. Weftanfioe. 29. Norbytta. 30. Preflhytta. 31. Norgowik. 32. Brunswik. 
33. Soermk. 34. Persbo. 35. Pergsbo. 36. EnkuUen . 37. Klensbytta. qg. Gfc- 
39. R&ftvola. 40. Bioernhytta. 41. Sunnanfloe. 42. Aheckshytta. 43. 
Saxhytta. 44. Krabbfloebytta. 45. Snoeaun. 46. Tburbo. 47. Haggie. 43. 

Wahnbo. 49. Hallfloen. 50. Bioernfioe. 51. Marn&s. 52. Flatenberg. 53. 
bo. 54. Munckho, 55. Spiutzbo. 56. Stimmerbo. 57. Skisbytta. 53. Ingtvals- 

bo. 59. Bommarsbo. 60. Gitsberg. 61. Brejioe. 62. Einbo. 63. Wsflanfloe. 
6 4. Matsbo. 65. Saxhytta. 66. IEad. 67. Folfsbo. 68- Hornsbytta. 69. 

H&lfioebo. . 70. Ferlarsbytta * 71. W&fierby. 72. Morhytta. 73. IFibberbo. 74. 

Jerftoebo , 75. Malingsbo. 76. Kioerkby. 77. Billfloe. 78. Klothytta . 79. 

L&xioebo. 

Officinae ferrariae in ditione Cuprimontana. 1 . Grmgshammar. 2 Rys- 
hytta. 3. Ramsbytte Smedia. 4. Normbruk. 5. Pinck Smedia. 6. Tburbo. 7. 
Longforsbammare. 8- Dr&ckiehammare. 9. Stiernfundshammare. 10. Roers- 
bytte Smedia. 11. Ehrefmedia. 12. Laungsbytte Hambrar. 13. Fredshammare . 
14. Horndahl. 15. Tyskebo. 16. R&fsberga. 17. 18. Kyrkieby. 19. Raujfe . 

20. Bioerkefmedia. 21. Hwatbo Smedia. 22. Wa fla n b ergsmedia . 23. Aubs- 

garsfmedia . 24. Fors Smedia. 25. Pallebofmedia. 2 6. Lodwika. 27. Norfauhn. 

2g. W&fianftoe. 29. Nybammar. 30. Sunnanfioe. 31. Kleenshytta. 32. Gon&s. 
33. Grafvendahl, 34. Haggie. 35. dito. 36. Byflnedia. 37. Flatenberg . 38. 
Morgaurden. 39. Marms. yo. foci ferrarei in Larsbo. 41. Saxehammar. 42. 
Malmgsbo. 43. Nyfors Cf Korslongen. 44. Laxioebo. 45. Tolfsbo . 46. Jer- 

fioebo. 47. 

In Weflrnannia. 

Fornaces liquatorise : 1. Giaflobobytta. 2. Roflndablshytta. 3. 

dahlsbytta. 4. Flrnge. 5. Carsbo. 6. Fragghytta. 7. Wefterdiupkierra. g. 
J-Jalfivarsbennmg. 9. Braufors. 10. Callmora. 11. Oeflerdiupkierra. 12. Tack- 
baradshytta. 13. Fliken. 14. Ingolsbenning. 15. Rabbatsbenning. 16. Hafte- 
hytta. 17. Andersbenning. ig. Nolanfloehytta. 19. W&rlingsberg dito. 20. Ay- 
bytta. 21. Melingsbytta 2. 22. BaflmoraHyttan. 23. Ulfsbobytta. 2^. Stri- 

kebobytta. 25. Moren. 26. Hyppenbenningshytta. 27. Onfioebytta. 2g- dEfl 
jyesbohytta. 29. Hedkiera Hytta. 30. Sundbo Hytta. 31. Hoegforshytta, 32. 
Laungfoehytta. 33. H&ftbeckshytta. 34. Asbenningshytta, 35. Bennebobytta. 
.36. Hoekmorahytta. 37. Klinckbobytta. 38- Raufsbytta. 39. Nickebobytta , 
40. Karbenningsbytta. 41. Aubeckshytta. 42. Nybytta. 43. Preflhytta. 44. 

Wauhladahlshytta. 45. Engelsbergshytta. 46. Englickebenning. 47. Stabeck. 
,48- Trummelsberg. 49. Ombenning. 50. Skilau. 51. Baggau. 52. Hoekiers. 
53 - Glyfsau. 54. Uggelfors. 55. Longtvik. 56. Allmenningsbo. 57.' Fremshytta. 

Officinae ferrariae in Weffinannia. 1. Giaefioebruk. 2. Persbo. y. Rofen* 
dahl. 4 Lyfydabl. 5. W&fterdinpkierra. 6. Rabbatsbenning. 7. W&ftan- 
fors. 8- Fagerfla. 9. Simblct. 10. Asbenning. 11. Hoegfors. 12. Biurfors.vy , 
■Hsflbeck. 14. ibidem. 15» Soederhoerend. 16. Hedauker. 17. Forsbammar. 
ig. dito. 19. Ohlsbenning. 20. ibidem. 21. Hennebo. 22. Hoekmora. 23* 
Kimckbo. 24. Raufsbytta. 25. Nickebo. 26 , Carbenning. 27. Aubsck . 28* 
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Nybytta. 29. Freflhytta. 30. Matsbo. 31. Engelsberg. 32. Englickebeming. 
33. Stabeck . 34. Trummelsberg. 35. Slvanau. 36. Forshammar. 37. Traung- 
fors. 38- *Swv 3 . 39. Ramn&s. 40. dito. 41. *///<? Ramn&s. 42. Seglingsberg. 
43, IVirsbo. 44. Backbammar. 45. Z/00. 46. Oeflanfors. 47. Baggau duo. 

48- Fr&flby, 49. Vr&flhammaren. 50. Waflragaurds. 51. BergmansHamma- 
ren. 52. Sk&noiken. yyyHeed. 54. Fors. 55, Glyfsau. f. Allmenning. 57. 
Stelleberg. 58. Smnmfors, 59. Darbo: 60. Lauckman. 61. Kaublstva. 62. 

Gislarbo. 63. ibidem inferior 6. 64. Carmansbo. 65. Wallbrecka. 66. zA- 

fuperior. 67. Nybammar. 68. Berents Hamhrar duo. 69. Back. 70. 
Norrbammar (f Holms. 71. Fama. 72. Flena. 73. Keybo. 74. ibidem. 75. 
Vmfihammar . 76, Gumilbo. 77. Killingshammar. 78- Backhamwar. 

In Provincia Qrebroenfi. 

Fornaces ferri fuforiae : 1 .Sablbo. 2. Sykfors. 3. Yllms. 4.-Saxhytta. 
5. Botvikshytta. 6 . Ski&r Finhytta. 7. Grytbytta. 8* Skierfwingefors. 9. 
Ekeberg. 10. Sundsbytta. 11. Troefhytta. 12. Hultbytta. 13. Klofoebytta. 14. 
Brunsbytta. 15. Sikfors. 16. /#/0 Ekeberg. 17. Skaulhytta. In ditione No¬ 
ra. ig- Bengttorp. 19. Blecksberg. 20. 21. Boxbo. 22. Dalkarsbytta. 

23. Fingerbo. 24. Fogdebytta. 25. Finsbytta. 26. Foershytta. 27. Fafioehyt - 
ta. 28- Elfsbytta. 29. P&rsbytta. 30. Gamelhytta. 31. Gomletvikers. 32. 
Holmshytta & Belgfoeboda. 33. Hommanstorp. 34. Haukansbo. 35. Kaufalle. 
36. Lockhytta. 37. Findesby. 38- Moosbyttd. 39. Persbytta. 40. dito Wi~ 
kershytta. 41. Nybytta. 42. Moorshytia. 43. Elfhytta. 44. Ramshytta. 45. 

Ringsbytta. 46. Timanshytta. 47. Skioerhytta. 48. Smebergsbytta. 49« 

JFaftgioethbytta. 50. Wafla. 51. Streckorhytta. 52. dito fuperior. , 53. tte- 
skebo. 54. Oesketvik. 55. Auhsbytta . 5 6. Bredfoehytta. 57. Bioerckfoebytta. 58. 
Grangshytta. 59. juhlfioebytta. 60. dito Grangshytta. 61. dito Jumfoehy tm. 
In Linde. 62. Torpbyttan. 63. Munckbyttan. 64. Forbobyttan. 65. 

£4». 66. Fanthptan. 67. Martshyttan. 6g. Siggeboda. 69. Siggebobyttan. 

70. Garphyttan. 71. Reboda. 72. Gullfmedshyttan. 73. Danshyttan. 74, 
Gr&ntshyttan. 75. Nyberge. 76. Fmgelshyttan. 77. Wafslehyttan. 78. Gufsle - 
byttan. 79. Hammaren. go. Gufsleby. gi. Afpa. 82- Bioerckbyttan. 83. 

Ramsbyttan , 84- Refla. 85. Lehrberg fuperior. g6. inferior. 87. 

orientalis . Loea occidentalis. ftg.Grymfoe. In Nericia. 90 . Black fi a, 

«91, Klauckarehyttan. 92. Cantebo. 93. Moshyttan. 94. Garphyttan. 95. Tolsbo. 
96. Tmningshyttan. 97. Gillauhsbytta. 98. Oerbohyttan. 99. Brohyttan. 100. 
Kinckbyttan. 101. Bioerckbyttan. 102. Nekhyttan. 103. Mullbyttan. 104. Gam- 
melbyttan. 105. Dormhyttan. io6.Rebohytta. 107. Nybytta. iog- Lekhytta. 
109. Kenekbyttan. no. Snaebergsbyttan. 111. Oeblsdablsbyttan. In Werm- 
landia. 112. Immetorpshyttan. 113. $$#0. '114. Granbergsdahl. 115. fguarntorp . 
ji6.Stroemstorp. 117. Linnebeck. iiQ.Hmllfioe. 119. Lontorp. 120. Rnapfors* 
121 .-Jjtovegges. 122. Aufioehyttan. 123. dito Aufioebytt an. 124. Holmshytta, 125. 
Laffiuhna. 126. Wakkebeck. 127. Igelbeck . 128- Torpskoga. 129. Trehoer - 

13°- Afpbytta. 131. Brattfors. 132. Paradis. 133. Forshytta. 134, G><£x- 
33 yBaublhytta. 336. Kahlbyita. 137. Fmsbytta. 138- Storbron. 139. 
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H&cktorshyttan. 140. Moegfoen, 141. Skaulkiern. 142. Stoepfioen. 143 . Stoart- 
aubn. 144. Fogdebyttan. 145. Habors. 146. Norrmarks . 147. Stielp. 14 g.Afo- 
k&rns. 149. Grundfioe. 150. Dalkarsfoe. 151. Ns.srs.ms. 153, Saxauhytta. 

153. Moerteksrn. 154. Oerlmgen. 155 Born. 156. Torskbscken. 157. Damm- 
hyttan. 158- Gaufborn. 159. Haurfion. 160. Laungbansbyttan. i6r. Laung- 
banfsnde . 162. Hedenskog. 163. Auskagen. 164. Skarphyttan. 165. Sto ans- 
sngen. 166. Kroppa. 167. Herrbult. 168. Nykroppa. 169. Biurbsdshjtan. 
170. Kongskoug. Yji.Sunnemo. 172. llddeholm. 173. Elfsbacka. 174. Mongs- 
hytta. In Wdlrogothia. 175. Grantoih. 176. Torpa. 177. Almenss. 

Officinae ferrariae. 1. Stiernfors. 2. Sykfors. 3 Kierftoingbohren. 4. 
Kierfwingboren ad aquilonem. 5. Fmne-five Stisrbyttebamrar. 6.Finnauhnfive 
Elfdala. 7. Jterle. g. Broefstorp, ut & Hammarby. 9. Hogby. 10. Darns- 
hytta. 11. Fibbhytte Elautbammar. 12. Bredfwe. 13. Stenfla. 14. Norrby. 15. 
StosrCkefa. 16. Storboda. 17, Rauckhammar. 18, Ekeby. iq. Eroetuna. 20. 
Finnauker. 21. Groenbo. 22. KaufzlU 23. Roefors. 24. Auby & Soerby. 25. 
Oefterhammar. 26. Ehlholmen. 27. Frotivt; Erfwalla. 2g. lEedevcaug. 29, 
Bohren. 30. Dalkarsbytte Hamrar. oy.dito Dalkarsbyttan. 32. Bioernhammar. 
33. Andershammar. 34. Afpa. 35. UGiflebyttan. 36. Ramsberg. 37. Prsfi- 
hammarn. 38- IVretbammaren. 39. Oefrabammaren 40. Loerabammare. 
41. Kyfnabben. 42. Grymfioe. 43. Kaubrbtrg. 44. Bergshytte. 45. Nyhammar. 
46. Hsgernas. 47. Mosksnge. 48. Sundbo. In Nericia. 49. Axberg. 
50. Froesividahl. 5 1, dito. 52. Klauckarebyttan. 33. Gcirphyttan. 54. item. 
55. Lana fors. 56. dito. 57. Wilhngsberg. 58 Brefven. 59. Kraukfors. 60. 
Munckefors. 61. Stoartau. 62. Hafslefors. 63. Oeblsboda. 64. Kortforfen. 
6g. Malaulfen. 66. Degerforfen. 6p.Kaurberg. 6 g. Roefors & Brauttfors. 
69. Ablgrena. 70. Afpa. 71. Skogaholm. . 72. Haddebo. 73. 74. 5^/.. 

f> er g- 75 - Skagersholm. 76. dito. 77.Foerstoihs. In Werrnelandia. -g.Aq- 
f or G 79. item Bofors. %o. Bioerkbohren. c gi. Lmnfors. g 2 . dito Lannfors. 
83. Laungbahn. 84. Afphytte. 85 - Auminnefors. 86. Biurbecks orientalis. 87. 
item occidentalis. 88- Grssbofioe. Oerlingsbamm. 90. Saxau. gi.Bratt - 
fors. g2. Lefioefors. 93. Hmicke. 94. St orfors. 95. dito. 96. Hsttslfnan. 
97. Lillefors. 98. Rrauppa. 99. Bofoe. 100. Skarpbytta. 101. Sivartfaung. 
102. Acktiers. 103. Matlaungen. 104. Elfbro. 105. Nicklasdam. io G.Spiut- 
bscken. 107. INafgauhla. iog» Bioerneborg. 109. dito. no. Bsck. 1X1. Cro¬ 
no torp. 112. Emtekerms. 113. Jonsbobles "duo . 114. Haukansbobl. 115. /99/W. 
116. Molkorn. 117. Elfsbacka duo. ng. A 4 x. 119. Lindefors. 120. Boeckels. 
I2I* Hoekebro. 122. Rouglanda. 123. Foeske. 124* 123. Horum. 126. 

Glumferud. 127. Auhraus. i2g. Forfnss. 129. Alflruns. 130 .Gunnerud. 131. 
Doemble. 132. dito. 433 - Moelnbacka. 134- dito. 135. ftoarntorp. 136. 
Ranfster. 137. Melian duo. 138. Munckefors. 139. dito. 140. Borglvik. 141. 

143. Edstoalla duo. 143. Stoenme. 144. Stoanebolm. 145. Glasfors. 
146. dito. 147. Kauhlfsterud. 148. Rauttnebolm. 149. Rauttnedabl. 150. 
Skarped. 151. Gaulfoe. 152. Bioerkoe. 133. Torsby. 154. 153. Qblby. 

156. llddeholms. 157. Stierns. 138. Bnmsberg. 159. Rmnefors. 160. Efau. 
161. Upperud. 162. Forsbacka. 163, Persby. 164. Hackcfors. iG^.Wittlanda. 

Claffis /. ferro„ R In 
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In Uplandia & Roslagia. 

Fornaces ferri fuforiae : i. Elfcarleby. 2. Hytto. 3. Hamas. 4. Soeder- 
fors. 5. Ullfors. 6. Wefslanda. 7. Stroemsberg. g. HiUebohla. 9. Caris- 
holm. 10. Tobo. 11. Wattholma. 12. 13. Oefterby diu. 14. Gymo. 15. Loef 
ftad. 16. Aukerby. 17. Forsbohl. ig. Wigelsbo. 19. Berkinge. 20. BenbobL 
21. Stockeby. 22. Wellnora. 23. Edsbro. 24. Cor nas. 

Officinae ferrariae. 1. Elfcarleby. 2. Hamas. 3. Soederfors. 4. Ull fors, 
5. Wefslanda. 6. Stroemsberg. 7. HiUebohla. g. Wattholma. 9. Oefterby. 
10. Gymo. 11. Loefftadplures. 12. Bondehammaren. 13. Aukerby. 14. Fors- 
mark. 15. Harg. 16. Wellnora. 17. Skiebo. ig. Ortala. 

In Geftricia & Hellfingia. 

Fornaces ferri fuforiae : 1. Skommarhyttan. 2. Groenfincka. 3. Edske. 
4, Hillelvik. 5. Aumoth. 6. Axmar , ^ plures alia. 

Officinae ferrariae. 1. Gammelftilla. 2. Hofors. 3. Wibyge. 4. dito. 5« 
Diarnas. 6. ^/0. 7. Hohammar. g. Prafthytta. 9. Baggehytta. 10. dito. ir. 

Wafterhaftbo. 12. Kalfnas. 13. Stenshytta. 14. Fogerftad. 15. 16. dito. 

Yj.WaU. ig. Ugglebo. 19. Gy linge. 20. 21. Opftoe £?Stauhlbo. 22. Hammar- 
by. 23. Hammarby. 24. Hoegbo. 25. Autterftad. 26. dito. 27. Brobygge. 2g. 

dito. 29. 30. dito. 31. Norberg. 32. Wackmyra. 33. Forsbacka. 34. 

Tollfors, 35. Oslattfors. 36. Axmar. 37. Wfors. 33. Wikftoe. yy.Aubro. 
40. Aumoth. 41. Sunnas. 42. Liuftia. 43. Gullgrufwa. 44. Kyhlfors. 45. 
Wauxna. 46. Longtvind. 47. lggefund. 43. Stroem. 49. Gallftroem . 50. 
Loegdoen. 51, Amviken. 52. Hoegfors. 53. Graninge. 54. Solle fla. 

In Sodermannia. 

Fornaces ferri fuforiae .* 1. Stverta, 2. Bioerndam Zf plures alios. 

Officinae ferrariae. 1. Nafixeqivarn. 2. Auhlberga. 3. Stafftoe. 4. 
raftfz. 5. Norsbammar. 6. Smedstorp. 7. Stauhlboga. g. Sponga. 9. 

10. Hoegfioe. 11. Forfa. 12. Brambohl. 13. Aukers. 14. Lenna. 15. 
Ebrendahl. 16. Lundbolm. 17. Skiepfta. ig. Skougtorp. 19, Eskelftuna. 20. 
Torflla. 21. Nashulta. 22. Nycpvarn. 23. Branninge. 

In Oftrogothia. 

Fornaces : 1. Eolckftroem. 2. Grytgiohl. 3. Duncheroe. 4. Diuperoe. 5, 
Oefterby. 6. Katterum. 7. Au febro, g. Diupshytta. <y.Rambnmge. 10. Er- 
fiorp. 11. Hemmingstorp. 12. Finfpaung. 13. Balkrum. 14. Boberg. 15. iVy- 

hyttan. 16. Rausla. 17. Sliperau. 

Officinae ferrariae. 1. Godegaurd. 2. Skroenarebo. 3. Sivartebo. 4. itor- 
gaurd. 5. Eolckftroem. 6. Grytgioehl. 7. Saungstorp. g. Holmftoefors. 9. dito 
Songstorp. 10. Hefla. 11. Lotorp. 12. Boergioebl. 13. ifunda. 14. Boerftoe. 15. 
Remninge. 16. Finfpong. 17. Diurshytta. ig. Org^. 19. Skiarblacka.. 20. 

<skr. 21. Hundetulla. 22. Rafsla. 23. Carlftroem. 24. ftftyam. 
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Ex fupra enumeratis officinis funt plures, quae 3,4,6 ufque ad 1 o 
focis ferrariis conflant: adhuc multo major foret fornacum & officinarum 
fabrilium numerus, ii etiam recenferentur illae quae in ditione Jonekopienfi, 
Callitiarienii, Cronebergenii, inSmalandia, inBothnia occidentali & orien¬ 
tali, hoc efl, in Lapponia & Finnlandia funt; fed pergendum ad illa ed, 
quae majoris emolumenti funt. 

De argento nativo in media jodina -pure ferrea 
Noormarkienfi W ermlandice anno 1726 invento; 
de que obfervatis cum argento dido & cum ma¬ 
trice ejus Jive argilla , in qua inclufum 
jacuit, fallis. 

A B inflituto meo non alienum effe,nec me a via multum difcedere arbi- 
•*- * tror, fi hic fubjungam hifloriam & obfervata circa argentumnativum 
nuper in fodina Noormarkienfi pure ferrea inventum & erutum: in ferro 
enim nobiliffima haec proles tanquam in matris cujusdam finu aut utero 
recondita jacuit, qua quidem diu gravida fuit, dum tandem pofl elapfum 
multi temporis fpatium anno 1726 foetum diclum excluderet; ante 7 o & 8 o 
annos aliquid etiam fimile vifum fuilfe memorant annales. Stratum quod¬ 
dam five Skioehl Svecice vocatum ipfam fodinam pertranfivit, quod illam 
in binas partes ab oriente verfus occidentem divifit. Quia fodina haec 
Noormarkienfis in puteos vel cavernas plures difpefcitur,una illarum, quae 
Brattfors Grufwan vocatur, erat ipfiffima ejus parens five in parentis utero 
locus: diclum liratum, quod fodinam Brattfordienfem biffecuit, argilla 
quadam pingui conflabat ad latitudinem J ut & paffim \ ulnae; fed liratum 
hoc non conflabat ubique ejusdem generis argilla, hoc efl, nobiliore ar- 
gentifera, fed craffiore coloris lutei & vulgari; usque tamen utrinque ad 
parietes five prope ipfam ferri venam in confidentiam quandam lapide¬ 
am aliquibus in locis induruiffe videbatur argilla. Huic argillae rudiori 
intertextae & infertae confpiciebantur glandulae five nuclei argillae adhuc le¬ 
nioris & fubtilioris, coloris obfcure ccerulefcentis, ut & interdum dave- 
fcentis, qu-ae a reliquo argillae genere tam colore quam qualitate liquide di- 
flingueretur: in his glandulis argillaceis genus quoddam fpathi albi pellu¬ 
cidi, etiam flavi & regularis inclufum apparuit; alibi etiam argentum nati¬ 
vum, quod fatis copiofe tam in granis infinitis parvis inflar fabuli, quam 
in frudis majoribus confpiciebatur : fruflula haec argentea diverfiformia 
erant, vel enim in apices & aculeos terminabantur, vel nexibus ferpeari¬ 
nis hinc & inde amplectebantur argillam matrem; jam piciformia & faba¬ 
rum inflar in maffam conglomerata videbantur; & fic variis figuris in ma¬ 
trice fua, prout folet argentum nativum, ludebant. Vidi frudum, quod 
sequaret 15 lemuncias, vidi quod 6,1 o, 12. Ex ipfa argilla hac fubtili & 
holari emicuit argentum in granis, nam illa ad lapidem vel cotem trita ni¬ 
torem 
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torem argenti purifiimi exhibebat, vel oculis armatis luErata argenti are¬ 
nam praebebat, erat fimul ponderofiEIma; per cupellam abEracta relinque¬ 
bat 3 84 marcas live 77 ife. ex centumpondio. Usque tamen non diu vi¬ 
tam egit proles haec optatiflima & pulcherrima martis, fed praeterlaplis 
aliquibus menfibus quali patris in gremio exEinguebatur; nam ipfum lira¬ 
tum verfus profundiora magis magisque anguEatumevanefcebat, & in fer¬ 
ro dein, ut prius condebatur: dilparuit in Auguiio menfe anni 1727; & 
dein quamvis ad 8 vel 9 ulnas profundius itum lit, usque tamen nec lira¬ 
tum nec argentum redire animadverfum efl: fed circa bina extrema, hoc 
eE, ad latus orientale & occidentale hujus fodinae, exllant adhuc duo ejus 
brachia, remanetquefic adhuc liratum utrinque ~ vel | partem ulnae aequans, 
fed conllat modo argilla & limo rudiori & acri, non vero medullari & ar- 
gentifera, nec fpathi pellucidi reliquiis, quod multis modis experti funt 
& adhuc indies experiuntur: ad utrumque illum Enem, ubi adhuc Eratum 
dictum argillaceum exEat & petram dividit, nulla ferri vena eE, adeo ut 
argentum hoc nullibi nili intra amplexum iplius ferri & martis viguilfe vi¬ 
deatur. In ipfa argilla fubinde etiam apparuit vena quaedam ferri mollita 
& in pollinem fubtilem refoluta. Ferri vena argillaceo Erato proxima 
nullam argenti micam continuiEe per probationes cum illainEitutas com¬ 
pertum eE. 

Alias in fodinis ferri Sveciae paffim occurrunt indicia argenti five 
venae argenteae, ut in media fodina Danmorienli Roslagiae vena quaedam 
argenti ante plures annos apparuit. In fodinaUthoenfi & Singoenfi dan¬ 
tur Erata venis argenti, fed multo marte aljperatis & confpurcatis conEan- 
tia. Venae ferri fodinae Grengiesbergcniis partem argenti ineffe ex probis 
compertum eE. Referunt etiam in fodina Bisbergenfi argenti nativi par¬ 
ticulas olim inventas fuifie. Norwegiae, ubi tanta argenti nativi copia 
quotannis eruitur, ochracea & ferruginea quaedam materia fequitur pre- 
mitque vefligia Lunae huc & illuc per campos illos fertiles argenti; unde 
concludi polle videtur , arcto admodum vinculo & connubio unitum eEe 
ferrum cum argento: hic enim confpicitur duplex vel triplex Eratorum 
ordo, quorum unum cum altero parallelum & focium eE, & unanimo & 
aequo paEu ad eandem plagam tendit, conEatque hoc argento hoc vero 
ferro. Vel in penetralibus ipEs & magna aula Martis incarcerata jacet ar¬ 
genti quaedam vena : vel argentum & ferrem venis & Ebris alterius in¬ 
vicem innexum eE, ut non nili arte Vulcani poEint feparari. 

Sequuntur jam tentamina & pericula quaedam .chymica cum argilla 
medullari fubtili & coerulefcente five matre argenti, cujus mentio facta eE, 
a Docto re Brandt in Laboratorio Chymico Collegii Metallici Stochhol- 
menfi fadla, ut 

In retortam exiguam lapideam mittebantur 12 femunciae argillae prae¬ 
dicite argentea: coerulefcentis, applicato dein recipiente & perJutatis jun¬ 
cturis fubmittebatur ei ignis; quo cum dicta retorta obfcure canderet, li¬ 
quor quidam inde afcendere animadvertebatur, fed nullus adhuc fumus 
arfenicalis: at vero cum integre candefceret retorta , fumus quidam arfe- 
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nicalis per aliquot horas continuas apparebat. Igne dein remoto, & fur¬ 
no cum retorta frigefacto, inibi confpiciebatur argentum in exilia grana, 
quae acuum grana referebant, colliquatum, & argilla combufta coloris bru- 
ni in pollinem friabilis, quae ignis liquatorii praedicti vi in fluorem redigi 
& in maffam conflari nequiit. 

Sed ut videretur, num inde omnis pars arfenici expulfa foret, in fur^ 
no docimaitico, vel etiam fub tegula alibi liquabatur argilla, tam per fefola, 
quam etiam cum plumbo, usque tamen nullum arfenici refidui fignum 
dabat. 

Pondus argillae in retortam immiflae fuit, ut dictum eft, 12 femuncia- 
rum, fed finito deftillationis igne refiduae in retorta erant 9^ femuncise ar- 
gillee cum argento; liquor vero alcendens aequabat f. partes unius femun- 
ciae, arfenicum ifg; adeo ut per deftillationem inde abactum fit pondus 
2 i femunciarum. 

Liquor praediftus cum fpiritu nitri albefcebat, cum alcalinis praecipi¬ 
tabatur. 

Arfenicum vero coloris cineritii aut grifei erat fed impurum, ab ar- 
fenico vulgari non multum differens; in quibusdam menftruis acidis, ut 
in fpiritu falis & aqua regis folvebatur. 

Expertum dein eft, num aliqua pars ferri in argilla fic combufta late¬ 
ret, quia in ipfa ferri vena quafi nata & orta, fed applicato magnete nihil 
ex pulvere ejus attollebatur; five quod nihil ineffet, five quod in crocum 
& ferruginem verfurn effet ferrum, cum qua nequicquam laborat magnes. 
Nec potuit ex argilla fic calcinata fpecies quaedam victrioli ullo modo 
elixari. 

Spiritus aceti, qui alias folvit ferrum & zincum, argillae huic fu- 
perinfufus, nullo modo tingebatur; fed quod usque aliquae ejus particulae 
folverentur, inde concludi potuit, quia in menftruum hoc immiffo oleo 
tartari per deliquium pulveris inftar ad fundum quid praecipitabatur; fed 
pulvis non nifi quam materia quadam terreftri conflabat, quae etiam ab 
aceto aliquatenus corrodi & folvi folet. 

Argilla dicta in aqua regis magis quam in aceto folvebatur, colore 
etiam immutato, fed per inftillationem olei tartari per deliquium viridefce- 
bat menftruum', &fimulejus ope calx quaedam coloris grifei praecipitabatur. 
Expertum etiam eft, num calci fic praecipitatae aliquid metalli ineffet, fed 
per tentamina inftituta nihil metalli inde obtineri potuit. 

Argillae prius combuftae 2 centumpondia ponderis probatorii mitte¬ 
bantur in duo crucibula five tigilla fuforia, 1 lcilicet centumpondium in 
quodlibet, una cum fale tartari puro & bene calcinato menftruifoco; qui¬ 
bus colliquatis granum fatis magnum & ponderis 59 tfe. metallicum in quo¬ 
vis tigillo obtinebatur: fed oblervatu dignum eft, quod granum quodli¬ 
bet in binas partes appareret divifum, tanquam non conflaret unius fed 
duplicis generis metallo; una ejus pars puri argenti lpeciem referebat, al¬ 
tera vero bismuthi. Rarum admodum in liquamine five regulo hoc vife- 
batur phaenomenon; partes illae binae, quibus conflabat regulus, non mixtae 
invicem unum folidum granum conftituebant, ut alias fieri folet, cum bina 
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metalla in tigillis una funduntur, fed bina erant, & unum juxta alterum vi¬ 
sibiliter diftinclum jacebat, quodlibet globi cujusdamfegmentum referens; 
per i cluni levem mallei feparabatur una pars ab altera, bismuthica ab ar¬ 
gento: granumbismuthicum aequabat 22 marcarum pondus, quod dein 
cum cineribus clavellatis per fe in regulum liquabatur; argentea vero pon¬ 
deris erat 9.6 marcarum, quod cum per cupellam abllraheretur, obtineba¬ 
tur argentum puriffimum expers fumi alcalini 94 marcarum & 2 femunc. 
at vero per calculum lub.tr aedo grano iive luperpondio plumbeo, rema¬ 
nebant 77 marcae & 7ff femunc. argenti puriffimi; adeo ut fecundum 
hanc probationem contineret centipondium hujus argillas 77 marcas 7/g 
femunc. iive 38! ife. argenti. 

Experimentum dein fadlum ell cum fale alcalino, quocum colliqua- 
batur in crucibulo argilla di6la; lcilicet , folvebatur fal alcalinum in aqua, 
& argilla a lblutione per colationem & decantationem feparabatur, quae 
dein ficcata pondus 41 fs. squabat, live refidmim ponderis praedicli 59 fir. 
fupplebat. Elixata fic per aquam argilla & per magnetem explorata nul¬ 
lam partem ferri voluit offerre; bismutho vero pulverifato & per magne¬ 
tem explorato, ferri particulas ineffe compertum eff 

Sed quia digna examine occurrit pars illa altera feti bismuthica, hinc 
circa illam pericula lequentia facla funt. In aqua forti integre folvebatur, 
ipfaque folutio viridefeebat, fed inftillato oleo tartari laclcfccbat, & fimul 
praecipitabatur calx alba, fed tandem tranfibat albedo in colorem flavum. 
Ipfa haec folutio per aquam puram .pariter albefcebat, & calx itidem alba 
praecipitabatur. 

Solvebatur etiam bismuthum hoc plene in aqua regis, menflruum 
viridefeebat, non fecus ac cuprum inibi effet folutum; cum illo tamen di- 
ferimine,-quod folutio cupri in aqua regis per oleum tartari colore coeru¬ 
leo tingeretur, fed haec nullam coloris alterationem ab oleo dido tartari 
fubiret ,hi folutionem infufa aqua nulla mutatio animadvertebatur, nec e 
folutione calx praecipitabatur. 

A fpiritu aceti non lolvi potuit materia haec peregrina bismuthica, 
usque tamen ramenta exiguiflima inde feparata fuiffe., ex eo exploratum 
eff, quod inftillato oleo tartari quid ad fundum praecipitaretur; aliter nec 
fit, fl genuinum bismuthum folvitur in aceti dicli fpiritu calido aut ferven¬ 
ti, .& in menftruum dein infunditur oleum tartari. 

Bismuthum hoc argenteum nec a fpiritu falis ammomaci corrodeba¬ 
tur, praeter quod fpiritum colore coeruleo tingeret, prout tingi etiam ex 
aere lblet. 

Porro bismuthicum hoc granum per fe in tigillo fundebatur, fed 
fundi non potuit nifi igne admodum forti; interea nullus inde fumus Ipar- 
gebatur: contra vero bismuthum vulgare facile & fere in quovis igne li¬ 
quitur, & inde fumus exire folet. 

Adhuc tentamen cum bismutho hoc novo facium eff , ut fcilicet in¬ 
dagine multiplici indoles ejus & differentia a bismutho communi plene 
conflaret.; in quem finem iterum in tigillum cum 2 partibus cinerum eia- 
vdlatorurn, & 2 partibus filicis indebatur, infuper applicato & lutato ti¬ 
gillo 
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gillo alio refnpinato; peracla fullone, & exemtis reeiuiisque tigillis, cir¬ 
cumcirca parietes adhserefcebant fcorias coloris coerulei. 

Ex his & praedictis differentia utriusque bismuthiinnotefcere potuit; 
fcilicet, quod novum hoc genus fcorias coeruleas fuppeditaret, quod fra¬ 
gile elfet & facile fub malleo in pulverem frangeretur, quod aegerrime liqui 
& in fluorem redigi poffet; quod nullum fumum difpergeret: at bismu- 
thum verum fcorias flavas relinqueret; nec fub malleo facile frangeretur; 
mediocri igne in liquorem abiret; & liquatum emitteret fumum; ut 8 c 
plura alia. 

Solutio bismuthi genuini per aquam fortem & per aquam regis 
non viridefcit, fed adjecta aquapiira lactefcit, praecipitata calce quadam 
alba; novum vero hoc genus per aquam fortem & regiam fblutum viri-’ 
defcebat. fed per affufam aquam nihil inde praecipitabatur. Bismuthum 
vulgare per adufum Ipiritum falis ammoniaci nullo colore tingitur prout 
hoc Noormarkienfe, 

Sed licet materia haec in multis difcrepeta bismutho communi; us¬ 
que tamen ex plurimis fignis, ut & ex fcoriis coerulefcentibus & aliis, 
agnofcenda videtur effe pro fpecie bismuthi fed ferro 

conlpurcati. 
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PARAGRAPHUS II. 

De officinis & focis ferrariis, deque ferri crudi 
liquatione & recoBione , ■pariter de exten- 
Jione ejusfub malleo Svecice, 

Utirm jam eft de vena ferri ejusque praeparatione & li¬ 
quatione in Svecia paffim ufitata; jam vero agendum 
eft de ferri crudi renovata coctione in focis ferrariis» 
pariter de extentione fub malleo. Non ubivis Sve- 
ciae idem eft mos fundendi & malleabile & purum 
reddendi ferrum crudum, differt paffim in provinciis 
aut ditionibus metallicis, fed differentia non tanti eft, 
ut cujuscunque modum fingillatim exhibere ideo ne- 
ceffumfit, praeter Roslagienfem, qui prorfus dilcrepatab reliquis. Vo¬ 
catur hic modus Germanicus five Tyska Smidet; at vero alter feu Rosia- 1 
gienfis modus Gallicus, hoc eft, Franfyska Smidet , de quo etiam infra fuo 
loco feparatim. 

Ipfae domus five officinae ferrariae, in quibus camini, folles, foci, cum 
malleis & incudibus, hoc eft, in quibus machinae omnes pyrotechnicae, 
pneumaticae & aquaticae funt, non unius & certae dimenfionis effe folent; 
fecundum aream & loci opportunitatem jam latior jam anguftior eft do¬ 
mus : eligitur utplurimum locus lati campi, fi clivi aut convalles fint, ap- 
planatur folum, utfcilicet area detur ampla; quo enim amplior, praefer- 
tim fi inibi fint camini bini vel tres, eo melius quisque ex fabrorum turba 
opus fuum peragit, & maffas ponderofas ferri verfare, & bacilla longiora fub 
malleo diducenda vertere potell, de qua re infra. 

Pariter etiam caminus, qui ab Agricola vocatur fornax, Svecice Hcerd , 
non unius ejusdemque ubique dimenfionis & amplitudinis eft, fed angu¬ 
ftior aut major redditur fecundum opportunitatem loci & amplitudinem 
areae, quae juxta torrentis fluvii aquam omnino eligenda eft: unde nec red¬ 
di poteft certa regula & ratio dimenfionis ejus; vidi enim caminos, prout 
illos vocare volumus, fatis amplos, vidi exiguos; communis illorum men- 
fura effe 1 'olet 4 ulnarum in longitudinem, 3 i in latitudinem. Qui hodie 
in ufu funt, a binis lateribus funt aperti, adeo ut in aream camini ipfe fa¬ 
ber inclinato tamen corpore poffit intrare ; a binis vero reliquis non, fed 
prseclufus ibi eft caminus muro faxeo. Quia a bina parte apertus flat ca¬ 
minus , hinc fulcimentum quoddam five ligneum, five ferreum uni ejus 
angulo fupponitur columnae inftar, five conftructum ex faxis, fed pleris- 
que in locis ab incudibus & malleis fractis & antiquatis, ne fcilicet fornix 
incumbens ruat: pariter ad alterum angulum, ubi excipit murus faxeus, 
fulciminis loco fubftrati funt incudes 'rupti & mallei ex nimio ufu & cre¬ 
bris ictibus vulnerati. Supra vero excipit fornax quadrangula, quae in 
apertum aera per te&urn educitur, coitque & terminatur in aperturam pro 
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evolatione fumi & lcintillarum fufficientem; unde fornax haec in ardius 
verius fuperiora contrahitur, deiinitque in tubum quadrangulum fimilem 
fornaculis vulgaribus fupra teda aedificiorum edudis. Magna illa apertu¬ 
ra anterior, ubi faber itat, & malfam recoquendam ferri in foco verfat, hu¬ 
milis eife folet; ii non, lamina quaedam ferrea live lignea pilei aut tegu¬ 
menti loco apponitur, ut fcilicet a nimio ignis seftu & flammae continua vi¬ 
bratione facies uique illaefa fervetur. Per unum parietem patet foramen 
quoddam quadrangulare \ ulnae latum, hoc eit, in muro a tergo; quod in- 
ferviet ferruminationi bacillorum fradorum, ferrea enim bacilla in medio 
foco ad candorem uique fubinde calefacienda, & dein fub malleo reunien- 
da funt; fed hodie multis in locis nullum tale foraminulum exftat. 

Quantum praeferenda iit area camini ampla anguftae, ex eo judicari 
poteft, quod in amplis certus deiignari poflit locus pro carbone, & quidem 
pro carbone integro & comminuto, pro pulvere carbonario; praeter quod 
faber ab igne remotior animam fuam nimis calentem liberius hic quali tra¬ 
hat, & brachia fua nuda circumferre poilit. 

Sed ex delineatione melius, quam ex defcriptione, camini hujus con- 
ftrudio hauriri poteft: en itaque focum leviter delineatum, ubi (II) re- 
praelentant folles cum fuis tollonibus, trudibus, perticis, jugis & trabe quae 
a rota aquatica circumducitur. (A) Tab. IV ipfum caminum & forna¬ 
culam ex lateritio lapide conftrudam. (BB) vincula quae hic loci funt li¬ 
gnea ad angulos invicem connexa, ut fcilicet codae fornacis, ne dehifcant, 
contineantur. Apparet hic caminus utrinque, utdidumeft, apertus. 
(C) paries a tergo, in quo foramen quadrangulare exftat. (H) funt in¬ 
cudes ferrei a mallei idibus rupti & lacerati fulcri loco. (Z) eft malleus 
vetuftus, per cujus os vel collum, ut a fabris vocatur, patet via Icariis ex 
foco emanaturis, vel per quod infertis contis malfa foco inhaerens eleva¬ 
tur. (E) eft ipfiffimus focus. ( G) eft lignum cavum live alveus aquae 
recipiens : aqua inde per fitulam aut bulgam (H) haufta in focum nimis 
ardentem effunditur; vel etiam in alveare hoc fcoriae pulverifandve, five 
conti igne nimis rubentes immittuntur. Camini hujufcemodi in quavis 
officina funt plerumque duo, in quibusdam 3, fed rariffime; in multis etiam 
non nifi 1: lufficit unus malleus cum incude, ferro dilatando, quod in bi¬ 
nis focis five catinis ferrariis recoquitur. Externa officinae aut domus fa¬ 
brilis facies exhibetur Tab. V: (F) & (E) funt aediculae vel binae camerae 
pro machinis aquaticis & rotis: (MKY) funt perticae, quibus fubiatis 
aqua praecepsin rotas volvitur. (C C) eft longus alveus feu aquae dudus, 
per quem aqua e lacu verius rotas ducitur. (DD) funt tubi fornacum,per 
quos fumus & fcintillarum flumen in liberum aera erumpit. 

Simpliciffima olim camini ferrarii conftrudio fuit, pariter hodie in 
locis ubi pauperes lares lunt. Caminus a tribus lateribus integre patuit, 
nec nifi area prorfus patula cum foco exftitit, tantummodo ad unum latus 
fcilicet a parte follium murus ad altitudinem 3 ulnarum lateritius vel faxeus 
fuit edudus, cujus ope praecipue munita funt tabulata & fedilia follium, ne 
ligna pice obduda ignem a fcintillis accipiant: nudus ita 8 c fineveftequafi 
patuit caminus, nec fumus nifi per -aperturam quandam in ipfo tedo fa- 

Claffis /. de ferro . T dam 


74 MODUS RECOQUENDI FERRUM 

£tam exitum habuit: unde fsepe acciderat, quod Fumus fcintillis foetus & 
igneus vel afferes vetuftos &ficciffima tecta, vel parietem ligneum perplu- 
res annos e fumo & igne denigratum & toftum corripuerit; & niliinfper- 
fa fit continuo aqua, cuftodias affidue agente fabro, domum & officinam 
totam incendio periiffe notum eft: aliquibus in locis funt adhuc 2 parie¬ 
tes lateritii, fed caminus infuperapertiffimus, adeo ut fumus femper igneus 
etiam in apertum coelum per aperturam quandam in tecto fadtam erum¬ 
pat. Olim limplices hujuicemodi camini in ufufuerant, quales etiam apud 
Agricolam depictos videas, fed tetas fequior & eruditior pofleros f.bos for¬ 
naces melioris mus exftruere docuit. 

Hic etiam mentionem facerem camini ferrarii Stiernfundiae a Dno 
Chrift. Polhemio exftrudti, qui fuperne arcufive fornice duplicata tegitur, 
per quam exitus ad unum angulum pro fumi evolutione fadtus eft; fed 
quia autor experientiffimus Fracturam camini fui ipfemet non tanti facere 
vifiis eft, hinc defcriptionem ejus fuperfedeam. 



1 TOcatur hic focus fabrilis locus in area camini fadtus pro receptione 
T ferri, live in quo recoctio aut ipfamet liquatio ferri crudi peragitur: 
ab aliquibus catinus , ab aliis tigillum dictus. Speciatim vocatur hic locus 
H<srd Svecice: fed quocunque utaris nomine, fufficit per focum hic intel- 
ligere locum illum in area camini ex ferreis laminis paratum, in quo reco¬ 
quitur ferrum crudum. 

Fundamentum pro camino ficcum eligendum eft, non aliter ac fun¬ 
dus fornacum fuforiarum; ft enim humus infra fit uliginofa & csecis qui¬ 
busdam fcatebris vel fubterlabentis aquae venis madens, aqua inde fe fub 
fundum foci facile infinuat, &fic per meatus &poros latentes, verfiisipftmx 
ignem tendit, & vim ejus infringit, aut frigorequodam labefactat; hinc vi¬ 
dendum eft, ut humus foco fubjecta fit humoris expers ; fed usque majo¬ 
ris fecuritatis gratia, fovea quadam infra paratur, non aliter ac fub foco 
fornacis liquatoriae, & inde educitur canalis vel fipho ferreus, per quem ex¬ 
halet vapor, nec permittitur, ut inclufus ftagnet, utque in fibras & com¬ 
pagem laxi f undamentalis urgeat. Canalis hic inde educitur vel fub fedi- 
le & machinamenta follium, vel verius anteriorem foci partem. Stiern- 
fundto vero area camini & foci fuperinftrudta eft muro integrofornicato, 
e quo per apertum latus exhalat aqua vaporifera, unde etiam focus admo¬ 
dum liquatorius & ficcus eft. Plurimis Vero in locis caverna talis fubter- 
ranea nulla effoditur, ubi fcilicet humus aridiffima omnem liquorem in fe 
abforbet. Si fundamentum focihumidum fit, exinde contumax & diffici¬ 
lis exiftit liquatio, ferrum quafi non fufile eft , nec a fcoriis & malignitati¬ 
bus fuis feparabile, multa ejus pars in fcorias vertitur, nec fuam & debi¬ 
tam vim in ferrum videntur exercere carbones, multa carbonum pars ut 
& multa ferri fine ufu confumitur; verbo, ferrum inde illiquabile, & refra¬ 
ctarium redditur. 
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Super foveam polito faxo quodam grandiori, fuperinftruitur area ca¬ 
mini, & dein ad unum latus ejus, fcilicet ad quod applicati moventur fol¬ 
les , conditur focus live catinus prout Agricolae audit. Focus hic, in quo 
peragitur ipfa ferri crudi recociio aut purificatio, figurae paene quadran¬ 
gulae eft, confiat que fundo & parietibus ferreis; ferrum, quo parietes con¬ 
flent, non recoctum & purum, fed ex vena fufum & crudum effe debet; 3 
ferri laminae conflituunt 3 parietes, una vero fundum; fundamentalis lami¬ 
na crafTa eft 4 digitos, longa 1 ulnam & 2 digitos, lata 1 ulnam, pondus 
ejus eft 2 pondo nauticorum circiter: lamina, quae parietem conflituit, quae¬ 
libet longa eft 1 ulnam 2 digitos, lata 14 digitos, cralfa 3 vel 4. 

• Saxo fundamentali fuperinftruitur carbo in pulverem comminutus, 
ut & fcoriae fimiliter pulveratae, infuper relocatur lamina di£ta ferrea fun¬ 
damentalis , cujus dimenfionem nunc exhibui: dein eriguntur circumcir¬ 
ca laminam jacentem horizontalem tres aliae laterales, quae a tribus parti¬ 
bus includunt fpatium foci: binae lic laminae in fi tu fuo tenentur erectae, 
& a tergo fulciuntur acervo pulveris carbonarii, qui parietem verius in¬ 
teriora quali trudit, & fimul arcet, ne humor exteriorem ejus partem con 
tingat focumque lic ardentem refrigeret: unum latus conflituit, ut dictum 
elt, murus medius inter folles & focum, per quem infertatur conus fpira- 
torius, in quo relocantur fiftulte follium, de quo infra; hic etiam live fub 
ipfo cono erectus etiam flat paries ferreus, fed a parte anteriore nulla re¬ 
ponitur lamina, loto ejus tantummodo malleus vetus & multo ufu & icti¬ 
bus crebris collo vel capitetenus mulchatus aut faucius ; qimmque accede-* 
rit hic malleus, qui quartum parietem conflituit, foci fpatium inclufum eft; 
per aperturam mallei patet via fcoriis emanaturis. A malleo hoc ad op- 
pofitum latus 3 ad 3 \ pedum diflantiacffe folet, aque eodem latere ad co¬ 
num fpiratorium 2 pedum & 2 digitorum. Sique lamina fundi locum fu- 
um 11011 integre repleat, parietes dicti ferrei extra marginem ejus aliquan- 
tifper etiam removeri folent. Ex dimenfione data laminae fundamentalis 
datur etiam amplitudo ipfiusmet foci, quae rationem eandem habet, focus 
fcilicet sequat longitudinem 1 ulnae & 2 digitorum, latitudinem 1 ulnae, 
altitudinem 12 vel 14 digitorum. 

Qui artem hanc fabrilem profitentur, multam operam impendent, ut 
foco juilam menfuram & amplitudinem impertiantur; fed adhuc majo¬ 
rem , ut cono ventilatorio cupreo, in qno locantur fiftube vel nares ferrese 
folliculares, dent obliquitatem & litum debitum; qui tamen variandus eft 
fecundum indolem ferri, ut & fecundum qualitatem foci: fed de cono di- 
filo vide fequentia, pariter de vento. 

De cono fpiratorio cupreo, ut & defijtulis tra- 
Boriis &fpiritalibus, de que vento. 

/"^Onus quidam ex cupro paratus figurae hyperbolicae in orificium for- 
^ mse demilunaris aut femicircularis terminatur, exque lamina cuprea 
admodum crafTa & invicem complicata contexitur, ille trans murum prius 
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memoratum exfertatur; illum fcilicet in finem, ut fiftulae folliculares inibi 
relocatae ventum per unam aperturam in focum tradant, ficque concentra- 
tus ventus vim in ferrum obvium liquandum ipfumque liquamen prseftan- 
tiorem exhibeat, pariter ut ventus in focum immiffus non ilatim juxta 
murum live in primo foci limite tanquam laffus & hebes animam exhalet 
& pereat, fed cono in multum foci protradto & exporrefto procul a dicio 
muro Ilatim in iplum focum intret fpirans. Longitudo coni hujus by- 
perbolici cuprei fpiratorii erit 8 partium, qualium latitudo maxima 6 ~ eft 
partium, & latitudo minor 3^; figuram orificii ejus videas Lit. (Y), in 
qua eadem oris ejus femicircularis amplitudo & dimenfio obfervata eft, 
quae in ipfo cono confpicitur, quamvis non ubivis loci eadem pateat orifi¬ 
cii coni apertura, pofcit iplum ferrum differentiam. Fiftulae vero fi ve nares 
ferreae, quae ex follibus exeunt 8 c per quas e follium alveis aut pulmonibus 
truditur aura five halitus per conum verius ipfum foci penetrale, non ni¬ 
mis prope aperturam coni, nec abinde remote nimis fiint relocandae, fed 
media quaedam diftantia eligenda eft, alias ventus vel jufto fortius intendi¬ 
tur, aut obtufius aut acutius nimis fpirat. A naribus di£lis ad os ipfum co¬ 
ni utrique nari commune reftare folet \ pedis diftantia : obliquitas etiam 
eadem datur fiftulis quae cono. 

Conus hic fpiratorius protrahatur aliquantum extra murum in ipfum 
focum, a quibusdam magis, ab aliis vero minus, tam fecundum regulas a ma- 
giftro traditas, quam praecipue fecundum ferri & foci indolem: diftare 
orificium ejus a pariete utplurimum \ pedem folet. 

Quod vero obliquitatem iftius coni attinet, non horizontaliter jace¬ 
re debet, horizontaliter enim tunc in ferrum oppofitum evolaret fpira- 
men, fed obliquandus eft aliquantifper verfus fundum: multa fabri in eo 
confiftit peritia, ut exa£liftimse obliquationis menfura & angulus ei detur; 
communiter ita dirigitur ventus, ut jundfuram lateris oppofiti & fundi 
ftringat, hoc eft, ut ventus in focum inanem erumpens tam partem fun¬ 
di remotiftimam , quam partem lateris oppofiti imam, ficque confini¬ 
um aut commifturam perftringat: aliqui ita deprimunt narem hujus co¬ 
ni, ut non confinia laminarum feriat aura, fed verrat fundum; aliqui vero 
altius elevant conum, adeo ut nulla fui parte fundum petat, fed tantum pa¬ 
rietem oppofitum : fed quia hoc non abfque caufa fit, hinc videbis in le- 
quentibus rationem. 

Bafis hujus aperturae five diameter inferior femicirculi (PQJ hori¬ 
zontalem litum non habebit, fed obliquum quendam, adeo ut orificium 
hoc in refpedtu ad lineam horizontis five fundum, obliquandum fit, utque 
obliquis tanquam hircis intueatur focum; fed magis aut minus fecundum 
indolem ferri. 

Conus hic fpiratorius non medium focum fpedfabit, hoc eft, ventus 
inde efflans non dividet focum medie in binas partes ; nec fuper medium 
parietem fuum relocabitur, adeo ut per lineam centralem foci tranfeat ven¬ 
tus emiflus, fed verfus interiora five pofteriora foci: paries ille lamellaris, 
fuper quem relocatur conus, in 3 partes divifus fit, focum divifionis fe¬ 
cundae tenebit conus; adeo ut a pariete interiori fbctdiftet | parte; a pa- 
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riete anteriori, vel a malleo, qui aperturam anteriorem claudit, | par¬ 
tibus. 

Paratur apertura per murum didtum quadrangula, & ei infertatur co¬ 
nus diflus ex lamina cuprea complicatus & ferruminatus; incumbitque 
parieti ferreo, fuppolito : fuper conum dictum fpiratorium jam infertum 
relocatur brafteola ferrea; his politis conus argilla ad murum adglutina^- 
tur & affigitur, adeo ut indivulfa inlideat. Infuper bacillum quoddam fer¬ 
reum cavitati coni a parte polleriore infertum clavis affigitur, ut fcilicet 
in litu teneatur immotus; quod fit illum in finem, ne conus a fitu ei dato 
turbetur, vel ne antrorfum magis vel aliunde feratur. 

Induftrius faber fciet cono fuforio fitum & obliquationem debitam 
impertiri, non horizontalem nec obliquum nimis; unde quilibet faber, qui 
artem luam callet, proprias poffidet menfuras baculo aut ftipiti cuidam in¬ 
cilas, fecundum quas altitudines coni & foci fui adaptare novit; illas etiam 
tyroni & filiis fuis tanquam arcana artis tradit, aliis vero invidet. 

Accidit interdum fi diverfi generis ferrum recoquendum fit, quod 
menfurae altitudinum & obliquationum coni ex ufu edoctae liquationi 8 c 
purificationi ejus nonjufteinfervirepoffint; hinc in medio recoffionis ope¬ 
re variandus fiaepe eft litus coni: vel enim protrahendus magis infocumelf, 
vel retrahendus verfus murum, vel obliquandus, vel in fublime magis tol¬ 
lendus ; ad minimum aptandus, donec obtineatur fitus ferro dato conve¬ 
niens; quod ni obfervetur, vel pereunt carbones fine effectu, vel perit fer¬ 
rum, & in fcorias quali vertitur & evanefcit, velinfeparatum remanet a re¬ 
crementis crudis, vellente peragitur opera recoflionis, cum pluribus aliis 
incommodis & difpendiis ex venti non debita diretftione oriundis. 

Si longius e foco eduftus 8 c exporre&us ille conus fit, hoc efi, 
fi ultra menfuram \ pedis praetentus, liqui melius ferrum inde perhibetur, 
nam ad foci alterum & oppofitum parietem brevior eft via, unde ferrum 
in foco plenius a vento perfiringitur.. At vero fi nimium immittatur in 
focum, facile etiam ipfummet cuprum liquatur; & ferrum, quod occupat 
inferiorem foci partem, nullo vento agitatum facile tenacefcit, & induratur, 
ficque a ferro reliquo fluidiffimo fecernitur. At vero fi ductus hic fpira- 
torius retractus nimis fit verfus murum tergalem, etiam minori vi& flam¬ 
ma in obvium ferrum operatur: accedit, quod in hoc coni fpiratorii poli¬ 
tu, pars muri tergalis, cui infidet conus, a nimio igne & flamma inde re¬ 
flexa & reyerberata incandefcat, & fic ab ignis continuo fluxu fenfim cor- 
rofa & laefa attenuetur; unde etiam videtur in hoc cafu murus penitus 
candens, & circumcirca conum ejufque nafum exefus, & fiaepe igne ad al¬ 
teram ufque partem penetratus, quod noxam liquationi & damnum ipfi- 
met cono & aeri inferre folet. Illum etiam in finem murus circumcirca, 
8 c praecipue fubter conum ventilatorium redditur craffior: locus ille vo¬ 
catur Svetice Huggftad. 

Si coni fpiritalis fitus nimis horizontalis & apertura ejus altior a fun¬ 
do foci exftet, tunc ventus in aerem diffipatur, antequam ferrum invadit 
& debitum effectum edit : in hoc cafu confumuntur non debita ratione 
carbones, quorum jaftura multa eft, ventus enim nec fundum petit, fed 
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ferrum ftringens illico furfum fertur, ufque tamen litura horizontaliorem 
amant quidam fabri, quia liquatur bene ferrum in hoc fitu, & recoclionis 
opus vividius & vegetius peragitur, licet cum difpendio carbonum. Ex ipfa 
flamma & ferro, quod foco immiflum eft, apparet ftatim, num conus hic 
fublimior & elevatior fit, maffa enim ferri altius jacet, & carbones infuper 
accumulati clivum quendam formant; flamma etiam elatior inde efflatur. 

At vero fi obliquus nimis fit litus hujus lpiraminis, adeo ut ventus 
cono emifius verius fundum ruat, tunc difficilius & aegrius peragitur co&io; 
aegre liquatur ferrum: nam flamma non jufta vi & vigore pollet, quamvis 
carbones non inaniter confumantur. 

Communiter obfervandum eft circa politionem coni ventilatorii, 
quod fpiramen foco immiflum non verrere fundum, nec parietem oppo- 
fitum directe verberare debeat, fed juncturam fundi & parietis feriet; in 
quo cafu ventus perfiringit imam partem maflae ferri crudi foco & cono 
dicto fuperimpofiti. Alias communiter metiri folent altitudinem dicti 
coni, fi fcilicet orificii ejus margo fuperior fit in linea recta cum fupremo 
margine parietis oppofiti; ipfum itaque orificium coni fub dicto plano 
erit, & refpiciet inferiorem laminae e diametro oppofitae partem; hoc eft, 
pars illa fuprema orificii 12 digitis exftare debet a fundo, ad eandem fcili¬ 
cet altitudinem, ad quam paries ferreus. 

Quod adhuc directionem venti attinet, cavendum omnino eft, ne 
ventus e nare emifius verfus unum foci angulum fpiret, fcilicet verfus an¬ 
gulum remotiorem in foco, vel ne aliquantum illuc defledtatur; comper¬ 
tum enim eft, perire tunc multam ferri partem 8 c quafi in fcorias verti: 
fi enim ventus ad oppofitum parietem tendit, liquitur bene ferrum, & li¬ 
quatum a fecibus & recrementis fuis bene purgatur; ut malum hoc evi¬ 
tetur, vertitur potius os coni, ut anteriorem foci partem relpiciat. 

Os coni fpiratorii femicirculare fic foco obvertitur, ut balis live dia¬ 
meter illius quafi inclinata anteriorem foci partem refpiciat ; fed inclina¬ 
tio haec bafeos orificii major minorque erit fecundum indolem ferri vari¬ 
am : major inclinatio erit, fi ferrum fit fulphuris expers, fcilicet fi facile 
frangitur frigidum, quod Sveoice vocatur Kallbrecht , non enim tamcraffo 
& obefo volumine in oppofitum ferrum effertur aura , fed acutius ftringit 
& quafi fecat , prout vulgus fabrorum loquitur: torquetur fic melius haec 
ferri fpecies , cogiturque ut heterogenea inclufa deferat, utque in melioris 
indolis ferrum & vere purificatum tranfeat. At vero fi ferrum multo ful- 
phure fcatet, hoc eft, fi facile frangitur calidum, quamvis tenax fit frigi¬ 
dum & vocatur Roedbrecbt, tunc area five bafis ipfius orificii non tam mul¬ 
tum obliquabitur, ufque tamen non parallelum fitum cum horizonte aut 
fundo foci tenebit; in hoc fitu latius & quafi plenius emittitur in ferrum 
obvium aura, & illud non tam acute ftringit. 

Sed haec quae de directione venti & politione coni fpiratorii dicta 
funt, melius ex ufu quam ex praeceptis di Icuntur; difficilis etiam praece¬ 
ptorum eft in talibus intellectus, nili oculus fimul praeceptis adfuefcat: plu¬ 
rima fabrilis fcientia in eo verfatur, ut ventum fciat dirigere, Sc conum 
Ipiratorium foco jufte.applicare: nifi hoc noverit, vel carbonum vel ierri 
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ja&uram patietur, vel ferro inhaerens vitium nequicquam excoquere 
tentabit. 

Circa conum hunc fpiratorium, qui ex cupro paratur, obfervandum 
eft, quod non facile ab igne & liquamine fluido ferri liquefcat & confuma- 
tur, nifi incuria aut pellacia fabri in caufa lit; interdum a liquamine ferri 
undiquaque circumdatur tanquam inibi reconditus & lepultus, pariter 
etiam per mediam flammam interlucet, usque tamen illaefus a Vulcano re¬ 
manet; ratio eft, quia flumen aereum continuo ductum ejus interiorem 
replet, & fic ab una ejus parte ignem arcet, qua libera & illtefa manente, 
pars altera fruftra ab aflu & igne oppugnatur. Nili tyro, qui fabrilia tra¬ 
ctat, ledulo infpiciat conum, & fcintillarum flumen illuc infperfum deter- 
gat & decutiat, immunemque igne fervet cavitatem & ductum coni, facile 
liquetur aes & ferro fe addet. Duae praecipue funt caulae, cur aereus hicdu- 
flfus ab igne ambiente liquari foleat: 1. fl praecludatur orificium ot exitus 
vento, adeo ut frullra laboret ventus per tenacem & oriflcio inhaerentem 
maflam aperturam quandam moliri, led intus inclufus quali fulfocatur; 
tunc ab igne extrinlecus urgente facile liquefcit aes & confluit conus, 
nam aer inclufus calefcens nullo amplius frigore temperat unam ejus par¬ 
tem, quin ignis penetret laminam complicatam jam omni munimine defti- 
tutam, & illam in ferri liquamen folutam demittat. 2. Altera ratio eft, li 
ferrum nimis crudum fit, ftve fi cruditas multa adhuc inhaerefcat mallee 
ferri ignitae; quodcunque enim crudum eft, quod Svecice vocatur Raucit, 
non liquitur facile, fed in micas & lcintillulas urgente multo igne difcer- 
pitur, quaeque exmalfa difcerptae micae huc & illuc jafiantur, qua pluri¬ 
mam partem in ipfum antrum coni fipiratorii illabuntur, quibus fl replea¬ 
tur conus vel ftipetur, illico folito plus incalefcit; in hoc cafu etiam pe¬ 
riculum fubit, ne colliquetur, nulla ejus pars nec interior nec exterior ab 
igne immunis remanet: hoc cumminiftri animadvertunt, maflam ferri 
tam crudi e coni oriflcio ftatim removent, ne fcilicet flumen fcintillarum 
cono fpiratorio illabatur, fed aliunde per focum diftipetur. Infuper vento 
obvertunt terga illius maflae, adeo ut pars illa crudior, prout appellatur, re- 
fupina jacens micas fuas & particulas furfum fpargat, fuperinjefto pulve¬ 
re fcoriarum, cujus ope crudiora in liquorem aguntur. Subinde etiam 
videri folet, oriflcium hoc coni fpiratorii occludi a faece & fcoriis, adeo ut 
fpiracuium recrementis obductum & ftipatum fqualeat; quae nili batillis 
jugiter excutiantur, facile conus illis inductus cSc foedatus liquitur. y 

Notatu dignum eft, quod catinus live tigillum bracteis ferreis con¬ 
flans, in quo toties peragitur liquatio, & per aliquot menfes recoquitur & 
ebullit ferrum, tamen igni refiftat, & indemne illaefumque permaneat, nec 
aliqua lui parte, una cum reliquo ferro, liquefcat; cum tamen eodem igne 
& flabro continuo impetatur & urgeatur, quo ferrum ei immiflum eft & cre¬ 
ditum. Ex his tamen videre licet, liquationem ferri in ferro crudo opti¬ 
me peragi; & illud indemne & illsefum ideo permanere, quia non ab omni 
parte circumfunditur igne & vento : parietes enim tigilli ab una fui parte 
seftus ventofi immunes funt, unde non penetrantur, & in commune liqua¬ 
men cum contento fuo rediguntur: non altius enim ire poteftignis & fer¬ 
vor, 
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vor, quam, ufque permittit calor ab una parte, «St frigus ab altera reci¬ 
procum; nili caloris aequalis fphaera ab utraque lit, defenditur ferrum, «St 
in ipliffimo rogo «St flamma immune perflat. Accidere quidem folet, quod 
fundus tigilli aut foci etiam candefiat, in quo cafu non colliquelcit, fed vo¬ 
lumen innatans ferri fecum quali conjungit, adeo ut utrumque tenaciter 
adhaerefcat, «St ut labor lit a pariete illam evellerer hinc per vices refrige¬ 
randus eft focus, «St quidem indies, cum inibi opus peragitur; vel enim nu¬ 
datur fundus, «St a ventilatione quadam lic refocillatur; vel etiam relinqui¬ 
tur diu nudus «St aeri frigido exponitur; vel etiam aqua in focum lic nu¬ 
datum infpergitur: qui mos in quibusdam officinis efle folet, fed jam in 
plurimis obfolevit. 

Quod alias fpirationem attinet , non femper idem «St aequalis, dum 
perflat exeo trionis opus, permanet, fed jam intenditur, jam vero relaxa¬ 
tur «St lentior redditur: principio cujusvis coctionis, cum focus adhuc 
frigidus eft, «St non multus ignis ferrum, focum «St carbones jamdum occu¬ 
pavit, lentus follibus datur motus; pertica enim elevatior tenetur, cujus 
ope gubernaculi inftar moderari «St partiri aquam «St conlequenter ventum 
folent; at vero proceflu operis magis magisque deprimitur pertica live 
manubrium clauftri, in rotam admittitur aqua; «St crebrius aut copiolius 
fpirant folles; in media operatione liquationis ventilatio ad fummum per¬ 
ducitur gradum, circa finem iterum diminuitur. Alias motus follium ad¬ 
modum inaequalis eft, per vices quali retardatur rota, jam cito tanquam ru¬ 
pto clauftro ruit, jam vero lente movet follem, «St lic per vices. Et quia 
lentius hic vertuntur rotae, live reciprocantur folles, quam circa fornaces 
ferri fuforias, ubi aequaliter moventur, hinc per horarium tempus vix nili 
400 vices aut reciprocationes peragere videntur. 

Solutio & coBio -prima ferri crudi. 

“jCOcus cum fuis parietibus paratus, cono ei adaptato, purgatur, ne quic- 
quam ei inlideat, quod remoram aut noxam adferat recoclioni, «St in- 
lirper fcopis verritur : in focum ita inanem immittuntur fcoriae ex priore 
coctione poft finitum opus relictae; vel li nullae ejus generis in promptu 
lint, aftiimuntur reliquiae fcoriarum vetuftae: his adimpletur ad tertiam 
partem focus, «St infuper ut «St circumcirca luperinjicitur pulvis carbona¬ 
rius novus, pariter etiam vetus, & cinis circumcirca focum ex fcintillis, 
uftis carbonibus, fcoriis comminutis «Stc. per aliquot liquationum vices 
collectus, qui in tigillum fcopis «St rutris corraditur: cinis hic, ut dictum 
eft, conflat partim fruftulis ferreis «St fcintillis, partim fcoriis, partim pul¬ 
vere carbonario live favilla carbonum adultorum, quibus ad | partes reple¬ 
tur focus. Nili fubjieiantur dictae fcoriae ferro, tanquam pulvini loco, di¬ 
citur ferrum penetrare cinerem «St foco tenaciter inhaerefeere, nec liqui 
debite, «St conlequenter nec a crudiore fui parte fecerni. Nam fcoriae quia 
fluidiffimae menftrui loco funt, fundum quali unguine quodam oblinunt, 
feparantque ferri liquorem a fundo, adeo ut eo melius crudiora inde pos- 
iintleparari: in fluorem fecum redigunt duram ferri materiam; &quia 

jam- 
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jamdum fcoriis repletus efl focus, leviora in flumine illarum feparantur a 
ponderofis, recrementa a metallicis, quod line recrementorum copia & li¬ 
quore praevio fieri omnino nequit. 

Hoc facio ope cylindrorum & trudium, aut vi brachiorum portatur 
maffa cruda in caminum, & foco ita inaptatur, ut cono fpiratorio oppofita 
jaceat; promovetur maffa fupra marginem unius parietis in focum, adeo 
ut ei una fui parte immineat, altera vero extra focum fit; verfus conum 
fpiratorium e diametro transfertur, nec nifi 4 vel 5 digitis ab orificio ejus 
diflabit. Altitudo ejus aptanda efl fecundum altitudinem orificii coni 
fpiratorii, pars ima maffae in eodem plano horizontali effe debet cum ora 
fuperiore coni, unde aura inde fpirans imam maffae partem verrit 8 c flrin- 
git, & eo melius fi etiam eadem obliquitas detur maffae quae data efl cono; 
ita femper colliniandum efl, ut ventus radat inferiorem molis ferreae par¬ 
tem. At vero fi ferrum fit inops fulphuris & fragillimum cum friget, tunc 
obvertitur femicirculus orificii coni lpiratorii, ita ut pars venti etiam 
oppolitam maffam direcle flringat, pars vero imam ejus partem, fic ut au¬ 
ra quafi biffecet maffam. Pondus itaque ferri foco admoti non idem fem¬ 
per efl, interdum aequat \ pondo nauticum, interdum \ partes ejus ponde¬ 
ris, alibi etiam 1 integrum, prout fcilicet conti aut bacilla fub malleo di¬ 
ducenda crafliora vel tenuiora effe debeant. 

Si una talis maffa non fufficit, apponuntur binae vel tres, ufque dum 
pondus defideratum fimul conilituant; una tunc locatur fupra alteram, ita 
tamen ne planis applicatis omnino junctae, fed aliquantifper interpofito 
fruflulo ferri feparatae fint: hoc fit praefertimfi duplicis aut triplicis gene¬ 
ris ferrum adfit, quod omnino commifcendum efl, ut genus bonae indolis 
obtineatur; fi fcilicet adfit genus fragile cum friget, quod Svecice vocatur 
llallbrecht , aut fi genus fragile cum rubet five cum candet, quod Svecice 
vocatur Roedbrecbt, haec genera commifcenda omnino funt in foco, ut ob¬ 
tineatur ferrum intermediae naturae: genus primo memoratum, fcilicet quod 
frangitur facile cum friget, fupponitur alteri; utrumque fic politum appli¬ 
catur, prout dictum efl, fecundum viam venti. 

Maflis ferri fic pofitis ad laevam & dextram pulvis carbonarius corra¬ 
ditur; dein fuperinfunduntur maffae carbonum cumulo, fub quo fepultae 
plane & tumulatae jacent, adeo ut nullibi appareat ferrum, fed coacervatus 
in foco carbo : quibus dein fuppofito igne, in rotam admittitur aqua, fub- 
tracla aliquantifper pertica feu vecle juxta caminum pendente, & fic hau¬ 
ritur in folles aura & per nares emittitur, quae principio lenis & lenti mo¬ 
tus erit, 

Maffae fub carbone vivo fic reconditae paullatim ab igne ventofo con¬ 
futuuntur, guttatim enim in focum liquitur pars obverfa vento,, quae fic 
exefa fpatium adhuc amplius inter orificium coni relinquit, quo animad- 
verlb, maffae praedictae propius ad conum vel fpiraculum fubjeclis contis 
& trudibus admoventur, & ei ad eandem diflantiam ad quam prius appli¬ 
cantur, fcilicet ut a primo venti fonte diflent modo 5 ad 7 digitis, & ut 
iterum pars oppofita fenfim in liquorem folvatur. 
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Confumtis jam carbonibus novi jugiter adjiciuntur, jacent enim cu¬ 
mulati ad pedem five inferiorem foci partem, raftris aut batillis in focum 
inde feruntur; fcilicet ut ferrum jam qua partem candens igne & carbone 
continuo opertum lit. Faber etiam nunc quamfaepiflime explorat & fcru- 
tatur angulos foci & fundum; & ubicunque praefentit frulfula ei adhaeren¬ 
tia, illa verfus orificium fpirans fublevare folet, fcilicet ut denuo vento ob¬ 
jecta colliquefcant, & in unum & commune liquamen omne ferrum fe 
recipiat. 

Jucundum admodum vifu eft, acie conum cupreum transmiffa tueri 
ferrum liquefcens, & oculis lultrare liquationum momenta; liquide enim 
per coni aperturam confpicitur ferrum candens, quia e diametro oppofi- 
tum jacet cono & in via ipliufmet venti. Ipfuin ferrum apparet hic can¬ 
dens & niveum, hic vero fanguinis inflar rubefcens, maffa figurae inaequa¬ 
lis & rudis ell; exinde videre licet guttas liquidi ferri per vices depluere, 
non aliter ac vifui fe offerunt illae per orificium fpiratoriuin in fornace fu- 
foria confpeflae, de quibus prius; quaedamfunt coloris candidi, quaedam 
vero obfcurioris & nigrefcentis : apparent etiam fcoriae fundum foci oc¬ 
cupantes, quaeliquGrem non candidum aut rubrum led mixtum quali cum 
nigro, non aliter ac cum nebulae aquam obfufcant, repraefentant. Si nu¬ 
detur ferrum, remotis inde carbonibus, pars illa ignita vento obvia rubet 
adhuc magis, & ftatim lpontefua a contactu aeris inde diffidunt & difcer- 
puntur micae & granula ignea ferri, quae majorum fcintillamm fpeciem re¬ 
ferunt, & hoc majore copia, quo crudius eft ferrum : nam a ferro nimium 
crudo unda talium fcintillamm defluit: at vero fi ferrum coopertum fit 
prunis five igne ambitum, non inde particulae prout in aere exfiliunt, fed 
pars illarum in guttas deliquitur. 

Interea maffa ferri jam candentis forcipibus vel potius contis ita ver- 
fatur in foco, & ad auram five os /holi applicatur, ut flamma ad omnia 
latera aequalem exitum habeat, adeo ut videatur maffa tanquam in medio 
dammae volumine quali merfa natare; diligenter infpicient, ut erumpat ubi¬ 
que ventus aequali flumine : lique uliibi intercludi videatur exitus, vel fi ac! 
unam partem magis quam ad alteram fubfiderit, vel fi carbonum pulvis 
aut fragmenta ferri exitum praecludant, ftatim ita aptant maffam inque 
flammea unda vertunt, dum ignis ubique & circumcirca crucietur aequalis ; 
aperit hic fores, hic claudit, circumagit, ftipat, elevat, deprimit, impendit- 
que laborem, ut in elemento fuo igneo undique aequilibret: hac ratione 
augetur & exaltatur vis liquatoria, & ferrum nec violento nec parco nimis 
igne funditur. 

Si dammam vident multum aeftuantem, & e carbonum maffa fe alte 
ejectantem, adeo ut illa imperet in foco, ftatim temperare foient aedum il¬ 
lum & iram; quod fit vel obturando foramina, per quae erumpit, velfu- 
perinfundendo aquam: fitula enim aut bulga aquam ex alveo propinquo 
hauriunt, & in flammantem nimis ignem immittunt, alias flamma laxatis 
quafi fraenis in carbones furit, illofque inaniter confumit, nec furorem fu- 
um in ferrum hoftemque, fed in carbones & amicos exercet. 


Subinde 
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Subinde etiam per fpiratoriam viam oculos intorquet luftratque fa¬ 
ber, num ferrum, fcintillet, operiatque fcintillis meatum venti, quod ii anim¬ 
advertit, batilli ope excutit impedimenta, viam que /Eolo facilem patu- 
lamque reddit. 

Cum tandem mada ferri videtur in focum undique delieuifte, nec 
amplius partem reflare, qu* in undam ferream non dilapfa & refoluta fit; 
tunc perfcrutatur pertentatque faber omnes foci angulos, & ubicunque 
conto obvium fentit fruftum induratum ferri, evellit eflringitque, & ante 
os ventofum relocat, ficque colligit fparfum ferrum, & iterum iterumque 
furfum levat, & in ipfo flumine venti reponit, dum in unam maflam inque 
unum volumen redegerit omnes ferri partes, quae verfus loca frigida foci 
fe receperant, jam copia carbonum diminuta apparet, nec novi carbo¬ 
nes confumtis adjiciuntur, fed volumen ferri liquati jam feminudatum eft, 
ipfaque jam coctio inchoatur: coquitur & fervet ferrum non aliter ac aqua 
in tripode; jam videre licet integram liquaminis fuperhciem intumefcen- 
tem & lente elevatam tanquam in bullam magnam, non aliter ac ii fermen¬ 
tum fibeffet; inflatur & intumet magis magifque, li tumorem & motum 
non velint compefcere, mobilitate jam viget ferrum, quod alias tam durum 
& rigidum eft, elevatur dum ipfum focum exfuperet & tranfcendat: magi- 
fter foci derepente aufert inde prunas, fub quibus seftuat Mars, & nudat li¬ 
quamen, licque iram & fervorem iiftit diminuitque. Excoctio haec in fe- 
mihorae tempus protrahi folet, fed penes fabrum eft, ut diutius perftet. 
Quia recrementa noxiora & vitiofa excoquenda funt, & ferrum illis ej effis 
ductile & malleabile reddendum, hinc omnino fluidum erit, inque fluore 
& motu quodam per tempus tenendum; quod nili flat, nequicquamfepa- 
rantur graviora a levibus, metallica a Iconis : hinc navatur opera, ut fer¬ 
rum in aeftum & effervefcentiam dictam perveniat, inque illum finem ad¬ 
movent fomenta & nutrimenta igni fortiora, apponunt fcilicet carbones 
eleftiflimos, integros & majores, qui ignem fortiflimum fovent, & undu- 
lationem dictam perpetuam fervant, fed non multam illorum copiam, pau¬ 
cos tantummodo, ratio eft, quia peragenda eft coctio non igne claufo fed 
femiaperto; melius exfudat vitium igne aperto quam claufo, qui ut ufque 
fortis flt, nutrimenta ut dictum eft fortiora adhibentur. Datur etiam fer¬ 
rum, quod aegerrime in liquorem talem poflit folvi, cum quo nequicquam 
laborat faber, ut debito modo faliat ebulliatque alius liquoris inftar, rema¬ 
net tamen ufque lentum & tenax & tanquam iiliquabile, & confequenter 
non demittit cruditates vitiofas, hinc artis & laboris opus eft, ut tale ferri 
genus in fluorem folvatur, alias refraffarium, contumax &immalleabile, 
fluita coftione,permanet. 

Hic etiam meretur methodum fabris ufitatam chalybem flbiin foco 
ferrario acquirendi tradere: cum enim prima hac vice excoquitur ferrum 
& liquamen jam fluidiflimum eft, ei innatare folent maflulae & frufta cha- 
lybea, quae nec angulum foci nec fundum, ledipfiflimum volumen hinc 8 c 
indefluffuantia tenent: funt fruftula diffa,qua fuperflciem ex volumine 
exftantem, inaequalia & rudis figurae, infra verofeu qua parte immerfafunt 
liquamini ferreo, funt formae rotundioris, & liquide colore fuo diftinguun- 
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tar a ferro ; praeter quod chalybs in flumine ferreo natet, folutus fe ferro 
non facile addat, nili vento & /Eoli ori admoveatur: ante ventum deli- 
quitur, & fic in ferri amici gremium & volumen fe una recipit: at vero 
nili vento admovetur, fruftra liquatur in fluore ferreo. Fruftula hujusce¬ 
modi 6, io, 15 librarum dari folent: perhibent fabri optatae bonitatis aci¬ 
em & chalybem efle, & inftrumentis aut ferramentis chalybe acuandis 
omnino infervientem & aptum: nec ferrum alius aut deterioris naturae fleri, 
fi materia haec immerfa & foluta ferro accedat, vel fi illa privetur. Ex 
omni ferro chalybem obtineri pofle dicunt, fed ab uno genere plus quam ab 
alio; fed usque tamen nihil referre, an ferrum fragile fit cum friget, Kall- 
brecbt , vel num fragile cum calet ( Roedbrecht ,) fed ratione ad ferri indolem 
variare ufque naturam ipfiusmet chalybis: in fractura efl coloris grifei ad 
albedinem quandam vergentis , granis exilibus & duriflimus. Maxima 
tamen ars converfionis ferri in chalybem perhibetur in eo confiflere, ut 
conus fpiratorius ad debitum gradum verfus focum obliquatus fit; fi enim 
a gradu obliquationis vel aliquantifper declinet, nullum aciei granum ob¬ 
tineri pofle ex ufu comperti funt; obliquius hic dirigi ventus debet: re¬ 
gulas & normas habent, fecundum quas conus aptandus fit, qui nec abin- 
de latum unguem deviare debet, lique flat, fit cum jactura deliderati cha¬ 
lybis. Sed de his melius in tractatione de chalybe. 

Quum ferrum ludat & exultat in foco, & ipfamet coctio & eflerve- 
fcentia perllat, orificium ftipatur fcoriis quibusdam nigris longius inde 
nali inflar prominentibus; fi enim ventus, qui partim efl: frigidus, partim 
humidus, per du£tum patentem & pervium in volumen ferri irrumpit, fe- 
daturftatim tumor & fervor: hinc non multa aura nunc refocillandus & re¬ 
frigerandus efl focus, fed ilicet ut fcoriae cono /Eolico excutiuntur & pa¬ 
tet via vento, tumidum ejus liquamen refedit & ferrum ante liquidum de- 
turgefcit & in maflam tenacem confluit. 

Statim ut liquor hic coquens fiflitur & concrefcere incipit, aperitur 
via fcoriis, quod fit per collum aut os mallei, qui anteriorem partem foci 
conflituit; per illud inferitur & adigitur batillum live contulus, & ftatim 
facto ore emanat flumen lcoriarum, led non diu apertum tenetur, ftatim 
occluditur; quod fit illum in finem, ne nimia parte lcoriarum privetur fo¬ 
cus : fcoriae enim menfirui 1'olventis loco funt, illarum ope non modo li¬ 
quitur bene ferrum, fed a recrementis luis leparatur, & fic fufile ut & du- 
cflile redditur & purificatur. 

Mafla live moles ferri magna & ponderofa aegrius in liquorem & co¬ 
ctionem agitur, quam mafla exigua aut levis, major pars carbonum & ve- 
hementior ignis ad ejus folutionem requiritur, alias ferrum ponderis unius 
nautici liquari poteft fpatio bihorii. 

Tandem peracta hac prima coctionis vice, omnes prunae e foco pla¬ 
ne deterguntur, aque omni pulvere & cinere carbonario nudatur focus & 
relinquitur mafla ferri 1'ola, fiflitur itidem ventus, & candens moles in foco 
fic prunis & igne deftituta per fpatium integrae horae relinquitur, nec loco 
luo emovetur, quam luperinducta nigra quadam crufta: aliquibus in offi¬ 
cinis mos efl, ut ftatim accingant fe fabri ad recoftionis fecundae vicem 9 

utque 
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utque molem jamdum ignitam & candentem iterum obvertant vento, 8 c 
novam coctionem & liquationem inchoent. 

De altera recoBionis vice Jive de liquatione 

ferri iterata. 

Q Uum induruerit haec moles ferri, illa admodum adhaerere folet parie- 
tibus & fundo foci, nec inde avelli & leparari poteft nili vi & ope 
contorum: inter molem & parietem intrudunt contum & magis magisque 
urgent , dum moliendo tandem divellant maflamacono lpiratorio, qui 
in mole hac ferrea paene delitefcit & reconditur. Si moles haec fundo 
adhaerefcit, etiam inde feparatur; contum cufpidatum per mallei vetulti 
aperturam, qui anteriorem partem foci confutuit, lub ipfam molem in¬ 
dunt, & malleis live marculis ferreis adigunt, dum inter foci fundum & 
molem di£tam bene fit intrufus; dein vi brachiorum rnafiam tanquamper 
vectem fenlim fublevant; fique vis brachiorum non fufficit, infiflunt con¬ 
to & illum toto corporis pondere deprimunt,.. dum e foco avulfa moles 
tandem elevetur. Accidit interdum quod facilis leparatio molis fit a fun¬ 
do , quodque levi motu & percuflione inde foluta recedat. Caufa quod 
inhaerefcat parietibus & fundo ferrum, eft, quod focus ex multo ufu exca¬ 
vatus & exefiis fit, hinc moles cavitati hujufcemodi applicata dure admo¬ 
dum haeret. Pariter fi focus nimis calidus & quali ignitus fit; propinquius 
enim confortium & amicior nexus eft ferri, fi utrumque candens fit, aliter 
vero nulla figunt mutuo ollula, fi unum fit frigidum, alterum calidum: 
hinc etiam refrigerandus fubinde eft focus. Quibusdam in locis divellitur 
ftatim moles adhuc candens e parietibus, & ad diftantiam a pariete refri¬ 
geratur. 

Quum tandem a pariete foci foluta & feparata fit moles, plane con¬ 
vertitur, adeo ut pars ejus inferior fuperiorarefpiciat & vice verfa, apparet 
rudis & indigefta, fupra ad planitiem quandam vergit, infra vero ad rotun¬ 
ditatem. Moles fic obverfa & refupinata non ad diftantiam quandam a 
vento ut prius relocatur, fed elevatur fupra ipfiftimum conum fpirantem, 
adeo ut una molis pars incumbat limbo & orae ejus fuperiori, altera foci 
fundo vel recrementis in foco reli£tis ad eandem obliquitatem, quam ha¬ 
bet ventus aut conus fpirans; unde aura juxta molis inferiorem partem 
fpirat, & finum illum totum verrit & ftringit. Faber admodum gnavus & 
fedulus efte folet in aptando molis hujus fitu, ut fcilicet rite & fecundum 
ventum jaceat, utque totum ventrem praebeat fEolo, & fic ubique aequali¬ 
ter recipiat flamen. 

Converfa & aptata fic mole, pulvis circumjacens carbonarius & cinis 
crematus rutris in focum undiquaque corraditur, quo circumdatur maffa 
denuo liquanda : dictus vero cinis tantum ad latera, non vero ad anterio¬ 
rem partem maflae confertur; verfus anteriora carbones integri & Aecio¬ 
res accumulantur, qui ignem non modo fovent & intendunt, fedquiflam* 
mam nutriunt, cum qua ventus tanquam alatus in ferream molem fertur, 
Claffis I, de ferro. Y illam- 


86 MODUS RECOQUENDI FERRUM 

illamque vi adaufbi dringit Jam iterum detracta pertica vel fublato ve*- 
cie & claudro in rotam aqua fremens admittitur, & moventur alternis, ut 
prius, folles, & ventus in focum intromittitur, fed principio debilis, mox 
au£lior & intendor. Intromidb vento circumfunditur ferrea mada carbo¬ 
num clivo, & dc fervet iterum opus. Attente jam dammam & ignem fu¬ 
tim fpeclat & notat magifter, ex illo auguria & indicia fua capit, qualis in 
foco dt liquatio, & quae in mole ferrea pars plus aut minus folvitur : con¬ 
tinuo movet & verfat hanc madam, relocatque in medio igne, qui flam¬ 
mans aequaliter ab omni latere ejus prorumpet, in damma veluti natabit 
mada, tanquam in elemento ilio librata; d ullibi dumen majus dammans 
apparet, dipat & obturat locum, alibi vero aperit ; ubi datur dammae 
exitus, hic conto fuo molitur aperturam & diducit quad labra, ut exfpiret 
libere damma ; hic ingerit pulverem carbonum & fcorias, ferrumque tun¬ 
dit, ut melius repleat locum; hic elevat madam datque viain patentem ven¬ 
to & dammae dmul erupturis; hic vero deprimit, regitque non aliter ac 
navita cymbam in ductibus; cumque aequaliffima ed ubique dammae cir- 
cumduentis eruptio, maxima vi in ferrum agit ignis & ventus: imprimis 
obfervatur, ut damma remoridimam avento partem continuo dringat, 
tunc enim liber ed meatus per omnem madae ambitum planumque ejus 
inferius: cavetur tamen, ne a parte remotifiima praecludi dt via dammae & 
circum focum erumpat volumatim, tunc ignis non omni vi fua agit in fer¬ 
rum, fed tantummodo in partem ejus, & pars nullius venti & dammae ed 
particeps. Praeterea d ventus verius conum redectatur, periculum fubit 
cuprum, per quod tfandt ventus, ne a nimia dammae reverberatione funda¬ 
tur. Ex ipfa damma & cumulo carbonario judicari poted de obliquatio- 
ne coni; d altius elevata appareat mada ferri, & clivus carbonum fubhmior • 
aut altior dt, dgnum ed, elevatum etiam exdare conum, nec multum obli¬ 
quum ede; at vero d humilis & depreda in foco veluti natet moles ferri, 
& carbonum clivus non tam alte fupra focum exdat, dgnum ed, conum 
admodum ede obliquatum. Quum carbones primum fuperimmidi con- 
fumti funt, iterum novi adjiciuntur, adque eandem altitudinem ad. quam 
prius. Moles ferri dicta fub carbonibus omnino tumulanda & reconden¬ 
da ed, nec ullibi patebit nuda; 2 vel 3 menfurae dve crates carbonum qua¬ 
vis vice requiruntur; fed d elevatior jacet mada ferri, adhuc major pars 
carbonum requiritur, quoniam amplior & latior ede debet clivus, dum ple¬ 
ne contegatur. 

Interea m|pe ferri crudi ad focum volvuntur, <k fub eodem carbo¬ 
num cumulo, fed ad didantiam 2 pedum a cono fpiratorio reconduntur; 
ut fciiicet ignis malfas has frigidas lambere & contingere poffit, ficque fen- 
dm calefacere; fciiicet ut cum eadem carbonum quantitate & cum eodem 
igne ad citiorem foiutionem praeparentur. Prout Ignefcit magis moles 
in medio foco jacens & colliquatur, eo propius cono fpiratorio dve vento 
admovetur, inque ignem per gradus fortiorem, fruiturque dc mada nova 
ferri eodem igne eisdemque carbonibus, qui dc ad utriufque ferri foiutio¬ 
nem contribuunt, 

- ' Maxi- 
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Maximum in eo jam verfatur fabri ingenium, ut ignem fumn & flam¬ 
mam «qualiter circum molem ferri liquandam diftribuac & partiatur; un¬ 
de, ut dichim eft, dat ei fores & exitus ab omni parte molis in media 
quali flamma fe librantis; fi alicubi minor animadvertitur, fublevat par¬ 
tem illam & aperit forem vento, contra fi jufto majus alicubi flammae vo¬ 
lumen erumpit, iicque aptat, veriat, deprimit, elevat,flipat, aperit, dum 
«qualitas habeatur: perfpiciet ufque, ut major flamm« torrens fit verfus 
pofteriorem molis partem; fi major verfus anteriorem, liquaretur facile 
conus & ignefceret circumcirca muras, & utramque a nimio igne corripe¬ 
retur; lignum etiam tunc eft, molem hanc obviam & contrariam vento 
jacere, fcilicet quia ventus verfus originem luam retro flectitur. Regula 
fabris notiffima eft, ut moles h«c ferrea ab omni parte «qualiter debeat 
diminui & exedi, hinc ita veriat & agit molem, ut vento opponat omnem 
ejus partem & angulum, & lente in circulum quendam circumagat; &paul- 
latim jam vertat hanc partem Molo, jam proximam, jam remotiorem, pro¬ 
ut in«qualem animadvertit ejus diminutionem, ubicunque quid prominet, 
& a circulari figura extra ambitum exftat, hoc flarim ita applicat, ut citius 
quam reliqu« partes folvatur: hinc fenlim circumcirca confumitur moles 
ferrea. Alias videre licet, quod citius folvatur pars molis poflerior five 
a vento remota, quam illa qu« vento proxima eft, 

jam nec multa carbonum copia requiritur, fed fere femiaperta liqui¬ 
tur malTa, qu« ultimo tam comminuitur, ut tandem non amplius coivere- 
fcat, fed in frufta divifa collabatur, h«c circum focum {paria iterum colli- 
r git faber & aur« fu« apponit, iterumque colligit & ante narem flantem, aut 
animantem relocat, operamque hanc repetit, dum immani inaflam omne 
fuum ferrum coegerit; jam nudatur fere fuis prunis & fomentis igneis 
ferrum, & urgetur interea multo flamine • & quia leviliim« prun« volu¬ 
minis ferrei fuperliciem circumfparfe lint, hinc jam videre licet, in leves 
has prunas tanquam in feflucas & flipulas furere ventum, ejectat altefcin- 
tilias & lcorias fiipranatantes tanquam in imbrem dividit difpergitque cir¬ 
cumcirca per caminum, grandine quadam ignea & flumine fcintillarum 
replet caminum & multam oilicin« partem; fcintillae in altum fe glome¬ 
rant, & per parabolicas curvas extra focum denfierelabuntur; hic jam ide¬ 
am & typum quendam exigu« cujmsdam /Ethnae furentis videre licet, 
qu« adflantes foco removet & terrificat.* fcintillae in folum delapfri non 
ferro fed materia, qua recrementa, conliftunt; funtque plerumque form« 
rotund« five ovalis, flatimque ut folum contingunt, nigrelcunt: h«c eft 
ipfamet reco&io ferri, quae perdurat 7 vel 8 minuris; fed ipfamethaec liqua¬ 
tionis opera lpatio 2 circiter horarum. 

Secunda hac liquationis vice etiam fundo & angulis foci inhaerefcere 
obfervantur fruftula ferri crudioris & tenacis; verfus angulos & in frigus fe 
recipiunt partes ferr i, & ni in communem undam ferantur, tenacius adhuc 
cralfefcunt, hinc per contum indagantur & loco fuo emoventur femntur- 
que verfus conum fpirantem & auram, Iicque immerguntur foluta volu¬ 
mini reliquo: iterum elevantur frufta, qu« le ad angulos receperant, & ite¬ 
rum poenam fuam luent, tanquam profugi caftrisfuis exceflerint, coram 

Molo: 
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Molo : quoque deterioris nota’ eft ferrum, eo crebrius e latebris fuis ef¬ 
fringendum eft ferrum & coram vento fidendum, & colliquatum foco im¬ 
mergendum: & quia ventus fine ope flamma; & ignis non valet tenaciffi- 
mas has partes dilrumpere & in liquorem folvere, hinc carbones majores 
& electi fuperimmittuntur, quorum ope tandem vidx in tumulo & liqua¬ 
mine communi una lepeliuntur. 

Scoria; hac fecunda liquationis vice ter emittuntur, fcilicet primum 
poft elapfum \ partis unius horae, pofleaquam cum in focum mifliis 
fit ventus. Scoriae hae quia particulis ferri admodum foetae funt & fimul 
conflant heterogeneis fluidiffimis, hinc in alveum aqua plenum injiciuntur 
& aquis fubmerguntur, ut fic exftinftae in pulverem aut glaream quandam 
dilabantur, qua: glarea dein ad ulus confervatur: altera vice emittuntur e 
foco fcoriae poli elapfum l vel f partis unius horae, fed quia non multi mo¬ 
menti funt, hinc rejiciuntur. Circa finem recoclionis hujus ultimo e foco 
emittuntur. Qbfervatum etiam eft, quod modo exigua fcoriarum pars 
ultimo effluat, fi coctioni nimis indulgeant, hoc eft, fi coctionis ultimae 
opus diu perduret, nam in fcintillas abit multa recrementorum pars & 
inde diffipatur, antequam effluendi ei locus & venia detur. 

Jam etiam jucundum eft obliquis hircis trans conifpirantis ductum in 
oppofitam ferri molem tueri, quam videre licet candentis nivis inftar, non 
aliter acipfae funt prunae, qua; ante os fpiraculi plumarum inftar leves & 
albiflimae volitant. Alias videndum eft, ne aeris fpiratorii labris fcoriae in¬ 
haereant, quae excutiendae funt, ne invius reddatur vento conus. 

Plurimis in locis peractis his duabus liquationum vicibus, fub malleum 
portatur ferrum & in bacilla procuditur ; nec opus habent pluribus, fi fer¬ 
rum fit bonae indolis, nec multa impuritate foedum pollutumque. Quibus¬ 
dam in officinis adhuc tertia vice funditur, praecipue fi faecibus fuis non 
privari poffit binis prioribus; purificatur enim, quo magis coquitur, quo¬ 
que pluries, eo puriflcatius redditur. Peragitur haec tertia liquatio eodem 
modo quo fecunda. 

Ventus principio erit levis & exiguus, dein fortior; & tandem dimi¬ 
nuendus eft, quo propius ad finem accedit. 

De ufu carbonum infocis ferrariis ^ quum 

"jC Lectus carbonum omnino habendus eft, non enim ex omni arbore 
■*“ / veniunt carbones ejusdem bonitatis: nec carbones ejusdem generis 
illum ufum praeftant in focis ferrariis, quem in focis fornacis fuforiae. 
Carbones qui duri funt, hic minus utiles funt, quam qui aliquantum mol¬ 
les, ut carbones quercini & fagini, qui eduri & ponderofi, debilem admo¬ 
dum ufiim in foco hoc fabrili praedant: ferrum enim non modo cremant, 
fed etiam indurant & fubftantiam nervofam & duftilitatem ei tollunt; pa¬ 
riter etiam carbones ex betula cremati, quamvis etiam hi mixti cum car¬ 
bonibus arborum molliorum in focis ferrariis fiepe adhibentur, at vero in 

fornace 


ferrum crudum recoquitur. 
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fornace fuforia eft durum hoc genus praeftantiflimum; ex pinu vero &abi-? 
ete funt optimi: palmam vero omnibus praeripiunt illi, qui ex fylva tenera 
& propaginibus mediae aetatis, hoc eft, ex adolefcente arbore funt confe¬ 
cti, at vero fi confedta aetate & annofa fit nimis fylva, quia non modofuc- 
cumfuum vitalem amiferat, fed& rigorem tempore contraxerat, hinc trun¬ 
ci nimis eduri facti, ob caufam allatam, non illius utilitatis in foco fabrili 
funt. 

Ars & fcientia fabri in eo multa confiftit, ut fciat carbonibus parcere, 
nec multam fylvam in favillas & fumum fine effectu debito & proportio- 
nato in ferrum diffipare & diffundere, & fic bona heri fui fine ufu & fructu 
dilapidare; & quia artis & fcientiae opus eft, hinc operae pretium eft trade¬ 
re modos, quibus confirminequicquam carbones folent, & quibus eis de¬ 
bite parci debeat. 

1. Pars multa carbonum in fumum & aerem vane refolvitur, nifi car¬ 
bones, qui extra focum jacent, feparentur diligenter ab illis, qui ipfiflnnum 
focum tenent, & qui liquationi ferri funt dicati: ignavus minifter foci ac¬ 
cumulat acervum carbonarium circumcirca focum , & patitur ut regnet 
ubique & line limite Vulcanus, tam extra fedem fuamquam intra, hinc in- 
caffum perit carbonum cumulus & facratur Vulcano, fed ipfemetfacrisfuis 
ridere videtur; hoc enim vel ignaviae vel pellaciae fabri adfcribi omnino 
debet: hinc faber optime gnarus dirimit & feparat carbones intra focum 
ab iliis qui extra funt, nec patitur ut ignis depopuletur omnem viciniam, 
& tanquam efferus & effrsenis in circumjacentia furat. 

2. Non modo pofcit prudentia fabri, ut praevideat, ne extra focum 
exfpatietur ignis, fed etiam ne in ipfo fuo foco, hoc eft, in ipfis fuismet re¬ 
gnis tanquam laxis fraenis dominetur, tunc etiam fumptuofus admodum 
focus eft: hoc ne fiat, exhauriunt ex alveari aquam fitula, & ipfum focum 
flammamque dominantem fuperinjiciunt, & tanquam denfo imbre &afper- 
gine copiofa aquae exftinguuntimpediuntque, ne extra fores luas erumpat: 
hinc etiam fuperinjetta unda extra ftatim nigrefcit carbonum mafla, & 
flamma ignifque verfus interiora fe recipit, &per tempus intra carcerem 
fuum fe tenet concentratum, dum itefum fuperinfundatur aqua. Si enim 
verfus interiora fic cogitur flamma, & clauduntur ei fores, per quas erum¬ 
pat, inclufus & tanquam domitus in officina fua in ferrum melius agit, & 
interea carbones non conlujnuntur inaniter, fed fumptibus his parcitur. 

3. Carbones etiam perire & tumulari in foco line debito in ferrum 
ufu poflimt, fi nimia copia illorum affundatur &lic alimentis nimium one¬ 
retur focus ; in vitium enim vertitur quodcunque nimium eft. Sciet ita¬ 
que faber rationem carbonum & ignis fui ad ferri liquationem propor- 
tionare. 

4. Si conus fpirans horizontaliter nimis fit locatus, adeo ut ventus 
ex nare ejus emilfus, paene recta linea in oppofitum ferrum aut parietem 
feratur; in hoc cafu pereunt etiam carbones, & combiiftibilc in favillas li¬ 
quitur, nec eadem in ratione ferrum, quod fubtus jacet; ventus nimis ho¬ 
rizontalis iuperiora petit iplamque carbonum maffam, non vero inferiora 
ut ferrum; quocunque enim ventus fe glomerat, ftragemmifcet, &quia 
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.horizontalis nimis e 11, hinc in carbones virtutem fuam exercet, & illos ne™ 
quicquam confumit: unde litus nimis horizontalis coni fpiratorii aut dire¬ 
ctio venti carbonum copiam confumit, 

5- Qqi carbonibus & nimiis fumptibus norunt parcere, non maflam 
ferri prima vice liquatam & recoctam in foco frigefcere diu patiuntur, fed 
ftatim circumvertunt exponuntque jamdum candentem igni & vento .-qui¬ 
dam enim ignavi® caufa, licet genus optimum ferri lit, ufque tamen per i 
vel 2 horas linquunt ferri malfam in foco, dum fcilicet duritiem contraxe¬ 
rit, & interea contra vim ignis & venti lorica duriflima fe muniverit; hinc 
cum talis malfa admodum frigida iterum obvertitur igni, diu etiam ei re¬ 
bitit-, nec cedit, - nili multa copia carbonum fuperinfufa fit, live fub illis 
profunde admodum lepultum lit ferrum : major enim quantitas carbo¬ 
num requiritur ad opus liquationis, quam li malfa adhuc candens igni & 
vento obvertatur, 

6. Sciet etiam magifler foci in ufum vocare partem pulveris carbona¬ 
rii, quum enim ingnefcere bacilla adque exteniionem fub malleo praepara¬ 
ri debent, ignitio talis in pulveris carbonarii igne tam bene potefl peragi, 
ac in igne carbonum integrorum ; hinc illi qui artis gnari funt, cumulum 
quendam carbonum comminutorum in angulo camini adufus fervant, quo 
fubiude foci linum implent, & loco carbonum fubftituunt. 

7. Oleum & operam fuam etiam perdunt miniltri officina:, li carbo¬ 
nes nimis humidi lint ;■ peragitur inde lente recoclio ; nam ignis ejufque 
virtus refraenatur & temperatur quali a vaporibus aqueis, qui jugiter ex car¬ 
bone exhalant; unde major pars carbonum adhibenda elt, ut idem in ferro 
candor & ignis habeatur, hoc elt, major quantitas illorum in ultimos rogos 
ideo mittenda ell. 

8. Ad coniumtionem inanem carbonum contribuit etiam multum 
ipfiffimum. ferrum, li illud .magnae molis lit, ferrum fub altiori cumulo o- 
mnino lepeliendum ell & igne fpatiofo circumdandum, ii mali® lint ma¬ 
gna: : maffiealias folent 1 i,| & 4 partem ponderis nautici pendere, 
li itaque ferrum diminutum lit & modo sequet 4 vel 4 partem ponderis nau¬ 
tici, facilius liquitur, quam moles major & ponderatior: hinc li carbonum 
fumptibus velis parcere, minora ferri frufta adhibenda funt. 

9. Oleum & operam fuam etiam perdunt fabri, quibus non fufficiens 
aqua lit pro mallei fui ponderolillimi elevatione; li enim lente ictus & vi¬ 
ces luas peragit malleus, quod a defectu aquse in rotam ejus illapfurae oriri 
folet, tunc lentius procuditur ferrum, & quavis vice ad minus intervallum 
extenditur, unde ffepius in focum & iterum fub malleum ferendum elt, & 
conlequenter carbonum pars major adhibenda. 

Ut itaque difpendia tanta carbonum ex pellacia & ignavia fabrorum 
oriunda evitentur, lancitum elt -inSvecia, ut ad ferrum 1 ponderis nautici 
tam ad ejus reco&ionem quam ad ejus exteniionem fub malleo non ultra 
24 tonnas, quas ii mul vocant Storjiig, confumendum fit; quod vero minus 
impenditur, hoc lucro fabris cedit, fm magis, damno. Scio tamen aliqui¬ 
bus in locis non plus quam 18 tonnas carbonum, & a magiitro quodam 
fabrorum 14 ad recodtionem 1 ponderis nautici & exteniionem ejus con- 
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fumtum fuifle. Hinc etiam multis in locis carbones rdidui funt, qui Oef- 
toerkohl vocantur, quique dein lucro cedunt fabris, & ab illis pro certo pre¬ 
tio emuntur. Multa etiam carbonum jactura debetur ipfi illorum indoli, 
ut, prout jam dictum ell; ii Immediati nimis iint, pariter ii comminuti; 
ii ex fylva nimium tenera confedli; ii juilo iint molliores ; ii citum & re¬ 
pentinum ignem, cum cremarentur, transiverint; ii leves &confequenter 
non multi ignis capaces iint, & plura alia, per quse facilis eil carbonum 
jadlura. 

At vero ii carbones humidi funt, fequitur quidem inde, quod 1. len¬ 
tius peragatur liquatio, quia ignis diminuitur ex frigore vaporofo aquae, 
quod focum una occupat, & ipfum ferrum invadit. 2. Unde etiam, cum 
non rite in catino fuo coquitur ferrum, remanet crudum, nec demittit 
partes omnes feculentas, quibus exui omnino debet, antequam dudiile 
reddi podit. 3. Quum carbones funt humidi, apparet bacillum ferri in 
foco candefaciendum coloris candefcentis, tanquam igne fuo latis edet 
imbutum : fed licet candor hic fuperdcietenus appareat, intrinfecus ta¬ 
men coloris non ejusdem nec candefcentite debitae di, fallit imago tuen¬ 
tem: rationem addunt, quia multa copia fcoriarum crudarum occupat fo¬ 
cum, quae coloris albefcentis funt, & fi ferrum live bacillum circumdant, 
licque ludunt fub Ipecie candoris aut candefcentise. 4. Quamvis multa 
pars carbonum pereat, li humidi,Iint carbones, & ferrum remaneat cru¬ 
dum; ufum tamen quendam praeflat humor in carbone; ferrum enim du¬ 
rum inde emollefcit & tenacefcit quod fragile eli: contra vero, ii licci ni¬ 
mis Iint carbones, indurefcere ferrum perliibetur, quia nimio igne crema¬ 
tur: unde regula penes fabros nota ell, quod ferrum emollefcat carbone 
madente, &durefcat carbone nimis licco cum recoquendum ell; non vero 
cum candens reddendum ell, & fub malleum portandum. 

Alias folent aquam infpergere & irrorare, quum animadvertunt flam¬ 
mam in foco perque carbones nimiam dominari, licque intra callra fua 
Vulcanum cogere; quod iit vel illum in Unem : 1. ne damma carbonari¬ 
um acervum nimium depopuletur & confumat, & praecipue illum qui ex¬ 
tra focum jacet, quique nullum ferrum fubter fe habeat, quod in liquorem 
redigat. 2. Si ignis & damma verius interiora & penetralia foci cogitur, 
nec permittitur cadris aut carcere fuo excedere, tunc includis ignis majore 
vi & ira in ferrum operari folet; increfcit iic in foco calor. 3. Nec modo 
increfcit dc includis calor, fed etiam iplidimum ferrum ex aquae irrora¬ 
tione meliorelcit, lentefcit inde quod durum, inque bacilla melius fub mal¬ 
leo educi poted, contra vero d nimia decitas dt. 4. Quum fubinde ex- 
dinguitur damma late per focum dominans, datim explorari poted, ad 
quod latus maximus ignis dt; exdindlo enim fuperdeietenus carbone, illi- 
co erumpit ad illam partem ignis, ubi maxima vis venti urget & latidima 
patet apertura; unde datim aptatur dc moles in foco, ut squalis circum¬ 
circa duat ignis. 
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De emiffionefcoriarum ex focis ferrariis ? ut fi? 
de ufu tllarum circa recoBionem ferri . 

CCorite plurimum in reco&ione ferri crudi ufumpraeftant; illarum enim 
^ gratia ferrum liquari poteft, illis non aliter ac lal in undis febritur; men- 
ftrui ac folventis loco furit; nili enim ferrum liquens in talem undam de¬ 
fluat, leviora a ponderofls, lapidea a metallicis, & calida a frigidis nequic- 
quam lecerni pofliint; hinc quantitas fcoriarum in foco neceflaria eft. illa 
enim non modo feparationem creat, fed etiam ferrum purificat, liquabile 
& ductile reddit: peritus itaque faber fciet ufum libi ex illis parare. 

Scoriae, quae diverlis temporibus ex foco ferrario emanant, non unius 
fed multiplicis generis iunt, unum genus ad certos ufus feponunt fervantque 
miniflri toci, aliud vero rejiciunt: ut i. Scoria, quae primum e foco emit¬ 
tuntur, fcilicet cum altem vice recoquitur ferrum, funt optimi generis, & 
ferro & lapide fluidiilimo foetae, quae dein in focum miflae non modo ipfie- 
met facile liquuntur, fed etiam fecum inliquorem agunt ferrum crudum, 
ficque menflrui aut folventis inflar funt. Hu cum emanant, ftatim in al¬ 
veare aqua plenum conjecbe in glaream quandam folvuntur; ficque in uno 
loco circa caminum ad ufum paratae refervantur. Quoties enim animad¬ 
vertitur ferrum in uno aut pluribus locis crudum five tanquam laevigatum, 
<§c fimul fanguinei ruboris, & fic a reliquis partibus cruditatis expertibus 
per colorem fuum facile diflingvitur, flarim fuperinjiciuntur tales fcoriae 
in lacu five flagno illo in glaream folutae, quae cruditatem diclam auferunt, 
domantque & tollunt indolem fcintillandi, inque fluorem una cum reli¬ 
quo ferro praecipitant. Si ferrum non facile liquefcit, vel fi nimio igne 
ullum non multam partem fcoriarum emittit, tunc fi apponantur aliquot 
fpathse harum fcoriarum, illum ufum praeflant, ut non modo temperetur 
inde calor, & ferrum liquefcat, aque nimio & uflorio igne defendatur, fed 
ut etiam malleabile & dudlile reddatur, quod fine fcoriis his durum & fra¬ 
gile fieret. Ufus praecipuus harum fcoriarum eft, cum altera vice reco¬ 
quitur ferrum, & candefacienda funt bacilla, quod in his illarum ope facili- 
tetur ignitio, & magis magisque mollita & duci ilia reddantur. Focus ad 
aliquam partem his fcoriis fluidis repletus effe debet, quumque bacilla ni¬ 
mio igne apparent ufla, illis tanquam undae cuidam immerguntur, & extra- 
dta iterum igni ficco exponuntur, unde in illis ad libitum ignis & cande- 
fcentise gradus temperatur; ex quibus judicari poteft, quam utiles fintfco¬ 
riae circa alteram recoclionis vicem, ut & circa candefa&ionem bacillorum. 

Prima inlpeflione fciunt flarim fabri, num nimium aut perparum ex¬ 
canduerit ferrum lub malleo extendendum; fi enim fcintillas lucidiflimas 
difpergit, quse praecipue flammis intermixtae per carbones erumpunt, ft- 
gnum efl nimiae excandefcentiae, ficque ftatim immergitur ferrum liquori 
fcoriarum, & in illis tanquam in unda quadam reftinguitur, five in debi¬ 
tum & minorem caloris gradum redigitur: pariter vident fignum nimia: 
candefcentiae ex ipfa flamma, ut fi albida nimis aut candide lucida ap¬ 
pareat. 
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Limaturae Martis circa truiicum aut incudem collectae etiam his fco- 
riis adjici folent, & limul mada non bene liquabilis luperinjici, unde in 
fluorem reducitur, & ipfiflimum pondus ferri una augetur. Limatura five 
lamenta haec, quae bractearum, fquamarum aut filamentorum Ipeciem re¬ 
ferunt , in focum etiam mittuntur, fi fcoriae fundum foci occupantes 
nimis crudae fint; ut fi ferrum nimis ficco igne confumatur & ductilitatem 
amittat. Certa quantitas horum ramentorum aut fcoriarum non determi¬ 
nari poteft, interdum poftulat ferrum majorem, interdum minorem co¬ 
piam : fi per fe fluat optime ferrum & relinquat lcorias optatae indolis, 
tunc minor requiritur copia, major fi pejoris notae ferrum fit; vidi 1,2,5, 
6, 7 lpathas his ramentis ferreis aut fcoriis plenas fuperinfufas: Praecipue 
fi aliquibus in locis maflae aut molis converfae ferri pars cruda fit, huic fu- 
perinfternitur pulvis dictus fcoriarum, ut prius dictum eft. Hinc ratio 
habetur ferri ejufque tam indolis quam ficcioris aut fluidioris naturae in li¬ 
quatione. 

Scoriae liquidae in foco ligna fatis manifeftaprodunt, quale fitferrum, 
num notae melioris aut deterioris, num crudum adhuc, num purificatum; 
quis in illo gradus liquationis & purificationis fit; num ferrum tenax aut 
contumax; num mite vel refractarium; fufile aut illiquabile &c. Si enim 
contus ferreus aut aliud ferramentum fabrile immergitur liquori fcoria¬ 
rum, ex fcoriis tunc illi adhaerefcentibus di6ta qualitas exploratur; ut fi 
adhaerefcant ferro arcte nimis fcoriae, nec crufla attracta ulla percuflione 
aut ictu cujusdam mallei inde excuti facile poteft, lignum eft ferri durio¬ 
ris , contumacis & combufti; quod cum vident, fuperinjiciunt glaream 
praedictam fcoriarum electarum, quae fe fcoriis his refradtariis addunt, & 
Ferrum indole fua noxiore privant: in hoc cafu quavis vice immittuntur 
fcoriarum dictarum 3 fpathae five plures, dum fufticiens talium fcoriarum 
in fundo liquor appareat: ter aut quater intra vicem quamvis recoctionis 
injici folent, & quidem juxta partem pofteriorem molis ferreae. i* Et quia 
liquatio in liquore fcoriarum deteriorum peracta damno efle folet ferro, 
hinc reparatur hoc damnum communiter per adjectionem ramentorum 
ferri circa incudem magnam colleCtorum; unde non modo pondus ferri 
augetur, fed etiam ferrum mitius & tenacius redditur. 

Si fcoriae inhaerentes conto fint coloris viridefcentis aut ad nigrum 
vergentis, tignum etiam eft ferri deterioris; contra vero, fi candefcant. 
Nec optimae notae eft color rubefcens. Ex hujusmodi lignis judicant nia- 
giftri foci de qualitate ferri & liquationis fuae; hinc non multa intercedunt 
momenta, quin iterum explorent ftatum foci & qualitatem fcoriarum, 
quam emendant vel per adjectionem multam ramentorum ferri vel alius 
ferri melioris, vel per adjectionem fcoriarum, quae menftrui inftar e ferri 
liquore feparant illud quod noxium eft. 

Principio recoctionis focus ad multam partem repletur fcoriis opti¬ 
mi generis, adeo ut in liquore & menftruo apto fiat folutio, & fic melio- 
refeat ferrum. Sub finem etiam tanta pars fcoriarum relinquitur, quanta 
ad novam coCtionem neceflaria & fufticiens fit. Scoriae etiam peracta co- 
ftione refiduae multam ferri partem infinu fuo condunt cuftodiuntque, 

Cia (fis 1 . de ferro, A a quam- 


94 MODUS RECOQUENDI FERRUM 

quamvis leves dnt & in tumores aut bullas extenfe : Quod illis multum 
ferri infit, apparet ex colore ferrugineo, tum etiam ex iterata illarum fo- 
lutione. 

Alias penes fabros viget ufus, ferrum crudiriimum & deterrimum ope 
fcoriarum fu file non modo fed etiam ducfile Scmalleabile reddendi: li fer¬ 
rum fit crudum & multa vena adhuc fcatens pollutumque, & fragillimum 
cum friget, modo in undam fcoriarum meliorum, live illarum, quae ex ferro» 
fulphurato fuppeditantur, immittatur; inde exuitur pars illa noxia &ipfa- 
met damnofa fragilitas & cruditas, fed etiam particulae exiles fulphurearin- 
linuant fe ferro, quae ad duclilitatem ejus contribuunt: at vero Icoriaepoft 
coctionem peractam reliftae notae & ufus funt pejoris. 

Quum immoror defcriptioni fcoriarum, obfervatu jucundum occur¬ 
rit , quod fcoriae candentes in alveum aqua plenum immiflae, in glaream 
quandam dilabantur; lique cum ignitae funt, datim immittantur undis & 
illis circumcirca operiantur, nec batillo contufe comminuantur, accidere 
folet, quod fub ipfa aqua in mille partes cum fono & fragore vehementif- 
limo didiliant; quod etiam faepe conjunctum ede folet cum periculo ad¬ 
itantium, hinc tenent regulam, ut aeri & igni fcoriis inclufo apertura de¬ 
tur. Alias videre licet ipfum ignem in fcoriis fub iplis aquis diu viven¬ 
tem & lucentem ; nec ignem foium fed etiam flammam, quae libi ex fru- 
Itis fcoriarum per aquas viam molitur. Alias li pars fcoriarum ex aquae 
fiiperficie exltet, pars vero intra aquam lateat, tunc pars illarum fubmerfa 
aquis primum quidem exltinguitur fenfimque nigrefcit, live crulta ferru¬ 
ginea obducitur; pars vero quae ex aquis trepidis prominet, rubefcit diu s 
vifque inclufa ignea omnis fe illuc recipit, & tandem polt aliquot momen¬ 
torum elapfum Ipatium color igneus & rubicundus verfus unum quoddam 
pnnetum fe recipit, quod poltremo exltinguitur, atque luomet colore fe 
ubique induunt fcorise. 

Alias etiam li ferrum ignitum & candefcens verfus frigidam aquam 
valide impingitur, ut ii contus aut bacillum ferreum candefcens multa vi 
brachiorum verfus aquam percutitur, fonus inde ingens editur, non dilli- 
milis fono felopeti, non aliter ac li ferrum frigidum verfus corpus durum 
violenter elfet percultum: pariter etiam bacillum ferreum fub malleo fu- 
perinfufa aqua & medium locum inter malleum & ferrum tenente, fragor 
inde tantus fpargitur, ut forditatem quandam tympano auris poffit incu¬ 
tere : relidentia enim tanta ed calidi & frigidi, live ignis & aquae, ut mutuo 
conculde inimicidimam vocem & fonitum emittant 


DeJignis liquationis in foco ferrario per ignem 

&flammam. 

TU/fTOdo indigitatum ed, Indubia ligna de indole ferri peti ex fcoriis, in 
quas liquitur ferrum,; alia tamen ufque dantur, quae evidenter fatis 
produnt ferri naturam & ipfum liquationis datum; fcilicet color ipdusmet 
damma;; damma enim e foco per carbones fe yibrans fub varia colorum 
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fpecie ludit, 8 c variegata Protei inftar diverfas figuras recipit: ex illa fciri 
potefl, nuni liquatio rite peragatur, num crudum lit ferrum, num fatis pu¬ 
rum & defecatum, num contumax & immite. Et quia diverficolor ap¬ 
paret flamma a principio recoctionis ad finem ufque, hinc gradum & pro- 
ceffum liquationis extrinfecum fic cognofcere licet. Alias communis re¬ 
gula fabris elt, quod idem fit color flammae quae fcoriis, fi modo libere evo¬ 
let flamma, intermixtae enim fcoriarum particulae in altum una cum igne 
tolluntur, ficque colore luo imbuunt ignem volantem : hinc fi flamma 
rubicunda aurorae aut fanguinis inftar, ii ve coloris tyrii & crocei fit, lignum 
efl, durum effe & inductile ferrum, & appolitione multa fcoriarum melio¬ 
rum & ramentorum ferri indigere, & a recrementis & faecibus purgandum 
effe; at vero principio liquefaclionis rubet & badii coloris femper efl dam¬ 
ma, pariter etiam crocei; fed ufque tamen nulla inde indicia tunc petipof 
funt, quia flamma per fe candidiflima, ufque tamen ruhefcit ex multa in- 
fperfione & commixtione pulveris carbonarii; quum enim niger ignituf- 
que finiul pulvis, qui fimul craffiflimus eil, lucidiflimae flammae intermifce- 
tur, vertitur color in rubrum, badium aut purpureum; quod fit etiam fi 
alius generis fumus fit, qui ignem infe fovet arripitve, Dein vero fuccef- 
fu liquationis tranfit color a luteo in candide coeruleum, 8 c demum ineam 
defeentem, albicantem five helvum; quoque albentior flamma, eo melior 
in foco peragitur iiquefaftio, 

Si virore quodam aut gramineo colore tinfla apparet flamma, fignum 
efl, fulphuris copia Icatere ferrum, quo liberari omnino debet; nimium 
enim fulphur fragillimum reddit ferrum cum rubet. Altera recoctionis 
vice, quum abundat fcoriis focus, tunc color flammae, ut dictum efl, imi¬ 
tatur colorem fcoriarum, apparetque lutea, live gilva, led. plerumque hinc 
& inde mixta cum viridi; at praecipue ubi carbones nondum vivi inter je- 
61 i funt: fi vero perparum fcoriarum in foco fit, alius llatim flammae color 
fubit. Si vero nimis albefeit flamma, quod plerumque conjunctum effe 
folet cum fcintillis albiflimis, denfis & volatilibus ferri, fignifleat liquatio¬ 
nem nimis fortem; & nili removeatur inde ferrum aut diminuatur ignis, 
cremari folet bacillum, quod in foco candefaciendum efl. 

Scintillae, quae exliliunt ex foco , non unius femper naturae & coloris 
effe folent: fi pallidae, volatiles, lubtiles & lucidiflimae, ex ferro puro con¬ 
flant; fi rubicundiores &craffiores, ex fcoriis; fcintilk ferreae funt exiguae, 
vividae & praecipue formae rotundae aut ovalis., ex quibus flellatus quali 
redditur ignis, floridus, laetus & vegetus; quae vero ex fcoriis, funt eradi a- 
res & languidiores, & interdum, non quidem femper, formae angularis. 


DiJJeBio molis magnee candentis fub malleo. 

A Ltera recoclione perafta 8 c ferro fatis fic purificato, & jam in maffam 
Aquandam conflato, flarim vel poli fpatium i aut j| minuti elapfum loco 
fuo emovetur. Jamque moles dicta rudis & indigefta apparet, & pulvere 
multo carbonario 8 c fcoriis obfita; fed antequam fub malleum portatur, 
pulvis dictus carbonarius, ut & adhaerentes ei fcoriae excutiuntur, dum fer¬ 


rum 
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rum appareat nudum: ficque volvitur ex foco & camino in pavimentum 
aut folum officinae. Quod figuram hujus molis attinet, eft ab una parte 
plana, ab altera vero rotunda, fed usque tamen inaequalis; cumque delapfa 
fit in folum, malleis & marculis ferreis hinc & inde percutitur & tunditur, 
illum fcilicet in finem, ut pars omnis angularis live inaequalitas, ubicunque 
prominet, reddatur plana & adaequetur; alias enim apte fuper incudem 
ferri & ibi verfari commode nequit, urgentibus magni illius mallei ictibus; 
ii alicubi angulus exftat, ab incude facile in truncum aut folum devolvitur. 
Quum vero nondum elevata fit moles haec candens, effluit hinc & inde fan- 
guinis inflar e venis, rivus fcoriarum, exque venis in ipfa mole latentibus 
exftillat unda rubens : alibi vero erumpunt denfo flumine fcintillae; hic 
apparet & vibratur flamma; hic in ipfo corpore molis candor emicat;hic 
rubedo, hic vero luteo colore rutilat; luditque moles haec multiplici & ju¬ 
cunda varietate colorum igneorum; ignisque in maffa hac majore reprae- 
fentat, qualis fe habeat in minore. 

Moles haec rudis & indigefla ope flaterae aut veftium a 4 viris in trun¬ 
cum & fuper incudem fublevatur; fublato prius ad altitudinem maximam 
malleo, adeo Ut locus fit inter malleum & incudem fufficiens: quae tandem 
cum apte fuper incudem relocata fit, in rotam admittitur aqua, & circum¬ 
agitur fic trabs, quae magnis dentibus tollit brachium ex quo pendet mal¬ 
leus, qui fic lapfu & pondere graviffimo fed adhuc curto & brevi pertundit 
molem; ficque per crebros ictus aequatur maffa attenuaturque magis & magis, 
quia ab altitudine majore jam labens malleus ponderofiores iftus & pro¬ 
fundiora vulnera figit, continuaturque malleatio, dum maffa in placentae 
craffioris formam & orbitam contufa & attenuata fit. Principio recipro¬ 
cantur lente ictus & cumflanterquafi elevatur malleus, fed dein cum certa 
vulnera poflunt dari & maffa fuper incudem teneri, admittitur plus aquae in 
rotam, ficque elevatur 8 c delabitur citius malleus. Feftina haec repercus- 
fio admodum neceflaria eft, alias enim moles fic pertufa jamdum ignita & 
mollis indurefcit, nec cedit enfi aut cultro, cujus ope diffecanda eft. 

Tandem cum attenuatum & in placentam quandam formatum fit 
candens hoc ferrum, fecatur dein in 5, aut 6 aut 7 partes. Ipfamet divi- 
fio aut diflecf io magnae hujus molis fit per ferrum quoddam, cunei aut fpa- 
thae formam referens, fimile figurae appofitse (abc,) circa (m)ad rotundi¬ 
tatem quandam accedit, ibi non acutum eft fed rotundum; (b) eft manu¬ 
brium ferreum non longum, quod tenetur dextris interjecfo linteo autftu- 
pa: ficque verfat, infert, attrahit, fublevat & intorquet inter malleum & 
dilatatam jam molem bipennem, ut vi alte labentis mallei in maffam hanc 
mollitam profundius mergatur, dum tandem ad incudem usque penetret 
cuneus divifor; hoc facto extractus cuneus aquis trepidantibus immergi¬ 
tur, iterumque aptatur & promovetur in maffam, ut biffectio ad alteram 
maffle extremitatem usque continuetur: quodlibet fruftum a corpore fuo 
divulfum in truncum fubque ipfam trabem ignitum decidit: nifi culter im¬ 
mergatur fubinde aquis , ignefcit & emollefcit, nec acie aut duritie ulla 
proditus cicatricem in ferro moliri amplius poteft. 

Prope- 
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Properandum omnino eft, ne frigelcat mafta & inde refiliant iclus. Par¬ 
titur fic faber maftam fuamvel in 5 vel 6 vel 7 partes aequales, prout requi¬ 
rit opus: & prout bacilla aut conti, qui procudendi lunt, craffiores aut te¬ 
nuiores, leviores aut ponderofiores efte debent; interdum etiam fecun¬ 
dum mallie majorem aut minorem molem, quae fi non fufficiat pro 6, divi¬ 
denda omnino eft in 4 aut 5 partes. 

Primum fruftum mox ut feparatum decidit a mole, chelis forcipis 
prenditur a tyrone & in medium focum & ignem portatur; retineturque 
ibi, dum reliqua moles in fuas partes fit lecta: alteram fruftum evulfum cor¬ 
pori luo etiam ftatim defertur in focum, proxime tertium & fic reliqua, 
quartum, quintum & fextum. Interea in malleum & incudem fuperinran- 
ditur frigida, nimio enimaefiu incipit calefcere, nam continuo mafFam can¬ 
dentem tundit, & vulneribus calidis involvitur; nifiaqua fubindereftingua- 
tur ex calore emoliefcit acies ejus, ficque ferrum nequicquam amplius 
domat. 

Hoc facto eximitur foco primum fruftum, & fub malleo eo usque 
percutitur & verfatur, dum formam oblongam acceperit, dumque ita un¬ 
dique adaequatum fit, ut ruditates & inaequalitates omnes fint abactae; pa¬ 
riter reliqua frufta; aptiora tunc igni & illorum ulteriori eductioni in ba¬ 
cilla, redduntur. 

Ferri dijJeBi extenjio in bacilla Jive contos. 

"pRufta ferrea fub malleo fic laevigata Sc aequata in focum & ignem dein 
portantur; unum continuo tenetur in medio igne nec procul a ven¬ 
to, ut candefcat, utque candens fub malleo poftit extendi & excudi; al¬ 
terum jugiter tenetur proximum igni inteniiftimo, fcilicet ut interea cale¬ 
fiat, & calefadlum loco prioris poftit fubftitui. Fruftum quod candefaci¬ 
endum eft ad extenfionem, per vices vertitur, adeo ut jam unum ejus latus, 
jam alterum vento fit oppofitum ; ficque «qualiter ab omni latere igne 
mollefcat; quod etiam num facium fit, fubinde explorat faber, extrahen¬ 
do ferrum diclum, Sc infpiciendo aut luftrando, num gradum caloris debi¬ 
tum aut colorem vere igneum receperit; ex colore cognofcit ipfiftimum 
gradum candefcentiae; nifi faber a multa experientia hoc bene edocius fit, 
Falfa imagine facile eludi poteft : lique videat bacillum fuum nondum be¬ 
ne candefaclum, illud propius ad ventum & conum fpirantem infert, ad- 
ditque carbones & auget calorem, dum tandem colore vere igneo fe irn- 
buerit; cumque videt ferrum ignem debite paftiim elFe , inde portatur 
ignitum fuper incudem : llatimque alterum fruftum loco ejus fubftituitur. 

Antequam eximit ferrum fuum e foco, oculis, ut didlum eft, fedulo 
perluftrat, qualis fit igneus ejus candor; fi peritus fit, qui fabricis pr«eft, 
ftatim cognofcit, qualem imbiberit ferrum caloris gradum , num adhuc 
multum aut parum ignis defit, num adhuc verfari fub malleo debeat vel 
non : jufti caloris lignum eft, fi color ignitus in ferro candidus fit & ad 
coemi tim aliquantifper vergat, adeo ut variegatio ignis iit inter candidum 
& coetulum five coloris glauci. Si adhuc in ferro defit calor, tunc vel diu¬ 
tius ante Vulcanum & Aeolum tenetur, vel intenditur calor in foco : at 

Cla/fis I. de ferro , Bb vero 
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vero fi judo ignitius fit ferrum, quod variis fignis proditur, tunc remo¬ 
vet illud a vento , & fupra ignem aut prunas relocat, ut in igne minus 
intendo temperetur ejus calor: fi adhuc nimis nilum & ignitum fit, immer¬ 
git illud liquori lcoriarum, quae in fundo foci fluunt, ficque tanquam in 
aqua quadam fuperfluus ejus ignis reftinguitur temperaturque, & in gra¬ 
dum debitum redigitur. 

Accidit interdum quod intuentem fallant colores ignei qui in ferro 
funt; lcorise enim crudae & pejoris fortis imbuunt fiepe ferrum colore coe- 
mlefcenti five glauco, ficque fpecie & imagine falfa eludunt magillrum, 
dantque fignum ignitionis juflae, cum tamen extima tantum cruda ignem 
illum praeferat: magider faepe elufus hoc dolo ferrum luum fub malleum 
portat, vix dimidium ignis gradum paflum, fed mentitum ignem cum da¬ 
mno fuo datim agnofcit: unde etiam nolle debet faber indolem fcoria- 
fum, quae in foco fluunt. Saepiflime immergit ferrum fuum undis fco~ 
riarum & inibi circumvertit, quod extra6fum lcoriis inundlum & circum¬ 
circa illitum apparet; intra talem crudam eandefcit melius ferrum, nec a 
nimio igne tam facile luditur: alias ne aduratur violentiflimo igne ferrum, 
temperatur, ut diclum ed, in fcoriis fluidis, in quibus minor caloris gradus 
ed. At vero fi fcoriae crudae fint, illis evacuandus ed focus, & melioribus 
dein replendus. 

Opus malleationis quavis vice perdare folet i~ five 2 horarum fpatio, 
& interea retinentur fcoriu foco include, nec inde emittuntur; multum 
enim ufum jam praedat liquor lcoriarum. Hoc etiam tempore tam ignis 
quam ventus fortiflimus ede debet, nec tamen multa copia carbonum jam 
onerandus ed focus, fufficit mediocris. 

Flamma per prunas hic inde fparfas & raras jam erumpit ad \ pedis 
altitudinem, fpeciemque praebet columnae cujusdam, edque coloris a viri¬ 
di flavefcentis, fitque color in afcenfu adhuc intenfior; at vero in locis ubi 
ventus non ed impetuofus, nectam alte fupra focum evolat, ed flamma 
violacea & ccerulefcens: Interdum flammae intermixtae apparent fcintillu- 
lae lucidae & candidae five pure ferreae,; quas ut primum animadvertit, tunc 
vel fuperinjicit carbones, vel etiam ferrum fuum, ex quo leintillarumgran- 
do erumpit, involvit & fubmergit fcoriis liquidis, ficque igneam vehemen¬ 
tiam in ferro redinguit; fed utplurimum fuperinjiciunt pulverem aut gla¬ 
ream fcoriarum comminutarum, quae pariter fuperficie quadam obducere 
ferrum potefl; ficque cedat fcintillatio; vel etiam removent ferrum fcin- 
tillans a vento, inque minorem ignis gradum transferunt, aut ad fuperfi- 
ciem prunarum elevant. Utplurimum fcintiliat ferrum cum comburitur: 
nili oculis jugiter ludret bacillum fuum faber & fedulo notet ignefcentiae 
gradum,facile comburitur; ficque perit & diminuitur ferrum tam ratione 
ponderis, quam ratione bonitatis. 

Quum vident ignem, qualis fit in ferro, medelam ferant datim ei af¬ 
ferre ; fed quodlibet ferrum non eodem modo ad debitum ignitionis gra¬ 
dum redigi poted; ita combudum ede poted, ut nequicquam redinguas 
ignem in fcoriis fluidis, fruflra in minorem ignis gradum transferas, hinc 
ferant cuivis morbo medelam luam parare: ad minimum ferrum lemel 

combu- 


CRUDUM SVECI^. 99 

combuftum duclilitatem fuam & tendinolam fibrilemque partium textu¬ 
ram amittit, quse fraftra reparari poteft, unde fucceffiva & per gradus ad¬ 
aucta candefcentia prseftat. 

Sed antequam fubmittit ferrum fuum malleo, inintenfiflimum ignem 
fed tantum intra aliqua momenta transfert, adeo ut leviter intenfiffimo 
igne penetretur; fi diutius, periculum cremationis fubit. 

Cum tandem debitus ignis candor acquifitus fit, eximitur ftatimfoeo, 
& forcipe prenfum fuper incudem fubito fertur. At vero fi frudum vel 
bacillum nimis fcintillet, tunc involvitur pulveri fcoriarum frigidarum; un¬ 
de ftatim vigor fcintillandi moritur, praecluditur illis meatus, nec ferrum 
fub malleo percuffum tantum fcintillarum flumen amplius ejicit fpargitque. 
Alias cum ferrum hoc ex foco ad malleum protrahitur, flavefcit ex unda 
circumdata fcoriarum, quae indar imbris aut rivuli cujusdam defluit in lo- 
lum, & in globulos quosdam formata frigefcit. 

Frudum itaque ferreum candens forcipe tenaci prenfum fub malleo 
dein procuditur; inque medio fui primum attenuatur, adeo ut utrinque 
moles, peradta hac prima extenfione, reliche maneant. Primum tenetur 
ferrum transverfim fuper incudem, & fic alternis jam ab una parte jam ab 
altera preflioni & lapfui mallei fubmittitur, iicque continuo vertitur, dum 
forma quadrangula ei impreffa fit. Si bacillum eflbrmandum fit, quod a 
bina parte erit latum, prima hac transverfali extenfione latior paullum ab 
una parte figuratur, hocque continuatur in longitudinem 2 ad 3 pedum: 
hoc facio urget contum hunc quadrangulum longius extra incudem, tru- 
ditque vi fub ipfam trabem magnam, cujus ope incurvatur, iicque inde fe¬ 
cundum transverfam incudis partem tradlirn & fucceflive pro quolibet 
mallei icIu educitur, & diffingitur; & a binis partibus latius redditur. Hoc 
facto ducitur idem bacillum fecundum longitudinem incudis aut mallei, 8 c 
continuo fub malleo vertitur, adeo ut jam lata ejus pars jam transverfa ili¬ 
bus exponatur, converfioque dicta celerrime peragenda eft, praecipue fi de- 
prefla pertica citius elevetur cum brachio malleus, cita admodum interval¬ 
la pofcit laplus; nec licet bina vulnera in uno loco ei incutere, aut cica¬ 
trices in uno loco binas figere : tanta velocitate interdum agitur rota cum 
malleo, ut celerem & multam in vertendo ferro operam adhibere neceffum 
habeat faber. Secundum longitudinem attenuato jam bacillo, iterum in 
transverfam incudis partem cum ferro fe confert faber, urgetque contum 
truditque iterum fub trabem, & ind.e illud fubfecutivis idtibus attrahit, dum 
adhuc fecundum latitudinem magis diducatur, & formam bacilli exactio¬ 
rem. accipiat: fed quia vulnera in ferro adhuc confpicua admodum funt, 
hinc iterum transfert bacillum luum in alterum latus five fecundum longi- 
tudinemincudis, iicque lentiori motu icluum aequatur tam fecundum latam 
quam fecundum craffam bacilli partem. Ultimo ut levigetur magis & 
quafi poliatur, malleo jam lentius moto, a puero infpergitur aqua, quae in 
ipfum malleum infunditur, ab illo dein relapla in omnem fuperficiem ba¬ 
cilli diffunditur, & fimul in vaporem quendam, urgente calore, diffipatur; 
tunc malleo vi fua multa premente cum fragore multo iflus gemunt & cre¬ 
pitant, auditurque ex collifione lbnus, qui furditiem auribus incutere pof- 
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fit; quod ab interpofitione aquae & ejus feilina diffipatione oriri neceffiinx 
eft: laevigatur fic ferrum, exque frigida hacpercuffione omnis inaequalitas 
& fcabrities tollitur. Interea alterum fruftmii ferreum ante conum fpira- 
torium relocatum incandefcit, & eodem modo fub malleo diducitur: 
quumque fic diductum in medio fit, iterum in ignem fertur, & pars una, 
quae adhuc relicta eft integra, ad eundem ignem & ventum emollefcit, fic- 
que fertur fub malleum, & in bacillum vel contum ab una parte extenditur, 
quod vocatur, Utreckia i kolf 

Bacillum fic femiexcuftim exponitur dein nudo aeri ut refrigefcat; 
ficque unum poft alterum in folo officinae: interea cum alterum fruftum 
extenditur, tertium admovetur vento & igni, ficque fucceffive. Sique ne- 
ceftum fit aut urget opus, defertur femiexcuftim fic ferrum extra offici¬ 
nam & aeri pluviofo nudum exponitur, five immergitur lacui aut undis, 
ut eo citius refrigefcat. Quum itaque 4 vel 5 fruftula ferri femiextenfa 
fint, bina in focum mittuntur, nec procul a vento, ubi tenetur dum fex- 
tum aut ultimum fruftum pari modo fub malleo fit procufum, dein ordo 
obfervatur continuus, ut bacilla bina femiextenfa ad latus /Eoii five in fe¬ 
cundo ignis gradu relocentur, dum unum immediate expolitum eft ven¬ 
to & igni maximo focali, ficque femper 4 bacilla, jam prima, fecunda & 
tertia vice extenfa in foco continuo tenentur. 

Quodlibet fegmentum molis aut fruftum ter, quater, aut quinquies 
fertur fub malleum, prout citius vel lentius movetur rota vel malleus, five 
prout longius aut porreftius efle debeat bacillum; quavis vice extendi folet 
ad diftantiam 3 vel 34 pedum. Sique numerentur iflus, quibus bacillum 
quavis vice percutitur, funt plerumque prima vice 450, altera 380 vel 400, 
tertia 500, quarta 400 circiter, five cum extenditur totum bacillum 1700: 
fed diftert hoc fecundum majorem vel minorem gradum ignis in ferro, 

Circa extentionem ferri fub malleo obfervetur : 1. Quod cavendum 
fit, ne malleus ictos liios ingeminet 8 c multiplicet in uno loco, fi enim in 
partem ejus latiorem duplicato aut triplicato feriat idlus, dilatatur mox ba¬ 
cillum & attenuatur in uno loco; cumque dein obvertitur pars transverfa 
in medio quali complicari folet, unde infabre redditur; hinc continuo ver¬ 
tendum eft, jamque pars lata jam transverfa malleo fiftenda, adeo ut in uno 
loco non major fit impreffio quam inaltero. 2. Alias in bradleolas & li¬ 
maturas quasdam refolvi folet ferrum, fed fuperficietenus fub malleo, quae 
tamen ufque inhaerent ferro; hae vel bipenni excutiuntur, dum adhuc fub 
malleo tenetur ferrum; vel fi grandiores funt, billecatur bacillum & dein 
modo folito ferruminatur. Quod caufam attinet, vel oritur talis difcer- 
ptio bradleolarum ab iplius ferri indole; quod 11 fragile fit cum calet aut 
multo fulphure fcatet, lamellatim & particulatim non modo dividitur, fed 
etiam non cohaerens mafta tanquam putris gleba refolvitur urgente mal¬ 
leorum ictu. Si vero non nimio fed aliquali fulphure fit refertum, tunc in 
bracteolas tales dividi folet, quae micarum aut fquamarum inftar fuperfb 
ciem ejus tegunt, indeque a valida mallei preffione fponte excerpi viden¬ 
tur: oriri etiam fquamea talis fuperficies folet ex humidis carbonibus; ex 
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catjdefaflione ferri perexigua; ex cruditate ferro infita; exque ipliffsmet 
ferri malignitate ; exque aliis plurimis caulis. 

Unius leptimanse opus perflare folet 132 horis: qualibet vice cum per¬ 
agitur excoclio & in bacilla ejus extenlio 8 vel 8| horis ; at vero li in una 
officina duo foci funt, non nili 4| horis : intra feptimanae tempus live in¬ 
tra fpatium 13 2 horarum 17 vel 18 vicibus liquitur & excoquitur ferrum 
crudum Sc in bacilla excuditur; lique quavis vice lecatur moles in 6 bacilla, 
per feptimanam habentur 90 bacilla, 9 ad 10 pondera nautica circa quem¬ 
libet focum, live 18 ad 20 ad utrumque; differt tamen pondus, li bacilla 
tenuiora vel ii craffiora procudenda lint, li breviora aut longiora: ex uno 
foco feptimame fpatio prodire poffunt 12 vel 14 pondo nautica : audivi 
per feptimanam excofta & didudtafuiffe 35 ad 40 pondera nautica ex 2 
focis ; quod tamen rarum eff. 

Circa ffiiem cujusvis leptimanse, 6 frufta ferrea tantum qua angulos 
sequata ad fequentis leptimanse opus & extenlionem relinqui folent; fcili- 
cet ut uno eodemqueigne, quo liquitur & coquitur ferrum crudum, etiam, 
candefieri poffint, & fub malleo in bacilla aut contos extendi. Vidi etiam 
in foco reliciam molem frigefaclam nec denuo recoflam ad opus fequen¬ 
tis leptimanse, ufque tamen hoc non lucro cedit, quia major carbonum pars 
requiritur li frigida lit moles, quam li calida, ut recoquatur. 

De induratione incudum majorum . 

TNcudes magnae trunco fuo alte admodum immittuntur,, fuppolitis in- 
terdum laminis ferreis, quia enim ex continua percuffione mallei incus 
profundiorem libi locum lemper cavat & molitur, hinc ne profundius fub- 
lidat, quam ut malleus nihilominus ei fe applicare poffit, hmc fupponun- 
tur brafleae ferri numero vel 1, vel 3 vel 6 ad 7, quarum ope tenetur in¬ 
cus ad eandem altitudinem elevata. Obfervandum etiam eff, quod ipfe 
truncus profunde admodum folo officinae infoffa lit, fubjetlo ponte quo¬ 
dam ex trabibus & tabulatis conflante, fuper quem non lixiffimus haerebit 
truncus, fed qui ponti huic inlillens percuffioni cuilibet mallei ponderolis- 
fimi cedat, & rurlus inde reliliat, licque in loco fuo fecundum ictus mallei 
reciprocato motu quali titubabit & limiles laltus faciet. Pariter etiam 
ipfum fulcrum aut fcamnum ipli axi trabis magnae, fuppofftum; hoc etiam 
incubat tabulatis didte conflruclionis, & fimul cum malleo live dentiuna 
majorum preffione reciprocat motum. Undulatio haec & imitatio mo¬ 
tuum in trunco & fcamno praememoratis facilitat extenfionis opus, adeo 
ut bacillum fub malleo certius teneri & commodius extendi poffit, ut & 
exaflior politiorque ei figura dari: inque hac reciprocatione machinamen¬ 
tum hoc validiffimis motibus jugiter aclum & turbatum nec tam facile la¬ 
xatur rumpiturque. 

Incus ferro crudo conflans 3 vel 3 1 pondera nautica folet aequare, a 
parte fuperiore chalybea duritie pollet, ut fcilicet iclibus tam crebris mallei 
illaela diu fublillat: alias a mallei collifu vulnus recipit, quod dein fe com¬ 
municat cum ferro live bacillo aut conto, qui ipfuper procuditur. Quae- 
Claffis /. de ferro. Cc cunque 
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cunque labes aut naevus in incudis plano fuperiori apparet, hac imprimi¬ 
tur etiam & lignatur bacillum infuper excufum Sc Levigandum: hinc pars 
illa incudis fuperior edura eile debet; in quem ufum in foco iterum ex¬ 
candefit fruflum chalybeum, fcilicet quod prius in foco paratum fuit, de 
quo fupra actum eft: ferruminatur dein & applicatur chalybs candefactus 
parti fuperiori incudis modo fabris ufitato, fcilicet dum utraque pars fer¬ 
ruminanda ad niveam quandam excandefcentiam prius redafta iit: dein 
aequatur pars illa creberrimus ictibus malleorum fabrilium, nec ullibi relin¬ 
quitur locus, qui a plano malleorum continuo planum incudis verberan¬ 
tium intactus & impertilius iit, applicant etiam normas & regulas fuas, ut 
asqualiilima & omni modo plana fit fuperficies illa, planiffima erit in medio, 
ubi immediate recipit ictus mallei, hocque ad diftantiam ~ pedis, fedpla¬ 
num hoc utrinque dein ad quamvis extremitatem obliquatur : fed cumCy- 
clopes hi initant-operi fuo & continuo ictu sequant incudem, incubabit 
tunc incus trunco, in quo cavernula jamdum facta eft, hic fupponmitur 
braftese quaedam ferreae & fuperinfunditur aqua, cumque incumbit incus 
bracteis iliis, partim etiam ab illa parte immerfa aquis cubat; unde quum 
continuis idtibns ab altera parte percellitur, haec intincta aquis impedit, ne 
calor a parte fuprema ad imam decurrat Ut adhuc sequatius fiat planum 
incudis fuperius, quavis ictus vice immergitur malleolus vel ligo aquis, & 
iic irroratus tundit ignitam incudis fuperficiem, ut adhuc melius, auxilio 
aquae illam Leviget poliatque. Quum peritat hoc opus, ii ignita haec fu¬ 
perficies incudis ferramento vel malleo teratur, ex folo frictu exiiliunt in¬ 
de fcintiilulae frequentes, coloris albiilimi iimiles illis, quae oriuntur ex col- 
liiione chalybis cum filice. Laevigato iic plano fuperiori incudis, e loco 
fuo ad rivulum aquae fluentis defertur, ubi pars illa mallei aequata obverfa 
aquis intingitur, ita tamen ut vena fuperficiem illam fummis labris modo 
contingat & quali lambat; in quofitu relinquiturfpatio plurium horarum, 
nec inde eximitur, quam cum pars illa exiimcta iit, & confequenter indu¬ 
rata, quod eo melius fit, quia aquis frigidiffimis &femper novis intingitur;- 
in quem finem etiam fupponitur lamina quaedam ferrea, fecundum cujus 
aream levi quodam flumine continuo labituraqua, & inlapfu partem incu¬ 
dis ignitam & obverfam lambit. 

De motu citiori vel lentiori mallei magni. 

M Alleus in ferrariis officinis ufitatus magnae quidem molis eft & pon¬ 
deris, ufque tamen qua pondus multum differt, in quibusdam eft 
ponderis 45 librarum majorum live Lifipund Svecice, in quibusdam 60, fi- 
ve inter 900 & 1200 ft. Multo fatis labore conficitur malleus, ut fcili¬ 
cet frufta tam ingentia non modo formentur, fed etiam apte conjungan¬ 
tur; ad quod opus confumi folent 12 leftae five 144 tonnae carbonum. At 
vero incudes vel conficiuntur ex ferro crudo & circa fornaces ultimis die¬ 
bus funduntur in arena; vel etiam ex ferro puro in focis ferrariis, qui ta¬ 
men prioribus minores effe folent; confumuntur ad unius incudis confe¬ 
ctionem 10 leftae carbonum, durities vero in plano fuperiori, mallei parti 
iimili obvertendo, modo fupra memorato acquiritur. 
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Quae emolumenta & quae difpendia ex rotae aquaticae majori aut mi¬ 
nori motu, hoc eft, ex lentiori aut citiori mallei reciprocatione oriuntur, 
exinde videre licet; ut i.fi lente nimis peragat vices & ictus fuos malleus, 
ipfa moles magna candens in tot partes & frufta fecari apte nequit, in quot 
fi crebrius elevetur malleus; quum enim cunctatur malleus & moras ne¬ 
ctit, frigefcit interea moles ferri, & tandem reiiitit ictibus, & fecuris aut 
cultri fecantis aciei, unde iterum pars relidua molis in focum referenda eft, 
utque iterum candefiat, carbones funt confumendi: aliter vero fit fi mal¬ 
leus maturet lapfus fuos, quod fit non folum cum lucro temporis, quam 
etiam cum lucro carbonum. 2. Ipfa etiam bacilla live frufta jamdum ve¬ 
ruta quavis vice longius exporrigi poliunt, fi feftinus fit lapfus mallei; 
quum enim igne adhuc emollitum permanet ferrum, extenditur intra idem 
tempus adi vel 1 pedis majorem longitudinem; at vero fie retardetur mal¬ 
leus, frigefcit & nigrefcit bacillum, antequam debitae extentionis fit, unde 
in priori cafii 11011 opus habent nifi 3 vicibus, cum in hoc 4 aut 5, ante¬ 
quam diducatur plane ferrum. 3. Ex lenta agitatione mallei plura fic ex- 
iftunt incommoda, primum eft fupra memoratum, fcilicet quod pars refi- 
dua molis diffectae iterum in foco candefacienda fit, & candefacta iterum 
dividenda. Aiterum, quod bacilla quater aut quinquies in focum fint re¬ 
mittenda, cum alias non nifi ter, quod etiam cum jactura temporis & car¬ 
bonum fit. Tertium, fi crebro in ignem relatum candefiat ferrum, magis 
magisque comburi folet, fitque inde fortis deterioris: quicquid enim ner- 
vofum inibi eft, exficcatur & ductilitate fenfim privatur, prseter quod pon¬ 
dere paullatim diminuatur ferrum. Accedit quartum, quod bacillum fub 
lento malleo frigidum tandem percutiendum fit; ferrum enim durum pro¬ 
funda vulnera non poteft accipere, fed irriti refiliunt ictus; & malleus cum 
duro corpore toties collifus tandem etiam vulnera accipit, vel circa caput, 
vel circa colli juncturas vel etiam alibi dehifcit, redditurque inutilis & eme¬ 
ritus, & fic novus formandus & loco ejus fubftituendus eft. Elaee funt di¬ 
fpendia ex lento nimis mallei ope oriunda, ex quibus de compendiis & 
emolumentis lapfus feftini judicium ferri poteft. 

Obfervata quaedam generalia de ferro jam in 
bacilla extenfo, & ■purificato. 

N Ota & indoles ferri crudi vix nifi per ignem focalem explorari potelf, 
reliqua figna admodum fallunt: ferrum crudum fragillimum ductile 
laepe purum fuppeditat: ferrum crudum in fradtura micis & oculis minu¬ 
tis referta interdum dat ferrum fragile cum friget, interdum fragile cum 
rubet: fed fi interior ejus textura micis grandibus & luminibus diductis 
corufcat, & fimul fragillimum eft & leve, fignum quidem indubium eft in¬ 
dolis deterioris: fed tamen, num fragile fit ferrum cum friget, aut fragile 
cum rubet, explorandum omnino eft in foco ferrario; fi enim maffa ferri 
tenaciffima fit calida, & fimul tenaciffima cum in contos excufafit, opti¬ 
mum genus eft ferri; at fi tenax cum friget, fed fragile cum calet, eft fuh 
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phuratnm nimis, & contra; unde inftituuntur probationes indubiae per ex¬ 
tentiones ferri in contos & bacilla; ligna etiam interea capiuntur ex fco- 
riis ut & ex flamma &c. de quibus modo aclum eft. Datur etiam f errum, 
quod prima extenlionis vice tenax apparet, altera vero rubefcit, nec am¬ 
plius ad candorem live candefcentiam luam redigi potell, fubque malleo 
dilabitur in frulla. Datur etiam quod nec calidum nec frigidum cohaeret, 
efflue pellimum. 

Alias etiam ex iplis h (furis & rimis bacillo cuidam impredis aut in¬ 
duciis judicari potell: de indole ferri excufi; li enim rimae aut filfurae dan¬ 
tur fecundum longitudinem bacilli, nec inde quid concludere licet: fer¬ 
rum enim optimum ejuscemodi rimas ducere potell; faepe complicatur, 
praefertim in illis locis ubi nimium dilatatur, at vero li fiilurx angulis ba¬ 
cilli transverfim incifae fcabram & infabrem reddantfaciem, lignum ell, ful- 
phuratum genus ferri elfe; nam ferrum hoc calidum non patitur iclus mal¬ 
lei , fed hinc & inde frangitur dum calet aut rubet; undeli vitio illo lcatet, 
confpicitur ferrum hiulcis cavernulis circa angulos pallim bipatens : pa¬ 
riter ii anguli rudes & incomti lint, minimisque rafuris conferti; nam circa 
angulos tale ferrum acui & infpicari nequit. Sunt praeterea plura adhuc 
indicia, quae in fecundam operis nollri clalfem transferre volui. 

Obfervatum tamen mul toties eft, unum idemque bacillum una fui 
parte conllare ferro optimo, altera vero vitiofo; li enim duplicis generis 
ferrum in foco commifcendum excuditur, faepe vilior pars unum latus oc¬ 
cupat, melior vero alterum; confpicitur fcilicet circa unam extemitatem 
nervofum & libris continuis haerens; circa alteram vero micis & oculis 
malignis conftans. Pariter in uno eodemque bacillo ferrum vile & pro¬ 
bum loca fua fortiri & alternare folet, li contus ab una parte magis adura¬ 
tur quam ab altera. 

Ferrum purum non eodem pondere ex foco redire folet, quo cru¬ 
dum immittitur; pars enim lapidea, fulphurea & cruda per ignem hunc ite¬ 
ratum & focalem multa expellitur, nec nili illa prius expulla purificari Sc 
ductilis reddi potell; communis jaclura ell 4 live 4 partium ferri crudi: 
quum enim foco traduntur 26 partes, reddi debent 20 partes ferri emalle- 
ati. puri, fin minus, hoc damno cedit fabro; lln magis, lucro; quod etiam 
lege lancitum eft; li minus, dicitur periilfe fabro ferrum, liveSvecice Sort- 
fmidt jernet, li magis, vocatur lucratum elfe, Svecice Smidt oefiverjern: hinc 
operam impendit magiller foci, ut rellituat ferrum fuum cum jaclura di¬ 
tiarum partium concelfa, quae in fcorias & fumum abatlae funt. At vero 
li ferrum detur nimis incotlum & crudum, hoc nequicquam tenax & du- 
clile redditur, nili cum majori adhuc ferri & carbonum dilpendio, quod 
nili prius notum faciat hero fuo, pondus ultra rationem fancitam 
& concelfam amilfum rependet, 
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PARAGRAPHUS III. 

De vena ferripalufri, ejus que co&ione & prce. 
paratione Svecice prcefertim in Angermannia ff 
Dalekarlia, Jlve de ferro, quod Svecice 
vocatur Myrjern. 

On quidem merito appellari haec vena ferri poteft; 
non enim frangitur in dura caute, ut venae de qui¬ 
bus in §phis praecedentibus aclum eft, fed colligitur 
in humo molli & praecipue in locis paludinofis & in¬ 
terdum udis. Obfervatu etiam dignum eft, quod 
praecipue reperiatur in locis verfus feptentrionem 
nivalibus & frigidiffimis, non vero item in regioni¬ 
bus calidioribus Sveciae: Solum ejus natale eft ma¬ 
xime in jemptia, Dalekarlia, & Bothnia occidentali: alibi etiam veftigia 
ejus confpicua funt, fed in exigua tantum quantitate, quae tam ob pauper¬ 
tatem ferri in illa contenti, quam etiam ob exiguam copiam in ferrum li¬ 
quari non poteft: vena haec Svecice vocatur ( Myrmalm ) live vena ferri pa- 
luftris, ftmilis eft terrae cuidam rubrae aut ochrae, quae in maffas etiam con¬ 
flata iub humo paludis luperflciali latet, eftque non unius fed diverft colo¬ 
ris , de quibus infra. 

Vetuftiffimus ferri liquandi mos Sveciae in ufum antiquitus rece¬ 
ptus ex minera hac paluftri fuifle videtur; nam antequam terrae venas aperire 
& in vifcera ejus ire noverant, terrae fuperflciem fcrutati funt, & inde me¬ 
talla fua legerant. Vetuftiflimum hunc Svionum genti Fuiffe ritum paran¬ 
di ftbi ferrum in bipennes, haftilia, ancilia, & tela mucrone aut umbone 
quodam praetenta recudendum, ex ipfis cumulis antiquis multa & grandae¬ 
va fylva contectis augurari licet, adeo ut hoc genus ferri fuerit de quo poe¬ 
ta, quod Noricus excoquit ignis; vocantur etiam hodie cumulipaganorum ; ipfa 
etiam fimplicitas uftrinarum argumento efle poteft. 

Minera haec lutofa live paluftris eft ad primum confpecfuni coloris 
obfcure rubefcentis aut caftanei feu badii; fed humore expulfo & fub dio 
flccata magis rubefcit, fed tamen albentius, & ineft ei gravitas major, quam 
alius generis terris & lutis. Aliquibus in locis, ut in parochia Jarboauhs di- 
dta, in Wermlandia eruitur dicti generis minera non folum in paludibus & 
locis udis, fed etiam in pratis & viretis admodum ficcis, inipfls fylvis, prae¬ 
cipue in planis declivibus feu obliquis collium; inque vallibus jam exlicca- 
tis; fortaffis ubi antiquitus aqua ftagnans paludem formaverat, fed tempo¬ 
re arefcens flccum folum reliquerat, unde adhuc in paludis vetuftae acclivo 
margine & iinuofo limite confpicuus eft fundus hujus ochrae ferax; eft 
etiam fimiliter coloris rufi, fed vergit tamen ad album, tam ftcca, ut aduri 
ftatim & liquari poffit; fed tamen adhuc in locis illis non pinguis herba 
v Cia fis 1. de ferro* Dd venit. 
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venit. Paludes hujus generis praeftant, quae inclinantes & aliquantifper de¬ 
vexae aut decliva; folem meridianum profjpiciunt, humus ibi melioris notae 
venam live ochram recondit; fed fi folum declive boream fpectat, datur 
vena vilioris pretii & fulphuris egena vel expers, quae ferrum fragile fup- 
peditat. Dantur hujus mineralis diverfae fpecies, quae per colores praeci¬ 
pue internofcuntur: datur nigricans , carbonis inftar, & vocatur Brandoerk^ 
fed quia peffimi generis eft, raro in ufum effoditur. Altera fpecies aliquan¬ 
tum virefcit, inftar coloris fubbuxei five praffini fpadicei, cui aliquid acu¬ 
tum & fali non abfimile 'ineffe videtur; ad tactum enim digiti falis commi¬ 
nuti feu pulveris lapidei minutim granulati fpeciem refert; fed genus hoc 
altius fe recondit, & a colore vocatur terra viridis five ( Groenoercke ;) eft- 
que iic vena non infimae fed mediae fortis, pariter ferri ferax. Tertium 
genus obfcure rubet, unde etiam nuncupatur ( Roedoercke ,) ad tactum eft 
tanquam fal craffe granulatum, fub dente tenax tanquam refinofum : in 
ffuflula confluit hoc, quae vocantur (Skioelugnar ;) quae cum reliquo hujus 
generis minerali commixta & calcinata in pulverem dilabuntur: dives eft 
fpecies, praecipue quae in paroecia Lima eruitur, adeo ut ex i ooreftituatqq 
partes ferri. In Angermannia dantur praecipue tres fpecies, una coloris 
badii vel fere bruni, ex qua coquitur ferrum, dum rubet, fragile five fui- 
phureum: altera eft coloris fufci & fubnigri, contrariae indolis, fcilicet fra¬ 
gilis cum friget: tertia eft coloris a rubro bruni, ditiftima & ferri feracifti- 
ma, pariter optima. Omnes tres fpecies non feorlim funduntur, fed com¬ 
mixtae per unam eandemque fornaculam transmittuntur, ut ex commixtis 
fic ferrum optatae indolis prodeat. 

Qui periti glareae five ochracese hujus materiae exploratores funt, ex 
nuda paludis infpecfione fciunt,an fubtus vena talis lateat: fi enim palus 
ubique plana & aequata fit, fciunt nullam hujus generis mineram aut venam 
fubeffe; at vero fi planities paluftris in tumulos quosdam aut colliculos lu¬ 
pinos divifa fit, hoc eft, fi fupercilia parva clivoiae humi hic &ibi confpi- 
ciuntur, norunt reconditas ibi & fepultas jacere venas quaefitas. 

Nec vero ex ipfa forma & planitie paludum concludunt, an crefcat 
fubter ferrum, fed etiam ex fruticibus & gramineo genere quod infiaper 
vegetat; quaelibet humus fuam herbam & plantam prae aliis amat & alit; 
unde humus haec multo ferro foluto praegnans, fuccum aut lac reddit fuo 
vegetabili: hinc fi alicubi apparet gramen paluftre denlum, quod folito 
craffioris caulis & rigidum eft, ibi etiam fciunt arenam fubtilem martlalem 
liibefte, indicatque hoc vegetabile locum, fi modo palus ferrugineae natu¬ 
rae fit. 

Ubi etiam in vicinia funt lacuftres aquae, praefertim tales quae origi¬ 
nem trahunt ex palude, fciri etiam poteft ab iliis tanquam ab indice non 
dubio abinde vel ad ioo vel iooo vel ad i oooo pafhium diftantiamin ipfa- 
met palude matre alicubi glaream martialem recondi; fi enim dirita aqua 
fuperficietenus rubefcit, vel pellicula uncluofa tenaci & rubiginofa obdu¬ 
citur ; lique illam tanquam viae indicem ad originem & fcatebras remenfis 
veftigiis fubfequntur, iplam arenam ferri in latebris & ventriculis paludis 
latentem tandem folent indagare; ad minimum tali fetu gravida eft palus 
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Vicina. Quo enim remotius abinde unguine hoc martiali tingitur & co¬ 
loratur aqua, eo ditior judicatur efTe in palude ferri gaza; at fi limpidiffima 
& fui coloris fluat, in fpe fua fruflrari folent quaefitores. Alia adhuc indi¬ 
cia fciunt indigenae, fed fufEciunt prsedidia, fcilicet, quae ex ipfa figura & fu- 
perhcie paludis, quae ex herbis & graminibus inde vegetatis, ut & ex aquis 
propinquis, quae fecum venam talem ferunt, petuntur. 

Tempore aeflatis invefligatur & effoditur humus haec ferri ferax, cum 
fcilicet omnem humorem paludibus exficcaverat firius, & quum tuto fu- 
perambulare loca haec alias mollia & uliginofa poffit indagator: dicio tem¬ 
pore hic dextra baculum quendam abiegnum vel etiam pilum infpicatum 
& praeferratum forma quadratum & terebrae inflar contorfum cum manu¬ 
brio tenet, quod in terram tentando ad altitudinem circiter unius ulnae 
fubigit & demittit, perque fenfationem in manu explorat, num glarea mar- 
tialis & ad quam altitudinem fubter delitefcat; fi enim humus mollis <k 
cedens fit, nec ulla fentiatur frictio, fignum efl, pulverem nullum mine¬ 
ralem in loco illo fublatere ; at vero fi fenfatio fit fimilis fenfationi, acfi 
baculum torqueres in cadum fale culinari plenum vel in farinam craffio- 
rem, vel acfi corium cultro hebetiori fcinderes, fignum efl terrae quaefitae 
mineralis. Si vero per demerfionem baculi nulla in manum recurrat fri- 
ctio aut tremulatio, fed tamen terebra haec extracla prodat circum fe ru¬ 
ditatem quandam fimilem ruditati granorum falis, nihilominus inde judi¬ 
cant, humum infra fuperficiem tali glarea fetam effe ; unde etiam foliam 
moliuntur, & penitius oculis & manibus invelligant, qualis generis fit. 

Experiri etiam folent arenam hanc ferream gufladone; fi enimfolvi- 
tur facile in ore, & fimul conglutinat dentes inflar refinae, fignumefl indo¬ 
lis melioris; contra vero fi fabuli inflar dentibus illifa refiflat. 

Quod alias flratificationes humi & glareae attinet, primum & fupre- 
mum locum occupat humus nuda aut fierilis paludinofa ad profunditatem 
* vel | ulnae : excipit dein ipfamet glarea martiaiis ad craffitiem * vel 3 vel 
| partium ulnae, hic enim occurrit flratum ejus craffius, hic vero'tenuius, 
prout ipfum ejus folum natale fert. Tertio occurrit vel arena pure lapi¬ 
dea vel terra mollior paludinofa; adeo ut binae terrae fpecies prolem hanc 
nobiliorem intermediam in finu fuo quafi fervent nutriantque. Circa ip fam 
fuperficiem raro invenitur nifi tantum ad profunditatem ~ ulnae, ubiflatim 
evanefcit. Sub arena hac vel humo fundamentali fruflra quaefi tus efl mons 
ferreus five petra ferri ferax, prout aliquibus in mentem venerat. 

Si per totum campum ferri feracem baculo praeferrato explores 8 c 
rimeris ubique naturam humi, obfervabis glaream hanc ferream non unum 
eundemque in palude locum oblidere, fed liratorum aut rivulorum inflar 
hic & inde pererrare & fecare paludem ; hic enim flratum ejus craffius efl 
& dilatatur, hic in callem anguflum coit, hic expanditur; quo obfervato 
vefligia fua remetitur rimator & ad alia loca fe flectit, quae percurrit: fic- 
que paludem dudtu quodam continuo, non fecius ac aqua fluviatilis pra¬ 
ta, aut lirata venarum montes, pererrat. Sedulus indagator vefligia haec 
premens ad ipfam originem & traflum, ex quo excurrant hae venae tandem 
perveni et, Traflus illi diverfe. amplitudinis effe folent, in quibusdam pa¬ 
ludibus 
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luctibus diametrum 50 ulnarum sequant, in quibusdam vero 6 vel 8 , eflque 
vel figura: oblongae, vel rotundae, fed utplurimum inaequalis. 

Ut prius dictum eft, transcurrit utplurimum vena haec radices tu¬ 
mulorum aut tumorum, quibus paffim elevatur area vel planities paludis; 
fed etiam quam maxime arborum radices fe circumdat; ibi enimfuccus 
mineralis quali fillitur & retardatur, ibique torum libi format, in quofe 
reponat; implicatae apparent radices & intertextae terra martiali: optimae 
indolis vena & in maxima copia circa radices has eruitur. Alias etiam 
amat radices arhulluli cujusdam fylveflris, quod algae fpeciem refert, & 
Svecice Liunggreas vocatur, illas circumcirca ardtiflimis quali complexibus 
implicat & ligat; adeo ut malfae hujus venae conglutinatae loco luo natali 
exemtae undique dein appareant filamentis & dudfibus fubtiliflimis perfo¬ 
ratae; ellque hoc genus venae ditiffimum & vocatur in illis locis Fipmalm 
live vena arundinea vel perforata. Raro alias invenitur in locis planis & 
aequatis paludum nili ad altitudinem ^ ulpe, fed ferri admodum inops ell, 
videtur enim fuccus fluens ferri nullum ibi fecellum aut portum natius 
fuiffe. 

Referunt etiam incolae venam hanc fub tumulis vel alibi recondi¬ 
tam quotannis vifibiliter accrefcere, & loca illis femel exinanita praeterla- 
pfis annis rurfus oppleri. 

Vena haec non femper glaream refert & in arenulas divifa jacet, fed 
interdum in maffas majores conflata eruitur: maffula talis vel fruflum in 
fractura nitet, eflque coloris bruni non abfimilis venae fluviatili, de qua in 
§pho fequente, eflque alias limilis corio fedlo. 

Eruitur itaque quae intermedia jacet, praefertim illa quae radices arbo¬ 
rum & plantarum cingit; relinquitur vero, quae ejusdem lirati fupremam 
& imam partem tenet, adeo ut pars modo medullaris eligatur, quiaferacif- 
fima ferri eft; ut fi liratum fit craflitie unius pedis, extrahitur modo media 
hujus flrati pars ad crafEtiem ~ pedis. 

Per fe admodum ferri egenum efl hoc genus venae, nam datur cujus 
centumpondium modo reddat 5, datur quod reddat 20 partes ferri, hoc efl, 
quod reddat 5 ad 20 Pc. ut & plus. 

Qualiscunque fit hxc vena, ufque tamen nullo magneti obfequitur, 
nili prius ignem combuflorium communem pertranfierit; apparet enim 
ochrae & ferrugini limilis, quae nec a magnete attrahitur : ipfilfimum etiam 
ferrum ex vena hac paluflri excoctum facilius in crocum &rubiginem lol- 
vitur, quam aliud ferri genus. 


Modus adurendijlve calcinandi •venam hanc 



T Utum hoc minerale tempore verno, live utprimum terra frigore con- 
flrifla foluta apparet, effoditur; 8 c quidem omnis humus operiens pri¬ 
mum eximitur & inde effertur; ne ipli terrae ferri feraci detrimento fit: fi 
enim pars ejus immixta fimuligni fornaculae fubjicitur, detrimento & multae 
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jafftirse eft : hinc ejecta hnmo graminea effoditur ftratum martiale & in 
cumulos congeftum foli objicitur, ut humor in vapores exhalet, ficque uf- 
que ad ferum autumnum relinquitur, antequam aduratur & liquetur. In 
quibusdam locis, ubi humus ficciffimam ochram ftatim fuppetit, non tem¬ 
pore opus eff ut ficcefcat, nam per moram confumitur, & per ipjfam 
aquam pluvialem putris redditur, & ferro luo orbatur. 

Vena haec ferri arenaria per calcinatorium five combuftorium ignem 
transmittenda omnino eft, antequam in uftrina liquetur: nifi enim praevia 
iit combuftio, in ferrum dein liqui nequit, nec enim recrementa & partes 
terreftres omnes abinde feparari per ignem nudum liquatorium poffimt; 
fed manent commixta, ipfumque ferrum fcoriis pollutum. 

In Dalekarlia mos eft vel circa uftrinam vel in ipfo loco, ubi effoditur 
vena, rogum hunc calcinatorium exftruere ; quavis vice igni fubjiciuntur 
20 cantheria iive effedas venarum. Ligna adhibentur majora, fcilicet quae 
8 aut 1 o ulnarum longitudinem aequent: ligna haec integra in 3 ordines 
difpefcuntur, ita tamen ut unus illorum ordo transverfim relocetur fupra 
alterum, & tertius fupra hunc, quovis latere ftruis fex ulnas aequante; ca¬ 
vetur ne ligna nimis rara cubent; quibus fuperinjicitur terra haec martialis 
ad | vel | ulnae altitudinem, leu quantum a fubmiliis lignis candefieri poffit; 
immittitur dein ignis ad omnes pyrae aut ftruis partes, fcilicet ut in flam¬ 
mam omnis accendatur, & igne fic lato includatur vena fuperimmiffia. 
Cumque ftrues lignorum aliquantum fit confumta, elevantur trabes uftae 
hic & inde, illum fcilicet in finem, ut per laxatas juncturas lignorum deflue¬ 
re poffit apte vena jamdum fatis combufta ; per interftitialignorum dela- 
bitur fic vena verfus fundum ; ubi refrigeratur fponte fua : Interea fuper¬ 
injicitur adhuc plus lignorum & infuper verne arenariae five paluftris, dum 
omnis glarea mineralis, quae ad manus fit, eodem igne poffit cremari. Tan¬ 
dem materia cremata vel tabulatis tegitur, vel domum defertur, ut ab aqua 
pluviali immunis fervetur. 

Alius vero mos eft Jemptiae, Angermanniae five Bothniae occidenta¬ 
lis. Supponuntur bine trabes, & infuper conftruuntur 3 ordines ligni fe- 
cti, ficci & majufculi, ipfaque pyra fic fub dio conftruitur ad longitudinem 
& latitudinem 6 ulnarum , adque unam capfam aut ciflum venis plenum 
requiri plerumque folet menfura unius ulnae cubica ligni ; fuperinfunditur 
dein vena, fed modo ad altitudinem 1 pedis; arida erit vena &infole prius 
ficcata, ut eo melius in illam effeclum fuum edat ignis. Accenfa pyra per¬ 
agitur calcinatio fpatio 24 horarum: finita vero calcinatione in maffas & 
moles quasdam quafi conglutinata apparet. 

Alias ad Graninge in Angermannia tentatum etiam eft, venam hanc 
non prius combuftamuftrinse&igni liquatorio concredere; putarunt enim 
recrementa noxia per fuforium ignem valide fatis difcuti poffie; fed in bal¬ 
neo tantum ficcarunt illam, adeo ut igne leni torrefacta in ipfo met foco 
relinqueret heterogenea vitiofa : fed caruit tentamen fucceffu; ferrum 
quod obtinebant, non modo fcoriis inquinatum erat, fed etiam cum ferrum 
inde excoctum in contos aut bacilla extenderetur, 5 partes illius ami- 
ferunt, cum tamen communis jaftura non fit ultra | partem. Ex quibus 

Cia/Jis I. de ferro. E e con- 
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concludunt, venam hanc per ignem calcinatorium omnino transmitten¬ 
dam ede; per ignem & fecundi gradus inde multa diflipantur, quae alias 
in igne fuforio remanerent inglufa, quaeque texturam ferri crudi iimul in¬ 
grederentur. 

Modus conjlruendi ufirinam. 

TN Dalekarlia exflruitur uflrina in planitie quadam, ubi foda paratur pro- 
funditatis 3 pedum, longitudinis 5, latitudinis 4; amplitudo fundi efl: 
2 pedum, fine canali pro humoris exhalatione & fine faxo fundamentali, & 
ejulcemodi foci conftructione, qualis in fornace majore : fed conftruitur 
ope laxorum planorum in dicta foda, oblita argilla: fundus modo condiat 
terra ficca fcoriis quibusdam commixta. 

At vero Angermanniae aliter: conflat ibi uflrina duobus orificiis ven¬ 
tum fpirantibus : catinus vel focus non abfimilis efl foco, in quo purifica¬ 
ri cuprum folet, fed profundior efl illo, qui in ulu efl Dalekarlise, ut & lu- 
perne amplior. Folles ex corio facti rota aquatica moventur ; unde etiam 
majores funt uftrinae, & major copia venae in illis quavis vice potefl: liquari; 
ufque tamen non ubivis Angermanniae hoc udtatum efl. Pariter etiam 
in occidentali parte Dalekarliae ut in Lima exllruuntur uftrinae majores, 
duobus dabellis applicatis, latiores etiam funt, & formatur apertura, per 
quam fcoriae emittuntur, in quibus duplex quantitas venae in eodem tem¬ 
pore fundi potefl. 

Alias Angermanniae conflat fundus lamina quadam faxea, eflque fo¬ 
cus profunditatis 1 \ ulnae, apertura ejus fuperior diametri i~ ulnae & formae 
rotundae ufque ad aperturam fpirantem. Focus vero infra formatus efl 
figurae quadratae § ulnae, cum angulis femirotundis; diflatque orificiumIpi- 
rans a fundo fpatio 4 digitorum. 

Alias nullibi ex foco hoc datur apertura, per quam emittantur fcoriae, 
prout circa fornaces ferri fuforias vulgares; fed fi multa copia feoriarum 
fit, adeo ut afcendant verfus orificium fpiratorium; tunc illae per orificium 
hoc commune emittuntur; fed communiter relinquuntur recrementa haec 
fluida in uflrinae foco ad finem totius hquationis, cumque frigefiunt, occu¬ 
pant fuperficiem ferri. 

Sed ne tam parce conilmclionem hujus parvi, fed propter antiquita¬ 
tem & fimplicitatem memorandi aedificii praeteream, plenius defcriptio- 
nem ejus tradere libet. Conilruitur in locis ficcioribus, in fylvis, vel in 
obliquo & devexo collis alicujus plano, ubi a vento & tempeilate immu¬ 
nior fit: melior tamen ei eligitur locus , fi copia detur, juxta rivulum 
quendam, qui rotulam circumducat, & elevet flabella; quae alioquin line 
aqua prope fluente calcari debent. Fundatur fupra nudum folum, ubi mu¬ 
rus primum ponitur craftitiem ~ vel | ulnae adaequans; infuper locatur fa- 
xum commune five coloris cani aut griiei l pedem craflum : infuperfor- 
matur catinus five focus, cui datur figura oblonga, & longitudo i~ ulnae, 
latitudo i veli ulnae, altitudo perpendicularis 1 ulnae. Ubi jam termina¬ 
tur hoc ferrei liquaminis receptaculum, excipit cavitas fornaculae, quae coni 
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inflar verfus aperturam fuperiorem ad diametrum i\ ulnarum ampliata 
furgit: a fundo hujus foci ad fummum marginem apertune fornaculae da¬ 
tur altitudo 44 ulnarum, craffities | ad \ ulnse. Parietes interiores opti¬ 
mi generis argilla, pariter & parietes foci, oblinuntur. Fundus hujus foci 
fuperinflernitur pulvere carbonario, fed tantum prima vice, cum opus in 
noviter exflrucla & recenti fornacula inchoandum efl; dein vero copia ta¬ 
lis pulveris ex carbonibus reliduis ad fundi confervationem fubminiflratur. 
Infra aptatur orificium fpiritale, per quod flabella ventum in focum immit¬ 
tant; cujus altitudo a faxo fundamentali efl \ ulnse: orificii hujus fundus 
non multum verfus interiora inclinat, tantum ut gutta aquse immiffa ufque 
fponte defluere poflit. Parietes fornacula tignis, quibus connecluntur, 
ad diflantiam ~ vel J ulnse a muro ejus faxeo circumdantur: intervallum ve¬ 
ro pulvere terreo bene compacto ufque ad fummam fornaculae oram re¬ 
pletur *& flipatur. Dum fervet opus, fi ignis murum transmeare velle vi¬ 
deatur, & contignationem corripere, compefcitur hoc afpergine aquae. 
Duo folles coriacei adhibentur; fique duo applicantur, vocatur uflrina 
Tvpskielling ; fin uno, Enkielling. . Diameter rotae efl 3 ulnarum ; & trabs, 
quam circumducit rota, 6 ulnarum. Si fimplex follis adiit, movetur ille, 
a fcemina vel viro; hemina interea dextrafufum & flamen fuum tenet, ur- 
getque utrumque opus, tam pedibus manibusque fedula efl, in fpemque 
laborat 

Ad Graninge Angermannise ad hunc ufurn exflrufla fuit fornacula 
alius figurae, fcilicet murus a foload fummitatem erat altitudine 3 ulnarum, 
conflans faxo grifei coloris : fpatium ipfiusmet foci erat longitudine 5* ul¬ 
narum, & profunditate 3 ad murum pofleriorem, qui craflitie erat | ulnae, 
quum defivit pars haec muri perpendicularis, excepit alter in obliquum 
educius ad altitudinem 10 ulnarum ufque ad aperturam, ubi contraheba¬ 
tur; cavitas camini latitudinem | ulnae & longitudinem 1 ulnae habebat 
Focus erat duplex, uterque circa extrema conjunclus, eratque quilibet fo¬ 
cus altitudinis 2 ulnarum, pariter diametri 2. Fundus muniebatur lamina 
ferri crudi crafliore, quae fub orificio fpiranti fitum horizontalem ad altitu¬ 
dinem abinde 4 digitorum na£la efl. Uterque focus oblitus erat argilla 
communi; latus foci a fundo ad orificium fpirans perpendiculariter erat 
educlum, pars reliqua magis & magis ampliabatur. Ex orificio dicto fpi¬ 
ranti ufque ad fundum erat forma foci quadrata ad profunditatem 4 digi¬ 
torum & amplitudinem \ ulnse. In nova hac fornacula apertura qusedam 
pro emiffione fcoriarum ad latus unum fafta efl ejusdem altitudinis & lati¬ 
tudinis cum foco : perdurante liquatione apertura illa occlufa erat arena 
& fcoriis comminutis; plane ut circa fornaces majores. 

Ipfa uflrinarum confini clio melius videri potefl ex delineationi¬ 
bus : veterem & ufitatam videas Tab. VI in (A) & (B), ubi (A) re- 
prsefentat feflionem fornaculae horizontalem, una cum lignis ordine fuper- 
impofitis; Figura (B) feclionem ejus perpendicularem. Fig. C novam 
uflrinam duobus focis prseditam : Fig. ( D ) feclionem focorum hori¬ 
zontalem. 

Modus 


% 


i 




I 1 2 


DE VENA ET FERRO 

Modus coquendi venam hanc ferri in ujlrinis. 

Q Uum peragenda eft fu fio, repletur uftrina lignis ficcis, quae accendun¬ 
tur ufque dum calefacta lit fornax; repletur altera vice lignis aridis 
& fciflis; quibus accenfis fuperimponitur aliqua pars glareae calcinatae; 
quumque ligna in prunas iint converfa, folles & flabella moventur , lentius 
principio, dein celerius; & flatim ut glarea prius impolita liquefcit, adhuc 
pars glareae imponitur; & lic quibusdam in locis fepties. 

Ferrum in medio fundo reperitur undique circumdatum fcoriis,fifti- 
tur dein flamen & ope forcipis elevatur maflula, quae dein in medium divi¬ 
ditur; & ope marculi aliusve inftrumenti e parietibus & fundo excutiun¬ 
tur fcoriae quae rejiciuntur. Obfervetur etiam, quod liquamen ex hac mi- 
nera proveniens nufquam tam liquidum lit, ut liquamen ex vena montis; 
craflum enim eft, & lentum, ut & granulatim, & Facile infpiflatur. Septem 
iftiusmodi fuliones fpatio 24 horarum peragi folent, & quavis vice obti¬ 
nentur ift 2 vel 2 1 librae majores ferri, quod dein in foco ferrario purifica¬ 
tur. In fimplici fornacula, quae Enkiellmg vocatur, fexies, fepties aut odies 
per diem no denique peragitur & renovatur liquatio, & quavis vice obti¬ 
nentur circiter 30 ad 40 jfe ferri. Circa fornaculam duplicatam live 7 W- 
kielling didam binae maflae quavis vice colliquatae colliguntur, & intra odi- 
duum obtinentur 16 maflulae live 1024 ife ferri, live 1 pondo nauticum & 
12 librae majores. 

Quod vero fornaculam aut uftrinam Dalekarliae & alibi etiam ufita- 
tam attinet, quum illa parata lit, & ligna in ordinem praedidum repolita, 
ignis in caminulum hunc per orificium fpirans immittitur, quo accenfo 
confumuntur celere fatis ligna fuperimpolita, & convertuntur in carbones 
vivos live prunas minores ; quod cum facium lit, imponitur una fpatha 
venae vel glareae hujus calcinatse, quae inter prunas novas fternitur : quum¬ 
que flamma pervaferit glaream, adeo ut prunarum modo aipedus lit, ite¬ 
rum fpatha una glareae luperinjicitur, quod pari modo continuatur ad im- 
politiones 24 vel 30 live ultra. Quum vero prunae ad mediam partem 
fornacis fubfiderint, imponitur modo dimidia fpatha minerae. Qbfervan- 
dum eft, quo pluries peraguntur impolitiones, eo majorem quantitatem 
glareae mineralis quavis vice apponi polle, calidior enim uftrina redditur. 
Quum prunae tandem ad orificium fpirans fubfiderint, ventus & follium 
motus reciprocus fiftitur, & ope ferri aut conti uncinati refiduae prunae.pri¬ 
mum ejiciuntur; mafla ferrea live panis codus tunc nudatur in medio fo¬ 
co relidus, qui ope forcipis adhuc ignitus & candens elevatur, & dein fco¬ 
riae, dum focus illis plane evacuatus fit, quodpoft fufionem peradam qua¬ 
libet vice fieri debet. Prima liquatione, cum uftrina nondum calefada 
fuerit, obtineri folet mafla ponderis vix \ librarum majorum, fed elapfis 3 
diebus & nodibus & calefada fornacula i| vel 2 talium librarum. Mafla 
foco exemta & forcipe prehenfa lubjicitur malleo & in formam fere rotun¬ 
dam contunditur, ne fcilicet eminentiae quaedam exftent, quae inde effringi 
pollint, Opus hoc exiguum fuforium quavis vice intra fpatium 2 hora¬ 
rum 
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rum peragitur: intra binas horas tanta copia ligni ab uno viro fcindi po~ 
teft, quanta ad proximam liquefacfionis vicem requiritur. 

Circa liquationem hujus generis venae in ufum vocandum eft lignum 
iiccum, torrefactum & pingue, quod flammam optime non modo arripiat 
fed & foveat. Fornaci adlunt duo operarii, unus qui plantis premit <$c fub- 
igit folles, fl aquis non moveantur, alter qui dividit &miniftrat ligna. 

Tentatum etiam eft ad Graninge loco lignorum carbones fubftitue- 
re, ficque liquationem hic ut in fornacibus ufitatis peragere, fed fucceftu 
caruit periculum, & ferrum inde fcoriis inquinatum obtentum fuit, unde 
ad liquationem hujus veme flammeus & vivus ignis omnino requiritur. 

Si etiam vena non calcinata fed cruda fuperimponitur, ferrum inde 
contaminatum fcoriis & impurum educitur, cujus plurima parsdein in fo¬ 
co ferrario & puriflcatorio perire jfolet. 

Obfervandum etiam eft, fi uftrina haec nimium calefiat, quod ope aquae 
aliquantifper refrigeranda fit, alias ii nimis calida & ignita fit, dicitur non 
tantam ferri copiam a glarea exfudari pofle. 

Quum fic ferrum adhuc impurum, crudum nec fatis coftum obten¬ 
tum fit, purificatur & recoquitur iterum in foco fabrili, pari flabellorum 
ventum fuppeditante : cumque bene liquatum coelumque fit, incudi im¬ 
ponitur, & mallei ictibus ita contunditur, ut omnes faeces inde difcutian- 
tur; unde ferrum redditur tenax: licet fere dimidia pars pereat. 

Ve chalybe ex ferri hoc genereprceparato. 

/"^Enus hoc ferri cum induruerit eft fimile chalybi. Narrant enim 

indigenae, ex hoc ferro optimum genus chalybis pofle parari, fed qui 
illam naturam poflideat, ut facile emollefcat & in ferrum redeat fi in igne 
teneatur. Hinc etiam Dalekarli circumferre folent utenfilia & inftrumen- 
ta chalybeata, ut fecures, falces & id genus alia ex hoc genere ferri fabricata. 

Quum inde praeparandus eft chalybs, mafla in plura fruftula dividi¬ 
tur; fed eliguntur frufta extrema, quae in medio funt, tenaciora dicuntur 
efle, quam ut in aciem converti poflint. Extremae illae partes iterum foco 
& igni committuntur, fed cavetur, ne in fluidum volumen liquefcant; fi 
hoc fortaflis accidit, fruftra tentatur converfio ejus in chalybem: ideo illi- 
co, ut hoc animadvertitur, fiftitur ventus, ut iterum infpiflari & lentefcere 
liquamen poflit; tunc auxilio fcoriarum rurfus liquatur, & bonae indolis 
ferrum reportatur, ficque iterata vice converfionem eandem in chalybem 
tentant. Si vero funditur ita, ut non liquide fluat, fed craflefcat, inque 
moleculas fe dividat, ftatim circumvertitur, ut ab altera parte etiam cale¬ 
fiat, ficque praeparatus obtinetur chalybs, fed adhuc tenax, antequam fri¬ 
gida exftinftus fit. Ferrum hujus generis modo etiam communi in cha¬ 
lybem cremari poteft. 

Sed quod fornacularum conftruclionem attinet,videas Tab. VIII. IXX 
in una tabula videre licet terram hanc martialem nondum calcinatamin A. 
ftruem feu cumulum minerae calcinatorium in B. mineram hujus generis 

Clafjis I. ds ferro . F f calcina- 
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calcinatamin M. inftrumenta diverfi generis D.E.F.G.H.I.K. Apparet 
etiam hic ipfa uftrina, qualis ejus facies extrema lit. In altera figura reprae- 
fentatur fuprema ora five margo fornaculae in A. B. contignatio, qua 
circumdata eft fornacula in B. C. F. G. fundus foci in G. G. locus inter 
contignationem & murum terra adimpletus medius in CD. muri crafii- 
ties in DE. aperturae fuperioris amplitudo in E E. focus, ubi liqua¬ 
men ferreum colligitur in H, faxum fundamenti in II. locus pro fol¬ 
libus in KK. orificium fpiritale in L. ubi cavitas fornaculae incipit, in MM. 
In tertia Tabella apparet fuprema contignatio fornaculae in A. fupremus 
margo parietis in B. pars ejus infima in D. crafiities tignorum in B. 
C. D. E. crafiities muri FG. amplitudo aperturae fuperioris GG. fo¬ 
cus five catinus H. apertura pro emittendis fcoriis I. locus follium 
inKK. foramen venti L. bina flabella M. vecles five ftaterae 
quibus flabella moventur in N. 
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PARAGRAPHUS IV- 

De vena lacujirijive fluviatili ferri in Svecia, 
deque ejus coitione in ferrum. 



Veciaepadim exantlatur ex iplis lacubus & fluviis vena 
ferri, non multum abfimilis illi, de qua adum ed in 
§pho priore; & quia genelin & natales fuos debere 
videtur fuccoillipaludinofo ferreo, unde etiam con- 
fpicue admodum aliquibus in locis derivari a palude 
vicina videtur ; hinc proximum ei locum damus. 
Non folum in Angermannia & Dalekarlia, five in locis 
feptentrionalibus,fed etiam in Smalandia& padim in 
Odrogothia, quae foli audrino propiores funt, fundi lacuum hoc genere 
ferri folent intumefcere & impraegnari. 

Plura circa hanc venae fpeciem occurrunt notatu digna, ex quibus non 
modo de conceptione & productione venae ferreae, fed etiam de ejus ma¬ 
turatione concludi potefh Ferrum enim fenflm generari videtur in aquis 
dagnantibus & cum humo paludri commixtis & quali fermentatis, prae¬ 
cipue cum etiam igni folari & frigori brumali expolitae liat. Sed de his 
alias. 

Vena lacuftris ferri. 


17 Ena hujus generis in Angermannia formae ed rudis & inaequalis, live 
* indar fpongiarum, coloris bruni: feparatim inque fuis locis in lacu 
adinvenitur; habetur etiam in frudis parvis, fcilicet ad latae palmae magni¬ 
tudinem: five enim ed figurae planae, five rotundae, quamvis rudis; infra- 
dtura refert plerumque fpeciem corii fecfi, craditiem etiam ejus aequare 
folet. Non duritie multa pollet, fed inter digitos quad friabilis ed. Quod 
originem ejus attinet, videtur derivari fenlim a palude vicina, unde fe fub 
fpecie fucci fubtilioris in aquam exonerat: ex qua caufa non remotius a 
ripa folet inveniri, quam ad didantiam 1 8 ulnarum; ibi etiam adigitur la¬ 
xis & lapillis fundi: reperiri ideo licet frudula tali materia condantia cum 
inclufo lapide, vel cujus lateri adhaeret lapis. Quumque evacuatur fun¬ 
dus minera, adeo ut nihil amplius reliduum lit,pod elapfum 20 vel 30 an¬ 
norum fpatium rurfus renafcitur & colligitur. Hoc etiam genus minera* 
quamvis diverfum a priori, nec magnetis vim attracrivam fequitur, nili igni 
prius fubjedum. 

Inops metalli ed minera haec duvialis, fed praevia calcinatione optime 
poted liquari Adminiculo cymbarum ex fundo tempore sedatis depro¬ 
mitur; indrumentum prope reprsefentatur, cujus ope in fundo lacus col¬ 
ligitur & elevatur. Bini enim pifcatores minerse auxilium libi invicem fe¬ 
runt, unus demilfo in fundum dido indrumento radit ipfum fundum, al¬ 
ter auxilio baculi cujusdam in occurfum indrumenti hujus & in linum ejus 
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fert, quod continuatur dum repletum fit, elevatur dein & in cymbam ef¬ 
funditur. Inftrumentum hoc (Bm) longum 1 1 ulnam, confiat lino craf- 
fiori, manubrium (AB) longum efi 5 ulnas. Per unum diem e fundo de¬ 
promi pofiunt 4 tonnse vel cadi minerae auxilio 2 virorum: quibusdam in 
locis fundi rara admodum jacet, in quibusdam ad crafiitiem | ulme, quse 
etiam maxima crafiities vel altitudo efie folet. Inter cannas & fiipulas 
arundineas reperitur quam maxime, & videtur radices illarum quali fequi 
velle. Lapides, quibus inhserefcit fedimentum hoc ferreum, funt plerum¬ 
que filicei aut communes coloris grifei; interdum tam arcte adberet, ut 
aegre inde divelli pofiit, nec nili per ignis vim. Unde neceftum efi, ut cal- 
cinetur; nam multis heterogeneis fcatet, quae inde per calcinationem par- 
tim feparanda funt. 

Per totam Smalandiam funt lacus, in quorum fundo reperitur fpecies 
haec venae, inde enim exemta in fornaces ferri majores transfertur, &in 
ferrum crudum, modo fere vulgari, funditur. In Smalandia & provinciis 
ei vicinis, tanta illius copia datur, ut fornaces plures fufcrise illa plane pof- 
fint fubminiftrari: hic Mars uvidus amat fundos lacuum. 

Ipfamet vena diverfiformis efi, vel efi globofa & figura ovalis», vel 
inaequaliter granulata fabuli inftar; fed utplurimum accedit particulae cu- 
jusvis figura ad rotundum, & aequant grana hordeorum, tritici, aut etiam 
fabas. In medio aut in fractura funt coloris flavi & rubiginofi, fed ponde» 
re leves; vel etiam circumdantur crufta five cortice leviori, non aliter ac 
glans five nux avellana, in qua putris nucleus inclufus efi. In perplurimis 
particulis evolutis & fractis conlpicitur appofitio quaedam partium &con- 
volutio crebra cruftalis. Color in aliquibus magis minufque nigricat, in 
quibusdam flavefcit, efique hoc genus melius priori. 

Alioquin vena haec admodum levis efi, nec pondere quodam nec co¬ 
lore indicat metallum aut ferrum in finu : fub ipfa aqua dicitur pondero- 
fior, quod oriri videtur ab aquafinuofas ejus rarasque partes opplente; ex- 
pulfo vero humore, quod fit vel in aere ventofo vel in fole aprico, reddi¬ 
tur fui ponderis & naturae. Alias quo levior vena, eo vilior & minus fer¬ 
ri compos. Quod pondere fuo careat vena, multum etiam ex eo venit, 
quia textura admodum foluta & emarcida, inque croci aut ferruginis fpe- 
ciem difpanfa effe videtur. 

Ubi gaza haec martialis in fundis lacuum invenitur, altitudo aquae ut¬ 
plurimum 6 pedum efie folet, quamvis etiam fubinde fub majore aut mi¬ 
nore altitudine reperiatur; efique in certis lacuum locis, amat diftantiam 
quandam a litoribus & altitudinem praedictam in alveis, fruftra tamen alibi 
illam inquires» Quod vel oritur ex palude vicina, ex qua derivatur mine¬ 
ralis vapor, feque in certam abinde diftantiam exonerat; vel materia fun¬ 
di iftius vaporis amica & concors cum illa facile fe confociat, non aliter ac 
magnes cum ferro; ad minimum amare videtur unum magis locum in la¬ 
cu quam alium» 

Obfervatu adhuc dignius efi, quod regeneretur dicta vena, locum¬ 
que eundem quaft injufia occupet, quum femel fundus illa evacuatus fit, fed 
hoc non nifi prseterlapfis aliquot annis. Tempus quod intercedit, dum 

renafcitur 
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renafcitur, non in omnibus lacubus unum idemque eu, intra io, 20 aut 30 
nova femper proles aut leges martialis prodit, redditurque ubere illo ferti¬ 
lis femper campus, non aliter ac ager qui alternis annis femper nova fege- 
te virefcit; effqtie tliefaurus bic perennis & inexhauflus. Hoc etiam in¬ 
dicat, matricem elfe ipfam paludem, ex qua continuo in undas fluit fuccus 
in ipfa palude exclufus. 

Tempore hyemali plerumque expifcatur haec vena, commodiflime 
tunc glaciei infuere poliunt; facta enim per glaciem apertura, demittunt 
bulgam aut litulam, vel etiam/rete quoddam in linum incurvatum, excoli¬ 
to aut pertica longiore pendens, licque radendo fundum excipitur quic- 
quid obvium ei t levaturque commode lic fupra glaciem. Fit idem etiam 
tempore ablatis ope cymbarum, prout dictum eft. 

Sed quia vena haec diverli generis ell, unum dives, alterum egenum 
ferri; unum praebet ferrum vitiofum & vilillimum, alterum vero bonum 
& optatum, hinc fecernendum omnino ell. Pifcatores hujus venae vel ex' 
pondere vel ex colore vel ex flgura, llatini fciunt qualitatem, vel etiam ex 
lignis, quae iuppeditant ipfie aquae, aut quae praebet indicia ipliflima mate¬ 
ria fundi. 

Alias quia m unoeodemque loco reperirifolet vena nota! melioris ut 
& vilioris, hinc Itatim circa ipfam aperturam in glacie vel in cymbis fupra 
lacum, cum exantlata iit, vilior pars a nobiliore fecernitur; bulga quaedam 
perforata illa repletur, quae in aquam demerfa aliquibus vicibus fuccuti- 
tur; quia enim elementum grave motum facilius movet partes pondero- 
flores quam elementum leve, hinc aqua partem venae leviorem elevat, nec 
ita'graviorem: hinc per iteratas in aqua liiccufliones, demerliones & eleva¬ 
tiones vena levior furfum & fupra ponderofiorem effertur. Pariter etiam 
fecernitur pars hujus venae levior aponderofa per jaftationem ejus contra 
ventum, non aliter ac hordeum aut fruges in areis a paleis aut avena; ve¬ 
na quse jacta remotius abit, eft ponderofa & melior, quam ilia quae vento 
obniti non valet. 


Modus calcinandi venam lacujirem. 

A Rena haec mineralis ferrea, quum calcinanda fit, conftruitur cumulus 
conflans 50 ad 100 carrhis, & relocatur fuper ftruem quandam li¬ 
gneam, quae altitudinis efl: 1 ulnae, & longitudinis vel latitudinis 6 vel 7 ul¬ 
narum: peragitur calcinatio Ipatio 2 dierum flve 48 horarum. 

Tandem peracla calcinatione circa confinium Arati lignei five loco 
inferiori coalefcere videtur in maffas, quod lignum calcinationis debitae 
effe folet. Fluit etiam vena fic calcinata melius in fornace. 


Modus fundendi venam lacujirem. 

D Alekarliae & Angermanniae funditur haec vena in uArinis non aliter ac 
paludinofa, Alibi vero in focis ferrariis in genus quoddam ferri cru¬ 
di quod Osmmd vocatur. Sed in Smalandia in fornacibus magnis & ab 
CUJfi-s L defervo» Gg tioribus» 
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tioribus, quae illis limilcs funt, de quibus in §pho i ma actum ed. Altitu¬ 
do fornacis 24 ad 2 6 pedum ede folet, diameter ejus fuperior 41 pedum, 
inferior 5 vel 6; venter amplitudine fatis multa gaudet, ufque tamen 
pod liquefaftionem non apparet exefus, quod lignum elf, mineram non 
ede admodum fulphuream. Foeus condruitur ex faxo arenario unum pe¬ 
dem erado. 

Ocio primis diebus, in quibusdam locis, ardent dne vento carbones, 
& interea quotidie imponuntur 1 vel 2 menfurse aut vafa minerae dicite. 
Quo tempore praeterlapfo, moventur folles & admittitur flamen. Diebus 
iequentibus augentur vices impolitionum ad 6, 7,8 intra fpatium 24 ho¬ 
rarum, fed dein pod 1 o vel 12 dies, ad 12 vel 13 vices intra idem tempus, 
dve femel tempore quovis bihorii. Sed quia vena haec ferri egena ed,non 
multum ferri inde obtinetur. Alias eodem modo peragitur hic fuforia 
opera, prout in fornacibus, quarum jamdumin §pho ama dedimus 

defcriptionem. A 
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PARAGRAPHUS V. 




De ferro Svecano Osmund vocato, de que ejus 

■praeparatione Svecice. 

parandi ferrum Osmundicum Sveciae, tradi¬ 
dit genuine Dominus Petras Saxholm Svecus, hinc 
etiam defcriptionem ejus huc qua partem tranfcri- 
bere volui. 

’ modus coquendi an- 
quior . 


Q Uantum ex veterum monumentis, virorumque fide digniffimorum re- 
lationibus hujus rei veritatem elicere licuit: omnium primo, quan¬ 
do haec ferri fpecies vigere inciperet, fuit illud ex glarea vel coerulea vel 
rubicunda aliave ilmili materia e paludibus & locis tefquis eruta, conflatum. 
Quum primum rudis illa congeries foli vel igni fuiflet tamdiu expolita, ut 
vapores crafliores humidi potuiflent exhalare; femel, iterum bis, ter vel 
quater batillo in fornaces, quas ad ipfum terrae orificium exllrucras carbo¬ 
nibus impleverant, quo liquefieret, immittebatur. Erat autem ipfa forna¬ 
cis ejulcemodi ftructura, ut a tergo feu parte pofleriore prope terram mi¬ 
nori quodam ore ad interiora panderet aditum, cui flabella, opera humana 
mota, adhibebantur. Antiquis enim temporibus ufus machinarum hy¬ 
draulicarum plane erat ignotus. A frontifpicio major erat apertura, quae 
tamen, quamdiu ipfa perficiebatur coctio, lapidibus apte implentibus fuit 
occlufa, donec glarea probe diflbluta liquefeeret; tunc autem exemtis la¬ 
pidibus', ipfa mafia, qualis confluxerat, extrahebatur. Ut autem, fi qui 
refiduae erant, impuriores adeoque inutiles particulae fortiori Vulcani mi- 
niflerio expellerentur, alteri coctioni eadem deftinabatur quantulacunque 
moles. Illa autem concoctio, eodem, quo prior, modo perficiebatur, hoc 
tantum difcrimine , ut eam a le Vulcanus multo tum puriorem demitteret; 
quippe quae fine ulteriori praeparatione, variis utenfiiibus fabricandis maxi¬ 
me erat Idonea. Binis vel ternis ejusmodi cocionibus perficiendis, unus 
dies & nox fufficiebat. 


Recentiorferrum Osmund per coquendi ratio. 

CUccedente modo tempore, quum uberiores hujus metalli aperirentur ve- 
^ nae, ulufque machinarum hydraulicarum paullatim innotefceret, ad ri¬ 
vulos & amnes officinas fetrarias minutas pari fere ratione, qua jam exci¬ 
tatae conlpiciuntur uftrinae, aedificarunt: in illis autem, quemadmodum in 
hifce hoc tempore fieri confuevit, e metallis contritis atque fubaCis fer¬ 
rum crudum conflatum efl:. Quae vero ex hac coctione mafla prodibat, 
non, ut poflulabat modus coquendi antiquior, & fupra commemoratum 
efl, eidem,efl: dentio fornaci immifla, verumaltera ejus concodtio foco fa¬ 
bricae 
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bilbe elaboratoriae fuit concredita: in quo cum ferrum rite eifet fufum, 
adeo erat purgatum Se emollitum, ut manibus artificis, quodcunque fuain- 
duftria expofceret, obfequium prseftaref. Utut vero fuerit haec a fiiperio- 
ri diverfa fundendi ratio, nihilominus tamen antiquitus fibi inditum no¬ 
men ipla concodio retinuit & Osmundsjern cognominatum fuit. Quod 
vero de ferri liifionibus in genere adpofite admodum dicitur, id fine du¬ 
bio de noftro quoque obfervandum venit, fuccedente feilicet tempore ma¬ 
jus majuique fcientfehuic incrementum acceftit faciliorque evafit, quod& 
ho die cognofcere licet eorum induftria, qui his negotiis animum adplieuere. 


modo coitionis noviffimo accom~ 
modatam. 



OOc vero tempore, quae huic ferro coquendo fabricae erunt aptae, plu- 
rima cum aliis officinis ferrariis communia habent, in nonnullis tan¬ 
tum ab iis difcrepant, quae tanquam fibi propria vindicare queant. Quae 
ubique fiant obvia, obiter tantum & quali per tranfennam, confpicabimur. 
Strudura fabricae hujusfcemodi interior cum aliis officinis, in quibus fer¬ 
rum crudum malleorum ope diducitur, coincidit. Ex tignis enim longio¬ 
ribus, figura quadrangulata, aediculam exftruunt: eaque ubi ad pedem te- 
di opus perdudum eft, tribus potifiimum contignationibus folet jungi 
Mediae vero vices interdum fuppiet tignum transverfarium magnum; cui 
fulcra innixa ad ipfum tedum fuftentandum fuam accommodant operam» 
Tignum transverfarium minus, cui fuperimponuntur vel etiam fubjungun¬ 
tur tollones, folles, folliumfedile, trunculi, tigilla quorum ope folles de¬ 
primuntur; ftipites horum tigillorum quafi directores; ab utraque parte 
ne ulterius, quam e re efi, divagentur, cohibentes, cum trabes axi infixae de¬ 
primunt folles; ceteraque ejusmodi non tantum ad noftram fpedant fa¬ 
bricam, fed in aliis etiam officinis occurrunt. De rota aquatili, ejus axe, 
nec non de canteriis, & qui illis imponuntur afferes, ut tollonibus in folli¬ 
um fublevatione moderanda nonnam praefcribant, idem efto judicium» 
Ipfum vero focum feti fornacem liquefadoriam quod concernit, ea, quam 
noftrse fecimus confiderationis, fabrica ab aliis diftentit; ut & quoad plera¬ 
que inftrumenta fabrilia, que heic non eodem, quo alibi modo effcrmata 
deprehendimus. Ad ipfum itaque focum accuratius perluftrandum pri¬ 
mo nos convertimus. Quando fundamentum iplius muri, quantus quan¬ 
tus in hifce fabricis comparet, ponunt, magni congefti lapides nativi ru¬ 
des apte dilponuntur, ipfumque opus glarea & terra interiora, & que in¬ 
ter lapidum angulos vacua relinquatur, occupantibus, ad id primum per¬ 
ducitur faftigii, uti de loco, in quo concoctio perficietur, tempus fit co¬ 
gitandi; quum eo usque perventum eft, ab eo latere, ubi operam carbo¬ 
nes immittent, ferrum coquendumVuleano tradent, coctumque extrahent, 
magna eft apertura relinquenda. Ab ea vero parte, quae follibus obverti¬ 
tur, requiritur minus quoddam quadrangulatum orificium, per quod lami¬ 
na ferrea complicata, fiftulas follium fpirales libi infertas habens in ipfum 
focum immittitur. Ulterius, relido juftse dimenfionis fpatio, quod ipfe 
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co&ionis locus occupabit, nec non intra aptos limites cohibita ea muri 
parte, quae focum a duobus lateribus ambit. Muri lapidei parietes exte¬ 
riores luse altitudini adferuntur: eo quidem pacto, ut quando ad aperturae 
majoris, quam fupra nominavimus, fupremam partem pertigerint, ut la¬ 
mina ferrea fuftentatoria imponenda fit. Quo altius deinde opus exfur- 
git, eo etiam ar£tius atque anguftius, inftar metae reddatur. Nunc ad in¬ 
teriora iplius foci confideranda properemus. Omnium primo fundi loco 
lamina quaedam interdum lapidea, interdum ferrea fubfternitur, quae duos 
eft cralfa digitos, ociodecim vero ab omnibus lateribus lata. Ponunt etiam 
nonnunquam minorem, ubi follium languidiores flatus majori perficiendae 
coctioni impares exiftimantur. Quod autem hujus laminae materiam fpe- 
61 at, ficut lapideam minoribus obnoxiam elfe incommodis indubium efl, 
ita ejus quoque ufutn prae ferrea frequentiorem novimus. Subflrata lic 
prima illa lamina, a lateribus tres aliae non nili ferreae eriguntur, quae inftar 
parietum foci funt atque videntur. Eft eadem harum ac primae illius cras- 
fitudo, decem vero digitos earum altitudo plerumque complectitur. Ha¬ 
rum vero e;a eft ftatuendarum ratio, ut eam quam ad latus follibus proxi¬ 
mum collocamus, mediam tranfeat lamina illa complicata, ut ab utraque 
illius parietis parte, tam ab ea quae ad parietem interiorem tendit, quam ab 
altera, quae foci frontifpicium lpe£tat, octo numerentur digiti. Ipfe qui¬ 
dem focus exafte quadrangularis eft, verum quandoquidem laminarum 
illarum, quae parietum vices luftinent, duae iplius foci terminos tranfcen- 
dunt, aliisque muniis inferviunt, hinc earum longitudinis nonnulla oritur 
varietas. Illa lcilicet lamina, quae follium flatibus e diametro opponitur, 
unum cubitum longitudine adimplet. Alter paries tres quartas partes ul¬ 
nae continet. Tertius vero vocatus Formweggen, ulnam cum dimidia ejus 
parte compleditur. Ratio, cur primus & tertius fecundum longitudine 
luperet, haec eft, quod hi duo majores, poftquam iplius focilimites fuper- 
grefli funt, laminae cuidam, quae quarto foci lateri, a frontifpicio aperto, 
fuperimpofita eft, fuftentandae inferviunt. Per hoc latus apertum via fco- 
riis emanaturis paratur, quae inter fabros Slagghohlet 8c Lackthoblet cluit. Sic 
rite ftrudis parietibus, in conftituenda lamina illa ferrea complicata, quae a 
parte inferiore plana eft. A dorfo vero & lateribus rotunditatem aemula¬ 
tur, fumma opus eft circumfpedione. Ab ea parte, ubi primum intromit¬ 
tuntur fiftulae fpirales follium, amplior eft ejus apertura; dein vero quo 
propius ad extremum ejus orificium defcenditur, per quod flatus in focum 
erumpent, eo magis tanquam infundibulum quoddam, fua latera coarctad 
Jufta autem ejus conftitutio hoc modo perficitur. Per parietem follibus 
proximum in ipfum focum palmum intromittitur, ita ut intervallum, quod 
oris illius laminae extremitatem & parietem ex adverfo oppofitum interce¬ 
dit, 14 digitorum longitudini refpondeat. Praeterea circa hanc laminam 
notandum, quod ejus os interdum deprimatur, interdum elevetur, fic ver¬ 
bi gratia, quando ferrum hujus lpeciei divifum in fornace fundetur, os la¬ 
minae extremum a fundo foci 6 tantum digitos fublevatum eft. Quando 
deterioris fortis feu non divifum hujus generis ferrum conficiendum eft, 
ficut major eft moles quae diffolvetur, & flatus e loco fublimiori, ob ex- 
Claffis L de ferro. Hh * 
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flantiorem fubfiratam materiam immitti debet, ita etiam elevatio lamina 
complicatae feptem digitorum fpatium requirit. 


Enumerat inflrumenta in hac officina ne- 

cejjaria. 


Q Uandoquidem jam focum probe inftruximus, videaturTab. XI. & fol¬ 
libus, quaeque eos commoveri faciet, machina aquatica fabricam no- 
Itram ornavimus, injectis flarim carbonibus in fornacem, atque ferro quod 
in Osmund mutabitur, Vulcano commiffo; qui fuccederet ipfa concoctio, 
experiri luberet, nifl operariis noftris ulterius profpiciendum foret, inftru- 
rnenta parando idonea. Prout itaque nobis quodque obvenerit; accura¬ 
tiori nos ordini non adflringentes, inflrumenta recenfebimus. Inter reli¬ 
qua confpicuum, admodum truncum craffiorem altum humi defixum pu¬ 
taverim, qui repraefentatur in delineationem fub numero (a); cui lamina 
ferrea numero (b)efl: impolita, quam interdum rotundam, interdum qua¬ 
drangulatam, fexangulatam aut etiam oclangulatam confpicere licet: Hu¬ 
jus margines eum in locum elevatae funt, ut ne particulae, quae inter tunden¬ 
dum vel lecandum e ferro Osmund deterunt, decidant & perdantur. Cen¬ 
trum vero ejus efl perforatum, cui foramini apertura quaedam, quaeinfub- 
jecto trunco hifcit, exquirite refpondet, ubi ipfa incus poftmodum defigi¬ 
tur. Duos praeterea oblervamus contos, quorum major Lettfpett Fig. (c) 
minor Loppfpett^ Fig. ( 1 ) nuncupari folet. Forcipes quoque heic com¬ 
parent totidem, alteram quae magnitudine fuperat, Lopptong Fig. (e) alte¬ 
ram vero minorem Holltong Fig. (f) appellant. Porro fecuris Fig. (g) 
lingulari modo formata, ut & clava ferrea Fig. (h) in hac officina requi¬ 
runtur. Tum malleolus quidam dictus Kotthammar , a duobus lateribus fe¬ 
re complanatus, cetera rotundus; ut & uncus ferreus, (e) heic adefle de¬ 
bent. Ulterius habebitur quoque rigo, quo ferrum minutum feu contu- 
fum in focum immittere, & poft peradtam concoctionem eodem ligone 
ferrum flurum pulveremque carbonarium e foco extrahere confuefcunt 
opifices. Sifliturjam contemplandum pilum quoddam, quod carbona¬ 
rium dicas, quia carbonibus igni vel adaptandis vel ab eo removendis in- 
fervitFig. (k). Alterum rotundum Fig. (d). cujus efl officium purga¬ 
re laminam illam complicatam, quo flatibus fili illarum follium fui meatus 
plane liberi relinquantur. Denique & nominandus efl malleolus quidam 
dictus Stockhammar Fig. (m), quo cum fcoria a lamina complicata remo¬ 
vetur, pangere folent. Pilam non prsetereo aquariam (n), & urnam (o), 
quae illi adimplendae fervit, nec non vas carbonarium cum occa ( Harkan ) 
Fig. (p). Ceteris tamen ejufcemodi minoris cenfus inftrumentis omif- 
fis, ne fi talia recenferentur, quod narratur, omnibus & lippis notum & 
tonforibus efle, merito quis dicat 
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Ratio hujus ferri coquendi novijjima, & hoc 

tempore ufitata. 


Q Uoniam nunc inllrumentis etiam neceiTariis operarii nollri mftructi 
funt, nihil ulterius impedit, quo minus focum carbonibus, pulvere 
carbonario, vel ut alii, carbonibus contulis ac ferro duro, vel fi hoc defit 
ferro minuto impleamus, aut etiam contufo, eamque mafiam, ex qua Os- 
mund conficitur, apponamus parieti priori, qui flatibus fiftularum fpira- 
lium maxime obvertitur. Porro adhibito carbonibus igne, & quo luam 
commodent operam folles, fublato repagulo, quod aquam cohibet, per ca¬ 
nalem illa in rotam immittatur, live in partem ejus incidat fuperiorem, 
five in mediam, feu denique inferiorem: dum fic moventur rota atque 
folles, ut quaflante aere excitetur ignis, hic poftmodum ita ferrum lam¬ 
bit, ut fudet illud fenfim ac diflfolvatur. Guttae autem dimanantes, quae in¬ 
feriora fornacis petunt, ibi etiam coagulantur, & quoniam ulterius non fe¬ 
rit ignis tam vehemens, etiam denfantur. Illa decidentium particularum 
coagulatio dedit operariis noftris occafionem, mafiam illam, quae ad imum 
fornacis ita confluxit, Loppa nuncupandi. Habilem vero quandocunque 
coagulatam efle molem fufpicantur, unco illa dignofcitur; lique profpere 
ceflit, contis effringitur, forcipe eximitur: e foco vero extradfiam laminae, 
qirae incudem ambit, imponunt, ibique clava ferrea, quo formam, quam 
cupiunt, nancifcatur, pullant. Succedit malleolus rafor, cujus ope abra¬ 
duntur fcoriae. Forcipe dein tollitur, 8c fi apta judicatur, incudi impoli¬ 
tam fecuri in certas partes diflecant num. 42 . ita tamen ut lingulae partes 
fupernae, non fecus ac digiti manui confpiciuntur inferti, cohaereant: quo 
facio IFald Osmund , Gran OJfrnund appellatur. Si vero tantae fuerit magni¬ 
tudinis maffa coagulata, ut fecuris ope commode in debitas partes dividi 
nequeat, led integra fit relinquenda, nomen a coagulatione impolitum ne¬ 
que poftea relpuit. Quod ad materiam, ex qua haec ferri ipecies noflra 
aetate conficitur, neque ferrum quod frigidum facile rumpitur, neque illud 
quod ignitum fragile eft, idoneum cenfetur; led melioris erit indolis, quod 
ejus produdlioni delimabitur. Quantitatem quod lpeflat, ut tantus pro¬ 
deat ferri divifi proventus, quantus uni vafi complendo lufliciat, unum 
pondus nauticum ferri crudi, fpeclati valoris requiritur, aut etiam trigin¬ 
ta pondera minora ferri minuti feu contuli, ejus vicem fupplebunt. Car¬ 
bonum, qui dum coflio perficitur, ignem alent, una crates inlumitur. 
Quum vero vas ferri non divifi parabitur ex reliquiis, quae dum ab opere 
faciundo ceflatur, in ullrinis remanent, tum & ferri & carbonum major erit 
copia. Quo rite peragatur co 6 lio, incumbit operariis, dum ferrum fun¬ 
ditur, tam infra quam lupra laminam contis effringere, ne quid fundo ad¬ 
haereat. Siquidem vero in ipfius coclionis explanatione occupati fumus, 
nonnulla etiam de iplis operariis addere lubet. EU itaque hoc imprimis 
notandum: in officinis, quae huic ferri fpeciei praefertim accommodatae 
funt, nullos certos conllitutos efle fabros ferrarios, qui hanc fundendi ar¬ 
tem quali profiteantur, & luam collocent operam iis in locis, ubi merce¬ 
dis 
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dis uberioris fpem fovent; quemadmodum faciunt malleatores; verum 
hilce fabricis ipfi plerumque poffelfores praefunt, nili ii lint, quorum honos 
& dignitas aliorum circa hoc negotium uti jubet minifterio. Proinde ne¬ 
que in hifce fabricis opus eft coadjutoribus feu vicariis, qui alternis vici¬ 
bus curam gerant ferri coquendi; lingulis enim diebus horis vefpertinis 
curfus machinarum liltitur, ardorque fornacis lopitur,. tempore vero ma¬ 
tutino opus iterum, li ferat & poftulet occalio, aggrediuntur, neque enim 
per totum annum huic labori incumbunt; fed certis ejus temporibus, 
prout vifum fuerit. Quando autem huic operi manus ferio admovent, 
li profpere omnia cedant, unus faber cum fuo tirone qualibet feptimana 
tantam procudit hujus ferri copjam, quantam 11 vel i 2 vafa capere poffint. 

Alias ferrum hoc per totum regnum ad fabricatores divenditur, qui 
exinde clavos, foleas, catenas, feras, claves, cardines fabricant, aliasque fer¬ 
ramentorum minutiffimorum Ipecies, quae tamen eximii funt ufns, ideo- 
que pallim venales prodant. Ferrum noltrae fpeciei indivifum officina¬ 
rum ferrariarum polfelforibus maximam partem cedit, qui in fabricis fuis 
in laminas illud diducendum curant; quod heri confuevit in officinis qui¬ 
busdam parochiae Norenlis. Ex illis autem laminis varia deinde confici¬ 
untur utenlilia, ut laminae portarum, tectorum, thoracium, friftoriorum, 
focorum, nec non efculentorum vafcula, ur catini, orbes, coch¬ 
learia, craterae & hujusmodi plura, quae ulibus quo¬ 
tidianis inferviunt. 

• ■ • ' / . , u-*, . 
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PARAGRAPHUS VI. 

Modus adurendi, liquandi , coquendique venam 
ferri Danmorienfem in Roslagia Svecice. 

lEna eruitur ex fodinis Danmorienfibus, prout vocan¬ 
tur, & quidem ejus tam uber eft proventus, ut pluri¬ 
mis fornacibus quotannis fufficiat. Ipfa vena pne-- 
ftantiffima eft, cui plurimorum locorum alia tam pro¬ 
pter puritatem quam opulentiam concedit; adeo ut 
ab illa, nulla alia prior & ulibus convenientior effe pu¬ 
tetur : calide enim tenaciffimum eft ut & frigide fer¬ 
rum inde elicitum, &utenfilibus diverfi generis accom- 
modatiffimum, & in aciem fubtilem & fabricis exactioris limae convenien¬ 
tem converti poteft: Ideo etiam in Europa & Indiis defideratiffimum, & 
reliquis fpeciebus ferri charius divenditur. Ipfum ferrum tanquam diis 
aut lamellis complicatis per totam compagem contextum apparet. 

Vena eft ponderoftffima, coloris ferrei & lividi, ipfumque fuum fer¬ 
rum refert; conflat granis minutis & fubtiliffimis chalybis inftar; fed hic 
& inde ftriatim intertexta filis lapidis calcarii & quartzii fubtiliffimis, quae 
fanguinis & arteriarum inflar omnem ejus compagem Uriis decuffiitim cur¬ 
rentibus transmeant, & lineis & fibris ita grana pure ferrea interftinguunt 
& ligant, ut livorem & albedinem quandam inducant, coloremque ferreum 
nigrum cum albo temperent, unde etiam duidiffima eft, nam fecum fert 
menflruum fuum & lapidem folventem. 

Frufta hujus venae fuperficietenus nigriora & lubrica quafi funt& ob¬ 
ducuntur quafi membranula, quae conflat lapide corneo ; vidi etiam frag¬ 
menta extrinfecus amiantho viridi inveftita, & fecundum plana regulariter 
divifibilia, nam genus hujus miner® optimum quafi teffellatum eft, fi ve in 
teffellas rhomboidales quafi fiffile. In fodinis vicinis, Silfiverbergs Grufwor 
appellatis, eft idem genus venae, quod in fodina magna, quae vocatur Stor- 
grufwan , fed viridefcit magis, & aliquali fulphure pollet. Non procul a vi¬ 
cinia harum fodinarum, pluribus retro annis, inventa fuit fodina alicujus 
argenti potens ; pariter etiam hic & inde nuclei & glandulae venae argen¬ 
teae in ipfo venae ferreae finu paffim confpicuae faflae funt, fed tamen rara 
eft proles, quia matre nobilior. Nec procul abinde fodina vetus, hodie 
vero antiquata vifitur, quae puteus fulphureus vocatur; omnis enim lapis 
inde olim eductus in pulverem vifus eft fati fcere, fcilicet propter ei inhae¬ 
rentem copiam fulphuris. Optimum venae hujus genus fuppeditat J par¬ 
tes ferri, five 66 ex centumpondio, ita ferax ferri eft, adeo ut tam quan¬ 
titate ferri quam etiam qualitate multis anteferenda fit. 

Quod autem tractationes & modos calcinationis & liquationis hujus 
venae attinet, multa habet communia & affinia cum liquationibus venae vul¬ 
garis, de qua jamdum multa dicta funt; fed quia in aliquibus etiam differt 
Cia (jis I. de ferro. I i a vena- 
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a venarum vplgarium liquationibus, & fiimul quia optimum &fluidiffimum 
eft venae genus, nec vitiis inquinatum, hinc operte pretium effe duxi, pro- 
ce(Tuniliquationis ejus tradere, fed illa tantum adducendo; in quibus dif¬ 
ferre videatur a methodo communi jamdum tradita; ut inde dijudicari 
poffit, quomodo fe in fornace & in foco gerat vena ferri fluidiffima, & la¬ 
bis aut vitiorum immunis. 

Modus venam Danmorienfem calcinandt. 

Em quamvis noxio fulphure non polluta, tamen igni calcinatorio fub- 
* jicitur; & fortiori quia cumuli aut pyrae celfiores & capaciores mine- 
rae exlf ruuntur; quo enim major Erues & coacervatio, eo fortior pervadit 
venam ignis. Sed tamen non certa dimenfio cumuli aut foveae, ubi cre¬ 
mationi deiignatur vena, ubivis obfervatur, hic major, hic vero minor: cir¬ 
ca Loefftadium vidi aream iftius foveae longitudinem 2 2 ulnarum aequare, 
latitudinem 17 & 18; fed murum, quo cingitur aut includitur area foveae, 
effe modo 1 1 ulnam altum; circa unum parietis angulum datam effe aper¬ 
turam, per quam intrare & exire liceat. 

Supra totam hanc foveae calcinatoriae (quae Svecice Roflgropv ocatur) 
aream fubfternuntur ligna crafliora & trabes, & quidem fecundum longi¬ 
tudinem foveae, &ad altitudinem 3 vel 34 ulnarum, adeo ut ordo arborum, 
vel lignorum 1 ~ ulnae altitudine exfuperet murum : infimo loco vel fun¬ 
do areae proximo fubmittuntur trabes non feclae, cui fuperinjicitur vena 
grandiufcuk nec comminuta, ad altitudinem i~ ulnae; fuccedit dein alter 
ordo, relocantur fcilicet ligna fecla fuper venam, & iniuper vena minutior 
ad altitudinem debitam ; ultimo contegitur cumulus pulvere carbonario 
cum alio pulvere commixto. 

Igne ad angulos fuppofito & accenfa pyra, ardet calcinatiirquefic ve¬ 
na fpatio 2 vel 3 dierum & noclium. 

Arbitrari quidam poterunt, non omnem venam ferri calcinatorio igni 
fubjiciendam effe, & ignis exfortem fore illam, quae non multo fulphure 
aut aliis vitiis inquinata fit; ufque tamen Danmorienlis vena calcinanda 
eft, quamvis labis velut infons fit, nec nimio nec exiguo fulphure gaudeat: 
nili enim calcinetur, aegerrime dicunt liquari poffe in fornace, minorem 
ferri copiam fuppeti, fi incalcinataliquationem fubeat. Ipfa enim fibrarum 
compages & venarum contextus igne leniori folvitur, & paratior aptiorque 
redditur fubeundi ignem fuforium majorem. 

Si frufta venae hujus calcinatae penitus infpicias, animadvertes laetum 
& vegetum nitorem ejus rapuiffe ignem: ubicunque nitor prius emicuit , 
dein fucceftiffe videtur bebes & evanida quaedam albefcentia, ex illo oriun¬ 
da, quod lapis calcarius, quo intertexta eft vena, in calcem redarius, rivulos 
& fibrillas fuas magis per totum venae corpus diffuderit, ficque nitorem me¬ 
tallicum & floridum exftinxerit & hebetaverit. Quaedam etiam firufta 
membranula quadam cornea obducla effe dicebantur; peracla calcinatio- 
ne, ubi vena apparet membrana ditia inveftita, ibi hepathici coloris eft, ut & 
flave rubefdt Si limnecretor vena calcinata, variegat color in coeruleum, 

viridem 
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viridem & purpureum, luditque quali aemula cum iride: nam varietas haec 
colorum apparet in circulos aequales & lineas aeque a fuperficie ejus diftan- 
tes quali diftincta, oriunda ex gradu majori minorive caloris. Membra¬ 
nula certis in locis viftriolo quali albo lirata & obdufta videtur, fed modo 
calcarius pulvis eft; hinc etiam inlipidus. 

Modus conjlruendi fornacem & formandi cavi¬ 
tatem ventris. 

T Ocus convenientiflimuspro conftructionc fornacis hic ut alibi eligitur; / 
^ J fub fundamento paratur folia vel cellula qusedam ad latitudinem J 

6 1 pedis circiter: fupra quam relocaturfaxum craftiufculum, aliis vero 
in locis lamina cralfi ferri, de qua in §pho ima. Arena circum hocfaxutn 
infternitur, & fuper arenam lamina crafla faxea ponitur more etiam alibi 
confueto. Ex foda exeunt bini fiphones ex ferro, unus per ipfum mu¬ 
rum anteriorem, live ubi emidiones peraguntur, alter fub flabellis; Va¬ 
por ex dictis filiulis exhalat calidus non nifi quarto die ab incepta fufione; 
ex fiftala vero fub follibus relocata pollea prodit. Jpfa fornax conftrui- 
tur dein ex puro lapide grifeo communi, cum fulcris vel columnis pure 
faxeis, nec ullibi intertexitur tignis, ut alibi mos elt Altitudo interioris 
cavitatis live camini fornacis a fundo foci eft 12 vel 1ulnarum; con- 
ftraiturcjue caminus ex laxo arenario: ipfe catinus vel focus etiam eodem 
genere laxi, quia igni multum refudit. Diameter cavitatis circa apertu¬ 
ram luperiorem eft 6 vel 6 \ pedum, ventris jl ad 8 pedum ; diameter 
partis interioris fecundum libitum, nam coartatur live loricatur dein ad 
altitudinem 3 ulnarum, live ad illam, ad quam manu pertingere poteft ope¬ 
rator laxo fundi infiftens. Alias in ipfa regione Roslagienii differunt for¬ 
naces & camini qua dimenfiones; circa unam obfervare licuit diametrum 
partis fuperioris 7 ad 7 | pedum, fed igni & flammae temporique edaci am¬ 
plitudo adfcr ibitur. Obliquitas muri laqueati fuper folles, & pariter ad fron- 
tifpicium, ubi emittitur ferrum cum fcoriis fi ve ubi locus emiflionum efl, 
altior eft, & fulcitur, ne corruat, undecim ferramentis live quali roboribus 
ferri crudi: lapis ibi gradatim fupra fornicatus jacet: aliis vero in locis fa¬ 
tis efle dicitur, ii obliquitas luffulciatur 5 vel 6 ferreis ejufcemodi molibus. 
In edita hac fornacis parte ad extremos margines aut imbricem circum¬ 
circa eductus eft murus coctilis vel lateritius, qui includit Ipatium fuper- 
num, Sc miniftris & venarum carbonumque bajulis dat locum commoran¬ 
di, & ibi operam commodandi; fcilicet fornacem vena & carbone luo, 
quoties requirit, donandi replendique. 

Circa Loefftadium fuerant binae fornaces contiguae, live uno muro 
circumdatae, diftantia inter cavitates vel caminos utrosque eft modo 6 vel 

7 ulnarum. Frontifpicium five pars pectoralis utrimque, five ubiemiftio- 
nes fcoriarum Sc ferri fiunt, ad unum idemque fornacis latus, diftant 
modo invicem aliquot ulnis. In tam contiguis & propinquis caminis opti¬ 
me fimul peragitur liquatio; adeo uf unus ignem nec minuat, nec augeat, 

nec 
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nec mutuetur alterius. Et licet femel contigerit, quod a fufore relatum 
eft, ut inter utrumque flffura aut cceca fuiflet apertura, quod ex eo con¬ 
cludere potuit, quia carbones unius camini adhuc inaccenfi ab igne alte¬ 
rius candefcere inciperent, ufque tamen communicato iic calore, nihil 
alterutri ex aftione in luum ferrum deceflifle compertum eft. 

De joco, vento & meatu jpratorio. 

CUper laminam faxeam fundamentalem conftruitur modo ufltato focus 
^ ad latitudinem il pedis, longitudinem confuetam five 3 pedum, fci- 
licet ad capacitatem 8 vel 9 ponderum nauticorum ferri; ad altitudinem 
4 palmarum latarum. Pars anterior foci praecluditur obice five clauftro 
laxeo non ferreo ut alibi, faxum eft figurae quadratae. Janua five apertu¬ 
ra fupra obicem aut repagulum hoc clauditur lamina faxea nec ferrea ut 
alibi; janua haec, quae alias Timp vocatur, igni huic validiffimo fpatio 20 
feptimanarum refiftere folet, cum alibi crebrius intra unam liquationis vi¬ 
cem confumatur, quod etiam oriri videtur ex fulphurata venae indole, quae 
' ferrum pariter ac faxum lente & paullatim exedit. Apertura emiflionis ad 
latus obicis didi obturatur argilla cralliore cum fabulo mixta'; quae mixtu¬ 
ra circa quamvis emiflionis vicem excutitur, quod etiam facili negotio he¬ 
ri poffe dicitur. 

Hic etiam obfervatur idem orificii ventilatorii litus in foco, qui alibi, 
fcilicet ut in linea centrali cavitatis fit, adeo ut fecundum axem cavitatis 
demiflum pondus perpendiculariter in orificium fpirans decidat. 

Orificium fpirans hic paullulum amplius eft, quam aliis in fornacibus; 
hftulae folliculares ad diftantiam fatis multam removentur a margine ipfius 
introitus in focum, fuper laminam quandam ferream funt relocatae: lamel¬ 
la illa ferrea non ad ipfam aperturam vel ad focum tendit; fed extra illam 
ad fpatium dimidii pedis continuatur orificium ope argillae. Lamina haec 
ferrea, in fitu horizontali jacet, adeo ut ventus in focum intrahis non ob¬ 
lique ftringat fuperficiem ferri fluentis, vel ad partem oppofitam five ad 
confinium parietis oppofiti & voluminis ferrei penetret: non tamen inde 
ut in aliis caminis agit ventus in carbones magis quam in venam, nam flui- 
diflima eft vena; videtur haec venae fpecies talem fitum orificii & directio¬ 
nem venti poftulare. Si quae fcoriae orificio inhaerefcant ventoque viam 
praecludant, illico excutiuntur. Folles ejusdem amplitudinis funt, ut in 
aliis hujus generis fornacibus, fed motus iliorum aliquantum eft acceleratior. 

De ipfa cothone £ 5 ? liquatione venae. 

/^Onftructa fic fornace & parato foco, ftatim inchoatur opus liquato- 
rium; & quamvis caminus recens fit & frigeant adhuc lapides, & ma¬ 
deant juncturae, ufque tamen ignis vehemens inibi continuatur, in tantum 
temporis fpatium, quantum alias in camino veteri & ficciflimo ignibufque 
bene alfueto, nec illis curae eft muros fenfim ficcare, & commifluris argilla¬ 
ceis humorem paullatim excutere. 


Repletur 
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Repletur caminus 16 ledis carbonum, tantae capacitatis ed; appodto 
etiam dimidio vafe venae calcinatae & comminutae, fcilicet ut alimentum iit 
igni: accenditur tunc datim ignis, & iicaccenfus continuatur fpatio 4 die¬ 
rum & noftium, quibus peraftis admittitur aqua in rotam & ventus in fo¬ 
cum, a quo tempore augetur quantitas vense imponendae intra g ad 14 dies 
& noctes, fecundum indicia ex igne, fcoriis & ferro petenda. 

Quum tandem incrementa appoiitionum ad fummum pervenerint, 
hoc ei 1, quum adhuc magis non augeri poffit quantitas imponendae venae, 
tunc fpatio quolibet 24 horarum live diei 8 c noctis , impofitionum vices 
folent ede ig, & quavis vice 17 vel 18 vafa, una cum 1 crate carbonum 
plena five leda, hoc ed, 12 tonnis carbonum, quae etiam ratio eflefolet ve¬ 
nae & carbonum ad finem ufque operis. Vas illud, quo folent uti circa 
appofitionem venae, ferreum ed,capaxque 50 vel 5 2 ife, exinde per calculum 
fciri poted, quantum vense quotidie transmittitur per caminum, & quan¬ 
tum ferri inde obtinetur, ficque quantitas ferri, quae fit in vena. Circa 
Loefdadium, ubi cum omni fuccedu peragitur hodie liquationis opus, quo¬ 
vis menfe confumuntur 500 crates dve ledae carbonum, fed alibi, ut & cir¬ 
ca Tobo 6, ad 700. 

Prout dictum ed, datur duplicis generis vena, quia ex binis fodinis, 
ex Storgrufivan & Silfwerbergs-Grufivorne dictis eruitur; vena ex fodina prio¬ 
re, feracidima ferri ed, & omnis labis exfors; at vero vena ex altera, quam¬ 
vis etiam line nota & naevo, fed magis viridefcit, putatur dc fulphuris plu¬ 
ris compos, hinc 2 vafcula hujus generis fuperimmittuntur in caminum cum 
14 vel 15 vafculis generis prioris, ex qua commixtione optimum illud fer¬ 
rum, quod vere Oregrundicum cluit, condatur. Alias per fe duidiffima 
ed vena, quia lapis calcarius compagem ejus, tanquam arteriola, interlper- 
fus meat, hinc nulla pars calcis hic ut alibi apponitur : olim tamen calce 
ud funt, fed hodie experientia edocti fundunt puram venam, augentque 
dc cum eodem carbone proventum ferri fui. 

In §pho Ima odenfum ed, dtum dari meatui fpiratorio obliquum, 
adeo ut ventus in oppodtum parietem podit urgeri, & dc condniumvolu- 
minis ferrei & parietis dicti dringere ; hic vero datur aura: directio quae¬ 
dam horizontalis, unde nec ad oppodtum latus videtur conniti pode, fed 
in prima lpiratione anhelans furfum per caminum auferri. Perhibent ta¬ 
men magidri, cum hac directione venti liquationem melius peragi, mav* 
jorem copiam ferri obtineri, & ipfum ferrum melioris pretii & indolis 
parari, quam d obliquitas oriricio & confequenter vento data dt, dcque 
ferrum contrahere pode albedinem quandam granorum. Sed quia dui- 
didimum ed venae genus & fuo mendruo & calce comitatum unitumque, 
pariter ferrum hic requiritur non multae coctionis, nec multae in foco agi¬ 
tationis, ut eo melius recoqui & facilius puridcari in foco ferrario poffit, 
hinc horizontalis haec aura huic venae non vero aliis apta ede videtur. 

Multo major pars ferri provenire videtur ex venae eadem quantitate, 
li vena prius calcinata bene dt, Sc cruditates immundiores & craffiores per 

Clatjis I.de faro. Kk primum 
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primum ignem expulfe; nili enim vena prius combufta tranfierit ignem 
calcinatorium, animadvertitur fubinde in foco aeftus quidam & fervor, non 
aliter ac aqua cum seftuat & ebullit in aheno. Accidit etiam interdum 
quod in ipfomet foco fonus audiatur indar illius ex felopeto, & tanquam 
rumperentur foci parietes & teftudo, quod unice oritur ex lapide venae 
crudae in focum illapfae; excipit enim illum liquor ferventiflimus ferri; un¬ 
de cum fonitu in elemento igneo & calidiflimo in partes diflblvitur. 

Quum incipit cofiio quaedam live ebullitio in foco, fcilicet quum ve¬ 
na non fatis liquata illuc decidat, rubefeit llatim flamma ex fuperiore par¬ 
te fornacis erumpens, ipfa flamma fumo videtur commixta, & ideo nigre- 
Icit etiam paries fuperior cavitatis : flamma circa inferiorem partem for¬ 
nacis erumpens celerrimo motu vibratur & per vices rumpitur. Si trans 
orificium ventilatorium infpiciatur liquamen ferri & Icariarum, fpecies co¬ 
ctionis apparet, ejicitur volumen & partim verfus ipfum orificium erudia¬ 
tur & conliirgit, congelefcit etiam 8 c nigrefeit materia, & in orificii aper¬ 
turam fcintillas ejectat. Coctioni live fervori huic in foco enato non fla- 
tim obviam eunt, & medelam ei afferre volunt, fed continuata per ali¬ 
quantum temporis fpatium coclione, tandem contum ferreum in focum 
immittunt, & liquorem denfatasque & lentas fcorias fubigunt; quo facto 
extrahuntur lcoriae, quod continuatur, dum coctio finita fit. 

Si flamma alte feratur fupra fornacem, lignum efle dicitur, fullonem 
rite peragi, & liquefcere bene venam, & volumen ferri liquidiflimum efle 
in foco: at vero fi flamma exigua non alte volet, lignum eft, carbonibus & 
vena nimis ftipatam efle fornacemdicitur tunc invalefeere vel aegrotare. 
Si flamma fonorum quoddam murmur edat, lignum etiam efle dicituropti- 
me peragi fullonem, contra vero fi exigui foni fit: fonus hic furde admo¬ 
dum auditur, cum focus nimis combuftus fit. 

Focus hic raro inquinatur fcoriis, unde nulla moles ferrea, quae Klot 
Svecice nuncupatur, finita fullone, derelicta apparet, uti in fornacibus, ubi 
■vena lcatet fulphuribus, arfenicis aut lapide tetrae indolis & difficilis liqua¬ 
tionis. Principio fufionis recrementa quaedam circa anteriorem partem 
foci reperiuntur, quae ftatim extrahenda funt. Purgatur etiam hic focus, 
ut alibi, quavis emiflionis ferri vice. 

Scoriae emittuntur, quoties requirit opus, fi parietes & faxea lamina 
fupra obicem locum tenens candelcat, emitti faepius debent fcoriae, quam 
11 frigidior appareat lamina: cum ardor penetrat murum, perpetuus fco¬ 
riis effluxus relinquendus eft. Scoriae congelefcentes hic coloris pallidi 
funt, non ferruginei. 

Ferrum emittitur ter quavis die Senofte, hoc eft, fpatio quovis 24 ho¬ 
rarum tres emifflones ferri fiunt: quum enim vena cum carbonibus fexies 
impolita fit, tempus eft emittendi volumen ferri in foco contenti. * 

Fofla quadam paratur in arena candida fubtili, live tori in quos emit¬ 
tendum eft ferrum, arena dicla hic multa aqua humectatur; quo faCio ex-? 
d- . - cutitur 
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cutitur argilla & aperitur foramen, ficque torrentis indar limpididimum 
ferrum erumpit, efHuitque in toros, & formatur in maffam longam & ex- 
tenfam, fcilicet in quibusdam locis in 9,10, vel 11 ulnarum. Maliae cujus- 
vis pondus ede folet 8, 8|, 9 vel 10 ponderum nauticorum leviorum live 
Stockholmenlium, tale pondus nauticum sequat 400 metallicas, live 320 
vulgares; hinc quavisfeptimana obtinentur 189 pondera talia nautica; fed 
quoniam pondus nauticum ferri crudi continere debet 520 hinc li re¬ 
ducantur 1 89 pondera, quae per feptimanam e foco educuntur, inde qua¬ 
vis feptimana fuppeditantur 126 talia pondera nautica, qualia funt in di¬ 
tionibus aliis metallicis Svecise communia, confumtis tunc 125 ledis car¬ 
bonum. 

Indicia etiam hic capiuntur ex fcoriis, coloribus & dammis, num fu¬ 
llonis opera fuccedat bene vel non, eadem fere funt, quorum mentio fupra 
ed fafta; d enim fquamse aut micae indar nitidi derilis fupra ferrum vel 
fcorias appareant, dgnum ed, majorem venae quantitatem requiri. Si etiam 
tranlpicere velis meatum fpiratorium, videre poteris datum liquati ferri 
& gradum liquationis, fcilicet quanta pars guttarum nigrarum, quanta lu¬ 
cidarum iit, num vena nimis liquefcat inque guttas lucidas omnis folvatur, 
vel num parce nimis, vel num guttse non bene folutae nigrae focum obfu- 
fcent. Unum etiam indicium hic occurrit, quod circa reliquas fornaces 
me non obfervalfe memini, num fcilicet pius vel minus venae appetat vel 
dedderet caminus, fcilicet d mada ferri emilla 9 ad 11 ulnarum longa, aequa¬ 
lis ubique appareat, dgnum ed, judam ede rationem ferri & carbonum in 
camino: at vero d verius medium dt depredior, dgnum contrarium ed. 

De ferro crudo Roslagienji & Oregrun- 

dienji. 

TJErrum crudum, quod ex fornacibus praedisriis educitur, condare folet 
granis exiguis admodum lucidis, & coloris micantis in fractura; fragi¬ 
le infuper ed, adeo ut ope mallei in partes rumpi podit: nec in ferro cru¬ 
do his locis amatur tenacitas, ut ubivis circa alias fornaces, nec color infra- 
cTtura grifeus & livida exfanguifque facies partium interiorum; perhibent 
caufam, quod ferrum minutim granulatum & parum cocfum facilius in fo¬ 
co liqui & recoqui podit, aegrius vero d vena multam coftionem & liqua¬ 
tionem prius fubierit, hinc magis incoCtum requiritur ferrum, quia nihil 1 
ominusnobilidima & praedans indoles ipd venae ined, adeo ut non tantum 
depravetur ex minori liquationis gradu, quin in fe iterum in foco ferrario 
redire podit. Utque granulatio haec minuta & oculi pudlli rutilantes ob¬ 
tineantur, dtus oridcii & directio venti horizontalis contribuit; multaque 
vena onerandus ed caminus; nec opus ed, ut efuriat & dedderet dapes 
fuas, quas in os ejus ad fatietatem potes fere immittere. 

Ferrum hoc in fractura nitens & granulatum temporis traftu inaper¬ 
to aere coerulefcit, & rubiginem facile attrahit. Circa caminum fufonum 

■ ' fetri 
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ferri ad Alkarleby, ubi vena Danmorienfis mixta cum vena Uthoenli im¬ 
ponitur, obtineri folet ferrum crudum, quod infractura coloris fulci & gri- 
iei apparet, color fcilicet in media maffa fubfufcus & grifeus eil, at circa 
fuperdciem albus & nitens. 

Sunt etiam camini fuforii Rosiagias, qui nec tantam copiam ferri quo¬ 
tidie luppeditant, quamvis eodem genere venae gaudeant; ut circa Qller- 
by, ubi quavis vice non nili 1 1\ vafcula venae imponere licet, fed vena hu¬ 
jus vafculi pendet 60 fe; vices impolitionum ede folent 16, vel ad fum- 
mum 17. Circa Tobo funt quotidie impolitionum vices 16 vel 17, & 
quavis vice 18 vafcula venae, led vafculum vena plenum 45 ft. pendet. 
Circa Alkarleby imponuntur 18 vafcula venae. Vices impolitionum in¬ 
tra Ipatium 24 horarum funt 14 vel 15; quinquies emittitur ferrum intra 
48 horas: quavis emidionis vice obtinetur mada 6 ponde¬ 
rum nauticorum leviorum, vel fpatio feptimanae 
70 .ad 77 talia pondera. 



PARA- 
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PARAGRAPHUS VII- 


De officinis & focis ferrariis Roslagice, de que 
ferri crudi liquatione & recodione, pariter de 
extenjione ejusJiib malleo. 



Odus recoquendi diducendique ferrum Roslagiae mul¬ 
tis paffibus&parafangis diftat, diflertque amodo fu- 
pra relato ; prior Germanicus, hic vero Gallicus vel 
Vallonicus nuncupatur: hoc modo live Gallico per 
feptimanae tempus 50 ad 60 pondera nautica ferri 
recofti procudi poliunt, fed Germanico non ultra 
16 ad 20: hinc propter inlignem illam differentiam 
methodus haec etiam integre defcribi meretur. 


De camino ferrario. 

C Aminus ferrarius ejusdem dimenfionis & conftruciionis hic efl, ac ca¬ 
mini alii in §pho 2da defcripti; nec alia intercedit differentia, quam 
quod ad anteriorem partem camini velamen leu tegumentum quoddam 
ex lapide lateritio iit confectum, circa altitudinem cum facie fabri operan¬ 
tis ; hoc enim ideo, ne per continuum intuitum in flammam vifus & acies 
operatoris hebetetur : hic enim faber continuo labore ferrum fufumreco- 
quendumque fubigit, verfat & inquietat, & perenni infpedfione flammam 
ignemque quali laceflit & infeftat. Ad latus alterum vel huic oppofltuni 
eft etiam magna apertura 3 pedes longa, & 2 vel 2 \ lata, extra quam par¬ 
vula cala vel sedicula efl, per aperturam illam fuper cylindros urgetur & in¬ 
volvitur in caminum & verfus focum moles illa longa ferrea. Caminus 
aequare folet longitudinem 31 vel 4 ulnarum, & latitudinem 3 ad 3-b 


De uno foco ferrario, qui liquatorius vocatur. 

TN qualibet officina funt bini foci, fed non limiles & pares ut alibi; in 
uno liquatur & recoquitur tantum ferrum crudum, adque extenlionem 
fle praeparatur, & vocatur focus fuforius live Svecice Smeltarehaerd in altero 
vero non nili candefit ferrum jam in frufta aptatum & fub malleo elongan¬ 
dum & exporrigendum, focus hic vocatur extenforius live Reckarehaerd. Fo¬ 
cus prior live fuforius longus efl: 2I pedes, latus 2*, & altus i|; lamina fun¬ 
damentalis ferrea ejusdem dimenfionis; bini parietes etiam ex ferro in 
bracieas f ufo conflant ut alibi, & vocantur Haerdxoeggar : fed conus fpira- 
torius hic non incubat laminae cuidam ferreae, fed laxo, iplique muro inli- 
det. Parietes foci etiam perpendiculares funt. Ad partem anteriorem 
foci hic etiam jacet malleus vetuftus, per cujus aperturam derivantur e fo¬ 
co fcoriae, quum opus fit; vel loco ejus fada efl apertura figurae oblongae. 

Gla/Jis L de ferro. 1,1 Ver- 
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Verfatur ars fabri in eo, ut fciat parare & condere rite catinum live 
focum, ut debitas ei dimenfiones impertiatur; aptetquefoco fuoventum, 
ut fcilicet cum minore jaclura carbonum & citius peragatur liquatio; fed 
inter fe etiam variant fabri, quisque fuumfocum experientiae convenienti1- 
fimum format, formationemque libi tantum familiarem & propriam alte¬ 
ri invidet & celat; hinc etiam circa finem feptimanae fu* deftruit ipfe fo¬ 
cum fuum deletque veftigia, ex quibus ratio dimenlionis capi poffit; quo¬ 
ties vero incepturus opus fuum eft, ineunte nova feptimana , fecundum 
normas & rationes ftipitibus quibusdam & regulis impreflas conllruit fo¬ 
cum eique dimenlionem fuam tribuit. Exinde etiam fequitur, quod non 
certa hic tradi poliit menfura foci, quia unus praefert figuram exa£te qua¬ 
dratam, alius vero oblongatam, tertius profundiorem. 

De cono ventilatorio. 

/^Onus cupreus hic paratur ut alibi, fed craflior. Orificium refert£gu~ 

ram femicircularem ut alibi, cum illa tantum differentia, quod aper¬ 
tura vel os iit amplius, adeo ut major quantitas venti eodem tempore per 
illud hic poffit intromitti in focum, nam multum aurae & lpirationis hic re¬ 
quiritur. Conus hic cupreus fpirans live in quo fiftulae folliculares jacent, 
depreffior in foco relocatur hic quam alibi; adeo ut dorfum ejus live pars 
coni fuperior convexa in eodem plano horizontali lit cum fupremo mar¬ 
gine parietis oppoliti. Pars plana live inferior coni non amplius videtur 
a fundo foci diftare, quam ad altitudinem | pedis circiter. Nec locus co¬ 
no datus eft, ut in medium focum fpiret, hoc efl, ut aura medium focum 
fecet, fed diftat conus a parte anteriore foci live a malleo, per quem fcori* 
emittendae funt, 7 partibus; hinc ad parietem foci interiorem reflant 5 
partes. Conus ita obliquus eft, ut ventus per illum emiffius fundum foci radat 
verratque, nec procul a junfturafundi cum lamina oppolita appellit. Dum 
aptatur conus hic live foramen fEoli, multa exaciitudo requiritur, & ad men- 
furas rite & ad amuffim captandas multum artis & operis impendunt. 

Modus, quo liquatur & coquitur ferrum. 

"COcus hic repletur ftatim carbonibus integris, majufculis & eleftis, quo- 
rum copia haberi poteft, quoniam carbones comminuti & ipfe pulvis 
carbonarius circa alterum focum meliorem ufum prteftant quam integri. 
Moles ferri crudi longa ex sedicula illa vel cafa extra officinam exftrufta, 
contis moli fubjedlis <Sc fuper cylindros ligneos per aperturam camini ver- 
fus ipfum focum devolvitur; jacetque lic moles oblique verius focum, ipfa- 
met obliquatio 20 circiter graduum elfe videtur, unde per planum hoc ob¬ 
liquum & fuper cylindros facile verfus focum promoveri poteft; aptatur 
ita ut extrema ejus pars igne & carbone circumdata direfte a flamine pof¬ 
fit ftringi, in quem locum jugiter protrahitur, quum extrema ejus pars igne 
fuerit exefa & confumta. Admiflb vento tantum illa pars molis ferre* 
colliquefcit, quse vento eft oppolita; nec plus ferri quavis vice ex dicfta 
* mole 
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mole funditur, quam quae fufficiat uni bacillo ferreo, quod fub malleo di¬ 
ducendum eft. 

Quum peragitur Iiquefactio, contum fuum continuo tenet fiber in 
foco, & ferrum liquefactum agit & commovet; jam ferrum in angulis fo¬ 
ci fui reconditum inde verfus flamen dimovet, jam feparat illam partem 
ferri a parietibus & fundo, quae iliis fortaffis adhaerefcit; jam protrahit il¬ 
lud, quod fub ipfum fpiramen & flamen fe receperat, & ante os venti pro¬ 
ducit , nec patitur, ut particula ferri e via fpirationis remota fit. Si pars 
extrema molis infpiciatur, quae colliquefcit, videre licet modum colliqua- 
tionis; pars illa rudis & inaequalis & coloris ccerule albefcentis apparet, in¬ 
de continuo guttatim ftillat ferrum, quod verfus flamen ex quovis angulo 
educendum eft. Faber dein colligit, ut dictum eft, omnes ferri liquefacti 
partes hinc 8 c inde difperfas in unam quandam maflam live panem, cui rei 
multum laborem impendit. Elevat dein paullulum panem hunc colle¬ 
ctum fupra prunas, & partem ejus inferiorem obvertit vento, & carboni¬ 
bus inde remotis nudus per fpatium 1 vel i| minuri relinquitur, qua ra¬ 
tione purificari ferrum dicitur, Sed maxima ars & induftria in eo confi- 
flit, ut fedulo & diligenter circumagitetur mafla fluida; alias non bene pu¬ 
rificari & recoqui ferrum perhibent. 

Perdurante hac liquefactione, augetur & diminuitur, fecundum necef- 
fitatem, ventus : manubrium five remigium vectis aut repaguli aquatici, 
quod prope focum pendet, manu finiftra vel fubducit vel deprimit, & fic 
gradum fpirationis vel auget vel diminuit, quod crebro iit, intercedenti¬ 
bus modo aliquibus momentis ; alias citius quam alibi moventur folles. 

Quaelibet liquatio hic perdurare lblet fpatio dimidiae horae; at vero fi 
multum laborem faber diligens impendat, peragitur eadem opera fpatio 
quadrantis horae; led in hoc cafu occupatiffimus erit faber in continua li¬ 
quaminis circumagitatione, & venti folliumque debito & proportionato 
regimine. Si vero mafla aut panis, qui apud illos vocatur Loupe, major for¬ 
mandus fit, majus etiam temporis fpatium requiritur. 

Quavis vice non major pars ferri crudi colliquatur, quam quae apta 
fit & fufficiat uni bacillo aut conto fub malleo extendendo; unde hic 11011 
major moles paratur, quamque fufficiat diductioni vel extentioni unius 
bacilli: unde nec opus eft, ut moles quaedam formetur, quae denuo reco¬ 
quenda fit, quaeque ope fecuris fub malleo fecanda, & de qua frulia difledta 
iterum candefacienda; fed hic ftatim eademque opera parati habentur pa¬ 
nes jufti ponderis : hinc etiam nec in panem ejusdem ponderis femper 
colliquefcere poteft ferrum; unde dantur bacilla vel conti duplicis vel tri¬ 
plicis generis aut ponderis; exempli gratia unum genus five contus for¬ 
mae quadratae 1 digiti, alterum Q, tertium 2I digitorum, & fic porro. 

Unum vas vel una tonna carbonum confumitur fere ad cujuslibetpa¬ 
nis liquamen, aliis vero in locis Roslagiae 1 \ vel 2 tonnae carbonum. Ex 
una mole ferri crudi, 9 vel 11 ulnas longa, 35 dicti generis panes, five ba¬ 
cilla aut conti procudi folent: datur officina, ubi vix nifi 28 tonnae carbo¬ 
num impendantur ad integrae molis liquationem, cum in vicinis 35, 


Quum 
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Quum ferrum liquefaflum in unam maflam fit colleflum, eximitur 
foco, & luper parvam quandam incudem 15 vel 1 6 ictibus mallei percuti¬ 
tur, aequatur fic undiquaque, & quicquid ad angulos inaequale apparet, ex¬ 
cutitur. Mafla haec candens fpeciem refert cafei excavati, formae eft ro¬ 
tundae, fed non multae craflitiei, in medio depreffa & cavata, inque cavita¬ 
te illa maxime etiam candefcit. Magifter foci liquatorii panem hunc mal¬ 
leolo percuflum fuh malleum majorem transfert, & illum in fruftum quod¬ 
dam oblongum format, quod vocatur Svecice, Smidaut til Kolf; quod cum 
facium fit, remittit fruftum hoc in focum, immergitque igni & vento ap¬ 
ponit : cumque unum ejus latus candefa&um fit, obvertitur vento alte¬ 
rum; ferrum hoc per idem fere temporis fpatium candefit, per quod in 
maffam prius potuit colliquari; nam cum paratur panis, etiam fruftum ta¬ 
le cum eadem opera & finiul in foco candefit. Ferrum hoc oblongae fi¬ 
gurae, merfum in focum, & vento hinc & inde obverfum, cum eximitur, 
exefum & diminutum apparet ; vi enim ignis & venti difperiifte vide¬ 
tur pars ferri : exemtum fic traditur fabro , qui foco extenforio prae- 
eft, quique ferrum hoc dein in bacilla & contos fub malleo extendere no¬ 
vit : unde tyro forcipe prehendit hoc fruftum candentiftimum foco liqua¬ 
torio exemtum & prima vice ad 3 pedum longitudinem diducit. 

Ex hoc foco nullae emitti folent 1 'coriae, fed continentur tanquam ini¬ 
bi inclufae, vel enim in aerem diifipantur, vel igne confumuntur, vel in fer¬ 
ro remanent; circa finem operis, rudis tantum maffa in foco manet. Et 
quoniam nihil fcoriarum ex foco hoc emittitur; putant etiam magiftrfiqui 
praefunt officinis vel fabricis, nullam etiam ferri jacturam efte. 

Alibi vero Roslagiae, ubi ferrum crudum non folummodo ex vena pu¬ 
ra Danmorienfi, fed etiam ex Uthoenfi aliave, paratur, ex foco hoc lique- 
factorio emittuntur fcoriae, fed modo bis intra 24 horas ; & nifi emittan¬ 
tur fcoriae, perhibent aegre live ficce, ut vocant, operam liquatoriam & re- 
coflionem ferri peragi. 

In liquamen hoc ferri agitatum fubinde injiciuntur fcoriae ut & lima¬ 
tura Martis circa truncum malleatorium collefhe, inde fluidius reddi ferrum 
dicitur. Circumagitari etiam ideo continuo debet ferrum, ne fcilicet li¬ 
quidum ftet, & in aeftum & coflionem liquor ferreus agatur, fi enim exco¬ 
quere incipit, ut alibi, detrimentum inde capere ferrum perhibetur : hinc 
fi animadvertatur in ferro liquato aliqua co effio aut ebullitio partium, tunc 
emittuntur 1'coriae, quod tamen alias nunquam fieri folet, unde limpida ta¬ 
lis liquatio evitatur, inde ferrum non modo depravari, fed & multam ejus 
partem perire perhibent. 

Hic etiam fiftere& inftituere libet comparationem quandam inter re- 
coclionis Germanicae modum, & Gallicum hunc aut Vallonicum : 1. In 

officinis Germanicis live illis, quae in§pho 2 da defcriptae fiunt, bini quidem 
foci funt, fed fimillimi, & uterque ejusdem ufus. In officinis his Gallicis 
pariter duplex eft focus, fed unus infervit tantummodo liquationi &reco- 
dlioni ferri crudi; alter vero unice excandefaffioni ejusdem ferri,quod in 
foco priori recoctum eft, fcilicet ut ignitum in bacilla poffit apte diduci: 
unde qua ufum variant ipfi foci 2. In officina Germanica conftruitur 

etiam 
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etiam aliter catinus, vel focus, quam in Gallica : in priore funt 3 parietes 
lamellari ferrei, hic vero non nili bini, nec conus fpiratorius incubat ferro, 
fed iniidet ipii muro. 3. Conus fpiratorius in focis more, Germanico con- 
druftis altius relocatur a fundo, hic vero humilius. Ipii etiam folles mo¬ 
ventur lentius in officina priore, quam hic, ubi clavus iinidra jugiter tene¬ 
tur & fecundum modum liquationis jam altius elevatur jam deprimitur. 
Orificium coni fpiratorii hic etiam amplius ed, ut fcilicet per didudhim ma¬ 
gis os fpiret plenius aura. 4. Praecipue tamen confidit differentia in mo¬ 
do ipiius coctionis : in foco Germanico (fic appellare illum lubet, hunc 
vero Gallicum diftinctionis & intellectus gratia) integrum fere pondus 
•nauticum ferri, five una aut plures maffie quavis vice liquefiunt; hic vero 
in Gallico non integra maffia, fed ex maffa tantilla pars, quanta uni bacillo 
extendendo apta & fufficiens cenfetur, non enim magis deliquirur ex hac 
maffa, quam ejus 2omaaut 3oma pars. 5. In foco Germanico coquitur 
ferrum recoquiturque, ficque iterum iterumque liquatur; hic vero femel 
tantum; cum enim tanta pars ferri delicuerit, quanta ad unum contum 
fufficiens fit-, eximitur datim, nec rurfus obvertitur & fEolo fiftitur, inque 
focum denuo deliquefcit ; fed prima liquatione peracta ferrum foco ex- 
emtum malleis fubjicitur: hoc peragitur fpatio I vel l horae; cum in foco 
Germanico peragendum lit liquationis & recoftionis opus quavis vice fpa¬ 
tio aliquarum horarum. 6. In foco Germanico relinquitur ferrum diu¬ 
tius in foco : in hoc vero continuo movetur & agitatur, inque panem 8 c 
placentam undique colligitur. 6. In loco Germanico bis aut ter exco¬ 
quendum ed ferrum; hic vero non nili femel, nec permittitur, ut liquoris 
indar exaeftuet aut effervelcat, prout ferrum in foco Germanico, fed con¬ 
tis & batillis continuo agitatur, Ipirante etiam aura vehementiore ,. unde 
•lentefcit facile & congelefcit liquamen inque maflam duriorem coit. 8. Ex 
foco Germanico fubinde emittuntur fcoriae, ex hoc vero nullae, fed pars 
recrementorum vel remanet, & inde in foco extenforio primum exfudat. 
9. Ad focum Germanicum adhibentur carbones mixti, minores fcilicet 
cum majoribus, pulvis cum integris; hic vero non nili qui integri funt, qui¬ 
que multum ignis impertiri poffint: pulvis vero omnis carbonarius, live 
carbo comminutus ad alterum focum fcilicet extenforium defertur. 

Ex his videre licet, quantum difcrimen intercedat inter modum re- 
coftionis ferri §pho 2 da traditum, & hunc; dantur adhuc plures differen¬ 
tiae, fed minoris momenti. Obfervanda etiam differentia ipiius ferri: nam 
in focis Germanicis ferrum crudum delideratur, quod tenax lit, quodque 
in fractura indar panni grifei apparet: hic vero delideratur ferrum, quod 
crudius lit live quod minus codtum, & quod fragile , & cujus fractura ful¬ 
gurat micis & granis exilibus: nili enim tale adiit ferrum, difficilior & ae¬ 
grior exidit ejus liquatio in foco, fubaftionis & agitationis ope in foco me- 
liorefcit aque crudiore fui parte liberatur; ferrum crudum quod tenaxed, 
& in fornace fuforia bene coctum non modo igni relidit diutius 8 c aegrius 
fe domare patitur, fed etiam minor ejus jactura ed: hic enim nec ferri di- 
fpendium nec augmentum illis damno aut lucro cedit, hinc amant tantum¬ 
modo ferrum, quod facile liquelbit, 8 c facile in panem fubigi Secagi poffit, 
Claris 1 . de ferro. Mm Jcipfa- 
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& ipfamet opera citius peragi; quod etiam eodem fere recidit, quantum 
enim lucrantur circa fornacem vena fuforiam, in eo quod multum verne 
& parum carbonum apponere liceat, ferrumque non bene cotium educe¬ 
re, tantum hic in focis ferrariis perdunt. 

De Joco altero, qui focus extenforius dicitur. 

Ocus alter, in quem transfertur ferrum jamdum in formam quandam 
oblongam excufum, & qui vocatur Reckarehaerd , alius Eructurae e ile 
Caminus fimillimus eft camino prius deferipto cum tegmine & umbraculo 
lateritio, ne acies oculorum nimio igne obtundatur, interea ejusdem etiam 
conftructionis & dimenfionis eft. Focus vel catinus vero plane ab altero- 
liquefaftorio differt, latitudinem babet 2 pedum, fcilicet a cono fpiranti ad 
parietem oppofitum, longitudinem 3 ad 4 pedum; in longitudinem ideo 
eft productus, quia bacilla ferrea candefacienda, fecundum longitudinem 
foci inferuntur. Paries foci, longus, fi ve ille, qui fecundum longitudinem 
ejus eft erectus, non perpendicularis ftat, fed inclinat paullulum verius ex¬ 
teriora, adeo ut latior fit fupra quam infra, fed obliquitas eft admodum 
exigua. 

Quod vero conum fpirantem five orificium ventilatorium attinet, ea¬ 
dem hic erit ejus altitudo a fundo, eadem in focum longitudo, eadem obli¬ 
quitas cum cono jamdum deferipto, & qui in foco liquefacto r io inufu eft. 

Focus hic non carbonibus electis & integris, fed comminutis & in 
pulverem dilapfis repletur, qui pulvis una cum aliquibus carbonibus mi¬ 
nutis circumcirca & in ipfum focum conjicitur, coacervantur & accumu¬ 
lantur ad aliquam altitudinem, adeo ut tanquam tumulus quidam aut ro¬ 
gus pulvere carbonario conflans hic appareat : coacervatio illa conflare 
videtur 8 vel 9 tonnis pulveris carbonarii: intemufti quidem pulveri funt 
carbones, fed tales, qui foco liquefactorio non idonei alias rejiciuntur; 
quoque major copia carbonum comminutorum fit, eo melius fuccedere 
candefaftionembacillorum contorumque narratur, unde etiam colligitur 
undique pulvis, relictis carbonibus integris & majufculis in ufum foci li¬ 
quatorii. 

Quum pulvere carbonario repletus fit focus, fuperinj icitur unum vas 
ii 1 ve menfura carbonum meliorum, in quos immittitur ignis; quumque, 
ut prius dictum eft, ad unam partem excufum fit fruitum ferri, quumque 
excudendum fit vice altera, tunc pars illa nondum extenfa orificio fpira- 
torio aut vento adaptatur, cui etiam propius admovetur, quum excuden¬ 
dum fit. Pars refidua ferri, quae non adhuc fub malleo diducta eft, non e 
diametro oppofita vento tenetur, fed aliquantifper ad alteram ejus partem, 
quoniam non ille gradus caloris requiritur, fed ante ventum tenetur fem- 
per ferrum, quod procudendum eft; nam ‘caloris gradus in ferro apprimis 
temperari poteft, fi vel vento ex oppofito teneatur, vel ad hanc five illam 
ejus partem, vel fi fupra aut infra; vel fi majori copia pulveris carbonarii 
immergatur, vel fi minori. 

Ex plurimis lignis judicari poteft, quomodo candefiat ferrum, an li¬ 
quide vel an licce, ut vocant: fi enim ferrum candens fit coloris rubicun- 
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di aut rubicunde obfcuri, ut & fi damma etiam obfcurior appareat, lignum 
efl, non bene fed ficce candefieri ferrum: idem etiam apparet ex eo, quod 
IcoriiE segre velint emanare; dicunt enim in hoc cafu recipere fe fcorias 
verfus conum fpirantem, nec ideo per aperturam datam velle effluere: cir¬ 
ca orificium di£ium ventilatorium folent ico rite congelefcere. At vero fi 
ferrum fit plene candidum, & fcintilias licet exiguas copiofe ipargat, quae 
pariter albicantes funt, lignum efl, candefactionem vel ignitionem ferri 
optime peragi in foco: optimum candefcentiae indicium" efl, fi colorfcin- 
tillarum & flammae paullulum coemlefcat Alias apparet hic ferrum can¬ 
dens coloris coerule albefcentis. Aliis ,in locis fbintillatio haec lignum efl 
nimii caloris & ferri ad ulli; hic vero ferri fatis candefacti & ad extenfio- 
nem praeparati. 

Temperatur alioquin nimia candefcentiain ferro ope areftae&fcoria- 
rum: inlpicitur enim per vices ferrum, num fcilicet multum caloris vel num 
perparum acceperit, quod ex colore judicatur; fi enim excodor videt ficce 
nimis in foco peragi candefaClionem, fuper ferrum candens flernit arenam 
mixtam cum fcoriis diminutis, hocque interdum circum omnia latera ferri, 
quo faCio iterum in Vulcanum mergit, mittitque fic vel ante /Eolum vel 
ad tergum ejus, fcilicet fecundum gradum caloris quem accipiet. 

Ex hoc foco emittuntur fepe fcoriae, fcilicet bis, ter, quater vel quin¬ 
quies quovis liquationis intervallo, quod vocatur Journe, unum interval¬ 
lum efl, quum 7 panes in bacilla aut contos fuit diducti, bonique indicii 
effe putatur, fi abundet focus fcoriis, opus alias nimis ficce peragitur. 

Carbones ad hunc focum iumuntur tantum comminuti & pulveri- 
fati, nec ad alium ufum idonei; nec tanta illorum copia, quanta circa fo¬ 
cum priorem vel liquefabiorium, vas non repletur nifi ad \ partes. In una 
officina, quas fimplex vocatur, ad diductionem 35 bacillorum in focoli- 
quefablorio confutuuntur tantum 28 vafa carbonum elc-crorum, in foco al¬ 
tero 20; alias in foco hoc altero 1 vas vel tomia carbonis comminuti ad 
cujusvis bacilli extenfionem requiritur, aliis vero in locis Roslagias it, 2 ad 
2\ vafa vel tonnae : & fic porro. 

Malleus in officinis his perpetuo tundit & ferrum diducit, adeo ut 
irrequietiffimus fit, inde etiam malleus cum incude valde incalefcit: hoc ut 
praecaveatur, nam ex calore mollefcit ferrum, in truncum, cui immcrfaflat 
Incus, perpetuo influit aqua, adeo ut incus aqua circumquaque circumam- 
biatur. Quumque bacillum extenditur & dein planum redditur, puer ope 
baculi aut fiipitis aquam percutit, unde guttae aqua: frigidis in ferrum fub-\ 
illiunt, & bacillum ignitum, pariter etiam malleum & incudem irrorant & 
humebbant, quod continuatur dum bacillum applanatum fit. 

Quod vero quantitatem ferri attinet, quodfpatio cujusvis feptimanas 
in una officina extendere poffimt: in officina fimplici, ut vocatur, ubi tot 
numero fabri, tirones & coadjutores non funt, ac in aliis, quavis feptimana 
procudi folent 40 pondera nautica majora five44 Stockholmenfia; at vero 
in aliquibus, ubi plures fabri, vicarii & numerofa turba coadjutrix adeffi, 
quavis feptimana obtinentur 66 pondera nautica Stockholmenfia. Expe¬ 
rimentum etiam facium efl, fpatio unius feptimanae in contos protenfa 
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fuifle in una officina 72 pondera nautica Stockholmeiilia. Unitis feptima-' 
nae opus perflare folet 128 horis circiter. 

Quod jacturam ferri crudi attinet, fabris nihil interefl, num multa vel 
exigua ejus pars difpereat; putant aliqui non multum perire, quoniam fco- 
riae e foco liquefaftorio nullae emittuntur, ufque tamen jactura ferri multa 
eft, quae calculo lic fubduci poffe videtur : fcilicet, in una officina quavis 
feptimana liquari & in bacilla procudi folent 1 \\ moles hve maffie ferri j 
unius molis pondus eft 9 ponderum nauticorum circiter, inde obtinentur 
66 pondera nautica Stockholmenlia ferri in bacilla extenli, unde ab 104 
ponderibus ferri crudi habentur 66 ferri puri & extenli. Sive in officina 
limplici liquantur intra feptimanam 7i moles ferri crudi, live quod eodem 
recidit, 67 pondera nautica, & inde obtinentur 42 vel 43 pondera nautica 
ferri puri, unde diminuitur ferrum ratione ut 104 ad 66, live ut 67 ad 42, 
vel ut 26 ad 17I, unde fequitur fubdudto calculo, | partem ferri crudi pe¬ 
rire ; quum modo Germanico recoquendi ferrum non magis quam T f par¬ 
tes : adeo ut differentia lit ut 13 ad 9. Diminutio vel jactura haec multum ad- 
fcribenda eft iplimet indoli ferri crudi , amant enim fabri ferrum intus 
granulatum, albicans, incoftumque, hinc non mirum eft, li major inde ex- 
iftat ejus jacfura. 

Pondera hic ufitata a vulgaribus admodum differunt; unum pondus, ’ 
quod Wicht vocatur, aequat i~ pondus nauticum Stockholmenfe. i\ Wkht 
conficiunt 1 pondus, quod Mill vocatur, live 3I pondera nautica. 

Operarii in quavis officina funt ocio: duo fabri, unus qui foco lique- 
fadtorio, alter qui foco extenlorio praeeft : pro 3J ponderibus nauticis vel 
pro uno Mihi ut vocatur, obtinSt quifque if thalerum cupreum : tiro i~ 
thalerum, 4 miniftri tirones, quilibet 1 thalerum, & puer dimidium: praeter 
haec falarium quoddam annuum eis datur, quod vocatur nummus vinarius 
live Svecice Winpenningar. 

Officium pueri, qui Goujar vocatur, eft, ut aquam in bacillum , quod 
fub malleo extenditur, infpergat, ut bacillo lignaturam imprimat, ut un¬ 
cum quendam ei lubtendat, ut fuper incudem bene libretur. 

Quum ferrum qua partem fit diductum, transfertur ad cupam , la¬ 
brum, vel canaliculum aqua plenum, cui adhuc calidum immergitur, illico 
tamen eximitur & fuper oras dicti canalis relocatur; deinde aliquo tem¬ 
pore elapib rurfus intingitur aquis modo quo prius, &• momento eximitur, 
& iterum fuper marginem iftius canalis reponitur : ultimo plane demil- 
fum in aquam reftinguitur; quibus peractis in focum extenforium remit¬ 
titur , ut fcilicet pars reliqua extendatur. 

Si acciderit, quod focus extenforius reficiendus lit, adeo ut per ali¬ 
quod tempus ibi excandefieri nequeat ferrum, ut &li aqua, live pulvis car¬ 
bonarius defit, inflant nihilominus operi liquatorio ferri circa focum alte¬ 
rum, inque frufta numerofa oblonga formatur ferrum, quae dein fub mal¬ 
leo ad 90 fere ponderum nauticorum quantitatem per feptimanam exten¬ 
di poliunt. 

Hic etiam videre licet difcrimen inter Germanicum morem exten- 
lionis ferri in bacilla & Gallicum. Focus Germanicus alter non eft diffi- 
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milis priori, in utroque peragitur femper idem opus. Hic vero in foco al¬ 
tero unice candefiunt bacilla, nec inibi inftituitur ulla ferri crudi liquatio 
aut coclio. 2. Catinus vel focus Germanicus formae fere quadratae eft: 
at vero hic Gallicus figurae eft oblongioris ; paries etiam vento op- 
pofitus verfus luperiora obliquatus eft. 3. Peragitur ignitio & cande- 
lcentda bacillorum unice in igne pulveris carbonum mixti cum carbone mi¬ 
nuto ; aliter vero in foco Germanico. 4. Alia funt ligna ignitionis live 
candeicentiae ferri in foco Germanico quam in Gallico: in hoc cande- 
fcentia ferri ad albedinem livore aut coerulo intermixtam requiritur, pari¬ 
ter deiideratur tantus in ferro candor, ut fcintillulae undique ex bacillo ignito 
torrentum aut radiorum inftar effluant, non vero ex ferro, quod in foco 
Germanico candefit. 5. Hinc etiam minor carbonum pars ad liquationem 
ejusdem ponderis ferri & diductionem requiritur in officinis Gallicis quam 
Germanicis. 6. Praeter quod ipfummet opus citius peragatur; intra unius 
feptimanae fpatium a fabris Gallicis liquari & procudi poliunt in una officina 
duobus focis conflanti 40 ad 60 pondera nautica ferri; cum illi, qui fabricam 
Germanicam, exercent, intra idem & majus tempus vix riifi 16 ad 2 2. 

Prolixum foret reliquos fabricandi, eflbrmandi & diffigendi ferrum 
modos, in officinis aliis Sveciae familiares tradere: funt enim, qui opus fa¬ 
brile Gallico etiam more urgent, fed quia intermixtam alius generis venam 
poffident, quae non eodem modo ante os fEolicum intabefcit, fed lentius 
quafi liquitur & feriori igne carpitur, unde non fimili arte fabra inde vi¬ 
tium excoquere licet, nec omnia fimul in unum panem incoquere; fed 
partes inde rudiores difcriminatas per meatum emittere, feu catinum aut 
ahenum hoc, ferro liquido demiplenum faepius quali defpumare coacti 
funt: aliter etiam ignem & ventum fuum moderari debent, ne vitiumipli 
ferro seftuofiusinardefcat: viam illis praemonftrante experientia, dum fci- 
licet emollefcat rite ferrum, & dudtile, mite & facile evadat, utquefub mal¬ 
leo affabre diffingi & quafi elimari pollit. 

Quidam tamen alius venae compotes hanc artem imitaturi officinas 
fuas parili modo inftruere connili funt; malfas triangulas longiores fun¬ 
dendo ; in focum ante ventum parili ufu devolvendo ; & paullatim in 
fimiles panes & orbes liquando; volumen ferreum perpetuo per contum 
fubigendo; & lic in alium focum extenfioni dicatum remittendo; fed even¬ 
tus non fecundare conatum voluit: ferrum enim recoquendum non limi- 
lis indolis & faciei fuerat, nec ita liquabile in tigillo defluere, fed in focis 
penetralibus contumacius ignem pati velle viium eft, pardm fe in fcorias 
dirimendo, quibus faepius ideo orbandum effiet ferri liquamen. Hincjafitu- 
ram tam ferri quam carbonum experti ad officinae fuse veteres ufus & po¬ 
pularem morem redire libuit. Ferrum enim Danmorienfe facile liquitur, 
& liquatum cito in panem coit, nec opus habet iterata coctione, quiaiion 
multo fulphure noxioque lapide pollutum, hinc nec iterum iterumque re¬ 
coquendum eft, & multo aeftu diffipanda ei inhaerentia vitia. Ex quibus con- 
fequitur, unumquodlibet ferri genus fuum recoquendi modum 
requirere, aliumque & minus fibi popularem recufare. 
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PARAGRAPHUS VIII 


Modus coquendi venam ferri Gallice. 



jLurimis in locis exflraflse funt fornaces pro liquefa- 
crione venae ferres & praeparatione ferri crudi Gallis; 
fcilicet in Nivernois , fournau de Sauvage , de Chante 
Merle, de Bizy, de la Fanoderie, de Corbolin, de Pot,' 
de Chaudaux, de Guichy, de Crarain, de Raveau, de 
la Bioufe, de Premiere, de Moulin Biloufe, de Mon- 
tigny, de Cigogne, d’Azy Valotte, de Sardole , de 
Charbonnerie. In Berry, fcilicet de Melian, deGrof- 
Ibuvre, de Soutet, de Torteran, de Feuillardes, de Prefly, deCourbanfon, 
la Cailloderie, Bonnau, Creufon, Ardante vel Claviere, Morcuit, la for- 
ge neuve, Bigny, Ivoye le Prez. In Turaine fcilicet Previlly. In Poitou 

le Meilleuret, Charnuil &c. Alias etiam plures funt in Lotbaringia , Cham~ 
fiagnia circa Barferobe, ad Trois, circa Ardennes adDagny & Gironne, pa¬ 
riter in Normandia, Britannia, aliifque locis. 


Gallis non datur plurifariam 'vena in montibus & dura caute , fed ut- 
plurimum jacet fparfa circa humum inque locis paludinolis; ficque frufhi- 
la venae ferri immerfa terrae dehinc inde humo & argilla operta colliguntur; 
dein per lavationem live aquae fluentis immiffionem pars ei inhaerens ter- 
refIris eluitur; quumque adufla & calcinata fit, inops ferri vena transmitti¬ 
tur per fornacem. Ferrifodinae etiam reperiuntur inFay & Perige, fed ve¬ 
na e montibus illis eruta fulphure pollere dicitur; ufque tamen ferrum in¬ 
de excoquitur, fed notae pejoris: ex lignaturis & literis impreflis fciunt in¬ 
colae quodnam genus fit, quod tamen certis quibusdamufibus inque penu¬ 
ria ferri melioris defideratur. Optimum & molliflimum genus habetur in 
Bourgogne, Nivers, etiam aliquibus locis in Champagne, ut & fer de ro- 
che, ut vocatur. Quod vero producitur in Normandia, Britannia & Pe- 
rigordia, fragile effe dicitur. 


In traciu illo verfus Leodium,ut in Campania,Lotharingia, Britannia 
& Normandia ejusdem fere confractionis funt fornaces ferri fuforiae ac 
Leodii, de qua infra; ante 20 vel 30 annos folles coriacei in ufu fuere; ef¬ 
foditur etiam hodie vena ex terra. Quovis die & nocte vel fpatio 24 hora¬ 
rum 1 6 vel 20 vices appetitionum funt; & quavis appofitionis vice 15 ad 
16 vafcula venae, & 3 corbes, five crates carbonum fuperimmittuntur, una 
cum 2 vafculis lapidis calcarii; inde obtinentur 2000 ad 2500 fg ferri cru¬ 
di, quod in moles longiores effunditur; quaelibet moles 12 ad 1500 spon¬ 
deris circiter eff: longitudinis § vel 6 ulnarum, latitudinis 12 digitorum. 
Carbones cremantur ex arbore duriore, fcilicet ex caftanea, ex fago, ex 
quercu, unde etiam genus carbonum duriufculum eft, & multi ignis. Haec 
ante plures annos. 


Fornax 





, , l 

LIQUATIO VENT FERRI GALLIT 1 145 

Fornax ferri fuforia ad Grojfouvre non procul 

ab Attier, Gallice. 

TTOdie fornaces ferri fuforiae meliores funt quam olim, quarum defcri- 
-*• ptionem aliqualem jam dedimus: quod vero fornaces hodiernas at¬ 
tinet, in exemplum vocare illam volo, quae exllrucla eil adGroflbuvrenon 
procul ab Allier, reliquae ei fere iimiles funt. Altitudo ejus eil 2 5 pedum 
Gallicorum, vel 27 Svecicorum ex fundo foci: intus funt formae quadra¬ 
tae, in medio efc cavitas latiffima, inde contrahit fe verfus fuperiora: aper¬ 
tura fuperior, per quam vena & carbones immittuntur eft latitudinis 2 1 
pedum : verfus fundum etiam eli figurae quadratae, amplitudinis 7 pedum, 
in medio, ubi ampliflimaelt cavitas live alvus quadrata 7| pedum. Focus 
altus eil 19 vel 20 digitos, longus 3 pedes, latus 18 digitos: orificium ven- 
tilatorium medio foco inii det. 

Folles funt lignei & fecundum Dominum Reaumur in officinis ferra¬ 
riis fequentis dimenfionis: longitudo illorum p\ pedum, elevatio quavis 
vice 14 digitorum, latitudo maxima 42 digitorum, minima 14 digitorum, 
quovis quadrante horae 206 vicibus elevatur follis, uterque limul 412, hinc 
fubduclo calculo concludit, quavis elevationis vice extrudi 201511 cubui os 
voluminis aerei. Sed circa fornaces ferri fuforias funt folles multo majores, 
qui quavis elevationis vice trudunt982 8ocubulos voluminis aerei; & quis¬ 
que quolibet quadrante unius horae elevatur 120 vicibus, vel ambo li¬ 
mul 240. 

Impofitiones fiunt quovis i~ horae fpatio, five cum carbones ad alti¬ 
tudinem 4 pedum & 2 digitorum fubfiderint; conflatque quavis impofi- 
tio 9 niifees vel corbibus carbonum plenis, & 12 vafculis venae, lcilicet 3 
vafculis venae melioris, & infuper 3 vel 4 vafculis lapidis cujusdam filicei, 
qui menftrui loco fit : alibi etiam alia datur ratio commixtionis. Ad 
unum mille vel milliere ut vocatur, ferri, requiruntur 2 tonnae carbonum. 
Spatio fex dierum & noftium decies emittitur ferrum, & exinde obtinen¬ 
tur 10 moles longiores ferri, quae Gueules, pariter ut Svecice, appellantur. 

Opus liquatorium vence ferri in Delphinatu 

Gallice. 

I N Delphinatu circa urbem Alvar in provincia Savoye, in monte magno 
Vanche dicio, funt fodinae magnae, longitudinis 300 ad 600 ulnarum, 
quae hodie etiam fedule elaborantur : fed loco follium ufurpantur machi¬ 
nae quaedam hydraulicae, quarum ope ventus non aliter ac per follem pro¬ 
ducitur. Idem etiam mos eil quibusdam in locis Italiae: 

Exllruitur fornax circa rivulum fluentis aquae, machina haec vocatur 
tronibe, plerumque circa pedem collis vel montis cujusdam, ubi rivulus 
torrens labitur; aqua per canales ducitur in hanc machinam vel trombe. 
Modus hic parandi ventum ante 90 annos Italiae eil inceptus & inde in alias 
regiones dein translatus, fi narratis fides habenda fit. 

Ipfam 
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Ipfam machinam exhibet figura. A Tab. XII. Ei! canalis ligneus non 
amplus, per quem aqua e loco altiori derivatur in quemlibet locum huic 
operi idoneum. B eft pars fuprema five apertura canalis perpendicula- 
riter relocari, qui vocatur trombe; eil enim iipho perpendiculariter ere- 
dus, intus in rotundum excavatus. Dictus iipho condat trabe divifa vel 
duplicata, & dein mutuo applicata iive conjunda: diameter partis ejus fu- 
perioris ad (C) eil: 12 digitorum, inferioris ad (E) eft 1 o digitorum. 
( C C ) vocatur trianguillon, coardatur infra in orificium rotundum dia¬ 
metri 5 digitorum, quod ideo fadum eft, ut aqua eo melius parte fupe- 
riore contineatur, utque defuperad perpendiculum in faxum fubjedum 
delabatur: fi iipho vel trombe fit altitudinis 20 pedum, trigonumhoc de¬ 
bet ede4 pedum; fcilicet ut referat quintam fiphonis altitudinem. 

Duo finit orificia vel fpiracula ab inferiore trigoni didi parte D.D.D.D. 
utrinque fcilicet a trabe fecundum ejus longitudinem; illam in finem, ut 
aer eo melius per illa tanquam per aperta ora aut fauces illabi & attrahi 
poffit: ad diflantiam adhuc duorum digitorum funt bina orificia ejusdem 
generis ventum attrahentia, in eundem fcilicet finem formata. (E) eft tota 
facies fiphonis, qui binis trabibus conjundis conftat, eftque aliquibus in 
locis ex ferro, quod ftanno denique obdudum eft. Didus fipho irnmer- 
fus five infertus eft receptaculo cuidam fubjedo ad profunditatem i\ pe¬ 
dis. (F.) 'offendit didum repofitorium five vas rotundum, cujus altitudo 
eft 4 pedum, & diameter pariter 4 pedum. (G.G.G.G.) funt bini ftipi- 
tes vel bacilla lignea in crucem relocata, quae portant lapidem quendam ro¬ 
tundum diametri 11 digitorum, in quem per fiphonem delabitur aqua, 
quae foeta & impraegnata aere, in lapfu multam venti copiam a fe difiipat 
&difpergit; nam fequitur & fubit una a latere ventus. (H)' reprsefentat 
lapidem didum rotundum, inter quem & inferiorem partem vafis aper¬ 
tura eft 5 vel 6 digitorum. (I) fignificat aliud receptaculum, per quod 
aer, ex lapfu aquae per fiphonem oriundus vel expulfus, in canalem trudi¬ 
tur , & confequenter via reda in focum aut fornacem, non aliter ac ven¬ 
tus ex ficca atmofphsera ope follium illatus; receptaculum hoc vocatur 
CuijJon,d\ que figurae quadratae 10 digitorum, fed ad quamlibet longitudi¬ 
nem poteft formari: obfervetur tantum, ut perpendiculariter erigatur, ne 
fcilicet aqua irruat. (K) eft canalis, per quem ducitur aer immediate in 
focum fornacis, diametri 5 digitorum, & longitudinis fecundum libitum 
iive fecundum diflantiam. (L) reprsefentat valvulam ex corio fadam, 
quae ibi vocatur Arret five baffecule, fada ex ligno fed teda corio; quae ii 
‘ deprimatur, exitus datur vento & impeditur ne in focum irruat; alias clau¬ 
ditur valvula haec ardiflime fponte fua per aerem. ( M) eft canalis forna¬ 
ci proximus ferreus, & alteri canali bene applicatus, intratque in ipfum fo¬ 
cum. (X) eft focus. (O) fornax fuforia; aqua vero circa lapidem fluens 
ab omni parte inde emanat. (P) eft orificium formae quadratae juxta 
fundum receptaculi, cujus latus sequat unum pedem: inde fluit in (QJ 
five in receptaculum alterum vel Cajjate ex afferibus fadum, longitudinis 
3 pedum & latitudinis 1 pedis : in medio hujus receptaculi eft (R) val¬ 
vula vel Pallate , quse claufa impedit, ne ventus illuc erumpat, fed modo 
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illa aquae pars, quae in receptaculo nequeat teneri, & quae fupra valvulam 
iit, illa continuo effluit fuper parietes valis vel receptaculi. 

Si auxiliante loci opportunitate fipho potuiftet exftrui longitudinis 
30 vel 36 pedum, non opus foret pluribus iiphonibus: at vero ii altitudo 
modo iit 20 vel 24 pedum, tunc 3 hujufcemodi iiphones requiruntur: 
quo enim altior eft iipho, eo major quantitas venti fuppeditatur. Hoc 
modo obtinetur ventus admodum fortis, aequalis & continuus, fed autu¬ 
mant, illum humidum feu jufto frigidiorem eile. 

Fornaces ferri fuforice pro tormentorum bellico¬ 
rum confeBione conflruBce in Gallia. 

A Nte plures annos Dux de Nivers fuiionem tormentorum Galliae in~ 
ftituiffe perhibetur, & illum in finem operarios exSvecia acquiiiviiTe, 
fed principio irritum fuiiTe laborem & tentamen, tandem in regione Peri- 
gordienii opus illud continuatum fuifte, & vocatis ex Anglia artificibus 
opus increviffe, & jam fornaces ad numerum 11 vel plures exlfructas con- 
fpici: quaedam etiam fornaces duplicatae funt, hoc eft, cum 2 caminis & fo¬ 
cis contiguis intra eosdem parietes, unus juxta alterum, fcilicetut quantitas 
liquoris ferrei in binis focis lic poflit colligi & dein colleflus ftmul emitti 
ad conficienda tormenta graviffima & multae molis. Sunt etiam fornaces 
pro tormentorum fufione circa Angulefme, tormenta inde mittuntur ad 
Rochefort, pariter iunt quaedam in Bourgogne & alibi. 

Principio varii generis vena probata fuit, jam vero, ut reor, ulurpa- 
tur funditurque illa, quae frangitur circa Nortrow, Effidueil, Marveil & la 
Chapelle Poumier, ubi fodinae non multum invicem diftant; vena ex illis 
eftoffa non in profundum tendit, fed ftratim verius horizontem in cam¬ 
pum quali exlpatiatur, nec fe penitius demittit. 

Fornaces altitudinem 24 ad 26 pedum habebant & conflabant puro 
faxo, muri pectorales conftructi erant magnis faxis molaribus vel arenariis, 
quae Quaderfleen vocantur. Caminus live cavitas fornacis interior erat fi¬ 
gurae rotundae, apertura fuperior amplitudinis 2 ulnarum; amplior vero, 
ubi majora tormenta fundebantur: verius medium fornacis ampliabatis 
cavitas, & abinde rurfus verius focum fe contrahebat. Focus longitudi¬ 
ne erat i|, i| ad 2 ulnarum, & latitudine 1 ulnae. Folles coreacei olim erant, 
& rotae aquaticae exiguiores. 

Quavis vice imponebantur modo 2 vel 3 vafcula venae, una cum 3 
menfuris feu corbibus carbonum ex arbore caftanea crematorum plenis, 
8c fpatio 24 horarum 18 ad 20 vices impofitionum effle folebant: quovis 
biduo vel triduo emittebatur liquamen ferri; etiam intra minus aut majus 
tempus, fecundum magnitudinem aut molem tormentorum. Quum pro¬ 
barentur tormenta, quae ex vena circa Marveil eftofta confecta funt, com¬ 
pertum eft fragilioris ferri fuiffle; ufque tamen vena haec ratione fluidita < 
tis iuae mifcetur cum aliis, quae refractariae nec bene fufiles funt. 
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Modus recoquendi ferrum crudum Jub mal¬ 
leo dilatandi Gallice . 

T\Ominus Reaumur in pulcherrimo tractatu de converfione ferri dilata- 
ti live puri in chalybem, fiftit etiam modum praeparandi chalybem ex 
ferro crudo Galliae ufitatum; utque comparationem facit chalybis ex ferro 
crudo fadli cum chalybe ex ferro extenfo & puro , primum defcribit fed 
breviter modum ferrum crudum recoquendi in focis ferrariis Galliae: ex 
quo videre licet, modum hunc eundem elle cum illo, qui §pho feptima tra¬ 
ditus eft, quique ideo vocatur Gallicus: defcriptio ejus efb talis. 

Si parandum fit ferrum molle, accipiunt ferrum crudum quod albide 
nitet; una extremitas maffae ferri crudi transfertur in focum ferrarium ex 
laminis ferri conftruclum, qui profunditatem habet 7 vel 8 digitorum. 
Focus repletus eft carbonum tanta copia , ut maffa ferri crudi etiam cir- 
cumtecla jaceat. Bini funt folles fatis magni, quorum longitudo eft 74 pe¬ 
dum, elevatio quavis vice 14 digitorum, latitudo maxima 42 digitorum, 
minima 14 digitorum, quovis horte quadrante 206 vicibus elevatur, & uter¬ 
que fimul 412, adeo ut quavis elevationis vice extrudantur 20151! cubi 
voluminis aerei, fed haec de follibus. Hinc extremitas mafte vento expo¬ 
lita liquefcit, ut in focum guttatim decidat, non aliter ac cera Hifpanica 
ante ignem candete. Operator manibus tenens contum quendam ferre¬ 
um colligit metallum fle liquefcens, fubigitqueHlliid,& undiquaque vertit, 
dum maffam habeat collectam ponderis go vel 90 ife. circiter, quae vocatur 
me loupe: haec materia circumdata eft carbonibus vivis feu ignitis, & circum¬ 
circa, hoc eft, circulariter reverberatur igne & flamma. Digniflimum hic 
confideratu eft, quod ope conti ferrei perpetuo circumagatur & quali fub- 
igatur maffa liquefacta: quo mediante omnes particulae ferri liquefadtifuc- 
ceftive exponuntur aditioni immediatae ignis & flammae. Experientia ma- 
giftra eft, quo melius fubacta fit haec maffa, quoque melius & diutius cale¬ 
facta, eo mollius inde ferrum haberi, fed ufque cum diminutione. Multa 
etiam pars fulphuris ut & falis, pariter ferri expellitur, Sc contra, quo plus 
habetur ferri emolliti, eo plus jacturae : hinc copiofa pars terrae & materiae 
vitriflcatae abigitur quum tenetur in foco, & magis adhuc expellitur fub 
malleo illo grandi. Aliquibus vicibus fubjicienda eft maffa haec malleo, Sc 
toties prius eft calefacienda. Haec Dominus Reaumur. 

Opufculum ferri novum in provincia Ba- 

jonne Gallice. 

A Parte feptentrionali provinciae Bayonne , diftantia unius miUiaris ab 
urbe Dax in regione Chalofe, initio anni 1723 ex Anicius eft pro li¬ 
quatione venae ferrae focus quidam, non abfimilis foco ferrario communi, 
opertus ad partem anteriorem, cum illo tantum difcrimine, quod infra fit 

rotundus; 
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rotundus; eft etiam aliquantum amplior, quam focus ferrarius communis, 
adeo ut continere poiiit ij ad i| centumpondia ferri. 

Repletur hic focus primum carbonibus, conjicitur dein infuper vena 
ferri, quae immifla colliquefcit, & verfus fundum foci pertraniit carbones; 
interea volumen colkdfum ferri continuo movetur devertitur, ufque dum 
focus ferro iit repletus : quumque in maifam quandam iiibaclum & colle- 
dium iit ferrum, quae maiTa vocatur Loupe vel Renard, fed alibi houmade, 
emittuntur fcorfe, & dein in 5 vel 6 frafta fecatur, quae fingillatirn malleo 
fubmittuntur. 

Vena, quae fic funditur , non frangitur in montibus aut ilratis, fed in 
terra quadam coloris rubentis, nec ad multam profunditatem : eft genus 
egenum, nam 15 vel 18 ejus centumpondia fuppeditant modo 
1 houmade vel i| centumpondium ferri. 
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PARAGRAPHUS IX. 

Fornaces ferri fuforice circa Leodium Qc. 

Irca Leodium funt etiam fornaces & foci ferrarii, ut 
verfus Hny & Namur, ubi etiam foci liquatorii ferri 
crudi & extenforii five officinae ferrariae funt. Quae¬ 
dam etiam funt prope Limburg, Mets. &'Luxemburg: 
ferrum inde transportatur per fluvios Weftret &Qui- 
ter Leodium & fic Amftelodamum. In provincia 
Leodienfi ante aliquot annos non nili 8 fornaces ferri 
fuforiae fuere. 

V ena ex qua funditur ferrum, variis in locis colligitur, eftque ple¬ 
rumque coloris flavi & rubri, defumiturque e paludibus & humo, & fruftula 
idgo multa terra oblita: calcinatur primum tantummodo 20 horarumfpa- 
ti°j peracta calcinatione remanet ufque color ruber: ferrum quod inde 
obtinetur, compacfillimum & fonorum eft, cum percutitur, unde etiam 
tenue, illud fcilicet genus, quod in varii generis utenfilia, in tripodes, ur¬ 
nas, caminulos, furnos 8 c c. funditur: alias ferrum extenfum Leodienfe 
non melioris eft notae, fed frigidum facile frangitur. 

Fornax conff ruitur ad altitudinem 20 pedum; fupra focum eft latitu¬ 
dinis 5, circa ventrem vel maximam cavitatem eft 6 vel 7 pedum, eftque 
infra formae quadratae. Apertura fuperior lata eft 2 & longa 3 pedes, fi¬ 
gurae oblongae. Conftruitur ex optimo lapidis genere, qui bene reliftit 
igni, adeo ut per integrum annum opus fuforium inibi poftit continuari. 
Quovis bihorio e novo femper imponitur vena fcilicet 20 ad 22 vafculo- 
rum, & bis quovis die emittitur ferrum, hoc eft, fpatio quovis duodecim 
horarum, & quavis emiflionis vice 1700 librae vel 3| pondera nautica ob¬ 
tinentur, live intra 24 horas 7 didta pondera. Tempore aeftivo fundun¬ 
tur diverfi generis utenfilia & fupellectilia, hyemali vero moles ferri cru¬ 
di, quae dein liquantur in foco ferrario & excuduntur. Quovis die con- 
fumuntur 12 cafrhae venae. Folles prius ex corio funt facti, longitudine 
6 vel 7 ulnarum. 

Quum diducendum eft ferrum fub malleo, ex iooflj. ferri crudi, per¬ 
acta liquatione &extenfione, remanere folent 86 librae ferri puri, adeo ut 

modo ja£tura fit 14 fe. ex 100. 
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PARAGRAPHUS X. 

Modus traBandi venam ferri Italice. 
Modus adurendi fundendique venam ferri 

BreJJejce. 

j 

jRbs Brefleja, ubi fornaces ferri fuforise funt, fub ditione 
reipublicae Venetianae eft. Plurimae ibi funt ferrifo¬ 
dinae, fedin profundum raro-tendit vena, nili ad 21 vel 
24 ulnas. Vena fulphure videtur deftituta, unde fer¬ 
rum inde obtentum frigide frangitur : hinc lecer- 
nitur vena bonae indolis ab illa quae pejoris notae eft: 
ftrata venae nec lata funt ; venaRozza Efeluaggia prout 
vocatur, ferrum fuppeditat fragile. 

Vena bonae indolis, quae non fulphurata elt, quod etiam per odorem 
explorant, ftatim in focum ferrarium line praevia calcinatione mittitur. 
Genus vero magis fulphureum aduritur primum, perque ignem illum prae¬ 
vium mitiorem expelluntur crafliora enodaturque compages lapidis. Vena 
autem calcinanda lecernitur primum; accumulatur dein fubjeclis carbo¬ 
nibus, fed ftratim, nam cum fuperinjecerint unum venae ftratum, infter- 
nunt rurfus carbones, infuper venam in pulverem contufam ad 2 pedum 
altitudinem; fupra hanc iterum ftratum carbonum, & infuper venam, 
hocque in pyramidis feu pyrae fpeciem. His peractis, accenditur cumu¬ 
lus, qui eo usque flagrat ignemque & calorem fervat, dum a le ipfo re- 
ftinguatur. 

Interea praeparatur fornax live Cannechio , ad altitudinem circiter 24 
pedum ; conftruitur ex laxo fciftili, Telgfteen Svecice vocato, conglu¬ 
tinantur faxa quam optime mixtura facta ex creta , arena & pulvere 
carbonario. Apertura fuperior fornacis eft 3 pedum in forma quadrata, 
verius inferiora contrahitur live arctatur, adeo ut diameter vel latitudo 
tandem fit f partium ulnae. Folfa fub fundo fornacis modo folito con- 
ftruitur, & exitum habet aqua exhalans ad unum latus fornacis. Saxum 
fundamentale oblinitur mixtura praedi&a ad 1 fere palmae craftitiem. 

Apertura, per quam emittitur ferrum, munitur laxis illius generis quae 
bene refiftunt igni, &dein per di6tam mixturam obturatur. Planum quod¬ 
dam extra focum paratur ex pulvere carbonum , fuper quod defluet fer¬ 
rumemiflum liquidum. Ad latus eft orificium ventilatorium; ufurpan- 
tur folles coriacei; quibusdam in locis acquiritur ventus ope rivuli fluen¬ 
tis aquae per iiphonem aut canalem in laxum quoddam delabentis, fed de 
hac machina hydraulico-pnevmatica aclum eft prius. Canalis ventilato- 
rius leviter appofitus eft; Sc ad libitum poteft eximi, & novus loco ejus 
inferi. 

Vena calcinata fuper lamellas lapidis fciflilis, quae longitudinis 12 pe¬ 
dum & latitudinis 6 funt, reponitur, & aqua abluitur, quae illuc per cana- 
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lem derivatur, impuritates & partes terrcfires ope alluentis aquae inde de- 
terguntur: Venae circumactae toties affunditur aqua, dum tandem limpi¬ 
da inde effluat: ficcatur dein in plano quodam obliquo, dum omnis humo¬ 
ris expers lit; lic tandem ad fornacem fertur & funditur. 

Primum repletur fornax carbonibus, qui per orificium ventilatorium 
in j e ficis prunis accenduntur, adjuvante levi flamine, dum ignis plane accen- 
fus fit: quumque hi carbones fubfiderint ufque ad fundum, & novis ite¬ 
rum repleta fit fornax, tunc primum moventur folles & admittitur ventus, 
&fimulunum vas vena plenum .quod vocatur Zerletto , pondus circiter 
\ centumpondii aequans, apponitur, & infuper * pars centumpondii arenae 
cujusdam flavae, menftrui vel fluoris gratia, cujus ope alias ferruminationes 
folent peragi; infuper imponuntur carbones & difita arena, quantum re¬ 
quirit capitque fornax, ficque continuatur usque ad finem feptimanae. 

Quum fufor vel il funditore per orificium ventilatorium infpiciens 
animadvertit liquefaciam bene efle venam & fcoriis undique contectam, 
auxilio & vi conti cufpidati aperit anteriorem partem foci, quae oculus alias 
vocatur ; emittitur fic una cum fcoriis ferrum ; obturatur dein ab auxilia¬ 
tore dicta apertura ope cretae mixtae cum argilla. Si liquidum, purum de- 
fpumatumque bene fit ferrum, in globos bellicos, qui bombae & granatae 
vocantur, effunditur, alias etiam in maffas ferri crudi fub malleo dilatandi; 
fi enim excudendum fit, prius aliquantilper refrigeratur, dum ope mallei 
in partes minores poffit diffringi. Continuatur opus hoc fuforium, ii co¬ 
pia carbonum & venae fit, ad finem ufque feptimanae; fique dies feilusin¬ 
tervenit, finitur liquatio, & interea repletur fornax carbonibus die Lunae 
rurfus accendendis; alias peragi folet opus hoc tantum 2 vel 3 diebus. 
Tempore unius feptimanae obtineri poliunt 60 vel 70 Cantara vel centum¬ 
pondia ferri. 

Modus fub malleo extendendi ferrum crudum 

Brejfejce. 

C Atini vel foci malleatorii five ferrarii 1 ulnam alti funt, cum folia qua¬ 
dam evaporatoria fub fundo foci; fuper dictam foffam relocatur la¬ 
pis calcarius craffitici l pedis, & infuper pulvis carbonarius ufque ad focum 
bene comparius. Latera muro clauduntur praeter locum quendam circa 
murum lateralem, ubi ferrum quoddam repofitum eff multis foraminibus 
pertufum, fcilicetut fuppeditetur fecundum modum loquendi illis ufita- 
tum la lattarvola : omnia bene luto & argilla muniuntur, & orificium ven¬ 
tilatorium in medio foci pariete relocatur, inque focum vel extra murum 
fuum extenditur ad 4 digitorum dirtantiam, adque 6 Unzers ut vocantur, 
fupra fundum: dein ad craflitiem unius palmae pulvere carbonario hume- 
ctato inducitur fundus foci, qui dein repletur carbonibus, demum admit¬ 
titur ventus. Quum carbones hi fint confumti, iterum novi immittun¬ 
tur, & infuper frufta ferrea, unum fcilicet poli alterum, quae carbonibus 
prorfus conteguntur, & iterum fuperinjidtur pars ferri, quanta ad reple¬ 
tionem 
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tionem foci fufficere pode videtor, quod continuatur, dum fcoriae a ferro 
lecernantur, quae dein per unum foramen ferreae laminae, de qua modo, 
emittuntur; lique plus fcoriarum adhuc remanere videatur, emittitur rur- 
fus pars refidua, emidioque illa repetitur, quoties aliquid fcoriarum fuper- 
lit, hoc eft, ufque dum ferrum recrementorum & impuritatum plane lit ex¬ 
pers : quo facio, arripit tunc faber live qui foco prseeft, contum cufpida- 
tum 10 pedes longum, illumque in igne focali candefacit ufque dum fcin- 
tillet, licque calefacfum in madam ferream jam ignitam & tenacem adigit 
inferitqiie, & illam lic prehenfam ex foco tollit portatque ad incudem, ubi 
illam in contos aut bacilla more folito extendit. Interea famulus eva¬ 
cuat plane focum, cumque frigefactus lit, illum e novo exftruit praeparat- 
que ad ufum. 

Alibi Italice. 

ICErrum quod in Romania confumitur, adfertur ex Ancona: alias hic & 
F ibi funt opera ferri liquefactoria fed minora: vena illuc tranfportatur 
ex infula Elva, fub ditione Pontificis & Ducis Florentini; quae partim li¬ 
quatur in fornacibus, partim in focis ferrariis. Fornaces conftruche funt 
circa Conckam 40 milliaribus ab urbe Roma diftantem, fcilicet circa Not- 
tonam, Cifterna, Montevana, Canizio & alibi in territorio Neapolenli. 
Operatio fuforia ibi per 2 vel 3 menfes interdum continuatur, praecipue cir¬ 
ca Biombino & Cervetto ; fed quoniam non multum difcrepant a modo 
fundendi nuper in hac §pho tradito, hinc remitti ad defcriptionem illam 
lector potell. 

Alioquin circa Romam foci quidam exftru6ti funt, qui Ferrarier vo¬ 
cantur, unus Itatim prope portam St.Giovani; confiat 2 focis; inqueuno 
funditur ferrum vetultum collectum una cum regulis ferreis in focis mi¬ 
noribus ferrariis relictis ; adjicitur etiam aliqua pars ferri crudi, quod vo¬ 
catur vena di ferre , quodque illuc ex Biombino adfertur. In altero & vici¬ 
no foco candefit ferrum, & primum fub malleum majorem mittitur, dein 
excuditur ope malleorum manualium. Ventus in focum acquiritur per 
machinam prodictam hydraulico - pnevmaticam. 

Focus primus repletur carbonibus, & infuper injicitur pars ferri vetu- 
fti & comminuti, ut & reguli prsedicti, & infuper carbones una cum ferro 
crudo; ventus tunc admittitur, & in malfam colliquelcit ferrum fpatio 2 
horarum. Cumque ferrum hoc adhuc tenax & lentum lit, contus ei fer¬ 
reus inferitur, ficque mada extra£ta fub malleum portatur, & extenditur 
dein ferrum in contos, qui longitudine funt 4 ulnarum, craditie 2 digito¬ 
rum. Spatio feptimanae fundi podimt 3 miUiers ferri, vel quovis die 4 vel 
6 centumpondia. Carbones ex arbore caflanea & fago conficiuntur, ad- 
que unum milliers requiruntur 20 facci 
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A Lias quum a Roma Florentiam peragitur iter, funt foci extenforii in* 
-Fk lignes in via: ferrum crudum illuc defertur ex Biombino, & ventus 
ope machinarum hydraulico-pnevmaticarum acquiritur; lique ventus for¬ 
tior deiideratur, duo canales ventilatorii in eundem focum ducuntur; alias 
vis venti augeri & diminui poted, limodo aperiantur vel praeludantur fo¬ 
ramina illuc ducentia per pidilla. 

Vena illius indolis ed, ut non calcinata datim mittatur in focum, fci- 
licet cum prius ope malleorum pulverifata lit; illico, ut in focum delata 
ed, funditur. Qualibet quarta hora mada ferri liquati parata ed, qua; vo* 
catur il Mazaro , & ponderis ed i| centumpondii: quovis die & no6le 4 
Mazari vel 6 Cantari , vel lpatio feptimanse 36 ad 40 centumpondia fun¬ 
duntur fubque malleo extenduntur. Vena commifcetur plerumque cum 
frudis & fragmentis ferri vetudi, fcilicet cum globulis bellicis, quae bombis 
vocantur, & aliis ferramentis : vel fi defit ferrum vetudum, loco ejus ap- 
ponitur ferrum crudum, fcilicet ut eo melius in fluiditatem quandam re¬ 
duci podit & liquefiat vena, & ex ferro eo melius feparentur fcoriae & im¬ 
puritates. Circa unam officinam funt 4 operarii. Ad quodvis centum¬ 
pondium ferri requiruntur 2 vel 3 centumpondia venae. Videan¬ 
tur de his Tabula; XIII & XIV. 
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PARAGRAPHUS XI. 


Vena ferri ut & officinae ferrariae circa Leffo $ 
Palagio non-procul a St. Sehajlian. 



Uobus vel tribus milliaribus a St. Sebaftian non pro¬ 
cul aLeffo & Palagio circa fluvios hic & inde fparfim 
funt foci ferrarii, qui Svecice Rennwerck vocantur, 
ftrufti; fodinae abinde funt circiter i ad i ~ milliaris 
diftantia: vena vix profundius perquiritur, quam ad 
40 vel 50 ulnas, poftea derelinquitur. Inftratis re- 


^ P er i e t> a tur vena ad magnitudinem capitis humani in 

argilla, quas frufla facie externa coloris brunei erant, 
fed frafta nucleum oftentabant coloris nigricantis ; ad latera ftrati erat 
modo argilla dura cum arena mixta, nec accubat mons, ut alibi, unde ve¬ 
na ope cuneorum inde effringebatur. Officina quaevis ferraria conflat 
duobus focis: vena quibusdam in locis per 2 & 3 dies & noftes calcinaba- 
tur, antequam funderetur; in quibusdam vero nulla calcinatione opus 
erat; praefertim cum nulla ineflet fuperflua pars fulphuris. In focum 
unum mittebatur vena fub malleo quodam prius divifa & pulverifata mo¬ 
do Genuenfiuna cum carbonibus comminutis mixta, inibi dein fundebatur 
ante ventum. Maff a ferri crudi in foco hoc parata inde transferebatur in 
alterum focum, ut fcilicet denuo liquefceret & fub malleo extenderetur. 
Spatio integrae feptimanse 40 ad 50 quintals ferri crudi fundi & excudi po¬ 
tuerant: ex vena fumebatur ~ vel | pars, & plus. 

Trabs vel truncus, cui incus immerfa flat prope ipfum caminum & 
humiliter fatis efl repofltus, ne fcilicet faber maflam ponderofam ferri il¬ 
luc cum multo labore portare & transferre debeat, fedftatim a foco in 
incudem transmittere. Sunt rotae aquaticae exiguae; folles etiam coriacei. 
Carbones ex arbore caftanea & fago. 

Ad officinas ferrarias, quae litoribus propiores funt, apportatur vena 
ex Bifcaja, eruiturque non procul a Bilboa, & per undas ad St. Sebaftian 
transfertur; eftque ditior quam illa quae effoditur ad Guipufcoi. Sunt- 
que ergo opera ferraria in provinciis Guipufcoa, Navarra & Bifcaja; fed 


ubique funt officina:. & foci ferrarii, quales jamdum 

defcripti funt.- 
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PARAGRAPHUS XII. 

Modus venam coquendi, ferrumque crudum 

recoquendi Anglice. 

lErrivena, quae Anglii effoditur, exploratur & invelliga- 
tur utplurimum per terebras, quas in agros & terras ad 
infignem laepe profunditatem intrudunt ficque apertu¬ 
ram libi moliuntur, de qua terebratione agere conftitui 
in tractatione de fale communi: venam interdum folent 
invenire fub terra circa altitudinem io vel 20 pedum, 
quum prius lirata arenaria & argillacea transmilli fint: 
fub majore adhuc altitudine fub argilla coerulea pin¬ 
gui & agros icecundante. Proxime fupra venam aliquibus in locis lira¬ 
tum habetur faxeiim; genus hoc laxi menlirui folventis aut lapidis calcarii 
loco una cum vena apponi folet, lcilicet ^ ejus pars, una cum \ parte cal¬ 
carii lapidis : Hoc genus venae calcinatum induit colorem purpureum. 
Hac vena; fpecie poliri etiam folent vitra loco fmiridis. 



In aliquibus provinciis terra ubique apparet foeta & foecunda vena 
quadam ferri, fed qua; di verite qualitatis ell, hic pauperior, hic vero ditior. 

Vena etiam ferri multoties Anglise reperitur in locis palullribus & 
quidem llratim ad craflitiem 1 pedis vel amplius, quod genus dives admo¬ 
dum ell: cum vero liquanda fit, mifcebitur cum alia venae folidioris fpe¬ 
cie, ne lcilicet caminus fornacis per illam obturetur & quali praecludatur. 
Hoc venae genus, quum primum eruitur, eh coloris flavi & quali unftuo- 
1'um : at vero diu expolitum aeri, liccefcit, & in pulverem coloris nigri di¬ 
citur collabi. 

Vena etiam in iplis montibus, hoc ell, in faxo folidiori Angliae fran¬ 
gitur; fed genus hoc venae interdum metalli inops ell, unde cum vena 
priore commifcetur. Ell etiam aliud venae ferreae genus coloris grifei, 
quod juxta ipfam montis fuperflciem folet apparere , ad latitudinem ple¬ 
rumque l ulnae & adhuc minorem, vena haec vocatur Pinmhie non duram 
ell genus, fed inllar cretae aut argillae, induratae, unde frulla vel majora vel 
minora exfcindi poflimt; cumque frullula haec dividuntur, nucleum quen- 
dam mineralem intus recondere videntur. 


Vena etiam coloris fubcoerulei eruitur praefertim in Dean Forejl, pon- 
derofa admodum cum micis exiguis candidis & nitentibus, unde etiam fra¬ 
gile redditur inde ferrum, nili cum fcoriis vernilis vel cineribus carbonum 
foflilium commifceatur. 

Commixta etiam invenitur ferri vena cum lapidibus varii generis, & 
pariter ac cupri vena inter lamellas lapidis fciflilis , ut & in carbone foffili; 
prselertjm in St affords hir e ; nomen etiam habet ex coloribus. 


Fornaces 


( 
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Fornaces ferri fuforiae in Anglia . 

T Iquationes ferri ex vena& extenfiones ejus in officinis in Angliaadmo- 

dum vigent florentque, & intra fequiores annos increbuiffe tam nu¬ 
merum fornacum quam etiam officinarum, ipfamque artem incrementa 
ccepiffe dicitur. Fornaces fuforiae & camini ferrarii plures funt in provin¬ 
cia Lancashire, pariter etiam in Lichtonbeck, Cunfey & Backbarrow. Fo¬ 
dina funt adHenningwood in Lowfonefs & ad Adgarley circa urbem Ull- 
verffion:vena ex fodinis effoffia eft pinguis & impraegnata, coloris rubri: illa 
vero quas obtinetur circa Whitehavers ditior adhuc eft, nam ex 5 tons li¬ 
ve 37I ponderibus nauticis Svecicis obtinentur 3 tons live 224 pondera 
nautica ferri, adeo ut ratio lit 100 ad 60 live 60 Pc. Utque eo melius 
fluant venas, apponuntur etiam recrementa vetufta, live quae prius ex for¬ 
nacum focis emiffa funt, & ferro foeta & praegnantia. 

In provincia Lancashire circa fornaces ferri fuforias live liquationes 
venae, ufus quidem eft carbonum ligneorum, fed in illorum defedtu & pe¬ 
nuria, in auxilium vocatur humus combuftibilis live terra pinguis : fed 
compertum eft, ferrum inde fulphureum & aegrum difficileque traftatu 
reddi, calidum enim in partes frangitur, nec contus inde procudi poteft, 
nili qui undique flfluris & rimis hiet; unde nec multi ufus eft, nili cum ge¬ 
nere ferri alio melioris commifceatur. 

Liquationes venarum ferri maxime florent circa Starbridge. Forna¬ 
ces ferri fuforiae ibi funt admodum altae , fcilicet a laxo fundamentali ad 
aperturam fupremam camini altitudo eft 2 6 pedum Svecicorum: forman¬ 
tur tamen non eodem modo quo in Svecia; facies fornacum externa, pa¬ 
riter interna differt a facie & ftruftura fornacum aliarum regionum; extra 
funt figurae quadratae, quodlibet latus 12 ulnarum longitudinem aequat; 
nam pars exterior fornacis paralelis muris ad tertiam partem altitudinis 
educia eft, inde excipit obliquitas, murus enim dein in arcrius contrahitur 
& obliquus afcendit ufque ad fummitatem, ubi intra parietes eft 20 ad 22 
pollicum amplitudinis in forma quadrata. Focus figuram oblongam, fu- 
pra longitudinem 2 pedum & 4 pollicum, fcilicet a parte anteriore ad pa¬ 
rietem oppolitum live tergalem, latitudinem 18 pollicum habet, infra ve¬ 
ro vel juxta faxum fundamentale longitudinem 2 pedum & latitudinem 17 
pollicum : altitudo eft 5 pedum ad locum, ubi declinant foci parietes, to^ 
tum hoc fpatium conftituit focum, quod ex declinatione melius videre li¬ 
cet. Intus conftruitur lapide lateritio vel alio genere quod bene refiftit 
igni, extra vero alius generis laxis. Ipfemet focus 4 laxis durioribus con¬ 
flat, eftque cujusvis lapidis pondus fere 1 vel \ \ ton. Lapis maximus ipfum 
fundum foci conftituit, 3 reliqui parietes ejus : accedit 5tus fuper aper- 
' turam emiffionis relocatus. Accidere etiam interdum lolet, quod qua par¬ 
tem confumantur lapides, adeo ut focus principio 17 pollices latus ad la- 
titudinem 3 pedum ampliatus reddatur. Orificium ventiiatorium etiam 
lapideum eft: munitur pars inferior orificii lamina ferrea, fuper quam re- 
cubant ftftuke aut nares follium. Folles partim funt lignei, aliquibus in 
locis adhuc coriacei. Coreacei longitudine liint 18 pedum, latitudine 4 

pedum 
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pedum & 2 digitorum: fiftulae folliculares five roftra longitudine i pedis 
& 4 digitorum. Lignei vero conflant tabulis quercinis 5 digitos craffis 
circa latitudinem maximam follis, alibi vero 61 digitos: ubi caput follis 
eft, five ubi minima latitudo five cardo, profunditatem 7 digitorum & la¬ 
titudinem 8 habet: longitudo follium ligneorum eft 18 pedum, latitudo 
4 & interdum magis. Valvulae fuftoriae five attra&oriae venti five colu¬ 
mellae longitudinis funt 17 digitorum & latitudinis 16: fiftulae folliculares 
funt longitudine 4 pedum & 6 digitorum; extra folles prominent ad lon¬ 
gitudinem 3 pedum & 3 digitorum i diameter aperturae narium eft 2 di¬ 
gitorum : folles intus ftanno obducti funt ad altitudinem ufque 7 pedum 
a fiftulis : putatur eo facilius propelli ventum, & ignem, fi quis per fiftulas 
in interiora attrahatur, exftingui & emori. Rota aquatica eft 22 pedum, 
profunditas alarum eft 2 3 digitorum, & inter illas diftantia 6 digitorum. 
Trabs eft diametri 2 pedum & 9 digitorum, & longitudinis 24 pedum. 

Calcinatio venae non peragitur in loco ad illum finem conftruflo in¬ 
tra muros, fed fub dio in nudo folo;, fupponiturque primum ftratum quod¬ 
dam carbonarium; carbones ad hunc ufum minores eliguntur, qui fcilicet 
circa fornacem fuforiam non benepofiint ufurpari, vel qui ex fornace, per¬ 
acta fufione, extrahi folent; fuper ftratum hoc carbonarium locatur vena; 
iterum carbones, ficque vena, quod continuatur ftratimad altitudinem de- 
fideratam : accenfis dein carbonibus qui infra funt, arripit omnis cumulus 
ignem, comburiturque fpatio 1 feptimanae aut diutius ; cavendum tamen 
eft, ne aeftus vehemens nimis fit, adeo ut pars venae, quae igni Iit proxima, 
liquefcat. 

Diverfae fpecies venae commifcentur ut Ironftone & Iron-ore , & quum 
certa ratione prius fint commixtae, apponuntur. Circa fornaces has in 
Starbridge funt 2 genera venae ; primum five Ironftone effoditur ex terra 
molliore aut argilla, & fruftatim reperitur non procul a fuperficie; ficca 
admodum eft & ferri egena: alterum vero genus ditius eft; duae ejus par¬ 
tes dant unam ferri: hoc alterum genus etiam in 2 fpecies fubdividitur, 
una ejus fpecies fulphure pollet, altera vero fulphuris eft inops. 

Circa opus hoc fuforium ufurpantur carbones quercini & majufculi, 
qui majores iunt, confervantur, ut adhibeantur circa focos ferrarios: ad- 
que fufionem 1 ponderis nautici dicitur non majorem quantitatem carbo¬ 
num confumi, quam dimidiam leftam five 6 vel 7 tonnas. Ad Lancashire 
commifcentur terrae combuftibiles cum carbone ligneo, fed ferrum inde 
inquinatur fulphure fitque fragile cum candet. Interdum vel aliquibus in 
locis ufurpare volunt carbones foftiles, fed qui in cineres aut in Cindres , ut 
vocantur, primum combufti aut calcinati fint; fed expertum efle dicunt, 
minorem inde quantitatem ferri obtineri, quam fi carbone ligneo utantur; 
nam ex nudo carbone ligneo, prout mihi relatum eft, fpatio feptimanae ob¬ 
tineri folent 15 vel 16 tons ferri, at fi eis commixti fint cineres carbonum 
foffilium, obtineri modo 5 vel 6 tons, ut taceam inde reddi ferrum fragile 
cum calet, & notae vilioris, vixque ullis utenfilibus aptum. 

Fornax repletur primum carbonibus, qui cum ad altitudinem 5 pe¬ 
dum fubfiderint, imponuntur rurfus 3 corbes carbonum, & infuper 10 

vafcula 
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vafcula venae, rurfus quum fubfiderint ad 5 pedes in camino, 3 corbes car¬ 
bonum cum 1 o vafis venae, Vafcula replentur quibusdam in locis 20 fpe- 
ciebus venae, fcilicet 18 ex vena quae Ironftone vocatur, & 2 ex pulvere mi¬ 
nerali poli calcinationem in fabulum collapfo. Spatio 12 horarum impo- 
iitiones funt 6: emittitur ferrum bis, fed interdum non nili femel intra 24 
horas ; at quavis emiffionis vice obtineri folent, non quidem femper, 
pondera nautica ferri, quod dividere & partiri folent in 2 3 maffas, Sco¬ 
riae partim funt virides & vitrificatae, & feruntur inde ad furnos vitriarios, 
fed vitrum inde obtinetur fragile; quod ut ne fiat, eligendae funt fcoriae 
quae ferri immunes funt. 

Quavis vice imponuntur 4 vel 5 corbes carbonum, & infuper vena; 
infuper carbones & fic venae pars altera, & limul \ vel £ Bushel lapidis fupra 
memorati; cavendum tamen eft, ne nimia quantitas imponatur. 

Si fornaces majores lint, emittitur ferrum per aperturam lolitam in 
toros 8 c cubilia ad illum finem parata, at vero li minores, colligitur volu¬ 
men ferri liquati in uno loco aut receptaculo, & inde in menfuras debitas 
effunditur : bis fpatio 24 horarum emitti folet ferrum, & quavis emihio- 
nis vice quantitas 1200 vel 1300 ife. live 4 ponderum nauticorum obtine¬ 
ri. At li tormenta majora lint fundenda, in foco retinetur volumen ferri 
per fpatium 2 dierum, magis minufque fecundum qualitatem venae & ipfi- 
usmet fornacis. 

Quod conftructionem ipfam fornacis attinet, illam quodammodo vi¬ 
dere licet ex delineatione appolita : Tab. XV delineatio repraefentat for¬ 
nacem ad Glocefter in SuJJex , quae etiam altiflima & celeberrima illius regio¬ 
nis eft: altitudo ejus eft 28 pedum, quum alibi lint 24. (A) Tab. XV 
offendit partem fuperiorem fornacis, ubi impolitiones dictae fiunt; ibi for¬ 
nax latitudinem habet 22 digitorum in forma quadrata; aliis vero in locis 
eft fornax minus lata; extra eft 4 vel 5 pedum in forma quadrata. 

(BB) funt parietes fornacis, quae altitudinem habent 28 pedum ; ad 
(CC) eft altitudo 20 pedum, fed ahis in locis non nifi 15 vel 16, ubi for¬ 
nax modo 24 vel 2 5 pedes alta eft, 

(CC) eft amplitudo maxima fornacis, fcilicet fupra (DD) 1 vel i| 
pedis, amplitudo interior fornacis eft ibi 7| pedum, ab altero fatere eft 
amplitudo 8 pedum, alii folent ei impertiri figuram quadratam 8 pedum, 
(DD) incipiunt obliquitates aut Boshes, ut vocantur, facta: fecundum deli¬ 
neationem, ilium fcilicet in finem, ne vena & carbones in focum ftatim il- \ 
labantur, quorum ope impediri ipfamet liquatio poffet. Boshes amplifli- 
xnx funt verfus fuperiora, juxta focum vero differunt ad \ pedem. 

(EE) funt ipfsemet obliquitates, qua: 18 digitorum funt; fique adji¬ 
ciatur altitudo foci vel tigilli (G) five r 8 digitorum, quae fimul faciunt 3 
pedes, eft altitudo horum parietum (abZ) ufque ad (G) five fupre- 
mam partem foci: altitudo (DD) ad (KK) eft 7 pedum. Praedicta 
haec ratio obfervatur, fi fornacis altitudo fit 24 vel 25 pedum ; at vero fi 
adhuc altior fit, tunc dictae Boshes adhuc altiores effe debent longioresque 
ferme in data ratione. (F F F) eft craffties horum parietum, quae etiam 
variat fecundum majorem vel minorem amplitudinem foci, 

Cla/Jis I. de ferro. R r Per- 
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Peracto opere fuforio fubruuntur hi parietes; faxa vero funda¬ 
mentalia cliu confervantur, antequam inde eximantur. 

(G) eft focus, qui longitudine eft 5 pedum, fcilicet ab apertura an¬ 
teriore ad latus oppontum, latitudine vero 2 pedum & 2 digitorum, & al¬ 
titudine 1 pedis & 6 digitorum; ad quam altitudinem etiam afcendit fer¬ 
rum liquefactum, hoc eft, ad ipfum orificium ventilatorium. Sed hac di- 
<fta amplitudine gaudet focus, fi tormenta majora fint fundenda, at vero fi 
tantum uteniilia, caminuli, ollae & id genus alia, focus longitudinis erit 4 
pedum, latitudine 18 digitorum, & altitudine 10 vel 12 digitorum. 

(H) eft apertura anterior, per quam emittitur ferrum. (I) eft ori¬ 
ficium ventilatorium, quod propius jacet ad parietem, emiffionis lateri op- 
pofitum, fcilicet ad diftantiam modo 8 digitorum, ad latus anterius ; ita 
applicatum eft orificium, ut ventus ad latus oppofitum poftit pervenire, 
quum focus plenus fit. Obfervatur hic, quod non liquefcat vena, quam 
cum ad dictimi orificium ventilatorium prrvenerit. (K) oftendit fun¬ 
dum fornacis. Haec quae jam relata funt, debentur Clariff Domino Com- 
miflario Kahlmeter Sveco. 


Fornaces ferri fuforice pro tormentis bellicis 



■pOrnaces pro fundendis tormentis bellicis Anglii in provinciis Suftex & 
^ Kent plures funt: provinciae non procul a mari diftant, venaque ibi 
reperta eft indolis optimae. 

Fornaces eodem modo conftrudhe funt ac prsediclae, quibusdam in 
locis funt duae fimul jundlae intra eosdem parietes ; hodie vero non nift 
unq camino five cavitate 8 c uno foco conftat fornax haec tormentorum fu- 
foria, idem enim praeftat una ac olim binae, modo focus ampliatior & for¬ 
nax capacior ac fpatiofior redditur. Alias vena imponitur & funditur eo¬ 
dem modo, ut in fornace vulgari, cujus defcriptio jatndum facta eft. Tem¬ 
pore hyemali inibi funduntur tormenta, aeftivo vero ferrum crudum. For¬ 
naces in Sujfex aliquantum majores funt quam in Kent : circa Tunbridge re¬ 
fertur quavis i6ta hora duo tormenta fundi poffe, quorum quodiibet 1500 
Wetght pendet. Fofte aut receptacula fecundum morem ex argilla, adje¬ 
ctis etiam capillis & fimo, parantur, unum fcilicet prope alterum in terram 
perpendiculariter eftbfTum. 

Princeps Robertus plura experimenta hic inftituit fufionem per car¬ 
bones foffiles peragendi, praefertim per illos qui vocantur Pickkohl, opus 
etiam per aliquot feptimanas continuatum effe dicitur, fed focum reple¬ 
tum recrementis & praeclufum materia tenaciore & quafi liniola fuifte; prae¬ 
ter quod ferrum nimis fulphureum redditum fit. 

Idem Princeps Robertus alia etiam experimenta circa ferrum infti- 
tuere annifus eft, hujus rei & chymiae bene peritus; hinc diverfigenerisfa- 
lia aliaque ferro liquido admifcuit; illum in finem, ut tormenta redderen¬ 
tur omnis rubiginis expertia, nam interior tormentorum canalis & duclus 



C 





























































































































































































































































































































































































































































































\ 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LIQUATIO VENT FERRI ANGLI M. 159 

rubigine folet atteri exedique, Sc inaequalior fcaberque fic reddi: Sc reor 
aliquantum etiam fuceeffiffe tentamen, adeo ut rubiginis intra 9 vel 7 an¬ 
nos redderentur immunia. Pariter etiam- tentavit tormenta leviora fun¬ 
dere, quse tamen eundem cum gravioribus ufum praellarent. 

Vena, quae hic frangitur, mitior eft, quam in aliis Angliae provinciis, 
hinc quali dicata eft tormentis fundendis, ad quod opus vena requiritur ad¬ 
modum fluida, quae nec multo fulphurefcateat, unde tormenta bullisquaft, 
pullulis & cicatricibus inaequalia fiunt: nec omnis fulphuris expers debet 
elfe vena, facile tunc in partes a crebris tremulifquepercuffionibus Scquaf- 
fationibus diflilire poliunt tormenta ; quod evitatur, fi vena de utraque 
qualitate participet. 

Officinae & fociferrarii Angliae. 

O Fftcinse ferrariae vel compolitae & duplicatae funt, vel etiam limplices; 

in officina duplicata funt 3 foci, Sc unus modo malleus ; bini foci vo¬ 
cantur Fineries Sc tertius Chaferie : priores duae funt figurae oblongae ex la¬ 
minis ferreis conftrucbe, quae 2 pedum Sc 3 digitorum longitudine Sc 18 
digitorum latitudine circiter funt: lamina fundamentalis craffitiem 2 pol¬ 
licum habet, & fupra fundum, qui pulvere carbonario conflat, libere jacet. 
Ad partem foci anteriorem, live ubi fabri liant laborem que fuum exercent, 
repolita jacet moles ferrea, formae quadratae latitudinem foci aequans, in 
medio eft apertura, ut lcilicet per illam emitti poffint fcoriae : utque con¬ 
tineatur focus & indivulfus liet paries, affulcitur frullis ferreis. Non ean¬ 
dem in omnibus focis dicunt elfe profunditatem, fed variare fecundumin- 
dolem venae; ad Milliron focum conftructum effie profunditatis 9 digito¬ 
rum : laminas, quibus parietes conflent, affixas effie muro; murum terga- 
lem elle lamina quadam tectum, fuper quam relocentur maffie ferri crudi, 
quae in focum colliquandaefint; quumque emillaelint fcoriae & ferrum jam- 
dum condenfatum Sc tenax, fub malleum inde ferri: ibi in aliqualem lon¬ 
gitudinem educitur, frufto ferreo ad unam extremitatem relicto, Sc voca¬ 
tur Anconies vel Blooms: alias vero ferrum hoc in bacilla attenuant. 

Focus tertius eodem modo conftructus eft, quo bini priores, cum il¬ 
lo tantum difcrimine, quod aliquantum major lit Sc profundior, longitudi¬ 
nis fcilicet 3 pedum, latitudinis 2, & profunditatis 1 pedis 8 c 4 digitorum» 
Folles hic funt longiores, fed ex illis fpirat ventus lentius quam ex prion 
ribus. Incus & malleus conllat ferro fufo : mallei pondus elle folet 600 
ad 660 ffe. Ex 8000 fe. ferri crudi obtineri fblent 6000 Jfe,ferri purificati Sc 
in bacilla extenli. 

Moles dictae vel maffie, quae vocantur Viggar , in focum liquefadtorium 
live Finery mittuntur, exinde tanta parsfpatio quovis horae funditur, quan¬ 
ta requiritur ad 1. Weigbt , quod vocatur Loop : malla candens percutitur 
malleis manualibus, ne fcilicet in partes fub malleo magno dilabatur; fub 
malleo magno fecatur dein in frufta formae cubicae, cujus latus eft circiter 
| ulnae. Dein fertur hic cubus ferreus in eundem focum, Sc per fpatium 
unius horae tenetur in fudore calido, dein fub malleo primum in media 

parte 
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parte extenditur in longitudinem 3 pedum , reliclis ad utramque extremi¬ 
tatem fruffis, quae in altero foco candefacite in contos integre excuduntur, 
3 Load carbonum in foco Finery appellato confumuntur ad 1 tonn 
ferri; & 1 Load in altero foco , qui Chafery nuncupatur. In uno foco per 
feptimanam fundi & purificari poliunt 2 tons, fed in Chafery extendi circi¬ 
ter 5 ad 6 tons, 

'Tentamen novum Anglice venam ferri fundendi 
in caminis reverser ii per carbones lapideos 

fvefofjiles. 

A Nno 1729 tentamen facium ede Angliae, & 3 milliaribus a Whithavers 
inditutum venam ferri per carbones adudos foffiles liquandi narra¬ 
tur, & diu podea ejus rumor increbuit; refertur, venam ferri ex Cumber- 
landia huic periculo infervituram apportatam ede ; ipfam venam fub mal¬ 
leo vel pilo praeferrato in glaream, & carbonem fodilem fub mola commi¬ 
nutam effe. Venae pulveratae 8 menfuras dve 172 libras primum in fur¬ 
num anemium, feu quem reverberii vocant, ad hunc ufum aptius exdru- 
£lum & laqueatum, immidas effe, & intra 8 vel 1 o minutorum tempus cre¬ 
matam & calcinatam; & expertum effe ex 8 menfuris 61 vel 143 libras re- 
dduas mandde: cum redduis adhuc dimidia menfura alius venae commix¬ 
ta, adeo ut dmul pondus 154 librarum aequaret, utrumque in pulverem 
fub molendina fubtilem tritum fuide ; huic pulveri minerali adjeclas ede 
5 menfuras dve 35 libras carbonum foffilium; pariter unam menfuram ar¬ 
gillae dgulinae, & ope 2 cyathorum vel btularum aquae bene unitam & dib- 
adtam. Demum talem mifcelam furno anendo injeflam, & per aream 
ejus undique dratam, vento illuc per ora patentia invitato per tempus cir¬ 
citer unius horae & 40 minutorum relictam ede, oridcio furni non nid fe- 
mel intra diftum tempus patente : interea a cceco hoc igne liquatam ve¬ 
nam in molis aut madie indigedae formam conduxide ; & dein ex fecedu 
illo exemtam malleis ligneis tufam & exercitam ede, ut faeces & recremen¬ 
ta fuperdua demitteret: quo facto, iterum eidem furno & igni per femi- 
horiumcommidamede,ut amplius defecaretur, & aeduantc dne dabris vi¬ 
vis igne purior redderetur, & vitium per plures excandefcentias excoque¬ 
retur; & dein fub malleo 35 librarum tunderetur, & in formas diffingere¬ 
tur. Dicitur ferrum candens molle apparuide, & notas ab iftibus mallei 
profunde latis recipere potuide; confumtis interea 2 86 libris dve 6fmem 
furis carbonum. Sed ufque tamen conditide, venam ferri ab igne dccio- 
ri, qualis ed furni reverberii, quidem liqui & in duorem redigi; fed a fuis 
vitiis & abdruds venenis & faeculenta parte non nid per ignem multo ven¬ 
to foetum & tumidum defecari pode, nec partes noxias penitus inhaeren¬ 
tes excoqui fed potius incoqui: accedit, per fulphur foifili carboni, licet 
per morem fuetum cremato, inhaerefcens, ita inquinari ferrum, ut, quod 
mite & duftile ei ined , contumax & immite reddatur; dve partem ejus 
meliorem, praecipue quum de vena agitur, in fcorias verti; vel in fumum 

avolare, 
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avolare, (nam fulphureus vapor ipfum ferrum imprimis corripit, eftque 
& difiipat;) vel ferrum inire, & compagem ejus inquinare, ut deip frigi¬ 
dum & calidum fathifcat. Non enim per fulphureum & pyrium ignem 
redditur Mars mitis & traclabilis, inde exaiperatur magis. Cyclopes, qui 
fulmina Jovis fulphure fumanda fabricant, carbone hoc, deflaturi ligneo, 
ferrum fibi parent. 

Modus carbonesfofiles cremandi,per que ignem 
quendam calcinatorium Jiilpburefuperfluo 
illos privandi, Anglice. 

Q Uoniam fulphure abundant carbones fofliles, hinc non aptifunt liqua¬ 
tionibus quorundam metallorum, praefertim ferri, niii prius llilphure 
priventur, hinc primum ope aduftionis convertuntur in Char coales. Py¬ 
ram live rogum quendam conftruunt ex meris carbonibus foflilibus: juxta 
fundum locant majores, pariter circumcirca; in medio pyrae parant quan- 
dam aperturam five cavernulam, quae magnitudinem pilei circiter aequat; 
infuper & circumcirca accumulant fparfim carbones, ufque dum ad altitu¬ 
dinem debitam eduftus iit rogus. Diffom cavernulam five hiatum replent 
Ripulis ramalibus five aliis fomentis , quae facile arripiunt difperguntque 
ignem: & quia haec a parte fuperiore accenduntur, progreditur ignis fen- 
fim verius inferiora & circumcirca; unde fequitur, quod vis ignea primum 
interiora carpat & exanimet, dein viam verius latera moliatur. Si ignis 
alicubi jufto fortior fit, adeo ut in favillas aut cineres colliquefcere videan¬ 
tur carbones, flarim in illo loco tegitur rogus humo aut pulverulenta alia 
materia, cujus ope via praecluditur igni, ficque partim reftinguitur, nec 
permittitur, ut per integrum cumulum fecundum omnem vim & liberta¬ 
tem fuam dominetur, totumque acervum in cineres & caput mortuum ver¬ 
tat. Tandem exftincla flamma & igne fedato, apparent carbones aequali¬ 
ter circumcirca cremati; fed ut eo melius exftinguatur, fuperinjiciturpul- 
vis & intercluditur meatus vapori igneo. Hoc modo fulphure fuo fpo- 
liantur carbones fofliles in Anglia vertunturque in cineritiamquandamfed 
ufque adhuc combuftibilem materiam, quae Cendres vocatur, cumque fri¬ 
gefactas plane fit cumulus, ademto pulvere nudatur; carbones refiduiful- 
phuris crailioris expertes dicuntur liquationibus metallorum cupri ferri¬ 
que idonei efle, qui tunc vocantur Charcoal , fed quod ferrum atri* 
net, illud ejus ope reddi inutile compertum eft. 
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PAR A GRAPHICS XIII. 

Modus venam ferri coquendi, ferrumque cru¬ 
dum recoquendi Marylandice &“ Penjihanice 

in India occidentali. 

Jnt aliquot fornaces pro ferreae venae coftione, & pa¬ 
riter officinae pro ferri crudi recoclione, non ita pri¬ 
dem exftrudtae, praecipuum opus vocatur Principio , in 
fuperiore parte provinciae Maryland, flumini Princi¬ 
pio nuncupato adjacens, unde etiam nomen trahit; 
aqua ejus a 2 5 pedum altitudine labi dicitur. Ad 
opus hoc ferreum appellunt biremes ut & naviculae 
vena ferri onuflae, quae abinde 50 milliaribus foditur. 
Vena narratur coloris cani aut grifei effie, nec abfimilis vafis figulinis Hol- 
landicis, dimidia fui parte ferro poliens. Ferrum hujus venae reliquis pal¬ 
mam praeripere dicitur. Ante 9 circiter annos ab adminiftratore regionis 
Sir Wiljam Keith ferri coquendi opus circa flumen Chriftinae exflruclurn 
eft; quod primis duobus annis copiam fatis infignem ferri elargiretur, fed 
quod tertio, deficiente vena, derelictum fit. Perhibent venam illius re¬ 
gionis multi quidem ferri compotem effie, fed nimis ficcam & fine fluore 
calcario, cujus nulla copia detur,'in ferrum nequicquam liquari poffie. Ad 
diftantiam unius milliaris abinde etiam fornax fuforia exftrufta eft; fed, ut 
dictum effi, ob ficcitatem nimiam venae & penuriam calcis nec ibi Unftitui- 
tur labor liquatorius; fed eliquatur jam vena in ipfis focis aut tigillis ferra¬ 
riis, ferri crudi recoctioni alias dicatis. Simile opufculum effi prope aedem 
facram St, James ad fluvium Hvitleer poffieffiore Dno Joh.Ball, ubi pariter 
in tigillis fabrilibus aut malleatoriis coquitur & recoquitur vena & ferrum; 
fed officina modo unius foci eft. Aliud majus ad fluvium Skullkill exftru- 
£tum Dni Samuel Nuts, cum fornace & focis ferrariis. Aliud adhuc 6 mil¬ 
liaribus abinde circa ejusdem fluminis ripam, poffidente Dno M. Rutter. 
Adhuc circa flumen Delavare funt bina ejus generis opera , unde copia 
ferri crudi in Angliam transmitti dicitur, pariter ex fornace p rememorata 
Principio dicla. Sunt alias pluries exffirudte officinae , ubi vena in tigillis 
vulgaribus funditur ; quae Blommeries vocantur, hodie 5 circa flumen di¬ 
ctum Delavare conduntur, praeter quas enumerantur adhuc 4 vel plures. 

Modus liquationis cruda. Vena primum fubjectis lignis & partim car¬ 
bonibus alte fuperacervatur, & fic accenfo multo igne fufficienter crema¬ 
tur, adque liquationem more folito praeparatur. Sic calcinata comminui¬ 
tur in fruftula ova gallinacea magnitudine fere aequantia, & per corbes in 
fuperiorem partem fornacis elata fuperimmittitur, cujus menfura eft unius 
Peck, prout vocant: binae diditae menfuraePeck vocatae five 18 vafculave- 
nae fuperimponuntur, & infuper 24 Bushils carbonum; hocque quovisbi- 
horio, vel citius aut ferius, fecundum deiiderium aut appetentiam fornacis 
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& tigilli liquantis: adjicitur etiam lapis calcarius, vel ejus loco tefhe oftrea- 
rum aut conchilium. Liquamen fpatio quovis 24 horarum ter emittere 
affolent, & quavis emiffionis vice 15 centumpondia ferri crudi lucrari, feu 
intra diem & noctem 45 centumpondia. Liquamen emiffum in arenam 
derivatur, & in moles mediocres, quae vocantur Pigs, vel etiam in tripodes 
& alia culinae apta utenfilia formatur & effunditur. Solent etiam aliquo¬ 
ties ferrum fuum fluidum e tigillis focalibus cochlearium ope exhaurire, 
praecipue quum utenfilia dicta formanda fint. Ipfae fornaces funt a fundo 
ad fupremum marginem 2 5 pedes altae; folles longiffimi, lati 5 pedes. A- 
perturae, in quas immittitur cum carbone vena, eft figurae oblongae, longi¬ 
tudinis circiter 4 pedum. 

Recoliio ferri crudi fit in officinis & tigillis : perhibetur ex pigs vel ex 
maffis grandiufculis ferri intra diem & noctem recoqui & elaborari unum 
ton Anglicanum ferri; quod 74 pondera nauticaSvecana aequat; five 2000 
illorum pondufcula vel Wights nuncupata : conftatque illis unum ton 35 
pounds Jierhng , fecundum illius regionis valorem: unum vero ton ferri cru¬ 
di 9 vel 1 o circiter diclomm pounds. 

Liquatio verne immediata in officinis & tigillis five in illorum blommeries. 
Per ignem fuum focalem quavis vice transmittere folent venam 3 pecks feu 
1 bushil prius calcinatam, & in nucum vel glandium magnitudinem contu- 
fam; funduntque dein in maffam pondus 60 vel 70 Wights aequantem, 
quae intra 4 horas in virgas feu bacilla etiam extenditur. Mallei pondus 
elL 300 Wigths. Vena e dillitis admodum locis &ficcioris indolis cum 
fumtu apportatur; & illis, qui illam lubminiflrent, pariter qui carbones & 
ligna, & qui focis praefint, cum tironum & coadjutorum turba, 
ftipendia majora pacifcenda funt. 



PARA- 










164 



PARAGRAPHUS XIV- 

Fornaces ferri fuforice, ut & ojficince focique fer¬ 
rarii in Rujfia & Siberia. 

’0n multis retro annis exftrucfa & inchoata e fle ope¬ 
ra ferri fuforia & extenforia Rufliae &Siberiae, notum 
efl; & hodie ad illuni numerum increvifle, ut tan¬ 
tus ibi quotannis ferri proventus habeatur, quantus 
non folum ufibus regni Rufficifufficiat, fed etiam ut 
aliqua ejus pars ad exteras regiones inde exportetur: 
ufque tamen provincia:, in quibus fornaces & opera 
difta funt conflrufta ipfaque vena effoditur, longif- 
fime a mari diftant, unde multo cum labore, viaeque taedio & impenfis a lo¬ 
cis tam remotis ad portum quendam maritimum ferrum transferri debet. 
Provinciae jam plures vena tam ferri quam etiam paffim cupri abundant, & 
in quibus vigent hodie labores liquatorii: praelongum foret omnes illas 
ditiones defcribere, hinc chartam geographicam exhibere velim, quae pro¬ 
vincias metallicas inligniores comprehendit, & ipfamet loca lignis fuis no¬ 
tata, ubi fcilicet exftrufbeflnt fornaces, pariter etiam officinae ferreae, fiftit: 
incipit enim 7 vel 8 dierum itinere a Tobolskoi occidentem verfus circa 
opus ferreum Kamiencka ufque ad urbem Kungur, non procul a fluvio Ka- 
ma, inde pergit boream verfus ad provinciam unius Woywodis jurisdictioni 
fubjeCtam Wergaturia vocatam: verfus auftrum ad regionem Bafcirorum 
ufque tendit. Incolae regionis circa urbem Kungur a multis retro annis 
artem fuforiam ferri exercuifle perhibentur, at ferrum ex materia quadam 
terreftri coloris bruni & rubicundi conflavifle , unde etiam notae vilioris 
fuiffie. Celeberrimum ferri opus a Dimidoff exftruchim fuifle, in plures 
officinas & fornaces ferri fuforias divifum, quae quidem tractum fatis infl- 
gnem compleCtantur, fed tamen ufque officinas non tam multum remotas 
& invicem diffitas efle, Opus maxime famigeratum ferri Ruffiae vocatur 
Sekoffka , quod initio conflabat 3 officinis ferrariis & una fornace fuforia 
ferri. Dimidofl hic modo artem fabrilem calluit & profeflus eft, a Cae sa¬ 
re Petro Alexowitz dono accepit non modo officinas praedictas, 
fed etiam alias circa Kofka, eique addixit ditionem quandam fatis infi- 
gnem 7 fere milliaria Svecana in quadrata forma complectentem, cum im¬ 
munitate, ut illuc tanquam in afylum criminis rei aufugere poflent, lic 
tanquam ad metalla damnati; utque officinas & opera ferraria exftrueret, 
quot ei volupe foret, modo Caefari quotannis 3000 Pud ferri extenli, quod¬ 
libet pud pro 30 copekis, praeftaret. Interea exftruxifle dicitur 10 offici¬ 
nas ferrarias circa Se kofka , g focos fabriles minores, pro diduCtione forma¬ 
tioneque ferri in utenlilia , qui Svecice Kniphambrar vocantur, una cum 
4 fornacibus venae ferreae fuforiis. Circa Benge opus ferrarium efl conflans 
12 officinis & 8 focis fabrilibus minoribus. Ad Siovoli funt 2 officinae. 
Circa TogiUa funt 2 fornaces & 8 officinae cum 4 minoribus. 

Quum 
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Quum fufio venae peragitur in fornacibus, quae ad DimidofF perti¬ 
nent, quotidie imponi folent 242 Pud venae, pariter 50 corbes aut menfu- 
rae carbonum, una menfura 6tonnarumSvecicarum capax; bis de die emit¬ 
titur ferrum in foco colle&um, & quavis vice 80 ad 90 puud, feu magis 
minusve fecundum qualitatem venae fortemque liquationis, quae non fem- 
per eadem manet. Quum ferrum hoc crudum recoquitur in focis ferra¬ 
riis & in contos fub malleis extenditur, ex 100 ponderibus modo 60 rema¬ 
nent, adque extentionem 60 puud, 25 menfurae five 200 tonnae carbo¬ 
num confutuuntur. Si ferrum per integrum annum in officina quadam 
recoquitur, hoc eft, fi perenne fit opus, excudi quotannis potiunt 5000 
puud: unum puud aequat 36 ad 37 Svecicas. 

In Siberia ad Caelarem pertinet opus ferreum circa Alapdika , confiatque 
duabus fornacibus; vena circa praedium Lapaika vocatum eruitur. Anno 
1717 venam ferri feraciorem & ditiorem non procul ab ipfa fornace inven¬ 
tam inveftigatamque fuifle referunt, adeo ut hodie intra 24 horas in for¬ 
nace obtineantur igo ad 200 puud ferri crudi, quum prius non nifi 100. 
Ad officinas ferrarias circa Capaika dicitur quotannis procudi 11000 puud 
ferri, quum prius non nifi 5000 ad 6000, fed non per integrum annum 
peragi opus extenforium. Non procul ab Alapaika circa villam Dolmazio- 
ivam ad rivulum quendam fluentis aquse officina exflrucfa eft pro extentio¬ 
ne ferri in laminas, ex quibus lebetes & cortinae pro coctione five evapo¬ 
ratione falis communis in Solikamsky conficiuntur. Circa Ocius funt duae 
officinae five 8 foci ferrarii, una cum fornace fuforia duplicata, nam intra 
eosdem parietes 2 camini funt, eftque hoc opus admodum infigne & ele¬ 
gans : hic quotannis extendi potiunt 10000 puud : fed ex 250 puud ferri 
crudi non nifi 1 o 1 puud ferri puri aut malleati obtinentur. Sed narratur 
opus hoc circa Ocius exftructum jam ad fluvium Ifet efle translatum, & in¬ 
tegrum hoc opus vocari Catharinaeberg. Ferrum ibi excufum inde trans¬ 
fertur ad locum quendam qui vocatur Sufaiva ad fluvium Utka , fed 40 vel 
50 Wurfi , prout milliareillis appellatur, per terram antequam illuc perve¬ 
nitur, omne ferrum illius regionis ad hunc locum transfertur, & exinde 
per fluvios aquafque Petersburgum ufque : Fluvius Utka fatis amplus efl, 
led non nifi tempore veris indetranfportatur ferrum,, in alterum ufque an¬ 
num retinendum eft, nam tempore veris intumefcit fluvius, & vehendis 
navibus, quae Colunienckor vocantur, aptiffimus; tempore autem aeftivo fub- 
fidit fluvius Sufaiva, & jufto rapidior fluit Utka. Opera ferri, quae a Dimi- 
doffpoffidentur, exinde diftant circiter 100 Wurft. Naves, five Columen - 
ckor, quotannis novae exftruuntur, nam quae femel iter hoc permenfie funt, 
redire iterum nequeunt; inde fertur di&um ferrum per fluvios Camam, 
Wolgam, Twerzam & fupra lacum Ladogan Petersburgum ; facilius ad¬ 
huc tranfportatur ferrum per canales inter fluvios Twer & Emfam con 
flruendos. 

In Siberia plura funt opera ferrea, opus Kaminsky vocatum 50 Wurft 
diftat ab Ocius, conftatque 2 fornacibus ferri fuforiis optime aedificatis, led 
non illius altitudinis, ut alibi: vena abinde 4 Wurft colligitur, conftatque 
modo lapidibus aut fruftulis faxeis coloris rubri, pariter genere quodam 
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terrae rubrae feu ochraceo, hujus generis vena per integros campos ad am¬ 
plitudinem fepe unius milliaris apparet fparfa, quacumlibet copia & ubi¬ 
cunque lubet, colligi poteft, nec profundius 6 ulnis in terram itur eftodi- 
turque, frufta ponderolillima hujus venae vix ultra 2 puud pendent. Pro¬ 
pe cavernulas aut puteos, ubi effoditur, caicinatur etiam dicta vena, dein 
comminuta ad opus fuforium transfertur ; fub malleo aut pilis circa for¬ 
nacem pulverifatur. Quavis vice 1 8, 20 ad 24 vafcula venae cum 3 vel 4 
vafculis lapidis calcarii mixtae fornacem transmittuntur, exinde obtinetur 
ferrum crudum reliquo ferri genere mollius: anno 1723 ex eodem ve¬ 
nae genere tormenta bellica, globi, lebetes ollaeque &c. fufa funt. Adhuc 
ad Kaminsky funt 2 officinae live 3 foci, pariter 4 foci pro chalybis praepa¬ 
ratione. Ad diftantiam abinde 3 Wqr[i circa eandem fluminis aquam funt 
2 officinae live 4 foci, quae limul quotannis praeterpropter ferri procul! 
20000 puud, & chalybis 800 fuppeditant. Operatores & miniftri plures 
hic funt quam alibi; carbones modo ex betula cremati in hunc ufum ad¬ 
hibentur, qui aliis jufto funt duriores: ferrum fragile videtur eife cum can¬ 
det, ufque tamen pars ejus in laminas ampliores dilatatur. 

Sunt adhuc plura ferri opera, fed in ditione Petersburgenli, fcilicet 
Cardiae, & quidem in diftricfu live principatu qui vocatur Olmeska , qui 
nomen nafhi elf ab urbe Olonetz: pars ejus aqtiilonaris cum Lapponia & 
mari albo, pars orientalis cum lacu Onega & fluvio Sweri fe conjungit: 
Quaedam in hac regione ferri opera Dano cuidam Battnart & dein Rolen- 
bufch vocato natales & originem luam debent : unum opus vocatur Pe- 
trofskoy favod circa partem lacus Onegae borealem, Olonets vero circa au- 
ftralem, fed didat abinde 130 Wurft conftatque 4 fornacibus & 4 officinis. 

In officinis indies colliquatur maffaferri 20 ad 24 puud, ferrum hoc 
dein elaboratur & fabricatur in enfes, gladios, lclopeta, inque fupelledilia. 
60 Wurft a Petrofskoy eft opus ferri Uflrika fcnuod vocatum circa rivulum, 
qui inde in lacum Onegam decurrit, conftatque 2 officinis: adhuc alterum 
quod vocatur Pmvenitz 96 Wurft verfus boream a Petrofskoy diftans, fun¬ 
duntur etiam hic ut ad Petrofskoy tormenta. Opera Tillekin & Alexi vo¬ 
cata jam derelicta jacent. Omnia ferri opera Careliis condita venam luam 
ex palude circa Konfofero excipiunt, coniiflit illa modo glarea quadam pa- 
ludinofa & lutei coloris. 

Bini adhuc principatus five Woiivodskaper funt, qui a Carelienfi dido 
feparantur, fcilicet Bejcbecony & Aftjufina: Hic ita vigent ferventque ferri 
opera, ut in quolibet praedio aut villa confpiciantur foci fabriles, ferrum 
fuum ex vena paluftri praeparant; terram hanc paludinofam inuftrinasaut 
fornaculas mittunt; folles moventur brachiis ; ferrum crudum in uftrinis 
coctum in focum exiguum fabrilem dein transmittitur, ubi etiam ventus 
ope follium manu agitatorum acquiritur, & dein marculis aut malleis fer¬ 
reis excuditur; per feptimanam, li faber diligens fit, procudi poffe dicitur 
80 puud ferri, fed ferrum vilioris fortis. Circa urbem Galetz radici pa¬ 
riter ex terra paludinola ferrum libi copiofe praeparant. 

Thule urbs admodum infignis eft, fed cives pleri que artem fabrilem 
profitentur; in uftrinis pariter praeparant ferrum ope follium manu eleva¬ 
torum 
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torum & depreflbrum. Ferrum hic conficitur ex fpecie quadam terrae ru¬ 
brae live ex fruflis argillaceis, tanquam petrificatis: fruftula hic reperiun- 
tur jam majora jam minora; & in ipfls campis circumcirca urbem diftam 
colliguntur eruunturque vendunturque in medio urbis foro. Alias opus 
quoddam ferreum non procul ab urbe exftruciuni confpicitur, quod etiam 
a Dimidoff polfidetur. Inter Thule & Mufcow apparet etiam opus quod¬ 
dam ferreum 5 officinis & aliquibus fornacibus conflans, ad binos fratres, 
qui Mosliers appellantur, pertinentibus; excudi hic quotannis folent 20000 
puud ferri, & inde ad Archangel tranfportari. Hic etiam Cadar Petrus 
Alexowitz binos vel tres contos terreos propria manu fub malleo exten- 
diffe perhibetur. Non procul ab urbe Serpentoiv , opus etiam ferreum Ca> 
fareum exibat 5 officinis & aliquot fornacibus conflans, cujus etiam men¬ 
tionem facit Baro Herberflein & Guaginus. Inter Thule & Weronits 
funt opera fequentia, fcilicet Lipsky 107 Wurflfive milliaribus Rufficis di- 
flans, five 445 a metropoli Mufcow, conllatque4 officinis &4 fornacibus, 
ibi etiam armamenta bellica parantur. 20 Wurft abinde ad fluvium Wero¬ 
nits opus ferreum efl Kofminsky vocatum, confiflit 2 officinis & una pro 
conficiendis anchoris, nec procul abinde jacet Borna conflans 2 officinis 
& 2 fornacibus, vena ex terra effoditur circumcirca Thule, unde etiam hic 
fragile datur ferrum cum candet. Plurimi etiam fabri incolunt viciniam 
urbis Paulawae, qui gladios enfefque Damafcenos, ut vocantur, fabricant. 

Quod ergo venam ferri Siberienfem & Rufficam attinet, raro inveni¬ 
tur in petris aut flratim in duris cautibus, fed utplurimum eruitur ex ter¬ 
ra; foluti fparfique per campos jacent lapides minerales ad aliquot ulna¬ 
rum profunditatem: datur etiam vena quae fpeciem refert lapidis cujus- 
dam fciffilis, qui argilla m lapideam duritiem concreta conflare videtur: in 
quibusdam locis ferrum modo ex terra paluflri & recrementis five ex ma¬ 
teria ochracea exfudatur. 

Ferrum non nifi duobus in locis per terras tranfportandum, pariter ut 
merces reliquae folent, fcilicet non procul ab llinisk , ut & circa Jenifciski; 
alias per fluvios Utkam, Camam, Wolgam & Twerzam & lacum Lado- 
gam ad urbem aut portum Petersburgenfem, & inde aliqua ejus pars ad re¬ 
giones exteras. 

Opera ferri Siberienfia & Ruffica ortum fuum utplurimum debent 
Dominis Nariskin&Moellers. In Siberia exflare dicuntur opera quinque 
publica five G-efarea, & viginti feptem privatorum : publica Siberiae funt 
Newianskoi vel Alapaiskoy, Kamenskoy , Uctuskoy; 8 c bina in Ruffia, fcilicet 
Petrowfskoy 8 c Oltnitzskoy , Optimum memoratorum operum dicitur effe 

Tetkotvskoy poffeflore Mikita Demidow, ipfum etiam hoc ferrum 
a multis laudatur. Videatur mappa five Tab. XVI. 
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Fornacesferri fuforice, ut & officinae focique 
ferrarii in Norvvegia. 

Pera plura ferri tam fuforia quam in contos extenforia 
dantur Norwegiae, quorum defcriptionem generalem 
hic quoque traderem, fed quia fornaces illorum pariter 
etiam officinae ad imitationem fornacum & officina¬ 
rum Svecicaruin conditae videantur, hinc irritus foret 
labor, conflrudtiones, liquationes extenfionesque ferri 
denuo fiflere. 

Quod ipfas fornaces <Se officinas Norwegicas ferri 
fpeciatim attinet, illas enumerare libet, ut i. Opus adLejjbe, anno 1710 
iterum inceptum reno vatumque, vena ex 2 fodinis facili negotio frangitur, 
fpatio unius anni plus ejus effioditur, quam opus aliquot annorum requi¬ 
rit: tertio quovis anno peragi dicitur in fornace fufio. Vafculis 30 venae 
admifcentur 4 lapidis calcarii. Ex centumpondio venae obtinentur mo¬ 
do 25 ad 30 Fd. ferri crudi, per feptimanam funduntur 60 pondera nautica 
circiter. Scoriae pulverantur, exque illis colligitur ferrum, quod inibi la¬ 
tet: peragitur comminutio live pulveratio a 9 pilis praeferratis, quae aquae 
auxilio elevantur, fcoriaeque ciflae cuidam inclufae fic diffringuntur. In una 
officina 6 vel 7 ponderum nauticorum ferrum quavis feptimana excudi¬ 
tur. 2. Opus ferreum ad Edsicald conflat una fornace fuforia, & una offi¬ 
cina ferraria 2 focis conflanti: fornax ex puro fixo integre conllrucla effi 
Altitudo camini five cavitatis a faxo fundamentali foci ad aperturam efl 12 
ulnarum; diameter aperturae fuperioris 2' ulnarum; in medio f - focus 
modo Va/Ionico efl exflrudlus. Diameter rotae aquaticae efl 5i ulnarum. 
Calcinantur fimul 200 ad 250 tonnae venae, fubjedlis lignis craffioribus ut & 
carbonibus, dein fuperinjicitur vena flratim cum carbone. Mediam pyram 
meatus quidam vel foramen adfundum usque pertranfit, per quod immis- 
fus ignis lignorum fubjeclorum llruem accendit perque totum cumulum 
undiquaque fpargit; perflat dein ignis calcinatorius per 4, 5 vel 6 dies & 
nocles: hoc modo calcinatur vena cujusvis fodinae fingillatim. Vena fic 
calcinata pilis in pulverem quendam contunditur. Opus fuforium hic 20 
ad 30 feptimanis, perflat. Decies vel duodecies indies imponitur vena, 
qualibet vice 20 ad 24vafcula, five ~ tonna aut 30 librae majores (Lifspund) 
venae ad 12 tonnas carbonum. Bis indies emittitur ferrum; fed quavis 
emiffionisvice non magis quam 2 pondera nautica ferri. Vena haec nul¬ 
lius calcis indiget, nam calce referta efl. In officina liquatur fimul, fed bi¬ 
nis in focis, pondus nauticum ferri crudi, quod intra 12 horas codlum 
extenfumque, fuppeditat 1 pondus nauticum ferri, confumtis 3 ad 3 i leflis 
carbonum. Olim conflitiffe hoc opus 4 fornacibus & 6 officinis perhibent. 
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3. Quatuor abinde milliaribus ell opus fuforium Hackendden voca¬ 
tum, conllatque 1 fornace & 2 officinis : fuiio in fornace per 1 o ad 12 fe~ 
ptimanarum fpatium continuatur; imponiturque vena decies vel duode¬ 
cies intra 24 horas, & quavis vice 12 tonnae carbonum cum 2 3 ad 24 va- 
fculis venae; inde obtinentur 4, 5 vel 6 pondera nautica ferri crudi: vena 
fatis fulphurea eft: caminuli, fornaculae, ollae &c. ibi funduntur: ferrum 
hic excufum vilioris pretii effi Continuatum fuiffe hic opus fuforium 'per 
integrum annum dicitur. Lapides foci hic longitudine lunt 3* pedum, 
altitudine il: faxum fundamentale i\ pedes longum, & i\ latum. 

4. Circa Barum optimi ferri genus procudi in Norwegia dicitur. 
Suntptiam plura adhuc opera ferri, ut opus Dicke?narkenfe Sc Schade voca¬ 
tum. Aliud Kongself live HaJJel. Pariter Edfotf, ubi videre licet fornacem 
duplicatam, 2 officinas ferrarias, 4 fumos chalybeos: peragi hic fullonem 
per integrum annum s & interdum binos: decies aut duodecies imponitur 
vena cum carbone; quavis impolitionis vice 24 vafcula venae, & 12 tonnse 
carbonum: bis emiffiim ferrum pendet praeterpropter 3 pondera nautica. 

In officina, quavis feptimana, recoqui & extendi poliunt 
18 ad 20 pondera nautica. 



ClaJJls /. de ferro. 
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PARAGRAPHUS XVI. 

Modus traBandi venam ferri Silejice . 



jXhibctur modus tractandi venam Silefienfem in Bres- 
lauifchen Natur-und Medicin-Gefchichten pro anno 1717; 
fciiicet quod ibi lapis fit coloris e flavo brunei, ad¬ 
modum friabilis ; optimus qui ponderofus, praefer- 
tim qui albe coerulefcit & fimilis eft finalto : addunt 
etiam dari fragmenta intermixta inftar pyritis dura, 
quae alias nullius momenti fint, nifi quodcaufari pof- 
fint aliqualem in fufionibus fluiditatem. Lapis hic 
primo transmittitur per cribrum, ut fciiicet pulvis vilioris notae & fubftantiae 
lapideae inde fecernatur, & integrior puriorque reddatur vena; ficquein 
cumulos confertur : inde dein ad fornaces & officinas transmittitur. O- 


pera difta ferrea funt plura, ut in Malmits, ObevEvlau & Altenhainmer; 
eadem haec vena etiam extra ditionem Silefienfem effertur, fciiicet ad for¬ 
naces liquatorias venae ferreae in Heilingenfee , Schnellfurth, Lipfchau, 
Neuhainmer, Lors, Eifenberg, Halbaiy Neuhaus, Schnellforthell, Muhl- 
bock, Nickolfchmide, Zerbeutel, Tfchimdorff & Lortzendorffi Venam 
hanc primum cum calce aut cum menftruo fuo commifcent, & rite com¬ 
mixtam in focum immittunt, fed per vices : quod fit modo fequenti, fo¬ 
cus quidam fatis amplus in camino confiruitur, cui a tergo aptantur folles, 
a quibus exeunt nares aut fiftulae fpiratoriae; infra eft locus five apertura 
fadta pro emanatione fcoriarum : in medio foco eft puteolus, cui fuper- 
imminent quafi folles & fiftulae: inputeolum mittuntur carbones, mox ve¬ 
na comminuta, fed ftratum fuper ftratum; ficque accenfus ignis ope venti 
per gradusaugetur, utque fubfident carbones, fuperinjiciuntur novi, ufque 
dum vena colliquata fit: idem labor per 5 vel 6 horas continuatur, inji¬ 
ciendo jam carbones, jam infuper venam per vices ; tandem liquamine 
ferreo repletur puteus : abrafis dein carbonibus five nudato liquamine, 
apparet terrea mafla admodum rudis & incomta, qua aliquantifper ele¬ 
vata, fcoriv quae ferrum fupernatant deorfum per aperturam praedictam 
fub ipfos folles defluunt: Mafla ferri, quae jam loupe vocatur, inde fublata 
ad incudem vi duorum virorum transfertur, ubi malleo in panem rotun¬ 
dum, pileum magnitudine & palmam craflitie aequantem, diducit. Ex cre¬ 
bris mallei ictibus facile in unum confluere hoc ferrum dicitur, & quicquid 
fcoriarum in ferro adhuc latet inclufum, inde expelli & extorqueri. Mafla 
haec fub malleo in panis formam comprefla in partes oblongas dein auxi¬ 
lio cultri lecantis fcinditur; quae vocantur Daidinge. Haec iterum ignecan- 
defadta in bacilla aut contos more ufitato diducuntur. 

Si vena ab heterogeneis bene fit repurgata, tunc ad unam maflam, quae 
loupe vocatur, requiri 18 menfuras Breslavienfes, & exinde obtineri 2 cen¬ 
tumpondia ferri puri extenfi. 
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PARAGRAPHUS XVII- 


Modus venam ferri coquendi recoquendique 

Saxonice. 


Angerhufii 4 milliaribus ab Eislebia & pluribus aliis 
in locis funt opulcula quaedam ferraria, qualia pluri¬ 
ma Germanise quae vocantur Renntverck. Vena ex 
monte quodam, qui Dowenberg appellatur, defumi- 
tur; matrix flavi eft coloris, infperfa vena grifei& 
albefeentis. Strata non funt lata. Officina haec con¬ 
flat 2 focis, inque uno funditur di 61 a vena in ferrum; 
inque altero liquatur ferrum, ut candens fub malleo 
extendi poffit. Furnus longitudinem habet 8 pedum, latitudinem 4, fo¬ 
cus profunditatem 1 i pedis, qui multo pulvere carbonario conflat: ad la¬ 
tus emittuntur per aperturam quandam fcoriae. Conus ventilatorius ex 
ferro paratur; & folles ex ligno. Vena ope mallei tuforii, fubje&o faxo 
quodam duro in pulverem comminuitur : quumque calefaclus fit & reple¬ 
tus carbonibus focus aut catinus, apponitur pulvis ferreus utrinque circa 
orificium fpiransfuperipfos carbones, adeo utvenapoflcribrationem reli¬ 
ga majufcula& nucum magnitudinem aequans fenfim cum carbonibus pos- 
fit colliquefcere & fubfidere; quod cum faflum fit, adhuc plus apponitur, 
lemper tamen aqua irroratur vena: per vices etiam ante ventum aut fpira- 
men educitur vena Jiquefafla, ufque dum 2 tonnae venae appofitse fint. Si 
aqua non defit, quotidie produci poffimt 5 maffiae, quae Loupen vocantur, 
vel 13 pondera nautica per feptimanam; qualibet maffa vel loupe dividitur 
in binas partes, quae dein in altero foco calefiunt, & in minoradein frufla 
fecantur, & fub malleo, qui 3 centumpondia aequat, extenduntur in contos 
longitudinis 3 ulnarum & latitudinis i\ digitorum. 

Spatio 4 vel 5 horarum maffa una confici & in contos diduci potefl; 
& interea confumuntur 4 corbes carbonum. Opufculum hoc ferreum 
non ipfemet quidem vidi, fed ex viro fide digno relata refero, qui opus 
hoc oculatus ante plures annos luflrarat, pariter etiam fequentia circa Ro- 
thendahl. 

Defcriptio fornacisfuforice ferri operis que fer¬ 
rarii ad Rothendahl. 



TCOrnax ferri fuforia ad Rothendahl conflruitur ex multis faxis arenariis, 
-7 quarum quaeque longitudinem habet i| ulnae, latitudinem | & craffi- 
tiem . Fornacis cavitas verfus fuperiora co arctatur. Vena ex fodinis 
Bohemicis illuc adfertur, eftque coloris rubri, admodum dives, datur etiam 
fchifhis & haematites aut Glaskopff: fluida admodum eft vena, pars ejus 
non ideo prius calcinatur, fed cruda flatirn apponitur, & modo 2 vafcula 


venae 
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venae fuper 4 menfuras carbonum, quae Kubell vocantur. Appofitio fit 
femel quavis hora, & emifiio bis quavis die; quavis emiilionis vice obti¬ 
neri folent 7| ad 8 centumpondia ferri crudi. 

Quod ipfam fornacem attinet, eonftruitur illa eodem modo quo for¬ 
naces Bohemiae; altitudo camini live cavitatis, a faxo fundamentali ad aper¬ 
turam luperiorem eft 12 ulnarum, eftque intus formae quadratae. Quum- 
que aedificanda fit fornax, fpecus aut cellula primum effoditur facla pro 
evaporatione aquae, fupra quam relocatur faxum fundamentale craflitiei 
i ulnae. Si fundamentum fit humidum, fub ipfo faxo dicio flratum quod¬ 
dam argillaceum ad crafiitiem \ ulnae formatur, argillae commifcetur pulvis 
alius: at vero hoc flrato non opus habent, fi fundus fit ficcus : fupra fa¬ 
xum hoc fundamentale e diametro contra aperturam vel latus emifiionis 
erigitur faxum arenarium, altitudinis i| ulnae, in forma quadrata \ ulnae. 
Lateri folles recipienti applicatur lapis feclus, qui vocatur Hals, in formam 
quadratam craflitiei \ ulnae, fupra medium ejus formatur orificium ventila- 
torium, quod a parte anteriore amplitudinis eft 4 digitorum & tegitur la¬ 
pide feclo longitudinis 1^ ulnae, craflitiei 22 digitorum &latitudinis 1 ulnae, 
& fupra relocantur ordine lapides ledi, quorum latus quadratum aequat | 
ulnam. Contra orificium ventilatorium 3 vel 4 ordines lapidum vulgari¬ 
um reponuntur, qui longitudine funt i~ ulnae, adeo ut eandem altitudinem 
a faxo fundamentali cum faxo tergali habeant: fub muro pectorali fuper 
faxum fundamentale relocantur duo lapides, quicraflitie funt \ ulnae, & di- 
llant invicem fpatio \ ulnae, quod etiam foci latitudo eft, & qua altitudi¬ 
nem &latitudinem applicantur ad lapides priores fivead extremitates illo¬ 
rum: fupra hos binos lapides reponitur alius, qui vocatur Timpclftein, quique 
longitudinem il ulnae, crafiitiem| ulnae & altitudinem 1 ulnae aequat, unde 
circumpofitus & parietibus luis inftructus eft focus, eftque ille longitudi¬ 
ne 2 2 digitorum, latitudine \ ulnae & altitudine i ulnae, fcilicet ab ima parte 
lapidis fuperimpofiti vel Ttmpen usque ad faxum fundamentale: ab exte¬ 
riore parte lapidis Ttmpen applicatur alius lapis, qui vocatur Kockelftein , qui 
pariter cum fuis extremitatibus fulcitur faxis binis praediolis angularibus, 
eftque hic lapis longitudine ulnae, latitudine l ulnae parilique altitudine: 
fub hoc lapide eft apertura pro emittendis fcoriis & ferro. Supra Ttmpen, 
ut vocatur, ponitur lapis vulgaris, qui longitudine eft i\ ulnae, altitudine & 
latitudine l ulnae, & fic una altitudo circumcirca ex faxo fundamentali, fci¬ 
licet i| ulnae. Ex hoc ordine magis & magis ampliatur cavitas fornacis 
interior fcilicet conflans lapide vulgari, ufque in formam quadratam 3 ul¬ 
narum ab omni latere, contrahitur dein verfus fuperiora, ubi apertura eft 
1 * ulnae in forma quadrata: haec eftipfiusmet muri conftruclio in fornace; 
extra hunc murum conjicitur terra, & ultimo munitur & vellitur pars ex¬ 
terior trabibus & tignis, prout in Svecia. 

Antequam inchoatur opus fuforium, carbones aliqui mittuntur ante 
aperturam emifiionis qui accenduntur, quod fpatio 24 ad 48 horarum 
continuatur, fcilicet ut humor omnis illius loci exhalet, ubi tigillum ante¬ 
rius fit formandum : tigillum hoc vel focus ex lapide & argilla proxime 
ante aperturam emifiionis eonftruitur, & 3 lapidibus circumdatur; dein 
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praeparatur receptaculum pro fcoriis circa unum fulcri fornacis latus. Re¬ 
pletur demum fornax 30 Kubell vel 5 carrhis carbonum, qui accenduntur 
ope carbonum ante emiffionis aperturam conjectorum : primum impo¬ 
nitur 1 modius lapidis calcarii cum vena commixti, quumque haec mixtu¬ 
ra fubliderit, imponuntur 5 modii carbonum & 2 vafcula venae, quae fpa- 
tio 2 horarum fubfident, & augentur fic ordine impofitiones venae, dum 
ad 5 vafculorum perventum fit, quod fit polf 24 horarum elapfum; tunc 
primum apparent in foco lcoriae: quumque illi apparent, admittendi funt 
folles; admifio vento, imponuntur 6 vel 7 vafcula venae fpatio 4 vel5 fe- 
ptimanarum: dumque fornax lumme calefacta fit, iterum 2 vel 3 vafcula 
venae prioribus adjiciuntur, fi modo permittat venae qualitas: reciprocan¬ 
tur & redeunt impofitionum vices quovis i~ horae praeterlapfu, fitque pri¬ 
ma emifiio quum admittuntur folles, & altera praeterlapfis abinde 14 vel 
16 horis, fed non debita quantitas ferri obtinetur, nifi cum ter emittatur 
ferrum intra Ipatium diei & noctis, tunc quavis emiffionis vice obtineri 
folent 7 vel 9 centumpondia; perque integram fufionem interdum 2000 
centumpondia. Ipfa vena inlignis admodum qualitatis eft, adeo ut nulla 
calcinatione opus habere dicatur, quin cruda ftatim imponi poffit, modo 
in magnitudinem ovorum columbinorum prius contufa fit, & dein mixta 
cum Sparte lapidis calcarii: obtinenturque 100 centumpondia ferri ex 
150 carrhis venae, & quaelibet carrha illius ponderis eft, ut a binis equis 
trahi poffit. 

Cum demum eandem fornacem videre mihi contigit, obfervavi il¬ 
lam e novo ex (tructam; a binis lateribus, ubi fcilicet folles cum illorum 
loculamento & fedili erant, & ubi frontifpicium five ubi emittuntur liqua¬ 
mina, concinne laqueatam & fornicatam efie: orificium ventilatorium ex 
cupro horizontaliter applicatum, cui figura coni data fit. Tigillum five 
ferri liquati receptaculum e lapidibus arenariis paratum; quorum duo ad 
latera aequarent craffitiem | ulnae, longitudinem i| ulnae, faxum fundamen¬ 
tale latitudinem i~ ulnae, qualis etiam tigillo detur amplitudo. Altitudi¬ 
nem fornacis efie prope 9 ulnarum, intus formae quadratae, apertura qua- 
driformi fuperne gaudentis; ventrem five mediam cavitatem efie amolil- 
fimam, & fornacem verfus inferiora ar&iorem. Emiffiones fieri bis vel 
2* vicibus quavis die & nofite ; & qualibet vice 10 vel 12 centumDondia 
circiter emitti, adeo ut per leptimanam 130 centumpondia, vel qualibet 
hora unum obtineretur; tigillo 12 centumpondiorum capaci manente; 
confumtis ij Kiibel carbonum ad quodlibet centumpondium. 

Nec praeterire volo uftrinae cujusdam defcriptionem, quam Bohemise 
annotavi, non procul ab Alfattel, lub eodem reflo exftrufbae cum focis ali¬ 
quibus ferrariis, quae modo altitudinis 4 vel 4I ulnarum a folo ad fupre- 
mam oram effet: ipfe caminus vel cavitas ii ulna: diametro in medio, fed 
tamen formae rotundae: ubi intra feptimanae tempus 30 ad 40 centum¬ 
pondia minerae apponerentur, & quovis die 1 Fuder carbonum; inde edu¬ 
ci is 12 centumpondiis ferri. Ipfa minera erat palufiris, crufiacea, pulve 
rea, & coloris flavefcentis. 


Cia fis I, de ferro . 
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Exten/ioferri crudi fub malleo,Jive recoBio 

ejus Saxonice. 

/^Entumpondium ferri crudi 140 libras folet conficere, quumque lique- 
^ factum fit in foco & extenfum,' pondus 120 ife. remanet, adeo ut per¬ 
eant 20 partes ex 140. Ferrum hoc crudum in bacilla excudendum , ter 
liquatur & recoquitur in foco, & dein immittitur contus cufpidatus fer¬ 
reus in volumen, cui adhaerens inde ad malleum fertur, ubi dein extendi¬ 
tur in bacilla debitae magnitudinis. At vero fi ferrum adhuc magis puri¬ 
ficandum & coquendum fit, ut illud quod in laminas ftanno obducendas, 
diducendum eit, major pars fcoriarum & faecum in foco retinentur : quae 
fcoriae dein fub malleo quodam comminutae iterum per fornacem trans¬ 
mittuntur. 

Alibi ut prope Hansjurgenfladt obfervare licuit officinas ferrarias; in 
quibus catini vel tigilla parantur modo folito a brafteis ferreis, quarum 
craffiffima eft, quae remotior: tigillo datur profunditas g pollicum, longi¬ 
tudo 1J ulnae, latitudo 1 ulnae circiter : conus cupreus pro flamine admo¬ 
dum obliquatus tigillum intrat. Per feptimanam funduntur 3 2 centum¬ 
pondia ferri, confumtis 75 Rubeis carbonum, five ad quodlibet centum¬ 
pondium 1 lefta. Quavis vice recoquitur pondus ferri crudi 1 ad i\ cen¬ 
tumpondia circiter. Ipfe caminus fcoriis in fcintiflas diffipatis denfatus 
ftipatufque eft. In officina, ubi ferrum in bracteas ftanno obducendas ex¬ 
tenuatur, quavis vice 70 ad 80 bracteae fub malleo extenduntur, qua- 
rum quaelibet dimidiam libram pendet. Per feptimanam 
confumuntur 90 Rubeis carbonum. 
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Modus menam ferri coquendi recoquendique 

Hercyniae. 

Uod ipfas fodinas & venam ferri in Hercynia attinet, 
plura ejus genera dantur, ut fcilicet fodina Lodebleir 
in Braunfump, ubi vena datur coloris nigrefcentis & 
indolis bonse; Ei ex oppofito Sone Grube coloris fe¬ 
re rubri; juxta hanc, fodina ubi Kurin & menftruum 
frangitur, quod loco lapidis calcarii ufurpatur. Ve¬ 
na fodinae MuiTelberg cll rubefcens: ad HoltzAein 
eft nigricans: ad Silberbohm eA coloris fere bruni; 
ad Mittelberg rubefcit; ad Stollberg dantur venae diverii generis. Circa 
montem quendam marmoreum frangitur etiam vena ferri, erantque ante 
aliquot annos fpecies 12 aut plures, hodie quot fint, nefcio, Hae diverfi- 
mode & quidem fecundum cujufcurique indolem calcinantur, fcilicet unum 
genus fpatio 24 horarum, alteram per duplum temporis, etiam per fepti- 
manam, ut & bis vel ter. Centumpondium hujus venae continere folet 
30 ad 60 Jfc. ferri, fed haec tantum in ditione Blanckenburgenli. 

Alias eft mons Yberienfis longitudine quadrantis milliaris, altitudine 
| partis milliaris, conAat partim lapide fciffili obfcure grifeo : ad partem 
ejus auAro - occidentalem funt Arata conAantia vena ferri rubicunda, Ara¬ 
ta invicem parallela funt: in cavernis reperitur etiam vena ferri brunei co¬ 
loris cum argilla nigrefcente: vena fpeciem refert haematitis, aut fchiAi, 
quem vocant Glaskopjf & Blutfiein , nani apparet Ariata. Praeter venam in 
cryptis datur lapis Aillatitius Airiarum glacialium inAar; ipfa fodina voca¬ 
tur Oberfiiege: aliis in locis ejusdem montis funt glandulae & Arata venae 
ferres admodum ditia; transfertur hinc vena ad fornacem ferri fuforiam 
quae Gittel vocatur. 

Plures adhuc rcperiuntur ferrifodinae in Hercynia, unde etiam plura 
genera venae dantur, ut Glaskopjf] cujus centumpondium continet 40 ad 50 
ifc. ferri: reperitur etiam vena ferri teffulata fuppeditans ferrum 30 ad 40 
Pc. Datur etiam vena ferri alba continens 14 vel 15 Pc. Unde etiam Her¬ 
cyniae commifceri folent 10 ad 12 genera venae, aliquibus vero in locis mo¬ 
do 2 vel 3 fpecies. 

Pluribus in locis funt fornaces & officinae ferrariae, ut ad Zorgewiede 
& Taune; ad Gittel & Stollberg, in Rubelande, Bos & Voigtsfelde, 8 c alibi. 

Fornaces funt altitudine 22 ad 24 pedum, cavitates illarum funt qui¬ 
busdam in locis rotundae, in aliis vero quadratae; diameter partis fuperio- 
ris eA 3 pedum circiter, & circa partem inferiorem funt ampliores, prae¬ 
cipue fornaces figurae quadratae, quae fpeciem quandam pyramidis trunca¬ 
tae referunt. 

Tertia pars fornacis fuperioris ex lapide lateritio eA conAruAa , reli¬ 
qua lapide validiori & igni reAAenti 

Quum 
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Quum calcinata fit vena, fub malleo in pulverem contunditur , qui 
fpeciem pulveris rubri refert. Vena quae ad Gittel fertur, aliqua non cal- 
cinatur, nec pulverifatur, fed infruftula modo comminuitur. Lapis cal¬ 
carius uftus mifcetur etiam cum ipfifiima vena, quae loco menftrui effe folet. 

Quum fornax fufficienter calefa&a fit, per feptimanam confumi fo- 
lent 50 cantheria carbonum, & obtinentur 130 ad 150, circa alias forna¬ 
ces 170 ad 190 centumpondia ferri, differentia oritur ex venae, qualitate. 
Quavis impofitionis vice \ pars unius Fuder venae immittitur: quumque 
emittitur ferrum, formantur inde moles 11 ad 12 centumpondiorum, fed 
alibi non nifi 4 vel 5. Unum centumpondium hic conflare dicitur 114 ft. 
circiter circa officinas, fed in urbe 112 ifc. Colonienfibus : 1 Fuder venae 
a pari equorum trahi poteft; conftatque io menfuris; menfuraefl| unius 
ulnae diametro juxta fundum, fed arctior fupra, altitudine dimidiae ulnae. 

Scoriae ex fornacibus emifiae comminuuntur fub malleis, fcilicet ut 
obtineatur omnis pars ferri quae inibi latet: lamina appofita cribri inftar 
eft, fed cribrumgrandiufculis foraminibus patens, adeo ut digitus per fo¬ 
ramen poffit transmitti; canales inde longiores prodeunt, in quorum fun¬ 
do retardatur pars ferrea, leviora vero per aquam auferuntur. Pars fer¬ 
rea iterum una cum ipfa vena transmittitur per fornacem. 

Orificium fpiratorium alte fatis repofitum eft, fcilicet ad 3 pedum di- 
ftantiam a faxo fundamentali. Focus conflat faxis grandiufculis, quae ma¬ 
gnitudine funt 1 \ ulnae in forma quadrata, extra & intra \ partis unius ulnae. 
Tigilli longitudo eft 3! pedum. Ex vena rubri coloris prius memorata 
liquefiunt 30 Fuder vel 480 centumpondia; exque quovis Fuder vel ex 
quibusvis 16 centumpondiis venae obtinentur 3 centumpondia & 38 i&. 
ferri crudi; exque 480 centumpondiis venae 100 centumpondia ferri. 
Emittuntur 11 vel 12 Fuder fcoriarum, quae ferri feraces iiint, vetuftiores 
venam ipfam qualitate ferme, ut narrant, aequant. 

Officinaferraria & recoBio ferri crudi 

ibidem. 

I N officinis ferrariis non nifi unus focus ufurpatur; fundus ejus & pa¬ 
rietes conflant laminis ferri fufi craflitiei 3 vel 4digitorum; fubter foflae 
& canales facti funt pro exhalatione humoris fe illuc infinuantis. Mallei 
pondus effe folet 5 centumpondiorum. Quavis feptimana in aliquibus 
officinis extendi poffiint 50 ad 60 centumpondia ferri, alibi vero ubi du¬ 
rius ferri genus eft, non nifi 24 cum ja£tura| partis ferri, confumtis ad 
quodlibet centumpondium 4 \ menfuris vel \ carrha carbonum. Fer¬ 
rum Gittellenfe reliquis ferri generibus quia tenacius, 

praeferri dicitur. 
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PARAGRAPHUS XIX. 


Modus venam ferri coquendi recoquendique 
Fordenbergi, Stiriae & Carinthice. 




O Fordenberg erant ante 20 aut plures annos forna- 


ees numero 16, in quibus liquatio per totum fere 
j| annum peragebatur ; vena effodiebatur ex fodinis & 
F 5 * puteis numerolis circa Eiften-Ertz, 

Hr Vena coloris erat nigrefcentis, matrix vero bru- 
nei; erantque ffrata plurima hoc genere venae con- 
|gl flantia, fed tegebantur & quali velabantur lapide 
^ quodam duriori live fpecie talci aut glaciei Mariae, 


qui igni validiffime poterat reliftere; hinc genus hoc lapidis tanquam igni 
inimicum, nec facile a flamma domandum, optime prius a vena fecerne- 
batur, antequam transmitteretur per caminum. Sub vena nobiliore & ma¬ 
tura eruebatur etiam alia, quae immatura & nondum fatura ferri genuini 
fuifle putabatur: hinc cum eruebatur, non mixta cum priori junftim trans¬ 
mittebatur per ignem fuforiuin, fed juxta fornacem tenebatur a reliquis 
venae generibus feparata, illum in finem, licut ajebant, ut interea mature- 
fceret: maturari enim illam putabant intra lpatium aliquot annorum, 8 c 
maturam deinde conjunctim cum reliqua in ferrum colliquefcere potuiffe. 
Ad diftantiam 60 circiter ulnarum aputeo feu antro Foder - Stollen appella¬ 
to, fpecus aut crypta confpiciebatur, fed bene claufa januis, ferris & repa¬ 
gulis, in quam nulli licuit intrare nili cum venia: intus confpieiendus 
praebebatur flos ferrugineus, Eifen-Bluthen nuncupatus, qui fub tecto ope 
aquae ftillatitiae, non aliter ac ftalactites in cavernis Baumannianis aut aliis 
videbatur in formam corallinam live in virgulta & ramufculos concretus: 
apparebat dicta vegetatio metallica live lapidea Itiriarum glacialium inftar; 
quae tempore hiberno ex imbrice tedti videntur pendere. Raro in cry¬ 
ptam admittitur quidam fpeftator, & aperitur janua, ne fcilicet chryftalli- 
latio illa celebris & perelegans a fuligine & nigredine imbuatur; facile 
etiam & a minimo tactu & contulione dilabuntur rami aque caule 8 c trun¬ 
co fuo recidunt. Ex diclis fodinis cum multo labore & per difcrimina 
viarum ad Fordenberg usque deferebatur vena. 

Juxta eandem fluviatilem & torrentem aquam conltructa apparet or¬ 
dine una fornax polt alteram, quarum nomina praeterire volo, quoniam 
non mihi pro certo conflat, quae hodie adhuc fuperftites funt, vel num 
novaelint adjectae. Quaelibet fornax tecto quodam munita eft, & aedicu¬ 
lam prope conftructam calcinatoriam habet. 

Fornacis altitudo eft 14 pedum, diameter cavitatis ejus fuperioris 
proxime fupra focum 4 pedum, loco vero fuperiori 2 pedum. Ipfemet 
murus cavitatis argilla optime loricata & oblita erat. 

4 Cdaijts l. de ferro, Y y Quum 
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Quum prodicta vena calcinaretur, fublocabatur primo ftratum quod¬ 
dam carbonum & infuper vena ad craffitiem \ pedis, dein ftratum carbo¬ 
num, & infuper vena, & fic triplici ferie; ultimo coacervabatur vena in 
pyrae formam quantitate defiderata. Ignis dein fubjiciebatur, qui conti¬ 
nuabatur tempore 3 feptimanarum, ut fcilicet per diutinam calcinationem 
aptius tam in pulverem poftet contundi, quam dein in camino melius in 
ferrum colliquefcere. Vena comminuta aut pulverata ope rotte vel aqua¬ 
tica vel alius quae brachiis circummoveretur, in fuperiorem fornacis par¬ 
tem fublevabatur. 

Quum itaque caminus plene ftipatus repletusque foret carbone, fu- 
perimponebatur modulus venae, qui unius tonnae menfuram aequaret. Re¬ 
pletio haec carbonaria, intercedente aliquo tempore fubftdebat, illam igne 
liceo paullatim exedente: quo facio fuperinjiciebantur 8 meniura carbo¬ 
num, quae in corbes divife edent, & infuper vena fedftratim, quod fieri Ib- 
lebat fpatio 15 horarum, cum his alimentis permittebatur vena, exefis 
confumtifque igne carbonibus, ufque ad focum fubfidere ; ficque appare¬ 
bat in foco malfa, quae HaUma(fen vocabatur, per Ipatium 15 horarum mo¬ 
do prsediflo collefla. 

Folles hic, non ut alibi, applicati erant illi fornacis lateri, ubi mada 
ferri colliquata foco eximebatur. Scoriae etiam prope ipfas fiftulas fpira- 
torias follium emittebantur. 

Quum mada ferri eximeretur, animadvertebatur femper fuper illam 
pars ferri adhuc liquidi, quod feorfim & a ferri mada inferiore feparatim 
emittebatur, quod vocatum erat Krogloch , eratque materia ferri optimi & 
eleflidimi, genus hoc idoneum cenfebatur, live verteretur in chalybem, 
live fabricaretur in utenfilia. Hoc volumine inde feparato, materia reli- 
dua inferior, Hallmajfen , foco eximebatur, quae malfa dilatata latitudinem 5 
pedum occuparat, eximebatur inde ope veflium & auxilio 2 virorum; 
cumque adhuc calida edet, dividebatur in binas partes, parsque unaquae¬ 
que ponderis io centumpondiorum edefolebat; unde quolibet die &no- 
<fte mada obtinebatur conftans 20 centumpondiis. 

Methodus haec fundendi venam ferri, & operam fuforiam quovis die 
e novo inchoandi, & madam concretam ferri foco eximendi, a multis live 
ut ajunt, 800 retro annis ulitatam ede perhibent; & quamvis confiteantur, 
majorem quantitatem ferri obtineri pofte, fi more Carinthiae ulitato conti¬ 
nuo & non interrupte perageretur fufio ; ufque tamen ipfam indolem ve¬ 
nas liTcE requirere ajebant, ut interruptae & breves liquationum vices edent; 
putabant enim mineram luam ignem continuum &ficintenfiorem non pa¬ 
ti pofte, nec genus illud nobilidimum ferri, quod fuperficiem maftae tene¬ 
ret, aliter obtineri pofte. Alias qualibet feptimana 7 hujufcemodi madas 
ferri concreti in foco fuo obtinere potuerant. 

Stiricc . 

I T Ena hic fundebatur eodem modoinque ejusdem generis fornacibus, ac 
’ circa Fordenberg: fed fornaces hic erant triplicis generis, fcilicet ma¬ 
jores* 
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jores, mediocres & exiguae. Quod exiguas attinet, illae plurimum in ufu 
erant. Majores vero, quae vocantur Stuck-Ofen modo fequenti erant con- 
ftrucbc. ' ^ 

Fornax ex lapide grifei coloris in forma quadrata, cujus quodque la¬ 
tus 4 vel 6 ulnas occuparet, conftruebatur. Murus extimus live lorica 
camini aut cavitatis craffitiem i ulnae fupra, infra vero i| ulnae aequabat. 
Circa pedem hujus fornacis live partem inferiorem laqueare quoddam hu¬ 
mile erat, fub quo relocabantur folles cum fcamnis& reliquis machinamen¬ 
tis. Cavernula five fovea duplex inque crucem duria fuhibat lapidem 
fundamentalem live focum. Altitudo fornacis eadem fere erat cum alti¬ 
tudine fornacum majorum, quae Hocb-Ofen Germanice vocantur. Intra mu¬ 
rum hunc exteriorem fornacis educebatur caminus, qui juxta focum con¬ 
flabat lapide Bcrgenii, ubi 3 pedum in forma quadrata erat. Foci altitudo 
erat i\ ulnae, exque illo fenlim aut per gradus verfus fuperiora ampliaba¬ 
tur caminus, dum tandem in rotundam figuram abiret, quae rotunditas a 
foco tribus ulnis tantummodo incipiebat; amplitudo diametri ejus erat 3 
ulnarum, fed inde rurfus coartabatur &anguftior verfus fuperiora redde¬ 
batur, dum tandem a fundo eductus fuiffiet caminus ad altitudinem 18 pe¬ 
dum; qui delinebat in aperturam 1 ulnae, per quam fcilicet immittebantur 
carbones & venae. Ad illud fornacis latus, ubi reponebantur folles & ubi 
laqueare prius memoratum erat conftrurium, altitudo erat 1 ulnae, & mu¬ 
rus crafiitiei 1 pedis, altitudo a fundo 9 digitorum. Moles quaedam ferri 
transverfim inferta & collocata fuit, infuper murus argillaceus ad craffitiem 
1 pedis. Profunditas illa fornacis erat, ut ferrum fuper ipfam humum & 
folum potuiffiet effluere; nam extra fornacem foffia quaedam parata erat, 
pulvere carbonario humeriato repleta. Orificium ventilatorium argilla 
replebatur, quod etiam coni truncati fpeciem referebat, nam verfus inte¬ 
riora arctius erat, verfus exteriora vero amplius. Ipfamet fic conflruria 
fornax fpeciem referebat cadi Italici, qui ad utrumque latus in anguftum 
coit, in medio vero amplitudine multa pollet. Folles qui hic adhibe¬ 
bantur, erant admodum humiles, nec nifi ad dimidiam altitudinem eleva¬ 
ti, ac folent folles vulgares fornacum, nec longitudine majore gaudebant 
quam folles , qui ufurpantur circa focos fabriles, nec fcamnis & fedilibus 
luis alligati jacebant, fed mobiles, ut fcilicet inde facile poffient loco mo¬ 
veri, quoties fcilicet ferrum effiet eximendum. Sed videantur Tabulas 
XVII & XVIII. 

\ 

Fornaces mediocres & exiguae erant eodem modo conflruria; ^figu¬ 
ratae, diflerebant tantum in eo quod minores eilent; mediocres enim a par¬ 
te inferiore erant 2 pedum in forma quadrata, in medio 5 pedum, apertu¬ 
ra partis fupenoris unius ; altitudo 14 pedum. At vero joriiaces minores 
parte inferiore erant formae quadratae 2 pedum, diametri 4 pedum in me¬ 
dio, & apertum fuperioris 1 pedis. Fornacem talem perplures annos du¬ 
rare potuiffie dicebant, antequam reficienda elfet; tigillo tantum quater 
quovis anno renovato. 

Ex 
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Ex figura appofita videre potes ipfam fornacis conftru&ionem me¬ 
lius quam ex defcriptione, unde oculis illam fine ulteriore deductione fi- 
ftere volui. Tab. XVII Sc XVIII. 

Quum opus fuforium inchoaretur, replebatur primum fornax carbo¬ 
nibus; carbones tunc molliores cum durioribus commifcebantur, quique 
etiam flati ni accendebantur, admidis etiam in motum follibus, fcilicet 
quum carbones prima vice fubfidiffent; cumque repleretur carbone, in- 
liiper vena injiciebatur: obfervatum etiam efl, bis fubfidiffe carbones, an¬ 
tequam vena inciperet liquari. 

Vena calcinabatur prius & contundebatur, quavis vice bina vafcula 
apponebantur, pondus venae cujus vis vafculii centumpondii partem ae¬ 
quabat, at vero fi inops metalli elfiet, accipiebantur 3 vel 4 vafcula, infuper 
i corbis carbonum, quorum 4 unum faecum conficiebant, & 5 facci 
unum fafciculum qui vocatur Knippa, 2\ fafciculi five Knippor 1 Foder. Dein 
continuato opere quovis | horae fpatio femel imponebatur vena, Sc intra 
24 horas 30 vel 32 vicibus, quae in unam mafiam omnis colliquabatur. 

Modulus aut menfura venae, quae quavis vice apportabatur, longa 
erat 2 ulnas & 7 digitos, lata \ ulnam & 7 digitos, profunda | ulnam. Pon¬ 
dus 9 centumpondiorum. 

Peracris his fcilicet 3 2 impofitionum vicibus, nempe hora feptima 
vefpertina, ad unum latus removebantur folles, ne impedimento effient, 
fcilicet ut libere emitti pollent fcoriae, dum nudaretur ferrum. Scoriae 
non tam leves & candidae erant, ut illae quae emanarant ex fornacibus, de 
quibus infra agendum efl, Flof-Ofen appellatis, erant nigriores & ponde- 
rofiores, tanquam fcoriae ex ftanni vena provenientes; & quoniam nullius 
ferri confortes effie putabant, in aquam projiciebantur. Quum emana¬ 
verint fcoriae, irrorabatur multa aqua pulvis carbonarius; qui pulvis in foffia 
quadam ad parietem foci anteriorem fervabatur ad ufum, fcilicet ut inde 
fenfim in ferrum candens laberetur, ficque per gradus Sc paullatim frige - 
faceret ferrum; quum dein pulvere evacuata effet foffia, apparebat ferrum 
coloris nigre rubefeentis, ficque tandem infundebatur frigida. Ut pri¬ 
mum ferrum coloris obfcuri effiet, parietis anterioris pars ex argilla con- 
feffi uria cum orificio venti ope conti ferrei excutiebatur, moles ipfam et 
ferri trans verfim polita aqua etiam refrigerabatur, argilla dein a ferro opti¬ 
me corrafa, pariter pulvere carbonum, quo tegeretur quafi maffia ferri 
candens, comprehenfa tandem 3 uricis ferreis, qui a catena ferrea Sc cylin¬ 
dro vecteque quodam penderent, attollebatur, quum fcilicet circumfere¬ 
batur rota, circum trabem volvebatur Sc contorquebatur catena, fic mas- 
fam prehenfam loco fuo levabant; quae dein in binas partes dividebatur, 
quarum quaelibet ~ centumpondium pendebat. 

Exemta hac maffia, replebatur fiatim foffia dicta; ipfumque orificium 
ventilatorium, ut prius, reficiebatur ex argilla; & folles mobiles loco fuo 
emoti jam in priftinam fedem milii, ope rotae in motum fuum recipro¬ 
cum agebantur. , ... ...... 

Intra fpatium horarium eximi potuit fruflum. five mafia diefa ferri, 
quod fit in vehementifiimo calore, nec nifi cum multo fudore. Pondus 
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talis maffie, fpatio quolibet 24 horarum exemtae, 11 vel 12 centumpon¬ 
dia sequabat. Genus ferri, qUod ex his fornacibus & liquationum more 
proveniebat, non ita crudum & heterogeneis confpurcatum erat, prout fer¬ 
rum aliarum fornacum, hinc nec e novo, ut ferebant, recoquebatur, fed 
jfatim tenax & malleabile fuifle dicebatur. 

Licet fornaces eflent diverfae dimenfionis & amplitudinis, ufque 
tamen nullum intercedit difcrimen inter majores & minores, nec alia indi¬ 
tura in majoribus ratio fufionis quam in minoribus erat, nifi quod mada 
ferri quibusvis 12 horis ex fornace majore eximeretur, quum quavis 6ta 
hora ex minore. Pondus made ex minore fornace provenientis aequabat 
2|vel 2* centumpondia; hincprseterlapfis 24 horis maflae 8 ad 10 cen¬ 
tumpondia obtinebantur. Impofitionum vices vulgares erant 20, 2 2, ad 
24, quavis vice 2 vafcula venae & 1 menfura carbonum, quarum 3 unum 
laccum conficerent, imponebantur. Haec de modo coquendi venam ferri 
Stiriae, prout mihi a fide dignis relata funt. 

Fornacesferrifuforice altiores Flofs-Ofen appel¬ 
lat ce Carinthice. 

/^Arinthiae in ufu erant fornaces altiores & majores, quae alias Flofs-Ofen 

appellantur, nec multum differunt a fornacibus Germanicis. Vena 
illuc deferebatur ex montibus Loellinger; eratque coloris cafianeo - bru- 
nei & partim flaventis & rubefcentis: fed antequam in fornacem deferre¬ 
tur, calcinabatur ope carbonum comminutorum, qui circa fufionem ejus¬ 
dem venae non eflent idonei. Juxta fundum caveae calcinatoriae reloca¬ 
bantur ligna fecla, ut fcilicet carbones eo melius ignem conciperent; in- 
fuper carbo diftus comminutus, & fupra carbonem vena ferri. Quum 
tandem calcinata efletvena & dein frigefada, contundebatur in fruftula 
minora nucum magnitudinem fere aequantia; inde in fuperiorem partem 
fornacis attollebatur. 

Fornacis murus exterior lapideus erat & validus, eodem fere modo 
conftrufitus quo Germaniae, formaque quadrata: quodlibet latus 12& in¬ 
terdum 14 ulnarum, craflitie5 vel 6, cum binis arcubus, uno fcilicet a parte 
fornacis anteriore, altero ad latus, fub quo repofiti erant folles: arcus faxo 
duriori & validiori conftabat; in medio educebatur caminus, murusque 
qui illum proxime circumdaret, qui conftabat lapide arenario rudi & ad 
rubrum colorem vergenti, qui illuc transferebatur ex Crain. Saxum fun¬ 
damentale ejusdem generis erat 4 pedes longum, 4 latum, & 1 pedem & 
12 digitum craflum. Saxum vero parietis anterioris 4 pedes longum, ii 
pedem altum, 4 digitos craflum: faxum fuper hoc relocatum 3 pedes al¬ 
tum, 17 digitos craflum. Saxum in quo orificium fpiratorium quafi ex- 
Icifliim exftabat, 5 pedes erat longum, 18 digitos altum, & 20 digitos cras- 
lum. Ex hujusmodi faxis conftruebatur pars inferior fornacis circa focum, 
fed fupra conftabat faxo grifeo vulgari. Saxum fundamentale horizonta- 
liter relocabatur, fixa reliqua infuper, adeo ut tigillum latitudinem haberet 

Cia fis /. de ferro. Zz 24 di- 
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24 digitorum & longitudinem 26: Saxa haec ita erant fefta, ut latius edet 
tigillum a parte fuperiore quam ab inferiore, adeo ut ad altitudinem i\ 
pedum ex faxo fundamentali exdaret, in forma quadrata 2 pedum & 10 
digitorum: infuper ampliabatur magis & magis tam tigillum, quam ipfa 
cavitas; non tamen abibat magis in formam quadratam, fed fenlim in ro¬ 
tundam ; circa altitudinem 9 pedum ampliatus apparebat diameter ad 7 2 
digitos, inde contrahebatur rurfus ufque verfus aperturam, quae formae 
quadratae unius pedis tantum erat; integra ejus altitudo a faxo fundamen¬ 
tali ad aperturam fuperiorem erat 24 pedum : teftum erat fornicatum, ut 
eo melius fervaretur opus immune ab aquis pluvialibus & tempedatibus, 
quae ignem turbarent. Orificium pro emiffione ferri ad dextram partem 
juxta Taxum fundamentale erat faci am. Circa latus finiftrum, ad altitudi¬ 
nem, ad quam eniti folebat ferri liquamen, erat apertura pro fcoriis emit¬ 
tendis facla, quae emittebantur, antequam apertura pro ferro recludere¬ 
tur. Orificium, per quod ventus fpiraret, a faxo fundi 14 vel 15 digitos 
altum erat, fed in media fornacis longitudine : at vero fi mads ferreae ma¬ 
jores defiderarentur, elevabatur orificium difrum adhuc ad 1 digiti altitu¬ 
dinem : orificium hoc ventilatorium non conflruebatur ex argilla, fed in 
ipfo faxo dicio apte incifum aut exfciffum apparebat, adeo ut ne unguem 
latum a centro declinaret, fcilicetut flamen exacte flringeret integrum fo¬ 
cum, qui multae exaflitudinis effe debuit: Quumque orificium hoc jude 
incifum edet, immittebantur guttulae quaedam aqueae, quae fi celeriter in 
focum defluerent, indicium erat nimiae obliquitatis; at vero fi lentius ma¬ 
narent live in uno loco fubfiflerent, fignum erat litus nimis horizontalis; 
hinc aptabatur ita orificii obliquitas, ut aqua lente & fenlim pollet illabi: 
in hoc plurima fuforis ars confidebat. 

Multum etiam referre dicebant, ut folles debite aptarentur: his in 
locis ufurpabantur folles coreacei, non multae elevationis, fed longiores. 

Fornax hujus generis e novo exdructa replebatur primum carboni¬ 
bus, quibus accenlis line vento bis fubfidere permittebatur, antequam ve¬ 
na imponeretur: dein immittebatur vena quavis vice ad menfuram cubi¬ 
cam | ulnae in quovis latere, cujus pondus edet 2 centumpondiorum, & in¬ 
fuper 2 facci carbonum; quumque fubfiderint, iterum imponebatur, quod 
iterabatur quovis | horae fpatio ; quumque hoc facium effet quinquies, 
(hoc enim intra 3 vel 34 horas peragebatur) tantum liquaminis ferrei in 
tigillo collectum apparebat, ut emitti polfet: in illum finem per lignum 
quoddam locus torufque in arena formabatur fecundum capacitatem maf- 
fae ferres. Antequam ferrum emitteretur, aperiebatur primo foramen fl- 
•nidri lateris pro fcoriis, quae emanarent, lique illae edent fidulofe & colo¬ 
ris albi, bene peractam fuilfe operam lignificabat; fi vero edent coloris 
brunei nigricantis, lignum fore multum adhuc ferri in illis reconditum la¬ 
tere ; indicabat etiam tigillum nec judam adeptum ede dimenlionem, aut 
orificium ventilatorium luam obliquitatem. Emiflisjam fcoriis aperieba¬ 
tur orificium pro ferreo liquore, quo emido, obturabatur iterum orifici¬ 
um; ferrum frigefaftum ponderatum dabat 4 vel 5 centumpondia; con¬ 
tinuabatur lic opus, feilicet fpatio quovis 3 vel 3! horarum emittebatur 

ferrum. 
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ferrum, emidionumque viees erant 7 intra 24 horas; ferrum interea emif» 
fum 35 centumpondia aequabat; ad quamlibet emidionem vel madam in¬ 
de colle&am 3 impoiitiones requirebantur, live 9 aut 10 centumpondia 
venae, una cum 8 vel 9 faecis carbonum, magis minusve prout illi duri vel 
molliores effent; duri enim cum mollioribus, & molles cum duris com- 
mifcebantur; nili commifcerentur, nullius ufus fore dicebantur, 

Opus fuforium in hujus generis fornacibus continuari folebat fpatio 2 8 
ad 3 3 feptimanarum, ja&itabant quidam ex turba liquatorum fe artem cal- 
luilfe, qua prima datimfeptimana vel principio fullonis tantam copiam ferri 
potuerint producere, quantam alii, quum opus fuforium per 3 vel 4 fepti- 
manas jamdum continuatum fuilfet: artem in illo conftitide dicebant, ut 
bis aut ter imponerentur fcorisecum lapide fcidili commixtae, quibus col- 
liquatis, obductum fuilfe dixerunt parietem cavitatis veluti quodam vitro, 
licque putabant integrum venae pondus iiatim prima feptimana imponi 
potuide. 

Scoriae fubnigri coloris ponderoliores, in quibus ferri quid recondi¬ 
tum elfet, fub malleo quodam aquatico comminuebantur & contundeban¬ 
tur, pulvis dein in foda quadam lavabatur: ferrum quod inde obtinere- 
tlir, una cum vena reliqua transmittebatur per fornacem, Sc 
cum volurpine ferri commifcebatur. 
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PARAGRAPHUS XX. 


Modus inufitatus venam ferri traBandi prope 
FlaBre in ditione Saltz])urgenji, 



Ena quae in fornace hic fundebatur coloris erat nigri, 
partim brunei, partim etiam flavi, exque montibus 
vicinis multa ejus copia eruebatur, frangebatur hic 
flratim, alibi vero apparebat copiofe dilatata in glan¬ 
dulas & campos. Menfura ufitata venae longitudi¬ 
nem i \ ulnae, latitudinem i; ut & profunditatem ean¬ 
dem aequabat & vocabatur Karren: menfura vero mi¬ 
nor | ulnam in forma quadrata, ex quibus tres unam 
menfuram majorem conftituebant live unam carrham. Vena dein in 


fruftula contundebatur, ad magnitudinem nucum majorum & minorum. 
Vena duplicis erat generis, unum notae deterioris, alterum melioris, colo¬ 
ris fcilicet brunei & flavi ; hoc genus feorfim confervabatur, nam ad con¬ 
fectionem chalybis maxime idoneum cenfebatur. Genus prius feu riotae 
pejoris in foffa quadam, quae ad illum ufum exflrudta erat, calcinabatur & 
quidem cum lignis craflioribus & igne fatis vehementi. 

Quod fornacem &ejus conflruftionem attinet, externa ejus facies 
fimilis erat fornacibus Germaniae exAructis & praefertim Saxonicis, cum 
illa tantum differentia , quod laqueare quoddam five arcus ante locum 
emiflionis exAructus effet, & fimul quod aliquantum effet humilior, ad al¬ 
titudinem modo 3 ulnarum. Fornax a faxo fundamentali 24 pedes erat 
alta usque ad aperturam luperiorem : faxuin fundamentale in forma qua¬ 
drata i~ ulnae erat. Cavitas fornacis inde dilatabatur usque ad medium 
five ad altitudinem abinde 12 pedum, ubi latus quadratum erat 3 ulna¬ 
rum , inde contrahebatur rurfus cavitas, forma quadrata ubique usque ad 
aperturam luperiorem fervata, ubi latus ejus quadratum erat 1 ulnas. 

Infupertedtum quoddam fornicatum erat, ne fcilicet aqua pluvialis 
in fornacis partem luperiorem & aperturam decideret, & flammam ignem¬ 
que infeftaret. Ipfa cavitas vel murus intimus fornacis tegumento vel 
lorica faxea validiore continebatur; faxum fundamentale obliquabatur 
paullulum verius partem anteriorem five ad aperturam per quam emitte¬ 
batur liquamen ferri, fcilicet ut omne ferri volumen ad faxum fundi usque 
emanare poffet. Orificium folliculare ex faxo fundamentali ad elevatio¬ 
nem 1 3 digitorum factum erat; maxima exactitudo requirebatur, ut apta¬ 
rentur j ulle flabella, fcilicet ut ventus debite ftringeret volumen ferri in 
foco contentum, & totam fornacem aequaliter permearet. Murus ipfius 
fornacis validiflimo lapidis genere eductus erat. Ignis fuforius inibi con¬ 
tinuari potuit fpatio 20 ad 30 feptimanarum. 

Principio fufionis, live primis 3 aut 4 feptimanis non tanta quantitas 
ferri obtinebatur, quanta dein, cum calefacta demum effet fornax, five ad 

caloris 
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caloris debitum gradum redadtus murus:initio enim fpatio cujuslibet heb¬ 
domada obtinebantur modo 80 ad 90 centumpondia, poli elapfum 6 vel 
7 feptimanarum major quantitas; adeo ut fpatio 1 diei & no 61 is 28,30 ad 
40 impolitionum vices elfent, magis minusve fecundum fluiditatern vena;; 
quavis vice una menfura, quas vocatur Kubel, imponi folebat, usque tamen 
menfura di 61 a non femper ad fummum replebatur; quum enim vena flui¬ 
dioris indolis elfet, menfura plenior erat; at li naturae immitis & refractu- 
rise, palmi altitudo ei deelfe folebat: menfura talis plena ij centumpon¬ 
dium pendebat, pondus erat Viennenfe. Vena ditior & pauperior ple¬ 
rumque commifcebatur, adeo ut limul polfent colliquari; hinc fpatio 24 
horarum imponebantur 35 ad 50 centumpondia venae calcinatae,&infu- 
per l faccus carbonum ad quamvis menfuram vel Kubel\ carbones durio¬ 
res hic optimum ufum praeftabant: primum injiciebantur carbones & infu- 
per vena, quae ope rutri aut marculi tridentis adaequabatur : 4 facci car¬ 
bonum conficiebant limul 1 fafciculum live Knippa Svecice, prout appella¬ 
tur, 2I Knippor unam menfuram, quae vocatur Foder , quaeque ab equis ju¬ 
galibus feu binis commode trahi polfet. 

Semel imponi folebat vena fpatio quolibet J vel 1 horae, & peraclis 
4 vel 6 impolitionibus , obtinebatur malfa ferri, quae ibi Flofi appellaba¬ 
tur, ponderis 2 \ ad 3 centumpondiorum, fed fecundum qualitatem illius 
venae commune pondus maffae erat 3 centumpond: & iftiusmodi maflae 
quovis die & nodte fexies vel fepties acquirebantur, adeo ut fpatio quovis 
24 horarum obtinerentur 18 vel 20 centumpondia Viennenfia, confum- 
tis 3 ad 5 Knippor carbonum : hinc per feptimanam 126, 130 ad 140 cen¬ 
tumpondia Ferri crudi, & ex vena meliore, quae vena chalybea vocabatur, 
200 centumpondia; ad quod confumi folebant 245, 279, 315 ad 350 cen¬ 
tumpondia venae fecundum bonitatem 8 c qualitatem ejus, ut Sc carbones 
44 Knippor vel 180 faccorum. 

In parte inferiore fornacis, ubi ferri volumen colligebatur, five in 
loco foci ad altitudinem | ulnae latitudinem fuam confervabat, fed fubjh 
ciebatur faxum quoddam validum i pedem craffum indar fulcri, pariter ad 
latus dextram, ut locus ille plane repleretur. Juxta faxum fundamentale 
apertura emillionis ad illam amplitudinem parata erat, ut brachium com¬ 
mode potuiffet inferi. Ad latus liniflrum pariter relocatum erat faxum 
laterale, quod tamen non illius altitudinis ede debebat, ac illud quod po¬ 
litum effet ad latus dextrum, fed modo ad | ulnae altitudinem a laxo fun¬ 
damentali, adeo ut locus fuperior ad i ulnae diftantiam apertus effet, qui 
obturabatur argilla, fcilicet ut ad libitum aperiri polfet & Icariae inde emit¬ 
ti. Saxis his lateralibus ope uncorum ferreorum profunde infertorum 
cavebatur, ne faxum inde dimoveretur. Bina haec laxa limul vocabantur 
paries anterior five Foerrwegg. 

Quum eo usque perventum elfet, iit vena in ferrum colliquata emit¬ 
teretur, aperiebatur primum orificium, quod argilla modo erat obturatum, 
fupra faxum illud anterius; quo aperto defluebant fcoriae, quae admodum 
fluidae elfent, unde malfa ferri plane nudabatur: fcoriae apparebant coloris 
viridis erantque limpidae, & poris flftulisque refertae, & conlequenter le- 
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viffimae, adeo ut nulla pars ferri in illis occuli & latere polle videretur. 
Cautam quod paries anterior uncis ferreis alligaretur, elfe dicebant, ne ri¬ 
mas duceret, quum aperiretur orificium pro fcoriis emittendis; fi enim 
rimas duxiffet, pollet ferrum cum multo damno intempefle effluere, jam 
enim fine periculo in foco retinebatur, dum fcoriae & recrementa cujus- 
cunque generis inde emanaverint. Emiffis fcoriis, aperiebatur ad latus 
dextrum illud orificium, per quod ferri liquamen emittendum erat; prius 
enim formabatur torus & cubile quoddam in arena pura, fecundum figu¬ 
ram magnitudinem dehderatam pro ferro recipiendo; quumque emis- 
fum efflet ferrum, pars relidua propius adhuc ad faxum fundamentale excu¬ 
tiebatur, adeo ut ex foco pofflet effluere quicquid fluidum efflet; nifi enim 
omnes ferri reliquiae emitterentur, adeo ut nihil efflet refiduum, damno 
futurum dicebant emittendo volumini ferreo fubfequenti. Obturata ite¬ 
rum argilla fervabantur orificia usque ad alteram emiffionis vicem. Folles 
coreacei hic in ufii erant 

Modus -purificandi ferrum hoc crudum. 

TCRrrum quod ex fornace hac emifflum efflet, fluidiflimum erat, quoniam 
confertum multo fulphure; unde nec flatim, ut aliud ferri genus, & 
peracia recodtione five liquatione jn foco ferrario, fub malleum potuit 
mitti & in contos, extendi; liquefaciendum primo erat in camino quodam 
ferrario, in quo focus formabatur fimilis foco purificatorio cupri, profun¬ 
dus fatis & formae rotundae, lcilicet diametri i ulnae, .& profunditatis | ul¬ 
nae, conftrucius ex bonse indolis lapide, qui dein argilla bene obducebatur, 
fimillimus, prout jam dictum efl, foco purificatorio cupri minori. Ca¬ 
nalis five conus fpiratorius conflabat ferro, &in focum hunc extra mu¬ 
rum ad longitudinem i ulnae protrahebatur, admodum etiam obliquaba¬ 
tur fcilicet in medium foci. Supra tigillum hoc five focum relocabatur 
ditia maffla ferri, & ibi fundebatur, eodem modo prout ferrum in focis fuis: 
maffa haec eo usque colliquefcere debebat, dum ferrum bene colliquatum 
eSc limpidum inftar cupri foluti evafiffe confpiceretur ; perflabat opus hoc 
liquefacioriumfpatio 3 horarum, intereaconfumtis carbonibus volumen 
hoc diligenter circumagitabatur; cumque liquehictum plane flaret, in vo¬ 
lumen hoc immittebat magifler ferrum quoddam frigidum non procul a 
cono ventilatorio, quo explorabat, num fatis liquidum flueret, &num focus 
adhuc plane efflet repletus; quum liquidum bene flaret, apparebat mate¬ 
ria quaedam, quae Sfim nominabatur, circumcirca ferrum dicdum frigidum, 
non aliter ac cuprum pariter immifflo conto ferreo frigido, tunc plurima 
pars fulphuris jamdum evanuiffle putabatur; at vero, fi non bene liquatum 
efflet ferrum, materia illa fe non undiquaque circumdediffle ferrum vide¬ 
batur, fed modo interrupte & particulatim hic & ibi inhaerebat ; quum ita¬ 
que inaequalis hujus materiae adhaerefcentia efflet, intendebatur adhuc calor, 
usque dum liquefatium plane eflet; quo facio auferebantur carbones 8 c 
fcoriae fupranatantes, & ferrum liquidum fic per aliquantum temporis lin¬ 
quebatur in liquamine & fluore fuo , fcilicet dum crufla, quae fuperficiem 

obduce- 
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obducebat, congelefceret; dein fuperinfundebatur aqua, &bradteae vel 
laminae ferri flratim inde excerpebantur, non aliter ac fierifoletcirca puri¬ 
ficationem cupri. Opus hoc perflare folebat fpatio 4 horarum, nam in¬ 
tra 12 horas tres hujusmodi mailas purificare debuit, intra quod tempus 
confutuebantur 2 Knippor carbonum; ex quavis mafla ferri crudi peribat 
plerumque \ centumpondium. Inflituebatur operatio haec purificatoria 
ferri ideo, ut ferrum privaretur omni fuo fulphure,nam fulphure admo¬ 
dum impraegnatum erat. 

Modus iterum recoquendi purificandi que hoc 

ferrum. 

T> Ecoquebatur modo di 61 o ferrum; cumque omni parte fulphuris cras- 
floris per recoclionem talem privatum edet, exinde quidem durius 
evalide videbatur; usque tamen fub malleo adhuc extendi nequiit, nifi 
iterum recoqueretur. Cruflae dicbe ferreae in camino quodam calcinato- 
rio ope lignorum adurebantur; tres ordine camini erant, unus prope al¬ 
terum, & inibi igne calcinatorio tam diu urgebatur ferrum, dum inciperet 
liquefcere, quod a flamma praecipue lignea fiebat: laminae fic calcinatae & 
mox refrigeratae modo ufitato in ferrum fundebantur; quod hic vocaba¬ 
tur Auffbitzen, «St quavis vice liquefieri debebat 1 centumpondium «St 20 fit. 
Viennenf. quod fiebat in focis vere ferrariis fecundum morem Bohemiae 
& Saxoniae receptum; exque 1 centumpondio & 20 ft.obtinebatur 1 cen¬ 
tumpondium live 100 fe. ponderis Viennenfis ferri purificati «St fub mal¬ 
leo extenfl; exinde videre licuit jacturam effe 3 fit. ex centumpondio. In 
fafciculum quendam combinabatur ferrum 2 \ centumpondiorum, qui 
vocabatur Sohrrr, quatuor tales fafciculi Meuler , fcilicet 10 centumpon¬ 
diorum. 

Quomodo dein chalybs, ex hoc ferro conficiebatur, infra exponetur. 
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PARAGRAPHUS XXL 

TraBatioventf ferri fecundum Agricolam . 

. . > 

|Onfuperfluum &ex re efle putem, hic etiam mo¬ 
dum ab Agricola in re fua metallica traditum venam 
ferri fundendi recoquendique exhibere: nam ex de- 
fcriptione illa comparatio quaedam inftitui polfe vi¬ 
detur inter novam fundendi ferri methodum & an¬ 
tiquam. nam quocunque modo vena ferri tra&ata 
fit, oculis tuis, benevole leftor, libet fillere. Ipfif- 
fima ejus verba funt, prout fequuntur. 

„Ferri vena, cui praecipua bonitas, excoquatur in fornace, quaefecun- 
„dae fere fimilis fit; etenim focus exiflat altus pedes tres & dimidium, la¬ 
etus & longus ad pedes 5 ; in cujus medio fit catinus altus pedem, latus 
„fefquipedem ; quanquam altior vel humilior, atque latior vel anguftior 
«efle poteft, prout ex vena plus minusve ferri conficitur. Magifter, certa 
„venaemenfura detur, five ex eo ferrum multum five paucum conflare pof- 
„fit, laborem in hac re infumpturus primo in catinum conjiciat carbones, 
„atque ipfis tantam ferri venam comminutam, & cum calce aquis nondum 
„reltincla permiftam infpergat, quantam batillum ferreum capit. Tum 
,,iterum ac fiepius carbones injiciat, & eis venam infpergat, & quidem uf- 
„que dum acervum clementer adurgentem conftruat; quem tandem car¬ 
bonibus incenfis igni, follium artificiofe in fiftula collocatorum flatu ad 
,,ardendum excitato, excoquat; quod opus perficere potefi, horis modo 
„ocio, modo decem, nunc vero duodecim; ne autem ignis ardor ei faci- 
„em, ut folet, adurat, totam pileo tegat; cui tamen fint foramina, per quae 
„cernere & fpirare pofiit: ad fornacem fit pertica, qua toties res pofiulat; 
„poftulat autem, cum folles nimis acrem flatum infpirant, vel ipfe venam 
„reliquam & carbones adjicit, aut recrementa detrahit, fores canalis, per 
„quem aquae defluunt in rotam, axem, qui folles comprimit, moventem 
„fiftat, &verlari permittat. Quo fane modo ferrum confluit, &mafla 
„pendens duo triave centumpondia, prout vena ferri fuerit dives, poterit 
„confici. Moxmagifler viam recrementorum conto aperiat, quse cum 
„tota defluxerint, maflam ferream refrigerari linat: poftea ipfe & miniflri 
„trudibus ferreis commotam de fornace in terram dejiciant; eamque mar¬ 
culis ligneis, quibus manubria fint tenuia, fed quinque pedes longa, per¬ 
cutiant : ut & recrementa, quae adhuc ad eam adhaerefcunt, decutiant, ac 
„ipfam adunent fimul & dilatent. Etenim fi flatim incudi impolitam per¬ 
cutiet magnus malleus ferreus, ab axis, quem verfat rota, dentibus fubla- 
„tus diflipetur : attamen non multo pofi, forcipibus fublata & eidem mal- 
„leo fubjecfa acuto ferro in partes quatuor, vel quinque vel fex, prout ma- 
„gna fuerit vel parva, fecetur: ex quibus in altero camini foco reco£tis& 
„rurfus incudi impolitis, fabri formant maflas quadrangulas, vomeres, con- 
?,tos, fed imprimis bacilla; quorum 4 aut 6 aut 8 pendunt quintam cen¬ 
tumpondii 
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tumpondii partem, atque ex his denuo varia inftrumenta confici folent.“ 
Ad quamque autem mallei percuflionem adolefcens cochleari aquam in 44 
candens Ferrum, quod formant fabri, infundit; atque hinc eff, quod per - 44 
cuffiones tam magnum fonum edant, ut longe ab officina audiatur. Maf-“ 
ia autem de fornace, in qua ferri vena excoquitur, dejecla, in catino re - 44 
manere folet ferrum durum, & quod difficulter ducitur; ex quo confici 14 
poffiint praeferrata pilorum capita & duriffima quaeque opera. A eff fo-“ 
cus Tab. XIX, B acervus, C via recrementorum, D maffa, E marculi 44 
lignei, F malleus, G incus. Sed ad ferri venam, quae vel serofa eff vel 44 
coela, difficulter liquefcit, majore opera & acriori igne opus elf: etenim 44 
ejus partes, in quibus metallum ineff, non modo a reliquis, quae nullum 44 
in fe continent metallum, oportet fecernere & pilis ficcis frangere; fed & 44 
urere, ut alia metalla atque fuccos nativos exhalent; & lavare, ut levia 44 
quaeque ab eis feparentur. Excoquantur vero in fornace primae affimili , 44 
verum multo ampliore & altiore, ut multam venam multosque carbones 44 
continere poffit: nam partim verte fragmentis, quae majora nuce non 44 
fint, partim carbonibus compleatur, quas res excocf ores gradibus, quifint 4 * 
ad alterum latus fornacis, afeendentes injiciant. At ex tali vena modo 44 
femel modo bis co£fa conflatur ferrum , quod idoneum eff, ut in foco 44 
fornacis ferrariae recalfiat, & magno illo malleo ferreo fubjedfum dilate » 44 
tur, atque ferro acuto in partes lecetur. A eff fornax Tab, XX,“ 

B gradus, Cvena, D carbones. 44 
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PARAGRAPHUS XXII. 

Tentamen venam ferri lignis feSis 5 pariter ter¬ 
ra combii/libili, cum carbone mixtis*, fun¬ 
dendi. 

JXpertum eft anno 1726 Sveciae loco carbonum adhi¬ 
bere ligna fciffa, fed ad certam rationem cum carbo¬ 
nibus commixta, femiufla enim ligna feu torres opti¬ 
mum ufum in fornacibus verne ferri fuforiis proflare 
notum eft; tentatum ergo hoc eft illum in finem, ut 
fciretur num mixtura talis alicujus ufus & lucri foret; 
num minor aut major fic daretur jactura, carbonum, 
& num ignis vivus & flammans fortiorem effectum 
& vim ederet in folvendis venis, quam ignis ficcus prunarum. Ante aliquot 
aenos idem etiam tentatum perhibetur cum aliquo fucceffu Ruffiae : fed 
ut eo melius conflet, qualis effectus fit ignis lignei aut flammae cum igne 
carbonum commixtae in venam ferri, hinc annectere volo integrum liqua¬ 
tionis procefrum, qualiter fe primis & qualiter fe ultimis diebus habuerit. 

Sum- Sum- Ferri Ferri Se¬ 
nia ma ponde- crudi pti- 

car- maifa- rauau- ponde- ma- 1 

bo- rum tica. ranau- nae. 
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Er tabula appollta videri etiam poteft, quot impolitiones quotidie 
faftse niit, quantum venae & quantum carbonum, quotve vafcula venae 
quavis impoiitionis vice, & quantum ferri quovis die, ut 8 c quavis feptimana 
Et obtentum; videri etiam poteft, qualem effeftum ediderit calor ex car¬ 
bonis & ligni mixtura excitatus, & qualem ex nudis carbonibus, qui ex 
comparatione utriusque dignofcipoteft: obfervandum eft, quod lignade- 
beant efte breviora, ut cum carbonibus melius commifceri poftlnt; pari¬ 
ter etiam optime licca. 
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LIQUATIO VEN/E PER LIGNA 

Ex tabella praecedente obfcrvatum ed: 1. Si ligna mifceantur cum 
carbonibus, quod plures impodtionum vices dari pofdnt, eodem tempo¬ 
re manente; exempli gratia,feptimana 3tia erant x 34vices impofitionum, 
fed utendo meris carbonibus nonnifi92 ad 105, pariter feptimana 4ta 
131 vices, quam fi carbones meri edent: quod numeras impofitionum 
ejusdem feptimanae edet 94 ad 105 : vel etiam quod in fummam adjectae 
vices impofitionum intra feptimanae tempus, ad numerum 265 afcende- 
rerit, quum alias ad 210; quod ideo accidide putandum ed, quia carbo¬ 
nes circumjecti dammeo igne citius dedagrarent; unde confumtis citius 
carbonibus, plures etiam impodtionum vices requidtas ede; accedit quod 
effectus & vis ipdus venti augeatur ope dammae, dve ignis dammantis. 
2. Licet plures fuerint impodtionum vices, usque tamen eadem quanti¬ 
tas carbonum , cum carbonibus adjefta dnt ligna, eodem tempore con- 
liimpta effe videtur.; nam fecundum probam confumtae fuere 154 ledae 
& 7 tonnae carbonum una cum 56 menfuris ( Stafrum appellatis ) ligni fcis- 
fi & truncati; lique menfura talis ligni reducatur in carbones, adeo ut 
una menfura reddat vel aequet 17 tonnas carbonum, proveniunt inde 233 
ledae & 11 tonnae: at vero circa fudonis vulgaris methodum confumtaefunt 
216 ad 245 ledae. 3. Sed eandem quantitatem carbonum intra idem tem¬ 
pus majorem quantitatem venae requidvide, quam d nudi carbones adhi¬ 
bentur, ex tentamine videmus; impodta funt vafcula venae 4134, fed circa 
modum vulgarem 3 8 3 5 ad 4042I circiter & confequenter 4. majorem par¬ 
tem ferri prodiide: fcilicet circa tentamen cum lignis 155* pondera nau¬ 
tica ferri, circa modum fudonis vulgarem 1211 ad 148J., unde differentia 

20 ad. 2 5 ponderum nauticorum fuide animadvertitm:;, 

Sed quoniam multa differentia intercedit inter fudonem, quae prima 
feptimana dve 3 tia vice, & illam quae altera vel quarta peracta ed, ratione 
habita ad quantitatem ferri; fcilicet quod intra idem tempus obtinuerint 
148! pondera nautica, quamvis modo impodta dnt vafcula venae. 3835; 
at vero circa fudonem alteram 121| pondera nautica ex vafculis 4042!; 
ratio hujus difcriminis videtur vel fuiffe differentia qualitatis in vena, vel 
partem ferri aut venae parietibus adhaedde, quae vigente opere liquefacta 
tunc primum in focum decidiffet: unde videmus, exaclifdmum hujus rei 
inditui examen non pode , nid per multiplicatas crebrasque & diutinas 
fudones, inque 5tam, 6tam & 7mam usque feptimanarri continuatas. 

Concludi tamen inde poted 1)100 pondera nautica ferri parari per 
150J ledas carbonum (tunc enim ligna in carbones funt reducta); fecun¬ 
dum vulgarem & udtatam vero methodum 100 pondera nautica ope 147 
ledarum carbonum. 2) Secundum methodum novam cum lignorum car¬ 
bonumque commixtione inditutam impodta effe 2661 vafcula, venae, & 
inde eunda 100 pondera nautica ferri; fed eandem quantitatem: ferri feu 
100 ponderum nauticorum per modum vulgarem lucratos .ede, impolitis 
modo 2591 vafculis venae, licet altera vice plus, fcilicet 3313, fecundum 
indicem in tabula. Hinc ratione habita ad fudonis prioris vicem, nullam 
vel exiguam modo intercedide differentiam, fed in ratione ad alteram, ma¬ 
jorem exditiffe, docetur. Usque tamen ex his concludi pode videtur, 

ufum 
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ufum vulgarem cum carbonibus nudis, huic novo cum lignis anteferen¬ 
dum ede. 

Cum terra comlvuJUbili. 

Q Uidam etiam periclitati funt venas metallorum, ferri & argenti, per 
humum paludrem combudibilemfundere; & eo usque progrefliim 
fecilfe narratur, ut dimidiam, & dein \ partes hujus terrae cum | parte car¬ 
bonum fuperimmittere auii fint: fed terras fuas primum per ignem fic- 
cum & bene opertum vitiis ex lulphure & oleo maligniori & putriori pro¬ 
venientibus & jugiter comitantibus privade: additur, ex 4000 frudu- 
lis terrae crudae 2 Fudere circiter combudae & fulphure privatae obtinuide; 
& cinereum aut carbonarium caput, pcruda terra, melioris & purioris no- 
tK reddi, fi diutius in tali igne detineatur, fi usque fere per 30 ad 72 dies, 
pariter fi tegumento denfo pulvereo interea claufa terra intus bene aeduet, 
& nocivos fiuos halitus per gradus & moram difiipet. Non multos latet, 
humum hanc paluftrem, lutulentam, putrem & coenofam infignem ufium 
praedare circa evaporationes diverfi generis falium, ut communis, victrio- 
li, aluminis, & in nullis non focis, ubi flamma & aeftus inde erumpens ahe- 
ni cujusdam aut cortinae latera ferire poffit; pariter in focis culina, ut pe¬ 
nes multas gentes in ufiim ed receptum : fed penes judicem adhuc ed, 
num ejusdem emolumenti fit in focis, ubi fortidimum aded damen, & 
ipfum metallum immediato ejus ignis contactu domandum, & in minimas 
& duidas partes dirimendum ed. Compertum ed, quod glebae hujus ge¬ 
neris, quia tenues & leves funt, a vento praefertim fortiter & plenis buc¬ 
cis fpiranti didipari & dilabi fe patiantur; praecipue fi prope & e diametro 
contra os fEolicumfe fidereaulint, &hifilatera indefcenfupremant; nam 
in aliqualem dammam & mox in fumum difperguntur. Et nifi prius ab 
immundo & putidiori fuo fulphure per ignem prius defaecatae fint, quod 
tabe quadam ipfum liquamen metalli, praecipue ferri, imbuiflent & pol- 
luident, & quafi veneno fuo totam illam undam infecifient; & quamvis 
prius per ignem lentum <& bene claufum malignitas oleofa & fulphurea 
expulfa fit, quod tamen ufque tantum fecis retinuident, ut ei non fine pe¬ 
riculo vena praecipue ferri concredi pollet : praeter quod favilla & cinere 
quodam immundo & fabulofo volumen ferreum confpurcavidet & infe- 
da videt. Sunt praecipue tria talis paludris & combudibilis faecis genera, 
unum radicum caulibus & termitibus nondum emarcidis & putribus faflis 
prorfus condans, quod crematum non tamen multum fubdantiae carbo¬ 
nariae fuppeditat, exilia enim radicum filamenta invicem complicata & no¬ 
data uda, damina etiam fimiliter tenuia relinquunt, per quae non multam 
vim exercere poted Vulcanus : alterum genus fimilibus caulibus fed jam- 
dumputrefaclis&in humi cujusdam fpeciemverfis, aliis etiam ccenofis ma¬ 
teriis intermixtis, condare videtur, quod in cinerem quendam aut &in 
derilius quoddam caput per ignem combudorium converti folet. Terti¬ 
um ex puris fedimentis aquae paludris in puteo in paludibus edbflodagnan- 
tibus & conglutinatis; quod compredum, & in lateres formatum melio¬ 
rem ignem fubminidrare videtur: fed quid lucri in fornacum fo¬ 
cis inde redire poffit, in tomo de argento videre licet 
Cladis /. de ferro. C c c 
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PARAGRAPHUS XXIII. 

Traditio quorundam de induratione ferri 

penes Indos. 

itinerariis referunt aliqui de Japanenfibus, quod fer¬ 
rum fuum in contos excufum locis paluflribus immer- 
gant, & ibi tam diu relinquant, dum ad multam par- 
[v* tem ferrugine iit confumtum, exemtum dein e novo 
excudant, & iterum in palude per fpatium 8 vel i o an¬ 
norum recondant, usque dum iterum in aqua paludi- 
nofa falfa admodum exefum iit : pars ferri, quae re¬ 
flat, fpeciem chalybis referre perhibetur, exinde dein 
vomeres fabricanti exque ferro iic rubiginofo inilrumenta fua & utenfi- 
lia conficiunt. 

In regione orientali Celebum in diflriclu Tambaco dicitur ferrum ef¬ 
fodi, quod iaepiffime recoquitur & iterum exllinguitur, hocque continua¬ 
tur, dum duritiem optimam acceperit, unde nobile chalybis genus confici: 
ad quod etiam ipfammet aquam contribuere perhibent. Haec ex Rum- 
phio Dn. Valentini in Muleo. 



Traditio alias efhChinae incolas & Japanenfes artem callere, qua ferrum 
ad illam mollitiem usque redigere poffint, ut impreffiones & figuras non fe- 
cus ac plumbum poflit recipere, & dein duritiem ei debitam reilituere:hoc 
etiam Beccherus de fe j a flare videtur. Unde iflius mentionem tantum 
hic facere lubet; alioquin modum emolliendi ferrum ingenioilflimi 
DmReaumur in fequentibus videbitis. 
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PARAGRAPHUS XXIV. 

Modus convertendi ferrum crudum Jlatim in 
duritiem chalybeam per recoblionem ejus in foco 
ferrario, qualis tam Svecice quam alibi 

inufuejl . 


Iu mecum perpendi, num etiam hic traderem modos 
convertendi ferrum in chalybem; vel num tantum¬ 
modo docerem methodos coquendi venas ferri & 
recoquendi ferrum variis in locis ulitatas; ufque ta¬ 
men non multum abs re fore exiftimavi, illas metho¬ 
dos hic tantum infer er e , quibus convertitur ferrum cru¬ 
dum in fubftantiam aut duritiem chalybeam , non vero 
quomodo varus m locis convertitur ferrum cufum aut malleatum in chalybem. 

Quod primum attinet, fcilicet quomodo convertitur ferrum crudum 
in duritiem chalybeam, hujus loci efte omnino putem; quandoquidem 
hsec induratio in ipfomet foco ferrario cum ferro adhuc crudo peragitur; 
cumque eodem igne, quo recoquitur alias ferrum; hinc mancum muti¬ 
lumque potuiffet videri hoc opus, nifi reco&ionis hujus methodos etiam 
fubjunxero. 

Quod alterum attinet, fcilicet quomodo ferrum jarndum extenfum in 
chalybem fit cremandum, alius laboris 8c operis eft; jarndum enim purifi¬ 
catum eft ferrum, jarndum fudaverat in fornacibus & focis fuis, & ignes 
fuos ad purificationis defideratse gradum tranfierat; jarndum ferrum eft: 
& quia hoc alius indaginis eft, hinc feorfim de methodis circa crematio¬ 
nem hanc ferri in chalybem paftim ufitatis agere conftitui; fed quia expe- 
rientiflimus Dnus Reaumur opus de modo convertendi ferrum cufuin 
five recoctum in chalybem auro contra charum & experimentis eleftiffi- 
mis & fuis inclytum noviter edidit, hinc nihil nifi additamenta quaedam, 
quum de illis acturus fim, fiftere potero, fcilicet qualis iit ufus converten¬ 
di dictum ferrum variis in locis receptus; fed de his alias. 

Jam quia noftrum inftitutum eft, ferri naturam ex datis tentamini¬ 
bus & experimentis rimari, hinc ut modo diftum eft, tantum exhibere co¬ 
nor methodos converfionis ferri crudi in duritiem chalybeam; de qua re 
illuftriftimus Dominus Reaumur in opere laudatiffimo nondum egifte 
vel admodum parce tetigifte videtur; in §pho fequenti fubjungam mo¬ 
dum emolliendi ferrum ex opere laudato Dni Reaumur defumtum» 
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Modus convertendi ferrum crudumJive ex vena 
femel codium ,Jlatim in duritiem chaly¬ 
be am, Svecice. 

XJ On procul ab oppido Hedemohra in provincia Dalekarlenfi Sveti® 
eirca Wik aut Trollbo, opus admodum elegans exftruftum eft, ubi 
ferrum crudum ftatim in chalybem ope ignis & venti ejufque regiminis, 
focique fabrica, vertitur: ipfum ferrum crudum ad huncufumaptiffimum 
paratur funditurque in fornace circa Wikmcmshyttan; vena ex fodina non 
procul inde didita, Bisberget appellata , elefliflimae indolis effoditur; 
ipfum ferrum ex vena illa exco&um multi aeftimatur, & huic negotio aptif¬ 
fimum : dique vena fubnigri coloris, nec compacta, fed quafi ab infinitis 
granis vel arena quafi conflata, & in pulverem vere martialem intra digi¬ 
tos collabitur; infignis ponderis, fuppeditatque ferrum tenaciffimum & 
meris fibris tendinofis, connexum. A camino vel fornace fuforia JPik- 
manshyttan dicio defertur ferrum crudum ad Trollbo, ubi in duritiem cha- 
lybeam vel aciem vertitur. Eft hic caminus ferrarius in hunc ufum ex- 
ftrucius fimillimus caminis ferrariis officinarum majorum; caminus hicfi- 
mili modo in fornaculam afcendit coitque, perquam fumus& fcintillarum 
flumen elabitur. 

Ipfe focus, in quo ferrum crudum recoquendum eft, eft ejusdem fi¬ 
gurae, qualis in ferrariis, fed aliquantum minor: locus in areacamini ab una 
parte carbonibus eft dicatus, qui ibi feparati jacent. Parietes foci conflant 
laminis ferri crudi fufi, pariter etiam fundus lamina crafla ferrea. Conus, 
per quem ventus in focum intrat, ex cupro, fuperunum parietem ferreum 
aut laminam apte cubat. Latitudo tigilli eft 14 digitorum circiter, longi¬ 
tudo major; non tamen multum refert, qua longitudine fit, five majore fi- 
ve minore. A labro coni fpiratorii inferiori ufque ad laminam fundi eft 
profunditas 61 digitorum. Dimenfiones altitudinum latitudinumque cu¬ 
pri fpirantis, pariter tigilli quam exafliflime obfervandae funt; iulus enim 
confiftit plurima ars, ipfiufque recoclionis arcanum, fine jufta illius apta- 
tione omnis opera irrita cadet. A parte anteriore hujus tigilli eft apertu¬ 
ra figurae oblongae, per quam fcoriae fuperfluae emittuntur; & per quam 
ipfi conti ferrei intrudi folent, quum ferrum liquefactum & in maflam con¬ 
flatum, vulgo Smeltan appellatam, a fundo eque loco fuo elevandum fit. 
Conus cupreus, quo mediante ventus in focum fpirat, ad altitudinem 61 
digitorum a fundo, ut diclurn eft, elevatur; admodum exigua ei datur in¬ 
clinatio, nec major, quam ut aqua poffit per planum ejus obliquumverfus 
focum defluere; linea refla per conum inclinatum duefa non laminae fun¬ 
di extremum marginem, ut alibi,fed parietis oppofiti imum vel pedem 
tangit. Bucca vel os coni ventilatorii eft femidivifae & dividuae lunae in- 
flar, fecundum figuram flmilium in aliis hujus generis focis ferrariis ufita- 
torum, cum illo tantum diferimine, quod hic minor arffiorque fit, fecun¬ 
dum Tabui. XXI; ubi altitudo (AB) eft minor, quam in ejusdem gene¬ 
ris aliis focis. Canalium nares, quae ex follibus prodeunt, in cono hoc 

altius 
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EX FERRO CRUDO. 197 

altius jacent. Artis & fcientiae opus eft, ut ad unguem Sc regulam jufte 
aptetur conus; pariter etiam nares in cono; fed adhuc magis,ut ajuntma- 
giftri, in motu aequaliftimo follium, & ipfius venti jufta diftributione: fi- 
que fortuito folles, coni, aut nares loco fuo turbentur, dicitur, ipfam reli¬ 
quam artem convertendi ferrum in chalybem magiftrumperitiftimum elu¬ 
dere fruftrarique; hinc etiam folles eorumquefcamna & fedilia, omniaque 
quae ad ufum pnevmaticum pertinent machinamenta, ita conftructa elfe 
debent, ut bene aptata, immotaque loculamentis & arietibus, quicunque 
lit motus, incubent & inlideant. In rotam etiam aquaticam, qua folles al¬ 
ternis moventur, defuper illabetur aqua, non vero in latus ejus, aut in ta¬ 
bulata circuli imae partis; eo enim validior & gravior eft aquae vis mecha¬ 
nica ; & ventus fortior aequaliorque fic fubminiftratur. Si etiam conus 
fpirans, per quem ventus in focum admittitur, jufto obliquior fit, ita ut 
pars venti funduin ftringat, ex violento ignis gradu ferrum locum fundi 
tenens aeftu ventofo correptum concremari dicitur; non enim hic ut in 
focis vulgo ferrariis a copia fcoriarum, ut tutus & immunis fit, integitur 
fundus, fed a ficciori flumine exeditur facile comburiturque: lamina fundi 
illaefa & immunis diutius hic non fervari folet,nifi modo per fpatium 2 vel 
3 feptimanarum, quin novanda fit: appellit etiam jugiter ventus ftringit- 
que parietem oppofitum lateralem; ubi locus, quem ventus continuo flu¬ 
mine lambit, & lacellit, confumi & cavari etiam animadvertitur; ipfeque 
paries lateralis crebrius hic quam alibi reficiendus novufque priori fubfti- 
tuendus eft. Labor hic interdiu tantum perflat, non vero noflu; quovis 
die non nifi 3 vel 4 recoftionis vices peraguntur. 

Quovis mane, cum inchoatur opus, in focum mittunturfcorise, dein 
carbones, & aliqua pars pulveris carbonarii, quae inibi fimul commifcen- 
tur, infuper ferrum crudum; optimum ad hunc ufum eft ferrum in mino¬ 
res maffas fufum vel in fragmenta divifum; fuper ferrum dictum fuperim- 
mittuntur carbones. Mafla haec ferri crudi tenetur in igne carbonum uf- 
que dum candefiat, fed neutiquam tam diu, dum fundi incipiat; quumque 
integre & penitus candens apparet, fiflitur ventus, & mafla candens rudis 
portatur 1‘ub malleum; malleus ponderis eft 18 ad 20 librarum majorum 
five Lifspund, cujus ope in frufta minora difcerpitur: ictibus enim tam diu 
percutitur, dum tota divifa in partes 3 vel 4 ft. abeat. Si ferrum fit fra¬ 
gile cum ignitum eft, quod Svecice Roedbrecbt cluit, five fulphure nimio 
praegnans, non fecus ac vitrum frigidum in partes diffiiire folet; at vero fi 
ferrum fit tenax cum candefcit, & fragile cum friget, quod Kallbrecbt au- \ 
dit, diutius mallei iflibus vulnerandum eft, antequam fruftatim diffringi¬ 
tur. Si in fragmenta majora lub malleo dilabatur ferrum, rurfus fuper in¬ 
cudem fublata iftibus ingeminatis impetuntur, donec divifa fint in porti¬ 
unculas ufibus fuis aptatiftimas. Fruftula haec rudiformia fic fub malleo 
parata inde in caminum feruntur & prope tigillum ita relocantur, ut fub 
oculo & ad manus fint fabro, dum res poftulat, illa foco per vices immerfuro. 
Primum itaque partem aliquam difftorum fragmentorum trahit in tigil¬ 
lum, quae mox carbonibus fuperinfufis in tigillo tumulat; quo tempore 
lentius moventur tolles s requiritur enim fpiramen debilius, ufque dum 

Claffisl.de ferro. Ddd 4 ferrum 
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ferrum dictum liquefaflum Iit; interea ope conti cufpidati rimatur «Sc 
pertentat magiiter focum, num aliquid ferri verfus angulos & extra viam 
venti in fugam & alylum fe receperit, quod fi animadvertit, e latebris fta- 
tim effringit, «Sc fpiramini «Sc Vulcano e diametro opponit. Quum ergo 
colliquatum lit ferrum, adeo ut inftar liquoris fluidi tigillum «Sc ejus fun¬ 
dum occupet, augetur velocitas «Sc vis venti; quod fedulo notant, quum 
bene liquidum jamjam in chalybem convertendum, live cum in flatu 
medio inter ferrum «Sc chalybem fit. Per indicia quaedam cognofcere li¬ 
cet, quando liquefcit jufle ferrum in duritiem chalybeam jamtranfiturum; 
exploratur enim per contum tadlumque ferri liquati; per fcintilias fcoria- 
rum ferrique trans carbones furfum elatas; dignofeitur etiam per flam¬ 
mam ; flamma enim principio operationis fubnigre flavefeit, dein can- 
defeit «Sc albefeit, «Sc praecipue quum emiffe funt fcoriae. Quum in fluore 
fuo diu fatis detentum fit ferrum, emittuntur tandem fcoriae in puteolum 
vel cifternam juxta pedem hujus camini factam; quibus emiflis lentefcit 
& indurefeit ftatim ferrum. Perfentiri etiam poteft ope batilli ferrei, qua¬ 
lis fit maffa ferri aut chalybis liquati, num mollis adhuc cedat conto, num 
dura ei refiflat,hoc eft, num in chalybem induruerit. His peraflis adhuc 
in focum perducitur pars fragmentorum ferri, quae adjiciuntur prioribus 
jam liquatis «Sc excoctis; quae eodem modo liquantur; unde continuata li¬ 
quatione, augetur in tigillo maffa. Adhuc tertia & quarta vice in focum 
deferuntur fragmina ferri crudi; intra 4 horas fic quater in focum perduci¬ 
tur «Sc colliquatur ferrum femper novum ; unde etiam quater increfeit li¬ 
quamen. Ex his jam acquiritur maffa chalybea ponderis circiter 4 ad 5 
librarum majorum ( Lifspund ) fi ve 100 fe. minorum. Quum maffa haec 
chalybea ignem fatis paffa fit, per aperturam inferius laetam contus cufpi- 
datus intruditur, cujus ope elevatur; elevata jam apparet formae rotun¬ 
dae; a fuperiore parte aliquantifper cava, quaeefocofublata malleo appor¬ 
tatur ut primum attenuetur, «Sc dein ope ferri cuneiformis fcu cultri ferra¬ 
rii in 4 partes aequales, eodem fere modo, quo in officinis ferrariis, diffe- 
cetur. Non unius «Sc aequalis femper ponderis maffa qualibet vice acquiri¬ 
tur, interdum major interdum minor, nam dividitur panis hic jam in 3, 
jam in 5 partes; prout majus vel minus temporis fpatiurn permittit, 
Maffa haec chalybea ex foco lublata rubentior apparet maffa ferrea can¬ 
denti in ferrariis; erumpunt quidem inde more folito fcintillae, fed fubtilif- 
fimae, copiofe ex unis quafi locis effluentes, fed 11011 longius abinde feruntur. 

Quum liquatur ferrum hoc in chalybem, fi ventus vel inaequalis fit; 
vel conus fpirans in loco fuo non debito «Sc in fitu vere naturali fedeat; 
vel alia forte caufa fit; faepe nullae dantur in foco fcoriae, unde etiam aegre 
in liquamen bene fluidum funditur ferrum ; fed deficiente menftruo hoc 
fcoriaceo aduritur, «Sc fragilitate acquifita vilioris pretii redditur. Hinc ut eo 
melius temperetur dicta acies, adjicitur una alterave fpatha arenae fluviatilis. 
Lamina fundi diu quidem non refiflit, fcoriis ei adhaerefeentibus, quod fit 
cum damno «Sc jactura chalybis. 

Partes hae quatuor fub malleo feclae igni focali rurfus committuntur, 
ut modo excandefcant, «Sc candentes in contos fub malleo extendantur; 

* fit hoc 
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fit hoc eodem tempore, quum ferrum e novo funditur & in chalybem co¬ 
quitur ; primum in ignem focalem mittuntur 2 partes, fed una propior 
vento quam altera, quumque una debite incanduerit, exemta ad incudem 
fertur, & iclibus mallei validis ad dimidiam fui partem extenditur; in lo¬ 
cum ejus tunc admovetur vento altera, quae candefacla eximitur & fub 
malleum etiam portata in contum pariter exporrigitur, ut prior: dein fru- 
fium tertium & quartum: tandem excuditur pars altera ejusdem conti, Sc 
heic omnes in formam it digiti quadratam ; & in longitudinem 4 ad 5 pe¬ 
dum Svecicorum : vocatur hoc genus lapidis Smeltareflaul five chalybs fa¬ 
brilis vel liquatorius. Prima hac vice non opus eft, ut exaftiffime exten- 
fus fit chalybs, nam iterum iterumque dein extendendus eft. Extenfio 
ejus fub malleo peragitur modo confueto, ut ferrum in officinis, primum 
fecundum latitudinem, & fic porro. Chalybs extendendus non coloris 
erit albe fed rubre candefcentis; unde color candefcentiv in chalybe vide¬ 
tur differre a colore candefcentis in ferro ; iflus mallei funt crebriores. 
Porro quum extenfus eft chalybs, in fluvii percurrentis aquam projicitur, 
non alium in finem, quam ut eo facilius in frufta poffit rumpi, nam in plu¬ 
ra dein frangendus eft, de qua re infra. Chalybs hic crudus, nondum fufa- 
ftantia vere chalybea penitus conflans in fradlura grana minutiora offen¬ 
dit; interdum circa centrum major aut minor circulus apparet coloris ob- 
fcurioris, fed ufque in granis ejusdem indolis. 

Rudis & cruda haec chalybis materia ex hac in aliam officinam non 
procul inde diffitam fertur, ubi in chalybem melioris notae & fubtiliorum 
granorum formari, & iterum atque iterum extendi folet. In officina illa 
eft malleus exiguus ponderis fere z\ librarum majorum, quae Svecice Lift- 
pund appellantur, & incus non inelegans cum trunco ( Staflock Svecice nun¬ 
cupato) humiliter ad folum collocato. Solium tripes prope truncum ad- 
ftat, in quo fedens magifter, chalybeum contum diffingendum celerrime 
fub malleo hinc & inde verfat & format; axis qui a rota aquatica celeriter 
admodum circumvertitur 12 dentibus praedita, malleum feftine elevat, 8 c 
efficit ut celerrimas vices oculi i cius fugientes peragat: momenta lapfus 
hujus mallei celeritate fere sequant momenta penduli in horologio parvo 
portatili, adeo ut induftrius faber in formatione & converfione ipfiusmet 
conti fub malleolo attentis oculis & affueta manu momenta obfervaturus 
omnem operam impendet. Caminulus in hac officina cum foco exftru- 
£lus, a priori jam defcripto aliquantum differt: folles quidem ejusdem 
magnitudinis funt. Conus, per quem ventus in focum admittitur, eadem, 
etiam fitus obliquitate gaudet, eadem etiam magnitudine, figura & orific 
cio; differt tantum in eo, quod apertura ipfius orificii altius aliquantum 
levata fit, five (AB) Tab.XXI major; adeo ut orificium hoc fpeciem areae 
circularis dimidiatae referat, alterum vero fegmentum areae figurae ovalis. 
A cono hoc fpiratorio, qui Forma cluit, ad fundum hujus foci eft altitudo tan¬ 
tum 2 vel 3 digitorum ; tigillum alias latitudinem 1 o ad 11 digitorum 8 c 
longitudinem 14 ad 16 sequat; quamvis, ut ad amuffim & normam ita 
conftruatur, non neceffum fit, ut in officina prsememorata; nihil enim re¬ 
fert, fi cuprum Aeolicum hic, qua altitudinem in tigillo, aliquot digitis 
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differat. In camino hoc a parte anteriore eft apertura figurae oblonga, 
per quam fcoriae emittuntur, & fubter puteolus formatus, in quem deri¬ 
ventur. 

Chalybs in priore officina ruditer excodtus, & in contos quadrangu¬ 
los extentus, hic in partes frangitur; in lapidem enim angularem lubje- 
dum vi dejectus, vel impofitus faxo malleo quodam percuffus in partes fa¬ 
cillime diffilit, quoniam in aqua eft extinclus & fic fragilis & edurus faftus. 
Fragmenta haec chalybea, antequam in hunc focum immittuntur, ordine 
quodam concinno & ab ufu edocto fecundum delineationem difponuntur 
& quafi ftratificantur; reponuntur duo fragmina conti aptiffima fecundum 
latitudinem foci, quibus tanquam fulcris fuperimmittuntur 7 aut 8 alia fe¬ 
cundum longitudinem, fcilicet c. c. c. c. c. infuper transverfim alia minora 
& majora inaequalis longitudinis, circa quae obfervatur, quod unum fruftum 
chalybeum alterum a latere non contingat: ex mutuo enim contadtu di¬ 
citur laedi fruftum. Super hanc leriem duplicatam chalybearum partium 
corbis unus carbonum eledtorum mittitur, & dein in illos ignis & ventus. 
Et quoniam feries haec five tranfenna fragmentorum chalybis locum fuum 
nacta fit fuper conum fpiratorium, hinc admiftb vento fonus fortior audi¬ 
tur, quia fub illis ventus cum fibilo per interftitia & jundturas fragmento¬ 
rum, perque carbones & ignem erumpit. Elapfo fere | vel | horae fpatio, 
candefacta apparent chalybea in ordinem hunc difpofita fragmina , quod 
cum facium fit, fiftitur iterum ventus, & fic unum fruftum poft alterum fo¬ 
co fuo feorfim eximitur; primum quod fupremo loco ad manum jacet, 8 c 
ftatim fub malleo in bacilla inaequalis longitudinis |, |, 1, i\ aut 2 pedum 
tenuiora excuditur. Hic bini fabri, five magifter cum tyrone fuo juxta 
truncum & parvam incudem quilibet folio tripedi infidet, unus a quovis 
latere mallei; cumque extenfus videtur chalybs ad unam partem, tyro ex 
oppolito fedens illum recipit, & demiextenfum ad alteram partem dila¬ 
tat, unde integre & eadem vice idem fruftum extenditur. Quo fadto, 
cumque adhuc candet, in labrum aut cifternam ligneam frigida decurrente 
femper aqua plenam projicitur, ut inibi in chalybem indurefeat: bina frag¬ 
menta majora in frigidam non immittuntur. Dein omnia haec bacilla fic 
iterum extenta in unum fafciculum colliguntur, & ita combinantur, ut ex 
compofttis una quali facies appareat; ita enim unum applicatur alteri, ma¬ 
jus cum minore, & bina illa majora in aqua non exftindta, quorum mentio¬ 
nem fecimus, unum fupra, alterum infra, lamellas ardte conjunctas, clau¬ 
dunt : quae fic in unum fafcem numero 16 ad 20 connexa fiftuntur : fic- 
que in manipulum quendam colligata iterum in ignem & focum deferun¬ 
tur, ac indivulfa auxilio forcipis tenentur, 8 c fic ad candefcentiam ufque 
calefiunt. Caufa praecipua hujus colligationis eft, ut omnis chalybs unum 
corpus, cujuscunque fit naturae, conftituat; fique uni fruftulo aut bacillo 
lamellari aliquid ineffet, quod ignem nimis aut non jufte paffium fit, hoc 
mixtum cum lamellis melioris duritiei maftam fimilisnotae & corporis,pe- 
nitulque uniformem fuppeditet; pariter ut acies fic quafi tendinofam fuam 
indolem acquirat. Haec frulla feu ligamina chalybea adhuc magis in igne 
ope argillae ficcatae& pulverifatae ferruminantur quali & mutuo libi adaptan¬ 
tur : 
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tur: quumque fafciculus hic complicatus fru(lorum chalybeorum ab una 
parte candens apparet, pulvis argillaceus jam memoratus fuperindemitur 
tam fecundum longitudinem quam etiam in medio; quo fuperinftrato con¬ 
vertitur fafciculus, & momento converdonis aliqua pars fcbriarum lubter- 
duentium infunditur, & dein alteram partem argilla etiam f|perin(lernitur; 
fcilicet ut eo melius combinetur complicata haec frudorum compages. 
Mada haec dein igni eximitur, & ope mallei cujusdam minoris aut manua¬ 
lis percutitur, ut adhuc in (itum quendam compadlioremtorqueatur: dein 
iterum ad ignem fertur, & eodem modo quo prius pulvere argillae & ali¬ 
qua parte fcoriarum luperinfunditur, tandem per ignem pulveremque in~ 
liratum, perque mallei percudiones in unum&ardlius corpus conflatus 
excuditur in contos quadrangulos, fed ab una tantum parte; quorum 
quodlibet latus sequat fere 4 digitos : mox exponitur aeri, ut refrigefcat: 
altera pars, quae nondum extenfa e(l, in igne primum candefacla, eodem 
modo dein extenditur; & redditur in medio contus chalybeus cradior, 

quam circa bina extrema : ad quod opus duae modo ignitionum & exten- 
lionum vices, quae Utrceckningar Svecice appellantur, requiruntur. Longi¬ 
tudo conti chajybei e(fe folet 9 ad 10 pedum, qui dein in manipulos col¬ 
ligantur; quolibet manipulo 8 ft. majores, (Lifpund) 8 c 3 fe. minores, (ive 
1 centumpondium fere pendente. Genus hoc chalybis ejusdem, (i non 
melioris e(t qualitatis cum chalybe Carinthiae & Stiriae. 

Obfervationes quaedam circa converjionem 
hanc ferri crudi in chalybem. 

]\/fUlta adhuc occurrunt circa hanc materiem fcitu & obfervatu digna, 

- quae in ipfum contextum defcriptionis inferere commode non po¬ 
tui, hinc feordm illa fub obfervationum titulo adjicere lubet. 

1. Optimum genus chalybis immediate a ferro crudo conficiendum 
e(l, fcilicet ut a principio in igne praeparatus naturam vere chalybeam in¬ 
duat; enfes, clypei, tendines &c. ab hujus generis chalybe parantur: 
Acies enim ex ferro confecta non illius qualitatis ede putatur, in illa pe¬ 
rire quali duritiem, (i per ignem crebro transmittatur ; & in ferrum quali 
redire concupifcere, expulfis in foco particulis falino-fulphureis, quae in 
poros ejus fe inlinuarant. Chalybs vero ex ferro crudo praeparatus, nec 
hili multa arte & -aegre in ferream mollitiem relabi pode perhibetur. 

2. Ferrum quod durum & hrmum eft, ad hunc ufum eligitur tanquam 

optimum, quodque tenax & bonae indolis ferrum fuppeditat: fed quod 
mollitie gaudet, inidoneum cenfetur ; ipfe etiam chalybs, qui inde para¬ 
tur, ad naturam ejus quodammodo accedere videtur, judo mitior & ce- 
dentior ed, unde nec adindrumenta, in quibus durities multa requiritur, 
aptidimus. Si ferrum crudum tamdrmum dt, ut non frangatur ignitum, 
chalybeum facium ad indrumenta utilidimum ed. At vero d chalybs prae¬ 
paretur ex ferro crudo molliori & tenaciori, ut ex Danmoriend, ex vena 
fodinarum,quae Klacka 8 cTaberg audiunt,quia mollius ed genus,chalybs etiam 
1 ClajJis I.de ferro. E ©e inde 
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inde emollefcere. dicitur & cedentioris aciei genus {'oppetere, aptumque 
endbus & tendinibus fabricandis, praelertim fi rite praeparetur. Chalybs 
ex ferri crudi nimis duri genere crematus, dicitur fragilis & enervis, nec 
relidendi obnixus prodire: aliter vero, fi ferrum duriufculmn fed ufque te¬ 
nax adiit. Utitaque chalybs bonae indolis obtineatur, eligendum eft fer¬ 
rum, quod in foco facile fluit: exinde enim penitius a vento penetrari pol¬ 
le dicitur; & efle illius generis ferrum, quod coloris grifei eft, & cui fun¬ 
dendo aut parando minus venae quam carbonum apponitur. Ferrum quod 
fragile eft, cum candet, quod Roedbrecht Sve.cice nuncupatur, Sc cui ineft 
copia fulphuris, ut cc ferrum quod tenax eft cum candet, fed fragile cum 
rriget, utramque evitatur: exinde enim aegerrime hoc modo paratur cha¬ 
lybs, iique converfionem ejus in chalybem moliri velint, vix nili,ferrum 
durum, combuftum, putre deperditumque obtinent; unde nec quodlibet 
rerri genus ad chalybem idoneum eft: haec etiam eft ratio, quod aliquibus 
in locis Germaniae vena ferri vena chalybea audiat, quia facilior ejus in ve¬ 
rum chalybem converiio eft. Si ferrum paulifper de fulphure mitiori par¬ 
ticipet, dicitur optimum efle, exinde in chalybe tenacitatem deliberatam 
obtineri: fulpbiuratum genus fiepius fub malleum portandum efle, exque 
iterata percudi one aliquantum emollefcere: at fragile cum friget, tanqu^m 
nullius pretii & utilitatis hic rejici. Si vero non adiit illius venae fupeile- 
cfilc , quae llippeditet ferrum duram & fmiuitenax, admifceri folet aliqua 
pars venae fulphureae, fed prudens ratio habenda eft, ut ex mixtis acies bo¬ 
nae indolis poliit parari. 

3. Ferrum, quodin chalybem eft vertendum, ex foco fornacis fuforiae 
in toros in arena fluviatili pura efthrmatos ciFunditur, exinde melius ob¬ 
tineri ajunt chalybem ferrea indole exutum privatumque, & facilius pera¬ 
gi converfionem: nec in pulvere fcoriaruni vel m arena craffiore, fed in 
arena lacuftri flve fluviatili fubtiliqri & pura, nam pulvis fcoriarum facile 
liquefacit ferrum. Juvat etiam, ut ferrum crudum non craflum lit, fed te¬ 
nue; ita enim facilius liquatur, & in chalybem etiam minore cum jactura 
carbonum vertitur. 

4. Primum genus chalybis vocatur Smdtdre-Stauhh live chalybs bifo¬ 
rius, aptus aciei inftrumentis agreftibus inducendae; pariter etiam, ut ex 
collifione ejus cum lilice ignis excudatur : fed nondum paratus fadhasque 
cenfetur enfibus, tendinibus & cylindris chalybeis; putatur enim nimis 
durum & fragile genus efle, hinc etiam in foco altero flve in officina, quae 
vocatur R<eckar-Smedian , elaborandum & purificandum eft. 

5. Maffa ferrea in chalybem jam in primo foco liquefadla, eximitur 
igili & candens immergitur argillae pulverifatae, antequam fub malleo ela¬ 
borandum & diffingendum eft. 

6. Scoriae ex primo foco quater emittuntur, antequam maffa fit parata 
& fub malleo in partes 4 diflecla, hoc eft, femel quavis vice, quum e novo 
ferrum divifum in focum ducitur protrahiturque. 

7. In altero foco ignefliint fragmenta chalybea ad candorem ufque, 
caveturque ne intendatur ignis., in maffam quandam facile coire poliunt, 
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quod detrimento foret arti transmutorise ferri in chalybem ; hinc ipfemet 
caloris gradus fedule obfervandus eft. 

8 . Ad opus hoc chalybeum optimi effe dicuntur carbones ex fago & 
quercu, ufque tamen carbones ex pinu & betula in hunc ufum cum emo¬ 
lumento etiam adhibentur : carbones recentes & Acci funt praeftantiores, 
vetuitis §c humidioribus, qui nullam utilitatem prseftant; unde carbones, 
qui hic ufurpandi funt, cum cura & ex lignis fciffis & ficcioribus funt cre¬ 
mandi : carbones etiam licciflimi effe debent, unde fub tecto jugiter con- 
lervandi. Carbones recentes optimi funt quia licciflimi, quibus fortiter 
liquatur ferrum: ohfervandum eil, quod hic molliores live debiliores non 
commifcendi fint cum carbonibus duris ut & ex betula; etiam puriffimi & 
expertes lapidis & terrae erunt: una menfura carbonum ex betula tantum 
praeftare dicitur, quantum i| vel 2 menfurae ex abiete vel etiam ex pinu. 
Ad igiiitionem alteram chalybis & exteniionem ejus fub malleo (quod 
Garfning Svecice vocatur) requiruntur etiam carbones optimi, ut ex betu¬ 
la, fago aut quercu ; carbones folliles hic etiam ufum quendam praeftare 
polfunt, quia illorum ope bene ferruminatur & combinatur chalybs. 

9. Folles mediocris magnitudinis erant, quoque compaftiores & ma¬ 
teria duriori conflantes, eo meliores. Ad elevationem follium tres pecti¬ 
nes aut vectes requiruntur, non vero duo ut in officinis ferrariis; nam vio¬ 
lentior hic aura requiritur. Aliqui venditant folles coriaceos ex duplica¬ 
to corio confectos ligneis meliores effe. Nares etiam in conum fpirato- 
rium longius live altius promovendae funt. Moveri etiam debent flabel¬ 
la per pectines incurvatos, quod etiam Stiriae & Carinthiae At; tunc enim 
celerior eft follium motus & citior elevatio vel reciprocatio: quo enim ce¬ 
lerius moventur, eo fortior, fetior & vividior ignis & pronior ferri in cha¬ 
lybem metamorphofis eft. Quoque durior defideratur chalybs, eo Ae¬ 
ciores & fortiores eliguntur carbones, & ferrum crudum minoris molis. 
At vero quum extenuandus in contos eft chalybs, ad, illum focum non 
opus eft, ut folles in tam citas reciprocationum vices incitentur, nec nili 
a duobus pectinibus moventibus live prementibus. 

1 o. Quod diminutionem ferri attinet, antequam in chalybem rite 
convertitur ferrum, multam jacturam fui patitur ferrum, & fere dimidiae 
partis; nam ex 26 libris ferri crudi reAduae manent modo 13 libra: chaly¬ 
bis ; at vero gnavus & induftrius opifex ex 26 libris 14 libras chalybis lu¬ 
crari polle dicitur. Jactura ejus in foco live igne primo, ex 60 vel 64 li¬ 
bris eft circiter 24 librarum, inque altero 8, Ave quod eodem recidit, in 
primo igne pereunt 3 partes, qualium in altero tantum una. 

11. In foco altero vel in igne fecundo multa pars Icariarum emitti¬ 
tur, & quandocunque libet, focus illis evacuari potelt. Recrementa, quae 
exhinc effluunt, admodum rubent & craffioris fluminis & fubftantiae funt. 
Ufque tamen obfervandum eft, ne perparum fcoriarum relictum in foco 
At, hoc eft, ne focus plane illarum At expers: in quo cafu nimis ultus Acca- 
tufque chalybs deterioris notae redditur. 

Ut ex ferro crudo chalybs bonae indolis praeparetur, alteram etiam, 
requifiturn eft, ut debite cremetur, alias fruftra tentatur ferri converlio in 

chalybem 
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chalybem bonae indolis. Ex odore etiam fentiri poiTe dicitur, num adu¬ 
ratur nimium chalybs, tetrum tunc odorem fpargit. Ut jufte cremetur 
ferrum, eft artis & Mentiae opus, fcilicet ut ferri natura plane per crema¬ 
tionem diflipetur & pereat; ferrum denique tam bene liquefcet, ac prius 
in foco fornacis fuforise, alias ferrum ab igne & vento non jufte penetratus 
in chalybem nequicquam vertitur. Ut itaque crematio rite peragatur, ti¬ 
gillum non amplius, quam ut capax fit 3 vel 4 librarum majorum (five 
Lifipund) vel minus parabitur; nam minor quantitas ferri fluidius & durius 
liquefcit quam quantitas major, & melius penetratur, quam fi mafla forme¬ 
tur 8 vel 9 talium librarum ; aliqui majores adhuc maflas conglomerant 
formantque, operam citius & intra idem tempus peragendi gratia; feduf- 
que tamen chalybs, inde derivatus, non expers ferri eflfe folet. In Stiria 
maflae minores formantur, unde etiam obtinetur chalybs optimae notae. 

Profunditas hujus tigilli fub orificio venti erit 6 pollicum ; latitudo 
12 pollicum, orificium ventilatorium anguftum, nec nifi unum pollicem 
latum, ut fit ventus penetrantior, acutior & fortior. Canalis fpirans lon¬ 
gior fupra quam infra formatur, ut fcilicet flumen venti etiam verius fun¬ 
dum tigilli dirigatur, unde etiam admodum obliquabitur: pars anterior 
coni non elevanda eft amplius fupra fundum quam ad 5 pollices, fcilicet fi 
ferrum crudum non facile fluat, fed duriufculum in igne fit; at vero fi fer¬ 
rum fit fluidius, tigillum profundius parabitur; nimirum 7 vel 7 \ polli¬ 
cum, nec conus venti tam obliquus erit: fi vero obliquior teneatur , tam 
fortiter peragi operam dicunt, ut nulla obtineatur mafla chalybea. Co¬ 
nus in focum ad longitudinem 2 pollicum exporrigendus eft: tigillum ju- 
fto elevatius erit, ut eo calidius in foco peragatur opera. Murus etiam, in 
quo fitus eft conus venti, verius anteriora obliquandus eft, pariter lamina 
ferri fundum tenentis verius anteriora, & videndum, num inde calidius fiat, 
pariter ut apertura fcoriarum bene obturata teneatur. Si ferrum funda¬ 
mentale non bene rdiftit vento & igni, loco ejus ulurpari poteft faxum. 

Quum itaque ferrum in foco liquefafhim tenetur, continuanda eft 
ventilatio, dum omnis pars fcoriarum per ignem evaporata & disjecta fit, 
adeo ut nulla pars ferri nifi in chalybem converfi remaneat, nec ulla fibra 
aut filamentum ferreum. Nifi ferrum liquide per le fluat, fuperinjicienda 
eft arena fluviatilis licca & pura five cinis ex betula, exinde liquamen cali¬ 
dum, fluidum & durum evadit; minime vero loco ejus pulvis fcoriarum. 
Ut primum augentur in foco fcoriae, adeo ut fupra liquamen aut maflam 
chalybeam fluitent, emittenda: funt ; alias impediunt, ne ferrum rite in 
chalybem convertatur. Si vero liquide nimis peragitur opera, ut fcilicet 
nulla obtineri pofle videatur mafla chalybea , tunc fuperinjiciendum eft 
aliquid fcoriarum, fed tantillum, ne, fi nimis, inde ferrea evadat. Utque 
obtineatur purior & ferri magis expers, in foco ter convertendus & fun¬ 
dendus eft chalybs, antequam inde obtineatur mafla: quae cum fere con- 
fedta fit, fuperinjicitur aliquantula pars ferri crudi attenuati & minuti, 
quodque ex minore copia venae quam carbonum fit confectum , fcilicet 
1 vel 2 librae minores, ut inde omne ferrum in chalybem jufte conver¬ 
tatur. 

12. Mafla 
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12. Malia fic parata fubmittitur malleo minori, cujus pondus eft 16 
librarum majorum. Si inftrumenta ex optimo chalybe deiiderantur, octu¬ 
plo coaptantur & colligantur bacilla attenuata, & lic quali ferruminata ex¬ 
cuduntur, quod bis aut ter ad inftrumentorum quaedam genera heri debet. 
Ferruminatur chalybs per arenam fubtilem, ne cremetur. Quum exten¬ 
ditur chalybs , diminuuntur 16 Pc. live 3 librae minores ex una majori; 
quum vero iterum complicatur & excuditur, pereunt circiter 30 Pc. II ve¬ 
ro chalybs delideratur, quicumpyrite aut filice eollifusbene fcintillet, non 
ita multum & crebro fub malleo extendi debet. Ad unum centumpon¬ 
dium chalybis, vel ut illis calculus eft, ad 8 libras majores confumi folent i\ 
leftse vel 30 tonnse carbonum. 

13. Probari & examinari chalybs hujus generis folet, num bonae aut 
genuinae indolis iit vel non; fcilicet, ii bene poiiit ferruminari; ut &, ii fub 
malleo, tanquam genus optimum ferri, extendi; iique nullas rimas ducat; 
omnia ligna indolis optimae. Chalybs, in quo majufcula grana apparent, & 
ufque tamen ferri & fcoriarum eft expers, eif duriilimus; oriturque ex eo, 
quod tale chalybis genus mediocriter iit crematum. Signum etiam me¬ 
lioris indolis in chalybe eft, fi non emollefcit, quamvis laepius ab igne in 
ignem transferatur : pariter ii durum & forte iit, & iimul nervofum. Cha¬ 
lybs bonae indolis, quum frangitur, crepitat editque fonum quendam lin¬ 
gularem, quali non bene frangi fe patiatur. Signum etiam boni chalybis 
eft, quod ignem copiofum emittat. Dum probandus eft chalybs, tendi¬ 
nes ex illo conficiuntur, quales in fclopetis, live Svecice Fuedrar , nam hoc 
genus chalybis cujuscunque generis tendinibus & eniibus, acubus, filamen¬ 
tis chalybeis parandis infervit: Si 6 vel 7 limae cuneo aut pilo chalybeo 
lucceftive parari & pertundi poftint, antequam cuneus iterum cote acuen¬ 
dus iit, lignum eft generis optimi, quodque infervire poiiit omnis generis 
inftrumentis. Tria praecipue chalybis genera funt, quae quali familiam du¬ 
cunt, & ex quibus nihil non ex chalybe parabile concinnari queat, quamvis 
aliqui enumerent 8 ad 10; nam fecundum diverfum ejus ufum magismi- 
nusve dein indurari poteft; & tot genera, quot deiiderantur, parari. 


Alibi Svecice , 


O FHcina chalybea ad Qwgrnbacka ante plures annos & quidem tempore 
regis Guftavi Adolphi exftrudta efte dicitur. Sunt duo foci ad cha¬ 
lybis confectionem exftrudti, ipfe caminus tam altus eft, ut faber eredto 
non vero inclinato corpore adftare poiiit. Hic loco laminarum ferrea¬ 
rum in fundo & circa parietes utuntur genere quodam lapidis ad talci fpe- 
ciem accedentis, qui Stellfleen Svecice appellatur. Folles lignei funt ejus¬ 
dem magnitudinis ut in officinis ferrariis. Duo funt mallei, & quilibet 
pondus 1 ponderis nautici sequat. In focum qualibet vice mittuntur 1 o 
librae majores ferri, quod optime excoquitur, pari modo ut fieri folet in 
igne ferrario, fed fcorise quam laepiffime emittuntur, adeo ut maffa illa fer¬ 
rea non femper mixta fcoriis fed licca quali fundatur, quod vocatur Sve- 
cice, gau tort uti Herden : quumque excoquitur ferrum, luperinfternuntur 
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faepe cineres mixti cum viftriolo & alumine, putant enim ex hac mixtura 
chalybem paratum melius polfe elaborari. Heic fabri non tanti faciunt, 
fi minus aut plus ferri fimul excoquatur, interdum majorem interdum mi¬ 
norem ejus copiam immittunt. Quum itaque ferrum in maflam confla¬ 
tum fit, eximitur mafla &fub malleo in partes fecatur, & partes deinin 
contos extenduntur; conti deinin minora fragmenta divifi, unum frag¬ 
mentum fupra alterum in crucem & tranftri fpeciem relocatur, ficque in 
foco reponitur; infternitur etiam dicfa mixtura vel cementum, & dein in 
contos rudus extenditur, quod fsepiufcule iteratur; dum obtineatur genus 
chalybis defideratum. 

Genus chalybis crafliim, quod vocatur Fatjlauhl five chalybs in cadis, 
nam in cados immitti folet, paratur ex ipfa mafla, quae primum e foco ex- 
emta fub malleo excuditur, & in aqua dein reftinguitur, unde etiam indu- 
refcit. Genus chalybis melius, qui vocatur Klingftauhl, five chalybs pro 
enfibus, quater excuditur, five quater lamellatim, in crucem aut in tranflri 
formam, ut dictum eft, coaptatur, & quavis vice, ficque quater malleo ex¬ 
tenditur. Optimum genus chalybis, quod Fizderjlauhl vocatur five cha¬ 
lybs pro tendinibus, odties commifcetur & emalleatur, & quavis vice in 
aqua exftinguitur. Literae & incifurae imprimendae fimt chalybi, quoties 
ignem tranfierit, ut fciant, quodnam ejus genus fit. Praeterea gnari opifi¬ 
ces ex granis & micis in fractura judicare lciunt de qualitate ejus ; fi enim 
firiae apparent & maculae obfcuriores, lignum dicunt nondum bene exco¬ 
cti chalybis aut fub malleo procuii, aut rite commixti efle; optimum, 11 al¬ 
bicet infiar argenti. 

Incus pendet i pondus nauticum, latitudinem duarum palmarum ae¬ 
quans. Qualibet feptimana confici pofllmt 14 centumpondia chalybis ru¬ 
dioris five chalybis in cadis, (Fatftauhl,) 12 centumpondia chalybis pro 
enfibus, ( 'Klingftauhl ,) vel 8 centumpondia chalybis pro tendinibus five Fice- 
dcrftauhl Centumpondium hic confiat 8 libris majoribus ( Lifspund ) five 
160 libris minoribus. 

Ad unum centumpondium chalybis optimi five chalybis pro tendi¬ 
nibus confumuntur 134 librae majores ferri crudi, & 26 tonnae carbonum. 
Ad unum centumpondium ex genere mediae bonitatis five chalybis pro 
enfibus 10 librae majores ferri crudi & 24 tonnae carbonum. Ad unum 
centumpondium chalybis rudioris five chalybis in cadis 1 o librae majores 
ferri crudi, & 9 tonnae carbonum. Hodie vero maxima parte circa fa¬ 
bricas ad IFedeivaug & Qwarnbacka utuntur chalybe ex ferro in furnis cha- 
lybeis concremato. 

Modus fabris uftatus chalybem Jibi acquirendi 
in focis ferrariis, quum ferrum crudum re¬ 
coquitur ^ Svecice. 

M Odum hunc chalybem acquirendi fabris ufitatum in ipfismet focis 8 c 
tigillis ferrariis fupra in §pho 2da hujus clafiis quiderntradidi, mere¬ 
tur 
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tur tamen, hic etiam methodum illam inferere, libi de converfione ferri 
crudi immediata in chalybem agitur. Quum in focis ferrariis prima vice 
excoquitur ferrum, quumque liquamen jam fluidiflimum ell, ei innatare 
folent maffulae live frufta chalybea, qua: nec angulum foci nec fundum fed 
iplilTimumvolumen hinc& inde fluctuantia tenent: funt fruftula dicfa, 
qua fuperficiem ex volumine exftantem , inaequalia & rudis figurae , infra 
vero feu qua parte immerfa lunt liquamini ferreo, funt formae rotundioris, 
& liquide colore fuo internofcuntur a ferro ; praeter quod chalybs in flu¬ 
mine ferreo natet, folutus fe ferro non facile addat, nili vento & fEoli ori 
admoveatur : ante ventum deliquitur, & lic in ferri amici gremium & vo¬ 
lumen fe una recipit: at vero nifi vento admovetur , fruftra liquatur in 
fluore ferreo. Fruftula hujuscemodi 6, 10, 15 librarum dari folent: per¬ 
hibent fabri optatae bonitatis aciem efle , & inftrumentis aut ferramentis 
chalybe acuandis & indurandis omnino infervientem & aptam : nec fer¬ 
rum alius aut deterioris naturae fieri, fi materia haec immerfa & foluta fer¬ 
ro accedat, vel fi illa privetur. Ex omni ferro chalybs obtineri pofle dici¬ 
tur, fed ab uno genere plus quam ab alio ; fed ufque tamen nihil referre, 
an ferrum fragile fit cum friget, vel num fragile cum calet; fed ratione ad 
ferri indolem variare naturam ipliusmet chalybis : in fractura ell coloris 
grifei ad albedinem quandam vergentis, granis exilibus & duriflimus. Ma¬ 
ximam tamen artem converlionis ferri in chalybem perhibent in eo con- 
flftere, ut conus fpiratorius ad debitum gradum verius focum obliquatus 
fit: fi enim a gradu obliquationis vel aliquantifper declinet, nullum aciei 
granum obtineri pofle ex ufu comperti funt; obliquius hic dirigi ventus 
debet: regulas & normas habent, fecundum quas conus aptetur, qui nec 
abinde latum unguem deviare debet: flque flat, fit hoc cum jacftura defl- 
derati chalybis. 

Modus chalybem parandi ex ferro venae paludi- 
nofe Dalekarlice in Svecia. 

f^Enus hoc ferri cum induruerit eft fimile chalybi. Narrant enim in- 

digenae ex hoc ferro optimum genus chalybis pofle parari; fed qui 
illam naturam poflideat, ut facile emollefcat & in ferrum redeat, fi in igne 
tenetur. Hinc etiam Dalekarli per Sveciam circumferre folent inftru- 
menta chalybeata, ut fecures, falces & id genus alia ex hoc genere ferri 
fabricata. f 

Si narratis fides habenda, vertitur ferrum hoc ex vena illorum palu- 
dinofa oriundum modo fequenti in chalybem : tenetur ferrum fupra fo¬ 
cum in igne 8c flamma intenfiflima, ufque dum plane liquefeat in que fo¬ 
cum liquefactum defluat, & inibi inftar aquae limpidum fit; dein multo ad¬ 
huc igne urgetur, ficque relinquitur in foco , dum per fe, carbonibus fub- 
tractis, refrigefeat. 

Sed verus mos ferrum hujus generis in aciei rigorem indurandi eft 
fequens : Maflh, quae in uftrinis fupramemoratis concrevit, in partes & 

fruftula 
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fruftula inaequalis formae fub malleo tunditur & difcerpitur ; fed eliguntur 
modo partes extremae , non vero mediae, quae tenaciores dicuntur eile, 
quam ut duritiem, quam in chalybe amant, trahere pollint. Didiae partes 
foco & igni iterum creduntur , & primum cremantur igne non fuforio; fi 
enim in fluorem folveretur ferrum, frufira tentari ex ferro chalybem per¬ 
hibent: quod tamen, cum accidit, confilium in arena capientes,fifiunt fla¬ 
bra fua, ut liquidum facium ferrum infpifletur & lentefcat; moxque auxi¬ 
lio fcoriarum in fluorem, & confequenter in ferrum optatae indolis deli¬ 
quant, ex quo iterum chalybis fubftantia fperari poflit. At vero fi non li¬ 
quatur ferrum , fed craflum manens in moleculas quafi diftinclum abeat, 
circumvertitur, ut ab altera parte fimilem fudorem & fenfum caloris acci¬ 
piat; & confequenter paratur fic in aciem, quae exftinfla aquis rigefcit. 

Modus ferrum crudum necdum recoBum in cha¬ 
lybemJive in duritiem chalyibeam converten¬ 
di , in Delphinatu Gallice. 

TN Delphinatu circa urbem Alwor & in monte magno Vanche funt plu- 
rimae ferrifodinae , ex quibus copia venae effoditur. Ferrum crudum 
exinde ortum in focum, qui vocatur PAjjinerie, mittitur, qui reliquis eft 
profundior: ventus e follibus fpirans direfte in maflarn immifiam dirigi¬ 
tur , ficque vena paullatim funditur. Ipfe focus conftruaus eft a laminis 
ferreis, quibus circumdatur; inibi non circumagitatur ferrum , ut alibi 
mos eft, fed in quiete relinquitur, dum ipfe focus ferro fit plenus; quod 
cum faaum fit, liftitur ventus, & aperitur foramen ademiffionemfaaum, 
per quod volumen effluit in maflas mediocres & exiguas; maffis his exi¬ 
mitur pars fuperior & cruftacea, quae obtegit volumen ferreum, quoniam 
illa fcoriis tantummodo conflat; reliquum vel materia fub crufta latens 
fub malleuni mittitur, & in contos fohtae formae extenditur. In altero fi- 
ve vicino foco, qui vocatur Cbaufferie , ferrum ad candefcentiam ulque 
ignitur, inibi non tanto igne eft opus ut in priori. In volumen ferreum 
immittitur etiam genus quoddam arenae, cujus ope calor temperari dici¬ 
tur: contus inde excufus in frigidam mittitur, ut indurefcat & in confi- 
ftentiam chalybeam vertatur; obfervandum quidem circa hanc operatio¬ 
nem eft, quod contus candens in frigidam immittendus fit. 

Accuratior hujus corwerjlonis ferri crudi in 
chalybem Gallice a Domino Reu. mur fa- 

Ba defcripio . 

F\Ominus Reaumur in trafhatu ingeniofiflimo & plurimis experimen¬ 
tis conferto & celeberrimo de modis convertendi ferrum excufum 
in chalybem, tradit etiam modum Galliis ufitatum praeparandi chalybem 

ex ferro 
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cx ferro crudo, fcilicet ut comparationem chalybis ex ferro crudo & fer¬ 
ro culo facli eo melius liftat. Relatio ejus eft fequens : 

Chalybs praeparari folet ex ferro crudo albicanti vel albide nitenti; 
eligitur tamen ferrum, quod ad colorem grifeum aliquantifper vergit. 
Maffa haec ferri rudis cum una fui extremitate in focum transfertur, pari¬ 
ter ut ferrum ; tigillum eft profundius tigillis ferrariis : quibusdam in lo¬ 
cis profundum eft 2 ad i\ pedes; hic in requie relinquitur maffa, {impli¬ 
citer modo contefla prunis; flamma per ventum excitata dirigitur modo 
contra ferrum quod liquandum eft. Quumque tigillum ad libitum live 
quantum opus lit, partem ferri liquefafli receperit, adeo ut fere illo fe ad¬ 
impleverit, liftuntur folles & flamina. In quibusdam locis aperitur & re¬ 
cluditur foramen circa fundum tigilli facium, & permittitur ut liquamen 
chalvbeum in maffas tenues effluat. Aliis vero in locis relinquitur quiete 
in foco, ut ibi indurefcat & ftxetur; quumque crufta live liratum liipre- 
mum crallitiem 1 digiti circiter aequans ftxatum lit, inde ftatim eximitur; 
fed antequam cruftae ferreae auferuntur, tollitur primum crufta live lira¬ 
tum materia vitrificata lupranatante & omnium primo refrigerata con¬ 
flans; cumque emittitur, ut modo diclum eft, volumen, videre licet hu¬ 
jus materiae liratum live cruftam in luperlicie maliae. Hoc modo fepara- 
tur quidem ferrum a materia lua terrellri, fed fuperftites manent adhuc 
partes fulphureae & falinae. 

Quibusdam in locis, ubi optimus chalybs hujus generis praeparatur, 
conflant quidem parietes foci hic ex laminis ferri, hic vero ex laxo ; fed 
intus loricati live inveftiti lirato quodam pulveris carbonarii, adeo ut fer¬ 
rum liquefaclum inde capfulae pulvere carbonario conflantis fpeciem 

referat. 

Quidam etiam operarii in focos projiciunt cornua, fuliginem & limi- 
les alias materias. 


Maffa haec lic liquefacta dein in alium focum transfertur, qui vocatur 
Chaujferie , inibi calefacienda, dum partes falinae & fulphureae fuperftuje ab- 
a6lae & qua partem expulfae lint. Hic non opus eft, ut materia vitrificata 
feparetur, nec ut ignis violentus fuppeditetur, fed excandefcet tantum cha¬ 
lybs : nec ut fubigatur & circumagatur, ut ferrum in foco fuo. Induftriae 
& artis eft, ut momenta & tempora fciant, dum igni eximenda lit acies: li 
enim diutius tenetur in igne & fudore fuo, in ferrum mutari dicitur; hinc 
quamvis cautillime peragatur opera, accidit tamen, quod una portio dictae 
maffae conflet ferro, & quidem ad ~ interdum ad | fui partem; nec dabile 
eft, ut maffa undiquaque & sequaliffime calefiat, quin aliqua pars fortius in- 
calefcat, quae in ferrum;redit: hinc etiam una pars conti lub malleo ex¬ 
puli fepe ferrea datur, altera vero chalybea ; quod nec multum refert, 
niliipfemet chalybs venas quasdam ferreas recondat, quae interdum pro¬ 
pe centrum, interdum circa fuperficiem, fecundum differentiam caloris 
ut & fecundum ictus mallei, qui ab uno loco in alterum partem ferream 
transferre & abigere poffe videntur, confpiciuntur. Exinde fluit, quod 
difficillimum lit hac via chalybem obtinere venis ferreis plane dellitutum. 
Circa plerasque officinas chalybeas, cum iterum in focum mittitur cha- 
Claffis I. de ferro, Ggg lybs, 
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lybs, projiciunt arenae quandam fpeciem & materiam vitrificatam in pul¬ 
verem redaclam : arena enim obducit & incruflat maffam metallicam, 8 c 
impedit ne nimius calor illam urgeat, & confequenter ne in ferrum redeat. 

In quibusdam aliis locis paratur chalybs immediate ex vena: per¬ 
mittunt enim, ut in ipfa fornace, in qua liquatur vena in ferrum , refri- 
gefcat; quae mafla dein figuram rotundam live bullae depreffae & divifae 
fpeciem refert. Maffa haec finditur in frufla fecundum lectiones paralle¬ 
las ; frufla dein immediate transferuntur in focum illum, qui vocatur 
Chaufferie ; quae caleficta fuper incudem in bacilla extenduntur; fed bacil¬ 
la fub malleo excufa in medio conflare puro ferro, obfervatum efl, verum 
circa extremitates chalybe, quamvis uno eodemque modo ubique fint ca¬ 
lefacta & excufa. Prope circumferentiam maffe, chalybeum omne efl, 
reliquum videtur effe ferreum. Fragmenta, quae leparata funtab ipfa maf¬ 
fa, prout referunt operarii, fuppeditant chalybem melioris notae. 

Iterum alio in loco laudatiflimus Dominus Reaumur memorat, fer¬ 
rum crudum multam fimilitudinem habere cum chalybe: conflare niini- 
rum parte terreflri, fulphurea, falina & metallica; in ferro crudo bene pu¬ 
ro & admodum nitenti videri : i. Quod fit gradus fupremus ad chaly¬ 
bem : 2. Si per combuflionem ejiciatur pars ejus fulphurea, quod in¬ 
de obtineatur chalybs intractabilis & Uffuris plenus ; fed cum calidus efl, 
quod malleo refulat; quumque exllinguitur frigida, quod admodum du- 
refcat. 3. Si calefiat hoc ferrum, adeo ut ejiciantur partes inflammabiles 
& falinse, quod prodeat chalybs non refraflarius, quique durefcere poffit 
per exflinflionem in frigida. 4. Si hoc genus memoratum ferri ad cer¬ 
tum gradum calefiat, quod obtineatur chalybs facilis tractatu, fed quod 
nequaquam poffit indurari per exflinflionem frigidam. 5. Sique hoc ge¬ 
nus iterum calefiat, quod exeat chalybs, qui vocatur Acier fame. 

Obfervandum etiam dicit circa converfionem ferri crudi in chaly¬ 
bem , quod ferrum crudum quam optime purgandum fit a partibus fuis 
terreflribus: & quod videatur chalybs di< 5 li generis non tam liber & in- 
fons partis terreflris ac chalybs ex ferro cufo paratus. Cavendum etiam 
effe, ne comburatur hoc ferrum femel purificatum, quod fit ope fabuli & 
fcoriarum pulverifatarum. Ferramenta multo ufu trita & exefa, ut cla¬ 
vos &c. liquefieri poffe, & facilius in chalybem converti &c. 

Modus ferrum crudum in chalybeam duritiem 
convertendi Saltzhurgi. 

A D chalybem eligitur vena optima coloris brunei & flavi, quae primum 
efl calcinanda, dein transmiffa per fornacem in maffas ehalybeas fun¬ 
denda, parantur maffe graves tantum quatuor centumpondia. Focus 
pro chalybe conflruclus iimillimus efl foco Saxonis in officinis illorum 
ferrariis, qui Frifcb vel Zerrenhert vocantur: differt tantum in eo, quod co¬ 
nus, per quem ventus tranfit in focum, hic aliquantum obliquior iit, quae¬ 
libet maffa fingillatim funditur; liquamen inde oriundum non limpide fed 
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crafliufcule fluit. Prima vice in igne tenenda, live in fluore quodam re¬ 
linquenda eft lpatio 12 horarum, & recrementa fuperflua interea per aper¬ 
turam anteriorem eodem fere modo quo in ferrariis emittenda'funt, interea 
dicitur agitari conto fubigique & verti mafla. Mafla relidua, perafta hac ope¬ 
ratione, foco eximitur; & in partes fub malleo fecatur, quarum quaelibet in 
aqua exftinguitur. Quibus faftis iterum in ignem eundem focalem remitti¬ 
tur, & inibi tanquamin continuo fudore fpatio 6 horarum detinetur, emiflis 
tunc etiam fcoriis: eximitur etiam hac vice foco, &fuper incudem in partes 
dividitur, & denique frigida exftinguitur; per talem operationem & exftin- 
ctionem in frigida indurefcit admodum materia chalybea; ufque tamen in 
verum chalybem non adhuc converfa eft, adeo ut in contos vere chalybeos 
poflit excudi; hinc adhuc tertia vice in focum eundem refertur mafla, & 
inibi 6 horarum fpatio iterum tenetur, quo facio exemta in contos craftio- 
res diducitur , ac demum in aqua exftinguitur. Conti hi craftiores in 
partes fingillatim franguntur, & in tenuiores \ digiti craflitiem sequantes 
fed^quadrangulos excuduntur : quavis vice candentes erunt, quum frigi¬ 
dis immittuntur, ut indurentur ; utque frigidior adhuc lit aqua, in illam 
portio falis culinaris dicitur immitti: quum enim exculus eft chalybs, ca¬ 
lefaciendus dein ad candefcentiam ufque eft , & in aqua fale impraegnata 
flcque frigidiore fa£ta exftinguendus. Genus hoc chalybis multi pretii 
aeftimatur; & £ pars unius centumpondii in fafciculum quendam ligatur, 
qui BiJJon vocatur. Ex 4 centumpondiis ferri crudi obtineri 2 1 centum¬ 
pondia genuini chalybis dicitur; parte reliqua live ii centumpondio in 
recrementa & fumum abeunte. Carbones ita commifcentur, ut dimidia 
parte lint molliores, dimidia vero duriores, confumtis quavis vice 6 lac¬ 
cis. Intra unam feptimanam auxilio 3 virorum, 15 vel 1 6 centumpondia 
chalybis genuini conficiuntur. Secundum hanc methodum plurima pars 
chalybis, quae pro chalybe Stiriae live Steiermarkiano venditatur, in Ca- 
rinthia conficitur. 

Modus ferrum crudum in duritiem chalybcam 
convertendi Carinthice, 'Tirolice fi? Stirice. 

TN Carinthia, Stiria & Tirolia funt plurimi foci conftrufli pro ferri ut& 
■*- chalybis praeparatione. Quod vero focos chalybeos attinet, obferva- 
tum eft, quod conftructi lint eodem modo, quo foci Saxonici, qui Frifch 
vel Zerrenfeuer appellantur. Conus, per quem in focum tranflt ventus, 
profunde latis & oblique intrat. Qualibet vice, quod Flo/} appellatur, in 
focum mittitur & funditur quantitas fere 44 centumpondiorum, quod in 
fudore & codtione quadam per fpatium 3 vel 4 horarum detinetur, ufque 
tamen ope contorum vel inftrumentorum ferreorum jugiter circumagi- 
tatur malfa liquefacta; & quavis vice fuperinfternitur lapis filiceus calci- 
natus & pulverifatus: dictus pulvis filiceus ejus indolis efle dicitur, ut fer¬ 
rum in chalybem vertendum non multam recrementorum copiam fuffi- 
ciat; pariter ut ejus ope impuriora fecernantur bene a fcoriis. Quum per 
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fpatium 3 vel 4 horarum in coctione fua lic detentum fteterit, emittun¬ 
tur fuperflua & in foco collecta fcoriae per aperturam quandam ad recre¬ 
mentorum horum emilfionem facfam, licet ufque fuper materiam chaly- 
beam aliqua pars relidla maneat, qua tamen ex factis obfervationibus, ni¬ 
hil nili quam ferrea quadam materies efl, qua fcilicet in chalybem ne¬ 
queat verti: hac materia fupra chalybem llratim & quali lamellatim ex¬ 
cerpitur, & in contos ferreos feorlim fub malleo extenditur: quibus factis 
eximitur foco chalybs & fub malleo in 4 partes fecatur, quarum qualibet 
in frigida exflinguitur; & dein e novo iterum in foco pradiclo funditur. 
Methodus fundendi feCtas has partes eadem elicum methodo jamdumde- 
fcripta, operaque hac repetitur ter vel quater fecundum qualitatem ferri, 
live prout in fubftantiam chalybeam poffit converti. Demum quum ob- 
fervatur, ferrum in genuinum chalybem plene elfe converfum, in contos 
fub malleo extenditur ad longitudinem 3 pedum, & qualibet vice cande¬ 
factum rellinguitur in aqua argillacea, & cadis dein inditur, cuilibet inclu- 
lis 2I centumpondiis. Ex 4 \ centumpondiis, qua vocantur limul ein Flo//-, 
I pars unius centumpondii purum ferrum remanet, reliquum in chalybem 
convertitur; vel melius, ex 10 centumpondiis, qua limul Meuler vocan¬ 
tur, 3 centumpondia in ferrum & fcorias abeunt: fpatio unius feptimana 
1 o centumpondia chalybis ab uno magiltro cum duobus minilfris aut ty- 
ronibus conficiuntur. 1 2 Knippor carbonum ad 1 o centumpondia con- 
fumuntur. Optimum hic ell, fi carbones duri & molles commifceantur; 
lique alterutrum eligendum fit, prallant carbones duri. Mallei pondus 
ell: 2 centumpondiorum; incus figura ell: vulgaris. Pars ferrea, qua fupra 
chalybem remanet, excoquitur iterum in foco, & dein in ferrum procu¬ 
ditur, 10 centumpondia ferri intra 48 horas elaborantur. Folles excorio 
facti 1 'unt, putant ligneos his ulibus non aptos elfe. Optimum genus 
chalybis venit ex Carinthia, ubi plures ejus generis officina funt. 

Circa Weith conficiuntur etiam quotannis 6000 Fujfchen fere: fed ge¬ 
nus hoc chalybis non tantum aftimatur ut reliquum ; autumant cauiam 
oriri a differentia aqua fluviatilis, in qua exftinguitur: methodus enim ea¬ 
dem efl, tam hic Carinthia & ad Mundem, mixtura etiam eadem, lapis 
iiliceus, qui adjicitur chalybi in foco, ex fluviis purilfimus colligitur, dein 
etiam crematur & pulverilatur, fcilicet ut ope ejus in fluorem optime 
agatur chalybs; quumque in contos excufus fit, colorem fuum genuinum 
oftendit, & limul grana chalybea nitidilfima: hic ex 1000 ife. ferri Flo/sen 
obtinentur 600 ife. puri chalybis. 

Ex ferro crudo conficitur etiam modo fere pracedenti chalybs Gal- 
liis, ut in provinciis Champagne , le Nivernois, la Franche - Comte, le 
Dauphine, le Limoilin, le Perigord, etiam in Normandia. De quibus 
fupra. 


Immediata 
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Immediata converjio venae ferreae in chalybem 
Stiriae , ad Fordenbergam & alibi. 

TNIftert haec methodus a priori in eo, quod immediate convertatur vena 
in chalybem, quamvis aliqua modo pars remaneat ferrea, aliqua vero 
converfa fit in chalybem; peragitur immediata haec converiio in Stiria ad 
Fordenberg & quidem plurimis in locis, ut & Galliis in RonJfiUon 8 c praeci¬ 
pue dans le Pais de Fuix. In ipfo foco funditur vena ferri, & formatur 
plane fecundum figuram foci in mafiam vel panem, qui infra rotundus eft, 
fiupra vero planus, & ibi vocatur un Majjet: mafia haec foco exemta feca- 
turin 5 vel 6 portiones, quarum unaquaeque in foco iterum calefit, & 
fub malleo in contos debitae longitudinis diducitur. Sed una hujus conti 
pars faepe confiat puro ferro, altera vero puro chalybe ; & modo ~ vel | 
pars mutata in chalybem efie videtur reliquis pure ferreis manentibus. 
Haec etiam eft caufa, quod aliqui putent, certam dari venam chalybeam; 
datur enim vena ferri, quae in chalybem pronior efi quam altera. 

Converjio ferri crudi in chalybemfecundum 
Dominum Agricolam. 

A Rs hoc modo ferrum igni & additamentis perficit, & ex eo efficit 14 
aciem, quam Graeci nominant. Eligatur ferrum, quod ad 44 

liquefcendum efi aptum & praeterea durum, atque quod facile duci poteft. 44 
Nam etfi ex venis, quae ipfi cum aliis metallis communes funt, conflatum 44 
liquefcat, tamen aut molle efi aut fragile. Tale vero candens primum 44 
in minutas particulas lecetur, & cum lapidibus liquefcentibus comminu- 44 
tis permifceatur: deinde in foco fornacis ferrariae fiat catinus ex eodem 44 
pulvere madido, ex quo fiunt catini, qui funt ante fornaces, in quibus ve- 44 
nae auri vel argenti excoquuntur, cujus latitudo fit ad fesquipedem, alti- 44 
tudo ad pedem. Folles autem fic collocentur, ut ventum medio catino 44 
per narem infpirent. Tum catinus totus optimis carbonibus complea- 44 
tur, & circumcirca ponantur faxorum fragmenta, quae ferri particulas &“ 
carbones fuperfufos coerceant. Sed quam primum carbones omnes an 44 
ferint & catinus excanduerit, folles ventum infpirent, atque magifter fen- 44 
fim infundat tantam ferri & lapidis liquefcentis mixturam, quanta fibi“\\ 
infundenda videbitur, in quam cum liquefacta fuerit, mediam 4 ferri mas- 44 
las, quarum finguke pendant libras 30, imponat: & acri igni 5 vel 6 horis 44 
coquat, & bacillo immiflo ferrum liquatum fiepius agitet, ut ejus tenuifii- 44 
mam quamque particulam maflarum parva foramina combibant; qus“ 
particulae fua vi confumunt & dilatant craflas mafiarum particulas, quae 44 
molles & fermento limiles fiunt. Poftea magifter miniftro adjutus, mas- 44 
fam unam forcipe extractam incudi imponat, ut malleus a rota viciflim 44 
lublatus & demiflas ipfam dilatet; quam confeftim adhuc calidam in 44 
aquam injiciat & temperet; temperatam rurfus incudi imponat, eamque 44 
eodem malleo percuffam frangat; mox infpiciens fragmenta confideret, 44 
Cla/fis I. de ferro. Hhh utrum 
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«utram-aliqua ex parte ferrum adhuc appareat, an totum quodammodo fit 
«denfatum & mutatum in aciem. Dem aliam atque aliam maffam forci- 
„pe prehenfam& extractam in partes fecet; tum mixturam recalfaciat, & 
„ad eam addat recentis partem; quas & in locum illius, quam combibe¬ 
runt maflie, fuccedit, & vires ejus, quse reliqua fuit, reficit, 8 c mafiamm 
«particulas, rudus in catinum impolitas facit puriores, quarum quamque, 
«utprimum excalfacta fuerit, forcipe prehenfam malleo iubjiciat, & in ba- 
«cilli figuram formet. Quod, cum adhuc excandefcit, in frigidiffimam 
«aquam profluentem, qure prope fit, injiciat; quo modo repente denfatum 
«in meram aciem vertitur; quae ferro eft multo durior & candidior. 

Modus convertendi ferrum in chalybem fecun¬ 
dum Dominum Vanoccio. 

P\Ominus Reaumur hunc etiam modum tradit & tentaminibus illu- 
lirat; modus eft fequens. Teneatur ferrum live vena ferreafin fullo¬ 
ne; inque ferrum hoc fufum immergatur aliud, quod culum eft; & per 
aliquantum temporis in liquamine teneatur; extra cluni dein ferrum jactu¬ 
ram ponderis inultam paflum elfe, fed partem reliduam in chalybem con- 
verfam die refert. Frultum enim cralfitiem modo unius digiti aequans 
per quadrantem horae in ferro hoc fufo detentum vel etiam per dimidi¬ 
am horam, multam fui partem amififfe compertum eft. Si vero crailius 
adhuc fit ferrum, non in chalybem verti polle, nili diutius inibi teneatur, 
quamvis fine diminutione efie nequeat:fed ferrum crafiumnon item fun¬ 
di poteit, ac ferrum attenuatum. Hic modus convertendi ferrum in cha¬ 
lybem partirn accedit ad modum convertendi ferrum crudum in chaly¬ 
bem, partim ad ferrum cufum, hinc quia de utraque methodo participat, 
hic illam inferere volui. 

Huc volui in medium afferre de converfione ferri crudi in chalybem:' 
quod vero methodos converfionis ferri in bacilla aut contos excufi in cha¬ 
lybem ope furnorum chalybeorum, de illis fingillatim agendum eft; iibu 
enim integrum volumen poftulant, interea de modo hoc fequenti consu¬ 
las ingeniofifiimi Domini Reaumur /’ art de convenir le fer forge en 
acier: Hic tantum ea tradere volui, quae ab illo pne- 

termiffafunt 
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PARAGRAPHUS XXV- 

Ars emolliendi & ferrum purificandi; tradente 
ClariJJlmo Domino Reaumur. 



Ngeniofiflimus Dominus Reaumur in traciam fae- 
pius laudato live V art de convertir le fer forge en acier 
docet methodum fundendi ferrum, obtinendique il¬ 
lud tam purum, ac ferrum in tigillo fuo recoftum ac 
fub malleo extenfum : agit primum de variis fpecie- 
bus ferri fufi illarumque diverfa indole. 

Ferrum fufum vel crudum, ait, ell duplicis gene¬ 
ris vel notae in fra&ura; unum genus fraclum apparet 
album & nitidum, ut Tab. XXII Fig. i, 2, 3,4; ell fpecies iterum, quae in 
fra£tura ell coloris grifei, fecundum Figur. 5 & 7, difcrimen vel oritur ex 
differentia ipliusmet venae, vel ex gradu & diverfitate caloris & commix¬ 
tionis in fornace, per quam transmittitur vena : fed hic modo de diverfitate 
colorum. In fract uris ferri coloris grifei dantur multa, quae ad pullum Sc ni¬ 
grum colorem vergant; interque grifeum & albefcens genus in fradlura 
funt varii & intermedii colorum gradus, praeter quod variae albedinis fpe¬ 
cies interfint. Eli etiam fpecies ferri, quae in Champagne, ubi ferri crudi 
aut fufi fraclura videtur alba, fed ubique fparfa maculis grileis & nigrican¬ 
tibus, vide Fig. 6. Ferrum hoc fraflum candidi coloris purius ell illo, 
quod coloris ell grifei, plus enim ferri continet, adeo ut major quantitas 
ferri puri live malleati obtineatur ex ferro coloris candidi quam grifei, gri- 
feo dicit majorem partem terrellrem live plus materiae vitrificalae ineffe. 


In fraclura ferri candidi apparet textura compaclior; lique accura¬ 
tius infpiciantur grana, fpeciem micarum referunt, fed quarum una tan- 
quam absque intervallis premit alteram , prout in fracluris ferri exterili. 
Interdum videre licet in fracluris ferri candidi radiationes quasdam, ra¬ 
diorum enim fpecies funt, qui verius centrum coeunt Tab. XXII Fig. 3,4. 
Radiatio illa fere limilis ell radiationi partium in regulis antimonii, fed 
non ita diftinfla. Candor vero in hoc ferro crudo fraclo non fpeciem 
micarum prout in ferro malleato live in chalybe praebet: candor enim in\ 
ferro cufo & chalybe in frigida exffinclo corufcat & nitet, fed in altero he¬ 
betatur & languet candor: differentia ell fere eadem,, quae ell argenti lan¬ 
guidi & nitentis. Fraclura ferri grifei magis fpongiofa ell, quam ferri 
candidi; accedit illa magis ad chalybem exllindlum, ellque interdum gra- 
nulata, fed grana funt majufcula non bene rotundata, quorum unum non 
bene cohaeret cum altero. 


Ferrum fufum, quod nec grifei nec candidi coloris ell, praeditum ell 
cingulo ex crufta provenienti, quae diverfi generis micis conllet: fed plu¬ 
ris ideo sellimatur, quod in bonae indolis chalybem convertibile fit. 

Si per 
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Si per microfcopia diverfi generis fra6turse ferri crudi examinentur, 
illud, quod bene candidum eft, conflare videtur textura compaftiori; ob- 
fervare licuit micas planas hic & ibi confperfas, fed minores quam in fra¬ 
ctura chalybis. Sed fracturae grifese fpongiofae apparent, adeo ut fit velu- 
ti fpecies & collectio diverfarum chryltallifationum Fig. 5, vel potius ve¬ 
getationum chymicarum cum infinitate frondium , fed quarum quaelibet 
condat micis exiguis, quae mutuo in fe quafi agunt. Sique particula quae¬ 
dam hujus ferri exigua inftar fubtiliffimi grani fabuli fit, apparet illa magis 
tranfparens, «St vivacitas & fplendor coloris ejus accedit ad fplendorem 8 c 
nitorem adamantis. Alias diftingui poteft ferrum grifeum a candido, 
quod hoc referat magis chalybem politum; & genus candidum, argentum 
kvigatum. 

Alias regula generalis eft, quo candidius hoc ferri genus fit in fraftu- 
ra, eo etiam durius; fi enim candidum fit, tam forfici quam limae refiftit. 
Dantur quidem fpecies coloris grifei vel brunei vel nigricantis , quae ce¬ 
dunt limae Fig. 7. Quoque magis ad nigredinem quandam accedunt, eo 
melius lima tractari fe patiuntur. 

Si utenfilia fundenda fint, ut caminuli, areae, laminae laterales cujus- 
damfornaculae, ollae, tripodes, tormenta, & hoc genus alia, conflabunt 
ferro grifeo. Sed licet limae & forfici cedant, ufque tamen non tractari, 
prout res poftulat, per limam, & polituram admittere poffunt: cedunt 
enim limae non aliter ac partes lapidis fcillilis, abeundo in grana : in fabu¬ 
lum quafi per forficem redigitur, & ita frangitur, ut plura grana fimul co¬ 
haereant; unde hoc genus nequicquam per limam in opus elegantioris fa¬ 
ciei formari & elaborari poteft. Alias quum ferrum hoc lima vel forfice 
abraferis, nullus inde candor aut nitor exiftit, qualis in ferro malleato, co¬ 
lor modo lividus & languidior apparet. Quicquid alias formandum eft 
ex ferro grifeo, vitium hoc commune trahit, quod ictibus mallei nec fri¬ 
gidum nec calidum refiftat, quin frangatur, unde una pars nequaquam ap¬ 
plicari & couniri poteft cum altera, quod tamen in his operibus necefta- 
rium eft. Si itaque inftrumentum quoddam vel aliud utenfile fundendum 
fit, quod candorem aut nitorem quendam oftentet, ferrum coloris candi¬ 
di efte debet; fundi enim hoc genus ferri optime poteft. 

Facile paratur ferrum candidae fracturae; & quidem illius candoris, 
qui fere argenteo aflimiletur. Ferrum enim fracturae grifeae in tale genus 
absque artificio convertibile eft; nam quum ferrum grifei coloris multas 
partes terreftres poffideat, fi modo defaecetur, inde candidius evadit, fcili- 
cet fi altera vice fundatur vel recoquatur; quoque faepius recoquitur, eo 
magis candor in eo augetur: nam ferrum candidum majore parte metalli 
gaudet: unde per reiteratas fufiones & recoCtionum vices grifeum in can¬ 
didum commutatur: ferrum enim niveae fracturae candorem infigniorem 
accipit, fi iterato fundatur; fed grifeum pluries recoquendum eft. Quod 
alioquin obtinetur per iteratas fufiones, idem etiam lucrari licet, fi volu¬ 
men ferreum in liquatione diu teneatur, iique per vices & faepius inde ab- 
ftrahantur fcoriae quae fupernatant. Sed obfervandum eft, quod optime 
fundendumfit ferrum, adeo ut omnes liquefactionis gradus tranfire debeat! 

Com- 
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Comprobatam hoc iri arbitratur clariffimus autlor per experientiam 
circa ferrum ex vena coctum in fornacibus, ubi non primis diebus & vici¬ 
bus fed fequentibus fuppeditetur ferrum grifei coloris, quamvis idem ge¬ 
nus venae fit, quae alias reddit ferrum candidum, fcilicet, quia fornax fla- 
tim prima vice non ad illum caloris gradum pervenit, ad quem fecunda: 
alias fuforibus illius regionis regulam conflantem effe, ait, quo major quan¬ 
titas carbonum fit in ratione ad quantitatem venae, ferrum inde liquatum 
eo colore magis grifeo imbui. 

Ad candorem in ferro nihil magis contribuere poffe, quam ut fecun¬ 
da vice fundatur, & prsefertim in maffam tenuem, expertum fe effe fatetur: 
fed cum experimentum inilituerit, inque formas effuderit ferrum fuum 
grifeum, in fractura colorem diverfum obfervaviffe, & quibusdam in locis 
grifeum, ut prius, in aliis vero candidum; & porro, ubi grifeus color ad- 
effet, ferrum ibi craflius exffitiffe, quam ubi candidus: at vero ubi tenuior 
effet maffula, colorem ibi fuiffe plane candidum, vide Tab. XXII Fig. 10. 
Perfpexit etiam fuperflciem vel partem fuperficiei proximam fuiffe candi¬ 
dam, pariter omnia foliola & ornamenta tenuiora, fed ubicunque cratium 
quid exciperet, grifeum colorem illico apparuiffe; unde ex obfervatis con¬ 
cludit, partes tenuiores utplurimum effe candidi coloris. Accidere etiam 
maffam aequalis craflitiei ab una parte candidam effe, ab altera vero grife- 
am; vide Fig. 11. 

In Nivernois & alibi Galliae, ait, fundunt & recoquunt ferrum cru¬ 
dum, fimul 2 vel 3 centumpondia ejus, quae in chalybem volunt conver¬ 
tere; quumque fufum eff, recluditur apertura ad latus foci facta, per quam 
defluente liquamine, formatur maffa figurae irregularis & craflitiei 1 * vel2 
pollicum : quae refrigerata ffrato quodam heterogeneis conflanti operitur 
& ftiperinduitur, fed quae facile inde poffit feparari & excerpi: maffa enim 
ferri cooperta eff tunica tenuiore nigricante & vitrificata, quae non alia fit, 
quam fpecies fcoriarum in vitrum converfarum & cum ferreis particulis 
mixtarum; vitrum enim ferro levius eff,hinc etiam verius fuperficiem emer¬ 
git antequam refrigefcit. Ferrum ab hac materia fecretum, effe ideo purius 
& candidius ait. Hinc concludit, quod ferrum tenue candidum magis fit, 
quoniam purius. Auclor etiam ad illuftrationem hujus rei fequens experi¬ 
mentum a fe facium refert; fcilicet fe ferrum 9 !&. in catillo liquefeciffe, 
& liquefactum effudiffe, quod non modo candidum obfervaviffet, fed 
etiam pondus ejus 1 o unciis diminutum effe animadvertiffet: uf que tamen 
diminutionem hanc non unice deberi purificationi, putat, quodque expul- 
lum fit, tantum materiae terreffris fuiffe, fed etiam quod plurimae fcintillae 
ferrugineae fimul avolaverint. 

Non fufficit, ut ferrum candidum tantummodo obtineatur, ars vero 
adhuc major in eo confidit, ait, ut ferrum hoc candidum tradtari fimul 
poffit; & ei durities nimia & rigor fragilis auferri, in quo confiftit praeci¬ 
pue ars emolliendi ferrum. 

Bini funt modi emolliendi ferrum: 1. Ut emolliatur, quum tenetur 
inipfa liquatione, in illum finem, ututenfilia & ornamenta, quae confla¬ 
bunt ferro fufo, poliri & reparari commode pofflnt. 2. Vel, fi effimda- 

Clalfis /. de ferro . I i i tur 
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tur ferrum bene purificatum fed duritie fua pollens, ut dein arte quadam 
emolliri & tractabile reddi poflit. Perinde eft, num una vel altera metho¬ 
do emolliatur ferrum, modo ulibus idoneum reddatur. 

Quidam operarii tradunt, artem hanc antiquitus cognitam fuiffe, fed 
temporis tra£tu periifTe. Quidam etiam Gallus ante 20 annos eandem 
artem calluiffe putatur, experimentum etiam feciffe. Sed modus, quem 
auctor tradere vult emolliendi ferrum, eft cum ferro femel fufo. Tenta¬ 
mina videas in fequentibus. 


Tab. XXII. 


Fig. 1. Fractura ferri crudi candidi inaequalitates quasdam infuper- 
£cie habentis. 

Fig. 2. Fraftura ferri crudi candidi, quale effe folet, cum altera vice 
recoctum vel liquatum fit ferrum. 

Fig. 3. Eft fractura ferri crudi candidi, in qua radiationum fpecies 8 c 
lufus apparent: fed radii, qui verfus centrum tendunt, non femper tam vi- 
fibiles funt in ferro, ac confpiciuntur in delineatione appofita. 

Fig. 4. Eft adhuc fra£tura ferri candidi, ubi radii etiam verfus cen¬ 
trum tendunt, fed debiliores, quam in Fig. 3tia. 

Fig. 5. Eft fractura ferri crudi grifei fimilis fracturae chalybis frigida 
exftinfti; color ejus ad bruneum accedit, & grana funt majufcula. 

Fig. 6. Fractura ferri crudi, in cujus fundo candidi coloris fpecies 
quaedam ftellularum fparfim apparent. 

Fig. 7. Eft fradtura ferri crudi coloris brunei& fere nigricantis; quod 
a fractura Figurae 5tae tam colore, quam granis, differat, in qua pauciora 
fint grana invicem diftincta [; & ubi confperfae appareant micae. 

Fig. 8. Eft portio Figurae 5 per microfcopium oculis repraefentata, 
quae ex infinitis frondibus compofita apparet. 

Fig. 9. Eft frons divulfa ex Fig, 8. ut obfervari inde poflit, quod quae¬ 
libet frons vel termes conftet exiguis quibusdam micis, quarum una fupra 
alteram haereat. 

Fig. 10. Fractura ferri fuli non bene jamdum purgati, quod non can¬ 
didum nifl circa extremitates tenuiores B B. & circumcirca fit factum ; 
parte tota media coloris grifei manente. 

Fig. 11. Fractura ferri fufi bene purificati, fed ubi tamen aliqua pars 
coloris grifei remanet; fed minor quam in Figura praecedente. (A) eft 
pars di£ta grifea. 


De diverjis modis ferrum in formas fif arenam 



Uo fundendi ferrum praecipui modi funt, dicente laudatifIimoau6tore s 



unus in crucibulis & catinis, in quibus per calorem, qui tranfit parie¬ 
tes crucibuli vel catini, fluidum redditur: Alter, ut circumdetur carboni¬ 
bus & flamma, ficque immediate exponatur actioni ignis; praeter alios plu- 
res, ut in tigillis vel in medio carbonum igne. 


Qui 
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Qui fundunt cupri metallum, eodem modo liquefaciunt ferrum, quo 
cuprum, inque ejusdem generis catinis & crucibulis, pariter ut in eodem 
furno. Vide Tab. XXIII (c). Tenetur ferrum diu fatis in fufione, fed 
eo citius liquefcit, quo in minora frufta fit fradtum; frufta enim majora 
fundi polfunt; adque illum finem utuntur tigillis, quae 30 ad 40 librarum 
metalli capacia lint. 

Fornaculae excodtoribus hujus generis ufitatae non quidem multi fpa- 
tii funt; minores vel majores poffunt formari & fimul portatiles Tab. XXIII 
(f) & (A). Mentionem facit fabricae alicujus uftrinae, quam portatilem in 
hortum aut aliunde pro libitu fecum transferre, & liquationes oculo tefle 
ubivis inflituere poffit, quae modo 4 vel 5 laminis mutuo aptandis & reu- 
niendis conflet: fed quod vulgo ex lateritiis fegmentis aliae immobiliores 
formentur ; quae videantur Fig. D. E. F. G. H. I. Furnus ille portatilis ex 
argilla, ex qua conficiuntur tigilla, Fig. (L), qui debitae craflitiei, & in cu¬ 
jus medio foramen erit formae quadratae; cineritio (E) unum fegmentum 
conflituente: Canalis, per quem ex folle fpirabit ventus, fub lamina qua¬ 
dam in u(Irinam incurvatus intrabit: Flabellum etiam portatile (i.k.): qui 
quum e loco movendus iit, toties refarciendus, & juncturis terra fabulofa 
conglutinatis, recomponendus efh 

Si partes minores fundendae funt, quod focus vulgaris loco uftrinae in- 
fervire poffit, addit, in quo per fpatium | horae 1 vel 2 librae ferri apte li¬ 
qui & fundi poffint. Auctor fe ufum effie tigillis cyhndricis majoribus, 
narrat. 

Modum hunc fundendi ferrum dicit optimum effie, quamvis fit fim- 
plex, fcilicet quum fundendae &efformandaefint partes exiliores & fubtiles, 
ideo quod metallum liquidiffimum inibi reddatur. Si tigillum fit magnum, 
omnem inibi contentam materiam non aequaliter liquefcere, nec aequis gra¬ 
dibus ignis & caloris exponi poffie, quod obfervare liceat, quum in ipfo ti¬ 
gillo congelefcat ferri metallum, una ejus parte coloris candidi, altera vero 
grifei apparente. Vidiffie fe, refert auctor, ferrum eo candidius factum, 
quo melius liquatum; & grifeum manfiffie, ubi minorem ignis purificantis 
gradum fubierit. 

Multam fatis quantitatem ferri in tigillo ejus fimul fundi poffie, modo 
formatum fit tigillum capax, & ei circumductum fit cingulum, quod pa¬ 
rietem repraefentet, intra quem carbones teneantur, vide Tab. XXIII (m). 
fed confumi hic plus carbonum , quam in fornaculis [praedictis exeo- 
diorum. 

Antequam immittatur ferrum in tigillum didtum, juvare, ut prius ad 
candorem vel rubedinem calefiat. Quumque aliqua ferri pars teneatur 
in fufione, non immittendum effie ferrum, nili prius bene calefactum ;alio- 
quin illud, quod jamdum in fufione flet, refrigerari. 

Nondum expertum effie, an in furnis reverberii liquefieri etiam poffit 
ferrum, in quibus cuprum aut metallum in tormenta & campanas folet fun¬ 
di: ipfos fufores autumare, non in illum gradum inibi au6lum iri calorem, 
ut ferrum rite liquari poffit, majorem vero caloris gradum obtineri, fi fla¬ 
bellis & vento excitetur ignis. Quum enim ferrum tigillo inclufum poffit 
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liquefcere, eo magis & celerius, fi non inclufum fit, fed immediate expoli¬ 
tum flamini inque medio carbonum igne. 

Sed quoniam ferri liquamen effundendum fit, hinc focum fabrilem 
vulgarem nullius ufus effe; fed in ufum forte venire po.fle focum, /’ Affine- 
ne diclmn, in officinis ferrariis conftrui folitum, ubi ferrum eliquatum in 
chalybem praeparetur; adeffe enim ibi par follium per aquam currentem 
aedorum, & ferrum ope venti liquidum factum, in receptaculum aut cati¬ 
num ad 2 vel 3 centumpondia emitti. Quibusdam in locis dari exitum fub 
ipfis tigillis, putandum fic effe, hujus generis focos & tigilla huic ufui ada¬ 
ptari polle, modo emittatur volumen, quum calidiffimum fit. 

Fornaculas ad imitationem fornacum majorum conftruftas, in quibus 
funditur ferrum, aptillimas effe, in quibus etiam quantitatem ferri poffic 
liqui. 

Effe, qui artem hoc modo fundendi ferrum unice profiteantur, fed 
Parifiis hodie vix nifi unum aut alterum ; & quoniam methodus infignis 
emolumenti fit, & paucis cognita, hinc conftructionem fornacula illorum 
• & modum fundendi integre tradit. Emuntur, dicit, colligunturque ferri 
vetufti fragmenta, vide Tab. XXIV (a. b.) Similis alias efl uftrina effi¬ 
giei fornacis majoris pro liquatione venae ferreae conftruche, compofita ex 
binis partibus, una fpeciem catini vel tigilli referente, (A.A.B.B.) altera 
ambitu quodam in formam coni truncati conflante, qui catino fuperim- 
ponitur, vide (F. G. H. I.) tigillum vocatur Poche , & modus fundendi 
fondre d la poche : huic ufui adaptatur olla vetufta aut tripus ferreus , vide 
(A. B. B. A.) & (L. M. M. L.): Tigillum ex argilla cum fabulo mixta ad 
cralfitiem i| pollicis formatur: ambitus ex eadem argilla, qua tigillum. 
Alteram partem uftrinae videas in (E. G. H. I.) altitudinis 15 vel 16 pol¬ 
licum, quamvis altior dari polfit; intus loricata & obducta ejusdem gene¬ 
ris argilla efl, qua catinus. Apertura fuperior anguflior inferiore efl. Ex 
follibus oblique applicatis Ventus erumpens non in fundum uftrina.', fed 
in imam partem lateris oppofiti dirigitur. 

Quum itaque uftrina hoc modo conftructa fit, & fimul bene cautum 
argillas & lutationis ope, ne flamma ullibi per juncturas erumpat: mox per 
aperturam fuperiorem immittuntur aliquae prunae, & infuper carbones m- 
. gri, quibus facile per ventum accenfis, repletur uftrina carbonibus. Quum 
carbones omnes accenfi fubfiderint, novi adjiciuntur, ufque dum parietes 
bene calefiant; quod cum animadvertitur, prima ferri liquefcendi portio 
imponitur , adque fupremum ufque repletur carbone. Ferrum lectum 
in portiunculas thaleros imperiales aequantes liquefeit, antequam tigillum 
contingit, non item fi frufta ferri majufcula forent. Bis iterumque infe¬ 
runtur carbones, qui & pertica ferrea inferta circumaguntur, ut angulis & 
parietibus fe juftius applicent ; & infuper ramenta aut fegtnenta ferri; 
quod repetitur, quoties opus fit. 

Per orificium fpiratorium exploratur , qualis fit liquationis flatus ; 
apparet enim ibi ferrum guttatim ftiilans, & novae guttae pedetentim de¬ 
fluentes : fi uftrina intus fit coloris candidi, pariter etiam ferrum & ipfae- 
met prunae, indicium efl optatum; contra vero fi modo rubefeant; dete- 
■ • rioris 
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rioris adhuc ominis eft, fi orificium venti inquinari fcoriis incipiat; & liqua¬ 
men denigretur, a fiece tunc lenta obturari folet foramen, quod ne fiat fedu- 
lo cavendum eft: in quocafu in fornaculam demittitur batillum, cujus ope 
auferuntur heterogenea, quibus dictum orificium praecludi folet. Mate¬ 
ria quaedam tenax vitrea, circa orificium hoc venti conglutinata, pariter 
etiam ferrum non liquatum, volumini liquidiori immerfum in caufa fepe 
affolet effe : quodcunque enim non bene liquefactum fub orificium hoc 
decidit, non amplius liquitur; ipfaque fepe fubftantia liquida ferri conge- 
lefcit: nifi excodor viam & meatum vento jugiter aperiat, carbones ac- 
cenfi in ferrum vim fuam incaffum exierunt. 

Quum itaque omne ferrum uftrinae & igni fit commiffum; infpici- 
tur, num adhuc pars ferri relidua nondum colliquata lit, quae ope conti cu- 
jusdam aut alius ferramenti, agitatis & eircummotis prunis verius tigillum 
defertur: utque colliquefcant melius, ipfum liquamen etiam commovetur: 
quumque putant, omne ferrum effe liquefactum, lifluntur folles, eximi- 
turque uftrina, quod fit, perticam inferendo anfis, quibus alligata eft, ficque 
portatur inde in locum, ubi liquamen eft emittendum. Quidam vero alio 
mechanifmo p6rtatilem hanc machinam efficiunt, ut (£g.), cujus ope ab 
uno loco in alterum per multam viam, transferri poteft. 

Quum tigillum eloco fuo emotum fit, liquamen ferri adhuc carbo¬ 
nibus & fcoriis five materia vitrea coopertum eft, quae materia tam ex fer¬ 
ro, quum recoquitur, quam etiam ex cinere & favilla carbonum originem 
trahit. Ope ferramenti cujusdam ad hunc ufum parati auferuntur pri¬ 
mum carbones ; ut vero fcorfe auferantur, linteum immediatum baculi 
extremo appenfum & annexum verius fuperficialem vitream ferri mate¬ 
riam demittitur, quo humeclata & indurata, ah adftante tyrone elevatur, 
quod fepties, odies, aut pluries dum omnis fublatalit, continuatur live 
dum appareat ferri volumen liquidum, & fcoriis plane nudum. 

Per aquam,qua irrorantur fcorfe vel fuperficies liquaminis,videtur etiam 
luftrari & purificari ferrum: quoties enim auferuntur fcorfe, toties irrora¬ 
tur fuperficies, & locus datur fucceffive novis verius fuperficiem e ferro 
emerfuris: hinc humedatio & elevatio repetita juvat, quoties tuto poffit 
iterari; usque dum ferrum fubdelitefcens de fluiditate fua nihil amittat. 

Melius adhuc conftrui poteft haec uftrina, fi loco ollae & tripodis ve- 
tufti, catinus ex ferro malleato argilla meliore obducto formetur, Tab. XXV. 
lique pars fuperior altius educatur. Uftrinam libi parari curavifte refert 
auclor, cujus delineationem videas Tab. XXV. 

Si utenfilia grandiora funt fundenda, canales in fitu obliquo locati 
ab ipfo uftrinae tigillo ad locum ducentes, in quem effluet liquamen, pos- 
funt applicari: finvero minora, poteft volumen ferri ope cochlearis in 
formas & typos exhauriri. At vero fi ferrum purius & defecatius fit, 8c 
infractura candidius, raro eloco in locum seque fluidum transferri fe pati¬ 
tur, ut dein omnes partes & finus tenuiores & fubtiles ad unguem adim¬ 
pleat; nifi cochleare & infundibulum, cujus ope exhauriendum eft, bene 
candefactum fit, & nifi typi & effigiati tori, in quos effundendum eft, prope 
uftrinam fint. 

CltiJJis /. defervo. Kkk Optime 
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Optime perfpiciendum eft, ut metallum bene liquidum liet eo ipfo 
momento, quum effundendum eft; quod fit per folum ignem. 

_ Receptacula etiam, in quae hauriendum eft, ficciora erunt, juvat etiam, 
ut fint calida; quo enim calidiora funt, eo minus craffefcit metallum : fed 
ufque eft cavendum, ne per calorem rimas ducant; prolpiciendum etiam, 
ne ferrum effufum particulatim hic & ibi rumpatur; illud enim facile 
rumpitur, quod tenue eft formandum. Ferrum bene purificatum, inftar 
vitri in partes abit, praecipue fi fubito refrigeretur: unde idem hic even¬ 
tus praeveniri poteft eodem modo quo circa vitra, quae portantur in calfa- 
ctorium, ubi paullatim refrigefcerefinuntur; hic etiam furni ejusdem artis 
poffunt conftrui, Tabula XXIII (g), qui lignis calefieri queant: utque pri¬ 
mum receptaculo aut typo fuo eximitur ferrum fufum, candens in fur¬ 
num hunc poteft transferri: alias ope fafciculi lignei ferrum eodem in 
loco ubi effufum eft, calefieri poteft; vide Tab. XXIII (p). Nihilomi¬ 
nus fi plurimae partes exiles, ut foliola in arena formanda fint, facile pos- 
funt rumpi & difcerpi; Tab. XXIII, (N.P.) &c. raram vero eft, quod 
partes craffiores rumpantur. 

Accidifte etiam refert audior, ferrum fufum & lente refrigeratum, 
poft elapfum aliquot horarum, ut & diei ipatium, fe ruptum iviffe; quod 
circa vitra etiam accidere folet. 

Deferipio Figurarum . 

Tabula XXIII. 

a. b.) Efl teBum , fub quo opus peragitur ; jit plerumque in officinis fu fo¬ 
rum memoratorum. 

c ) Efl uflrina ; fe Bione s (f paries reprsfcntantur alibi. 

Fig. I ) VeBis cujus ope folles reciproce aguntur. 

d. d.) Capfula , qua continet arenam , qua receptacula funt replenda. 

e. e.) Sunt receptacula pro recipiendo ferri volumine , quaque prius fecun¬ 
da funt. 

i ) Efl uflrina portatilis , in quam lentus per follem vulgarem flpirat. 

g ) Canaliculus , per quem Ventus m focum ducitur. 

i. k.) Efl focus portatilis , equo fi uti velis ,Ventus intrabit juxta (K). 

Fig. 2 ) Effunditur ibi ferrum liquidum tigillo contentum. 

m) Efl cochlea, cujus ope receptaculum pro Volumine ferreo comprimitur. 

(m) Sunt tria receptacula flmul collocata. (Q) Efl receptaculum apertum. 

Fig. 3 ) Tenetur carbonum Vel lignorum fafciculus fupra ferrum ) quod effun¬ 
ditur in ( o) 

q) Efl furnus , in quem transmitti poffunt partes ferri ejfufl\ prout eximun¬ 
tur receptaculis ; ut fcilicct ibi lente refrigefeant. 

A ) Eft uflrina portatilis. 

B ) Efl lapis , cui impofita eft. 

C) Efl ejus operculum. 

D. E. F. G. H. I. K.) Sunt omnes partes, quibus Figura prace dens componi¬ 
tur , invicem feparata. 

D) Efl 



ARS EMOLLIENDI FERRU M. 223 

D) Efl faxum. 

E) Pars, qua conjiitttit cineritium, circa quod limbus quidam efl , fc i licet ut 

lamina ferri (F) contineri pofflt . (G. H. I. K.) funt reliqua ejusdem partes . 

L) Efl fruftulum argilla mollioris forma quadrata , qua modo f perforatur 5 
conjUtuu partem priori fimilem. 

M) Ambitus ille circa focum collocandus, qui Gallice locatur Serre-feu, qui 
in camino Vulgari loco foci etiam inferVire potefl. 

N) Receptaculum , in quod effundendum efl metallum . 

O. P.) Efl idem receptaculum ,fed apertum, cum fibulo 15 “ inibifiguratis ope¬ 
ribus, 

QJl, S, T. U. Y. Z. ) Efl ferrum in receptaculum ( N ) effufum : Varia, 
frondes ferrea (f foliola hic quoque reprsfntantur: ut ( R, S. T.) (fc. 

Tabula X XIV. 

Fig. 1 (f 2 ) Sunt qui reciproce moVent folles. 

a. b.) Efl pars fuperior uflrina , cujus pars inferior terra (f pulveri foria - 
ceo (f carbonario efl injoffa. 

b) Efl apertura^ per quam immittuntur carbones (f frufla ferri. 

C. c.) Efl pulvis carbonarius , quo circumdatur pars inferior uflrina. 

d ) Efl canalis per quem e follibus intromittitur ventus. 

e) Efl cumulus carbonum. 

e ) Efl cumulus fragmentorum ferri . 

f) Efl arbor , cui infixus efl vellis , cujus ope facile e loco fuo moveri (f fub- 
levari potefl uflrina (f tigillum , quod fcilicet inferiorem partem uflrina componit. 

g. g .) Efl Vellis. 

h) Efl uncus, qui applicatur anfa uflrina , unde fubleVari (f tolli inde potefl 
tigillum. 

Fig. 3. 4.) Occupati funt circa effufanem ferri , liquati. 

Fig. 4.) Manubrium cochlearis: a quodam vertitur tigillum , adeo ut exin¬ 
de effluat L quam en. 

i. i.) Foramen , ante quod tigillum efl relocandum. 

k. k.) Tigillum. 

m ) Anfa cochlearis. 

n ) Receptaculum , in quod effunditur ferrum. 

O ) Receptaculum jam repletum. 

p ) Receptaculum , quod implendum efl. 

A A. BB C. D.) Efl tigillum y quod conflituit inferiorem partem uflrina. 
(AA. RB.) Efl tripos vel olla Vetufla. ( C) Efl argilla fupra partem inferio¬ 
rem. ( D ) Efl orificiumy in quod inferenda efl fiflula follicularis. 

E. F. G. H. I.) Efl ambitus ipfe uflrina , qui tigillo applicandus efl . (E- 
G. H. I.) funt diverfa partes 7 quibus conflat \ ( E ) apertura, qua canalem re¬ 

cipiet. 

K) Efl canalis feorfm reprafentatus. 

LL. MM. N. O.) Efl feclio tigilli. 


M.LL.M.) 
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M. L L. M.) Efl tripus vel olla vetufla intus argilla arens, commixta indu * 
Ba. (Mn) eji pars conflans argilla , qua (upra diBam ollam afcendit. ( O ) 
Canalis in fuo loco : fupra (N) efl feBiopartis. 

(F) Figurae (E. F. G. H. I.) 

PP-QjCL) Efi feBio partium G. H. Pars ejus ab (PP) ufque ad Qfff 
efl argilla quadam induBa. 

R ) Efl pars fuperior (I). Infuper repofita funt fruflula ferri prout apponi 
folent, fubjeBis carbonibus. 

S ) Diverfa ferri figmenta. 

T. V V. XX.) Ferramentum in quod mittitur tigillum. 

Z. V.) Efl manubrium ferreum, cujus pars ligno conflat. 

i. 2. 3.) Significat tigillum in cochleari repofitum. 

4 ) Anfa qua pendet ab unco. 

5. 6.) Sunt diverfi unci, e quibus pendet tigillum. 

8. 9. 10. i-i.) Efl feBio portionis Figura ( 1 ), in loco fiiperiori tabella de- 
lineata. 

8.) Annuitis, per quem tranfit Ve Bis. 

12. ) Pondus, quod ad alterum latus ve Bis fufpenditur, ad aquilibrationem 

tigilli. 

13. ) Efl receptaculum, in quod effunditur liquamen ferri. 

14. ) Mortarius ex ferro fufo five crudo faBus. 

Tabula XXV. 

Fig. 1 .) Reprafentat ipfum uflrina fitum, quum inibi peragitur liquatio me¬ 
talli cujusdam. 

Fig. 2.) Efl pofitio uflrina , quum inde effunditur ferrum liquidum. 

a. a. a. a.) Fig. 1 & 2, funt rotaffuper quas tota hac machina defertur. 

b b. C. d. ) Sunt 4 fulcra perpendicularia cum aliis transferfim locatis. 

d) Efl fulcrum reliquis altius, quoniam illis partibus innititur , quarum ope 
agitantur folles. 

f) Efl follis, e quo canalis exiens Fig. 1. in orificium Veniilatorium inferitur, 
antequam obvertitur uflrina, prout ojlenditur Fig. 2 . retrahi filet follis, quod etiam 
facile fit, vide (h h.) 

g) Uflrina in fitu perpendiculari FigUl*. 1. Et in fitu obliquo Fig 2. (ii) 
ope axium (ii) converti potefl. Horum etiam ope relocatur uflrina altius Vel de - 
preffius fecundum libitum. 

1) Fig. 2. Efl operator, qui tenet cochleam, cujus ope receptacula compri¬ 
muntur. 

o) Scala Vel gradus per quos afcendit artifex, quum carbones vel ferrum 
imponet. 

p) Pertica, cujus ope deprimitur follis. 

A A. BB.) Efl ambitus ejus. (BB. C.) efl tigillum five fundus uflrina. BB 
funt duo cingula , quorum ope jublevata tenetur uflrina. 

D) Portula vel apertura, per quam emittitur firrum fufum: in fervit etiam 
ufui: dum ferrum unco praditum immittendum fit, (f ejus ope fcoria fupra ferrum 
natantes extrahenda. 

D2) 
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D 2 ) Portula hac feparatim repr&fentata. 

E E) Bacilla ferrea partem fuperiorem & inferiorem tigilli colligantia. 

F F 2 ) Cingulum circa uflrinam. 

HH. I. K.) Efl feclio tiflrim, ut conficiantur ejus interiora. (I) Eflaper - 
tura } per quam emittitur ferrum. 

L ) Efl canalis , cujus dire Elio efl fecundum lineam punfflatam. 

O.HH. 2) Efl fifflio utriusque partis ambitus uftrina , five lamina ferrea 
parietibus ejus alligata : quaque contribuit ad continendam argillam, 

H 3 j Efl lamina diffla ferri feparatim repr&fentata. 

MM) Ambitus feparatim delineatus. (D) Efl apertura^ per quam extra¬ 
huntur fcoria. 

N N. OO.) Tigillum, cujus pars interior undique obduffla efl argilla, qua 
feparatim reprafentatur. (OO) apertura , per quas immittuntur carbones , 
quibus prae avetur , ne fundus tigilli refrigeretur. 

P P.) Efl fuperficies exterior tigilli, Ef pileus , cujus pars interior nondum efl 
repleta. 

QQ.) Species cribri vel tranflri conici, quod locatur in capacitate (PP.) 

S) Trarflrum in locofuo pofitum, (f paratum , ut terra vel argilla obduc a* 
tur, unde eleadit flrnile (NN.OO.) 

TT. X.) Cifium , in quo typi Del receptacula ponuntur, ut (V.) 

X) Infundibulum, quod in receptaculo reponitur. Ut que ex uflrina melius 
educatur metallum , canaliculi Del dufflus ex furno exeuntes formari poffunt, fdqut 
prius calefaciendi funt , quam per illos liquamen metalli pofflt transmitti. 

Y) Eflf rufiumferri , quod receptaculo adjicitur , quodque portat infundi* 
luium. 

Z) Receptaculum , in quo infundibulum efl repofltum . 

Experimenta cum diverjigeneris materiis, qua¬ 
rum ope emoUefcere pofflt ferrum. 

Q Uoniam fruftra tentatus eft modus a clariif auclore emolliendi ferrum 
per viam fulionis, hinc aliam methodum fe excogitaviffe, iniit, cujus 
ope ferrum jamdum fufum & capfulainclufum, dein mediante igne cir- 
cumfufo emollelcere poffet. Certum eft, ait, quod chalybs, qui multa co¬ 
pia falis & fulphuris gaudet, proxime accedat ad naturam ferri crudi. 

Illum in finem capfulae cuidam fe incluliiTe, refert, ferrum candi¬ 
darum micarum fufum, led tenue. Quibusdam capfulis etiam immif. 
fo oife calcinato & in pulverem comminuto ; aliis vero creta. Conti¬ 
nuato per aliquot horas igne, ferrum exemtum, quod alias durum fuiifet 
tam emollitum apparuiiie dicit, ut limae, non aliter ac ferrum malleatum * 
cederet. 

Sed adhuc experimentum nullum feciife cum ferro fufo craffiori,hinc 
etiam pyxidi cum oife calcinato indidiife ferrum fuliim craffitiei i ad i| 
pollicis, quod ubique ornatum eifet partibus tenuibus & foliolis &c. cum 
ferro inclufo per biduum expolita igni, & dein exemta vidiife, ait, partes 
Clq/Jis I. de ferro. Lll hujus 
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hujus ornamenti ferrei tenuiores fquamis quafi obfitas & ideo evanefcere 
incipientes ; illis quidem omne ferrum circumftipatum fuide, fed partes 
tenuidimas his quali exeerptis evanuilfe; reliquam ferri partem limae opti¬ 
me cedide. Examinata caufa, vifum effe, materias terredres & alcalinas 
fulphuris in ferro latentis partem imbibilfe, & ftratim fuperficiem terere & 
attenuare voluide, dum ferrum omni fubftantia ligatrice fuperficietenus 
ipoliatum iret; dictas fquamas, nec dillimiles ramentis vel limaturae, quae ex 
ferro fub malleis magnis percudo decideret, fuilTe : & eo majorem denfio- 
remque fquamarum apparuilfe copiam, quo diuturnior edet ignis. Hinc 
nihil tale circa ferrum, quod non nili per aliquot horas teneretur in aedu, 
animadverti. Commifcuilfe dein pulverem carbonarium fubtiliorem cum 
Creta vel etiam cum odibus calcinatis & pulverifatis : ab experimentis 
tunc conditide, ait, carbonem pulverifatum nullam partemIbperiicieiex- 
edilfe, licet in igne diutidime detentum edet; ex quibus concludit auftor, 
hoc artidcio emollefcere pode ferrum, nec ullam partem etiam in igne 
lentidimo confumi. 

Experimenta adhuc alia fecide cumdiverdgeneris falibus, cum foda, 
alcalibus variis, fale marino, num fcilicet illorum ope emollefceret fer¬ 
rum: falia per fe fola & non commixta, dicit haud multam emollefcen- 
tiam produxide, fed ferrum in fquamas etiam feparatum fuide. 

Hinc aliud experimentum aggredum ede; & commifcuilfe duas par¬ 
tes odis calcinati, unam carbonis pulverifati, & unam falis marini. In alia 
capfula mixturae praediCtae etiam 1’al vitri adjecilfe; in alia victricium, rur- 
fus in alia alumen, inque alia cineres clavellatos, fcilicet loco falis marini, 
in alia nitrum per tartarum concentratum, in alia tartarum. Omnia haec falia 
aliqualem emollitionis edectum edide, aegre tamen inde deduci pode, num 
ad ferri emollitionem citiorem contribuerent. Mixturas falium alcalinorum 
magis emollitionem ferri acceleravilfe vifas, quam reliquorum falium ge¬ 
nera, eisque palmam praeripuide cineres clavellatos: qui iic cum profeCtu 
compodtiorii prsememoratae adjici polfent, fed ignem non lentiorem fore. 

Addidilfe etiam fe, narrat, experiundi gratia, antimonium & fubli- 
matum corrodvum, & hoc ideo, quia putarent aliqui illius ope ferrum ad¬ 
modum mollitum reddi: fed dictum lublimatum potius retardavide ede- 
dtunpmateriarum, cum quibus edet mixtum: Antimonium vero grana & 
interiorem ferri texturam inquinavide, & emollefcentiam impedivide; 
edidide adhuc illum edectum, ut, licet antimonium cum fua mixtura ca- 
plulae exigua inclufum edet, tamen mixturam reliquarum caplulse majori 
inditarum etiam edectum impedivide ; pyxide harum optime perlutata, 
ufque tamen ornamenta & ferramenta tenuiora induruide, & quaedam in 
fquamas foluta abiilfe. Viride aeris vero non tam nocivum fuide. 

Loco pulveris carbonarii pulverem corii dve calceorum calcinato- 
rum dein adhibuide, qui etiam edectum quendam edere videretur; am¬ 
bigit tamen, num pulveri carbonario palmam praeripiat. 

Cumoleods etiam tentavit; jmixturam clictarn febo liquefacto hu- 
meCtando & inungendo, fed mixturam febo inunctam minorem edectum, 
quam ejus expertem, edidide. 

Loco 
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Loco ollis cafcinati & cretae appofuilTe calcem vivam, pariter etiam 
Calcem exftinclam, argillam figulinam in pulverem redactam, & vitrum 
contufum. Calcem emollivilfe ferrum, fed ei non dedille tantam tena¬ 
citatem, quantam materiae reliquae: terram figulinam & argillam emolli- 
vifie, fed fimul fuperficiemin lquamas divifilfe. Gypfum vero plurimam 
fqamarum copiam produxiffe. Hinc examinatis omnibus prsediflis, mix¬ 
turam nullam meliorem vifam elfe, quam cum olfe calcinato & creta. Sed 
olfa calcinata cretae praeferenda elfe obfervavit, & meliorem omnino ufum 
prwiritifie, licet hoc in tentaminibus parvis obfervari non pollet. Licet 
idem caloris gradus elfet, at duplo lentior ignis mora, vix tamen cretam 
fimilem effe&um cum offibus praellitilfe. Adhuc magis, olfa femper emol- 
livilfe ferrum, ut tentantem fpes nunquam falleret: Sed interdum vix evi¬ 
tari potuilfe, quin creta emollefcentiam femel induclam adimeret, & duri¬ 
tiem redonaret, praefertim li calor igneus nimis fortiter in ferrum vim 
luam exerceret, & ultra gradum infra determinandum: li enim exaflo 
tempore non eximeretur igni ferrum, ferrum in eandem fuam duritiem 
redire vifum elfe; pariter etiam partes ferreas femel emollitas. Addit, 
accidilfe, quum ferri eodem igne eodemque in furno calefaffi una portio 
non aequaliter eundem caloris gradum reciperet, quum reliquae partes ul¬ 
tra gradum debitum elfent calefaftae, quod vel particulatim vel integre 
durae remanlillent; & licet emollitum prius, ufque tamen durum evalilfe 
ferrum. Olfa vero calcinata fecure & non ambigue ferrum emollire, & 
eo citius, quo major gradus caloris fit. Cretam vix voto refpondere, nili 
partes tenuiores lint emolliendae, vel nili calore admodum leni partes fer¬ 
ri majores imbuantur; hoc ell, nili ferrum modo in colorem cerali igne- 
fcat: hinc praeter inconvenientiam, quod creta molle quid ferro inducere 
nequeat, nili tempore diuturniori, etiam ufum ejus periculofae aleae videri, 
in eo quod principio tribuat, dein refumat & delfruat. Rationem, quod 
creta partes exiguiores emolliat, & mollitum iterum induret, fecus ac os- 
fa; & ignem moderatum poftulet, allegat elfe, quod olfa vi calcinatio- 
nis fulphuream fuam partem amifilfe videantur, pariter etiam falia fua vo¬ 
latilia ; unde fulphura ex ferro emanantia locum in calcis ofieae interftitiis 
fortiri polfe, non vero in pulveris cretacei, in quo fulphura & falia volatilia 
ad certum caloris gradum remaneant fixa. Quod olfa calcinata omnis ful- 
phuris & falis volatilis expertia lint, concludit ex eo, quod optimi generis 
cupellae & catilli ab illis formentur. 

Quum itaque circa emollitionem ferri in ufum optime vocari pofiint 
olfa calcinata, fed quae mifcenda & temperanda lint cum pulvere carbona¬ 
rio : ratio mixturae conlideranda venit, unum enim retardat, alterum ve¬ 
ro accelerat effectum; ab experientia format regulam: quo claudatur me¬ 
lius pyxis, eo minorem quantitatem pulveris carbonarii adhibendam elfe: 
& fic line periculo apponi polfe unam partem pulveris carbonarii ad binas 
ollium calcinatorum, licet carbo non emolliat ferrum, ufque tamen illud 
non indurare : expertum etiam elfe, carbonem pulverifatum diuturnum 
ignem palfum folum per fe aliquam emollefcentiam etiam caufatum elfe. 
Calcinatum corium idem edam producere vifum elfe. Quum pulvere 

ollium 
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offium calcinatorum femel repleta fit capfula, non majorem dein quantita¬ 
tem ad iteratam ejus operationem requiri, quam, quae per ignem deperdi¬ 
ta & confumta fit; & fic eandem materiem iterum iterumque inufum vo¬ 
cari polle. _ Auguratur, quia mixtura multum fulphuris & Elis imbiberit, 
ut diutius infervire nequeat, eundem pulverem elixari & calcinari po!Te,& 
demum tuto in ufum adhiberi, pariter carbonem prius ulitatum. Addit, 
tutiffimam ede mixturam ex una parte carbonum & binis odium calcula¬ 
torum, & illam ter aut quater ufurpari pode, antequam carbones recentes 
adjiciendi dnt. 

Oda eo ufque, dum friabilia & admodum candida evadant, calcinan- 
da elfe docet, nec damno ede, d ufque ad combudionis gradum. Oda cal- 
cinata dein in pulverem admodum fubtilem terenda non elfe. 

Nihil ref erre, quanta copia odium pulverifatorum dt, fuflicere tamen, 
ut ornamenta & opufcula ferrea invicem divifa inibi locum fortiri podint, 
ne contactu mutuo aliqua fui parte laedantur. 

Tentamen etiam fecide cum conchiliis marinis calcinatis, ut cum 
oftreis , tedis limacis, & id genus aliis : & quoniam per calcem commu¬ 
nem emollefceret ferrum, etiam hoc calcis genere emollitum fuidfeexper¬ 
tum ede. 

Tentavide cum odibus fepise, generis cujusdam pifcis, quae calcinata 
etiam emollirent ferrum. Sed ferrum cum diverd generis calcibus prae¬ 
dictis in fquamas fuperdcietenus folutum abiide, plane ac cum oda fine 
mixtura pulveris carbonarii adhibita fuerint. Hujus pifcis oda cum multis 
aliis copia circa litora colligi pode; fed pr&dantiora ede oda praedifta cal¬ 
cinata. 

Pariter faftum ede experimentum cum ovo & cruda ejus tedacea, & 
eundem edeclum edidide, qualem calces priores. 

Quod capfulas attinet, illas ex argilla in lamellares formas fabacia & 
diducta parari poiTe ; fed loco illarum etiam parietes ex ferro crudo aut 
fufo adhiberi, praecipue in illo cafu, quum vehemens ignis dedderetur. Cir¬ 
ca ufum parietum ferreorum obfervade, quum detineretur talis capfula per 
aliquot dies in igne, ad fuperdciem laminarum, ubi ignis vim maximam 
exerceret , adixum vidide dratum quoddam pulvereum & pulverem ad¬ 
modum rubuide, colorem ejus interdum etiam ad violaceum accedide. 
Stratum hoc latis cradiim ortum ede ex particulis ferri concremati, nec 
aliud fuiffe, quam crocum quendam Martis autumat. Dein pulvere hoc 
ex ferreis laminis abrafo ferrum emolliendum circumdedide, quo com¬ 
pertum ede, ferrum citius quam ab aliis fubdantiis perfecte emollitum 
fuifle. Utque adhuc melius hujus rei veritas condaret, dratum croci hu¬ 
jus collecti cum fuo ferro in tigillum rnifide; alterum vero dratum ex mix¬ 
tura hujus croci & odium calcinatorum formavide; tertium ex odibus cal¬ 
cinatis; cumque debito tempore igni expodtum & dein exemtum foret, 
obfervatuni ede, optime emollitum ede ferrum, fcilicet dicio croco Mar¬ 
tis, dein mixtura croci & calcis odium ; ultimo ipfa calce odea circumda¬ 
tum effe : unde concludit, crocum didtum Martis meliorem adhuc ipds 
odibus effectum edere. Crocum hunc alias facile parabilem ede, fed num 

in opere 
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in opere majori eundem ufum prseftet, in dubium vocat. Addit, non vio¬ 
lento nimis igne urgendam effe capfulam, cui inclufus iit crocus, in ijlo 
enim cafu maffam compa&iorem evadere ferro fufo emolliendo nimis ad¬ 
haerentem, quae tamen ope icluum mallei poilit fecerni, fed fieri nequire 
absque periculo operis artidcioii aut ornamenti tenuioris. Si violens in 
furno ignis fuerit, ad laminarum ferrearum fupernciem dictum pulverem 
aut crocum non apparere, grana enim uniri & inde formari fquamas fpon- 
giofas, tamen in locis, ubi fe fiftant haefquamse, nonfenlibiliter diminutum 
apparere ferrum. 



Q Uoniam ferrum circumdandum elt pulvere lubtiliori, hinc neceffum 
elfe, ut capfulis vel pyxidibus includatur; & ut pyxides perlutentur. 
Perlutationem tamen hic non tam neceffariam videri, quam circa ferrum, 
in chalybem vertendum : fulphura enim & falia hic in ferrum non ihli- 
nuanda effe, fed ab illo potius extrahenda: juvare tamen ut perlutetur py¬ 
xis, quia mixtura etiam conflat carbone pulverifato, qui ubicunque patet 
aer & apertura, facile concremetur. Alias regulam generalem effe, fi pa¬ 
teat igni liber introitus, ferrum aliquamdiu igni expolitum, in fquamas fu- 
perdcietenus folvi. 

Capfulam longiorem fed anguftam repleviffe, ait, lirato offis calcina- 
ti, ut & ferri fufi paene ad dimidiam altitudinem; dein fuperimpofuiffie la¬ 
minam argillaceam, ita ut omnis communicatio ejus cum luperiori prae- 
clufa effiet: fuperiorem partem pariter repleviffie liratis offis calcinati <$c 
ferri, fedcapfula plane aperta relicta, fcilicet ut fulphura & falia liberta¬ 
tem exhalandi nancifcerentur; examine dein facio cum ferro, quod infra 
& quod fupra in capfula jaceret, fe non multam differentiam comperiiffie, 
quin capfula etiam aperta poffit relinqui. 

Differentiam inter furnos, in quibus convertitur ferrum in chaly¬ 
bem, & hos jam memoratos, non effe multam, modo quod applicentur 
folles, hic vero per aperturas datas admitti ventum, licet non multam ejus 
copiam. Per foramina introfpici poffie, qui gradus caloris, num diminu¬ 
endus vel augendus fit: altitudinem hujus furni in refpcclu ad alterum 
ad \ partem diminui poffie. Opus per ligna & flammam poffie peragi. 
Capfulas etiam ex laminis ferreis componi. Magnitudinem furni pro- 
portionandam effe ad quantitatem operis, hinc etiam nullas dimenfiones 
tradi neceffum effe. Ignem eo diutius fervandum , quo majoris capaci¬ 
tatis lit; fed ne ligni fuperffiia copia confumatur, nimium non amplian¬ 
dum effe. 

Quod llratfficationem ferri attinet, fufficit ut a pulvere offieo frulla 
ferrea bene invicem feparentur, praeter quod partes ferri craffiores relo¬ 
centur in loco furni, ubi intenlior calor exiftit. Obfervetur etiam, ut 
omnis arena abllergatur ferro, ubi enim arena remanet, ibi nec emollefce- 
re ferrum; arenam etiam liquatam fuperficiem ffiipare & ipfum ferrum 
operire, quae difficulter inde auferri poffit. 

. Clatfis I. de ferro. Mmtn 
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Calorem nec nimis violentum effe debere, tamen quo craflius ferrum, 
eo intenfiorem calorem requiri. 

Conftructionem furni melius ex ipfa delineatione quam ex defcri- 
ptione haurire licet. 

Deferipio Figurce. 

Tabula XXVI. 

Fig. i.) Plamtmfurni, 

A. A. A. A.) Sunt qua tuor meatus , per quos aer in furnum immittitur: 
prolongari poffimt fecundum opportunitatem loci . 

B B.) Apertura, per quas immittitur lignum. 

C.D.) Sunt bina lamella , qua compofita fmulformant capfulam in medio. 

E. F.) Sunt bina lamina , qua una cum faciebas interioribus furni, compo¬ 
nunt receptacula vel capfulas ad extremitates. ( E. H. F. G.) 

E. G. D. F .) Sunt dua lamina, qua impediunt , ne cooperiantur lamina, inter 
quas repofta funt. Obfervandam etiam efi, quod in quibusdam locis formati fint 
margines aut limbi, qui impediunt ne ad latus ferantur. 

F. G.) Lamina exigua, qua ficut lamina ( D. F, & F. G. ) fulcit laminam 
(F) capfula circa unam extremitatem repofta. 

Fig. 2.) Reprafentat unum latus aut faciem furni,ubi apertura efi,per quam 
repletur capfula in medio. 

A) E fi apertura, per quam intrat ventus. 

B B.) Porta, per quas immittitur lignum. 

C. D. E E.) Apertura per quam immittitur lignum , (f repletur capfula ma¬ 
gna media. 

F F.) Sunt bina lamella exigua, qua impediunt , ne loco emoneantur capfula , 
quum incurvantur ; illa non intromittuntur ufque ad fundum laminarum majorum. 

G) Indigitat opus , quum repleta ft capfula. 

1H. IH. IH.) Sunt ligamenta circa furnum, qua ad libitum augeri pof¬ 
funt ; rupta circa (H). fguodlibet cingulum in eodem loco fpeciem annuti refert. 

K K.) Efi bacillum verticale, cujus extremitates funt furno affixa , & fupra 
quas ligamina funt connexa. 

F F ) Ejl folum , quod elevatius ef fupra planum ipfiusmet furni . Apertura 
(A) illo etiampotefl operiri. 

Fig. 3.) Reprafentat alterum latus furni. 

A ) Ejl adbuc una apertura , per quam in furnum admittitur "tentus. 

F F.) Lamina exigua , quibus fuffulciuntur lamina majores. 

G) Altera lamina parta. 

I. K.) Apertura unius capfula extrema. Pars cujustis cinguli, quod capfu¬ 
lam repletam pertranfibit, hic non apparet. 

L. M.) Demonfirat omnes partes argillaceas, quibus praeluditur apertura 
capfula , quum repleta ft. ibi ligamina tranfeunt partes dici as. 

Fig. 4.) Compofitio omnium partium argillacearum, quum una pars fupra 
alteram re locat a fit , quibus formatur murulus , qui claudi debet Fig. 2. apertura 

(C. D. E. F.) 

Fig. 
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Fig. 5.) Efi una pars argillacea (PP.). funtpifiilla , quorum ope ducipotejl 
furnus. 

Fig. 6 .) Efl eadem pars, fed cui ademptum efi obturaculum (Qf) 

Fig. 7.) Reprafentat , quomodo applicentur partes rupta ligaminum fupra 
aperturas capfidarum. 

Fig. 8 .) Efi felito trium laminarum, qtiarumuna r elocat a e(t fupr a alteram. 
Lamella (a) intrat limbum lamellarum (bb.) 

Fig. 9.) Commonftratf quomodo bina lamina indicem poffrnt applicari, fili- 
cet lamina capfula media. 

Cautelae quce circa recoBionem & emollitionem 
ferri duri, ut & gradus emollitionis qui obfer- 
vandi Jint: pariter modus quo refiitui duri¬ 
ties, & ad quem gradum emolliri posjit 
ferrum, ab eodem auBore. 

C! conti ferrei in furnum immittantur, explorari poteft efFeelus ignis 8 c 
^ mixturae in ferrum ; fed in antcceffum cognofci debet, quales fint mu¬ 
tationes in ferro. 

Quum ferrum furno fit exemtum & frigefaclum, ex nuda infpefitio- 
jie judicari poteft, num ad partem vel integre fit emollitum; ferrum 
enim in arena fufum efi: coloris coerulelcentis: fique adhuc confervet co¬ 
lorem vel fi color ei ademptus fit & in ferrugineum mutatus, fignum efi:, 
ferrum nondum efie emollitum. Primus modus experiundi ferrum, num 
durum litvel molle, efi: per limam, raro enim vulneratur a lima ferrum, 
quod coloris efi: coerulei: fi vero color fit lividus & bruneus ad colorem 
fabarum Indicarum Caffe vocatarum, vel adhuc nigriorem vergens, tuto 
concludi potefi:, fuperficiem ejus efie mollitam. 

Quum ferrum fuperficietenus coloris fit brunei, limae cedit, ad mi¬ 
nimum juxta fuperficiem, ubi emollitum efi:. Si frangatur ferrum non¬ 
dum integre emollitum ut (E.) Fig. XXVIII obfervare licet varietatem 
quandam colorum per totam frafturamdifperfam; fi ferrum fuerit album, 
dein minus albidum erit: fi grifeum, dein magis bruneum erit 8 c fere ni- 
grefcens. Ferrum fufum coloris nigricantis in nigredinem majorem va¬ 
riatum apparebit; haec variatio coloris feufquead centrum frufii ferrei, 
antequam emollitio quaedam in ferro fafta fit, extendit; ferrum, quod in- 
ftar folii tenue efl, vix emollefcit, antequam omne ferri corpus, qua co¬ 
lorem, transmutatum fit. 

Praecipua mutatio circa ferrum emolliendum exifiit in textura ejus; 
fi ferrum fit in fraftura album, jam nulla grana compatere, nec micae nifi 
aegre diftingui & quafi rarefcere :incipiunt: circumcirca fuperficiem ani¬ 
madvertere licet cingulum quoddam granulis conflans: ubicunque ferrum 
accepit granula, illis in locis emollitum efi:. Tab. XX V 111 Fig. (E.) fen- 
fim extendunt fe granula, & tandem penetrant ufque ad centrum (FF). 

Quum 
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Quum pars interior ferri ad centrum ufque granulata lit, ferrum eft 
emollitum; & ubicunque granis pollet, limae cedit. Sed in locis, ubiamol- 
liri incipit, granula funt modo confperfa & invicem feparata,\& fecundum 
emollitionis gradum propius ad invicem accedunt (Fig. G.) & fecun¬ 
dum gradum emollitionis color ferri fufi lividior fit; ferrum fracturae can¬ 
didioris evadit coloris grifei plus quam in ipfo chalybe, inque illo genere, 
quod non facile fub malleo excudi poflit. Notandum etiam eft, quod in 
medio granorum fint lirata granis majufculis & nigerrimis conflantia. Fig. 
ICK.L. 


Recoftio haec reddit ferrum coloris lividi; li vero calor recoclionis 
adhuc majori tempore continuetur, formatur circa fuperriciem cingulum 
candidum, coloris magis corufcantis quam in chalybe, verbo, qui accedit 
ad colorem ferri candidioris. Cingulum hoc etiam compotitum eft ex 
micis, quae inter fe relinquunt vacuitates, conllatque genuino ferro, eft- 
que malleabile inftar ferri communis. 

Si recodtio adhuc magis continuetur, extendit fe amplius hoc cingu¬ 
lum (Fig.K) tota pars inferior clarior magis magisque evadit, & tandem 
plane albefcit. Sed adhuc magis obfervanda eft mutatio iplius texturae: 
ell enim ferri fuli genus, quod in fractura limillimum eft ferro micis con¬ 
flanti primi & fecundi generis, de quibus a£lum eft in chalybe; hoc pari¬ 
ter ac illud micas majores exiguioribus mixtas multi nitoris offendit; fa¬ 
tendum eft, ferri fuli micas adhuc magis corufcare. Datur etiam ferrum 
fufum, quod poft multam codtionem in fractura fimillimum eft ferro gra¬ 
nis conflanti (Fig. M.) fed nitet minus, quam genus aliud ferri fufi, adque 
illum gradum nitet, ad quem ferrum malleatum in fractura, unde videtur 
in flatum eundem cum ferro malleato reducium. 

Quum itaque hoc ferrum receperit colorem lividum, & fractura gra¬ 
nis Fig. F. G compofita fit, fique ferrum hoc limae cedat, candefiat & fri¬ 
gida reflinguatur prout chalybs, exinde fequitur quod duritiem inducat, 
adeo ut lima nullum in eis morfum poflit edere : fi vero rurfus fuper pru¬ 
nas candefiat, tunc rurfus limae cedit, non aliter ac chalybs communis." 
hinc concludi poteft, ferrum hoc fufum reducium effe in fpeciem chalybis 
communis. Sed ufque chalybis hoc genus non ita durum effe debet, quin 
deflruenda fit durities , adeo ut non magis per reftinclionem induretur, 
quod fit per continuationem recoclionis : at vero, quum cingulum gri¬ 
fei coloris granulis conflans candidum, & micis vel lamellis compoli¬ 
tum evadit, tunc eft ferrum purum; fi in hoc flatu reflinguatur frigida, 
ad primam fuperficiem cedit limae, puta, ubi eft ferrum ; fed in illo loco, 
ubi ceffat cingulum, non cedit limae. Quum vero per reflindlioneni uf¬ 
que ad centrum induratum fit, & deinprunis impolitum dum rubefeat, & 
lente refrigeretur, tunc rurfus cedit limae, non aliter ac chalybs nondum 
frigida reflinclus. 

Alias fi ferrum hoc fit admodum cratium, fuperficies tamen ferrea ef¬ 
fe poteft ope recodlionis, parsque ejus quae fequitur, chalybea, & centrum, 
fi nondum fit emollitum, reflare in priflino flatu, feu ferrum effe crudum. 
Verbo, fi ad certum quoddam punctum emolliatur ferrum, exiflit fpecies 
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qusedam chalybis; lique ignis adhuc magis continuetur, fit chalybs ferro 
inveditus; & tandem fi adhuc magis, redditur purum ferrum. 

Dictum ed, quod fractura granis nigricantibus lit confperfa Fig. L. 
Haec grana nigricantia moiiifrare quali polfunt, unde colores brunei or¬ 
tum trahunt: ope microfcopii videre licet, nulla grana ibi adede, fedmodo 
cavitates majores quam alibi; & dc cavitatem unam alteri fere contiguam 
ede, & inde in ferro fufo colorem bruneum dve lividum produci. 

Circa prima audtoris experimenta obfervatum ed, quum ferrum 
quoddam cradiufculum & ponderofum concinne elaboratum ut Fig. QCL_ 
OO. PP. Tab. X X V 111 emollire vellet, exemtum furno leve & multo 
minoris ponderis ac prius prodiide; fed cum illud adhuc penitius intuere¬ 
tur, obfervavide illud plane excavatum, non abdmile dphoni vel canali fu- 
perdcie nuda obdudto, Fig. R. S. T. Tota pars interior vacua erat, con- 
fervata tantummodo figura & fuperdcie exteriore, foliolis tantum deper¬ 
ditis, in lquamas fcilicet comminutis : cumque adhuc intimius infpiceret, 
obfervavide foraminula Figurae T. per quae fubdantia centralis eliquata ef- 
duxide videtur; unde etiam leve factum ede. Ferrum effluxum etiam 
repertum ed circa fundum furni, in forma madae inaequalis & rudis. 

Idem experimentum iterandi gratia, cylindrum quendam ferreum fo 
lidum & immidiim receptaculo circumdedit materia qua emolliretur. 
Quod primum igni leni expodtum ed, ut bene emolliri podet, quumque 
primus caloris gradus ededtum fuum juxta fuperdciem praeditidet, adau¬ 
xit ignem ad illum gradum, ut liquefcente ferro medietas cylindri evacua¬ 
ri, & confequenter cylindrus folidus in canalem quendam cylindriacum 
converti Fig.Z. podet. 

Ufque tamen experimentum hoc non femper fuccedere voluide, in¬ 
quit, cum enim ignem violentum non daret, nili cum jamdum multa pars 
emollita edet, exinde folidum remandde ferrum; interdum cum citius ad¬ 
augeret ignem, partem interiorem liquidam fadtam efduxide, cruda nimis 
tenui remanente : fed ne opidcem fallat, docet immittendas ede perticas 
probatorias, ex quarum fradtura exploretur, ad quem gradum emollitum 
lit ferrum. Facilitari adhuc efduxum medullarem ferri pode, & exitum 
quocunque in loco libet, adignari, modo loca illa fabulo dve alia quadam 
materia, cujus ope emolliri nequeat ferrum, inducantur. 

Opera ferri fud tenuia, quod fcilicet emollitum ed ufque ad centrum, 
d ad colorem cerad ufque candedant, poterunt plicari, d modo leniter tra¬ 
ctentur. 

Opufcula dicta concinne fabricata ferri ufque ad unum punctum emol¬ 
liri pode dicit: dque dein candedant, tamen fub malleo rumpi, & ddiiris 
conferta apparere ; per emollefcentiam attrahere dbi naturam chalybis 
contumacis & refractarii: verum d diutius perdet ignitio, chalybem vul¬ 
garem inde crematum obtineri. 

Se reduxide refert ferrum crudum, in illum tenacitatis gradum, ut 
ignitum podet tractari, non aliter ac ferrum recoctum & in contos didu¬ 
ctum; cumque emalleatum dt, nullibi apparuide dduram vel rimam; fed 
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docet in hunc finem continuandam ede diutius recoftionem quam alias, 
per quam mollitiem laudatam induet. 

EIoc adhuc melius fuccedere, fi reco&iones vel calefaftiones in ca- 
pfulis aliquoties reiterentur, inde majorem mollitiem acquiri, quam per 
recodionem in foco ferrario : partes tenuiores hoc modo emolliri polle, 
adque illum gradum, ut fub malleo poftint plicari. Hujufcemodi calefa¬ 
ctiones ferro crafliori mollitiem, flexibilitatem & tenacitatem quandam 
fuppeditare, praefertim fi genus ferri fit huic operi aptum. 

Huc ufque actum eft de ferro fracturae candidae, fed ferrum coloris 
grifei, quodque cedit fere limae, antequam in ignem mittitur, adhuc ma¬ 
jorem emollefcentiam polliceri videtur; fed cum jamdum fit coloris bru- 
nei, qui prima calefaftionis vice adhuc magis augetur, ideo colorem notae 
vilioris ei imprimi dicit. Ferrum hoc in capfiilis calefadum cedere qui¬ 
dem optime limis & emollefcere, fed nunquam illam tenacitatem recipe¬ 
re, quam ferrum candidae fracturae : ferrum enim grifeum, peracta emoili- 
tione, ignitum fub malleo tamen excudi nequire, & adhuc minus calidum 
plicari, prout ferrum fracturae candidae: Ratio allegatur, quod partes ter- 
reftres & fe vitrificantes non per ignitionem fed perliquefaCtionem aufer¬ 
ri poflint. Ignis calefactorius fi adhuc diutius ufque ad colorem bruneum 
adque nigricantem, qui ei naturalis eft, continuetur, quod tandem incipiat 
clarefcere & candorem quendam recipere, ut ferrum, cujus mentio prius 
facta; ufque tamen obfervatum, ait, ferrum hujus generis nunquam illurn 
candorem attrahere, quem ferrum fracturae candidae. 

Unde concludit, unum ferri genus non eundem flexibilitatis gradum 
cum altero acquirere pofte, quamvis ope calefadtioms easdem nubeculas & 
varietates colorum acceperit; fed unum palmam praeripere alteri: ferrum 
habuifle, quod ad illum gradum flexile & molle evaderet, ad quem neuti- 
quam alia ferri genera. Hinc neceflum efle , ut tentamini lubjiciantur 
omnia ferri genera, fed ufque aptiflimum praedicat efle ferrum flbrofum. 
Vidifte etiam opufcula ex ferro grifeae fraCturae, colorem optimum traxifle, 
emollita, ut commode potuiflent poliri, modo in capfula debite continua¬ 
ta fuerit ejus calefactio. 

Circa chalybem efle obfervatum, quod ferrum in aciem converfum 
quoad pondus liram fit adauctum ; at vero pondus ferri emollefcentis ra¬ 
tione exigua diminutum : ponderavifle enim ferrum antequam igni 
emollituro committeretur, emollitione peracta exiguam aliquam diffe¬ 
rentiam efle animadverfam. 

Ope, flammae ligneae peragi hoc opus poife; fed adhuc melius & 
promtius,fi loco ligni ufurpentur carbones, in quibus ignis auxilio fol¬ 
lium & venti excitetur; fed cavendum efle, ne inibi ferrum fundatur. Ca¬ 
loris etiam gradus per bacilla probatoria, de quibus fupra actum eft, opti¬ 
me poffe notari. 

Si loco calcis ofteae ufurpetur creta, argilla aliave materia alcalina, 
cavendum eife, ne calor nimis violens fit. Normam fore, ut ferrum ca- 
pfulis inclufum ad colorem cerafi redigatur ; fed lequi inde, ignem eo diu¬ 
tius duraturum dfc\ 
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Saepius tamen accidere, ut non omnes operis ferrei partes aequaliter. 
emolliantur ; praecipue cum inaequaliori craflitie pollentes, locis in fumo, 
ubi major vel minor caloris gradus lit, aptari nequeant: fed huic malo ob¬ 
viam iri poffe, ii in capfula iterum, fecunda vel tertia vice candefiant. 

Praeflare etiam, in promptu habere diverii generis furnos, adeo ut 
opera crafliora in furno majori, & tenuiora in furno minori calefiant. 

Quod impenfas attinet, refert anclor, opus live malleum portae libi 
non amplius 20 libris feu livres conflitiffe, quum tamen, ii a fabris emere¬ 
tur, qui auxilio mallei aut limae opus hoc parant, conflaret 700 livres: & 
fic porro. 

Obfervandum etiam eife, quod flamma poflit impedire emollefcen- 
tiam, & duritiem quandam inducere ferro jamdum emollito, nili junttu- 
rae quam optime fint perlutatae. 

Quum audior laminis ferreis uteretur, obfervafle refert, partem vi¬ 
cinam materiae oifeae 8 c carbonariae emollefcere, fed partem exteriorem la¬ 
minae, live quae flammae eifet expolita, induruiffe. Hic altera calefactionis 
vice fuperficiem laminarum invertifle, adeo ut quae prius interiora , jam 
exteriora fpeclaret; inde accidiife, ut pars interior prius dura emolle- 
fceret, & pars exterior prius emollita indurefceret, quod etiam experi¬ 
menti gratia, pluries facium eifet: unde fequi, fi flamma ferrum immedia¬ 
te tangat, fecundum theiin priorem, durum illud reddi. Et quamvis 
ferrum purificatum & malleatum iit, ufque tamen, ii igni nudo exponatur, 
indurelcere ; ferrum cujuscunque generis cremari, inque fquamas difli- 
pari, & duritiem, tanquam vitrificatum eifet, accipere. 

Cremato ferro, adeo ut inde delabantur fquamae, efle dictas fquamas 
duras, interdum circa partem inferiorem molles ; indigitare videri fqua¬ 
mas, tanquam ferrum non eifet emollitum, quum tamen optime mollitum 
lit. Partem illam crematam firmiter adhaerefcere corpori reliquo, adeo 
ut limae omnimode refiflat; fed fi malleo percutiatur, inde fuperficiem 
fquamis vel materia ferrea conflantem dilabi, & reflare ferrum, quod limae 
optime cedat. 

Quum ferrum hoc peracta recoclione fatis diutina, capfulse eximatur, 
coloris eife coerulefcentis, nitidiflimis quali adamantibus circumfufum: 
verbo, fi ferri fuperflcies colorem bruneum fabis Indicis Cajfe fimilem non 
o(lentat, cujus mentio fupra efl facta, lignum effe, qua fuperficiem ad¬ 
ultum & in fquamas redufilum efle, quae tamen per continuas mallei per- 
cufliones inde quam optime feparari pofllnt. 

Neceffum etiam effe, ut ferramenta didla prius emollita, & e quibus 
ope limae duriora fint abrafa, dura iterum reddantur; nili enim opufcula 
ferrea dura fint, non admodum polita & corufcantia reddi poffe, gradum 
enim politura fecundum gradum duritiei proportionari folere; pariter 
ac faxa. Nili enim durities iniit, vix etiam confervari polituram, fed cito 
evanefcere, unde etiam chalybem per exflinclionem in frigida eo durio¬ 
rem reddendum efle, quo politior defideretur. Quum itaque ferrum ad 
gradum chalybis fit emollitum, non dubitari poffe, quin per reflinclionem 
in frigida ad libitum dein poflit indurari: at vero fi nimis fit emollitum, 

adeo 


236 ARS EMOLLIENDI FERRUM. 

adeo ut in naturam ferri excufi five recocti fere iit converfiim, tunc per 
dictam reitinclionem infrigida vix poife indurari. 

Expertum etiam ede, ferrum ad quemlibet gradum indurari poife, 
ii reftinguatur in pyxide, quod Gallice vocatur le trempe en paquet ; cha¬ 
lybem nullam meliorem duritiem, quam per hujus generis exftinclionem 
recipere poife, hinc etiam perfedtiffime iic poliri. Minus etiam temporis 
requiri, modo dicto reitinguendi ferrum fufum quam ferrum malleatum. 

Didtum prius eife, ferrum in materiis, quae convertere poifmt illud 
in aciem, calefaciendum eife, fi exitinguendum fit in pyxide; fufficere, ut 
inibi brevi tempore calefiat, antequam frigida exftinguatur. Auctor in igne 
diutino ferrum emollitum, cui duritiem vellet dare, tenuiffe, ait, circumje¬ 
ctis eisdem materiis, quarum ope ferrum in chalybem folet verti, quum dein 
eximeretur, priltinam fuam duritiem recuperaffe, & obfervata fuiffe loca, 
quae limae nullatenus cederent; loca vero alia parumper tantummodo 
emollita vifa fuiffe, colorem candidum mutatum etiam fuiffe inbruneum: 
cumque adhuc continuaretur calor, omnem duritiem prius deperditam 
reffitutam vidiffe:- at vero fi ignis non violentus nec diutinus iit, duri¬ 
tiem inde non augeri; acquiri etiam tenacitatem. 

Quum itaque calefactio dicta emollefcentiam quandam ferro fufo in¬ 
ducat, fequi, multo majorem effectum & ufum in ferrum purificatum & 
excufum praeftituram eife, modo non admodum craffum fit. Sed fi fer¬ 
rum malleatum recoquendum vel in capfula emolliendum fit, ignem ni¬ 
mium non effe debere, quum ei noxae effe poflit. 

Tale ferrum certo temporis fpatio in igne detentum & dein exem- 
tum tam molle apparuilTe, ac charta glutine denfata, ita enim plicari & 
torqueri potuiffe. Fila etiam ferrea hoc modo mollita ad omnes partes 
& quoties liberet, contorqueri potuifle, tanquam ex plumbo confecta. 
At vero cum fila ferrea diutiori calore effient excercita, tam fragilia inde 
evafiffe, ut ad contadlum frangerentur. Ferrum per longiorem operatio¬ 
nem nimia fulphuris & falis copia fpoliari, inque eundem flatum redigi, 
ac fi igne nimio adureretur: ferrum indurefcere ex nimia inhaerente falis 
& fulphuris copia ; fi vero perexigua fit, in fquamas, foliola & micas abire; 
non aliter quam argilla, quae fi nimia aqua hume&etur, diffolvi, fi vero 
exigua nimis, friabilem reddi: parem rationem effe cum fulphure in dicio 
metallo. Notandum etiam effe, ferrum malleatum fecundum diverfam 
* qualitatem majori vel minori igni poffe refiflere; fed una confiderandam 
venire ejus craffitiem: quam optime fuccedere cum ferro tenui. 

Defcriptio Figurarum. 

Tabula XXVIII. 

A. B. C.) Sunt bacilla ferri fu(i diloerpt craffitiei ? probationi infervientia. 
Unius extremitas in aculeum definit , quod ideo faSlum , ut conti crasfufculi loco 
tenuiorum etiam commode posfint inferVire. 

D) Frahlura unius conti , nondum emolliti, 

E) Fraflu* 
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E) Fraeiura conti, qui emolliri incipit ; circa limbos granis Jubtilioribuspol¬ 
let j reliquis in locis incipit etiam granis confpergi , fed nulla adbuc granulatio efl 
in medio. 

F) Fraeiura conti adhuc magis emolliti , ubique funt grana & majori copia 
quam in prs.ee denti , 

G) Fraeiura conti ferrei, qui adhuc magis efl emollitus : circumdatus efl 
cingulo candido, quod naturam habet ferri purificati aut malleati : pars refidua 
repleta efl granis magis bruneis (f crasfiuficulis, quam funt illa in Figura fuperiore. 

H) Fraeiura conti ferrei, qui adhuc magis e fi mollitus, quodque inibi gra¬ 
nula? um efl , conflat granis majufculis ifi nigrioribus quam in Figura (G). 

I) Efl fraeiura conti ferrei, qui adbuc magis efl emollitus, quique incipit can¬ 
dorem fuum recipere , ubi grana etiam non funt tam nigra ut in priore. 

KK. LL.) Efl fradura frufii ferri fu fi, quod effe&be circumdatum efl cin¬ 
gulo cras fori, cujus textura ifi color fimi lis efi illi , qus in ferro malleato "bifitur, in 
medio efi granulatum fecundum indolem chalybis. 

LL) Significant loca obfurior a per Ime as punctatas, qus fmplici afpedtu fi- 
milia funt granis, fed qus ad vitrum microfcopii reprsfentant modo vacuitates. 

M) Fraeiura conti, qui recepit granum candidum, acceditque ad illudferri 
genus, quod vocatur ferrum gr anulatum. 

QCX OO. PP.) Efi malleus port£, qui caVus fiBus fuit, prster loca 
( QQJ ) u bi crasfior efi, propter ignem minus violentum, cum finderetur » 

R. S. T.) Efi pars ifiius mallei ex reliquo ejus corpore f parata , fcilice t ut 
Inderi p os fit, ad quem gradum excavatus fit. Apertura (R. V.) ideam difiindlio- 
rem didis excavationis fiflit. 

X. Y.) Efl fruflum ferri fufifimile illi, circa quod experimentum efl infiitu - 
tum, quale circa malleumprscedentem. ( Y ) efl locus, per quem faciUime ema¬ 
nabit ferrum fufium, fi fabulo aut alia quadam materia emollitionem impediente 
opertus fit. Zf) Efi cylindrus in cylindrum excavatum mutatus, (a a} Canalis 
excavatus fecundum totam longitudinem apertus. 

Ve diverfi generis opufculis ex ferrofufofadis, 
de que cautelis, quomodo fundi & recoqui 

ferrum debeat. 

O Pera cradiora foliditate fufficiente gaudent; unde non opus eft, ut 
per modum emollitionis traditum tenacitatem quandam acquirant; 
fatis eft, ut fuperficietenus emollefcant, adeo ut limis cedant. Sivero 
perforanda funt , tunc amplius adhuc funt calefacienda, fed foramina me¬ 
lius parantur in ipfa arena, in quam funditur : li vero ductus fpirales vel 
cochleares habebit, fufficit, li modo pars luperdcialis lit emollita. 

Si folidum quoddam corpus fundendum lit & fatis cralfum, tunc in 
arena vel loculo ad hoc opus parato ferrum alicujus craditiei, vel portio 
conti cujusdam reponi poteft, vel etiam filum ferreum craditiei i digiti. 
Ferrum enim fufum optime uniri poteft cum ferro malleato ibi repolito, 
adeo ut in unum corpus coalefcant. Operatores cupri hanc artem etiam 
Claffis L de ferro. Ooo bene 
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bene callent, adeo ut ferrum in medio cupri fit, alias fragile nimis evadit 
cuprum. 

Quod tormenta bellica attinet, meliora funt & praeftantiftima quae 
ex ferro malleato formari poliunt; hoc a multis tentatum fuit, fed labore 
femper irrito, ferrum enim malleatum optime refiftit vi percullionis live 
ex globo fi ve ex pulvere pyrio oriundae. Tormenta quae confiant ferro 
malleato, etiam leviora funt, & tamen reliquis firmiora & validiora; refi- 
fiunt enim, ut dictum eft, melius viribus pulveris pyrii, pariter etiam glo¬ 
bo ferreo, qui excutitur & juxta parietes violenter effertur. Hujus gene¬ 
ris tormenta, quoniam leviora &ufquevalidiftima, in navibus multum ufum 
praeftare pollent. In praelio navali poterunt tormenta graviora verius 
unam navis partem gliffare & pondere ipfam evertere : praeterea etiam 
nec facile rumpuntur, quod alias fit fiepe cum periculo & internecione ad¬ 
itantium : obtineri itaque hic finis poteft, fi tormentum ex ferro crudo 
confians dein emolliatur : tormenta ilia diu fatis in materia praedi&a, quae 
emollitionem caufatur, calefacienda funt. Quibusdam in locis, tormenta 
fiatim ut arenae funt exemta, calefieri folent, & carbonibus vivis imme¬ 
diate circumdari; ufque tamen hoc non multum effectum praeftat. Tu¬ 
to igne vehementiori & diuturniori calefieri poffunt, non enim fundi, nec 
jn fquamas lolvi, ut ferrum tenue. Furnus etiam confinii potefi fimilis 
fumo prius delineato, inque medio ejus relocari tormentum, modo fur¬ 
nus debitae profunditatis fit: nec opus eft, ut receptacula plene claufa & 
perlutata fint, folutio enim ferri in fquamas non metuenda eft. Dominus 
de Villons formationem tormentorum ex ferro malleato diu fed fruftra 
tentavit, eo tandem pervenit, ut interiora illorum ferro malleato, exterio¬ 
ra vero metallo aut cupro repleret. 

Experimentum non modo cum calce offium fadfum eft, fed etiam 
cum argilla, calce, & gypfo calcinato : calx meliorem effectum praeftkit 
quam argilla; gypfum vero minimum, potuit enim excavare ferrum : fed 
ut a&ionem gypfi temperaret, circumdedit ferrum fuum firato tenuiori 
gypfeo , & reliquam partem capfulae offe calcinato adimplevit; exinde 
lquamis non ad multamcrafiitiem circumdabatur ferrum; craffities,quam 
occuparunt fquamae in ferro, proportionata erat ad crafiitiem firati, quod 
conftabdt gypfo, etiam ad diuturnitatem temporis aut ignis; hinc fi per 
fquamas diminuendum ferrum fit, ignis sequalifiimus effe debet. 

Quoniam mentio fadta eft gypfi, en experimentum. Clariff auftor 
ferrum pulvere gypfeo fe circumdediffe, ait, & exemta capfula brunee ru¬ 
bente, vidifie flammulas plurifariam ex pulvere hoc propullulantes, colorem 
fulphuris communis vibrantes. Ipfum ferrum, gypfo circumdatum, odo¬ 
rem fulphureum teterrimum fparfiffe. Obfervatum etiam effe, ferrum 
candidum in fquamas magis quam ferrum fra&urae grifeaeeffe redadlum, & 
ferrum malleatum citius quam ferrum fufum. 

Ultimo fiftit delineationes plurium decoramentorum ferro fufo con¬ 
flantium, & arte prsedidta nova emollitorum, ut malleos portaram foliis 
opereque decoro infignitos, cum anfis eleganter quafi caelatis, & plura alia. 
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PARAGRAPHUS XXVI. 

Tentamina & experimenta mlfcellanea circa 
emollitiones, liquationes ^ ferruminatio- 
' nes Sc.ferri. 

Circa emollitiones & exfincliones ferri. 

E quid defit, velim etiam aliorum tentamina vel ef¬ 
fata de emollitionum & exftiriCtionum ferri modis 
adjicere; adducendo modo illa, quae a famigeratiori 
quodam auCtore ejusque laboratorio prodierant: 
quamvis etiam illa nugarum & faecis alchymif ficte 
plena efie, oculis non femiapertis, videre liceat; fed 
ne tamen illa ficco pede tranfire videar, fummis 
modo labris, ut ajunt, tangere velim ; fed cave ta¬ 
men , officiant latis ne frugibus herba. Turba illa vafla farragine figmento¬ 
rum incoCtisque dapibus volumina fua complent; pro luce jaciant um¬ 
bras, pro corpore larvas, pro factis fcenas; & ut Virgilius canit: 

Fermento atque acidis imitantur -vitea forbis. 

Sed quia mihi nondum vacavit tempus, nec copia fuit, omnia per no¬ 
vum ignem & laborem fub examen mittere, velim tamen in forum pro¬ 
ferre aliqua, quae a diverfis jaCtantur; fed ipfe tibi profpicias, ne fidem ni¬ 
li vilis & exploratis habeas: nec transferre omnia illa huc potui, quae pu¬ 
blicae lucis facla funt; praeter quod indies & quotannis plura e focis labo¬ 
rantium excludantur: hinc cuique integrum elt, ad quod etiam quemlibet 
exhortor, ut foliis chartae nitidae intertextis, infcribat quicquid delideretur 
& inferendo quod omilfum elt, telam hic inceptam perficiat. 

Venditant aliqui ferrum emollefcere & inltar plumbi mite & flexile 
evadere, pariter etiam chalybem, modo ab igne & in exftinCtione & tri- 
gefactione julte temperetur : nobilifiimi Boylei verba funt in traCtatione 
de firmitate: chalybis fruftum quamvis fufficienter fuerit candefactum, fi 
candens illud immerferis aquae limpidae, reddere illud potes non folum 
valde durum, fed etiam valde fragile; cum fi refrigefcere illud in aere five- 
ris, & minus durum futurum fit & magis tenax, atque fi idem aqua frimda \ 
extindtum, iterum candefacias, donec colore coeruleo faturetur, comparare 
molle & admodum flexibile fiet; neque hoc ex ulla falinse partis per ignem 
jactura; cum fi emollitus hic chalybs rurlus candefiat & fubito, fixe aqua 
five alia ratione refrigeretur, & duritiem & fragilitatem denuo acquiret. 

Alias Dominus Beccherus multos venditavit ferrum emolliendi mo¬ 
dos; ut 

i. Victriolum & nitrum ana per alembicum deftillare jubet, & inibi 
frultulum ferri mifcere, quod dein in fimo equino per fpatium 15 dierum 
jaceat, inde putat ferrum emollefcere, ut inftar plumbi fcindi poflit. 

2. Pariter 
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2. Pariter fi candefactus chalybs in aqua Amilzar, ut vocatur, ex¬ 
ftinguatur. 

3> Si recipiatur metallum quodcunque, & in fanguinebovino aut vac¬ 
cino exftinguatur, exinde inftar plumbi dicit emollefcere. 

4. Si auripigmentum, calx viva, ramenta chaiybea & ferrum in igne 
una per diem teneantur, inde inftar plumbi emollefcere ferrum dicit 

5. Ferrum etiam inftar cerae emollefcere perhibet, fi chalybs per 3 
dies in calce viva, gummi, fanguine & excrementis hirci recondatur. 

6 . Pariter fi chalybs in oleo exftinguatur, quod in plumbum fepties 
fit infufum. 

7. Chalybem etiam emollefcere, adeo ut inftar plumbi fcindi poflit, 
fi primum candefiat, ut fere liquefcat & dein fuperinfternatur pulvis her¬ 
bae fternutatoria. 

8. Pariter etiam emollefcere dicit chalybem in excrementis bovinis 
cum fucco oleris mixtis exftincium: fic etiam in iuccis herbarum varii ge¬ 
neris, inque aqua vel fucco fabarum. 

9. Pariter duritiem a chalybe expelli, fi 15 vicibus in aqua falis alcali 
exftinguatur. 

Alii adhuc plura figmenta adjiciunt, fvadentque ut ferrum in argilla, 
calce & fimo vaccae inclufum fuper flammam ligni teneatur, & dein fpon- 
te fua frigefiat. 

Ut fundatur plumbum vel folum cum Mercurio in tigillo una cum 
oleo, quod fepties repetatur, & inibi faepe exftinguatur ferrum, exinde 
molliflimum fieri ajunt. 

In mixtura ex fimo vaccae, calce, argilla & fanguine bovino per 3 ho¬ 
ras candefiat ferrum. 

Vel, in mixtura calcis, cerae & argillae. 

Vel, in mixtura calcis & faponis Venetiani. 

Vel, in fale Armeniaco, fale communi & tartaro ana coquatur ferrum 
infufo infuper aceto vini, mixtura hac ferrum circumtegatur, lente dein 
ficcctur, Inque calore prunarum 5 horis candefiat. 

Vel, fi Ipatio horario in fale Armeniaco & tartaro pulverifato ferrum 
coquatur. 

Vel , etiam fi in aqua aut folutione aluminis exftinguatur. 

Vel , fi fexies exftinguatur ferrum in aqua vel vino frigido, in quo 
plumbum fufum exftincium fit. 

Vel, fi ferrum candens in pulverem calceorum crematorum mittatur. 

Vel, fi fpatio 14 dierum in lixivio facio ex cineribus & calce viva re¬ 
linquatur chalybs. 

Alius vero fuadet, ut tartarus & fal commune in tigillo quodam fi- 
mul candefiant j deinfulphur, fal Armeniacum ana, drachma Mercurii 
fublimati in aqua puteali vel aceto temperetur & fuper marmor pulverife- 
tur, hifque ferrum vel chalybs oblinatur, & linteo involutum candefiat, 
poftea calce viva, & demum arena clara teratur. 

Jam quia in medium allata funt quorundam effata de emollefcentia 
ferri per exftinetiones in liquidis & mixturis quibusdam facias; jam fub- 
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neftere velim tentamina ClarifE Domini Reaumur circa exftinclionis ferri 
aut chalybis in variis generis liquoribus inftituta, ex quibus veritas difto- 
rum conflare poterit: verba ejus funt, quae fequuntur. 

Omnis ars in eo confiflit, ut chalybs ad rubedinem candefaftus in fri¬ 
gida exftinguatur, unde admodum durefcit ; at vero ii fuper prunas fuas 
aut in libero aere refrigefcat, mollefcit. 

Chalybs per exftinctionem in aqua adaugetur qua volumen aut maiTam, 
ita ut Dominus Perrault obfervaverit filum exftinctum frigida idem fora¬ 
men non potuiffe tranlire. Dominus Reaumur femper etiam invenit volu¬ 
men auctum in chalybe exftincto, adeo ut diameter corporis chalybei ad 
certum gradum calefacti & dein exftincti ad diametrum voluminis non ex¬ 
ili neti fuerit ut 145 ad 144 circiter, & confequenter volumen chalybis 
exflincli ad volumen chalybis non exflincli ad minimum ut 49 ad 48, nam 
per exftinftionem acquirit ad minimum 48vam partem voluminis fui: fed 
de his videas Cladem III. 

Quod vero differentiam ponderis attinet, chalybs non exffin£lus pon¬ 
deris exacte 1 uncise eft, calefa6tus ad rubedinem cerafi & frigida exftindtus 
| granum perdit, quod fere nullius momenti eft. 

Chalybs in vacuo exftinctus «que mollis remanet, ac fi exftinclus fit 
,in aere. 

Granum chalybis non exftin 61 i eft congeries infinitorum granulorum, 
fed hsec etiam ex aliis particulis etiam compofita ede videntur. 

Filum chalybis longiufculum per foramen quoddam ede duftum; 
refert, portione hujus dii calefacta, fcilicet ad partem 3 digitorum, fecun¬ 
dum delineationem, quae etiam exftingueretur, notatum fuiffe femper lo¬ 
cum , ubi maxime calefactum fit dium; dium hoc verticaliter podtum, & 
ope ponderis append tenfum dum confringeretur, expertum ede, illud 
femper difruptum iri in illo loco, ubi calididlmum exftingueretur, quia ibi 
durius. Ne dium, d alicubi effet incurvatum, per tendonem in lineam re¬ 
ctam adhuc facilius rumperetur, paraviffe machinam cum lamina quadam 
in medio, cui impodtae prunae partem dii fuperiorem calefacerent, nota¬ 
tum iterum ede, in ipfo loco exftinclionis difruptum effe. 

Grana chalybea in frigida exftincta non tam pulchra funt, ante¬ 
quam fub malleo excufus eft chalybs, quam dein cum ictus mallei crebros 
fit paffus. 

Chalybs facilius calefcit quam ferrum, & pariter citius refrigeratur, 
inde etiam lequitur, quod idem gradus caloris plus augeat volumen cha¬ 
lybis quam ferri : auctor contum ferreum ut & chalybeum, utrumque 
ejusdem longitudinis fcilicet 12 digitorum, & quidem eodem caloris gra¬ 
du, adque eundem colorem, quantum oculis luftrare poffet, candefecit; 
chalybs in eodem gradu caloris longitudine 3 linearum augebatur, fed fer¬ 
rum modo 2 linearum. Longitudo femper major fa£ta eft in chalybe 
quam in ferro, quocunque caloris gradu utrumque candederet, & chalybs 
plerumque fuperabat ferri longitudinem | partis augmento. Ferrum 
etiam frigefaCtum ad priftinam fere longitudinem redibat, non vero cha¬ 
lybs, vide Cladi III. 
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Quum chalybs & ferrum aquae immergeretur, calor inibi per lpa~ 
tium temporis inerat; lique fruftum cralfum elfet, diu fatis in aqua appa¬ 
rebat rubrum. 

Regula eft: ex duobus generibus chalybis, quae ratione fubtilitatis dif¬ 
ferant, illud quod fubtilius eft, majorem caloris gradum recipere, fi idem 
utrique gradus detur. 

Chalybs in calefadtione varios coloris gradus in fe recipere folet; co¬ 
lor incipit a rubedine, qui eft primus candefcentiae gradus: primum enim 
inducitur color bruneo-rubefcens; dein rubedo in clariorem & vivacio¬ 
rem tranfiens, quod operariis vocatur rubrum cerali: fi augeatur adhuc 
magis calor, rubedo haec incipit evanefcere, vel potius in mifcelam flave- 
dinis abire, & fic debilitari; cumque ad fummum perdudtus fit calor, exi- 
ftit albedo flavefcens. Ex his coloribus de ignitione chalybis aut ferri fui 
judicant opifices, quum exftinguendus fit. 

Norma generalis eft, quo calidior reddatur chalybs, grana ejus eo ma¬ 
jora & albentiora evadere; & contra quo minus calefiat ante exftindtionem, 
eo fubtiliora & grifei & liventioris coloris: at vero fi intenfus fit calor, nec 
procul a liquatione, grana nec tam albefcere, nec oculis tam grandibus mi¬ 
care, ac fi minus calefadtus exftinguatur. 

Altera regula eft , chalybem eo duriorem fifti, quo calidior exftingua¬ 
tur; refert tamen fepenumero accidifte, ut chalybs multte fubtilitatis du¬ 
rior factus fit, quum ad albedinem vel fufionis gradum calidus exftingue- 
retur, quam fi ad colorem cerafi. Ratio allegatur, quod ultimus gradus 
ignis hoc genus chalybis debilitet; quodque deftrui plane pollit, & in fer¬ 
rum fere reduci: hinc regulam hanc ufque generaliter veram efte. 

Tertia , quod chalybs fubtilior ope calefactionis & exftinctionis majo¬ 
rem duritiem accipiat, quam chalybs notae crafiioris, fi nimirum idem gra¬ 
dus caloris utrique detur. Hinc quo fubtilior eft chalybs, eo minor calor 
requiritur. 

Acciderat, quum chalybem crebro in furnum mitteret & materia 
vulgari circumdaret, adeo ut nimium lulphuris imbibiffet, quumque ex¬ 
tremitas una hujus chalybis fub malleo extenfi & ad colorem cerafi calefa- 
dti exftingueretur, ut exinde chalybs hic in portiunculas & particulas abi¬ 
erit & dilapfus fit; etiam alia fegmenta integra ab aqua extracta & leviter 
malleo percufta, in grana inftar lapidum diffilierint. 

Quarta, chalybem non admodum fubtilem, fed in qua durities ac¬ 
quirenda fit, calide omnino exftinguendumefte, fcilicet cum prius adeptus 
fit colorem cerafi ad albedinem vergentis. 

Regula generalis eft, quod exftinguendus fit chalybs eodem momen¬ 
to, quum attingit gradum caloris debitum: operatores hinc chalybem fie- 
pius igni exemtum folent perluftrare, num gradum caloris & coloris debi¬ 
tum adeptus fit: dein fatis calefactum eximunt igni, dumque ad debitum 
calorem coloremque redierit, frigefaciunt, quod tamen vitium efte putat; 
hinc juxta focum aqua in promptu efte debet. Per bina frulta chalyhea 
fiepius hoc expertus eft, calorem debitum, puta ad colorem cerafi uni im¬ 
pertiendo <Sc eodem momento exftinguendo, quum adhuc elevariorem & 
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majorem alteri daret, fed extra ignem, dum ad eundem calorem rediret, 
tenuit; dein in fracta utriusque parte obfervavit, grana in priori fuiffe 
fubtiliora, squaliora & melius relocata quam in altero. 

Quidam opifices chalybem fuum ultra gradum debitum, antequam 
exftinguatur, candefaciunt, & candefactum fub malleo tamdiu verfant 
tenduntque, dum gradum caloris colorisque jultum defideratumque reci¬ 
piat, quo momento frigida illum exftinguunt, fed grana non tamen ufque 
illius pulchritudinis , ac ii debito tempore ftatim exftingueretur, apparent. 

Quo frigidior eft aqua, eo durior & fragilior evadit chalybs inibi ex- 
ftinfitus, & confequenter grana cralfiufcula accipit: hinc, li tempeftas fri¬ 
gida iit, durior fit chalybs, quam ii calida; quidam hujus eventus gratia ab 
experientia edocti minorem caloris gradum chalybi fuo dant tempore 
aeftivo quam hyberno. Auftor chalybem ad colorem ceraii redaftum, 
in aqua ebulliente exifinxit, unde non ita durus evaiit, ut limae reiifteret, 
nec tamen fragilis factus, quin fub malleo planus reddi poifet. Chaly¬ 
bem dein adhuc majori caloris gradu candefaflum, in aqua calida ebullien¬ 
te exfiinxit,inde factus eil durus, non aliter ac ii exftincius eifet in frigida, 
quum fcilicet adeptus eifet colorem ceraii. 

Quidam etiam exitinxiife ajunt chalybem in plumbo frigido , hoc eit, 
chalybem candefactum immiiiite in maifam plumbi frigidam; maifam in 
loco illo parum liquefcere compertum eit, fed extremitatem plumbo im- 
merfam five exltinctam aeque duram ac in frigida exitincta foret, evaiiife. 

Chalybs in ftanno exitinctus ejusdem qualitatis fere exivit ac e plum¬ 
bo; differentia erat, quod majori vi in itannum quam in plumbum intru¬ 
deretur, quia itannum non tam facile liquefcit. 

Chalybs exitinctus in bismutho ut & in regulo antimonii eandem duri* 
tiem contrahere videbatur, ac ii in aqua. 

Chalybs etiam exitinctus eit in Mercurio: fed Mercurius ipfa aqua 
calidior faftus eit. Paravit illum in finem binas capfulas, quarum unam 
replevit aqua, alteram Mercurio, & in utraque filum chalybeum exftinxit; 
aqua cum adhuc vix tepida eifet, Mercurius tam incalefcebat, ut digitus 
vix tactum fufferret. Quum exitinguitur chalybs in Mercurio, nullus 
omnino fibilus auditur, at vero multus in aqua, ubi etiam ebullitionis fpe- 
cies eit. Chalybs in Mercurio exitinctus granis majufculis apparet, quam 
chalybs exitinctus in aqua: hinc in Mercurio non exitinguendus eit cha¬ 
lybs tam calidus ut in aqua, nam Mercurius exffinguit chalybem. 

Experimenta etiam plura exitinctionis chalybis in aqua falibus varii 
generis impraegnata fecit: capfulas aequales paravit, unam aqua commu-\ 
ni frigida adimplendo; alteram aqua fale communi ad faturitatem imprae¬ 
gnando; tertiam fale vitri; quartam fale Armeniaco; quintam falpetra; 
fextam alumine: feptimam vi£triolo; & femper comparationis gratia duo 
fila eodem gradu ignis calefa£ta& eodem momento igniexemta aquae tam 
fale quodam impraegnata, quam aquae dulci immifit, nullum tamen obfer- 
vavit in duritie difcrimen, qilin limae aequaliter rebiterent. Chalybs ad di- 
verfos gradus in plumbo calefkdtus eit & in aqua exftindtus, cumque in 
aqua debitam duritiem non fufcepilfet, animadverfum eft, quod in aqua 
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fale quodam faturata nec fufciperet; ex quibus experimentis tanquam te- 
ilimoniis indubiis, nulla fere fpes chalybem in iblutione quadam falis ^me¬ 
lius quam in ipfamet aqua relicta eft. 

Chalybs calidiflimus factus, & quidem ultra colorem cerafi, fi. pera¬ 
cta exftinftione fuperficies ejus appareat alba & nitida, nec fcoriis quali 
oblita & obfcura, vocatur Gallice tacier de confert; at vero li chalybs minus 
calefactus & exftinctus prodeat albidus, dicitur nudari vel aperiri chalybs: 
chalybs ergoli exltinguaturin falutione quadam falis, melius quam in aqua 
communi fe nudare & aperire folet, qui effectus e falibus provenit, fal 
enim materias fcoriaceas & recrementa fuperficiei chalybeie alias inhae¬ 
renda diffipat & diffolvit. 

Chalybs in aceto vini exftinftus fe nudat quam optime; majorem 
duritiem ut & fragilitatem obtinere quam in aqua communi videtur. 

Chalybs exftindtus in rapis, ut &in fucco raparum, non magis quam 
in aceto vini videtur induruiffe, quod tamen a multis ut arcanum quod¬ 
dam venditatur, 

Chalybs quamvis paulifper & vix ad rubedinem hoc eft ad rubedi¬ 
nem obfcuram calefactus & dein in aqua forti exltinctus, ufque tamen du¬ 
rus evadit, non aliter ac in aqua circa rubrum cerafi exftinctus. Si in prio¬ 
ri gradu immergatur aquae, cedere videtur limae, non vero fi talis immer¬ 
gatur aquae forti. 

Chalybs exftinctus in fpiritu falis, nullum talem effeftum prodit, qua¬ 
lem cum exftingmter in aqua forti. 

Oleofa vero inflammabilia funt, & multum gradum caloris recipiunt, 
antequam inibi chalybs plene exltingui poflit,ut oleum lini, olivarum; pa¬ 
riter in febo, fpiritu vini, fpiritu terebinthinae, refina. Sed opifices utne- 
ceffariam etiam interdum volunt duritiem quandam amollitam, ut in qui¬ 
busdam inftmmentorum fpeciebus, hinc acus magneticas ad flammam 
candelae candefaciunt, & febo, ut duritiem defideratam acquirant, im¬ 
mergunt. 

Chalybs exftinctus febo, butyro, cera, oleo, refina, fpiritu vini, fa- 
pone, non tantum indurefeit ac in aqua frigida : fi exftinguatur in fpiritu 
vini circa colorem cerafi, non refiflit limae, fed eft fimilis chalybi exftincto 
in aqua ebulliente ; at vero chalybs exltinctus in fpiritu vini ad gradum 
caloris adhuc majorem, duritiem eandem cum chalybe exftincto in aqua 
accipit. 

Alius etiam modus eft exftinguendi chalybem opificibus ufitatum, 
fcilicet qui vocatur Trempe en paquet; non permittunt ut candefiat chalybs 
in igne aperto & inter prunas &c. fed chalybem fuum pyxidi includunt, 
perlutatis bene juncturis, adeo ut nullibi pateant aeri introitus : pyxis ar¬ 
gillacea effe debet; chalybs intus inclutus certis quibusdam materiis cir¬ 
cumdatur, & inibi cum pyxide fpatio unius vel plurium horarum calefit, 
& eo ipfo momento quum eximitur , in aquam frigidam projicitur. Ma¬ 
teris, quibus chalybs inciufus circumdatur, fuligine vel carbone conflare 
folent; fed quilibet opifex fuam methodum, fuamque mixturam, velutar- 
canum-cuflodit. Optimus hic eft modus; alias durities quaedam chalybi 
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quidem in aperto igne acquiri poteft, fed fimul fragilis admodum fit & 
granis grandiufculis conftans* Maximam Iic duritiem acquirit & una cor¬ 
pus fuum flexibile & fubtilitatem granorum confervat ; unde hic modus 
reliquis omnino anteferendus eft. 

Per hunc modum, non tantum duritiem chalybi impertiri folent, 
fed etiam ferro, quod aeque durum evadit ac chalybs; hoc fleri folet cum 
limis. 

Obfervandum eft, quod induratio in pyxide nusquam peragatur, nili, 
paratum prius confeftumque utenlilfc, illud tunc pyxidi inditur & exftin- 
guitur, adeo ut mallei ictibus non ulterius percuti debeat. 

Circa hunc exftinctionis modum regulae fequentes obfervandae funt: 
1. Quod illae materiae optimae fint, quarum ope chalybs bene indurefcit, & 
quae in chalybem melius penetrare poflunt. 2’ Quo citius in pyxide cale- 
fcere poflit, & quo minori igne, eo melius; optimum eft, ft caloris gradus 
modo fit ad rubedinem obfcuram. 

Ferrum pyxidi inclufum, materiis circumjeffis in bonum chalybem 
convertitur, optima materia eft 1. Fuligo & reliquis anteponenda. 2. Ten- 
tatum eft cum corio calceorum vetufto & in carbonem ufto, quod nec in¬ 
utile deprehenfum eft, nee tamen fuliginem vilum fuperare. 3. Fuligo 
in paftam quandam fubacta cum urina, optima eft; & a maxima parte ar¬ 
tificum ufitata; urina vetus & craffa eligitur. 4. Corium calceorum ve- 
tuftorum & in carbonum fpeciem combuftorum mixtum cum urina putri 
& vetere in partae fpeciem, non meliorem effectum videtur edere, quam 
fuligo cum urina commixta. 5. Flores fulphuris cum 2 partibus fuliginis 
mixti, ferrum non durum potuerunt reddere. 6 . Sal commune pulveri-' 
fatum cum fuligine mixtum durum reddit ferrum intra tempus aequale ac 
urina cum fuligine, & fere eundem duritiei gradum imprimit. 7. Tenta- 
tum etiam eft cum fale communi mixto cum parta ex urina & fuligine fa- 
6Ia. Etiam loco falis communis acceptum eft fal armoniacum pulverifa- 
tum cum eadem pafta; pariter fal vitri; ut & cineres clavellati. Com¬ 
pertum eft, quod ferrum maximam duritiem acceperit a mixtura diffa fa- 
dta cum fale Armeniaco ; minus cum fale marino ; fed reliqua falia nul¬ 
lum effectum dare videntur. 8- Loco falium praedictorum miffefunt fae¬ 
ces torrefactae ; in alio tentamine victriolum ; fed ufque praeftabant mix¬ 
turae cum fale communi & fale ammoniaco paratae; fal ammoniacum alias 
optimum eft compertum. 9. Fimus columbarum combuftus optimum 
effeftum dat & quidem aequalem cum fuligine mixta cum dimidia parte fa-y 
lis communis. Ex his deduci poteft, quod etiam experientia comprobat, 
optimum effe, fi fimus columbarum combuftus cumque urina humecla- 
tus cum fale ammoniaco vel fale marino mifceatur, inde brevi tempore 
indurefcit chalybs. 1 o. Si loco fuliginis carbones fofliles in pulverem 
comminuti adhibeantur, qui pulvis cum fale communi commifcebitur, in¬ 
durefcit admodum ferrum; fperatque auflor majorem inde efieclum, quam 
ex fuligine oriundum. 

Obfervandae etiam funt colorum varietates in chalybe pyxidi exem- 
to, & igni carbonum impolito, quibus ignis non multum ineft, fed qui 
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lente calefaciunt; fit chalybs albicans tanquam politus; his datis varieta¬ 
tes jucundas obfervantur in fuperficie chalybis. . i. Albedo chalybis inci¬ 
pit magis albefcere. 2. Nubeculam debiliorem fiavefcentem mox acci¬ 
pit. 3. Increfcit flavefcentia magis & magis, ufque dum fiat coloris au¬ 
rei. 4. Quum chalybs adhuc magis incalefcit, difparet color aureus, & 
mifcela ejus cum purpura exit, dum purpura totam fuperficiem invadit. 
5. Purpura nube quadam fe obvelat, & tandem in violaceum colorem 
tranfit. 6 . Violaceus color transmutari videtur in coeruleum altiorem. 
7. Diffipatur paullatim coeruleum & quafi clarefcit. 8 - Ultimus color, 
qui oculo detegi poteft, eft color aqueus, eftque ille etiam ultimus gradus 
coerulei. Si aequaliter calefactus fit chalybs, aequaliter etiam per totam fu¬ 
perficiem difpergitur hic color, fed fi calefactio fit inaequalis, inaequalitas 
colorum per fuperficiem chalybeam difperfa etiam apparet. 

Si chalybs bene politus fit, apparent hi colores vividifiimi & pulcher¬ 
rimi; fique calor non amplius augetur, in chalybe hic color fixus remanet, 
apparetque tanquam beneficio artis ei inditus. 

Color ruber folus ad ipfum centrum corporis chalybei penetrat; re¬ 
liqui vero, ut purpurei, violacei, coerulei fuperficiem modo ejus tenent: 
fi chalybs hic fubito coloratus lente frigefcat, confervatur color tanquam 
impreifus, fed ope limas ftatim auferri poteft. 

Ferro etiam hujufcemodi colores induci poftunt, fed colores non ita 
corufci ac radiantes, ut in chalybe. 

Chalybs hoc modo coloratus rubiginem minus attrahit, quam cha¬ 
lybs albicans, hoc colore non prseditus. Maxime confervatur color 
aqueus, fi inductus fit. Oleum etiam impedit, ne ferrum vel chalybs ru- 
biginem attrahat. 

Pariter etiam, quum exftinguitur chalybs in aqua, apparent iidem co¬ 
lores in fuperficie ejus; in que reditu a calore ad frigus coloratur eodem 
modo vel in aqua vel in aere, unde deduci poteft, colorationem hanc non 
ex fumo quodam carbonum provenire, fed ab exhalatione particularum 
interiorum. 

Sit chalybs ad illum gradum calefactus, dum granum albicans vel 
mixtum acceperit & dein exftinguatur; chalybs hic in. binas partes divi¬ 
datur; una pars calefiat in pyxide ufque ad colorem coeruleum vel aque- 
um, refrigelactus dein frangatur, & utraque fractura comparetur; inve¬ 
nietur tunc, quod unum frultum chalybeum granis fubtilioribus gaudeat, 
quodque grana pofterioris frulti liventiora fint. 

Bini exftinctionis modi funt; unus, quum chalybs exftinguendus in¬ 
tegre in aqua relinquatur, ut inibi refrigefcat; inde refrigefattus in pru¬ 
nas aufertur & calefit, prout opus requirit. Alter, quum chalybs immer¬ 
ius aquae ftatim eximatur, cumque exemtus fit, permittatur, ut dicti colo¬ 
res in fuperficiem ejus fubeant, adeo ut fponte fua fe refrigeret; quumque 
ad colorem debitum redit chalybs, iterum in aquam immiftus relinquitur, 
dum plane fit refrigeratus. 

Sit exempli gratia culter vel inftrumentum, quod duritiem poftulat, 
hoc permittunt, ut colorem aureumrecipiat, in hoc momento ftatim etiam 

immer- 
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immergunt aquae, nec patiuntur, ut color violaceus fubeat. At vero li de¬ 
licieretur chalybs, quod corpore flexibili gaudeat, permittunt ut colorem 
coeruleum accipiat, quo accepto illico aquis immergunt. Aliqui vero 
amant, ut chalybs omnis generis colores tranfeat, nec altera vice immer¬ 
gatur aquae. 

Efl: etiam terminus, quem li chalybs in pyxide calefactus tranfcen- 
dit, amittit omnem duritiem, quam libi acquiflverat. Ad terminum hunc 
pervenit chalybs, ii ad illum gradum In pyxide calefiat, quem habuit, 
quum frigida exftinguitur. Chalybs enim circa gradum caloris albentem 
exitinctus omnem luam duritiem amittit, li iterum ad rubedinem nebu- 
lofam calefiat. 

Alias quum in foco candefiat chalybs, colorum varietates non licet 
obfervare; lumen enim colores obfufcat hebetatque; hinc aliis artificiis 
uti folent, ut debitum in chalybe caloris gradum fciant: vel chalybem, an¬ 
tequam in focum mittatur, oleo oblinunt, oleum flammans indigitat, num 
gradus ignis plenus vel plenior reddendus fit vel non : vel utenfile fuurn 
chalybeum calefactum fruflulo ferri duri radunt, ex rutilatione ignea in 
fuperficie de gradu caloris dijudicant. 

Sed de his prolixius in tractatione de chalybe. 

Modi liquandi ferrum malleatum ope menjlruo- 
rum paffim ah aultoribus colleffii. 

TTIc etiam idem obfervandum, quod in principio hujus paragraphi di- 
**■ ■ dtum efl; fcilicet mifcellanea haec & variorum auftorum obfervata, 
non pro genuinis agnofcenda effe, nili prius experientia tefte in igne com¬ 
probata llnt. 

1. Dominus Kunckel in arte fua vitriaria tradit; li ramenta ferri lixi¬ 
vio cinereo primum, dein aqua vel aceto laventur, & dimidia quantitas 
fulphuris pulverifati commifceatur, inque tigillum immiffa ad fluorem 
ufque in igne reverberii,non aliter ac cuprum, teneantur; tunc quam 
optime colliquefcere & fundi ferrum perhibet. 

2. 1 \ librae optimi chalybis in tigillo candefiant, pariter 24 femun- 
cive alius generis chalybis; apponantur 8 vel 1 o femunciae arfenicis praepa¬ 
rati, teneatur mixtura in igne, dum inftar aquae fluat. 

Praeparatio di£ta arfenici fit recipiendo i libram arfenici, 2 falpetrae, 
quae mixta pulverifentur, mixtura liccetur & in vas fictile mittatur, quod 
operiatur; vas dictum per 3 horarum fpatium in igne circulatorio tenea¬ 
tur ; fumus nocivus per foramina emittatur; quumque nihil fumi am¬ 
plius evolet, foramina luto praecludantur, dein fponte refrigeretur, inde 
obtineri dicitur lapis coloris viridis, qui nili confervetur, 111 deliquium 
abit; ex hoc lapide fumantur 5 femunciae; ex borace 3 femunciae; mixtura 
pulverifetur & in tigillo colliquetur, dein effundatur, unde habetur men- 
ffruum dictum arfenicale, quod ni confervetur, in humorem deliquefcit. 

3. Recipiantur 2 partes cinerum, 2 calcis vivae; in aceto vini coquan¬ 
tur, & mixtura calida in cineres & calcem effundatur, unde lixivium fortis- 

fimum 
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fimum haberi dicitur: ramenta ferri vel chalybis per 6 dies & no&es in 
hoc lixivio digerantur, laventur dein & ficcentur ; lixivium novum 
rurfus fuperinjiciatur perque fpatium 4 horarum infuper maneat, -tunc 
colore cupri tingi dicitur, liccetur dein & cum borace fundatur, tartaro 
calcinato operiatur addita parte arfenici fecundum modum praedictum 
praeparati, inde inftar argenti fluere perhibetur. 

4. Recipiatur una libra ramentorum ferri, & 8 femunciae pulveris fe- 
quentis, una in tigillo liquefiant, & mafia effundatur. Pulvis conficiatur 
ex arlenico, tartaro, fale alcali, lalpetra ana mixtis, pulverifatis & fufis. 

Quod alias attinet menftrua, quorum ope optime liquidum pofiit 
reddi ferrum, pariter ut vena ejus, vide fis cladem fequentem de proba¬ 
tione venae ferrese in ferrum &c. 

Modi chalybem alhandi Jive illum argenti 
Jlmilem reddendi. 

M Ulta de his tradit Dominus Beccherus, & plurimi praeter illum alchy- 
miftae; Beccherus jubet, ut recipiantur ramenta chalybea & fal au¬ 
ripigmenti, inque vas novum figulinum bene lutatum indantur, vas in ca¬ 
mino calcario per nodem teneatur, interea ferrum inifar plmnbi fluere 
dicit: dein ejiciatur pars fuperior, reliquum quam optime lotum in tigil¬ 
lum mittatur, tigillum invafe figulino lubter perforato reponatur, quod 
carbonibus repleatur, flamine urgeatur ignis, quod fi fepties repetatur, 
inde chalybem inftar argenti albefcere venditat. 

Vel, fumantur 100 femunciae lapidis magnetici, 60 auripigmenti, 8 
vitri, milceantur, mixtura cum 2 vel 3 partibus aquae lavetur, iterum bene¬ 
ficio aquae & falis abluatur, inde haberi ferrum album putat. 

Vel, recipiantur filamenta chalybis, laventur, ficcentur, admifceatur 
arfenicum vel auripigmentum 1 librae, mixtura facco vel linteo indatur, lin¬ 
teum vel laccus cera circumdetur; fumatur dein oleum mixtum cum fi¬ 
mo afinino, quibus faccus cum ipfamet cera obtegatur, ficcetur, dein in 
igne reverberii fpatio 3 horarum teneatur, tum refrigeretur, apparebit, ut 
ait, ferrum liquefactum & inftar argenti album. Si fundus frangitur, 
quod tamen praecaveri poffe dicit, fi cum arfenico lavato, cerufia & vitro 
repetatur; hoc eftj ad 1 partem filamentorum chalybis apponantur 6 fe¬ 
munciae arfenici vel auripigmenti, 1 vitri, 2 ceruflse lavatae, in vafe figulino 
lubter perforato, inde obtineri ferrum argento fimile narrat. Hxc Bec¬ 
cherus. 

Alii vero fuadent, ut recipiantur 8 femunciae tartari, 2 falpetrae, 4 ra¬ 
mentorum plumbi, pulverifentur & cum oleo in paftam commifceantur; 
huic 18 femunciae ramentorum ferri admifceantur; mixtura in tigillum 
miffa vitro Venetiano operiatur; tigillum etiam bene lutetur, fluat inibi, 
dum margines tranfcendere & exfultare incipiat, tunc effundatur, unde 
ferrum tenaciflimum & inftar argenti albicans obtineri dicitur. 

Aliter. Tartarus, lalpetra, arfenicum ana cum ramentis chalybeisana 
in tigillo fundantur, liquamen dein in conum effundatur, unde maxima 
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pars in fcorias convertetur; exque 3 2 femunciis habebitur riiafia alba 2 
vel 3 femunciarum: mafTa, fi cum argento mifcetur, fiet fragilis. 

Aliter: Tartarus, falpetra, oleum una cum ramentis ferri aut chalybis 
mida in tigillo fundantur, five mada praedicta in ferri ramenta conjiciatur, 
inde fundetur indar argenti, & mada indar reguli antimonialis fragilis ob¬ 
tinebitur. Dicunt etiam ex mada hac pulverifata Mercurium elici polle. 

Aliter: 6 Librae limaturae Martis & falpetra, tartarus decrepitatus, ci¬ 
neres clavellati, arfenicum album, fapo Venetianus ana commixta in tigil¬ 
lum fuforium mittantur, inque duore per fpatium 4 horarum teneantur; 
cumque refrixerit mada, diffringatur tigillum, inde obtinebitur regulus 
Martis albus indar argenti, fed qui pulverifiri podit. Regulus hic iterum 
fundatur, & in tigillo per fpatium bihorii teneatur, unde magis & magis 
albefcet. Quod etiam tertia vice repeti podit; inde albefcet & duet ma¬ 
teria, inque formas poterit effundi. Dicunt , materiam hanc prorfus nul¬ 
lam rubiginem poffe attrahere, licet in aere humididimo reliCta dt. 

Aliter: fumantur 8 femuncfe tartari calcinati, duo nitri, 4 plumbi, com¬ 
mixta una cum oleo in pafhe conddentiam formentur. Ad 6 femuncias 
hujus materiae recipiantur 18 partes ramentorum ferri, mida in tigillum 
operiantur vitro pulverifato, & tigillum luto fapientiae claudatur, ita ut 
nullus inde vapor podit exire; dein cum multis carbonibus reverberetur 
& diu fatis in fullone teneatur; aperiatur & mox in alium ignem mittatur, 
ad ebullitionem & effervefcentiam ufque duat, tunc effundatur, inde ha¬ 
beri ferrum tam album dicitur, ut indar argenti appareat. 

Plura adhuc e chymicorum fcriptis excerpta non addere vacat. 

De ferruminationibus. 

"CErri fruda & lamellae conjungi, conglutinari & ferruminari poffunt va- 
* riis modis, praecipue per arenam & ferri multam candefcentiam, fed 
ab artidcibus traduntur etiam modi plures. 

1. In officinis utuntur fabulo dve arena pluviatili fubtiliore, quae bene 
liquefcit, & in vitrum aut fcorias in igne folvitur. 

2. Si fruda ferri ambo bene candedant, & fuperindernatur vitrum 
Venetianum pulverifatum, quodinipla fractura vel loco combinationis 
paene liquefcant. 

3. Fieri etiam pode traditur per 2 femuncias orichalci, & 2 lithargy¬ 
ri, vel 

4. Si juncturae quam optime poliantur & dein applicentur, interjecta' 
vitro Venetiano pulverifato , ut candedant. 

4. Ex aqua gummi & creta pulverifata dat mada, qua oblinantur jun¬ 
cturae, & ferrum in igne dc teneatur. 

5. sine igne. Recipiantur 2 femunciae falis Armeniaci, 1 falis commu¬ 
nis, 2 tartari calcinati, 2 metalli Campanarum, 6 antimonii, puiverifentur, 
pulvis mixtus in linteum 1 digitum craffum mittatur & dein decetur; ti¬ 
gillo indatur, fupra quod aliud relocatum dt; deque in igne teneatur dum 
conduat mixtura, fra£to dein tigillo eximatur mada & pulverifetur; hoc 
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pulvere oblinantur jun&urae; borax in fpiritu vini folvatur, penicillo vel 
pluma in folutionem milia pariter in pulverem merfa ferrum oblinatur, in¬ 
de cottio quaedam incipiet, quae cum delinit, paratum erit. 


Modus confervandi ferrum a rubigine . 

TUrba pfeudometallurgica hic etiam multa praedicant, & quia mala mix- 
ta funt bonis, illa adducere volo. 

i. Dominus Kunckelius in arte fua vitriaria fuadet, ut accipiatur li- 
thargyrus, & cum oleo lini fuper porphyrum in pulverem impalpabilem 
teratur; in pyxidem ex hgno tiliae faciam mittatur, quae in fundo tam te¬ 
nuis fit fa£la, ut fere tranfpici polfit: pendeat pyxis in aere & fole, vel alias 
in calore, tunc oleum purum & dulce penetrabit fundum pyxidis , cujus 
ope ferrum & omnia ex ferro facla utenlilia, ut gladii &c. a rubigine pote¬ 
runt conlervari. 

Alias abflergitur facile rubigo a ferro, fi linteolum inter ligna exten- 
fum teneatur, & infuper aqua glutine impraegnata irroretur, & vitrum pul- 
verifatum in aquam hanc glutinofam inllernatur: iterum eadem aqua ir¬ 
roretur, & pulvis vitri fuperinllernatur, quod tertia vice iterari poflit. 


2. Accipiatur oleum optimi generis, & plumbum fufum inibi quin¬ 
quies vel pluries exflinguatur; oleum iic praeparatum in calice fervetur, & 
ramenta plumbea immittantur & bene agitentur; dein ramenta plumbi 
cum oleo illo fuper porphyrum, non aliter ac folent pictores, teratur, in 
vitro dein relinquatur, tunc ad fundum cadit plumbum & oleum fuper- 
natat; hinc habebitur oleum praeparatum, cujus ope confervari dicitur fer¬ 
rum a rubigine. 

3. Tigilla, in quibus argentum faepe fufum eft, pulverifentur, & pul¬ 
vis cribretur; 3 2 femunciae hujus pulveris fumantur, 64 fmiridis calcinati 
& praeparati; venae argenti 3 2; quae fi non adfit, perinde erit, pulverifata 
bene cribrentur, & cribrata mifceantur cumpdfemunciis ramentorum fer¬ 
ri, inde paratus erit pulvis ; quumque ufurpandus ell, linteum oleo prae¬ 
parato illinendum, & infuper demendus pulvis, cujus ope ferrum teren¬ 
dum erit, quum rubiginem velis abigere; hujus etiam ope confervabitur 
ferrum, ne rubigine cito inquinetur. Quod fmiridem attinet, ille calci- 
nabitur, inque igne candefiet, eximetur & puiverifabitur. 

4. I libra pinguedinis ungulis hircinis exemtae; l libra olei amygdala¬ 
rum, 8 femunciae camphorae, 24 fulphuris cum ufto & pulverifato plum¬ 
bo, commixta in pallam coquantur, hac teratur ferrum, inde nulla rubigo 
attrahi putatur. 

Plumbum cum fulphure cremetur hoc modo : fundatur plumbum & 
infuper fiernatur fulphur pulverifatum & ope ferrei inllrumenti circum- 
agitetur, inde obtinebitur pulvis niger. 

5. Sumatur pumex, live lapis qui Btmfien vocatur, fiannum, cinis, 
finiris, pulverifata cribrentur, pulvere hoc linteum vel lignumillinatur,fic- 
que ferrum teratur. 

6 . Recf 
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6 . Recipiantur 8 femunciae magnetis, 8 ramentorum ferri, 8 pumicis, 
8 pinguedinis ungulis hircinis exemtae, 1 alius pinguedinis; haec prius pul- 
verifentur & mada cum pinguedinibus formetur, fcilicet terendo fuper 
marmor: hujus ope ferrum a rubigine admodum confervari dicitur. 

7. Haematites in olla te£fa reponatur, &olla in furno iigulino, per 
combuffionem fit haematites fragilis, qui dein fub faxis molaribus per 
aquam in pulverem impalpabilem comminuatur; relinquatur dein invafe, 
ut ad fundum fubfidat pulvis, aqua dein per inclinationem effundatur; 
pulvis relictus ficcetur, licque praeparatus erit: cum hoc pulvere ferri & 
chalybis utenfilia quam optime poliri & a rubigine confervari poterunt. 

8. Oleum, pulvis cinnabarinus & haematites commifceantur, quibus 
commixtis teratur ferrum, tunc nullam amplius rubiginem attrahere dicitur. 

9. 4 librae filicis calcinati & pulverifati, 2 femunciae tartari, 2 pariter 
aluminis, cum aqua vel oleo commifceantur, & mixtura abffergatur rubi- 
go; lique dein tenuiter illinatur oleum laterum, nulla amplius rubigo ti¬ 
menda effe perhibetur. 

10. Ramenta plumbi cum oleo fimul coquantur, dein in fole vel ca¬ 
lore mediocri per aliquot dies teneantur, unde mixtura haec pura reddetur; 
hoc oleo illinendum effe ferrum. 

11. Calx viva fuper ferrum fternatur, calx ope aquae hume&etur, in¬ 
de rubigo exedi dicitur, dein carbone, qui in oleo exftinctus fit, teratur: 
hunc modum ad confervationem ferri a rubigine optimum cenferi. 

12. Per pinguedinem fuillam bene confervari ferrum a rubigine 
dicitur. 

13. Fiat amalgama Mercurii cum Saturno, quo illinatur ferrum. 

14. Accipiatur oleum, in quo faepe exllinclum fit plumbum, pingue¬ 
do ovina & cera cum oleo folvatur, & mifceatur; qua mixtura oblinatur 

ferrum. Hactenus de his fatis. 
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PARAGRAPHUS XXVII. 

De modo dividendi fecandique ferrum in contos 
& virgas tenuiores , diiatandique inter cylindros 
in regione Leodienji, Anglia & Svecia. 

Leodii, 

drea Leodium hinc & inde fparfa funt opera, quorum 
ope attenuatur ferrum & in contos minores fecatur, 
praeter quod tales machinae etiam Germaniae ut & An- 
gliae ITnt conltrudtae, videatur Tab. XXIX, quae ad vi¬ 
vum aliquatenus operationem repraefentat. 

Sumitur ferrum jamdum in bacilla excufum, 2 digi¬ 
tos plerumque craffiim, & 4 latum, frangiturque in 
frulta aut portiones longitudinis circiter unius ulnae. 

Furnus in quibusdam officinis efl limplex, in aliis vero duplicatus; in 
hunc conjiciuntur dicta fragmenta ferri; fub foco cineritium eft; inque 
ipfum furnum tere 200 portiones vel fragmina ferri conjiciuntur, fed ita, 
ut unum locum oblique fupra alterum occupet, illum in finem, ut ignis 8 c 
flamma undique & libere illa poffit transmeare, unde in illum litum difpo- 
nuntur, ut limul quali arcum forment, fub quem carbones foffiles mittun¬ 
tur ; frulta ferri lic calefadta & reverberata, exemta per binos cylindros 
chalybeos transmittuntur. 

Quumque frudum ferri, quod 1 ulnam longitudine, 5 digitos latitu¬ 
dine & 1 craffitie aequat, per didtos cylindros transmiffiim /it, tam in longi¬ 
tudinem quam in latitudinem diducitur attenuaturque, adeo ut frudum di- 
ftum ab altera cylindrorum parte prodiens, in longitudinem 2 ulnarum & 
latitudinem 6 digitorum fere cxporrectum fe exhibeat: frulta haec ferri 
jam quodammodo dilatata altera vice in fumum mida candefiunt, quo fa- 
dto rurfus transmittuntur per cylindros, & beneficio compreffionis, in lon¬ 
gitudinem fere 5 ulnarum educuntur; quumque a machina hac extenfo- 
ria prodierit ferrum, a viro quodam addante forcipe prehenditur 8 c per 
aliam machinam ex orbitis chalybeis ordine difpolitis confectam trans¬ 
mittitur, licque ferrum hoc attenuatum & dilatatum in plures partes feu 
contos quadrangulos, numero 3,4 vel 6 fecundum libitum fecatur & fin¬ 
ditur: d quotidie continuetur opus, quotannis 5 ad 6000 pondera nautica 
iic fcindi poffimt. 

Illum ufum praedat machina haec fecioria vel diviforia ferri; ut dein 
in varia utenlilium genera commode & quidem cum minore impenfa & 
jaftura tam carbonum, quam laboris & temporis fabricari poffit. 

Obfervandum etiam eft, quotiesctinque ferrum hoc per cylindros 
transmittendum lit, & in bacilla tenuiora comprimendum,quod aquae tenuis 
& lentus rivulus jugiter fuper dictos cylindros inque candens ferrum fluet; 
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fine aqua ferrum canderis tegre admodum tranfigi cylindros polfe dicitur; 
praeter quod chalybea cylindrorum fuperficies nimium calefieret & fic 
mollefceret. Quod vero ipfa machinamenta & furnos attinet, melius illa 
ex delineatione appofita quam ex defcriptione capi poffunt. 

Angllce. 

A Nglise funt etiam plures machinae, quibus ferrum fecundum longitu- 
dinem fuam attenuatur, & in partes, contos & cingula, quibus cadi 
circumligantur, fecatur & diducitur. Attenuatur etiam ibi ferrum in la¬ 
minas, quae dein partim obducuntur ftanno, fed per attenuationem hanc 
perire dicitur pars ferri, & adhuc magis fi ferrum non fit bonae indolis. 

Sveclce. 

'XJUper etiam ad Wedeveaug Sveciae exftru£tum eft opus feddorium ferri. 
TN Ex delineatione videri potefi: proportio partium. (A) fignificat ro¬ 
tas aquaticas majores, Tab. XXX, cum binis trabibus five axibus majori¬ 
bus. Diameter rotarum eft 17 ad. 18 pedum. Trabes, quae a rotis cir¬ 
cumferuntur, 22 pedum longitudine funt. (C) & (E) funt rotae denta¬ 
tae, quae diametro 5I pedum funt, dentes numero 2 8. Rotae ei correfpon- 
dentes funt diametri 6 pedum ; rotae dentatae aliquantum altius repofitae. 

(D) funt cylindri vel axes ferrei quadranguli, qui trabibus inferuntur. 

(E) locus pro cylindris, quibus attenuatur ferrum. Ad pofteriorem par¬ 

tem operis hujus di ductorii ferri eft furnus reverberii pro candefactione 
ferri exftrudtus a tergo hujus furni eft officina fabrilis, ubi inftrumenta 
conficiuntur; inibi etiam cfl incus magna, fuper quam orbitae illae ferreae 
pro fecfione ferri fecundum longitudinem dilatati praeparantur: incus lon¬ 
gitudine eft 20 digitorum & latitudine 9. (F) eft opus fedtorium, adque 

angulum domus eft furnus major pro candefactione ferri. Domus prae¬ 
ter officinam fabrilem Sc fumum reverberii longitudine eft 40 pedum & 
latitudine 30. (G) funt orbitae chalybeae, quarum ope fecatur ferrum: 
(H) funt cylindri, quibus attenuatui;: dicti cylindri funt de ferro faCti, 
orbitae vero fub madeo exculae. Furnus major reverberii altus aliquan- 
tifper eft, intus eft fornicatus inftar. furni panifici: luppofiti funt conti 
crafliores ad diftantiam mutuam unius pollicis, fupra quos tanquam in 
fpeciem tranftri reponitur ferrum, quod attenuandum & fecandumeft. 

Hic non carbone folli utuntur, ut folent Leodii, fed lignis lectis 2 1 
vel 3 pedes longis. . Furnus hicfpatio 24 horarum calefit; dein immitti¬ 
tur ferrum quavis vice ad 6 vel 7 pondera nautica: cumque fatis ignitum 
& candefaftum eft, ope forcipis inter cylindros infertatur ficque attenua¬ 
tur, & dein in contos minores fecatur: fpatio annuo attenuari & fecari 
poliunt 2600 pondo nautica. 

Opufcuium etiam in contos laminasque tenues fecandi attenuandi- 
que cuprum & ferrum in ufu eft ad Jftvedftadiam Svecise; orbitae fectoriae aut 
diviforiae ferri hic funt duplo majores; nec modo illis fecatur ferrum, fed 
Clajfis L de ferro* $ss prseci- 
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praecipue cuprum. Ferrum vero hic non attenuatur, fed bacillus cande¬ 
factus ftatim in 3 vel 4 partes aut contos quadrangulos fecundum longi¬ 
tudinem dividitur. Conti hic non prodeunt recti, ut in machinis praedi- 
ftis, fed incurvati & flexi; ufque tamen eisdem ufibus apti. 

Machina feffor ia ferri ad Stiernfund 

Svecice. 

A Lia plane & nova fecandi ferrum in contos methodus confpicitur 
L A Stiernfundii a nobiliflimo & experientiflimo collegii regii commer¬ 
ciorum confiliario Domino Chrift. Polhemo ante plures annos adinven- 
ta; hic in furno, qui longitudinem ipiius bacilli ferrei aequat, bacillum ad 
candefcentiam calefit, nec dein attenuatur, fed ftatim fub machina quadam 
fecundum longitudinem in 3 partes dividitur; ferrum premens vel fecans 
ab utraque parte inftar forficis acutum eft, quod inter bina ferramenta la¬ 
teralia seque acuta, ope rotae aquaticae & vectis valide comprimitur ; ba¬ 
cillum candens huic forfici infertum fle ordine & paullatim hoc eft fuc- 
ceflive fecundum longitudinem in 3 partes fecatur: exit hoc bacillum le¬ 
ctum admodum incurvum & rude, fed ftatim in fumum remittitur, fub- 
que malleo circumcirca aequatur. Ferrum hoc in fafciculos dein 
combinatur, vocaturque Klippjem live 
ferrum feftum. 


FINIS CLASSIS PRIMAE. 
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CLASSIS SECUNDA 

PARAGRAPHUS I. 

De probatione vernefer re ce per magnetem . 

parvi fecerant probationem venae ferreae, tam 
propter vilitatem metalli, quam quia ignem vehemen- 
tiorem requireret: hinc probationem ejus per ma¬ 
gnetem fumcerepofle putarant; de modo ferrum pro¬ 
bandi ita diilerit Dominus Erkerus. 

Si probare velis venam ferri, calcinetur primum 
(alii vero probant illam non calcinatam;) dein pul- 
verifetur, inque pulverem involvatur magnes bonae 
indolis, tunc quicquid ei ferri ineft, adhaerefcit& magneti affigitur; pulvis 
affixus pede leporino abdergatur, iterumque pulveri involvatur magnes, 
quod tamdiu repetatur, dum nulla pars pulveris lapidem hunc comitetur, 
reliduus eft modo lapideus, ii ve qui ferrum non fapit; exinde videre licet, 
num vena ferri dives aut egena iit, quoniam magnes nihil aliud aufert quam 
particulas ferreas. 

Quod vero venam chalyheam attinet, de qua loquitur Dominus Er¬ 
kerus, quae non diffimilis admodum erit venae ferreae & fpathum ilavefcens 
referet, illam a magnete crudam non attolli dicit, pariter etiam fpecies alias 
venae ferreae; at vero ii vena illa calcinetur, colorem accipiet venae ferri 
ditiffimae, & tunc primum fublatum iri a magnete narrat, & quidem libentius 
quam ipfam ferri venam. Cumque quantitas hoc modo explorata iit, ite¬ 
rum & ulterius in focis a fabris experiundum eife fuadet, nimirum quam 
dives & cujus indolis & pretii fit. 

Sed ex hoc probandi modo fuperficialiter tantum cognofci poteft, 
num vena alicujus ferri potens iit; tamen nihil certius quam per folumin- 
fpedhim inde exploratum iiftitur : multae enim partes lapideae iimul cum 
particulis ferri auferuntur, quae tamen magnetem quamvis lapide fuo onu- 
ibe in altum fequuntur, unde nequaquam in familiam puri & genuini ferri 
Cia (fis II. de ferro. T tt venire 
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venire poteft omne id quod magnetem comitatur, nili in pollinem fubti- 
liffimum & fere impalpabilem comminuatur vena, & crebrius per aquam 
lota, & pariter per ignem combufta fit; quod li fepius iteretur, vix dum 
fperatur pulvis genuinus ferreus. 

Elie etiam plures venae ferreae fpecies, quae non attrahantur a vi qua¬ 
dam magnetica, ut, narrante Domino Erkero, illae, quae multum fulphuris 
poffident, inde etiam luadet, ut prius calcinentur, alias line praevio igne 
per magnetem non explorari polle. 

Praeterea non latet, magnetem corpufcula multa ferrea falinis uncis 
& chelis illigata, vi fua conjundtiva vel repulliva non contingerevelle; nec 
ferrum purilfimum in crocum five rubiginem verfum ; nec ochram Mar¬ 
tialem, nec venam paluftrem, nec lacullrem ; fubinde nec ramenta ab in¬ 
cude decidua; nec ferrum ab antimonio prehenfum; nec a multo fulphu- 
re crudo incarceratum, ut pyrites incombullos &c. 

Plurima alias cum magnete experimenta inftituta funt, qualiter illius 
vi attrahatur ferrum metallis, fulphuribus falihufque commixtum, referre 
tantum ilia volo quae ab eruditiffimo Domino Henckelio mFyritho logia 
allata funt. Si pyrites, ait, cui admixtum eff ferrum, in igne valido com¬ 
buratur, inque terram bruneo-rubram reducatur, pulverem reliduum vel 
terram, non magis quam paleas & liipulas a magnete attrahi; at vero li 
pulvis ille in ferrum fundatur, iterum a magnete corripi. Alias nullum ge¬ 
nus pyritis elfe, quod non a magnete attrahatur, quum inde fulphur ab¬ 
actum lit; fint quacunque genera pyritis, victriolica, aquatica, faxea &c. 
nec relinqui pyrites cupreos, non obftante, quod inibi aliquid cupri iit, 
modo non permultum : fulphur arfenicale Saxoniae etiam a magnete fub- 
levari. 

Tentatum elfe cum pyrite cupreo variis ex fodinis collecto; quem 
poli fulphuris inde fartam fublimationem fubtrfeum elfe a magnete, fed 
non cum illa celeritate qua pyrites inops & ferreus: differre vim attracti- 
vam hujus pyritis fecundum combultionem, & inde fa&am fulphuris diffi- 
pationem. Sed ufque tamen difficile probatu effe, quantum cupri in finu 
ferri lit, dum a magnete attolli fe patiatur, praefertim quum experientia 
ltepe teflis lit, in pyritibus plurimam partem cupri & exiguam ferri fsepe 
latere. Praterea etiam alias quasdam lubftantias pyriti ineffe polle, qua; 
vim attradtivam magnetis impediant. Commifcuiffe auctor in tigillo ra¬ 
menta ferri \ centumpondii refert, & cuprum 11 centumpondii, unde re¬ 
gulum obtinuerit i| centumpondii librarum; qui in particulas divi- 
itis a magnete attraheretur, licet ratio ferri ad cuprum adedet ut i ad 2, li 
non major pars cupri; exinde concludit, magnetem ferrum attrahere pof- 
fe, licet dupla quantitas cupri iniit. 

Tantum etiam auri commulceri, quantum cupri poffe, & ufque tamei* 
a magnete allici. 

Pariter etiam ex argento. 

In ftannum intrare etiam ferrum & regulum componere, in quem fa¬ 
tis valide agat magnes; de qua re etiam videas fequentia ex Roeslero. 

Ex 
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Ex ferro & zinco regulum quali argenteum oriri & tenacem, cui etiam 
adhaereat quam optime magnes. 

Si commifceatur ferrum cum bifmutho; obtineri inde regulum ad¬ 
modum fragilem & bifmuthicum, & quamvis fint J partes bifmuthi,ufque 
tamen ferrum inibi latens a magnete auferri. 

Magnetem trahere etiam ferrum, cum orichalco commixtum, in quo 
etiam lapidem calaminarem elfe ex colore flavo appareat. 

Magnetem etiam libi fubmittere regulum arfenici, qui ope ferri facrus 
fit: etiam ipfum auripigmentum & arfenicum ex minera vel marcafita ar- 
fenicali fublimatum & cum ferro per fullonem commixtum. 

Magnetem non libi confociare velle antimonium mixtum cum ferro, 
plurimis modis expertum efle, nec cum ferro mixtum lapidem de tribus, 
ut vocatur; quamvis cum ferro in unum metallum coiverit. 

Addit, magnetem virtutem fuam exercere, fi ferrum & fiannum ana 
mifceantur, vel fi regulus conflet i| centumpondio flanni, & fic porro. 

Qpod flanni mixturam cum ferro attinet, Dominus Rceslerusfequen- 
tia tradit. Quoniam multis in locis Germaniae vena flanni mixta fit cum 
vena ferri, faepe ut centumpondium contineat 20 ad 28 ife, quae pars bene¬ 
ficio magnetis non leparabilisfit; unde etiam fuadet venam flanni primum 
in pulverem contundere, pulverem dein in furno calcinatorio comburere, 
& per ignem fic ferrum mortificare, denique ope aquae ftanneum a pulve¬ 
re ferreo feparare. Verum ope magnetis feparari etiam pofle, vena prius 
in pulverem bis iterumque contufa, & pulvere dein bis iterumque ficcato, 
ficque fi repetitis vicibus pars venae ftanneae auferatur ; quod etiam fieri 
poliet in ipfo fcamno lavatorio, quum pulvis humidus fit, fcilicet transfe¬ 
rendo magnetem fuperdiflum pulverem, vel magnetem hinc & inde appo- 

ponendo; quicunque pulvis ad magnetem fe applicet, ope aquee 
inde abflergi commode pofle. Plura de his videas 

in magnete. 
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PARAGRAPHUS II. 

De probatione vence ferre ce in tigillo . 

jElius fuccedit, fi inftituatur examen venae ferreae eo¬ 
dem modo fere quo cum vena cupri: fumatur fcili- 
cet i centumpondium venae ferri, 2 centumpondia 
menfirui nigri, 1 falis Armeniaci, \ boracis, J fuligi¬ 
nis, 1 tartari, 1 felis vitri fine GlasgaU , & ~ pulveris 
carbonarii: addere etiam potes vitrum Venetianum 
five chryftallinum, qusefinlul commixta fuppeditant 
menftruum venae ferreae probandae aptifiimum. Sed 
antequam ad ipfam probationem accedis, vena eodem fere modo, quo 
vena cupri primum in granula tundatur, & fic prima vice calcinetur; dein 
minutius teratur, & iterum calcinetur, quod per vices fiat; & adhuc mi¬ 
nutius pulverifetur, ufque dum fatis calcinata nihil fulphuris amplius fpi- 
ret, five ufque dum pollen fere impalpabilis reddatur, durnque amplius 
comminui in minorem nequeat; fed cum dicta calcinatione initio lentius 
procedendum eit: fed hoc, fi vena alicujus fulphuris, arfenici & multi 
phlogifti fit particeps ; fi vero nullius, praeftat tamen calcinatio, exinde 
enim melius puriusque fluit vena in ferrum. Vena fic calcinata ponatur 
dem in crucibulo mixta cum menftruo praedidto, & fale communi tegatur 
ad craflitiem l digiti; tigillum aliud infuper repoflum allutetur, ne pulvis 
carbonarius illapfus mixturam inquinet. Tigilla haec periutata in focum 
(qui Svecice JEfihia vocatur) transportentur, ubicrucibulumquoddam in- 
verfum a canali ventilatorio 3 digitis remotum infra ventum ad 1 digi¬ 
tum repofitum fit; infuper relocentur tigilla fic unita probatoria; circum¬ 
circa abinde ad diflantiam palmi ex lapide lateritio conftrtiatur murulus 
cingens, qui carbones apte poflit includere. Foculo hoc carbonibus me¬ 
diocris magnitudinis & fupra ipfa tigilla adimpleto, pruna quaedam fuper- 
inlocatur, qua mediante omnis focus in plenum ignem abeat, unde tigil¬ 
lum per gradus calefit; quumque fal fuperinjedlum decrepitaverit, admit¬ 
titur aura, quae fpatio \ vel | horae continuetur, magis minusve fecundum 
capacitatem foci, vim venti, & indolem venae. Obfervandum, ne tigilla 
interea carbonibus Ipolientur denuda flent, fed carbone fempertedfa. Per¬ 
acta liquatione ope circuli ferrei foculo exemtum tigillum, inter lapides 
fuper lamina quadam ferrea reponatur, ubi aliquantifper percutiatur,dum 
granula hinc inde fparfa & colle tta in regulum confluxerint. Ex flamma 
dijudicari potefl, quando liquatio peracta fit: menftruum enim, quum ad¬ 
huc cum ferro aut folutione laborat, magis flavefeit; dein vero ccerule- 
fcit. Venae ferri immitiores, prout hsematites, fchiflus & Glaskopf.\ ut vo¬ 
catur &c. prius cum Colophonio in catillo calcinandae 1 'unt, & fal culinare, 
quo tegatur mixtura, cum tefta ovi commilcendum, ipfaque liquatio pro¬ 
batoria per fpatium integrae horae peragenda. 


Sai 
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Sal alcali etiam in ufum adhiberi poteft, prsefertim fi vena fale quo¬ 
dam minerali maligno fit commixta. 

Tentatum etiam eft loco memoratorum menftruorum cineres clavel- 
latos adjicere, fed omnem venam in fcorias nigras abiifie, & feparationem 
in regulum renuifte, compertum eft. 


Aliter. 

CEcundum alios, cum uno centumpondio venae pulverifatae commifcen- 
^ dafunt 1 femuncia vitri plumbei, 3 drachma menftrui, circa proba¬ 
tiones venae cupreae in ufum recepti, de quo infra, quae fimul in tigillum 
mittantur, tigillum ad \ pollicis eminentiam fale communi tegatur, & dein 
claudatur operculo, ficque foco ferrario vel alioanemio committatur; mix¬ 
tura hac cum ferro liquefacta, tigillum igni eximatur & frigefatftum fran¬ 
gatur, & granum ferreum fic auferatur, unde exploratur quantitas & qua¬ 
litas venae probationi fubjebbe. Menftruum memoratum conficitur exi 
ialpetrse, 4 femunciis laponis Venetiani, cum tantilla parte felis vitri & vi¬ 
tri Venetiani. 

Obfervandum eft 1. quod in opufculo probationis, vena ferri vehe- 
mentiorem ignem fiagitet, quam vena argenti & auri. 2. Si vena cruda 
ftatim in tigillo fundatur, quod, quia multi fulphuris compos eft, qualitas 
ejus vix explorari pollit, pereunte multa parte ferri; unde fequitur, quod 
vena prius calcinanda fit. 3. Si cum vena ferri una commifeeatur vi¬ 
trum Venetianum vel aliud, quod obtineatur inde maftaaut recrementum 
coloris ferruginei: at vero fi venis ferri, ut & cupri adjiciatur diftum vi¬ 
trum, quod inde dentur fcorise coloris graminei live viridis. 

Aliter. 

CEquuntur jam aliquae probationes , quarum mentio fit in coIIe6bmeis 
^ chymico-metallurgicis curiofis; fed quatenus fide fiet dignae, expe¬ 
rientiae cujus vis relinquitur; fufficiunt interea tres priores; funt ergo quae 
fequuntur. 

1. Duae partes menftrui nigri & vitri pulverifati ana , 1 pars capitis 
mortui poft deftillationem aqua: fortis; ut & pulveris carbonarii ana; ‘ pars 
antimonii; pulverifentur Sc in debita ratione venae ferrea: adjiciantur; in¬ 
de obtineri veram quantitatem ferri perhibetur. 

2. Binae partes vitri Venetiani; 1 pars menftrui nigri, pulveris car¬ 
bonarii, capitis mortui poft deftillationem aquae fortis ana. § pars antimo¬ 
nii & arfenici ana; pulverifata bene commifceantur; & venae ferreae inde¬ 
bita quantitate apponantur; tigillum hac mixtura repletum, ante ventum, 
reponatur; inde habebitur quantitas ferri. 

3. Binae partes felis vitri & tartari ana : 1 pars vitri Venetiani pul¬ 
verifati, falis alcali, pulveris carbonarii ana; pulverifentur & commifcean¬ 
tur, & ut prius fundantur. 

Chi (fis II.de ferro. Uuu ^ Una 
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4. Una pars venas ferri; 2 partes menftrui nigri & felis vitri ana : l 
pars pulveris carbonarii: pariter pulvis vitreus albus & arena comminuta 
fecundum libitum ; mixta bene in tigillum una cum fale fufo immittan¬ 
tur ; tigillum tegatur : ignis primum iit lenis; dein calefafto tigillo apte¬ 
tur ventus; perafta liquatione in fundo habebitur granum ferri, non ali¬ 
ter ac granum cupri. 

5. Una& dimidia pars capitis mortui poft deftillationem aquae fortis 
obtenti & ter cum urina incocti, & dein cum aqua pluviatili foluti, filtrari 
& tandem in fal coagulati: 1 pars arfenici albi, nitri, taitari ana ; omnia 
pulverifentur, & pulverifata commilceantur. 2 partes hujus mixturae ad 
unam partem venae ferreae accipiantur ; fundatur dein, inde regulus pul¬ 
cherrimus obtineri dicitur ; lique adhuc pulchrior deiideretur, 

fundendum elle, cum eodem menitruo. 
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PARAGRAPHUS III. 

Probatio ferri ut & vena? ferrea 1 in aurum 


' hac probatione fufius agendum eft ingravatione 
de auro & argento; ufque tamen non fupervacuum 
duco, hic etiam unam alteramve methodum tradere. 

I. Secundum DominumKellnerum in arte fepa- 
ratoria, lixivium quoddam ex cineribus fagi & urina 
conficiendum efl; & ferrum candefadlum inibi per 
aliquot vices exftinguendum, ufque dum fragile fa¬ 
ctum fit, & optime in pulverem poflit teri: praepa¬ 
randum dein lixivium eft, ex parte calcis & nitri; ferrumque in pulverem 
redaCtum inibi coquendum. Maffa dein in pulverem comminuatur & 
cum vena plumbi commifceatur, ad quam adjecta fit aliqua pars antimo- 
nii, mixtura tum fundatur in tigillo, & regulus tandem in catino abftraha- 
tur: habebitur dein aurum in argento, fi aliqua pars admixta fit. 

II. Ferrum circa liquationes majores cupreas collectum candefiat & 
aliquoties in urina exftinguatur, ufque dum in pulverem facile poflit com¬ 
minui. Pulvis in furno calefiat & in mortario contundatur, & ei aqua for¬ 
tis fuperaffundatur, inde folvetur ferrum & calx aurea ad fundum intacta 
decidet,, quae colligatur, edulcoretur & modo vulgari fundatur; inde habe¬ 
bitur aurum, fi quid inibi latuerit. 

III. Chalybs Stiriae calcinetur & cum fulphure reverberetur, ufque 
dum in pulverem rubrum & levem deciderit; ad hunc pulverem appona¬ 
tur fextuplum plumbi; hoc eft, 6 partes plumbi ad 1 partem pulveris una 
cum menftruo ex vitro arfenicali & lalibus fadto, inque tigillo, quod intus 
creta oblitum fit, fundatur; in igne per fpatium 6 horarum teneatur, dum 
inftar aquae fluat; tandem refrigeretur. Regulus tum excutiatur (fcoriae 
apparent nigrae, fed inftar vitri clarae); regulus dein debito modo in catillo 
abftrahatur. Praedicti 3 modi a Domino Kellnero traditi funt: funt etiam 
plures ab aliis, qui fequuntur. 

IV. Ferrum comminuatur in ramenta fatis exigua; 1 centumpondi¬ 
um hujus ferri fundatur una cum 16 centumpondiis plumbi granulari & p 
centumpondio vitri plumbei, plane ut vena fulphurea immitis & refracfa- 
ria, exinde fiunt fcoriae ; aurumque & fimul argentum recipiet fe in plum¬ 
bum, quod ope ignis abftrahendum fit, exinde habebitur aurum & ar¬ 
gentum. 

Melius putatur efte, fi ferrum prius cum 2 partibus antimonii in re¬ 
gulum redigatur, & regulus dein cum plumbo fundatur, plumbum more 
lolito in catino abftrahatur, vel in fcorias cum nitro redigatur. 

V. Dimidium centumpondium limaturae Martis in vitrum evapora- 
torium mittatur, fuperinfundatur acetum admodum forte; vitrum dein, 

ne va- 
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ne vapor exhalet, claudatur; reponatur fic in arena calida; cumque per 
diem faturatus fit liquor, eximatur materia fundi & cum i centumpondio 
vitri plumbei commiiceatur; apponantur etiam 8 centumpondia plumbi, 
fundantur non aliter ac venae immitiores; inde obtineri dicitur quantitas 
auri & argenti. Loco aceti etiam ufurpari pofle phlegma fpiritus falis aut 
viclrioli. 

VI. Mifceatur \ centumpondium limaturae Martis cum i fulphuris, 
quas in calore mediocri teneantur, dum fulphur modo deliquetur, aque 
fulphure penetretur ferrum, inde ferrum quafi ex metallo & indole lua re¬ 
ducetur & transvertetur; fulphur inde per combuftionem & ignem calci- 
natorium expellatur; refrigeretur dein, reliquum pulverifetur & cum dua¬ 
bus partibus vitri plumbei ut & cum 12 plumbi mifceatur; inftituatur de¬ 
mum calcinatio tum liquatio, pari modo, quo fit cum venis argenti diffi¬ 
cilioribus. 

VII. Sumatur \ pars limaturae Martis, \ marcafitae aquaticae, quaeque 
argenti fit expers; pariter 12 partes plumbi; & inftituatur dein probatio 
pari modo, ut circa probationem marcafitae crudae in argentum. Sulphur, 
quod marcafitae ineft, ferrum dividit domatque & in fcorias redigit, prae- 
paratque ut plumbum facile intret: quod aegre fieret, fi ferrum a fulphure 
prius non eftet folutum. 

VIII. Dimidia pars ferri & 1 antimonii fimul in tigillo fundantur, in 
catino dein calcinentur , tum pulverifentur & cum menftruo, ut & cum 
plumbo commifceantur; & inftituatur operatio pari modo, quo circa ve¬ 
nas difficiliores & duriores argenti. . 

IX. Commiiceatur ferrum cum vena plumbi, & trans pulverem car¬ 
bonarium eodem modo quo Gofslariae fundatur, nam in vena plumbi eft 
antimonium, quod ferrum corripit & fere confutuit vel in fcorias redigit. 

Plura de his videas in auro & argento. 
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PARAGRAPHUS IV. 

Ve modis •probandi expiorandique qualitatem 
ferri crudi pariter ac ferri malleati. * 

Uod ferrum crudum attinet, judicatur primum de 
qualitate ejus ex fra&urae colore & granis, ex levitate 
& pondere, ex tenacitate aut frangibilitate; fed prae¬ 
cipue ex fractura; ii enim conflet micis grandiulcu¬ 
lis & lucidis, ac iimulfragile fit, lignum eft venam 
non bene coCtam liquatamque, vel malignitates illam 
comitantes non inde omnes abactas efle. Sed quia 
indicia faepe exftantiflima oculos fallunt, hinc nihil 
certius de genuina ejus indole judicari poteft, nili in foco fabrili modo vul¬ 
gari liquetur recoquaturque, inque contos aut bacilla extendatur : quo 
fadto, facile videri poteft, cujus notae iit, & num uiibus aptum iit vel non; 
aliis ratiociniis & lignis vix tam tuto confidendum eft : datur enim fer¬ 
rum crudum fragillimum, ufque tamen in ferrum purum tenaxque, cum 
ignes focales traniierit, converti poteft. Datur etiam ferrum crudum te¬ 
nax, quod tamen aegre liquatur, & quod fulphure confpurcatum in partes 
fub malleo abit, nec in contos apte diduci fe patitur; hinc recodtio ferri 
crudi omnibus probis anteferenda eft. 

Qualitatem ipiiftimam ferri crudi explorant fabri vel per fcorias illa- 
rumque colorem, fluiditatem & indolem; vel per flammam & plura alia 
figna, fed praecipue per commixtionem ejusdem ferri cum ferro notae me¬ 
lioris vel vilioris: fi enim ferrum crudum detur, quod folum & line ulla 
commixtione alius ferri in optimum genus diduci & attenuari poflit, con- 
venientiftimum judicatur: datur quod omnino commifcendum eft cum 
fpecie ferri melioris crudi, ad |, §, *, |, §, J &c. partes, iicque mixtum 
reddat ferrum deiideratiilimum & optimae notae. 

Praecipue exploratur ferrum crudum, ii in laminas tenuiores excudatur: 
fi enim ferrum non optimi generis iit, in laminas excudi nequit, nili infragil- 
limas, in quibus infuper rimae, fifturae. & inaequalitates injucundae appareant, 
vd quae plura alia ligna funt, quae in ferro lamellato fe confpicienda praebent. 

Quod vero ferrum excufum attinet, exploratur ejus qualitas praeci¬ 
pue in fradturis : unum genus quod tenax eft, cunV candefcit '& vocatui 
Kallbreeht , facillime frangitur, adeo ut bacillus fimul in plures partes divi- 
liis rumpatur: ratio eft, quia hoc ferri genus omni fulphure combinato-' 
rio & glutina metallico deftitutum eft: gradus etiam dantur, iiiium genus' 
fragilius altero, quoque fragilius, eo deterioris notae. Tale etiam ferri ge¬ 
nus laevigatum admodum apparet, & fub malleo bene aequari poteft , nam 
ictibus mallei facillime cedit, nec in angulis & marginibus incifurae trans- 
verfales confpiciuntur, nam tenaciifimum eft & inftar vitri candentis, cum 
calidum. Ex micis ec granis ferri hujus fracti cognofcitur dein ipfamec 
ClafJisIL de ferro. Xxx ejus 
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ejus nota; fi enim micae fint oculorum & jubarum inflar grandiufculae & 
corufcae, lignum efl ferrum maximopere adhuc crudum & incoctum ede, 
nec ufibus multis aptum. Aliter vero fi grana fint exilia, de quibus infra. 

Altewmgenus ferri cufi efl, quod fragillimum efl cum candet, fed te- 
naciffimum cum friget, vocaturque Svecice Roedbrecbt ; hoc quidem ex 
granis & micis, non tamen apte & indubie poteft explorari; ferrum enim 
optimum tenaciflimum etiam effe debet: provenit enim tenacitas frigida 
live fragilitas calida ex fulphutis fui copia. Hoc ferri genus non bene ce¬ 
dit malleo, fub quo nec poliri & laevigari commode fe patitur, praefertim 
anguli non acuti & continuo acuminati reddi, fed Muris infinitis in trans- 
verfum ductis hiantes & fcabri: fed ufque tamen melior hujus notae certi¬ 
tudo acquiritur in foco fabrili, fcilicet fi in lamellam aut utenfile quoddam 
tenue formetur; fi enim fulphuratum nimis fit, in lamellas & utenfilia ejus 
generis dum fabricatur, in multas partes fub ictibus diffilit. 

Datur etiam ferrum, quod ab utroque genere participat; quod fcili¬ 
cet tenaciffime cohaeret frigidum, pariter etiam calidum, in quo jufta ratio 
fulphuris & temperata commixtio partium ferrum conflituentium fit: hoc 
admodum tenax efl, optime cudi poteft, laevigari & poliri, & textura qua¬ 
dam fibrofa fecundum totam longitudinem bacilli cohaeret. 

Datur etiam genus peffimum, quod nectenax efl frigidum, nec tenax 
calidum, quod difficile fub malleo diducitur, & diductum in partes abit, fi 
vel minime incurvetur; hoc a fuis & peritis magiftris plane rejicitur. 

Supereft, ut modum examinandi probandique ferri indolem Svecias 
Angliaeque & alibi in ufu receptum exhibeam, qui praecipue familiaris efl, 
quum copia divenditur, & in exoticas regiones per lpatiofa maria trans¬ 
mittitur, utplurimum enim qualitatem ferri fui exploratam tunc habere 
defiderant. Primum externam ferri faciem luflrant, ex qua utcunque de 
indole ejus divinant; fi circumcirca praecipue ad angulos fiffiiris & rimis 
fit confertum & fcabrum, iignum efl tabe quadam calida feu fulphurea il¬ 
lud effie infectum: pariter notant, num affabre formatum & laevigatum fit. 
Dein bacilla plura, ex ioo circiter 2 vel 3, per crenam in trabe ductam, feu 
per foramen in palo terrae bene infixo, fingillatim transmittunt, & primo in 
levem quendam linum incurvant & flectunt,& iterum in lineam fuam redtam 
reducunt; fi flexuram patiatur, & iterum in rectam integrum redire velit, 
tenacitatis cujusdam fignum efl: iterum in curvam urgetur, inquefimilem 
circulo, & faepe in plures circulos circumvolvendo, inque eandem rectam, 
fi velint, retorquendo, quod indicium efl tenacitatis defideratae. Tertio , 
folent etiam contum dubiae indolis in cuneum quendam praeferratum live 
hypomochlion acutum vi brachiorum projicere: vel ferrum infuper loca¬ 
tum vi malleorum aut ligonum percutere; fi idtus ferro modo vulnera dent, 
nec ferrum inde in partes diffiliat, pariter nota tenacitatis efl: praeter ad¬ 
huc plures modos ferrum tenacitatis vel fragilitatis arguere. Jguarto , fi ve¬ 
ro ferrum rumpatur in partes, quod faepe fimul in 2, 3,4 vel 5 folet, feuin 
plures aut pauciores fecundum gradum fragilitatis continuum per totum 
bacillum, ex granis tunc in fracluris flarim judicatur, qualis fit ejus indo¬ 
les; iterum iterumque frangitur in plures, ut fimul dijudicari poffit, num 
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idem vitium fecundum totam ejus feriem & longitudinem fe extendat, fae- 
pe enim vitium unam bacilli partem occupat & defoedat, altera meliore ma¬ 
nente, iaepe etiam nimis uftum in loco fracturae finiftrae indolis judicium 
fubit, quum utrinque tamen laetiora in eodem bacillo dentur ligna & gra¬ 
na. Quinto transfertur inde in focum fabrilem, & quale lit in igne & fub 
malleo exploratur, num ignitum vulneribus mallei mollius cedat, vel num 
iftibus obnitatur; & qualem fcintillarum aut ramentorum copiam emit¬ 
tat : bacillum leu fragmentum ejus huic examini fubmiflum praecipue in 
foleas & clavos acutioris cufpidis feu minores extenuatur; quae fabricata 
iterum ut in partes frangantur, torquentur, utque dilfupta grana iterum 
oftentent, hoc eft, qualia lint ante & qualia poft ignitionem : utplurimum 
in lamellas attenuari 1'olet, quas dein huc & illuc torquendo & infle£tendo, 
exlfantillime per numerum plicationum ipfum tenacitatis gradum explo¬ 
rant & libi palpabilem fiftuntignitum etiam in fpiras & helices contor¬ 
quetur, in hia cralliora educitur, & in diverii generis opufcula tenuia,quae 
plicata & hexa indicant corporis nervoli relilfentiam; & denique rupta per 
granorum aut hlamentorum ordinem, dimenlionem, lumen & colorem. 

Alias quia ex granis optime de qualitate ferri culi judicari poteft, & 
clarihimus Dominus Reaumur follicite granorum textum & figuras com¬ 
parate ad textum & figuras in chalybe delbriplit, pariter etiam delineavit 8 
hinc praedat illa, una cum ipfa illarum figuratione liftere. 

De notis & qualitatibus ferri ex fractura ejus 
dignojcendis ex Domino Reaumur. 

R Egula generalis prima eft, quod ad chalybem ufurpari non debeat fer¬ 
rum multifariam fciftum, & brafteolis & filTuris plenum ; eft eligen¬ 
dum illud, quod concinne & pulchre eft excufum: quod fcifturishiat,paft 
malleationem chalybis inde confecti apparent demum naevi quam pluri¬ 
mi; & faepe in ferrum redire folet, vel aegerrime tractari fe patitur, inido- 
neum etiam eft fabricandis utenfilibus. 

Ferrum fulphuratum in chalybem converti non debet, live quod Gal¬ 
lice Rouioelin , Svecice Roedbrecht appellatur, fcilicetillud quod candens vel 
calidum fub malleo in plures partes rumpitur, nec pati poteft ictus ejus. 

Optime cognofcitur ferrum ex moleculis, colore, gratiis, fibris, fi¬ 
lis &c. fi frangitur. Alias in binas clades dividi ferrum pofte videtur; fci¬ 
licet fi in fraftura grana & lamellas diverfie figurae poftideat, vel fi fibras 
oftendat. Hae binae clafies in feptem alias fub dividi poffunt. 

Peffimum genus eft quod fimile eft Fig. 1 Tab. XXXI. In fractura ap¬ 
parent lamellae albae, fplendentes, nitididimae inftar fpeculorum, fed figu¬ 
rae irregularis, funt etiam irregulariter fitae, fed plerumque grandes & ma¬ 
gnitudinis inaequalis; funt interdum quae 2 lineas diametro aequant; fed 
fpatiola intermedia funt granis exiguis referta. 

Alterum genus fimile quidem eft priori; lamellae 'enim aequaliter ni¬ 
tent, fed funt multo minores quam illae, quarum mentio eft fa6ta , funt 
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etiam dimenfione aequaliores, nec tam irregulares ut praedicite ; non mul¬ 
tum Ipatii intermedii apparet, nili quod granis iit repletum. Datur etiam 
genus hujus ferri lamellis majoribus confperfum : vide Tab. XXXI Fig 
2, 3 , 4 - 

Tertium genus conftat adhuc lamellis candidis .& fulgentibus , fed 
quae minores funt quam in ferro fecundi generis; differt in eo, quod to¬ 
tum fpatium hujus generis lamellis non fit occupatum; funt etiam fpatio- 
la granis fubtilibus plena coloris grifei, fimillimis quae funt in chalybe me¬ 
diae indolis, vide Fig. 6, 7, 8. Sed differt a chalybe, quod grana ferri non 
seque fint rotundata ac illa quae in chalybe : diverfus litus eft fpatiorum 
granis his fubtilioribus vel majoribus conflantium; fpatiainterdum longi¬ 
tudinem 3 vel 4 linearum & latitudinem 1 lineae aequare lblent; minorem 
tamen partem fracturae ufque occupant. 

Quartum genus fimile eft priori, fed in illo fpatia, quae granis his fub¬ 
tilibus conftant, funt majora; vel dimidiam partem vel majorem occu¬ 
pant : ipfemet lamellae nec illum nitorem oftentant, quem lamellae tertii 
generis ; vide Fig. 9. 

Quintum genus aliquas lamellas non poflidet, fed tota fractura nudis 
granis apparet referta : grana ejus differunt a granis 3tii & 4ti generis; il¬ 
lius enim grana funt ampliora, vide Fig. 10. Cseteroquin datur hujus'ge¬ 
neris ferrum, quod poflidet grana adhuc minutiora, planiora & mixta cum 
lamellis quibusdam Fig. 12 & melius in Fig. 11 & 14. 

'Sextum genus ferri nec conftat lamellis nitidis nec granis, ad mini¬ 
mum funt lamellae raro tam planae, ut ad lamellas; & raro tam convexe ut 
ad grana poflint referri; ufque tamen propius ad lamellas quam ad grana; 
fed nitore non gaudent, quo lameile primi generis: plerumque heic funt 
fibrae fubtiles; apparet Fig. 11, quantum repraeCentari poffit. Grana haec 
ad oculum nudum funt tam grandia, quam funt reliqua ad oculum micro- 
lcopio armatum , fed planiora. 

Septimum genus in fradtura nihil nifi fibras oftendit, & fimile quid 
ligno rupto vel fracto, quod genus vocatur ferrum molle. Dantur etiam 
plures fubdivifiones, fed quoniam de praedictis participant, in vanum fo¬ 
ret alias adhuc reparationes formare. Putat fextum genus ferri facile in 
ferrum feptimi generis poffe converti, fi rite tractetur; fi etiam ferrum 
primi generis fub malleo fiepius excudatur, arbitratur inde ferrum 4ti ge¬ 
neris poffe obtineri, fed cum jactura ferri & temporis, vide tale ferrum 
Fig. 15. .... 

Addit quod hx varietates faepe reperiantur in uno eodemque bacillo, 
fi diverfis in locis rumpatur; feque vidiffe dicit ferrum, in cujus fractura 
Omnes hx varietates apparuerint. Ufque tamen ferrum communiter fi- 
brofum, licet grana identidem appareant, ut fibrofum confiderari debere, 
Sc vice verfa. 

Primum genus ferri rejiciendum effe, ut inidoneum converfum eun¬ 
di in chalybem; chalybem inde factum malleum non pati; a minimo ictu 
in partes rumpi, & pleniffimum reddi fiffuris. Dictum eft, quod chalybs, 
qui jufto diutius in igne detentus fit 3 evadat malieatU difficilis; fic etiam 
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hoc genus ferri in chalybem verli, quantumvis exiguum ignemmodopaf- 
fum fit. 

Secundi generis ferrum nec eligendum efie, ut in chalybem conver¬ 
tatur; melius quidem efie priori, fed ufque tamen chalybem inde factum 
immitem & intractabilem reddi; quamvis etiam ferrum hoc a fabris, quum 
utenfilia aut infirumenta, quae polienda & concinne laeviganda fint, ufur- 
pari pofiit: auftor adjicit, ex hoc genere ferri etiam bonae indolis aciem 
obtinuifie, fed inde bonitatem fuam acquifivifie putans, quod citius exem- 
tum furno in bacilla tenuia excufum fuerit. Huic generi ferri dandam ef¬ 
ie materiam vel mixturam debiliorem ; quod non requirat multum tem¬ 
poris vel durationis in igne: hoc genus in chalybem facilius converti, 
quam ulla alia; fed in eodem fere tempore cum primo genere. Grana 
etiam ope ignis adhuc magis & facilius feparari. 

Tertium genus ferri in bonae indolis chalybem transmutari, praefer- 
tim fi fub malleo altera vice extendatur ; nec efflagitare mixturam admo¬ 
dum fortem, ignem tamen breviorem quam genera alia. Chalybem in¬ 
de durum admodum fieri, quique majorem nitorem pofiideat, quam cha¬ 
lybs, de quo in fequentibus agendum fit. Chalybem generaliter confer- 
vare eundem colorem, quempofiederit ferrum; illum enim ex ferro niten¬ 
ti confedhim, etiam nitidum reddi; quique ex ferro obfcuriori & liven- 
tiori, fieri coloris grifei. 

Quartum genus ferri tuto admodum eligi pofie, & in chalybem ver¬ 
ti; chalybem inde paratum efie coloris grifei; & quam optime pofie fub 
malleo extendi, & exinde opera perfectiora fabricari; ipfum chalybem ex 
hoc ferro oriundum non quidem illam duritiem pofiidere, quam reliqua 
lpecies : circa ferrum hoc diuturniorem moram caloris non requiri, licet 
ignem diutinum non extimeat, quia moleculis & granis confiat; materi¬ 
am fafino-fulphuream enim ufque ad centrum ejus non impediente poto¬ 
rum contextu facile penetrari; infuper mallei ictus quam optime pati, 
quamvis multum ignem pafiiis fit. Infinitam illam granorum feriem ap¬ 
parere, tanquam in ferro praeexfiitifiet; ipfum enim ferrum repraefentare 
naturam quandam jamdum chalybeam, fed immaturam : cum enim in fri¬ 
gida exftinguatur, refifiere limis, non aliter ac chalybs calida exfiinctus. 

Quintum genus ferri longius tempus requirere, antequam in chaly¬ 
bem converti pofiit, quam priora: inefie enim moleculas grandiores,quae 
difficilius aperiantur, & tranfitum dent materia;, quae infiuat. Ex hoc ge¬ 
nere dari etiam ferrum, quod in chalybem coloris grifei convertatur, qui 
bene elaborari, & optime ferrum frigidum fcindere pofiit: fed fi diutius 
in igne teneatur, fcilfuris obfiipari; nec tam fortem materiam ei fuppedi- 
tandam efie, qualem generi 4to, ufque tamen hoc genus inter fe admodum 
differre. 


Sextum genus, quod nec lamellas nec grana pofiideat, non femper in 
infignioris notae aciem transmutari, fed quae immitior & fabricatu difiici- 
cilior evadat; inde faepe oriundum, quod bacilla illius generis crafiiora 
fint; fi vero in tenuiora excuderetur, loco feptimi generis fortafiisfubfii- 
tui pofie. 

Uajfis 11 . deferre . Yyy Septi- 
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Septimum genus, ii non fulphureum nimis iit, chalybem perfe&ifli- 
mum fubminiftrare, at reliquis fpeciebus diuturniorem ignem pofcere: 
fibras ^enim ope ignis prius fcindendas eiie, & fores igni materiaeque in¬ 
fluendae aperiendas. Hoc genus ferri mixturam admodum fortem etiam 
pati poffe. 

Si quartum genus fibras etiam interfperfas granis poflideat, adhuc 
melius efle, & reliquis anteferendum. 

Prout color fulgidus & maxime nitens non indicium nobilioris cha¬ 
lybis det; hinc vice verfa nec indicium boni chalybis, fi ferrum coloris 
fit nimis obfcuri & nigricantis. 

Regulam generalem die, quo minor particularum contextus fit in 
ferro, eo fituni omnium regulariorem die, & ferrum eo aptius, ut in cha¬ 
lybem converiiim eat: fi enim molecuk fint exiguae , fignum efle ferri 
melioris & aptioris: quo etiam fubtiliorafint grana, & bubuliores fibrae, ea 
in chalybem efle paratius & convenientius. 

Signa cB indicia mutationis ferri in chalybem. 

/T lalybs per fe non fragilis efl, infit auclor, antequam aqua fit exfiin- 

Sus, hoc efl, antequam f'ubito fit frigcfachis : fi enim chalybs in fo¬ 
co relinquatur, & ibi reftinguatur, fit infiar ferri: hinc explorari poteft, 
num ferrum in chalybem fit converfum, modo verfus incudis cujusdam 
angulum valide projiciatur , vel malleo, fuper angulare & acuminatum 
quoddam ferrum repofitum, percutiatur; fi rumpatur, fignum efl: chaly¬ 
bis, fi vero non, fignum efl:, chalybeam qualitatem nondum ad centrum 
penetravifle. 

Textura interior valde differt, ait, in chalybe a contextu interiori fer¬ 
ri ; fi enim chalybs pejoris notae fit, live qui fub malleo tractari nequeat, 
textus apparet fimilis textui ferri primi generis vel pefiimae notae: fed dif¬ 
ferentia hujus chalybis «St ferri pejoris efl, quod in chalybe fint micae vel 
lamellae regulariter politae, inter fe formae regularis, illarumque planum 
femper parallelum cum utraque extremitate bacilli; nec quod tot tantum¬ 
que inclinantia inter illas plana comparcant, ut in lamellis ferri pejoris, nec 
inter illas copia fpatiorum inanium confpicua. Altera differentia efl, quod 
color in chalybe magis lividus fit & obfcurus, quam color in ferro dido 
communi, funt nitore deflitutte micae : fuperficies micarum apparet ma¬ 
gis fcabra & afpera, lumen enim ab illis debilius reflectitur. Alicae in hoc 
genere chalybis nec femper ejusdem magnitudinis & coloris furit, nec in 
eodem puncto omnes lividae. 

Prima mutatio in ferro fibrofo conflat in eo, ut fibrae rumpantur; 8 c 
primum quidem illae fibrae, quae fuperficiei funt proximae, proximae enim 
funt actioni igneae, & fic ordine & fucceffive interiores, & ultimo fibrae 
centrales ferri: fi ferrum rumpatur, antequam plene converfum fit, tunc 
in centro & circumcirca centrum apparent adhuc fibrae, dein verfus iuper- 
ficiem nihil videre licet quam lamellas : quae anguftum quoddam cingu¬ 
lum formant, quod dein magis & magis ampliatur, & ufque ad centrum 
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penetrat. Laminae primae vel quae primum loco fibrarum fuccedunt,funt 
nitidae, fulgentes & limiles illis, quae funt in ferro primi generis ; differunt 
tantum in eo, quod regularius fint politae, nec interftitia adhuc fadla iint 
chalybea, quamvis ad converfionem quandam difpofita fint. Continuato 
igne, laminae albedinem 8 c fulgorem fuum infenfibiliter perdunt, fiuntque 
obfcuriores & grifei coloris, qualis color in nullo ferri genere apparet: 
quumque lamellae yerfus fuperficiem magis magifque grifei coloris eva¬ 
dant, tunc fibrae centrales in micas aut lamellas fulgidas quafi fecantur. 

Alias in uno eodemque bacillo ferreo funt lamellae tam lividae, ob- 
fcurae, quam fulgentes, ut & limiles Figurae4 Tab. XXXII: centrum fibras 
fuas etiam amittit, & primo micas nitidas, dein minus & minus fulgentes 
recipit, dum tandem nube quadam fenfim adumbretur. Quumque hoc 
peragitur, mutatur etiam flatus illarum, quaefuperficiei funt proximae, di¬ 
viduntur lamellae in micas & grana, tum in granula minora , vide Tabui. 
XXXII Fig. 5. Et circa quendam terminum difparent plane lamellae, 
nec videre licet nifi grana complicata pauxillum plana, & coloris magis gri¬ 
fei, quam in lamellis aut granis in medio. 

Quod jam didlurn efl de hujus ferri converfione , idem accidit circa 
converlionem ferri 3tii & qti generis, cui nullae fibrae infunt, fed modo 
micae & grana. Primus effectus ignis in tale genus ferri efl, quod grana in 
lamellas vel micas fulgentiores & majores reducantur, quam illae funt, quse 
prius in ferro exfliterant; nam uniri & combinari plura grana videntur, ut 
unum majus formetur ; majores hae micae regulariorem litum recipiunt, 
fed praedictae fenfim & per gradus illuflrem fuum & nitentem colorem amit¬ 
tunt; apparet, quod ignis tanquam minore vi ad combinationem horum 
granorum in micas fulgentiores & majqres, quam adbiffectionem fibrarum 
& reductionem in hujufcemodi micas, opus habuiffet. 

Exadle admodum cognofci potefl, adjuvante fola infpedtione, quan¬ 
do ruptus fit chalybs, num ferrum in chalybem faturum jam plene fit con- 
verfum vel non, quodcunque hbrofum & corufce lamellarum efl, ferrum 
omnino efl, centrum bacilli illam qualitatem habere folet. Varias etiam 
ob caulas accidit, quod ab una parte bacilli purus fit chalybs, ab altera la¬ 
mellis corufcis modo conflans, quum in aliis partibus eaedem obfcure li¬ 
veant. vide Tabulas XXXI & XXXII Fig. 6. 

Per infpedtionem etiam cognofci potefl, non modo num fertum fit 
fufficienter chalybs converfus, fed etiam num ferrum ad chalybem aptum 
fuerit vel non : fi enim omnes micae vel lamellae difparuerint & grana ob¬ 
fcure livelcant, prout in Fig. 8 Tab. XXXII, fignumefl, nimium ignem 
fuiffe, & chalybem immitem nec bene tradlabilem: contra vero fi granula 
cingulum quoddam exiguum forment, lignum efl, quod chalybi fufficiens 
calor fit datus, fcilicet dum evaferit durus, & fub malleo facile tradlaripo¬ 
tuerit. Si vero cingulum hoc tam craflum fit, ut craflities ejus plus fpatii 
occupet, quam micae & lamellae, rarum efl, quin chalybs in hoc flatu in ri¬ 
mas findatur; fique non, lignum efl, ferrum effe optimae indolis. Debet 
ergo fpatium a micis vel lamellis occupatum majus effe fpatio granorum. 

Quod- 
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Qpodcunque fpatium granis refertum eft, nimium ignem eftpaffum, 
& ulteriorem gradum quam requirit chalybs ; ufque tamen inhiberi ne¬ 
quit, quin aliquae ferri partes gradum illum transfcendant, quum reliquae 
ad gradum debitum perveniunt. Hinc ferrum a fuperficie ad centrum 
ufque differt variis chalybis gradibus; nam chalybs in centro admodum 
differt ab illo in fuperficie, ut & intermedie. 

Signa ergo converfionis ferri in chalybem funt fequentia: primum 
apparent micae corufcantes, aequales & meliori ordine repofitae quam in fer¬ 
ro : micae evadunt fenfim liventiores & fimul in grana diminuuntur, & tan¬ 
dem in tam pufilla, ut nudis granulis conflet; cumque grana nitent, funt 
adhuc ferrea: fed cum incipiunt livere, in chalybem convertuntur, fed in 
molliorem: cum adhuc magis livent, in chalybem optimae indolis eft 
converfum ferrum : fi adhuc minutiora fiant grana & liventiora, fuppe- 
ditant chalybem duriorem, fubtiliorem fed tradiatu difficilem. Si demum 
micae ejusdem fubtilitatis fiant, ac grana, fignum eft, chalybem intra&abi- 
lem effe. 

Ex his fequitur, fi ferrum fit craffum, quod omnes memoratae diffe¬ 
rentiae inibi occurrant & ad oculum appareant : hinc ferrum attenuamur 
in chalybem aequaliffimae bonitatis converti poteft. 

Ferrum primi & fecundi generis aliter in chalybem convertitur: pars 
fuperficialis non modo in micas regulares abit, fed etiam micae difparent 
ihgrana, antequam pars ejus interior nitorem fuum amiferit, quae conftat 
micis; hoc eft, jufto citius convertitur pars fuperficialis in chalybem , & 
materias falinas & fulphureas imbibit, nec jufta proportione continuatur 
converfio verfus interiora; nec pars interior prius in chalybem converti¬ 
tur, quam pars proxima fit nimius chalybs, quod accidere folet, quamvis 
bacilla fint admodum tenuia. 

Ferrum quarti generis transformatur in lamellas vel micas minores, 
quam ferrum, quod prius minutim eftgranulatum & micis confperfum; 
apparet tanquam quaelibet mica in grana fe convertat, in reliquis vero quod 
plura grana in unum majus fe combinent. 

Datur etiam chalybs malleatu difficilis, quamvis infperfa fit pars la¬ 
mellarum vel micarum, fed ufque tamen funt coloris ad grifeum magis 
vergentis. 

Hinc fequitur, quod grana recipiat diverfae magnitudinis, pro¬ 
ut recipit diverfos livoris gradus, quod praecipue oritur ex differentia fer¬ 
ri. Hinc non modo exploranda venit differentia micaram & colorum, 
fed etiam differentia ferri, quod chalybem producere poteft, cujus figna 
varie differunt. 

Alias apparent in fuperficie chalybis jam dum fadfi bullae quaedam 8 c 
elevationes f phaericae cavae, vel fphaeroidis ellipticae , funtque differentis 
magnitudinis & fitus ; unum bacillum ferreum interdum 3 vel 4 majores 
bullas & infinitas minores, interdum minores, non vero majores recipit, 
rarum eft, quod nulla fit. Hae figno funt, quod ferrum magnum ignis 
gradum fit paffum, vide Fig. 4,6,7, GG. gg. Tab. XXXII; nec apparent 

modo 
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modo in fuperiicie, fed etiam in foiido corpore ferri tanquatn cavitates x 
vel 2 lineas diametro aequantes Fig. 7. O. 

Experimentum fecit autor, ut fciret, ex quanam re provenirent dicte 
bullulae & elevationes, fcilicet num ex falis copiofa influxione : cum par¬ 
tem falis certo cuiquam loco applicuiflet, nullae tales propuilulationes linit 
animadverfae; fed videbantur oriri ab expanfione beneficio fulphuris facta, 
in locis ubi cedentiflimum effet ferrum. 

Bullae dicbaE indigitant ignem nimis violentum & diuturnum fuiffe, 8 c 
materiam fortem & nimia vi agendi praeditam : ferrum enim nondum ad 
dimidiam partem in chalybem converfum interdum infinitas tales bullas 
in finu fuo & fuperficie recipit, quod lignum eft caloris nimis violenti; at 
vero fi ignis mediocris & diuturnior fit, vix fphaerulse hae dimidiatae ap¬ 
parent. 

Praeterea apparet extenfio quaedam per totum corpus chalybeum fi- 
ve ferreum, longitudo bacilli ferrei 15 digitorum augetur in longitudinem 
15 digitorum, & i| lineae. 

Augetur etiam pondus ferri in chalybem converfi; ferrum quoddam 
3 libras minus quam \\ grana pendebat; fed in chalybem converfum, pen¬ 
debat 3 libras & 128 grana; exaclitudinis caufa adimantur adhuc 20 gra¬ 
na, reftat tamen augmentum 108 granorum; ponderis augmentum fpa- 
tio 4 vel 5 dierum poft ipfam converfionem apparet, hoc eft, augmenta- 
tio 36 granorum in qualibet libra, live pars priftini ponderis. Expe¬ 
rimentum etiam hoc facium eft cum ferro Svecano, cum quo eadem pon¬ 
deris & voluminis incrementa obfervata funt. 

Si ferrum in chalybem converfum refrigefcat in ipfo furno, indure- 
fcit quidem, fed non in ilio gradu, quo fi exftinguatur; duritiem fere fer¬ 
ri durioris imitatur & fimulat; fed fi chalybs dein calefiat & exftinguatur, 
duriflimus inde evadit. Si chalybs ignitus & fumo exemtusftatim exftin- 
guatur, fragilis fit, & lamellas amittit, & grana ad caloris gradum propor- 
tionata fubeunt, quem fcilicet gradum habebant, cum exftingueretur: fed 
micae non tam squales funt, nec tam pulchrae, ac cum fub malleo fimul ex¬ 
tenditur. 

Ex bacillis probatoriis licet cognofcere , quando calor ad debitum 
gradum pervenerit; & chalybs fat caloris paffus fit: tunc enim furnus re¬ 
frigerandus eft, antequam aliqua pars chalybis eximitur. Materia etiam 
combufta in cineritium poteft demitti; & janua claudi; quae fi libere aeri 
exponatur, in cineres facile folvitur, cinifque ufui ulteriori ineptus evadit. \\ 

Chalybs dein fub malleo excudendus eft, fed antequam hoc fit, cale¬ 
faciendus in foco modo vulgari: fed fi chalybs de ferro optimo non facias 
iit, & multum ignis palliis, tunc ictus mallei aegre perferre poteft, evolat 
enim copia fcintillarum, & ftifuris hiulcus redditur. Optimum eft, ut cha¬ 
lybi calor debilis primum fuppeditetur, ut fcilicet ad rubedinem non vero 
ad albedinem calefiat: datur etiam chalybs, cui candefcentia alba ftatim 
dari poftit, fed praeftat ut primus calor mediocris fit. Putat ergo, melius 
elfe, ut chalybs in furnis reverberii, in quibus calefieri folet ferrum per cy¬ 
lindros transmittendum & attenuandum. 

ClaJJis IL de ferro* Zzz Cha- 
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Chalybs excufusnon majorem partem amittit, quam alias ferrum mal¬ 
leatum : in ferro Svecano 4ti generis expertus eft perire A partem, quum 
fcilicetexcufum fit in contos quadrangulos 2 digitos latos & 4 lineas craftbs. 

Chalybs latitudinem multam habere non debet, quum tenuis eft, quo¬ 
niam fub malleo facile plicatur fecundum Fig. 1 o Tab. XXXII. Et licet 
plicae per extenlionem difpareant, ufque tamen aperiuntur, quum utenfi- 
lia funt formanda. Mallei exigui funt meliores majoribus. 

Quotiescunque calefaciendus eft chalybs, dein etiam exftinguendus 
eft ; poftque exftinctionem melius a plerifque operatoribus de qualitate 
ejus quam prius judicari poteft. 

Exftinguitur chalybs, cum ad colorem cerafi redufrus fit, qui color 
fufficit ad duritiem ei inducendam : in fradtura chalybis exftincfi apparent 
grana fubtiliora, magis minufque fecundum qualitatem chalybis & gra¬ 
dum caloris quem receperat i fed de his alibi melius. 

Defcriptio Figurarum. 

Tab. XXXI. 

Fig. 1. FraBura ferri majiifculis micis conflantis. 

2. Fractura ejusdem ferri, ubi adhuc grandius expofitee funt mica , illarum• 
que inclinationes. 

3. FraBura ferri fecundi generis. 

4. FraBura ejusdem ferri grandius repr&fentata. 

5 . FraBura ferri fecundi generis, fed ubi mica funt minores. 

6. FraBura ferri tertii generis,fed in quo mica funt mixta cum granis. 

7. Repr&fentat feorfim grana micarum pr&cedentium, fcilicet Figura 6. 

8. Grana Figura 6t& feparatim. 

9. FraBura ferri <\ti generis ,ubi mica pauciores funt, quam grana. 

1 o. FraBura ferri 5 tigeneris, pars qua ibi unita apparet, non eft genuina, 
ferri fraBifigura ,fed per forficem feBi. 

11. FraBura ferri, qua majufcule repr&fentatur, (fi fere fpeciem 6ti gene¬ 
ris refert. 

12. FraBura ferri quadrati 5 ti gener is, grana inibi funt fubtiliora granis Fi¬ 
gura 1 o. Habet etiam micas fubtiles. 

13. Grana Figura urna. 

14. Lamella vel mica Fig. lima. 

I 5. FraBura ferri feptimi generis fibrofi, quod fpeciem quafifoliorum refert. 

Tabula XXXIL 

Fig. 1. Eft fraBura ferri fibrofi 7 mi generis ; cujus fibra funt crafflor es (fi 
multa illarum pars combinata, nec diftinBe exhibet folia. 

2. FraBura ferri tam fibras quam grana reprafentantis. 

3. FraBura ferri cum micis grandioribus, granis (fi micis mixti. 

4. FraBura ferri fibrofi parte quadam in chalybem loerfi. CinBura micis 
liventibus conflans, qua chalybe a eft (fi repr&fentatur ( A A ) , fed (BB) fuperfi- 

ciem 
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ciem micis fulgentibus conflantem fignificat. In hoc loco funt fibra rupta ad con- 

'verfionem in chalybem proxima : fibra centralem partem adhuc occupant. 

5. FraBura ferri bona indolis in chalybem converflj prope fuperficiem major 
pars micarum apparet quam circa centrum. 

6 . FraBura ferri , cujus pars (a a. bb.) in chalybem optime e fi conVerfa ; 
parte (a a, c C.) remanente adhuc ferrea : quodfaBum efl, quod capfula rimas du¬ 
cente ferrum adureretur : ( G) efl bulla major. ( g) e fi bulla quadam minor. 

7. FraBura chalybis juflo diutius in igne detenti. Simt ibi lamella quibus¬ 
dam in locis liVentiores , quam opus requirit , in aliis funt juflo minores. (Gg) 
funt in fuperfcie eminentia bullares. ( O j e fi bulla in medio ferro dilatata. 

8. FraBura ferri , quod lamellas exiguas , quum in chalybem convertitur f 
femper recipit. 

9. FraBura ferri fecundi generis, in cujus medio adhuc funt lamella fulgida , 
nec in aciem adhuc transmutata ; illud , quod circumcirca efl, m chalybem efl trans- 
njerfum , fed loco lamellarum hic funt grana fubtiliffima. 

1 o. Bacillum chalybeum latum fub malleo plicatum (b): qua plica dein, cum 
exflmguitur & in utenfilia quadam fabricatur , aperiuntur. 
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PARAGRAPHUS V- 

De notis $ qualitatibus chalybis ex fraBura 
puecipue dignofcendis, ex Domino Reaumur. 

CharaBeres ferri & chalybis & quomodo invi¬ 
cem differant. 

Errum exflinctum, ait, fit fragile , durum, granis pa¬ 
rumper rotundatis [conflans : chalybs fi in ipfo foco 
vel furno fenfim refrigefcat, «vix a ferro dignofci po- 
tefl, mollitie fere ferrum aemulatur. 

Differentia ferri & chalybis in eo etiam confidit, 
quod chalybs promptius quam ferrum calefiat : fi 
enim aequalis fit calor, tunc chalybs citius accipit co¬ 
lorem igneum quam ferrum, qui color certum calo¬ 
ris gradum denotat: fcilicet fi ejusdem dimenfionis aut magnitudinis fit 
frudum chalybeum cum ferreo. 

Verbo, chalybs nihil aliud efl quam ferrum a fulphure & fale pene¬ 
tratum. Omnis chalybs reduci potefl in ferrum, fi in magno calore tenea¬ 
tur, vel in calore mediocri fed diutino : operatores talem chalybem vo¬ 
cant ackr furehauffe; vocatur acierpame, qui per exftinftionem in frigidis 
duritiem ampliorem non recipit Hoc genus chalybis jam in ferrum efl 
verfum. 

Efl genus chalybis, qui odorem fimilem fulphuri communi a fefpar- 
git: acidum viclriolicum Martis & oleofiim fimul unita fulphur hoc com¬ 
ponunt 

Chalybs per nimium calorem fere in ferrum reverfus difpofitionem 
partium priorem confervat: fi enim chalybs ex ferro fibrofo fit faflus, re¬ 
deunt fibrae multo fubtiliores quam fuerunt prius. 

Chalybs malleatu difficilis in bonum chalybem reditui poffe videtur, 
fi igne prunarum diutius calefiat, dumque fulphur & fal fuperfluum inde 
disjectum fit. Sed alimenta damma.' & ignis non illis materiis conflabunt, 
quarum ope in chalybem tanta pars fe iterum infinuarepoffit, quanta inde 
evaporata fit; hinc cum hujus generis chalybs capfulae inclufus & igni ex¬ 
politus fit, in chalybem tractabiliorem vertitur. At vero fi ignis nimis 
violens fit, & flamma fe illuc infinuet, inde non melior redditur, fed in 
fquamas veluti dividitur. 

Quum chalybs intractabilis cum marga pulverifata, cum argilla, cum 
glarea, cum creta, cum calce viva, calce exllincla, cum gypfo, cum pul¬ 
vere vitreo, cum offibus calcinatis, in capfula lutata & igni dein expolita 
detentus fit, exinde chalybem emollitum fuiffe, fed offa cakinata & cretam 
in emollienda acie reliquis praeripui fle palmam, expertum efl. 

Marga 
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Marga & argilla effeftum lentiorem dabant, fed chalybem interdum 
in fcorias & fquamas reducebant. Per gypfum fundebatur plane chalybs, 
cum ei ignis fatis fortis fit datus; quum vero mediocris, chalybs fcoriatus 
evafit: pulvis vitreus ad modificationem chalybis nihil contribuit. 

Quod cretam attinet, pulverifanda eft, & cum tertia parte carbonis 
pulverati commifcenda, & fic ftratim cum chalybe reponenda, eodem mo¬ 
do quo chalybs paratur : requiritur modo \ pars temporis, quam cum 
ferrum in chalybem fit convertendum, modo fit idem furnus. Ratio eft, 
quod materia cretacea fuperfluum ei -inhaerens fulphur & fal auferat. 

Quomodo chalybs in ferrum redeat, ab experimento videre licet: fi 
chalybs in capfula difta calefiat, dein exftinguatur & frangatur, apparet 
circa fuperficiem crufta five limbus tenuis infiar papyri puro ferro con¬ 
flans , interiora funt chalybea: fi aliud ferrum pariter fed diutius calefiat , 
exftinguatur & frangatur, fit inde limbus dictus crafllor : fi aliud fruftum 
ferreum adhuc diuturniori tempore teneatur in igne, craflefcit ita crufta 
dicta, ut verfus centrum penetret, & fenfim durante igne in ferrum con¬ 
vertatur ; inde enim fulphura & falia effugiunt, dum nihil amplius ex illis 
remaneat: fitque hoc non ope ignis violenti fed lentioris. 

Quum chalybs mitis & traftabilis reddendus fit; notandum eft tem¬ 
pus, quum bacillum ferreum crufta aut limbo tenuiflimo ferreo obducatur. 

Putare quis poteft, inquit, quod cruftula haec ferrea, : quae chalybem 
circumdat, chalybi damno fit; fed praeter quod limis abrafa decidat &de- 
tergatur, quum utenfilia aliaque inftrfimenta paranda fint, etiam alicui 
emolumento erit, quum cultri acutiores formentur ; nam laminae chaly- 
beae triplicis generis complicanda: funt, & in unum corpus ope ignis & mal¬ 
lei confolidandae, ex quamafla dein inftrumenta praedicta conficiuntur. 
Triplex genus chalybis efie folet, unum optimae indolis, alterum medio¬ 
cris, tertium rudioris : in chalybe emollito jamdum exiftit genus hoc tri¬ 
plex combinatum, ferrum fcilicet fuperficiem infidet, prope fuperficiem 
eft ruditer chalybeatum, & verfus interiora eft chalybs optimus. Ad di- 
verfi generis utenfilia requiritur chalybs, qui a duabus laminis ferreis ab 
utraque parte quali cingendus vel obducendus fit, hinc non opus eft ferro, 
led adhaeret affigique poteft crufta cujuscunque craflitiei. Praeterea in cha¬ 
lybe recocto fedet chalybs optimus in centro, cum alias in chalybe vulga¬ 
ri fit juxta fuperficiem, quod minoris emolumenti eft. 

Tentatum etiam eft, chalybem igni aperto immediate exponere; ba¬ 
cillis ferreis per integrum diem in igne mediocri per folles & ventum nofi 
reverberato relictis; cum dein excuderentur, tertiam partem diminutam 
apparuilfe, & limbum ferreum, quo circumdarentur, crafiitiem fere in- 
fenfibilem habuifie. Hinc actionem immediatam ignis in chalybem, non 
multum ufum pneftare, concludit. 

Ferrum pejoris notie in tali furno primum ab au6tore recoctum eft, 
illum in finem, ut inde ferrum aptum ad chalybem obtineretur: dein fer¬ 
rum fic emollitum in furnum cum materia conveniente, fcilicet qua alias 
in chalybem verteretur, miffum eft: fed chalybs inde factus nihilominus 
pejoris indolis manfit. 

Cia (Jis ll.de ferro. A a a a Cbaly- 
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Chalybis diver/ce qualitates, illarumque mutua 

comparatio. 

VflUlta inhaerere vitia pofiunt chalybi, quamvis facie externa genuinus 
appareat; fifiuris enim fcatere poteft, ut Fig. i Tabui. XXXIII: 
quando etiam partes angulares hic & ibi funt incifse, ut Fig. 2, quod genus 
difficile eft laboratu. Si etiam rimae vel naevi fint, ut Fig. 8. M, pariter fi 
intermixtae fint venae ferri. Probatio optima eft, fi duo genera chalybis 
ad rubedinem candefacta ferruminentur vel complicentur : fi enim ad al- 
bedinem rubentem calefiat, incifuras oftendit: fi chalybs notae deterioris 
fit, cum altero perfefte uniri nequit, at vero chalybs bonae indolis facile & 
bene ferruminari poteft. 

Signum etiam deterioris chalybis eft, fi murmur quoddam raucum 
audiatur; quum enim in foco calefit, hic fonitus aftrepitu flammae & ven¬ 
ti internofci poteft, provenit hic a chalybe quali ebullienti, hujus generis 
chalyb§ non bene excudi poteft. 

Indicium etiam chalybis inutilioris eft, fi chalybs fuperinftrato" pul¬ 
vere carbonario in foco, ubi calefit, appareat ficcus, nec quafi glutine quo¬ 
dam illitus. 

Si chalybs ignitus fub malleo frangitur , fique cum alio frufto con¬ 
jungendus in junctura rumpatur, fignum eft chalybis immitioris Tabui 
XXXIII Fig. D. 

Fabri Parifienfes illum chalybem praecipue aeftimant & pluris faciunt, 
qui rofam habet: rofa eft fpecies maculae in fraciura apparentis, interdum 
eft figurae rotundae, interdum ovalis, interdum irregularis Fig. 4, 5,6, 7. 
Tali rofa conftat interdum centrum ejus, illa in quibusdam occupat mul¬ 
tam partem, in quibusdam modo exiguam. Fit coloris ccerulefcentis cla¬ 
ri , in aliis eft color obfcure coerulefcens ; eft etiam color luteus & flave- 
fcens, & jam reliqua parte paullum lividior. Rofe Irae in fraclura unius 
ejusdemque bacilli differunt qua colorem, magnitudinem & figuram; in 
quibusdam plane non reperiuntur. Ufque tamen eft fignum admodum am¬ 
biguum, repetitur rofa in chalybe optimi generis, etiam in chalybe quali¬ 
tatis mediocris ; auctor rofam in chalybe rudiflimo reperiiflfc dicit, quique 
vix nomen chalybis mereatur Fig. 4. Signum tantummodo eft, quodro- 
ia didta illi chalybis generi tantum infit, qui ex ferro crudo non malleato 
paratur. Si bacillum parumper calefiat, rofacea haec figura ifatim difparct 
& admodum debilitatur. 

Probari etiam chalybs poteft, num ei ferreum quid infit, extendatur 
m bacillum fimile Fig. 8 & extremitas ( F) frigida exftinguatur; inque me¬ 
dio manu teneatur , & ab altera extremitate (L) malleo percutiatur; fi 
chalybs bone qualitatis fit, extremitas altera ex percuflione oppofita fran¬ 
gitur; fignum modo eft, nullas fibras ferreas inibi refiduas effe. 

Tria funt in chalybe examinanda : 1. Grana vel granulorum qualitas, 
2. durities, 3. corpus flexibile five quod melius refiftat antequam fran¬ 
gitur, & differt a duritie in eo, quia illud, quod durum eft, poteft frangi, 

hoc 
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hoc vero non: quo majorem duritiem accipit chalybs, eo minus corporis « 
live minorem granorum fubtilitatem poffidet. 

Fatentur opifices a granis non cognofci pofTe qualitatem chalybis, 
nam fi chalybs granis fiibtilibus conflans ad albedinem calefiat, & in hoc 
flatu exifinguatur & dein frangatur, apparebit nihil nifl granum crafliim. 
Si chalybs mediocris bonitatis ad colorem cerafi calefiat, exifinguatur & 
frangatur, grana lubtilia apparebunt; adeo ut granorum fubtilitas a gradu 
caloris accepto videatur provenire : difficultates non leves hic occurrunt. 

Bacillum chalybeum per totam luam longitudinem non aequaliter ca- 
lefieri potefl; una enim extremitas calefieri potefl fecundum Fig. 8 (F) 
Tab. XXXIII, quum altera extremitas (L) adhuc frigida fit; fi frangatur, 
circa partem calefaciam apparebit ut Fig. (G), fed ad diflantiam abinde 
ut Fig. 9 (f g), ubi grana non funt tam craffa; remotius adhuc funt grana 
fubtiliora Fig. 9 (gh. hi.), adhuc remotius funt grana fubtiliffima ut (i k). 
Hinc in tali bacillo chalybeo funt diverfi gradus granorum & quot fere in 
chalybe reperiri poffint. 

Ut granulationes varise dignofcerentur, contus quidam chalybeus 
Fig. 10 excufus efl, & cum conto ferreo ejusdem dimenfionis ferrumina¬ 
tus Fig. 11. Sciffum efl ferrum fecundum longitudinem fuam Figu-r. 13 
(ghhiik): cumque maffa haec calcfaclafuerit, & dein in frigida exffindla, 
& fecundum longitudinem divifa, quod fieri potefl, fi combinetur cum 
ferro; ordo granorum in tali conto per medium divifo repraefentatur, ut 
Fig. 15, o, 12, 34, r. Si velis fecundum longitudinem incifuram facere, 
& dein contum illum calefaflum frigida exilinguere, & in medium fecun¬ 
dum diflam incifuram frangere Tab. XXXIV Fig. 1 (BC.). Hujusmo¬ 
di conti divifi praeparari debent, & inllar lapidis Lydii a fabris in pyxide 
quadam confervari, ne aeri expoliti jaceant; exinde varietatem granorum 
& qualitates” chalybis diverforum generum examinare poterunt. Chalvbs 
qua grana in 4 clafies reduci potefl: 1. Si conflet granis craffiufculis, niti¬ 
dis & corufcis, Tab. XXXIIIFig. 15 (o.i.) Tab. XXXIV 9:(Li). 2.Si 
altera feries confiflat ex mixtura granorum nitentium & corufcantium, ut 
& granorum liventium, Tab. XXXIII Fig. 15, 1, 2, Tab. XXXIV Fig. 
2, 3,4, 5, 6. 3tia claffis, fi conflet fpecie granorum fubtilium, lividorum, 
interdum coloris grifei, Tab. XXXIII Fig. 15,2,3, Tab. XXXIV Fio-. 
2,3,4, 5. 4ta, fi conflet granis majufculis ; minus liventibus, quam illa, 
quorum mentio facla efl, Tab. XXXIII Fig. 15,3,4:dantur etiam fubdi- 
vifiones, & grana intermedia. 

Obfervatum etiam efl, prout grana fint fubtiliora, granulationem 
tertiae claffis eo longiorem extenfioremque effe granulatione fecundae, fed 
multum tamen differre; nam in meliori chalybe lineam hanc extenfiorem 
efie, quam in pejori; quod etiam fignum efl boni chalybis. 

Grana prima: claffis nitent & corufcant magis, fi chalybs per fe fitfub- 
tilis & bonus, quam fi chalybs fit crafiior & pejoris nota:: in chalybe craf- 
fiori funt grana nitida mixta lividis: fi chalybs fit Eubtilis & melioris indo¬ 
lis, grana etiam primae claffis livent; modo extremitas una ad liquefaclio- 
nem ufque paene fit calefacla: fed nitida funt propiora & eo magis corufca. 

Grana 
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Grana claffis hujus in chalybe pejori quali ftratim funt difpolita, quod in 
chalybe meliori vix reperire licet. 

Durities chalybis diminuitur, quatenus grana fubtiliora fiunt. Duri¬ 
ties ab operariis examinatur per limam, fed omne genus chalybis relidit 
limse, hinc probatio per limam infufficiens ede videtur. 

Sed quoniam probari nequit chalybs per limam, & ufque dantur aliae 
materiae chalybe duriores,hinc probationem per illas inditui pofle arbitratur: 
ordine illae fequuntur, funtque leptem : i. Ed lima vulgaris, 2. ed chry- 
dallus rupea, 3. ed lapis liliceus transparens & durus, 4. edagathus, 
5, eftjafpis orientalis , 6. ed topazius orientalis vel etiam lapphirus, 

7. ed adamas. Horum lapidum ope probari chalybs poted, fcilicet ut 
feiatur, quo genere lapidis incidi & a quo impreffiones fieri podint. 

Quod vero corpus dexibile chalybis attinet, live qualitatem reliden¬ 
di & fimul fe plicandi, difficile probari poted, fcilicet quo gradu ignis ante 
exdinffionem chalybs potiri debeat: hinc audior fila chalybea ejusdem 
dimenfionis in plumbo liquefa&o calefecit, in cylindro fimili Tab. XXXIV 
Fig. 12, longitudinis 8 vel 9 digitorum ; optimum huic ufui ede canalem 
fclopeti, ait, nam plumbum,in parietes feinfinuat-, fi materiafidlili con¬ 
det cylindrus, in illo fundendum ed plumbum vel dannum. Si ergo fila 
ejusdem diametri & magnitudinis eodem tempore in plumbum vel dan¬ 
num fufum immittantur, & fimul live eodem momento eximantur, tunc 
in utroque idem gradus caloris obtinetur. Plumbum fufum maximum 
caloris gradum acquirit, cum ad fullonem & coftionem quandam reduci¬ 
tur, pariter ut aqua, quae cum femel ad ebullitionem calefacta fit, fum- 
mum caloris fui gradum attingit, prout dicit Dominus Amonton. 

Corpus five flexibilitas jundla cum duritie probari poterit per machi¬ 
nam, quae expolita ed Tab. XXXV, ibi enim cochleae lunt, quae invicem 
elongari ut & propius admoveri podimt, fi fila chalybea calefacta & ex- 
dindla heic inferrentur, adeo ut a 2 cochleis vel brachiis teneantur, quae 
ad invicem moveri podint; tunc li fila rumpantur, inde dignofcere licet, 
quodnam genus chalybis plus corporis poffideat: nam quo propius pos- 
funt moveri & confequenter plicari & flefiti, eo plus corporis aded: fed 
fiiachina haec variari admodum poted i operationem melius ex ipfa deli¬ 
neatione vides. 

Chalybs , qui per hanc experientiam plus corporis poffidet, & fi¬ 
mul grana majufcula, lignum ed, adhuc plus corporis flexibilis habere, li 
fcilicet podcalefadlionem mediocrem exdinguatur. Concludi etiam inde 
poted, li chalybs detur, qui minus corporis poffideat, fed grana grandiu- 
lcula, & mediocriter calefactus exdinguatur, quod plus corporis vel 'flexi¬ 
bilitatis junctae cum duritie omnino habere debeat. 

Probari etiam dexibilitas vel corpus chalybis per dexionem circa di- 
verfi generis annulos vel peripherias annulares poted, fi filum chalybeum 
ejusdem dimenfionis fit, ut & fubtila& admodum tenue, alias nullam fle¬ 
xibilitatem odenfurum fit: vide Tab.XXXIV Fig. 14, 15, a. 

Opifices forficem ex dato chalybe formant, qui ferrum frigidum fcin- 
dat, forfex, dein calefit & exdinguitur, ficaue fit experimentum, colorem- 
^ x que 
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que caloris, quem ante exltinetionem acceperat, exacte notant', fi recidit, 
iterum calefit & exftinguitur, & obfervatur, quinam caloris gradus fit; fi 
pars aciei difiilit, quum altera vice ferrum frigidum fecandum fit, fignum 
elt, chalybem non adhuc fatis corporis vel flexibilitatis adeptum efle; 
hinc calor inter utrumque medius adhibendus elt; fi non, fignum eft, cha¬ 
lybem hujus generis non fatis corporis flexibilis poflidere, quamvis ei mul¬ 
ta durities infit. 

Ferrum per forficem oblique vel directe fecari debet; obliquam fe- 
ftionem videas Fig. 17 (mn) Tab. XXXIV. Si etiam lectionesfint pla- 
nse & nitentes, fignum elt duritiei in forfice chalybeo, alias non. 


Dejcriptio Figurarum. 

Tabula XXXIII. 

1. ) Chalybs intractabilis incifuris refertus. 

2. ) Bacillum aliud chalybis fijji , fd minus quam prius : fiffura funt circa an¬ 
gulos ut ad (A), funtfiffura interdum fubtiles. 

3. ) Fruftum chalybis incurvatum, circa (D) fraBum, difficilis efl chalybs 
traci a tu, calidus cum incurratur, 

Fig. 4, 5, 6, 7.) Sunt direrfe fraBura chalybis, in quibus apparet rofa dif¬ 
ferentis coloris figura. 

Fig. 8.) Chalybs acuminatus (F) (f dein calefaBus exftinBus : fi per¬ 
cutiatur in (Yd),fraBio exifiit in (F G). {Js!P) fignifcat fcijfuras ; cum enim 
chalybs cum fruflo alio ferruminatus e fi, (f dein, quamVis fulti liter, hiare incipiat, 

Fig. 9.) Sunt fragmenta , qua ex percusfwne quadam provenerant Fig. g, ut 
(fg. gh. hi. ik.) fraBio fuccesfive faBa eft ( G. FI I. K. ) calefactionem ma¬ 
gnam fuifife necejfum eft, FraBura circa (F) grana majora posfidet, quam inde 
remotius, notantur per ( g h. h i. i k.) 

Fig. 10.) Efl lamina chalybis cum lamina ferri ferruminanda, illum in fi¬ 
nem ut chalybs fecundum longitudinem dilidatur. 

Fig. 11.) Eft lamina ferri pradiBa. 

Fig. 12 .) Utraque lamina ferruminata reprafentatur in (aa), ufque ad 
(b), (dba) eft lamina ferri y ( c b a ) lamina chalybis : (de) eft linea, fecundum 
quam divifto eft infiituenda. 

Fig. 13.) Eft fruftum plane paratum ( g h h. iik.),eft fcijfura faBa in fer¬ 
ro, quod r eft at, eft cbalybeum y extremitas una hujus maffijam modo calefacienda 
eft, & frigida exftinguenda, ffi dein fecundum longitudinem frangenda. 

Fig. 14,) Eft eadem portio jam in binas partes dbifa ut in ( 11 ): & opefor¬ 
ficis urgetur, ut in ( m m) (f circumcirca aperiatur. 

Fig. 15.) Eft media pars ex diBa diVifione proveniens, fup er fi cies (pqss) 
eft illa, qua per forficem eft fiffia.f Opqr) eft fraBura chalybis, in qua varietates 
ordine apparent s (oi) eft primus ordo, 1 2 eft fecundus y 2, t, eft tertius: 3,4 
eft quartus , ubi nulla calefaBio velexftinBio fuerat . Pars (ou) compofita eft ex 
granis minus nitentibus quam illa qua fequuntur y quia extremitas ad fufionem fe¬ 
re eft calefaBa. 


Cia (Jis II. de ferro. 
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Tabula XXXIV. 

Fig. i.) Efl lamina chalybe a in aciem cultri cujus dam malleata , fcilicet ut 
fecundum longitudinem dividiposfit. (A A) efl dorfum , (BC) efl fcijfura cum 
forfice fecundum longitudinem faBa. 

Fig. 2.) Efl lamina prae e dens in binas partes fecundum longitudinem diiti- 
fa (R C). In fraBura (DE) claffes vel ordines dderfa chalybis apparent , efl 
genus chalybis crasfioris. Granulatio primi ordinis i, 2 non efl tam nitens, ut in 
alio chalybe, fedgrana hic firatim quafi dtfpofita funt. Strata hac melius appa - 
rent in granulatione fecunda (1,2) ubi etiam fibra ferri ex flant-; fed adhuc me¬ 
lius in ordine (2,3). Efl etiam regula , quod ferrum hic mixtum cum chalybe plus 
in tertio ordine, quam in pracedentibus appareat: in priori funt grana nitida , qua 
non a granis chalybis prirn diftingui poffunt , quam cum lima terantur. FraBura. 
tpti ordinis (3,4) fimilis efl fraBura ferri fibro fi. 

Fig. 3.) Efl compofitio ex 4 firuftis (F F F F ) qua ex Fig. 1 funt feparata. 

Fig. 4.) Efl lamina chalybis, in cujus fraBura apparent mica adhuc grandio¬ 
res , fed minus quam in Figura prae edente. In fecundo ordine 1, 2 apparet vena 
ferri ( i ) ♦ Binae majores vena in tertio ordine 2,3. Grana tertii ordinis non 
funt aque fubtilia, ut illa in Figura fequente. fjuartus ordo (3,4} efl compofitus 
partim ex granis, partim ex fibris. 

Fig. 5.) FraBura chalybis (LM) adhuc fub tilioris granulationis efl, quam in 
prae edentibus. Grana primi ordinis non funt mixta : grana fecundi ordinis ut 
( 1, 2 ) funt mixta. Ordo 3 tius 2, 3 ex granis fubtilisfimis efl compofitus. Ordo 
quartus conflat granis multa fubtilitatis , qua aquant illa in 3 tio ordine, fed funt 
coloris magis gnfei. Magna granorum fubtilitas indicat chalybem traBatu diffici¬ 
lem , quique non multum corporis flexibilis posfideat . 

Fig. 6. 7.) Dfterfas chalybis fraBuras reprafentat: fupponitur , quod bina 
chalybis lamella aque fint calefaBa, Ef in volumen ferri fluidi ufique ad ( R R o i ) 
merfa, eftque primus ordo granulationis ; (QIM) efl primus ordo, granulationis 
alterius , in ( 3 ) terminantur tres granulationis ordines W feries. Fig. 7 feriem 
quandam granorum (Qs ) longiorem granulatione 03 Fig. 6: obfervandum etiam 
hic efl, quod in (Fig. 7,3) obfertiatum efl; quodque ordo granorum (2,3) major 
fit in refpeBu adfecundum fuum granorum (2,1) quam efl tertius ordo (Fig. 6) 
in refpeBu ad fuum fecundum ordinem . 4 tus ordo (S) Figura 7 particulis fiibti- 

lioribus efl compofitus, quam ordo 4 tus Fig. 6. 

Fig. 8.) Efl tota granorum feries in chalybe craffe admodum reprafentat a. 
(ui) efl primus ordo compofitus ex micis , qua fimiles funt illis, qua alias in genere 
quodam ferri ad nudum oculum folent apparere. Ex quo concludi poffe videtur, 
chalybem a ferro minus in refpeBu ad figuram, quam ad fubtilitatem partium dif¬ 
ferre ; ( 1, 2 ) efl fecundus ordo micis corufcis mixtis cum granis lividi coloris con¬ 
flans. In '3 tio ordine ( 2) vel ( 3 ) nihil apparet , nfifp e cies granorum ; mica ibi 
per microfcopium didentur in ( 3,4 T.) 

Fig. 9.) Efl bacillum chalybeum ad unam extremitatem fraBum, chalybs hic 
recalefaBus efl. Peripheria conflat ferro , interiora vero chalybe. 

Fig. 10.) Efl filum chalybeum, cujus corpus flexibile probandum efl. 

Fig. 11.) Efl canalis felopeti, in quo plumbum liquefaBum efl, (f ubi in pium» 
bo calefacienda funt fila chalybea . 

i' V -- Fig. 
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Fig. 12. 13.) Sunt capfida huic ufui infercientes y fcilicet ut in illis plumbum 
in fufione teneri poffit. 

Fig. 14.) Efi annulus vel cylindrus, circum quem fila chalybea volvenda 
fiunt , ad probandum corpus illorum flexile. 

Fig. 15.) Annulus parilis, fed minoris diametri. 

Fig. 16.) Eft lamina chalybis deterioris Cei ferri duri, cujus una extremitas 
exftinBa efi in (f). Divifa e fi per lineas parallelas (1,2,3) P er idam forceps 
probari potefi ; optimus eft, qui propius ad (f) fcmdi t, cujus nec acies cedit aut difi 
rumpitur. 

Fig. 17.) Fruftum ferri, fuper quod duo funt fcalpella , ( 1 ) perpendicula . 
riterpofitum, (m) oblique; (n) fcififura oblique facla, quoque concinnior & ob¬ 
liquior fciffura, eo melior efi chalybs. 

Tabula XXXV. 

1.) Eft machina ad probandam flexibilitatem corporis chalybei, manu etiam 
teneri potefi, fi velis. 

Fig. 2.) Eft eadem machina fupra reprafentata. fpuadam partes feparatim 
funt expofit£; eadem Utera eandem partem indigitant : partes reprafentanturper 
literas (AA. BB. C. DD. E. FG. HI. KL. M.) 

No. Fig. 1. ) Eft filum ferri quod frangi debet. 

Fig. 3.) Sunt duo prifinata , unum fupra alterum repofitum, utrumque per 
eundem iBum ponderis fupra illabentis Cei imprejfi incifum. 

Fig. 4.) (gbi) Eft filum chalybis ftxatum ad (yg) ; ad (h) eft lamella fuper 
quam carbones mitti pojfunt, (f in illo loco calefieri, pariter ibi exftingui. (kl) lo¬ 
cus, ad quem pars ejus inferior eft fixata. Brachium (ik) eft allero perreciius, 
adque necesfitatem adhuc prolongari potefi. Brachium (il) a corpore Juperiori ( 1 ) 
continetur. Brachium (ki) oneratur,fcilicet ut filum chalybeum frangatur. 

Fig. 5.) Reprafentatgranum chalybis admodum ampliatum, magnitudo na¬ 
turalis in (G) (iftitur. ( MM M) funt mole cula Cei mica , ex quibus grana funt 
compofjta. ( VV) funt C acuit at es inter illas reliBa. 

Fig. 6.) Eft pars hujus grani, dfi una micafeparatim reprafent at a : (pp) 
funt partes, quibus conflat hac molecula. 

Fig. 7.) Sunt duo ordines (RR) globorum aqualium, quorum otnnes mutuo 
fe non contingunt. 

Fig. 8-) Sunt bina feries globulorum, qui omnes mutuo fe contingunt. 
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PARAGRAPHUS VI. 

VenaJive miner aferri, & plura ejus genera. 

In Svecia. 



Enae ferreae per Sveciae regnum non multa diverdta- 
te ludunt, fed dmpliciore amifhi & lui coloris ple¬ 
rumque incedunt, nam propemodum omnia ejus ge¬ 
nera funt coloris ferrei, qui tamen interdum in qui¬ 
busdam fubcoerulefcit, pariter etiam viridefcit. Dif¬ 
ferentia, quae inter venas hujus generis intercedit, 
confidit in eo : i. quod una ferruginea magis quam 
altera facie fubnigrefcat, vel coerulefcat, quod a lapi¬ 
de ei commixto live a matrice utplurimum oriri videtur: ii enim lapis 
nigrior corneus aut alius iniit, inde nigrefcit magis ; li calcarius aut fili- 
ceus vel fpathi aut quartziifpecies, ccerulefcit: datur etiam quaepaullulum 
viridefcat, quod etiam ex lapide ei inhaerefcente viridi oritur: interdum 
amianthina quaedam cruda aut lamella ei affixa apparet; plerumque tunc 
adhaerens vena in figuras rhomboidales frangitur, & ed generis nobilioris, 
pariter ditioris, condatque planis sequaliffimis, laevigatis,& quad politis, 
tanquam unguento oblitis. Secundum adhaerentem petram vel dccior 
aut difficilior liquatu ed vel duidior, vel temperanda ed cum mixtura alius 
generis, ut in ferrum liquidum feparata abeat, vel cum majore aut minore 
copia calcis. 2. Multa etiam in eo differentia conddit, quod unum ge¬ 
nus pauperius, alterum ditius fit: dantur enim venae, quae 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80 ufque fere ad 90 propemodum libras ferri in centumpon¬ 
dio continent. 3. Unum etiam genus multo fulphure ut & aere fcatet, 
adeo ut particulae fulphureae hinc & inde eluceant, vel in textura interiore 
inclufe teneantur, exinde obtentum ferrum calidum facile frangitur: al¬ 
terum genus omnis fere fulphuris & aeris expers ed, quod etiam plerum¬ 
que dives, fed ferrum inde excofium frigidum facile rumpitur. Verbo 
Mars hic aquilonaris femper torva & fua facie incedit, nec ut aliis in regio¬ 
nibus diverficolori, jucunda & per germinationes laeta. Ufque tamen 
ubique fere praefens ed, & faepe integros traclus & montes folus occupat, 
ut Odrogothiae montem Taberg; DalekarlU in parochia Norberg , praecipue 
in Grengierde , ubi integer mons ad plurium mille paduum didantiam, tam 
in latum quam longum, & in quamcunque profunditatem ire lubeat,Mar¬ 
tis vena ditiffima, 60 ad 80 libras in centumpondio continente pleniffimus 
ed, & tumens; adeo ut totus mons nihil nili ferreus dt,nec alius labor il¬ 
lam eruendi datur, quam ope pulveris pyrii e monte fragmenta divellere, 
perque praeceps quanta velis copia, devolvere : ubi tanquam armamenta¬ 
rium Martis effe queat, & unde per fecula toti orbi arma, d vena non fra¬ 
gilis indolis foret, parare poffet. Adeo ut fornacum cultoribus didriclus 
& campos montis admetiri in condlio fuerit, non fecus ac fundi poffeffor 

agros 
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agros & areas cultoribus & agricolis. Secundum tentamina faffa eft: iimilis 
indolis vena in imis, quae in fummis montium regionibus. 

Caeteroquin mixta adinvenitur vena ferri cum alius metalli venis ut: 
1. Praecipue cum vena cupri, ut Fhalunae, Schilo , & ubique fere in mineris 
cupreis; interdum ad dimidiam partem, ut ad Schilo vel Riddarbyttm Sve- 
ciae & alibi: ibi etiam adinventum fuit cuprum nativum cum admixta 
vena divite ferri; aque una cupri nativi parte purum cuprum apparuit, ab 
altera vena ferri ditiftima, in medio vel in confiniis crocus Martis fubfk- 
vus, live ferrum ab acido fulphuris quali exefum, quod tandem in cuprum 
verfum eft; adeo ut natales cupri nativi in frudis his liquide 8 c jucunde 
confpicere licuerit, fcilicet, quod ferrea pars in crocum quendam primo 
verteretur, antequam loco ejus cuprum fuccederet. 2. In pyrite utpluri- 
mum ferrum invenitur, & quidem a 5 libris ad 40 in centumpondio, quod 
in vena fulphurea & molliore Fhalunae videre licet. 3. In vena argenti 
multa pars ferri etiam recondita jacet, ut Sala: <k alibi Sveciae; dantur etiam 
venae argenti in aliquibus fodinis, quae 20 ad 30 libras ferri in centumpon¬ 
dio poffident & 5 femuncias argenti, pariter ubi ferri vena eft, cujus cen¬ 
tumpondium 70 ad 80 librarum ferri dives lit, & 1 ad 2 femunciarum ar¬ 
genti. 4. Magnefia etiam Sveciae adinventa eft, cujus centumpondium 
12 libras ferri continuit. 

Dantur etiam venae ferri in paludibus, de quibus fupra in §. III claftis 
primae afliim eft; merito appellari poteft vena, quia venarum & arteria¬ 
rum inftar paludes percurrit; & hoc praecipue in locis verius feptentrio- 
nem nivalibus & frigidiftimis; folum ejus natale eft maxime in Jemptia 8 c 
Dalekarlia, & in Bothnia occidentali; alibi quidem veftigia ejus etiamcon- 
fpicua funt: vocatur etiam vena paluftris, Iimilis terrae cuidam rubrae aut 
ochrae, quae in maftas conflata fub humo paludis fuperficiali latet. Mine- 
ra haec lutofa ad primum confpeftum coloris obfeure rufefcentis, aut ca- 
ftanei feu badii eft; verum humore expulfo & fub dio ficcata rubefcit, fed 
tamen albentius, eique ineft gravitas fpecifica major, quam alius generis 
terris & lutis. Aliquibus in locis, ut in parochia Jarboauhs in ITermelan- 
dia eruitur dicli generis minera in paludibus & locis udis, fed etiam in pra¬ 
tis & viretis admodum ftccis, in iplis fylvis, praecipue in planis declivibus 
feu obliquis collium; inque vallibus jam exficcatis; fortaftis ubi antiquitus 
aqua ftagnans paludem formaverat, fed tempore arefcens ficcum folum re¬ 
liquerat , unde adhuc in paludis vetufrae acclivo margine & finuofo limite 
confpicuus eft fundus hujus ochrae ferax; eft etiam fimiliter coloris rufi, 
fed vergit tamen ad album-; fed tamen adhuc in locis illis non pinguis her¬ 
ba venit. Paludes hujus generis praeftant, quae devexae & declivae folem 
meridianum profpiciunt, humus ibi melioris fanguinis venam (ive ochram 
recondit ; fed li folum declive boream fpedlat, datur vena vilioris pretii 
& fulphuris egena vel expers, quae ferrum fragile f uppeditat. Datur nigra 
feu furva carbonis inftar, fed peftxmi generis; datur, quae virefcit, inftar 
coloris fubbuxei live prailini fpadicei, cui aliquid acutum & fali non abli- 
mile inefte videtur, quod genus altius fe recondit; vocatur etiam terra fer¬ 
ri viridis, eftque mediae fortis & ferri magis ferax: datur, quae obfeure 
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' rabet, ad tactum eft tanquam fal crafte granulatum, fed dente tenax tan- 
quam refinofum, conflaturque per fe in ff uftula, eft dives ut ex ioo refti- 
tuat faepe 49 ferri. In Angermannia datur hujus generis triplex vena, una 
coloris badii vel fere bruni, ex quo ferrum fragile quum ignitum eft, co¬ 
quitur; altera eft coloris a rubro brunei ditiftima & ferri feraeiftima, tertia 
coloris fulci & fubnigri, cujus ferrum fit fragile dum friget. Ex ipfa for¬ 
ma & planitie paludum gnari exploratores fciunt, an fubtercrefcat ferrum; 
pariter ex fruticibus & gramineo genere, quod infuper vegetat; quam ma¬ 
xime arborum radices fe circumdat: nec magneti obfequitur , nili prius 
ignem combuftorium pertranfierit. Cumque vena haec paluftris quali ge¬ 
nerationem ferri in finu & matrice telluris repraefentet; hinc etiam fufius 
ejus tara notas & characteres, quam indolem in ftratis fuis defcribere vo¬ 
lui fupra in §. III vel.pag. 105, 106,107, 108, in clafte hujus operis prima, 
quae videas. 

Praeterea dantur ejusdem fere generis venae in lactibus per totam fe¬ 
re Smalandiam & Oftrogothiam Sveciae, quae exinde exantlantur; in An¬ 
germannia etiam ; eftque formae rudis & inaequalis five inftar fpongiarum, 
coloris bruni; feparatim in fuis locis invenitur; jam in fruftis parvis ad la¬ 
te palmae magnitudinem; jam figurae planae five rotundae ; in fraclura re¬ 
fert plerumque colorem & fpeciem fefii corii: non duritie multa pollet, 
fed inter digitos quali friabilis eft; derivatur utplurimum ex palude vici¬ 
na, unde fe fub fpecie fucci lubtilioris in aquam exonerat; a ripa plerum¬ 
que ad 18 ulnas cubile fuum eligit, nec aliunde per aquas inque fundum 
alium divagatur: affigitur utplurimum laxis & lapillis fundi: repeririideo 
licet fruftula ejus cuminciufo lapide, & cujus lateri adhaeret lapis; pariter ex¬ 
antlatur inter cannas & arundines lacus, & videtur radices illarum libenter 
quafi amplexari velle. Vena haec lacuftris alioquin diverfiformis eft, ut 
globofa, figurae ovalis , vel inaequaliter granulata ; particulae rotundiores 
grana hordei, tritici aut fabas figura & magnitudine imitantur: in medio 
& in fractura funt coloris flavi & rubiginofi, fed pondere leves; vel etiam 
circumdantur crufta feu cortice leviori, non aliter ac glans five nux avella¬ 
na, in qua putris nucleus inclufus eft : in perplurimis particulis evolutis 8c 
fractis confpicitur appofitio quaedam partium & convolutio crebra crufta- 
lis. Admodum levis eft, nec pondere nec colore indicat ferrum in finu, 
fed plura de hac videas §. IV claffis primae. 

Innumeris in locis fub varia fpecie & colore fe ptefentat ochra; prae¬ 
cipue circa fontes vitriolatos & medicatos, quorum ingens numerus da¬ 
tur; vel eft flavefcens & lutea, vel magis rubelcens, quaeque calcinata pri¬ 
mum fequitur magnetem. Mars per omnes Sveciae provincias Iparfus eft, 
adeo ut fere nullum minerale aut metallum alius generis fe incomitatum 
linquat ; ex quo fortaffis concludi poteft, ferrum -in locis feptentrionalibus 
& nivalibus aque firio & fole auftrino remotioribus majore copia & melio¬ 
re indole concipi , excludi & ad maturitatem luam perduci. 

Praeterea datur in quibusdam lacubus minera ferri vere arenaria, co¬ 
loris lui pulla & nigra, & multi ponderis & ferri. 

Praeter 
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Praeter dictas ferri venas in Svecia funt quaedam alte, quarum recen- 
fionem fuperfedeo, quoniam in nulla quantitate funt, fed fparfim hinc & 
inde collectus lapillus circumfertur: horam ut & aliorum mineralium Sve- 
ciae infigne & perpulchrum penum, celeberrimus archiater beatae memo¬ 
riae Dominus Magnus Bromellius poftedit, quod etiam publico iiitere pol¬ 
licitus eft. 

Magnetes etiam in Lapponia, in Dalekarlia, inque diverfis fodinis, & 
quidem infignium virium, fubinde franguntur; unum etiam vidi, qui con¬ 
flaret | partibus lapidis quartzii flavefcentis coloris , infperfis glandulis 
ferreis. Infuper datur rubrica , datur haematites & fchiftus nigra botryon 
des, fed non in copia. Dantur granatae ferri feraces. Sed flores &chryflal- 
los ferri vegetantes nondum in Svecia mihi videre contigerat; quia nullibi 
apparent cryptae & fpatiola inania, per quae fuccus Martialis germina & ra¬ 
mos fuos expandere & explicare queat. 

In Silefia ut & circum Danubium. 

T\Qminus Volckman in Silefia fua fubterranea recenfionem facit vena- 

rum ferri in Silefia repertarum, ut in Schreisbers&n , quod fint grana ru- 
befcentia, quae non modo ferrea fint, fed etiam aurea: quod ad Lehn fodia¬ 
tur lapis bruneus aut magnefia, quae ferrum contineat. In Modlau minera 
ferri rubefeens & flavefeens. Ad Buntzlau minera ferri grifei coloris. Ad 
Grunthal rubefeens in fontibus, ut & extra fontes. Ad Goldberg minera 
Martis arenola obfcure rubefeens. Addunt alii, in Silefia etiam legi mi- 
neram Martis globularem, pariter etiam haematiten. 

In Tomo Ultio Danubii Pannonico-Myfici Dominus Aloyfius Ferd. 
Com. Marfil. de venis ex fodinis Koniftbergenfibus & aliis agit, & ipfas fi¬ 
guris affabre in aere lculptis illuflrat; dicit fe ferri prolem aut mineram 
pofiidere auri granis locupletatam, exque auro, quod arte feparari poffit 
argentum. Exhibet fpeciem, in fodinis prope flumen Gran fupra NeudaL , 
ac praecipue linea illa magna five Grosgang dicta, erutam ; mirabili fpecie 
ad formam globi, etiam cylindri; quae formae pluribus acuminibus afper- 
fae fint, omnino uti chryftallus, ac multoties ifli globuli in fe continent 
marchefitam. Cylindrica vero illa conformatio foramine per medium 
tranfeunte, eft excavata, ac totum cylindrum pervadit. 2. Exhibet etiam 
ferri maffivi fruftum, quod per omnia ligni quercini fpeciem, lineis ac fibris 
fuis aemuletur, optimae qualitatis, coloris atro-flavi. 3. Aliud ponderofifii- 
mum coloris flavi, 4. aliud coloris dilute flavi, 5 aliud coloris atro - furvi 
maculis albis notatum, 6. lapidem fanguineum, qui ex parte qua incubet, 
rubefeat, quemadmodum fanguis, quodque hanc ipfi timfluram det to¬ 
phus vicinus ruber cum fplendente ferro mixtus, quique quoad exteriora 
videtur effe lapis ruber, at enim eft illo multo durior, 7. flores ferri cinna¬ 
bari infedti; fruftum illud crefcit in cavitatibus lapidis, cavitas autem 
continetur illo tra£hi nigro maculofo, qui tractus eft ferrum ipfum,fed 
naturae fragilis, ut vitrum,*& cinnabari admixtum, 8- radicem cinnabaris 
ferri fruftum ; fi quidem pura cinnabaris parvula in cavitate poteft con- 
fpici, fruftumque lapidis referentisgypfum, 9. fruftum minera ferri plum¬ 
bo tur- 
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bo turgens: de floribus refert, quod potiflimum reperiantur, ubi fodina¬ 
rum cava patent; io. ferri lapidis fruftum grandius, quod fraftum, per me¬ 
dium minii feu nativae cinnabaris puncta feu granula hic illic difteminata 
exhibet: cujus color non tam vividus fit, ut in reliquis fui generis fpecie- 
bus ,11. ferri minerse fruftum, in quo conjunftim cinnabaris ac plum¬ 
bum, illa quidem vividiflimi coloris; 12. ferri lapidem coloris fulphurei, 
oblongum, in formam S.S.S. quem zona ambit vividiffimae cinnabaris, ex 
fodina penes Solts; 13. ferri lapidis fragmentum ex fodina penes Solts ; eft 
lapis faponarius, qui tabulatim, fuperne ac inferne, zonam ambit interio¬ 
rem, quae & cinnabaris nativse & ferri lapidis fruftula, hic & illic partici¬ 
pat; Mercurio maxime refertus. Figuris etiam Marcafitas exhibet, utmar- 
chefitam, quas intra quartftum feu filicem crevit. Marchelitam cortica¬ 
tam, quoniam ceu cortex tartari fuper filicem creverit, diciturque efle fe- 
dimentum aquarum, in profundis fodinarum Schemnizenfium, & natu¬ 
ram plumbi quodammodo participare. Marchelitam ex granis Angulari¬ 
bus, & ad naturam fui mineralis primo gradu tendentem, cum ferro fuper- 
inducto. Marchelitam pariter ex granis magis quidem unitis, & ad na¬ 
turam fui metalli propius tendentem, cum ferri armatura fuperindueta. 
Sed de marcalitis videas cuprum. 


Anglice. 


TT\Ominus Lifter in traflatu de fontibus medicatis Angliae mentionem 
^ minerarum ferri facit & recenfet fequentes: 1. magnetem, 2. venam 
rubram fcintillantem tanquam arenariam, 3. aliam venam ferri rubram, 
interdum molliorem inftar argillae, 4. haematiten, de quo infra,5. venam 
ferri in arena foluta ac lapide arenaceo, 6. in vicinia 8 c inter ipfos carbo¬ 
nes fofliles ex meris rupium liratis folidis & dilatatis, 7. in marga, 8. ochram 
rufefcentem ex pyrite fere natam, 9. pyriten. Addunt alii in Anglia dari 
mineram Martis iolarem. In Scotia mineram Martis nigram; etiam chaly¬ 
bis inftar nitentem. Mineram Martis rubram cum alba armatura. Ru¬ 
bricam fabrilem &c. 


Stirice. 


IN Stiria chalybem nativufn inftar chalybis nativi nitentem reperirinar- 
A rant, qui magnetem non attrahat, antequam miflus fit in ignem, fed 
rarum efle: & praeter minerasMartis diverfi generis, etiam mineram ferri, 
in qua appareant particulae auri. Pariter grana ferri nativi in aquis fluvia¬ 
tilibus. Flores Martis nativi albifliinos, de quibus infra. Etiam qui ap¬ 
pareant tanquam cornua cervi vel inftar coralliorum, ex quibus frufta 20 
vel 30 ife. ponderis interdum reperiri. 


In Franconia. 


Erhibent in Franconia dari chalybem & ferrum nativum. Mineram 
Martis globularem cineream, nigram botryoides, Scbwartzkopff'. Mi¬ 



neram 
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neram Martis albam & flavam. Mineram Martis nigram inflar canalium 
longam, flavam levem inflar terrae cujusdam. Mineram nitentem flavam 
cum figuris. Mineram ferri rubram & duram cum minera cupri. Mine¬ 
ram ferri, quae colores iridis & pavonis repraefentet, flve mineram cum 
coloribus lazuri. Nitidiflimam Levigatam ferri rubri coloris. Mineram 
ferri coloris violacei. Mineram nitentem cum nitidis ferri, Eifenglimmer, 
Eifenmann appellatam. Mineram ferri nitentem coloris brunei cum mi¬ 
nera cupri & venis fpathi, quae tamen hodie non magis frangatur. 

t 

In llmenau ad Sulam. 

PyAtur minera Martis rubra, ut & coloris ferrei. Minera ferri cum ru~ 
bris micis nitidis, quae permicrofcopiuminflarrubinorum fplendent. 
Lapis Martialis pififormis & verticofus, qui inflar craniorum apparet, & 
in quo parvi dendrites confpiciuntur, eftque ferri minera optima. 

In comitatu Hohen/iein. 

R Eferente Domino Bruchmanno, in Hercynia ad Zuerge erit fchiflus 
flve Glaskopjf ,> pariter ad Fifcbbacb , Bennikenftein 8 c Hartzmg fchiflus 
major, ad Krippenberg apparebit inflar ferri nativi. In montibus Ilefeldien- 
fdus fchiflus craflior globofus, etiam pififormis & hordei inflar, etiam 
ad inflar cerebri, partim ruber, partim fciflilis. Ad Lindcnberg , Branden* 
bergj Braufendivajjer , Holunder , fchiflus minutim globofus; centumpon¬ 
dium continebit 60 Ife; ex llefddienfi 92. In ferrifodinis eruetur interdum 
jafpis, & minera rara quae vocatur Eifenmann , quae ab alchymiflis multum 
quaeritur. 

In Archiepifcogat u Trevirenji. 

TN archiepifcopatu Trevirenfi reperiri dicitur faxum albicans relucens, 
fufione ferrum exhibens. Etiam Stahl-Ertz, flve minera chalybea, cujus* 
centumpondium contineat goffi. Ad Muffen funt fodinae, ubi minera repe- 
ritur, quae 1 ft. argenti, 42 plumbi, & 12 chalybis & 34 cupri in centum¬ 
pondio contineat. 

Varia genera miner ce ferri. 

pRaeter magnetem, haematiten & fchiftum aliaque genera ferri diriora 
■*- dantur etiam variis in locis alia, quae a mineris ferri vulgaribus valde 
differre videntur, fcilicet quae coloris fint grifei, ut & quae coloris fint fub- 
albidi cum aliqua tinflura flavi, adeo ut fere fpathum referant, fed quae 
pondere ferrum vel metallicum quid prodant, quaeque in centumpondio 
contineant 24 ad 32 ife. ferri. 

In bolis, marga, ochra & plurimum in argilla & fpeciebus terrae adin- 
venitur ferrum: dendritae etiam & alii lapides figurati ferrum etiam in fe 
continere folent. Genus etiam minerae multis in locis fe offert, quod pro¬ 
xime ad ferrum nativum accedit, politum, vel angulare < 3 c teffellatum vel 
ClaJJis II. deferre, Dd dd dn. 
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globofum; quod teffellatum elt & figurae planae politum, in Svecia pluri¬ 
mum adinvenitur, ut in fodinis ad Grengierde, Danmorienfibus Sc aliis, cujus 
centumpondium 70 ad 85 ife. ferri poffidet; in Helvetia dari mineramferri 
fabarum inftar dicitur. In Marchionatu Byruthmo mineram Martis jecoris 
colore, in qua bradese purilfimi auri fint. Ad Wonfedel ferrum nativum, 
& mineram ferri nigram quali nativam & inftar auri fplendefcentem. 

Dominus Konig in regno fuo minerali plurium fpecierum venae fer¬ 
reae mentionem facit, dicitque: 1. in comitatu Sarunetanoin monte Guntzen 
dicto, ubi ferrifodinae fint antiquiffimae, reperiri cornu Hammonis ferreum; 
hocque non conflare ex ferro fufo, fed fub infolita minerae ferreae figura in 
matrice fua delitefcere; matricem hanc apertam & feparatam partim ele- 
gantiffimum & rariffimum cornu Hammonis in confpcdum dare, fex 
fuis circumvolutionibus, quibus fit dotatum, quam maxime blandiri ocu¬ 
lis : partim vero edypon live potius matricem interiorem ejusdem cornu 
Hammonis in confpedum cadere, quae cornu illud in cavitate fua per li¬ 
neamenta diftinde confpiciendum praebeat. 2. Lapidem Syriacum iwt Ju¬ 
daicum ferreum : Lapidum Judaicorum feu Syriacorum vulgo didorum 
magnam effe differentiam; aliquot ejus fpecies Helvetiam fuppeditare; 
ferreum autem figura fua prope accedere ad frudum pruni fylveftris, qui 
teres & ftriis deftitutus fit: hunc in monte Legerio ditionis Tigurina reperiri. 
3. Cubos feu tejferas parcas ferreas, feu ferri mineras fub cuborum parvorum 
feu telferarum exiguarum figura; iisdem montem Legefium effe fertilem. 4. 
Legumina ferrea ,_ fabas, lupinos & pifa ferrea. Aliam ferri mineram ad pagum 
Bollenivaar , infra Brugas , oppidum Argovia ad Arolami itum, ditionis Ber- 
nenfs , exftare ibi montem ex ochra pallida conflantem ; mineram ferri 
pii lformem fi ve globulos minerae ferri copiofe in fefe continere, ita ut mons 
piforum vere appellari poflit: terram hanc fubluteam, friabilem, matri¬ 
cem effe horum piforum, diverfae autem eam effe figurae; aliam enim fi¬ 
guram fabarum, aliam lupinorum ac cicerum, aliam piforum majorum ac 
minorum figuram exhibere colore ferrugineo. 5. Tefiaceam mineram fer¬ 
ream, , cochleam fffilem ferream inftar planae marinae vel in fe retortae ac re¬ 
volutae inftar buccinae ob raram fuam fpeciem & lingulare naturae opifi¬ 
cium etiam admiratione dignam. Tales cochleas ferreas concinne & affa¬ 
bre elaboratas jam commemoratum montem Legerium quoque proferre, 
6 . Strombum ferreum , ex cochleis ftrombos ferreos parvos, elegantibus ra¬ 
diis infignitos; eundem montem fuppeditare hoc cochlearum genus, non 
latitate minus quam venuftate quoque elfe commendabile. 7. Frudius exo¬ 
ticos , cubebas ferreas , magnitudine, colore, figura atque petiolis cubebas, 
exoticum frudum repraefentare, quas montem Legerium etiam fuppeditare, 
g. Piper rotundum ferreum , pari modo piper rotundum nigrum ferreum 
crifpatum , & figura ac magnitudine fua elfe commendabile. 9. Anacar - 
dium ferreum , mineram hanc ferream frudum illum arboris exoticae, ana- 
cardium didum , exquilitiftime exhibere, quae quoque Legem fit foetus, 
io. ConfeEliones coriandri magni ferreas: globulos hos ferreos perelegan¬ 
tes confedioni coriandri magni crifpati aemulos fplendorefuo corufcos at¬ 
que nitidos elfe, quos natura ex ejusdem montis facrario proferat, & lingulare 

ejus 
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ejus opificium exifiant. 11. Confettiones cinnamomi ferreas ; confechonem 
hanc cinnamomi ferream fub Martis nigricantis minera apparere, quae ob 
fingularem quoque figuram hic mereatur commendari, quam inter bella¬ 
ria fua Legerius mons itidem offerret. 

Flos ferri. 


TJTos ferri eft lapis coloris nivei & nonnunquam argentei, praecipue pro- 
^ pullulans ex vena ferri, fpeciem chryftallilationis referens, fecundum 
Figuram appofitam Tab. XXXVI: praefertim in ferri lapidibus in altum 
crefcit; & vel teneros ramufculos, coralliorum fruticem, decerptas chry- 
ffallos & alias figuras repraefentat: reperitur utplurimum in fuperiore 
Stiria in confinio Auftriae, & quidem in fodinis multa copia ; at vero ubi 
venae ferri paene omnes calcaria quadam materia contectae funt; unde 
flos didfius non durus, fed friabilis efi: & inftarlapidis calcarii: quod etiam 
inibi fit ferrum quid, patet ex eo, quod fubtrahatur a magnete, & quod 
virtute adfiringente polleat. Valentini exlBeslero & mifcell. acad. nat.cu- 
riof. Praeterire velim vegetationes aut chryftallifationes venae ferreae colo-? 
risbrunei, fubnigri, nec abfimiles faepe chryftallis reliquorum metallorum, 
pariter crufiaceas & incurve lamellatas, & laepe quali exefas, & plures alias. 

Ferrum nativum. 


IVfUlti praedicant, hinc & inde in fodinis reperiri ferrum nativum feu 
TV*- purum; ut in globulis, ut Saxoniae; aliqui vero ambigunt: in granu¬ 
lis tantum inveniri perhibent, ut Saltzburgi, ad Eifef in montibus Siiefa, 
& quidem granula, qux fiatim fub malleo pofiint excudi. Worinius etiam 
memorat reperiri in fodinis Norwegu , inque fodinis Stiria, fecundum Ru- 
landum etiam in fluviis, & fecundum neotericos multis in locis; fed an ita 
purum, ut ferrum in foco excoctum, multus dubito. Alias minera ferri 
teffellata tam dives in Svecia reperitur, ut ferro nativo, quamvis id non 
fit, tamen aflimilari poflit. 

Venae ferri commixtio cum aliis metallis. 

F Errum adhaerefeere folet nulli non minerae metallicae, adeo ut afliduus co¬ 
mes fit metallorum: ut 1. in minera vifftrioli & fulphurea multum hofpite- 
tur, ut etiam prius diftum efi, adeoht in centumpondio pyritis faepe 10 ad 
40 librae ferri contineantur; de qua re optime egit clariff DominusHen- 
ckel in fua Pyritologia & praefertim in capite ejus 6to, ubi variis argumentis 
concludit, etiam in ipfo fulphure crudo terram quandam ferream reperiri, 
quae non modo per magnetem fubtrahatur, fed etiam in metallum redigi 
poflit: fi enim fcoriae vel faeces poft purificationem fulphuris reiifbe in ca¬ 
tillo vel tigillo fundantur, videri terram cineritiam ferream, quae a magne¬ 
te auferatur, &quae in regulum ferreum poflit conflari, alias fi pyrites 
probetur, qualiscunque generis fit, multam partem ferri obtineri, quam- 
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vis fpeciem fulphuris ferri expertis praeferat; fed de his melius in tracta¬ 
tione de lulphure & vi£friolo, ubi natura pyritum plenius exponetur. 
2. In cupro quam plurimum relidet ferrum, adeo ut circa omnes fere ope¬ 
ras cupreas multa ars in eo confidat, ut a ferri portione liberetur, quod fit 
praecipue per calcinationem, alibi per ipfam fulionis methodum , etiam 
per purificationem. Multa pars ferri in ipfis fornacibus in fundo & ad 
angulos remanet. 3. In minera argenti multa pars ferri delitefcere folet, 
quod experiri licet circa argenti operas fuforias ; inque ipfa minera ferri 
etiam pars argenti relidere folet. Norwegiae, ubi argentum nativum effo¬ 
ditur, dicitur illud a ferrea quadam minera jugiter comitari. In fodina 
Uthoenli Sveciae reperiuntur hinc &indefruftula, pariter etiam ftrata venae 
argenteae. In fodina ferri Danmorienli pariter. Quodque dignius eft in 
fodina Noormarckienfi in Wermelandia liratum quoddam aliquot polli¬ 
ces craftum fodinam tranftifte deprehenfum eft, in quo argentum nativum 
multa fatis copia repertum fit, de qua re fupra copiolius aftum eft, frufta 
argenti nativi in collegio regio metallico Stockholmise adhuc confervan- 
tur. 4. Circa venas ftanni, ut & plumbi, antimonii, Mercurii, & nullas 
non aliorum metallorum fpecies, tanquam hofpitem vulgarem fe offert 
ferrum, cujus rei documenta infinita poffent afferri, fi operae pretium 
foret. Aurum etiam ferrum multum comitari dicitur &c. 

Ferrum in terra , limo & argilla. 

TN locis paluftribus invenitur faepenumero materia ferrea, adeo ut exi» 
flat ibi in limo, humo & argilla : quibusdam in locis eft ochra varii co¬ 
loris, quae ferrum continet: etiam ferrum in bolis animadvertere licet, ut 
de terra ligillata Laubacenfi annotatur : alias Hellmontius junior alferuit, 
fibi innotuiife modum, ex quovis limo & fulphure ferrum producen¬ 
di. Beccherus vero ferrum ex oleo lini &limo produxit: quod experi¬ 
mentum repetiit Godofredus, limum arefactum in pulverem comminuens 
& oleo lini permixtum in maffam redigens, globulos confeftos in cruci- 
bulo igne aperto urgens atque aduftos in mortario conterens, quo fafio 
nigras obfervavit particulas a magnete attraffas, quemadmodum legitur 
in commentariis acadetn. reg. fcientiarum pro anno 1704. Idem experi¬ 
mentum, fed cum limo Laubacenfi , quidam repetiiffe non abfque fucceffu 
perhibetur. In Siberia & regno Ruffico mineram ferri ex ipfa argilla, in 
qua delitet, erui. Alias nullum metallum tam facile reduci poteft in ter¬ 
ram quam ferrum; in crocum & ochram fola humiditate dilabitur; lentius 
hoc circa reliqua metalla fiiboritur. Vidi in praedio Norberkienfi Sveciae 
forficem quandam ferream in humo 40 vel 50 annis reconditam, quae pla¬ 
ne in pyriten quendam edet verfa, ipfa fra6fura retulit pyriten aquati¬ 
cum prout vocatur, qui etiam facile in terram & pulverem dilabi folet. 

Ferrum in animalibus & vegetabilibus. 

O Bfervatur multis in locis, quod terra arborum & graminis admodum 
ferax fit, ubi reconditum eft minerale ferri, ut circa fodinas, fupra 

cumulos 
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cumulos fcoriarum ferri & alibi, ubi materia quadam ferruginea &ochracea 
locus eft repletus, quod paffim videre eft Svecise ; exinde etiam deduci 
poteft, particulas ferreas in nutrimentum rerum vegetabilium cedere poffe. 
Confirmatur etiam hoc a more Japonenfium, qui fecundum relata cer¬ 
tum genus arborum limatura ferri & arena crefcere faciant. 

Dominus Lemmeri per experimenta offendere fatagit, plantis mate¬ 
riam quandam ferream ineffe, hinc quasdam incineres reduxit, quibus 
dein per magnetem ferrum ineffe compertus eft ; pariter etiam partes 
animalis caltoris: cineres enim diCti per fpeculum ultorium eadem phae- 
nomena offendebant, quae limatura ferri; ftriCturas enim emittebant, & 
in globulum confluebant; adeo utquafftio oborta fit, num cineres daripos- 
fint fine ferro, & num ferrum inibi ante ignitionem plantae vel dein ex- 
ffiterit. 

Clariff Wollfius mentionem facit ligni cujusdam non petrificati, fed 
quod propter copiam viCtrioli inibi delitentis dilaberetur. Mylius lignum 
offendit, quod in ferrum effet mutatum. Scippius narrat non procul a 
Vieremont in cavernis quibusdam adinventum fuiffe lignum petra & mine- 
ra ferri impraegnatum, quod 2 femunciarUm pulverifatarum & ope men- 
ftrui nigri in furno fufarum fedimentum daret, quod ope magnetis attra¬ 
heretur; unde lignum ferro conffitiffe innotuit. Dominus Liebeknecht 
mentionem & defcriptionem facit metamorphofeos cujusdam ligni in mi- 
neram ferri, de qua re traCtatum edidit: quod lignum fuerit, teffatur au¬ 
ctor oculatus teffis , corticem & fibras haud difficulter a fe invicem fepa- 
randas animadvertit; mafla integra fuit firmiffima & duriffima, ita ut cha¬ 
lybi allifa ignis fcintillulas emiferit; medulla ab altero fine multo labore 
feparari & comminui potuit: truncus fagi fuiffe videbatur, color ferreus 
erat & idem fplendor qui poliendo induci potuit; ftridor & refiffentia in 
mortario cum contunderetur. Gravitas lpecifica fuperavit gravitatem 
fpecificam minerae ferri: ut adhuc magis experiretur, num ferrum effet, 
portiones aequales maffae ac alterius cujusdam. minerae ferreae in mortario 
contudit, & aquae pulverem immifit, ut a particulis terreis utraque libera¬ 
retur; tunc particulae maffae hujus ligneae celerius fundum petebant, quam 
particulae merae ferreae, qui tamen defcenfus, ablutione laepius repetita, 
aequalis fere deprehenfus eft. Quum pulverem torrendo ulterius expur¬ 
garet; aquam cum oleo viCtrioli affudit, ebullitionem cum calore nota¬ 
bili halitumque inde adurgentem edidit; minera vero ferri calorem multo' \\ 
minorem produxit; partes etiam non modo ebulliebant per oleum vi- 
Ctrioli, fed etiam a magnete fubtrahebantur. Maffam etiam in pulverem 
majufcuium redactam & poffmodo torrefactam fali tartari fixo cornmi- 
fcuit, ignique contumaci aperto & ventofo impofuit, quo poftmodum li¬ 
quefacta conofuforio infula fuit; inter transfundendum, conum calefa¬ 
ctum feboque illitum malleo concuffit; quo faCto regulus Martis in fun¬ 
do inventus, mediante malleo a fcoriis feparatus erat. 

Offa humana ferrea faCta Londini etiam confpici poffunt. 
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Miner ce fer re ce renafcentia. 

A Gricola genuinam tradit narrationem de quodam patriae foae Germa- 
niae loco: in Lygiis inquiens ad Sagam oppidum in pratis eruitur 
ferrum, fodis ad altitudinem bipedaneam adfis, id decennio renatum denuo 
foditur, non aliter ac Ilvae ferrum. Dominus Gerhardus dicit fibi rela¬ 
tum elle a fodore metallico, II fides narratis habenda fit, ad ferrarias, qua: 
non longe Amberga didant, terram inanem cum ferri minera erutam, 
quam vocant Gnrnmer , mixtam cum recrementis ferri, quae appellantur 
Sinder, congedam in cumulos, indar magni cujusdam valli, foiibus pluviis¬ 
que exponi, & decimo quinto anno denuo excoqui eliquarique ferrum tan¬ 
tae tenacitatis, ut Iolae laminae inde producantur. Interim de ferri rena¬ 
fcentia in maris Tyrrheni infula non procul a litore Tofcanise, non modo 
prifci auctores Plinius & Strabo notas luas nobis tradiderunt, fed & metal- 
lographi moderni fide digni, puta Fallopius & Csefalpinus rem eandem 
diferte attedantur: haec Dominus Boyle. 

Silebat ad Mallmitz obfervari dicitur minera ferri ddulofa, ut prius 
in Laufnitz pod i o annorum elapfum renata. Idem refert Dominus Stanis- 
laus Rein. Acktellmejer in infula Elba civc&Florentiam. Minera praedicta 
ddulofa ed coloris dave brunei, admodum dura, digitum craffa & longa, 
fecundum delineationem Aldrovandi in mufeo metallico , quam vocat 
Stelechitim ddulofam ; haec frangitur cum alio lapide ferreo & commi- 
fcetur, inque bonum ferrum una funditur. Georgius Fabricius & multi 
alii affirmant, in Silelia ferrum edoffium nova incrementa recipere, & ter¬ 
ram arborum que truncos in illis incrementis materiam ferri acquirere, 
primum liquori cuidam denfo fimilem, podea magis magifque indure- 
fcentem. De qua re Dominus Henckelius, fcilicet quod in Sileda, qua Sa- 
ganum ed, e pratis eruatur ferrum decennio renatum, & denuo fodi non 
aliter ac Ilvae-ferrum, dve plumbum in monte Fefulano & aes prope Apol¬ 
loniam in Dalmatia. Quod mineram ferream Siledenfem prius memora¬ 
tam concernit, narratur in Breslamf Natur-und Mediem-Gcfchicbten illam ede 
eoioris dave brunei, friabilem, ponderolam ede optimam, praecipue co¬ 
loris albe coerulefcentis, quae indar fmalti appareat. Ede etiam alia fruda 
interfperfa pyritis indar dura, nec multi emolumenti, nid quod duorem in 
furno fuppeditent. 

Alias Sveciae admodum vulgare ed, praecipue Smalandiae & Odrp- 
gothiae, induviis aut lacubus mineram ferream intra 15 ad 20 annorum 
fpatium renafei, & quidem in eodem lacus loco, unde mineram folent ex¬ 
plicari tanquam fedimentum & fubolem quandam aquarum, deduere 
enim illuc .videtur ex proxima palude ; pariter etiam in locis palu- 
dinods, de quibus prius copiofe clade prima §. §. JII 
& IV atfuni ed. 
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PARAGRAPHUS VII. 

De lapide hamatite & fchi/lo. 

Uoniam inter mineras ferri haematites etiam numera¬ 
tur inque eandem clafiem venit , hinc de illo feorfim 
hic agere conftitui. Et quia Dominus Joh. Laurentius 
Baulchius inSchediafm. de lumatite Scxtkt plurima ex 
Agricola, Encelio, Boodt, Plinio aliisque colle&aha¬ 
bet , hinc collectanea ejus primum adducere volo: 
verba enim ejus funt. 

Haematites a coloris limilitudine id nomen fortitus eft, putatur etiam, 
quod tritus cum aqua, ut cotibus aquariis, fuccum fanguineum reddat; di¬ 
citur etiam quod ianguinem fidat. 

Differt haematites loco natali, eft enim Moravicus, Bohemicus, Polo- 
nicus, Italicus, /fithiopicus, Africanus, Arabicus: in quibus locis invenitur, 
& quidem in propriis Denis, ut Germaniae fyiva Hercynia, vel Northufiae, 
Hartzgerodae, Mifniae, Annabergae, Geuro, Zeblicio, Saxoni* Hildes- 
hemio, Gofslaria. Italis in agro Brixienfi, qui tamen bonitate peregrinis 
cedit. Vel invenitur inter rubricas , quas haematitum parentem efle dicit AgrL 
cola, ut in rubrica finoptica, in rubricaMilnica, in rubrica Norico-Sultzba- 
chiana. Vel inDenitur in ferrifodinis , ut Bohemicis ad Leftam pagum, non 
procul a Schlackewerda, Noricis cisdanubianis. 

In ferrum excoqui poteft hic lapis, ut fere nihil aliud fit quam ferri 
materia. Invenitur etiam in illis locis, ubi invenitur magnes , cujus fpecies 
haematites effie dicitur: & quoniam magna eft cognatio ferri & magnetis, 
animadvertitur interdum, fed obfcure ferrum trahere; in ferro attrahendo 
non eadem quae magneti, haematitae natura eft; haematites fEthiopicus ma¬ 
gnetem alium a fe trahit; Invenitur etiam haematites m fodinis lapillorum ,e 
quibus ftannum feu plumbum album excoquitur. Vel etiam in fodinis argen¬ 
ti Dallis Joachimica ; in tractu Hildefiaco natura ex obftracite facit haematiten. 

2. Differt haematites figura; habet enim ftrias inftar antimonii; glo¬ 
bo fus fere femper eft, & hinc interdum cavernulis plenus, ut Hildeshe- 
mius: interdum uvarum modo concrefcit, ut Hercynius, vocatur talis 
haematites botryites; metallici foftores & hunc vocant Glaskopff. Inter-\ 
dum cerebri detecli formam praebet ut Hercynius & Cherufcus Northufiae 
& Hartzgerodae, qui repetitur in lapide duro fubdnereo cum corioferri co¬ 
loris obducto & foraminibus in fuperficie pleno. Videatur Tab. XXXVII. 
Niger, turritus, ftalactiticus & erinacei modo aculeatus effoditur circa vallem 
Domini Joachimi, niger, turbinatus quafi Geurenfis, Annebergenfis, Sai- 
feldenfis; figuram videas hic adjunctam. 

3. Differt haematites colore & quidem vel lapidis vel fucci, quem red¬ 
dit lapis, ratione lapidis: habet enim colorem vel fanguinvs vel ferri, & tum 
interdum aliquae partes extimae imitantur colorem, qualem gignit Mifena. 

Vel 
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Vel niger eft ut Gofslarianus, Annebergicus, Salfeldenfis, Ambergenfis. 
Vel purpureus ut Haffus. Vel flavus antipathes gemma, quae nigra nontrans- 
lucet, non videtur aliud effe, quam haematites niger i quidam putant effe 
corallium nigrum. 

Ratione fucci: alii facile reddunt fuccum ut plerique; alii difficulter. 
Ut Arabicus & Mifenus, nimis duri. Quanquam vero fere reddat fangui- 
neum, tamen Arabicus dat croco fimilem. Gofslariani pars, quae uvarum, 
modo concrevit, nigrum reddit fuccum, altera in croceo nigrum. Niger 
Gofslarienfis reddit fuccum croceum ; eftque procul dubio Medus niger 
Alberti. 

Huc refertur etiam Tricbrus ex Africa, qui niger eft, fed 3 fuccosred¬ 
dit, a radice nigrum, medio fanguineum , fummo candidum fecundum 
Plinium. Germanicum Trichrum , Geuri, Annebergae & Salfeldiae reperiri 
aderit Encelius, qui turbinatus lit & durus. Niger & pondere infignis & 
Androdamas a nonnullis vocatur Androas. Trichrus alias eft lapis cotnpo- 
fitus ex duplici haematite, nigro fcilicet & rubro, ac ut videtur galaftite & 
affimili. Verum Trichrum Dominus Boodt inter ignotos lapides recenfet. 

Dum uritur haematites vinoque alpergitur, minii vel cinnabaris colo¬ 
rem imitatur, ii fanguinis concreti iimilis fuerit, fi nigri mutatur in pro¬ 
fundiorem : uritur autem ut Phrygius, irrigato vino ; alii dicunt, quod 
nullo vino irrigandus iit. Modus vero uftionis eft, ut modice levis fiat, & 
bullis quibusdam intumefcat: uftus dein abluitur aqua vel limplici, vel 
quod melius deftillata plantaginis, portulacae &c. aquam faepius mutando, 
quamvis & non uftus, pulverifatus tamen, hoc modo abluatur: diveriae 
funt vires hujus loti & non loti. 

Haematites faftitius iit vel ex magnete adufto vel igni artificiali. Ali¬ 
qui enim fubtiliant in adurendo magnetem, & quod provenit inde, eft la¬ 
pis haematites in operationibus luis. 

Schifius lapis & haematites cognationem habent: Schiftus lapis fupe- 
riori confimilis eft, adeo ut fpecies haematitis fit, vocatur fchiftus, quia vi¬ 
detur quodammodo iiffus. Mutua enim fuarum partium compofitione, 
quae ligni inftar recta creverunt, iimilis eft fali ammoniaco, ut dicit Agri¬ 
cola : Schiftus lineas pectinum modo per longitudinem divifas habet, hae¬ 
matites vero eas habet, ut fors tulerit. Qribas dicit, quod lapis hic crocei 
coloris fit, fi optimus, alias nigricat, laminas habens tenues invicem hae¬ 
rentes, ut lapis lpecularis, fplendentes & perfpicuas, per quas fi fol infpi- 
ciatur, videtur croceus. Videtur talci quaedam fpecies effe, fed hac ratio¬ 
ne a talco differt, quod in rectas laminas fcindatur : talci vero laminae fle¬ 
xiles funt & vario modo complicatae. 

Differentiae fchifti eaedem funt cum haematite ob maximam cognatio¬ 
nem, quam ad fe invicem habent, ut qui ex una eademque materia con¬ 
glutinati; figura tantum & aliis quibusdam differunt. 1 ma differentia eft 
ex loco natali vel generationis, reperitur verus Romae in Vaticano effoffus 
e fundamentis ; & in monticulo prope Anglarium, nam ejus montis cacu¬ 
men ex hoc lapide conflat. Effoditur etiam fchiftus in Mifhia Anneber- 
gae & Zeblicii, qui in fe aurum continere dicitur, & in pago Hohetanne, 
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miliiari uno Freiberga diftante in propria vena: item in copia Mariebergi 
Golderana: in Flercynia juxta Hacekorodam, & alibi ut in Bohemia, Saxo- 
nia, Hifpania, Africa &c. Differt deinceps fchiftus ab haematite figura, 
nam aut altera parte, aut utrinque cuneatur. Quomodo cunei modo flri- 
cti, modo lati, modo parvi, nunc vero inveniuntur magni: Mifenum vi- 
diffe fe auctor dicit 14 libras pendentem. Aut ftiriarum inftar concrefcit al- 
fimilis belemnitae, qualis interdum Gofslarianus & plerumque Bohemicus, 
effoffus ex metallis ferrariis, quae funt ad Leflam pagum. Aut uvas reprse- 
fentat, ut interdum Hercynius, interdum Gofslarianus nigerrimus. Aut 
dimidiati globi figura efl, cerebri fpeciem prae fe ferens. Aut denique magis 
latus quam longus efl, ficut Hercynius. Non raro extrinfecus laevis efl & 
ferri politi inftar fplendet, quandoque maculam cinnabarinam habet. Quin 
fractus etiam intrinfecus, fed minus, folet nitere. Idem fchiftus interdum 
extra non fplendet, intus inftar minii fadtitii, quod etiam cinnabarim vo¬ 
cant pidtores, micat, qualis in Hercynia fylva nafcitur. Atque is etiam in 
pulverem tritus nitet non aliter, ac fi argento vivo effet oblitus. In Mifeno 
fchifto Aodi quidam nafcuntur magnitudine nucis juglandis adeo duri, ut 
incudi impofiti refpuant idtus. Quibus, cum politi fuerint, aurifices ar¬ 
gentum, cui induxerunt tenuiffimas auri bradteas, poliunt; & perpoliunt 
illas coloratas bradteas, quae fubdunturgemmis,ut pereas transluceant, fe¬ 
cundum Agricolam. Aliquando natura Uves funt (f rotundi inftar calva¬ 
riae vel cranii. Schifti glebae durae & rotundatae, fchifti radices vocantur, 
quibus uftis haematites olim adulterari folebat. Differt 3tio colore vel la¬ 
pidis vel fucci; lapidis color eft vel croceus vel nigricans, qualis nafcitur 
in Africa, quem ab exftindti carbonis colore vocant anthraciten , vel niger¬ 
rimus tanquam botryites Gofslarienfis. Crocei eft hic lapis coloris, fi 
optimus fuerit, alias nigricat, laminas habens tenues invicem haerentes, ut 
lapis fpecularis, fplendentes&perfpicuas, per quas fi folinfpiciatur, videtur 
croceus. Colore magis pallido ab haematite dignofcitur. Schiftus fi fangui- 
nis concreti fimilis fuerit, uftus, cinnabaris imitatur colorem, fi nigri, mu¬ 
tatur in profundiorem. Omnis alius fchiftus uftus floridum habet colo¬ 
rem. Succum quanquam fere reddat languineum, tamen fchiftus Afri¬ 
canus ab ea parte, quae fuerit ab radice, nigri coloris , ab altera croci. Si¬ 
militer Gofslariani pars, quae uvarum modo concrevit, nigrum reddit fuc- 
cum, altera in croceo nigrum : coti attritus fuccum languineum reddit 
vel croceum eumque adftringentem. Differt 4to duritie, cum denfus & 
plerumque durus fit, quo magis ferri inftar fplendet, eo durior effe folet, 
ut in Mifena & Hercynia fylva. 

Hamatites fpurius tria habet genera, qualia funt 1. Silefanus friabilis , 
Blutflein , Braunftein: invenitur non procul ab arce Lehnenfi ad Boberum 
fluvium; non procul a Neydeck in Bohemia: figuli eo, addito lapide 
plumbario, fictilia nigro colore tingunt. Conciliatur autem eo, addita 
fquama seris, ruber vel croceus color vitro, vel puniceus urceis, e quibus 
muftum bibitur. Uftus crocum Martis colore & effectu refert. 2 dum 
genus in ferri metallis reperitur globofum, colore partim rubricae, par- 
tim ferri nigricantis: videatur Tab, XXXVIII: hic friabilis ob inaequa- 
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litatem, durus tamen ed. 3tium genus lapis ed ferrugineus, gravis, ob- 
duftus rubrica, & fupra rubricam creta pallida; ultimo tedus cruda limili 
astiti tenuiore & fragiliore, quae & fepti modo pervadit ad intima. Lapis 
hic ad cotem croceum & fanguineum fuccum parit: reperitur Aretii, ubi 
fons eft acidulae, congener odraciti. Haec Dominus Baufchius. 

Alias Rulandus fex genera haematitis memorat : i. Haematiten fos- 
lilem optime rubrum. 2. Haematiten nigrum, fuccum faffranei coloris 
praebens duriorem reliquis. 3. Haematiten fodilem purpureum. 4. Hae¬ 
matiten fodilem pulcherrimum, cujus ope ab aurifabris ad politionem 
ufurpatur. 5. Folliiem nigrum trichufum, qui cote attritus triplices colo¬ 
res fuppeditat. 6. Haematiten rubrum pulcherrimum ex Africa venientem. 

Dominus Lemmery etiam defcriptionem haematitis faciens, ait, lapi¬ 
dem die durum & gravem, coloris bruneo-rubentis, fed magis & magis 
rubefcere, quum pulverifetur: optimum ex Hifpania, aque Compoftellis 
ab oppido ibi venire, qui fit purus & ponderolus,acumina bruneo-ruben- 
tia habens, extrinfecus ilrias & lineas nigricantes, intrinfecus vero fimilem 
ede cinnabari. Ex Anglra etiam venire genus haematitis, qui fpurius dici 
podit; fed differre in eo, quod nulla acumina podideat, nectam durus 
fit, nam facile in partes, tanquam creta fecatur, unde etiam vocatur creta 
rubra. Haematitem eligendum ede dicit, qui dt coloris bmneo-rubri,pon- 
derofus, denfus & dmilis ubique, laevis contadu. 

Dominus Barchufen ex viclriolo Martis & faccharo Saturni, d una 
multum coquantur, rubram quandam maffam parari poffe refert, ipd na¬ 
tivo haematiti forma admodum dmilem; quare nonnullos fufpicari dicit 
ex iisdem principiis lapidem hunc ortum traxiffe. 

Smiris edproximus haematiti coloris ferrei, & quoniam durus admo¬ 
dum indar adamantis ed, eo vitra fcindi & ferri utendlia poliri. Tritus 
cote non fecus ac hsematites, fuccum fanguineum praebebit. 

FINIS CLASSIS SECUNDA 
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CLASSIS TERTIAE 

PARAGRAPHUS I. 

De limatura Martis aut chalybis. 

Imaturae, croci, tinfturae &c. Martis, a diverfis auftoribus 
chymicis fub nomen & titulum tam Martis quam cha¬ 
lybis referuntur; adeo ut eaedem limaturae, croci & tin¬ 
cturae ab aliis appellentur chalybis, ab aliis vero Martis : 
ratio eft, quia nonnulli fuadent eadem praeparata ex 
Marte, nonnulli vero ex chalybe conficiendi, non ali¬ 
ter fit cum fpeculorum quorundam generibus , quae 
communi nomine vocantur fpecula chalybea , licet ne hi¬ 
lum chalybis eis infit, fpecula enim vulgo chalybea didta parantur ex 3 li¬ 
bris ftanni, 1 libra aeris, 6 unciis tartari rubri, i~ uncia nitri, 2 drachmis 
aluminis & 2 unciis arfenici; materia inde conflata chalybem quodammo¬ 
do refert. 

Quod limaturam chalybis aut Martis attinet, quam chymici feu me¬ 
dici multi faciunt, nihil aliud eft, quam ramenta Martis aut chalybis, quae 
optima habentur penes opifices, qui chalybem tractant, praeferam penes 
acuum eonfeftores. Qualitas limaturae ita folet probari; fi limatura di- 
£ta igni candelae admota ad mediam partem fere ignefcat candelamque ex- 
ftinguat, pro inutili rejicitur. Quae habetur fubtiliffime pulverifata, & in 
pollinem quali impalpabilem redacta, omnibus inde praeparatis anteponi¬ 
tur : aliqui vero praeferunt limaturam factam ex ferro limaturae factae ex 
chalybe, vide Kcenigii regnum minerale, qui, limatura Martis cruda fubti¬ 
liffime pulverifata, ait, melius ex ferro fimplici, quam chalybe ferro du- 
. riori; (igne enim alteratus rarefa£tufque , multum fpirituum & fulphuris 
volatilis deperdit, & a textura fua naturali declinat), vel etiam ex batitura, 
Cia /Jis lll.de ferro . Ggg’g (ceu 
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(ceu cui acidum affufum fuum faporem nihilominus retinet, minime ve¬ 
ro limaturae, ceu a qua intra paucas horas dulcedinem contrahit), afliimi- 
tur; ceu in quod humores rodentes facilius agere, feque in poros ejus 
ampliores abfcondere, ficque capi & cicurari podimt, vel etiam facilius 
connubium cum ejus particulis inire, adeo ut longe praeftantior iit omni¬ 
bus crocis aperientibus & adilringentibus ; quare & noilro judicio prae- 
ftantiffima hinc ea eft, eique haud praevalet crocus Martis cum fulphure 
praeparatus. 

Alii praeparant aliter limaturam, fcilicet illam probe aqua & tandem 
vino ablutam in crucibulo cum aceto coquendo & igniendo , tandemque 
fuper marmore pulverifando. 

Dejdiverfis aliis praeparatis & mixturis cum limatura vide Dominum 
Konig in regno minerali & alios. 
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PARAGRAPHUS II. 

Crocus Martis vel chalybis aperiens. 

;X limatura praedicta facile praeparatur crocus Martis 
aperiens cum fulphure, quando enim aequalis pars ful- 
phuris addita igne bene deflagrare permittatur. Alii 
vero praeparant hunc crocum cum fulphure, fcilicet 

II. Recipiatur limatura Martis & fulphur pulve- 
rifatum, quae in pallam fubigantur: mixtura lraec in 
vale fiflili per fpatium 4 vel 5 horarum digeratur; 
vas dein fuper ignem ponatur, & materia inibi con¬ 
tenta fpathula ferrea circumagitetur, exinde tandem accenditur mixtura & 
pars fulphurea comburitur, remanente materia quadam nigri coloris. Si 
magno igne urgeatur, & per fpatium bihorii circumagitetur, fanguineum 
colorem recipit, refrigefeat dein & confervetur. Si crocus hic ad quanti¬ 
tatem 25 vel 30 librarum fimul praeparetur, mixtura folet calefieri & per 
le calcinari ad jacturam faepe partis dimidiae, antequam igni creditur. Ex 
dimidia libra limaturae ferri obtinetur ad minimum 1 libra & 4 unciae cro¬ 
ci Martis. Lemmery. 

III. Alii fumunt chalybem in officina bene ignitum, cui fulphuris 
magdaleones admovent, inde chalybs vel ferrum inlfar butyri liquefeit, 
inque fuppolitam aquam decidit, quem igne reverberii tam diu faciunt 
ignefeere, donec pulvis ruber evadat. Valentini. 

IV. Accipiatur bacillus vel lamina Martis elongata, ifque in officina 
fabrili vel furno folle inllruclo igni fuforio vehementiori injiciatur, donec 
penitus excanduerit, tunc igni exemptus 8c forcipe firmiter apprehenfus, 
fine ulla mora magdaleoni uni alterive fulphuris admoveatur; fic in mo¬ 
mento, fulphure accenfo, fundetur, & fub fpecie fcintillarum micantium 
cum fulphure liquefeendo, granulatim decidet in fuppofitam patinam ter¬ 
ream aqua fontana repletam. Jam quando tantum Martis, quod defide- 
ratur, per granulationem fufum fuerit, decantata aqua, & feparatis fulphu- 
reis inflar filamentorum contactis adhaerentibus particulis grumos Martis 
exime, & fupra tabulam marmoream in pulverem impalpabilem laeviga, qui 
crocus aperitivus vocatur. HofFmannus. 

V. Accipiantur limaturae Martis non rubiginofe, fulphuris puri ana 
partes aequales; haec contrita irrorentur tali aquae communi copia, ut pa¬ 
llae inflar poffint tractari: Reponatur tunc in vafe fictili, intra horam circi¬ 
ter concipiet calorem fummum, quo fponte delinente, habetur ferrum in 
crocum converfum. Si huic croco affundatur aqua & coquatur & educa¬ 
tur folutio; tunc haec lege artis infpiffata, conflituit vichiolum Martis. 
Boerhave. 

VI. Laminae ferri per multum temporis aurae roriferae vel humori 
roris matutini exponantur, exinde in ferruginem paullatim abit; ferrugi¬ 
ne illa abrafa, lamina ferri iterum exponatur rori, quod continuetur, dum 
copia croci live ferruginis fit collefta, quae praeparatio reliquis praefertur. 
Alii exponunt ferrum aquae pluviae. Lemmery. 

VII. 
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VII. Limatura Martis in ollam fictilem non vitrificatam mittatur & 
fic exponatur aquae pluviali, dum in pallae cujusdam confillentiam lique- 
1 'cat; fi dein reponatur olla cum fua mixtura in loco ficco & umbrofo, in 
ferruginem vertitur ; pulverifetur haec ferrugo, &in olla fictili iterum plu¬ 
viis exponatur, dum in cratiam quandam confillentiam abierit; dein ite¬ 
rum ut prius in loco umbrofo repolita mixtura in ferruginem fi nas abire, 
quae operatio duodecies repeti potefl, tunc limatura fatis foluta in crocum. 
Loco aquae communis etiam ufurpari potefl aqua mellis. Lemmery. 

VIII. Fiat lixivium ex falelixivo herbarum aperientium card.bened. 
furnariae, agrimonii, abfinthii&c. Id fuperatiundatur limaturae Martis, 
exficcetur, denuo affundatur, donec limatura in fubtilem pulverem flave- 
fcentem abierit, qui ad colorem rubrum obtinendum aliquandiu reverbe¬ 
rari potefl. Vedelius parare docet crocum Martis emmenagogum fpecifti 
cum, fi recipiatur borax foluta in aqua melitiie & artemifiae, ac per vices 
afpergatur Marti, quoufque hic in crocum vertatur. Hotimannus. 

IX. Recipiantur limaturae Martis 2 drachmae, in vitrum longiufculum 
mittantur, & aqua fontis guttatim infundatur, dum cetiat ebullitio; quum 
liquefcit, obfervatur, quod vitrum calidum fit faClum, fpumefcat &tetrum 
odorem fpargat, & chalybs magis & magis refolvatur : digeratur hoc per 
nodlem, & ad ficcum dein evaporetur, exinde habetur pulvis rubefcens, 
-qui fi reverberetur in crucibulo, rubelcit, & fit pulvis vel crocus infipidus. 
Reverberatio calcis fic peragitur; mittatur calx didla&bene ficcata incru- 
eibulum, & hoc fuper prunas flammantes reponatur , adeo ut flamma in 
crucibulum vibret, in hoc igne, dum cetiat fumus, teneatur, agitetur dili¬ 
genter'fipada ferrea, dum fatis fit, eximatur dein calx & in pollinein fubti¬ 
lem contundatur, qui levis, ruber & infipidus efl, vocaturque crocus Mar¬ 
tis aperiens. Collecl. Leidenfia. 

X. Sume crocum modo praeparatum : fundatur falpetra in cruci¬ 
bulo, & crocus diflus per vices immittatur, & dimidiae horae fpatio fimul 
fluant; etiiindatur dein & nitrum a croco feparetur, ficcetur & in pulve¬ 
rem comminuatur; inde habetur crocus chalybis fubtilis & coloris purpu¬ 
rei. Collefl. Leidenf. & Koenig. 

XI. Recipiatur quantum velis vidlrioli chalybis, quod per oleum vi- 
clrioli paratum fit, calcinetur primum igne leni, dein majori in olla fidlili 
fundi plani, ufque dum habeatur pulvis rubefcens. Collecl. Leidenf. 

XII. Acetum deflillatum fortitiimum in crucibulum vel tigillum an- 
gufli orificii infundatur, in quo pendeat lamina chalybea : crucibulum in 
arena calida reponatur , unde vapores flringunt laminam appenfam, inde 
crocus vel rubigo e lamina folvitur, quae abflergenda efl. 

XI II . Recipiatur una uncia vidlrioli artificialis chalybis vel Martis, & 
folvatur per quantitatem fufficientem aquse, folutum praecipitetur per di¬ 
midiam unciam olei tartari per deliquium, exinde primum praecipitatur 
pulvis albus, qui cum faepe edulcoretur, & toties ficcetur, colorem rubrum 
accipit. Collecl. Leidenfia. 

Crocus alias fubtilis evadit ope fpifitus falis vel falis Armeniaci, fed 
fixus ope olei viclrioli, fpiritus nitri & aquae fortis. 
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PARAGRAPHUS III. 

Crocus ferri vel chalybis adjlringens. 


Artis crocus adilringens praeparatur igne fortiffimo 
per reverberationem : Dominus Kunckelius parat 
illum ex limatura Martis pura in ollam altitudine di¬ 
giti faltem indita 8c probe tectam in igne fprtiffimo 
in fornace caementatoria exponendo, fic enim intu- 
mefcet Mars & in altum fublimatur dos rubens te¬ 
nerrimus., quo exempto Mars compaftus denuo ta¬ 
liter reverberatur, repetiturque hoc quoufque croci fufficiens quantitas 
obtinetur. Kcenig. 

II. Paratur commodidime crocus adilringens folo igne reverberii, ii 
bacilli chalybei furno ita apte imponantur, ut illos flamma undique poflit 
lambere; tunc enim continuata per aliquot dies calcinatione, crocus levi- 
ufculus & pulcherrimus in fuperflcie apparebit, refrigeratus leporino pe¬ 
de abflergendus. 

Si huic carbones feorfim impendere nolis, laminas chalybis in furno 
reverberii vitriario officinarum transverfim collocare, vel dum deflillas fpi- 
ritum viclrioli infra & fupra retortam furno deftillatorio imponere poteris. 

Crocum etiam talem comparare folent a fabris ferrariis, eundem in 
laminis ferreis igni vehementiflimo expolitis colligentibus. 

Alii limaturam Martis cum fale communi permiftam ; alii eandem 
aqua forti folutam, dein igne vehementiflimo eoufque reverberant, donec 
in crocum elevetur leviffimum & rubicundiffimum. Hoflin. in Laborat. 

III. Modo Rolflnciano praeparatur ille e croco Martis faccharino, & 
modico fpiritus vidlrioli vel lulphuris crucibulo indito ; leni calcinatione 
quoque paratur. Notandum eft, quod in calcinatione pondus fuum augeat. 

IV. Sume crocum apparentem praeparatum modo praecedenti in §. 
II n. 2, lava illum quinquies vel fexies in aceto vini forti, & femper vel qua¬ 
vis vice per fpatium unius horae una digerantur, calcina dein in olla vel in 
latere cavato mediante igne fortiori & per fpatium 5 vel 6 horarum conti¬ 
nuante, refrigeretur dein & bene confervetur. Quo enim magis calcina- 
tur ferrum, eo magis adflringit. Si diu & igne fortiori peracta fitdeftilla- 
tio, apparet fuper bacillos ferreos, quibus fuperinjacet retorta in furno re¬ 
verberii pulvis fubtilis & tenuis rubri vel brunei coloris, qui abflergi potefl, 
& pulvis inde colledtus lavetur aqua calidiffima&deinflccetur. Lemmery. 

V. Viflriolum Martis inditum crucibulo imponatur igni ut ficcetur, 
fimulac ficcuin efl, perdit omnem viriditatem, & evadit pulvis albus, vel 
etiam liquefcit in maflam folidam, & ex hac in materiam cineritiam, quae 
vocatur viclriolum Martis ad albedinem calcinatum. Si tunc majori igne 
urgeatur, abibit in pulverem rubrum, qui vocatur colchotar viclrioli vel 
calx rubra: praeparata haec calx, quae vacatur viflrioli Martis crocus ad- 

, .Claffis lll. de ferro. I I h hh fcrin- 
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ftringens, fi tandem violentiffimo igne urgeatur, magis magisque calci na¬ 
tus fit ferrum verum. Boerhave. 

Si calx rubra vidftrioli Martis fcutella vitrea excepta exponatur aeri 
aperto, humefcit & attrahit aquam, quemadmodum fal alcalinus fixus, 8c 
diffluit in olei rubri fpeciem, & vocatur hoc viftrioli Martis oleum per de¬ 
liquium. 

VI. Solvatur falpetra in crucibulo fuper prunas, cumque in fiifione 
fiat, immittantur ramenta ferri, quantum admitti poffit, teneatur fuper 
ignem, unde brevi accenditur; eximaturdeincrucibulum, edulcoreturpul¬ 
vis aqua calida, unde ramenta in fundo remanent. Aqua turbulenta ficta 
per fpatium 24 horarum relinquatur, unde colligitur & ad fundum fubfidit 
pulvis rubefcens, cujus ficcati una drachma totum pugnum adimplet. Col- 
Ie£h Leidenfia. 

VII. Ex chalybe & ferro paratur alias remedium adftringens, fi fcili- 
cet in limaturam Martis infundatur fpiritus falis ad altitudinem 3 vel 4 di¬ 
gitorum, digerantur, dum limatura cum fpiritu pugnaverit & dulcis facta 
fit. Evaporetur ad dimidium, adjiciatur huic faccharum Saturni ana; hu- 
miditas defiillatione per retortam expellatur igne leni, alias ebullit mafia 
& illa retorta repletur; quum que omnis humiditas rejecta fit, remanet maf- 
fa coloris rubri; confervetur dein, ne ab aere humorem attrahat. 

VIII. Reverberatio per falem facilitatur, ideoque folent aliqui fer¬ 
rum primo irrorare urina puerili, aqua falis vel aceto, & dein ficcetur, fic 
reverberetur, unde conficitur crocus a ferro fpatio 1 vel 2 dierum, & ne 
confumatur &nigrefcat, inde quotidie abftergi debet. Quum aliqua par¬ 
tes nondum jufte caicinatae funt, fuperinfundi aqua potelt & circumagita- 
ri, & fi relinquatur ut crocus fundum petat, aqua per inclinationem effun¬ 
datur, obtinetur inde crocus levis. 

Ut in copia conficiatur, atque ideo vili pretio hujusmodi crocus ve¬ 
nire poffit, debet fcobis ufiio in fornace figulina, vel in qua lateres coquun¬ 
tur, inftitui : & fi prima vice pulvis non fatis fubtilis fuerit, oportet eum 
de novo, quando figulina coquenda funt, fornaci imponi. Quin minus 
ejufcemodi ufiio poteft inftitui, fi fpiritus vicirioli vel nitri &c. ex igne 
aperto deftillandi funt; ubi tum fcobs fupra bracleam vel tegulam ftrata, 
fuper ventrem retortae intus in fornace collocatur. Proinde tali in pulve¬ 
rem converfo ferro aliquis fapor vi&riolo fimilis eft, quem ut medi¬ 
camentum adftringens paretur, tolli debet pulverem cum 
aqua abluendo. Barchufen. 
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PARAGRAPHUS IV. 

Crocus ad vitriarium ufum -parandus. 

D vitri confectionem multi ufus etiam eft crocus, 
praecipue fi vitra colorari debeant, unde Dominus 
Kunckel, Neri, Meretti aliique tradunt modos paran¬ 
di tales crocos, qui non modo optimi ufus fint, fed 
qui etiam pulchriorem reliquis colorem dent: hinc 
quamvis modi praedictis aliqua ex parte fimiles fint, 
ufque tamen feorfim tradi merentur. 

Mediante calcinatione ferri tinctura ejus, quae in vitro rubicundiffima 
eft, ita recluditur, ut communicata vitro non ipfa modo fefe manifeftet, 
fed hoc etiam efficiat, ut omnes alii colores metallici, qui alias in vitro oc¬ 
culti &quafi mortui interciderent, formofi & fplendidi appareant: hoc 
illud remedium eft, quo occulta metallica in lucem producuntur ; ergo 4 
modos tradit Dominus Neri. 

I. Recipiatur limatura ferri, vel quod melius eft, chalybis; mifcea- 
tur cum tribus partibus pulverati fulphuris & in crucibulo calcinetur, 
omneque fulphur comburatur, id quod propere fit, & inter carbones ar¬ 
dentes per horas 4 detineatur : poftea extrahatur redigaturque in pulve¬ 
rem, & per cribrum anguftum trajiciatur. Dein mittatur in crucibulum 
apertum & lutatum, ftetque in camera fornacis prope foramen ochio di¬ 
ctum per dies 15 vel plures, & colorem alfumet ex fubrufo puniceum & 
quafi purpurafcentem, fervetur vale claufo ad tingendum vitrum, plures 
enim egregios efteCtus prveftat. 

II. Recipiatur limatura ferri, vel quod melius eft, chalybis, mifcea- 
tur bene in vafis fiftilibus aceto forti, hoc eft, irroretur haCtenus, utmas- 
fatota humeCtetur & madefiat. Poftea extendatur in vafe, exponatur- 
que loli, ut ficcefcat, vel abfente fole relinquatur in aere. Ubi jam fic- 
cata fuerit,tundatur; conglobata enim erit, irroreturque recenti aceto, 
ficcetur & tundatur, ut antea, idque oCties repetatur, ac tandem contufa 
tranfeat per cribrum anguftum, & pulverem dabit fubtiliffimum, colore la¬ 
teris contuli, qui vafe bene claufo fervetur ad coloranda vitra. Crocus 
hac ratione factus efficit, ut vitrum languineum colorem efficiat. 

III. Ferri vel chalybis limatura in vafe terreo vitreato irroretur aqua 
forti & ficcetur in fole ; deinde redigatur in pulverem, confpergatur aqua 
forti & ficcetur, idque Isepius repetatur. Aftumpto poftea colore fubrufo, 
ut de croco Martis lulphure facio dictum eft, teratur, cribretur & tingen¬ 
do vitro fervetur. Quum crocus Martis hoc modo paratur, iftiusmodi 
eft, ut intimius color ferri leipfum, magis quam credibile eft, manifeftet, 
id quod in vitro apparet. 

IV. Solvatur limatura chalybis vel ferri in vafe vitreo bene claufo 
aqua forti regia, fale ammoniaco, ut moris eft, facta; fervetur per tridu¬ 
um. 
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um, ut quotidie bene agitetur, advertendo ut fenfim limaturam addas, val¬ 
de enim intumefcit; & nifi caute tradetur, vitro periculum ruptune mi¬ 
natur, vel omnia foras evomit. Exado triduo aqua ad ignem lentum 
evaporet, atque in fundo crocum Martis nobiliflimum invenies, quo vi¬ 
tra ftupendum in modum tinguntur, in ufus tuos fervabis, eftque hic mo¬ 
dus optimus Domini Neri in arte vitriaria. 

V. Modi hi praedidi optimi quidem funt, fed praeferendus ille eft, 
qui fine omni additione heterogenea paratur. Limatura Martis vel cha¬ 
lybis in ollam iidilem indatur, nec nili ad i digiti altitudinem; olla in for¬ 
nace calcinatoria live in cineribus , vel in calore adque flammam repona¬ 
tur, exinde intumefcit pulvis optime rubefcens in altitudinem, adeo ut 
repleatur non modo olla, fed etiam operculum excutiat: haec pars eximen¬ 
da efl, fed in fundo pars ferri agglutinata adhuc remanet, quae rurfus ollae 
immifla intumefcit ut prius ; hoc fleri poteft, dum fufficiens copia habe¬ 
tur: eftque crocus hic optimi generis: fed ufque tamen 'afleverare nolit, 
num in arte vitriaria illum ufum praeftet crocus fic praeparatus, quem cro¬ 
cus per acetum fadus, diverfos enim colores praebent. Kunckel. 

VI. Praeparationes croci ad fumma capita referri poflimt ut: i. Ad 
ftmplicem reverberationem , citra mifturam, qualem in ferreis cratibus videre 
licet, quibus fornaces fuftinentur: atque adeo colorum optimus & maxime 
profundus hac ratione fadus efl: in fornace, quae deftillationi aquae fortis 
continue infervit, cratibus ferreis fenfimin crocum refolutis, cujus ver¬ 
rendo fatis magnam copiam colligere licet. 2. Ad calcinationem vel rever¬ 
berationem fulphure, fale, urina vel aceto fada. 3 . Ad folutionem in aqua 
forti, regia, fpiritu falis vel nitri; qua ratione, exhalante aqua, colorem 
obtinebis rubicundum. Solutum ferrum in fpiritu vidrioli vel fulphuris, 
vidriolum Martis fit, chalcanto Anglico bonitate fere par, fed viribus in 
arte tindoria & medicina minus : ex hoc vidriolo calcinato colchotar flt, 
communi vidriolo non ablimile, quod pidoribus fubminiflrare materiam 
fraudulenti coloris poteft, fed in vitriariis fornacibus nulli ufui eft: omne 
enim colchotar plurimum terreftreitatis habet, quae vitrum reddit obfcu- 
rum & fordidum. Quantum ad tinduram Martis, acida omnia, & quic- 
quid fuccorum corradendi vim habet & in cuprum agit, eundem in fer¬ 
rum eftedum praedat, fed ita ut femper rubrum colorem, aliud tamen alio 
magis translucidum & excellentem producat, ut jam infervire multis colo¬ 
ribus & mifceri cum metallicis aliis varia ratione poflit. Sic croco Martis 
aceto mediante fado convenit cum viridi; nec non cum fmaragdo & vi¬ 
tro plumbi; idemque crocus in paftis aerugini plerumque additur. At 
vero ut rubrum elegans habeas, crocus Martis fulphure; ut elegantius 
crocus Martis aqua forti fadus defideratur. Caeterum quomodo vidrio¬ 
lum vel Venus optimus in aere color eft, ita primus & praecipuus ferri vel 
chalybis color is eft, qui aqua regis flt, inde partim ob mifturam falis Ar¬ 
meniaci, partim ob folutionem magis exadam. Meretti in Neri artem 
vitriariam. 

VII. Dicente Domino Stahlio minera Martis in lithargyrio & filice, 
aut cum minio vel cerufla & pyrite, aut arena aquatili, in vitrum nigrum, 
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in tenuibus fragmentis fubfufcum colliquata pro vitro gradatorio com¬ 
mendari pofle ait; interim prudens chymicus praeicriptiones ita moderari 
noverit, ut vitrum fuum: 1. fatis tenuiter fluat, 2. fatis diu cum no¬ 
biliori metallo confluat, Sc fi fpiflefcat, novo debito additamento illud de¬ 
ntio diluere, ejusque perpetuitatem longiorem adjuvare, quibus bene in¬ 
tellegis & adminiftratis, certus eft, nulli parti orbis mineram auri fatis di¬ 
vitem defuturam. Stahlius. 

VIII. Permulta fatis copia parari crocus potefi: circa opera fublima- 
toria fulphuris, ubi retortae ferreae in ufufunt; fu-blimatione facbi, ope 
fulphuris corroduntur parietes interiores retortarum, & exinde abftergi & 
corradi quantitas potefi:; tandem enim finita fublimatione, retortae per 
corrofionem talem nec ullius ufus efle folent, quod videre licet ad Dylta 
Sveciae. 

IX. Per fe calcinari in crocum ferrum potefi:, admiftis fulphure & 
aqua, quae mixtura, fi copiofa paratur, incendi folet, Sc fic ferrum fponte 
calcinari Sc in crocum quendam Martis verti, fed de his vide tractatum de 
fulphure. 

Quomodo prceparatur color ruber ex fedimentis 

& reliquiis viBrioli. 

u4d Dylta Svecice. 

R Ubedo haec, quae praecipue ex victriolo Martis praeparatur, proxfime ac¬ 
cedit ad crocum pariter ex Marte paratum, propter affinitatem utri- 
ufque rubedinis hujus natales breviter tradere libet. 

Ex materia illa, q use in alveis & vafis refidua efl, praeparatur color ru¬ 
ber, pari modo ex materia, qua in viftriolum infpiflatur. Materia di<fta 
in alveum ligneum quadrangulum vel in puteum quendam mittitur, & 
inibi continuo agitatur; aqua turbulenta indeemifla in receptaculum aliud 
ligneum defluit, quumque pars turbulentior vel craflior ad fundum fub- 
fiderit, iterum in aliud vas derivatur,'& fic in campum quendam fpatio- 
fum vel in paludem lignis incarceratam, per quam defluit plane aqua, fed 
ad fundum fubfidet interea materia quaedam in eoiorem diftum rubrum 
cremanda, quae tamen ufque lubtilis efl:: cum aqua, quae ultimo remanet, 
milcetur pulvis in viclriolum elixandus , loco illius aquae quae in fodinis 
eft, adeo ut utraque pars huic ufui poflit infervire. Materia in colorem \ 
rubrum cremanda, admodum lubtilis efle debet, eftque coloris rubri late¬ 
ritii, faporis viftriolici: fruftula quaedam pugni magnitudinem aequantia ex 
materia hac confefh in furnum longum reverberii fublimatorium, fi ve in 
eundem, in quo per retortas fublimatur fulphur, fitque eodem igne; haec- 
fpatio 24 horarum in colorem ruberrimum cremantur : conftruftionem 
furni videas in tra&atione de fulphure. Locus quidam editus in furno eft, 
tanquam fubfellium aut pavimentum, a tergo eft janua, quae claudi & ape¬ 
riri potefi:, prout res poftulat, per illam injicitur diCfta materia in globulos 
formata feu fubacla, Sc eodem igne, quo fublimatur fulphur, comburitur. 
CfofjtsIILdeferro. Ii ii Hodie 
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Hodie 2 hujufcemodi fedilia conftrucfa effe in foco dicitur, unde majore 
quantitate coloris rubri intra idem tempus & eodem igne potiri poffunt, 
quam prius. Obfervandum etiam eft, quod materia di dia aliquoties cir¬ 
cumverti debeat, alias ope igni vehementis in frufta majora confluit, quse 
tamen ufque aequalis bonitatis cum minoribus effe dicuntur. 

Color ruber Scanice in Svecia. 

TTOdie quidem non multa pars hujus rubedinis circa opus magnum alu- 
■*- minis Scanicum praeparatur, ut olim, ufque tamen ad ufum oecono¬ 
micum aliquantula pars conficitur. Sedimentum in alveis refrigeratoriis 
fi ve faex, quodque poft lotionem aluminis aquam emanantem inlacum,ubi 
faeces, Slamm di£be, colliguntur, fequitur: hoc inquam fedimentumbis vel 
ter quotannis in locum ab officinis remotiorem defertur : ab operariis in 
trulla globofa formari folet, & in focum aut ignem fub cortinis plumbeis 
conjici, fi eque in terram rubram vel in robiginem cremari. Globuli con¬ 
fecti I pedis diametro funt, & tres hujufcemodi in ignem focalem quavis 
vice conjiciuntur, & circumjedtis prunis per fpatium 8 horarum creman¬ 
tur; haec terra rubra dicitur melioris & fubtilioris indolis effe. Ante tem¬ 
pus aliquod ad hunc ufum confractus erat furnus reverberii longitudinis 
4 \ ulnarum, latitudinis 3 , altitudinis ; craffities muri & arcus erat \ ul¬ 
nae, a tergo 1 ulnae: apertura anterior | partes ulnae alta, longitudinis J ulnae, 
latitudinis f, cum fuis aperturis pro aeris admiflione : flamma apte per¬ 
fringere potuit materiam injecham. Hic intra biduum cremari potue¬ 
rant 12 vel 13 tonnae rubedinis live colchotaris, confumta una menfura 3 
cubitorum ligni. Alias dicitur, materiam crudam in rubedinis hujus ge¬ 
nus cremandam eo convenientiorem effe, quo diutius fub coelo jacuerit; 
quod magis magisque pars aluminis inde exftillet, ad colorem intenfio- 
rem & bonitatem contribuere. Globi praedidti ex materia victriolica feti 
fedimenti ejus confecti prius humectantur. 

Rubedo heee ad Gejer. 

Q Uum lixivium vicifiolicum in prima cortina calefit, antequam in al¬ 
teram emittitur, materia quaedam craffior ad fundum fubfidere folet, 
quae flavi coloris eft, quum fuperior lixivii pars limpida inde exhaufta fit, 
crafliim hoc lixivium in vas quoddam ligneum conjicitur, & ad ufum 
hunc conlervatur, inque vafe illo fit glutinis aut argillae mollioris inftar; 
materia haec inde in urnas vulgares feu vetuftas circa viclrioli lixivium 
ufurpatas mittitur; in furno fi£tili dein crematur, fitque inde coloris fan- 
guinei & rubicundifiimi vel inftar cinnabaris. Rubedo dein pulve- 
rifata cadis inditur, & fic divenditur. 

ffi )=c o ):( m 


PARA- 


PARAGRAPHUS V. 

Crocus Martis viBriolatus ut & faccharinus. 


locus Martis vi&riolatus paratur vel ex vidriolo Martis 
artificiali ad rubedinem ufque in crucibulis calcinato, 
vel ex remanentia folutionis Martis pro vidriolo di¬ 
do parando intra filtri parietes relido leni calcinatio- 
ne in crucibulo commifTa impetratur : in utraque au¬ 
tem partes ochreae & fulphureae cum fale vidriolaceo 
expanfie crocum conftituunt. HofFman. in Laborat. 

Capiatur vidrioli ad libitum, & dilTolvatur in aqua communi, ac igni 
bullire mittatur, verum in ebullitione demergantur ferri laminae, &tamdiu 
fervelcere omittantur in praedictam aquam vidriolatam, donec rubeo quo¬ 
dam caeno oneratae deprehendantur, tunc igitur elevantur laminae rubefa- 
£he, & ab eis detergatur illa tjndura, ita ut decidat in alterum vas mun¬ 
dum, & aqua limpida femi-plenum, petet enim fundum inftar luti rubei: 
mox iterum laminae ferri obruantur in aquam vidrioli, quae confeflim bul¬ 
liat, inde deradatur tindura, & hoc tamdiu iterari exigit opus, quoad to¬ 
tum extrahatur opus, demum auferatur ab aqua dulci exficceturque, fiet 
enim inftar pulveris rubei; at fi forte aliquid nigri, vel immundi reperia- 
tur, fedulo fegregetur & abjiciatur, fed rubeum tantum colligatur, quod 
ut perficiatur optimo vini fpiritu circulari oportet inde fervari ad opus ne- 
ceftitatis : vocatur hoc fulphur vidriolatum Martis, vide Petrum Mariam 
Caneparium de atramentis. 

Crocus Martis faccharinus . Accipe laminas Martis latas & tenues, ob¬ 
line easdem bisterve, vel quoties libuerit, cum fpiritu vidrioli, & fupra vi¬ 
trum aliquod depreftum repone : fic aliquot dierum fpatio effiorefcet cro¬ 
cus albicans leniter abradendus & aftervandus, dum eaedem laminae 
iterum praedido fpiritu illiniri poftint, ut novus crocus 
colligatur. Hoffm. in Laborat. 
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PARAGRAPHUS VI. 

Crocus Martis antimoniatus . 



Umaturantimonii pars i, fundatur tenuiter cum anti¬ 
monii partibus 2, addita vel Aatim in principio vel fub 
fullone, 8va vel i orna parte falis tartari aut cinerum 
clavellatorum depuratorum, ubi totum liquido fluit; 
effundatur cito obtentus regulus cum fcoria leviter 
fcintillante fulci coloris: haec live ita integre repofl- 
ta, live & quidem commodius fraftulatim contufa, 
live aeri umbrolb humidula tempeflate live cellae ex- 
polita^ delabitur fatis prompte in pulverem fubnitidum. Pulvis hic aqua 
frigida vel tepida multa agitatione collutriatusita feparetur, ut quicquid 
ejus diu aquae turbidum innatat, tenuillimum, cum hac effundatur, cralfio- 
re parte fedimenti inftar in fundo remanente, hocquenegotium repetatur, 
donec quicquid hujusmodi tenerum amplius fecedere recuiet: Exit ita te¬ 
nerioris hujus fuhftantise, in proportione ad craffiorem illam reliduam re¬ 
vera oppido parum: funt vero diflerentes utriufque hujus fubftantiae qua¬ 
litates fequentes: nimirum tenerior pulvis abfque alio additamento leni 
uftulatione acquirit dilute rubicundum colorem, fublidens autem altera 
portio, ii fimiliter tractetur, nancifcitur nigro-purpureum colorem; porro 
pulvis prior tenerior elutriatus cum triplo nitri detonationi (libjecfus in 
crucibulo leviflime candefcente poft edulcorationem pulverem relinquit 
dilute rubentem diluti!firme rubricae inflar ; alter pofterior craflior cum ni¬ 
tro accenfus pulverem concedit obfcurioris & nigricantis coloris. Ex Do¬ 
mino Stahlio, HofFmannus in Laborat. 


II. Recipiatur nitri & reguli Martialis ana, contufa invicem in tigil¬ 
lum leviter candens injiciantur fliccelTive, & fl tota quantitas mixturae fit 
injecta, materia vero adhuc molliufcula & pultacea in tigillo appareat : re¬ 
guli praedicti pulverifiti particula adhuc ingeritur, donec intenfo etiam 
candore mafla dura reftiterit. Relinquatur haec in igne ad horam unam 
Vel alteram, fedulo tamen cavendo ne 1 carbones illabantur: exempto dein 
crucibulo confradtoque, adhuc calens abradenda & in vitreis vafis flatim 
probe obturandis aflervanda. De hoc fale notabilia quaedam occurrunt, 
quod fulphuri Martis metallico, quicquid hic febeft cauflici, tribuendum 
iit, infervit hoc conflans phaenomenon, quod ex regulo .antimonii fimpli- 
ci fal tale minime obtineatur. Caeterum falis hujus proprietates & phae¬ 
nomena funt ; quod afpcclui album hinc inde viridefcens aut coerulefcens 
ad morem alcalium aliorum bene caldnatorum fefe offerat, & licet mul¬ 
tum pulverulentae fubAantia:, quafi ceruflie reguli Martialis contineat, luci¬ 
dum tamen feu aequabiliter nonnihil tranfparens obfervetur. Fixitas ejus¬ 
dem exinde confpicitur, quod per complures horas calcinatum, item in- 
tenfiflimo repetito igne fufum & refrigeratum de pondere fuo nihil quic- 
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quam amittat. Caufticum vero adeo eft, ut particula ejus leviter hume- 
ftata intenfe incalefcat, guftu linguam ita feriat, ut ex unico attactu fola¬ 
tio continue totos dies durans refultet. Et hoc ipfo jocularem effectum 
praeftat, & volae manus impolitum flccum levihumeCtatione ardorem quali 
prunae ardentis inferat. Interim ab aeris contactu defendendum eft , li 
enim vel per deliquium vel aqua communi affufa refolvatur, pulvis copio- 
fus exinde praecipitatur; fal vero ab hoc pulvere fequellratum intenfiffi- 
me quidem, non tamen aeque ut antea, caufticum eft. Spiritum vini aftu- 
lum paucarum horarum fpatio colore fanguineo faturatiftimo & fapore 
cauftico imbuit, eumque ftmul notabilem effedtum praeftat, quod partes 
vini reftiflcatiffimi conftituentes divellat, eumque pauco tempore ad di¬ 
midiam propemodum partem phlegmaticam efficiat. Sal hoc caufticum, 
intenfiffimo igne per le non liquabile, illapfa vel injedta pruna ftatim fluit 
aut potius diffluit. Si recipiatur fal hocpellucidum & fluenti in tigillo ad¬ 
jiciatur pruna, qua confumta fal efftifum denuo obfcurum & nihil caufti¬ 
cum, una vero regulus in proportione fatis copiofus, rudis tamen , & ob 
admixtionem fulphuris carbonum, denuo volatilis, & refpeCtu prio¬ 
ris luas puritatis impurus apparebit. Stahlius in fun¬ 
dam. chym. dogmat. 





Cia fis III, de ferro . 
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PARAGRAPHUS VIL 

Mars diaphoreticus. 

It ex limatura Martis 8 c antimonio pulverifata ana, quae 
per continuas agitationes, ad reguli concretionem prae¬ 
cavendam, in fcorias rediguntur; mada vero hinc pul- 
verifata (ex qua affulione fpiritus falis & dein aquae 
communis vidriolum, & ex hoc fpiritus educi poted, 
imo melior Martis edentia), cum triplo nitri in cruci- 
bulo candenti fuccedive detonatur, detonataque affufa 
calida (ad nitrum feparandum) edulcoratur & in pul¬ 
verem fuper porphyritc teritur fubtilidimum colore hepatis; unde voca¬ 
tur Bezaardicum Martiale davum. Kaenm". 

II. Recipiantur Martis unciae 2 &in crucibulum candens mittantur; 
quumque ferrum vel chalybs bene candefactus dt, immittatur antimonium 
pulverifatum unciarum 4; in igne fuforio per horam teneatur, dve nfque 
dum Mars liquefactus cum antimonio duat; hoc cum dictum lit, adjicia¬ 
tur 1 vel plures partes nitri, fcilicet ut in duorem eo melius poflit redigi 
materia, quod rutabulo experiri licet; eximatur crucibulum igni, & caute 
immittatur frigida, ut nimirum praecipitetur regulus ; tigillum frigefa- 
ctum diffringatur, regulus, qui non purus jamdumede folet, pulvernetur in 
mortario, & datim iterum fundatur in crucibulo, apponendo parum nitri. 

III. \ drachma limaturae Martis, 2 fcrupuli fulphuris, 3 fcrupuli nitri 
mifceantur, mixtura in concretum nigrum friabile fulphurei odoris &fa- 
poris detonetur, hoc mifceatur cum antimonii fcrupulis 5, nitri2, injicia¬ 
tur per vices in crucibulum & edulcoretur ut antimonium diaphoreticum 
limplex; idem quoque hoc antimonium diaphoreticum Martiale non ru¬ 
bicundi fed albi coloris paravit modo fequenti: recipiatur limatura Martis 
q. v. confpergatur faepius aqua pluviali dmplici, ut abeat primum in fub- 
fhmtiam quandam mucilaginofam, & dein poft ejus exficcationem in puh 
verem fubtilem terredrem, ita ut limatura Martis ab aqua fere in decuplo 
multiplicetur, dein recipe pulveris hujus & antimonii ana , & cum nitro 
detonetur in antimonium Martiale egregium non rubicundum fed albi co¬ 
loris. Kcenig. 

IV. Recipiantur clavi ferrei, & antimonium optimum driatum Hun- 
garicum ana 1 ifc; clavi in fumo venti in crucibulo igniantur donec fluant, 
tum injice per cochleare ferreum fucceflive antimonium pulverifatum, 
omnia fimul igniantur in fine, ut duant, addendo parum nitri & tartari & 
nitri ana detonatione fadti, dein effunde materiam in mortarium aeneum 
calidum & omnia dmul pulverifa ; pulveri huic adde nitri dcci triplum, 
detona, edulcora, & pulverem in filtro redduum brunei coloris' ferva ad 
ufum. Kcenig. 

V. Reguli antimonii Martialis ex antimonio §xv, limaturae Martis 
§ ivfl 9 falis, tartari, nitri §ix, fcoriae remanent nigerrimae, quibus pulve- 
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rifatis, <3t cum triplo nitri exacte mixtis & detonatis tandem poli edulco- 
rationem, & ea quae ad complimentum operis fieri decet, refultat bezoar- 
dicum Martiale egregium, efficax & faturarum colorem cinnamomi refe¬ 
rens. Eaedem fcoriae li aliquandiu libero exponantur aeri, deinde omne 
lal & fulphur elixetur, fulphur aceto deftillato praecipitetur, acetum deitil- 
latuni affundendo ad punctum faturationis ufque & tandem ulterius pro¬ 
cedatur, ut artis eft, largiuntur terram foliatam tartari cum fubtiliffimo an- 
timonii fulphure combinatam, ufus certe haud contemnendi. Ipfe auCtor 
pro majori compendio fuadet, antimonii pulvcrilati & limaturae Alartis pu- 
riffimi (vel hujus loco tantum mineram Martis pulverifatam) ana, verbi 
gratia |jii, nitri puriffimi pulverifati i 18 , per fuccellivas, ut in antimonii 
diaphoretici in olla aut crucibulo faltem vulgatioris argillae , fed (ob vali¬ 
das ebullitiones) capacidimo ac prius candefacto rite continuatifque per 
rudiculam fubaftionibus, detonare, relictam maffam (rejectis tamen circa 
oras crucibuli fcoriis quibusdam minus calcinatis furgentibufque fimul flo¬ 
ribus antimonio infectis) elutriare & edulcorare, remanente quadam Mar¬ 
tis non adeo refoluti parte (unde etiam vel §i ejus amitti forfan poffet) 
reliquo tamen antimonio inter fubitaneum illum confliftum vel congref- 
fum fufficientiffime hinc faturato, ut nec colore nec effectu a fupra dicto 
paulum operofiori differat. Id quoque curiofum efl, nimirum obfervabi- 
le edulcorati pulveris fuperpondium a folis Vulcani effluviis humiditate 
extrinfecus attracta & portione rudiculae vix deducendum. Koenig, fed 
de his vide plura in antimonio. 

VI. Sume crocum ferri vel rubiginem & fal Armeniacum, inde mix¬ 
turam in crucibulo ferream, in furno exiguo repone, claude infra luto & 
argilla, adeo ut ignis modo per aliquot foramina fefe in furnum poffit in- 
finuare : cucurbitae impone capitellum, & urge primum igne leni dein in¬ 
tentiori, ufque dum candefiat cucurbita, continuetur cum illo gradu ignis, 
donec fumi non amplius afeendunt. Refrigeretur vas, excipiatur capitel¬ 
lum, colligantur flores, folvantur in aqua fuffleienti, filtretur folutio, & gut- 
tatim infundatur oleum tartari per defcenfum factum, five fpiritus falis 
ammoniaci, inde in fundo vafis obtinetur praecipitatum. Liquor fuper- 
natans per inclinationem effundatur, & praecipitatum vel materia 
fundi ficcetur. Lemmery: fed de his vide melius tra- 
ftationem meam de antimonio. 
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PARAGRAPHUS VIII. 

Regulus Martialis vel cbalybeus. 

Ptimi chalybis filamenta accipe penes opifices operum 
chalybeorum 4 unciarum, qux candefiant per quadran¬ 
tem horae in crucibulo igne fatis vehementi, adjice 8 
uncias antimonii pulverifati; crucibulum tamdiu te¬ 
neatur in igne, dum chalybs una cum antimonio fluat 
in igne; injice per vices aliquid nitri pulverifatifcilicet 
\ uncia;, ut maffa inflar aquae fluat; crucibulum can¬ 
defactum exime igni, & faepe percutiatur, interea refri- 
gefcat: crucibulum refrigeratum & fractam dat in fundo maffam metalli¬ 
cam albam fimilem regulo antimonii Martialis, fupra funt fcorix reguli. 
Regulus hic in pulverem contundendus eft, & pulvis in novo crucibulo 
fundendus, quod parum ignis requirit, inde purior & elegantior fit, prx- 
fertim li exigua pars falpetrx adjiciatur. Regulus hic a chymicis ufurpa- 
tur, praeparatur inde butyrum Martiale & bezoardicum : hujus etiam ope pu¬ 
tant augeri poffe aurum & argentum, fi verum fit, ut & Mercurium coa¬ 
gulari. Sicque paratus eft regulus chalybeus. Collectam Leidenf. 

II. Clavi ferrei veteres, lamellae aut limatura Martis crucibulo immit¬ 
tantur, crucibulum igni fatis valido exponatur, & ubi probe incanduerint, 
fuperingeratur cochleare antimonii duplum (fi limatura affumenda fit,illa 
cum ana antimonii conteri & ita cochleatim in crucibulum candens ingeri 
poteft, & tunc reliquum antimonii fecundum pondus addi) crucibulum 
carbonibus tegatur, & ignis tamdiu validus fervetur , donec omne inge- 
ftum antimonium in pultem colliquatum fit, tunc pugillus nitri adjiciatur, 
bacillo ferreo coagitetur, & poft momentum alter pugillus, & ita ad ter¬ 
tium, quartum, donec pondus, ponderi metalli affumpti feu fubtriplo po¬ 
tius refpondeat; ignem interim impetu fuo ftudiofe confervando. EfFu- 
fa maffa in conum exhibebit regulum & copiofas fcorias fufcas vitrefcen- 
tes veluti, qux comminutae aqua calida coqui, decodium calidum filtrari, 
reliquum fedimentum edulcorari, edulcoratum reverberari debet, & habe¬ 
bitur crocus vel Martis vel Veneris admodum fubtilis. 

Aut alcali cinereum vel nitri fixi vel falis tartari aliquid in crucibulo 
valido igne fundatur, ut liquido fluat, huic immittantur prxdidii clavi & 
momento poli duplum ad clavos pondus antimonii 8 c igne valido fervato 
omnia colliquentur in tenuem maffam, qucjd rudicula experiri licet: tunc 
effufa in conum exhibebunt regulum & fcorias, qux uti prxdicdx trac-atx 
fimilem crocum valde fubtjlem exhibebunt metallicum. In hac prxpara- 
tione notetur, ut alcali pondus antimonio refpondeat, antimonium vero 
non nili parvis cochlearibus fucceflive ingeratur, cxteroquin ebulliens. 
Dominus Stahl. 

III. Recipiantur ifeji antimonii pulverifati, mittatur pulvis in cruci¬ 
bulum, & infuper adjiciatur i uncia ferri in ramenta vel fruffula di vi fi, 

funda- 
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fundatur & immittatur per vices falpetra 2 unciarum, effundatur dein ma¬ 
teria fufa in conum pinguedine vel cera illitum, ad fundum tunc habebis 
regulum, qui lavandus eft ab omnibus impuritatibus, & 2 uncis falpetrs 
denuo per vices injiciendae, unde obtinetur regulus Rellatus, qui regulus 
Martis ftellatus Lancilotti vocatur. 

Obfenandum eft, quod alii recipiant 1 partem Martis & 2 antimonii 
pulverilati; quod alii ament ferrum novum, alii vetuftum. Quod ferrum 
facilius liquefcat, fi incrucibulo candefiat omnium primo, & deinfuperim- 
mittatur antimonium. Tigillum etiam cooperiundum fit. Dein 16par- 
tibus antimonii adjiciantur 3 partes nitri, fcilicet ut regulus inde feparabi- 
lis reddatur & fcoriae purificentur. Cumque decrepitatio defierit, quod 
tigillum debeat concuti , unde regulus ad fundum e fcoriis fe recipiat. 
Cumque hic regulus adhuc impurus fit, quod rurfus in tigillo fundatur 
cum 2 partibus antimonii novi; quae cum adhuc fufa fint, 3 partes nitri ad¬ 
huc adjiciantur, unde habetur regulus Martialis adhuc purior. Quod ter¬ 
tia aut quarta vice cum nitro fundi pofiit, unde adhuc purior redditur, 
quoque faepius, eo purior ; tunc etiam ftella habetur: obfervatum a qui¬ 
busdam eft, quod di&a ftella aegre obtineatur in aere fereno, non item ae¬ 
re humido. 

Ipfum procefium regulos antimonii parandi melius adhuc tradit Do¬ 
minus Lemmery intraftatu de antimonio, modo quo fequitur: in tigillum 
§ vi 11 clavorum ferreorum indidit, qui per horam prius candefierent & 
quidem ad albedinem, dein |xvi antimonii pulverilati immifit, fed per 
vices & cochleatim, exinde fundebatur ferrum cum antimonio : dein per 
vices indidit §jii lalpetrs, peradta detonatione, optime fimul fluebant. 
Materiam in mortarium calidum effudit, & mortarium percuffit, ut ad fun¬ 
dum materia regularis fe reciperet. Materia refrigerata fcorias feparavit 
a regulo, qui pondere fx pulcherrime nitebat, durior erat omnibus aliis re¬ 
gulis, qui de antimonio participant. Scoriae vero maffa quadam compadta 
iubnigra ferruginea conflabant, ex quibus videri potuit, jacturam fiv par¬ 
tium materiam fubiifle. Ut adhuc purior redderetur, regulum illum pul- 
verifatum iterum liquefecit, additis §11 antimonii & ij ii lalpetrae, pera£ta 
detonatione mixtura optime fluebat: in mortarium inun£him effudit, & 
obtinebat regulum § v 111 priori pulchriorem & puriorem; fcoriae fuprana- 
tantes jam cineritii coloris erant ponderis §m 5 vi, & jadlura |ji 511. 
Iterum in tigillo regulum hunc fudit adje&is l jii falpetrae, exinde lenis 
quaedam detonatio exftitit,& exinde obtinebat regulum f v 111 511110 pen¬ 
dentem cum jactura 311 ili; fcoriae coloris erant cineritii aut grifei. Re¬ 
gulum tertia adhuc vice fudit, inque conum fuforium effudit, & regulum 
novum | vm obtinuit, qui etiam optime ftellatus erat, ja6tura 31111A fuit, 
& fcoriae coloris albe flavefeentis. Quod ferri particeps fit regulus hic to¬ 
ties purificatus, patet tam ex duritie ipfius reguli, quam quod a magnete 
in altum tolli pofiit. Scorias dein collefras in pulverem contudit, & Ipa- 
tio horario aqua coxit, liquor dein filtratus coloris fubrubri erat. Liquor 
di&us per affufionem aceti turbabatur, & ad fundum flavum quid praeci¬ 
pitabatur, quod odoris tetri erat. Pulvis praecipitatus filtrumtransmifliis, 

Claffislll.de ferro. L 1 11 edulco- 
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edulcoratus, ficcatus 3 j ii i dabat: materia haec rubra erat & fulphuri aura¬ 
to communi periimilis ; num aliquid ferri incilet, non potuit animadverti. 

Aliter . 

§x vi antimonii crudi, § vim chalybeorum ramentorum, quse pulve- 
rifiita commifcebantur adjectis ijitartari, & §vi falpetrae, quae mixtura 
cochleatim per vices in tigillum mittebatur, peracta detonatione bene ii- 
quefcebat. Regulus inde factus & in mortarium calidum effufus ponde¬ 
ris §xn 3 vii erat, qui optime nitebat, compactus & ponderofus & chry- 
itallinus erat, fupra marmoratus, intus vero coloris violacei, purpurei 8 c 
flave nitentis. Scoriae vero ponderis f xi 111 coloris fubnigri ferruginei, 
ponderis mediocris , jactura omnis §xv 31 erat. Regulus hic iterum li¬ 
quatus additis 3ji antimonii, §ji tartari & Ej i falpetrae, pulchrior & purior 
adhuc evafit ponderis ixi 1 ; cum lcoriis § 11 ifi coloris ferrei, & cum ja- 
dtura 1 111 3111, altera vice idem regulus fufus cum E j i falpetrae & §j tar- 
tari dabat regulum adhuc pulchriorem & puriorem ponderis Ex 1, & fcorias 
tam nigri quam albi & flavi coloris E j i 3 j, ja£tura erat Ej 5 vm. tertia vi¬ 
ce fufus regulus prodibat alter flellatus puriflimus E ix ponderis , cum fco- 
riis flavis. 

Aliter. 

f xvi antimonii crudi, Exi 1 tartari, §x nitri & §vi11 chalybistenuif- 
fimi, quse pulverifata & cochleatim in tigillum mifla, dabant regulum Rel¬ 
latum pulchrum §vi ponderis, qui etiam puriflimus erat; fcoriae ponderis 
ixxi 1 erant, jactura fic §xi ix. Per hanc operationem minus reguli ob¬ 
tinebatur quam per praedictam, fed operatio promptius fic peragitur, fla¬ 
rim etiam regulus flellam reprsefentabat. 

Aliter. 

TN tigillum candefa£tum |vi 11 clavorum ferreorum five acuminumeo- 
■*- rundem, fxxxi 1 antimonii pulverifati per vices, fjii falpetrae coch¬ 
leatim immittebantur; exinde obtinebatur mafla E x x x 1 x, & ja£tura § 1111; 
& fcoriae ixxvi 1, quae coloris grifei & ferruginei erant, & ex quibus fepa- 
rari potuit regulus E x 11. Regulus hic cum § j i i falpetrae fufus fuppedita- 
bat regulum pulchrum E x ponderis, & fcorias 5 jii 5 i 1 ; quae coloris ef- 
fent flave brunei, jadflura f 1 svi erat. Regulus hic iterum cum § jii fal¬ 
petrae fufus fuppeditabat Evi 11 3 v 1 reguli, & § j i 5 j i i fcoriarum lutearum, 
jactura erat § 1 3 v 11. Ultimo regulus fufus cum 5 j ii nitri dabat regulum 
flellatum %vi ift, & fcorias albicantes ^ji 3j: jaftura erat $ji 3j. Regu¬ 
lus hic pulcherrimus eft & corufcans radiis, fed non tantam Martis partem 
poflidet, quoniam modo 3 j i i i Martis ad fer antimonii admixta fint, cum in 
praeparatis praedictis duplum aflumptum fit. 


Stella. 
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Stella. 

pRascipne repraefentatur in regulis his puris ftellaris figura, quae radios a 
-®- centro quodam verfus peripherias fpargit; centralis pars elevatior fo- 
let eile partibus circumcirca ; in aliquibus vero apparet in centro excava¬ 
tio quaedam ; in aliquibus nulla differentia altitudinis in plano effe folet. 
Radii a centro exire folent tanquam folia vel laminae erifium , qua fe ma¬ 
gis magifque extendunt, fed verfus peripherias ultimas rurfus contrahi vi¬ 
dentur ; diverfae admodum figurae funt, fpeciem referunt venarum in fo¬ 
liis. Aliqui putant regulum hunc per totum fuutn corpus Rellatum effe, 
fed regulo quodam fradto, nihil apparuit nili maffa quaedam confufa infini¬ 
tis chryftallis referta; in quibusdam verfus centrum quoddam refpicere 
videbantur chryltalli, non vero in omnibus chryftailifationes dictae aliquam 
affinitatem habere videntur cum figura exteriore ftellari, quamvis non 
unum centrum refpiciant: ffella haec tantum extrinfecus apparet, non vero 
intrinfecus; ex fcoriis regulo proximis oriunda; hinc etiam tam in regu¬ 
lis parvis quam in majoribus forma talis ftellaris apparet: ftellam hanc non 
tam facile recipit regulus Martialis, quam regulus antimonii communis; 
led obtinetur, fi optime fluat materia. Interdum etiam ftella confufim for¬ 
mata apparet, praecipue fi mortarium vel conus pauxillum obliquetur, tunc 
figuram quandam determinatam non recipit; in quibusdam regulis dimi¬ 
dia quaedam ftellula apparet, in quibusdam fpecies quaedam arbufculi re¬ 
praefentatur; in aliquibus confpiciuntur radii fine ordine regulari; in qui¬ 
busdam circa peripherias veftigia ftellae apparent. Haec Lemmery de anti- 
monio. 

De regulis antimonii Martialibus, de deftillatione ejus varia & aliis 
chymicis operationibus cum regulo Martiali inftitutis videas tradlationem 
meam de mtimonio . 



PARA- 
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PARAGRAPHUS IX. 

TinBura Martis aperiens. 

dUIverifentur & commifceantur 12 uncis croci Marris 
& 3 2 uncis tartari albi, mixtura coquatur in vafe fer¬ 
reo cum 12 vel 15 libris aqus pluvialis fpatio 12 ho¬ 
rarum ; cum fpada ferrea circumagatur materia, cum¬ 
que aqua prior incoquitur vel abdrahimr, infundatur 
loco ejus aqua alia calididima ; tranquille dein relin¬ 
quatur, & liquor niger fupra apparebit, qui filtretur, 
& in patina vel olla hclili abflrahatur fuper ignem ad 
mellaginem vel fyropi confidentiam, unde 44 uncis obtinentur. In fun¬ 
do remanet materia albicans, qus tanquam inutilis rejicitur, mixtura enim 
ed cradiorum partium tartari & Martis, vocatur tinctura, Martis tartarifata 
& fyropus Martis dulcis , edque fumme aperitiva. Lemmery. 

Ii. Scobis Martis portioni uni, tartari crudi optimi portionibus 2 , 
magna copia aqus affundatur, junclimque in aheno ferreo fat capaci co¬ 
quantur, quo diutius eo melius ; & d ad pultis formam forlitan fpidata 
fuerint, denuo tum iis aqua affundi oportet, tandem deguda deco&ionem, 
numlaporem falfum habeat, & liquor fupernatans nigricet, dque ita fit, 
per pannum coletur & coquatur ad fyropi liquidioris fpiditudinem. Qui¬ 
dam ex hoc cum fpiritu vini reclidcato tincturam eliciunt, verum hsc vir¬ 
tute longe illo inferior ed. Ubi id cralfamen, quod initio in panno reda- 
bat, exdccaveris, quoad non amplius fumarit, habebis crocum Martis fub- 
falfi vaporis : edque hsc tindiura Martis tartarifata vel tinctura tartari cba- 
lybeata. Barchuf. 

III. Accipe 8 uncias rubiginis ferres, qus rore matutino afpergen- 
da ed, mifceatqr in olla ferrea cum 3 ifr aqus mellis & 4 libris fucci ex uvis 
maturis, & adjiciantur 4 uncis fucci lemonum, olla cum operculo ferreo 
tefta exponatur igni mediocri, & inibi per 3 dies digeratur, coquatur dein 
per 3 aut 4 horas, operiatur, & fpada identidem circumagitetur, ad tega¬ 
tur datim, ne humiditas, celerius quam oportet, abdrahatur; cumque ni- 
grefcit liquor, inde ignis removeatur; fubdantia adhuc calida per linteum 
percoletur, & humiditas dein igne arens ad ficcum abdrahatur in vafe vi¬ 
treo, unde habetur tinctura; quod in fundo olis remanet, ed materia ter- 
redris ferri, nullius utilitatis. Lemmery. 

IV. Recipiantur 2 uncis vidtrioli Martis pulverifati & cum squalibus 
partibus falis tartari mixti, etiam in mortario in pollinem fubtilem contri¬ 
ti, jucundum ed vifu, quamvis bina falis genera coloris dnt albi, mixta ta¬ 
men evadant coloris albe rubefcentis, mada hsc agitanda ed, unde in bul¬ 
las fe refolvit, & expolita aeri humido, in liquorem abit mixtura, qui li¬ 
quor in ufu medico optimus ed. Materia rubra ponderanda ed, etiam 
tunc cum materia in liquorem abierit, & pondus humoris differens per bal¬ 
neum Maris abdrahatur, illum enim humorem ab aere attraxerat, & loco 

ejus 
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ejus infundatur tantum fpiritus Veneris, & digerantur/fimul in balneo va- 
porofo per circulum fpatio 24 horarum; abftrahatur fpiritus ad mellagi- 
nem & fuperinfundatur fpiritus vini tartarifati ad eminentiam 4 digito¬ 
rum, & per 3 dies &no<ftes digerantur, dein flltretur tinctura frigida, & di¬ 
midia vel | partes lento calore "evaporetur, unde habetur tandem reme¬ 
dium aperitivum optimum. Febure. 

V; Scoriae Martis, quae a fabris ferrariis rejiciuntur, contundantur mo¬ 
do erado, affundatur acetum ad eminentiam 3 vel 4 digitorum, reponatur 
in digeftione per triduum, ut acetum colore rubicundo tingatut, decante¬ 
tur tunc a fcoriis & iterum reponatur, donec limpida evaferit; decantetur 
tum iterum a fecibus, & habebis tinfturam Martis pellucidam, ex Boe 
Sylvio Kcenig. 

VI. Limaturam Martis aqua clara purificatam fuperinfunde fuccum 
pomorum Borsdorffianorum, per aliquot dies in loco calido repone, fe- 
piufque rutabulo agita, poft per linteum exprime , ac in loco calido ad 
condftentiam digere, tunc eft ejfentia Martis dulcis vel extrattum Martis dul¬ 
ce ; huic fi fuperaffundis fpiritum vini ac iterum digeris & filtras, habebis 
effentiam Martis dulcem & liquidam. Kcenig 8 c Hoffman. 

Dominus Valentini ita deferibit hanc tin£luram vel effentiam, quod 
tunc primum pro vera habenda fit, quando primum limatura Martis cura 
fucco pomorum Borsdorffianorum in loco calido infunditur, donec omnia 
inftar atramenti nigrefeant, dein fuccus coftione in extra&um redigatur, 
quod in fpiritu vini vel fpiritu cochlearia folvatur. Valentini. 

VII. Victriolum Martis ad rubedinem calcinatum fuperinfundatur 
acetum deftillatum ad eminentiam 2 digitorum, digeratur, dum rubefeit 
acetum, percoletur & ad mellaginem abftrahatur, infundatur fpiritus vini 
rectificatus, digeratur iterum, dum fpiritus vini tincturam traxerit, filtre- 
tur fpiritus vini & in balneo Mariae ad tertiam partem abftrahatur. Col- 
le£t. Leidenf. 

VIII. Spiritus nitri dulcis 3 partium in ramenta reverberata 1 partis 
infundatur, per biduum digerantur, ufque dum mixtura colorem rubrum 
attraxerit. Collect. Leidenf. 

IX. Recipiantur 14 unciae ramentorum, 1 uncia fpiritus falis commu¬ 
nis, 8 unciae aquae per 3 vel 4 dies digerantur, circumagitetur bis quovis 
die, adjiciantur 3 unciae chryftallorum tartari contuforum, & aqua com¬ 
munis, quantum fat eft, in olla ferrea per bihorium coquatur, & adjiciatur 
nova aqua, percoletur, vel relinquatur inquiete, dumeraffiora fubfiderint,\ 
liquor clarus fupernatans per inclinationem effundatur, & ad fyropum te¬ 
nuem abftrahatur, quae ad ufum confervetur, luperaftufo reciificato vini 
fpiritu ad dimidiam partem. 

Vel ramenta ferri 3 partium, chryftallorum tartari 8, aqua quantum 
velis, per 3 vel 4 horas coquantur, mixtura rutabulo jugiter circumagite¬ 
tur & aqua nova infundatur, dum fatis colorata fit; abftrahatur ad pultis 
confiftentiam ; cave ne materia comburatur, in loco tranquillo fubfidet 
pars craffior, clarior fuperiora tenet, qua; effundatur & in confiftentiam olei 
abftrahatur, unde habetur tinctura. 

CiaJJis lll.de ferro. Mm mm Vel 
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Vel fi accipiantur flores Martis & haematitis i uncis, aqua vlt® com¬ 
munis 2 vel 3 unciarum, & tinctura modo fuperiori praeparetur. 

X. Tindtura laudatur tanquam optima, qus etiam elegantiflima 8 c 
inftar fanguinis rubicunda eft, parata ex viftriolo Martis & fale eflentiali 
vini, ex quo extrahenda eft tinctura per fpiritum vini more nimirum Roll- 
finciano ; fcilicet recipiatur pulvis fpiritus Martis non calcinati & tartari 
ana, mifceantur & in cella frigida aut loco humido per 3 dies vel noftes 
collocentur ; fic color mutatur & aliquo modo fluida redditur, aere fe in 
poros infinuante, huic coloratae mixturae affundatur fpiritus vini, & ftatim 
tinctura exlurgit elegantiflima, quae vino infufa gratum odorem fpirat,tin- 
cturafquc alias etiam exaltat. Kcenig. 

XI. Ramenta chalybis purificata fuperinfundatur acetum ex vino le¬ 
ni & dulci factum, quantum fatis eft. Mifceantur invicem fpatio horae vel 
bihorii, humor in olla leniter abftrahatur, e novo infundatur acetum, quod 
aliquoties repetatur; omnes dein tincturae commifceantur, & in loco tran¬ 
quillo relinquantur, ut crafliora ad fundum fubfldeant, per inclinationem 
effundatur pars aquofior & aflervetur; vocatur ejjentia Martis aperiens nigra. 

XII. Dominus Barchufen tinfturas has aperiri vas fic tradit : 1. Flo¬ 

ribus Martialibus fale ammoniaco paratis affundatur alcohol vini, ad duo¬ 
rum vel trium digitorum transverforum altitudinem, poft flat horum de¬ 
bito calore extractio : tinctura per chartam colata dicitur tinctura Martis 
aperiens ■ volatilis. 2. Tinctura Martis a Zwelfero Vera ditia , fit, fi paribus 

portionibus victrioli Martis, & terrae tartari foliatae, vel quae prsftantior 
eft, fi victrioli Martis unciae uni vel terrae foliatae fefquiunciae, fupcr ignem 
leviter in patella ferrea in maflam fpadicis colore ftibactis, additur fpiritus 
vini rectificati fextuplum aut octuplum, digerantur per aliquot dies, poft 
tinctura per pannum colata in vitro aflervetur. 3. Praeftans eft Wedelio 
tinctura, antifcorbutica ditia, quae fic conficitur : squalibus partibus bene 
inter fele commixtis victrioli Martis & florum ammoniaci Martialium, af¬ 
funditur fpiritus cochlearis optime rectificati fextuplum, digerantur, poft- 
ea colentur. 4. Nec minoris facienda eft ea , quae refertur ad auctorem 
le Mortium .-recipiantur fcobis chalybis 31V, tartari albi 3x11, fpiritus falis 
ammoniaci aqus 3111 vafi lapideo vel vitro latioris colli immifla 
quotidie fpada ferrea femel atque iterum agitentur, admifcendo una lin¬ 
gulis diebus fpiritus vini ordinarii drachmas duas circiter. Opus tale duas 
vel 3 hebdomadas continuandum eft. Poftea antememoratis infuper lin¬ 
gulis diebus admifcendae funt unciae quatuor fequentis : Recipe aqua: ro- 

larum 3x11, fpiritus falis ammoniaci §vi 11, quibus peraftis 111 
fine addantur olei caryophyllorum gr. x; colentur 
dein per pannum. Barchufen. 
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PARAGRAPHUS X. 

TinBura Martis Ludoviciana. 
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IcPrioli Martis rite parati recipe partem imam, cremo¬ 
ris vel chryfiallorum tartari partes 4, aqus partes 20, 
in olla limul ebulliant, pergatur coquendo, donec fit 
maffa inftar mellis fpiffa & firma, quse indatur phiolx 
altae; afiiindatur fpiritus vini femel reclificati duode- 
cuplum, ebulliant 24 horis aut ultra, fupernatabittin- 
clura rubella, quae a faecibus fubfidentibus feparataefi. 
Si hujus tindiurae dimidia pars defiillando aufertur, 
concrefcunt in fundo chryfiaili, ex quibus rurfus, aqua vel fpiritu vini fo- 
lutis educitur tindiura. Boerhave. 

TinBura Martis cydomata. 



T> Ecipe limaturae Martis fubtilifiimae & per ablutionem a fordibus adhse- 
■Ev rentibus repurgandae 51, affunde illi in vitro amplioris fundi fucci Cy¬ 
doniorum exprefii §vi vel svi 1, milia lient in leni digefiione per aliquot 
dies & nocles, donec tertia vel dimidia pars iucci evaporando fit abfiim- 
pta, & reliduus fapore fuo viclriolico lufficientem extradiionem faciam eP 
ie tefietur, tunc filtratio infiituatur, & addito tantillo fpiritus vini & fpiri¬ 
tus cochlearia digeliio lenifiima repetatur; vitrum hiuc inde mo¬ 
vendo & exagitando : fic parata erit didia tindiura. 

Iioffman. 













3-24 




PARAGRAPHUS XI. 

linBura Martis vel chalybis adjlringens . 


^ciae tres limaturae purae Martis recipiantur, & in cucur¬ 
bitam vitream mittantur, infundatur fpiritus Veneris, 
dum modo humedetur & in unum colligatur, cucurbi¬ 
tae imponatur capitellum, & igne leni abftrahatur ad lic- 
cum, cohobetur ii faporem habeat, ii non, Mars cum 
fpiritu Veneris amplius humedetur &liccetur ut prius, 
quod 3 vicibus repetatur, vel ufque dum Mars in cro¬ 
cum fubtilem & rubrum mutatus iit, quo facio, teren¬ 
dus eil crocus fuper porphyrum & remittendus in cucurbitam & infun¬ 
dendus fpiritus Veneris ufque ad 4 digitorum eminentiam, & in balneo 
Mariae, ufque dum fpiritus evadat coloris rubri, abftrahatur, feparetur tin¬ 
ctura & novum menilruum immittatur, commiiceantur omnes tincturae, & 
ufque ad coniiilentiam fyropicraflioris abilrahantur, fuper quam infunda¬ 
tur fpiritus vini ad eminentiam 3 digitorum; qui digeratur in balneo & ab~ 
ftrahatur, dein filtretur & cum eodem menftruo abilrahatur, ufque dum 
extradum obtineatur, flltrentur tincturae, & | partes liquoris abilrahantur, 
tunc rellabit tindura Martis adllringens. Amplam hanc praeparationem 
tradit Dominus Febure. 

II. Recipiantur recrementa velfcoriae ferri vel carbones e foco fabri¬ 
li a fabris rejecli, in quibus ferrum elfe 1 'olet; vel li tanta pars Martis car¬ 
bonibus non iniit, ante follis ventum calcinentur, pulverifentur, & pulvis 
in phiolam mittatur, infuper acetum dellillatum vel fpiritus aceti; digera¬ 
tur mixtura in vitro claufo per 14 dies & nodes, vel ufque dum fpiritus 
aceti coloris bruneo-rubentis factus fit; liquor a fcoriis feparatus effunda¬ 
tur, & per nodem in vitro relinquatur, ut craflibra fundum petant. Ef¬ 
fundatur inde pars clarior, unde habebis tinduram rubram, puram, lim¬ 
pidam omnisque impuritatis expertem : ellque tindura haec adlfringens. 
Colled. Leidenf. 

III. 5) i ramentorum ferri aut chalybis recipiantur, & 3 uncia; fpiri¬ 
tus aceti, in phialam vitream mittantur, & in arena per diem & nodem di¬ 
gerantur ; ignis per gradus augeatur, fcilicet ad tertium gradum, ut voca¬ 
tur; hinc fpatio unius diei obtinebis tinduram rubram, filtretur per char¬ 
tam & confervetur. Colled. Leidenf. 

IV. Mifceantur pulvis haematitis & ramentorum Martis 2 unciarum, 
fal Armeniacum 3 unciarum, mifceantur in crucibulo, & crucibulum in 
igne per bihorium, ufque dum vapores delinunt, teneatur; ignis principio 
lit lenis, qui ad candefcentiam crucibuli demum intra \ horam intendatur, 
quodque reliquum elt, pulverifetur; recipe hunc pulverem fic obtentum 
vel caput mortuum poli fublimationem haematitis in flores 2 unciarum, 
fuperinfundatur fpiritus vini Gallici 6 unciarum, quoque diutius digerun¬ 
tur eo melius, tindura a materia in fundo feparetur. Colled. Leidenf. 

V. Li- 
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V. Limaturae Martis recentis non rubiginofe fuperaffundatur vige- 
cuplum boni vini Rhenani; reponantur in frigore per 3 vel 4 feptimanas, 
vale claufo, faepe concutiendo, orietur nigredo in vino cum fapore laccha- 
rino, ffiptico, quod effundatur pro ufu ; fi novum vinum huic faeci affun¬ 
datur, vix amplius hanc tincturam educes. Vel, decoquatur Mars in phia¬ 
la alta, & accipies eandem tincfuram, quae filtrata fervetur in ufus. Boerh. 

VI. Si loco vini Rhenani limaturae Martis affundatur fjpiritus aceti 
deffillati duodecuplum, habebitur tinctura fanguinpi coloris faturatiflima, 
faporis naufeabundi, Ifiptici, dulcis, iplius Martis quam ditiffima.' Debent 
autem aliquot horis una coqui, fi feci iterum affundatur acetum, nulla am¬ 
plius tinCfura fanguinea, fed lingularis tantum pars compofita prodibit. Si 
uncia hujus vel praecedentis admifceatur unciis duabus crafli alicujus fyro- 
pi, habebitur fyropus Martis potabilis. Boerhave. 

V 1 L Aqua chalybeata, vel aqua, in qua exff inguitur chalybs, eff adftrin- 
gens, quoque fepius exlfiiiguitur, eo melius, optimi eff ufus in medicina. 

VIII. Seligantur flores falis ammoniaci Martiales puriores , colore 
aurantio inligniter tincti, hifque fuperaffundatur fpiritus vini recti flcatus, 
lic extrahetur, obffetrice calore digeffivo, tinctura aurei coloris per filtrum 
transmittenda, & in vitro bene claufo recondenda. Hoffmannus. 

Vel recipiatur ~ pars librae limaturae Martis, \ libra falis ammoniaci in 
arena per phiolam lublimati, feorfim conferventur hi ilores, ut& flores fla¬ 
vi feorfim, & a contactu aeris culfodiantur, ne in deliquium abeant: feor- 
lim etiam conferventur flores nigri, qui in aere deliquefcunt, quique mul¬ 
tum adffringentes funt. 

IX. Ex fcoriis Martis fabrorum conficitur tincfura adffringens, fi di- 
Ctis vel acetum deffillatum vel fpiritus aerugnis affundatur, digerantur fi- 
mul quoufque rubefcat menffruum, poffmodo id ollae ferreae immiffum 
decoquatur ad confiffentiam mellis, ex quo deinceps ope fpiritus vini tin- 
Ctura eliciatur. Alia fit, fi refiduo a fublimatione iforum Martialium, im¬ 
primis vero iliis fiolbulis nigricantibus, qui mediae vitri, in quo fublima- 
tio inffituta eff, regioni adhaerent, affunditur alcohol vini: fed hae & aliae 
famofae ex ferro tincturae adffringentes dubiae operationis funt; hinc con¬ 
tingit, ut & ipfi auCtores has defcribentes fe inter non conveniant, dum al¬ 
ter eidem tinfiurae adffringendi, alter aperien di vim aflignet. Barchuf 

ExtraElum Martis adflringens. 

S Umantur 8 unciae croci pulverifati, & in tripode ferreo fbperinfundantur 
4 unciae vini rubri, vinum adhiberi poteff, quod vocatur w» de teintehc, 
tripus teCtus mittatur fuper ignem, ut materia inibi coquatur, rutabulo cir- 
cumagitetur & ad remanentiam fpartis abffrahatur, quod claram eff, per 
linteum filtretur, & tanta pars humoris evaporetur, dum remanet extra¬ 
ctum ficcum. Lemmery. 

II. Recipiantur fucci acetofae ffeiv, tamarindorum ifei, ebulliant fi- 
mul in olla ferrea, dein per pannum colentur ; in liquore colato exffin- 
guatur fcobis Martis candefactae ifei. Coquantur denuo in olla ferrea, 
donec fuccus fapore vicfriolico imbuatur, poffea idem de novo coletur, 
donec craffitiem fyropi craflioris adeptus fuerit. Barchuf. 

Claljis III. de ferro. Nn nn PARA- 
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PARAGRAPHUS XII. 



Aqua MartialisJive acidulas referens: vel aci¬ 
dulae artificiales. 

Qua artificialis acidularum obtinetur, fi dum mine- 
ra Martis, poltquam per plures annos ad viftrioli 
(quod ut aliud viclriolum, poftquam cum aqua fue¬ 
rit folutum & infpifiatum &dellillationi commiffum 
fpiritum praebuerit & caput mortuum reliquerit, 
quod nihil eft aliud quam crocus Martis in verum 
Martem liquatione reducihilis) fufficientem produ- 
dtionem expolita fuerit, cum aqua roris majalis vel 
alia aliquadeftillata infunditur, atque quod folvitur, filtratur; idque quod 
filtratum eft, denuo huic 'miner® vi&riolicae affunditur, donec nihil hujus 
lalis amplius folvere atque imbibere poflit, qualis dein liquor, tales acidulas 
artificiales conftituere poteft. Quo autem citius produftio vidtrioli obti¬ 
neatur, debes mineram contufaminloco humido reponere, ut folvatur, quo 
paclo pinguis fulphuris materia ejusdem in halitus abit, acidum vero ful¬ 
phuris rodit Martem, & fic fit vidriolum : cum vero in viftriolum abive¬ 
rit, immittitur ollae non vitriatae feponiturque in cella aliisve locis fubter- 
raneis vel humidis, fic enim per ollam viclriolum purius inftar lanuginis 
transfudat, remanente quod craflius vel purius fuerit. Lanugo vero vi- 
ctriolacea cum penna tandem de olla abraditur ac in rore majali folvitur, 
ut obtineatur praediclus liquor. 

II. Ex minera Martis recenti, melius fi aliquandiu aeri fuerit expoli¬ 
ta, ut eft Hafiiaca &c. deftillatur fpiritus, qui capiti mortuo reaffufus ali- 
quotque cohobiis fuper eodem reffificatus, odorem tandem ambram mo- 
fchumque aemulantem habere perhibetur, & non fecus ac fpiritus viclrio- 
li Martis aqute fontanae ad gratum acidulum faporem affufus, miftione per 
minima transvalatione facta acidulas -aemulatur, & in variis efiervefcentiis 
humorum corporis noftri exhibetur. Koenig. 

III. Ramenta fubtilifiima chalybis vel Martis cum tartaro vini Rhe¬ 
nani ana mifceantur, fuperaffundatur quantitas aquae pluvialis filtratae, ex 
his globuli poffunt formari, qui ficcentur cum fale & pane in fumo panifi- 
co mifcendi, in pulverem iterum contundantur & formentur globuli pari 
modo ut prius, cum aqua pluviali & cum pane mifceantur; repetatur hoc 
dum chalybs in quolibet liquore folvi poffe videatur. 

IV. Una pars ramentorum fubtilium, 2 partes florum fulphuris, pul- 
verifentur, & quantitas aquae pluvialis ad pultis confidentiam infundatur, 
digerantur in leni calore per 1 2 horas, quumque hoc fadfum fit, infunda¬ 
tur e novo aqua pluvialis ad eminentiam 3 vel 4 digitorum, coquaturdein 

ufque 
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ufque ad tincturam flavam, effundatur, percoletur, abftrahatur ad ~ partis 
remanentiam, hinc poft aliquot dies pulcherrima rubedo exiftit. Collect 
Leidenf. 

V. Dominus Hoffmannus aquas acidularum artificiales fic praeparat, 
dicens, difficilius negotium flacce dit cum acidularum imitatione, ut vere 
tales praeparentur, & quae non folum faporem eundem praeferant & cum 
acidis pugnent, fed etiam copiofo fpiritu aethereo elaftico imbutae fint, et- 
fufae bullulas rejiciant & penetranti odore nares compungant; id quod ob¬ 
vium eft in Selteranis, Buchenflbus, Arronianis & Wildungenflbus, nihil¬ 
ominus tamen artiflciofam earutidem elaborationem hunc in modum mo¬ 
litus fum. Infudi nempe aquae fimplicis, & quae obtineri potuit, optimae 
menfuram in flgulinum vas, anguftiori collo inftru£tum, eidemque initii- 
lavi primum falis tartari probe calcinatiiterumque foluti drachmam unam 
vel etiam pius adhuc, deinde adjeci victrioli fpiritus, prout magis vel mi¬ 
nus dilutus fuit, quantitatem & quidem talem, ut facta ebullitione & mix¬ 
tione alcalinorum quodammodo emineret, ac demum agitatione fa£ta vas 
probe claufi: prodiit hoc artificio fapor acidulis affinis cum bullulis fub 
effufione alte fallentibus , refpondit quoque virtus & effectus, ita ut iisdem 
lummo cum fru£tu in morbis, qui acidularum temperatum potum poitu- 
labant, & harum tamen copia deerat, ufus iim. Eadem prorfus ratione 
Emfenfium aquarum imitationem adornari poffe reor, nili quod aqua le¬ 
vior & purior flt adhibenda & major falis tartari portio. Si vero Pyrmon- 
tanis, quae Martialis ochreae materiae confortio imbutae, fimiles conficere 
animus eft, aquae Martiatae vel naturales vel artificiales adhibendae, & pau¬ 
lo major falis tartari & fpiritus victrioli copia admifcenda, ita tamen, ut pa¬ 
riter alcalium elementum emineat. Hoffmannus. 

VI. Praeterea aliae funt acidulae, quae alvum follicitantem virtutem ex- 
ferunt, ut Egranae, ac licet cum acido eflervefcant, lal tamen tertium ama¬ 
ricans poft exhalationem relinquunt: hae etiam non alia ratione quam di- 
6tae acidulae artis ope concinnantur, adjicienda tamen eft falis Ebfamenfis, 
Sedlicenfis, Glauberiani vel ejus, quod ex magneiia & fpiritu victrioli pa¬ 
rare foleo, portio. Haud abfimili ratione artificiofe concinnari pofliint 
aquae, fale exquifite medio foetae & efficaciter purgantis efficacitatis, fcilicet 
quando aquae fimplicis optimae notae fal Glauberianum injicitur, ut in ea 
liquefcat, vel melius adhuc fi per mixturam magneiiae & olei viftrioli ex 
calcarea terra & acido viclriolico fal eodem modo, ut in nativis fit, pare¬ 
tur, & aqua eodem impraegnetur, ita quidem & pondus falis inditi aequet 
quantitatem illam, quae per evaporationem ex aquis paratur, ac in libra 
medica ad duas minimum drachmas accedit. Ac denique fi quis curiofus 
Carolinas aquas valde alcalinas, & laxante virtute praeditas & imbutas ,'fibi 
artis minifterio comparare velit, is id potiffimum agere videtur, ut non le¬ 
vem & fubtilem aquam, fed materia calcarea onuftam eligat, eidemque pa¬ 
riter prius folutionem falis tartari & pofteavifrrioli, quoulque alcalina por¬ 
tio manifeftius emicet, infpergat, quo terra calcaria cum fpiritu victrioli 
congrediatur, & in fal neutrum tranfiens, purgantem effeftum exfequatur. 
Hoffmannus. 
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VII. Mars potabilis WiUifii: Recipe tartarum album purgatum & lima¬ 
turas Martis puriffimi ana, contundatur fubtile in mortario ferreo, affunda¬ 
tur aqua theriacarum& lumbricorum, contundatur dein fortiter maffa, haec 
cum piftillo ferreo perfemihoram, in globulum redada includatur papyro 
albo duplicato & arde ligetur circumcirca, fufpendatur in loco tepido clau- 
fo per 3 vel 4 dies, dum in maffam duram concreverit, pulverifetur, cribre¬ 
tur, ad fcrupulum unum addantur 2 librae aquie, & habebis ferreas acidulas 
WiUifii, quales in magna quantitate ex tempore parari poffunt. Kcenig. 

VIII. Mars potabilis WiUifii etiam fit ex paribus portionibus ferri 
& cremoris tartari pulverati, jundifque aqua aliove liquido, ut vino, ace¬ 
to &c. interveniente in globulis formatis inque fumo codis ; qualis labor 
pulverando globulos, & fubigendo pulverem liquido aliquo, ut globuli rur- 
fus ex maffa confici poffint; toties iterandus ei i, donec hi penitus aqua ta- 
befcant. Mars hic potabilis non differt, neu fapore,neu virtute, neucom- 

pofitione a tindura tartari chalybeata, de qua alias, fiquidem utra¬ 
que ex iisdem rebus primordia ducunt. Barchuf. 
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PARAGRAPHUS XIII. 

Flores chalybis £ 5 ? Martis. 

=Roci Martis cum fulphure reverberati & Hilis Armenia¬ 
ci pulverifati partes aequales in cucurbita vitrea balneo 
arenae commifla fuperimpofito capitello diligenter lu¬ 
to obdufto & igne per gradus adhibito fublimaudo, 
ubi pars croci & falis Armeniaci furfum evecta fub 
fpecie florum flavorum apparet, qui triti & cum fubfi- 
dentia remixti iterum fublimandi,quod quinquies vel 
fexies aut toties repetendum, quoufque crocus Mar¬ 
tis fere totus cum fale Armeniaco in flores furfum elatus iit. Hoffman. 

II. Accipe limaturae Martis non rubiginofe, falis ammoniaci iicci 
partes aequales, conterantur iimul in pollinem fubtiliflimum, quo diutius 
eo melius : tunc fiat in cucurbita vitrea cum alembico vitreo igne arenae 
fummo fublimatio : exibit primo liquor igneus, acerrimus, volatilis fere 
fuflocans, quo expulfo folent afcendere fumi albi, qui concrefcunt in flo¬ 
res falis ammoniaci. Audio dein valide igne, elevantur flores omnis fere 
generis & coloris, qui dicuntur flores Martis a varietate coloris. In fundo 
manebit ipfum Martis corpus penitus apertum , adeo a fale ammoniaco 
penetratum, ut aeri commifliim fere fermentefcat: ergo mutatum mira¬ 
biliter eA in fua fubfiantia, nam tumet, fpongiofum fit,lolvitur, & tandem 
quafi in oleum deliquelcit. Si flores hi exponuntur aeri humido aperto, 
folvuntur in oleum : id autem, quod in fundo remanet, dat tindhiram. 
Boerhave. 

Recipe fcobis ferri, qua; dum ferrum canderis malleo percutitur, de¬ 
cidit, & falis ammoniaci partes aequales, pulverata cucurbitae vitreae lorica¬ 
tae immittantur, eque igne aperto, ut moris efl:, lublimentur, prodibit pri¬ 
mo fpiritus quifpiam ammoniaci urinofus, in fine autem aflurgent flores 
colori aurantiorum fimiles , qui finita operatione protinus eximendi, vi¬ 
troque beneclaufo refervandi; aer alias fi ad eos acceflerit, colorem & for¬ 
mam mutant. lidern flores conficiuntur lapide haematite fubtiliflime trito, 
de quibus infra; flores cum lapide haematite parati colorem elegantioretn 
habent, quam qui cum ferro confecti funt. Refiduum a fublijna- 
tione aeri expofitum diffluit in liquorem, exterius vim adfirin- 
gendi, interius aperiendi habentem. Barchuf. 



Claffis lll.de ferra. 
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PARAGRAPHUS XIV. 

Oleum Martis. 



Ic recipiatur crocus Martis per reverberationem fa- 
ftus, eidemque affundatur fpiritus viclrioli philofo- 
phici, digeratur & extrahatur aliquoties recenti fpi- 
ritu rubedo, addita aqua fontana. Tincfi iiquojges 
abflrahantur ad mellaginem : haec ex cucurbita non 
nimis alta fublimetur, & acquiruntur flores, qui aeri 
humido expoliti in liquorem aureum folvuntur,hic- 
que liquor vocatur oleum Martis. 

II. Alii futuunt crocum Martis ex Martis in viclrioli ifejii aqua tepi¬ 
da foluti paratum ad omnimodam laminarum ferri confumptionem, 
cui deinde addunt filicum calcinatorum Ifcji, & per retortam bene lutatam 
lento igne per 12 horas dein intenliori deflillant, unde oleum coloris {an¬ 
guinei habetur. 


III. Sumatur ferrum quantum velis, folvatur in fpiritu falis amrno- 
niaci, folutio per retortam deftilletur, inde obtinetur fpiritus, qui virtute 
ferrea pollet & laporis dulcis efl, vocatur oleum Martis album. 

IV. Viclriolum Martis per deliquium: fi calx rubra viflrioli Martis fcu- 
tella vitrea excepta exponatur aeri aperto, humefcit & attrahit aquam, quem¬ 
admodum fal aicalinus fixus & diffluit 111 olei rubri fpeciem, eflque hvc 
produftio oleorum metallicorum : hinc patet ars ex metallis quibuscun¬ 
que butyrum vel oleum per deliquium faciendi: quo fepius metallum 

hoc liquefacias & iterum exficces, eo magis aperies, ita ut tan¬ 
dem metallum volatile fiat. Boerhave. 
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PARAGRAPHUS XV. 

Sal Martisfeu viclriolum ex Marte 

paratum. 

On fermo hic eft de viftriolo Martis proprie di6to; • 
fed potius de fale Martis; de victriolo alias fepara- 
tim agendum in luo loco eft. 

I. Si ferro candefafto albicanti & fcintillanti ad¬ 
movetur fruftum fulphuris citrini, e veftigio aci¬ 
dum, in fulphure latens, ferri corpus corrodit, hinc 
id liquefcit, & in vas fuppolitum frigida repletum 
ftillat, hancque vifrrioli fapore illico imbuit. Quae 
aqua, li, donec cruftula in fuperficie apparet, evaporetur, & poftea in lo¬ 
co frigido reponatur, concrefcit in vidtriolum. Barchuf. 

II. Omnium frequentiffimus eft modus, li fcobiferri vel fpiritus ful¬ 
phuris vel oleum vidtrioli inftillatur, cum non amplius efferbuerint, affun¬ 
datur iis aqua &in olla ferrea limul coquantur, hinc per chartam colentur, 
evaporentur, & ut mos eft, evaporentur. Pari modo fit etiam ex ferro 
falinum concretum, li ei fpiritus falis vel fpiritus nitri, vel acetum deftil- 
latum, vel aiiud quodvis acidum affunditur ; differunt tamen hujusmodi 
victriola ratione affufi acidi; acido namque luus cuique partium litus at¬ 
que figura eft, quocirca etiam unumquodque fibi propriam formam a mu¬ 
tuato ferri corpore afcifcit, quam quoque fequitur diverfus cujufque ge¬ 
neris tum color tum lapor. 

Scobi ferri etiam nunc cum acido viftrioli effervefcenti, li fruftulum 
charta; incenium applicueris, videbis in illorum fuperficie cum murmure 
quodam flammam, illico tamen interftindturam exoriri. Barchuf 

III. Fit per praecipitationem ex viftriolo, cui plurimum ferri ineft; 
hujusmodi victriolo aqua diftoiuto, fruftula ferri candefacta immerguntur, 
donec amaricans a particulis cupreis ortum trahens fapor penitus fubla- 
tus, ac lolutio victrioli dulcis tantum faporis fuerit. Convenit ad hanc 
operationem potius vidtriolum Anglicum vel aliud fubdulce ac viride, 
quam Gofslarienfe, ac Hungaricum aut Tyrolenfe &c. cupro refertum; 
attamen ii quodlibet quantum fatis aqua foiutum cum fcobe ferri in olla^ 
ferrea coquitur, cupreae particulae tunc praecipitantur atque ferro adhae¬ 
rent. Si prima vice particulae cupreae non omnino fuerunt fuae fpontisfa- 
dtae, oportet tunc coftionem recenti ferri fcobe repetere, quoufque voti 
tui fueris compos factus. Barchuf. 

IV. Victriolum Martis ex fpiritu victrioli vel fulphuris, ut dictum, 
affuiione & corroiione particularum Martis lalinarum , maxime in chry- 
ltallos, paratur compendiofe ex lamellis tenuibus, lic tamen ut fpiritui vi- 
dtrioli, ceu qui particulis terreis metallicis conflat, merito praeferatur fui- 
phuri, cujus mixta limaturae Martis ? jiii afperlione aquae in vitro con- 
lervati poft fex horas incalefcit &in maftam bruno-nigricantem abit, quae 

exempta 
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exempta & carbone accenfa folutione viftriolum album faporis grati (limi 
largitur. Koenig. 

Sal Armeniacum cum deliquio Iblutum Martem fimiliter diffolvit, & 
ad chryftallifandum difponit, dicente Willilio, qui etiam refert viffriolum 
faporem fubdulcem cum aljpera quadam ftipticitate referre. Kcenig. 

V. Aquae purae calefaftae affundatur quarta pars olei viftrioli, tunc in¬ 
jiciatur limatura Martis, incalefcet fubito cum magna effervefcentia & odo¬ 
re lulphureo, qui in fodinis eft; vas crepabit nili prius calefiat. Liquor 
tunc non eft acidus, fed faporis dulcis viffriolici, acrimonia ab oleoviftrio- 
li integre feparata eft. Hoc vocatur metallorum calcinatio humida, per 
quam aquae mifcibilia, adeoque potabilia funt. Dum huic mixturae injici¬ 
tur limaturae Martis non rubiginolae paullulum, orietur uno momento in¬ 
gens effervefcentia , cum odore quali allii & ovorum corruptorum totus 
illico laftefcet liquor; pergatur lic injiciendo ferri limaturam, donec ulti¬ 
mo nulla amplius notabilis fiat effervefcentia. Liquor ille faporis dul¬ 
cis eft, omnisque aciditas fublata eft. Liquor hic fundamentum eft 
omnis atramenti. Si liquor hic trajicitur per filtrum , evadit fubviri- 
defcens, qui, li leni igne , ad pelliculam deducatur, concrefcet in glebas 
chryftallinas virides, dulcis faporis, viffriolum vel magifterium Martis; 
diverfa obtinent nomina hae chryftalli, funtque in aqua integre diffolubiles 
& ad ignem facile liquefcunt. Viclriolum hoc diffolutum in magna aquae 
copia perfeffe aquas Spadanas refert, ut vix diftinguatur a nativis; grana 
tria hujus, & gutta una olei vidrioli inlf illata in aquae purae libris tribus fa¬ 
cit talem aquam. Boerhave. 

VI. Si croco Martis, ex limaturae Martis & florum fulphuris portio¬ 
nibus aequis, confeffo affundatur aqua & educatur lolutio, tunc haec lege 
artis infpiffata, conftituit viftriolum Martis. 

VII. Si tripos vel vas ferreum purum recipiatur, & infundatur fpiri- 
tus vini & oleum viffrioli ana, inque fole per aliquantum temporis quie¬ 
te, dein in umbra reponatur, & licebit videre , quomodo liquor uniatur 
cum Marte vafis vel tripodis, falemque conftituat, ficcetur dein & exima¬ 
tur vafi & in phiola bene claufa confervetur. Praeftat fi vas novum ferre¬ 
um iit, exque 2 unciis fpiritus vini & 2 unciis olei vi&rioli hoc modo 5 
unciae viffrioli Martis obtinentur. Si enim viffriolum Martis folum vafi 
immittatur, ferrum illo facile penetratur, exiguoque tempore aduritur, 
adeo ut fal vel vifiriolum impurum obtineatur. Liquor ad 1 digiti alti¬ 
tudinem immitti poteft & per biduum relinqui; tempore aeftatis facilius 
paratur quam tempore hyemis ; hoc enim tempore requirere facpe folet 
tempus 15 dierum. Si fal vel vi&riolum hoc in cella reponatur, abit in 
liquorem, qui vocatur oleum Martis. Lemmery. 

VIII. In amplum matracium mittantur 8 uncheramentorum ferri,& 
fuperinfundantur 2 librae aquae communis, & 1 libra fpiritus viffrioli, mix¬ 
tura circumagitetur; matracium in arena calida per tempus 24 horarum 
digeratur, interea pars puriftima ferri refolvitur. Liquor per inclinatio¬ 
nem effundatur, ejiciatur materia terreftris fundi, filtretur liquor, ad pel¬ 
liculam in arena calida miffus in cucurbitam abftrahatur; vas dein collo¬ 
cetur 
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cetur in loco frigido, unde formantur chiyfralli viridefcentes, qui eximi 
poffunt, quum liquorfupernatans lente & caute effundatur: liquor hic ad 
pelliculam iterum, evaporetur, & ut prius in loco frigido chryftallifetur, 
quod continuetur & rep etatur, dum omnis pars chryftallina inde exemta lit, 
quae ficcanda eft & in phiola vitrea tedta ad ufum bene confervanda. Quum 
perflat folutio, incalefcit multum liquor & coquitur. Lemmery. 

IX. Limatura Martis cum decuplo aceti deftillati digeritur , donec 
vel tota vel maxima ex parte foluta lit: folutio faccharinam dulcedinem 
referet; lin minus, cum nova limaturae portione ulterius faturanda eft. 
Solutio deftillando ex balneo Mariae abftrahatur ad tertiae vel quartae par¬ 
tis remanentiam, quae calida in phiolam effufa, obturato orificio, lente re- 
frigefcat,&tum in cella reponatur, ubi aliquot dierum mora chryflallos fa¬ 
lis Martis nomine exhibebit, a quibus liquor effundendus, chryffalli, filo 
ferreo liberandae; fuper chartam leniter reliccatae afiervandaefunt. Stahl. 

X. Limatura purifiima acuum mittatur in cucurbitam vitream, & in- 
fuper affundatur per vices fpiritus acidus vielrioli non dephlegmatus, ufi- 
que dum limatura fatis imbuta lit, agitetur cum fpathula ferrea, caveatur 
tamen ne vitrum frangatur, infundatur deinftatim aqua pluvialis deffillata, 
vel quae ceciderat tempore sequinodtii non deffillata, fed calida prius effe 
debet & fere ebulliens, relocetur cucurbita in arena calida, teneatur ibi in 
digeftione & diffolutione per tempus 12 horarum, hoc cum tadtum iit, li¬ 
quor calidiffimus filtretur & lente dein ad dimidiam partem evaporetur, 
in loco frigido dein chryffallifetur, tempore fequenti videbis Martem in 
fundo & circumcirca latera valis chryffallifatum ; chryffalli funt elegan¬ 
tes , coloris viridis, quae intra papyrum complicatum relocandae funt & ca¬ 
lore lento liccandse. Si major pars deiideratur, idem opus continuandum 
eff cum limatura relidua mediante lpiritu victrioli, dein affufa aqua calida, 
filtrandus eft liquor, evaporandus & chryffallifandus, ufque dum totum 
corpus metalli in viftriolum vel in terrae cujusdam genus, "quae exigua ad¬ 
modum copia remanet, fi ferrum fit purum, pertranfierit. Sed quantitas 
vifitrioli fuperat valde pondus limaturae, quantitas interdum triplicatur 
quod oritur a fpiritu viclrioli, qui cum Marte fe incorporare folet. Qb~ 
fervandum etiam eft, quod vifitrioli hujus genus excellentius fit vifilriolo 
communi; eft etiam majoris efficaciae in medicina, & celerius agit quam 
crocus aperiens. Qui praeparare Volunt crocum Martis optimum & urx- 
liffimum, calcinare debent 4 uncias hujus vicftrioli Martis in pyxide igne 
aperto, & perflabit calcinatio, dum pulvis admodum pulcher obtineatur 
quique fubtilis & ruber fit & nullius faporis. Dominus Febure. 

XI. Recipiatur ~ libra limaturae Martis vel chalybis fubtilioris & 

purioris, mittatur in ollam terream , irroretur acetum deftillatum, uf¬ 
que dum in paftam redigatur, quod in balneo Mariae vaporofo ficeari 
debet ; cumque liccatum fit, fuper marmor teratur ; & dein cum 

eodem aceto humeftetur ; poftea ficcetur, teratur & humefletur 
toties , dum per faporem cognofci poffit , quod lal dulcis habeatur: 
dein in cucurbitam pulvis immittatur, & phlegma aceti ufque ad eminen¬ 
tiam 6 digitorum infundatur, & cucurbita in arena reponatur, & liquor ad 
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ebullitionem calefiat, fcilicet ut Mars eo melius extrahatur: obfervetur, 
quod femper e novo infundendum fit phlegma aceti calidum, loco ejus 
quod per co£lionem exhalat, ufque dum menflruum fatis impraegnatum 
fit: liquor dein frigefaclus filtrandus di, & fic purior factus in balneo Ma¬ 
ris reponendus, & inibi ad j vel * partem ufque abfirahendus, mittatur dein 
cucurbita in loco frigido, fcilicet ut in fal chryflallifetur, liquor chryflallos 
fupernatans adhuc evaporetur, & cum evaporatione & frigefadione con¬ 
tinuetur, dum major adhuc pars chryflallorum obtineatur; chryfiallidein 
ficcands funt, cumque ficciores facis fint, eis immittendum efl alcohol 
vini ufque ad 3 digitorum eminentiam, lutetur bene vas & in balneo va~ 
porofo lente digeratur per fpatium fcilicet 7 dierum; pofiea recludatur 
vas & imponatur capitellum, & fpiritus vini eodem manente calore abflra- 
hatur; quo facio in fundo vafis habebitur fal Martis in medicina optimum 
pro obftruciionibus &c. vocatur fal Martis. Febure. 

X II . Primum prsparetur aqua fortis optimi generis, partibus squis 
viclrioli & falpetrs conflans; inque una libra talis aqus fortis diffolvantur 
4 uncis falpetrs purs & ficcats ; pofiea 6 uncis chalybis verfus fundum 
cucurbits fuper cineres calidos relocats immittantur; fruflula chalybea 
effe poliunt 2 digitos longa & unum craffa; immittatur infuper aqua for¬ 
tis, & permittatur, ut operationemfuam exerceat; obfervandum efl, quod 
ampla effe debeat cucurbita, quodque melius fit, ut inibi folvantur fruflu¬ 
la chalybis quam ramenta, nam celere fatis incalefcit vas, & inopina ebul¬ 
litio exoritur; quum vero chalybs majufculus fit, ab acido non tam facile 
penetratur, unde etiam aqua in ferrum lentius agit; ufque tamen calorem 
quendam impertiri debes ; cumque folutio videatur pera6la, acetum de- 
flillatum calidum 2 librarum in cucurbitam infundendum efl, fed per vices 
& quavis vice pars exigua, materia fundi etiam lente circumagitanda efl. 

, Solutio hsc per 3 dies in balneo Maris digeratur, unde admodum rube- 

fcit; pofiea vero per chartam emporeticam hltretur, adeo ut per deflilla- 
tionem in balneo | partes menflrui abflrahantur, cucurbita dein in loco 
frigido mittenda efl, unde formantur chryflalli rubrs, qus impuritatum 
quarundam adhuc participes funt, impuritates eximantur; refidua pars li¬ 
quoris etiam evaporetur, fcilicet ut illud obtineri poflit, quod adhuc chry¬ 
fiallifetur. Omnes chryflalli dein in unum mittantur & in debita quanti¬ 
tate aceti deflillati folvantur, folutio filtretur, & dimidia quantitas men- 
flrui lento calore balnei Maris abflrahatur, dein reliquum ad chryflallifan- 
dum in loco frigido reponatur; continuetur hsc operatio,fcilicet folutio- 
nis, filtrationis, deflillationis & chryflallifationis, ufque dum chryflalli ele¬ 
gantes obtineantur, qus rubrs & tranfparentes fint, & ufque dum nullum 
amplius fedimentum in fundo vafis chryflallifatorii reperiatur: chryflalli 
inter papyrum complicatum ficcentur calore lento, & in phiolam mittan¬ 
tur , & fic ad ufum conferventur. Sal hoc aperitivum efl optimum, voca¬ 
tur vitlriolum & chryflalli Martis. Febure. 

XIII. Solvatur tartarus in aqua, in qua ferrum a fabris chalvbeis ex- 
flinguitur, immittantur ramenta ferri, unde acidum tartari aggrediturMar- 

tem. ; 
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tem ; filtretur, evaporetur & folvatur, &in loco frigido chryftallifetur; 
optimum remedium aperitivum eft, & refertur inter arcana majora. 

Refert infuper Dominus Brandt, fe limaturam Martis in aqua forti fol- 
viffe, & folutionem ad liccum fere evaporaffe; ex reiiduo in retortam mif- 
lb igne primum leni, dein intenliori expulfum tuiffe phlegma, dein afcen- 
dilfe fpiritum, qui aeque urens ac fortis elfet ac oleum vidtrioli. 

Mppendix. 

TNnumera illa praeparata chymica ex vidtriolo Martis praetereo, quae in 
confiderationem & recenlionem veniunt, quum de vidtriolis agendum 
iit : ut d Qgdla Viftrioli , de fpiritibus dfterfiffimis ex viftriolo faBis , de fpiritu 
ejus dulci , de fpiritu ejus tartarifato, fulphureo , coagulato , aperienti Penoti, t arta¬ 
ro viBriolato , fpiritu ejus volatili , philofophico , cmtepileptico Paracelfi ut 8c 
fihierceiani , anodyno & narcotico Pinerii, Mynfichti. De fulphure viBrioli ano- 
dyno , fixo (fi Volatili , de fulpburis ejus tinBura (fi ejfentia-, de balfamo fopori- 
fero , de floribus fulpburis rubri ex viBriolo. De terra metallica vel ochra vi- 
Bnoli , de terra dulci ViBrioli , de fale viBrioli ; de aqua ftiptica , lapide medici¬ 
nali , admirabili , lapide Drijf Hellmontii , philofophico ; arcano duplicato, foj. 
flrioli Martis tinBuris & oleis , crocis , anima Mynfichti, panac&a ex viBriolo, 
pulvere jympathetico , & plurimis aliis, de quibus videas 
tractationem de victriolo. 



PA1U- 


V 


PARAGRAPHUS XVI. 

De hcematite. 

Sublimat io h cernatitis inflores. 


Errum quod concernit, putant aliqui fublimari illud 
pode in flores fubtilidimos, quos nivem ferri vocant , 
led alii negant ex ferro nili ex antimonio ei admixto 
florem five nivem pode obtineri. Brefslawf. Natur - 
und Medie. Gefchichte. 

i. Recipiatur una pars lapidis haematitis fubtilidi- 
me pulverifati; partes 2 falis ammoniaci tenuidime 
triti, quam optime mifceantur, per alembicum in are¬ 
na igne forti fublimentur, fpiritus falis ammoniaci egredus feordm ferve¬ 
tur; fublimatum eluatur aqua, dltretur per chartam emporeticam, praeci¬ 
pitetur infufione olei tartari per deliquium, donec aqua fiat alba & clara, 
praecipitatum edulcoretur ; dc habebis dores lapidis haematitis. 

2. Sumatur 1 pars ex haematite, \ falis ammoniaci, in pollinem fub- 
tilem terantur, filtrentur, & bene in mortario mifceantur per fpatiumqua¬ 
drantis horae ; mixtura mittatur in cucurbitam, lutentur bene juncturae, 
ignis per gradus intendatur & dat fublimatio, cum leni igne tranfeunt fpi¬ 
ritus falis ammoniaci, dein aucto igne afeendunt dores haematitis & inhae¬ 
rent parietibus alembici, funtque coloris pomerantzii; quum refrigera¬ 
tum ed, a vafe fublimatorio feparetur alembicum, eximantur dores, & con¬ 
ferventur, ne contingant aerem; in fundo reperitur caput mortuum hse- 
matitis, in quo micae pulcherrimae nitentes funt; ope magni ignis potuif- 
fet ferrum ex haematite fundi. Colle6t. Leidenf 

In fublimatione paullulum fpiritus urinod volatilis principio prodi¬ 
bit, in dne autem dores davi afeendent, qui perafta operatione in vitro 
claufo cudodiantur; humefeunt enim facile & pallefcunt: qui dita fuerint, 
immittantur ollae, & leniter fupra ignem decentur, dammeolum recupera¬ 
bunt colorem. Barchuf 

Liquorfipticus hcematitis. 

R Edduum a fublimatione hsematitis aeri exponatur, quoufque in liquo¬ 
rem fuerit converfum, vel ei tantum aquae affundatur, ut fiat liquor 
fpidiis, qui colatus fervetur. Barchufen. 

'TinBura hcematitis. 

A D ufum chymicum optimus "ed ille hsematites, qui ed velociter fran- 
* gibilis & friabilis, aequalis duritiei, cui non admifeentur fordes & in 
quo funt venae, & cui fanguinis concreti color. 



Caput 
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Caput mortuum poft fublimationem haematitis in flores, quod in 
fundo cucurbitae remanfit, folvatur aqua, donec non amplius tingitur; fo- 
lutiones calidae filtrentur; coagulentur igne forti, & extrahatur pofiea 
cum fpiritu vini (praedaret f umere fpiritum Cydoneorum vel prunorum 
fylveftrium) affundendo toties, quoties tingitur, tindura, quae per char¬ 
tam filtranda eft. In hac tindura progrelfu temporis fubfidet pulvifculus 
fubtilis; hic affufa tinclura ficcandus; liccato affundenda aqua, ut fal am~ 
moniacum, quod adhuc, dum ipli adhaeret, imbibat; qui pulvifculus de- 
nuo ad ufum medicum ficcandus, & vel feorlim fervandus, vel floribus 
immifcendus. Aqua vero illa evaporanda, ut coaguletur fal ammoniacum, 
quod depuratum, diaphoreticum in febribus efle poteft, cum conflet ex 
fale ammoniaco & hsematite, unde vocare licet fal ammoniacum diaphoreti¬ 
cum h&matkicum. Ultimum caput mortuum haematitis feu corpus hsema- 
titis, e quo & flores fublimati, & tindura extrada, poffet uri & lavari. Ex 
fcoriisfive haematitis live fchifli, e quibus ferrum excodum, eo modo, quo 
Crollius, ex fcoria ferri coerulea primo tincturam extrahit, poflea croci 
Martis effentiam parat, etiam tinduram extrahi poffe nullus dubitat. Bau- 
1'chius. 

II . Refiduo a fublimatione affunde alcohol vini ad altitudinem 2 
transverforum digitorum; digeratur per aliquot dies nodesque tinctura 
colata, poflmodum in vitro bene claufo affervetur. Loco, qui inter flores 
& refiduum medius eft, adhaerent flofculi nigricantes, fapore maxime au- 
ilero praediti, qui fi alcohol vini abluantur, impertient dictae tindura majo¬ 
rem adftringendi potentiam, Barchuf. 

III. Recipiantur lapidis haematitis laevigati partes 2, falis ammoniaci 
partes 3, exade mixta in crucibulum mittantur, & in leni igne per horam 
unam alteramve detineantur, donec vapores celfare incipiunt; tunc per 
horam dimidiam augeatur ignis, ut crucibulum incandefcat, maffa refidua 
in pulverem teratur, atque hujus drachma 1 mifceatur cum 3 fpiritus vini 
redificati, per 24 horas fimul digerantur, dein clarum a fpiifo ad ufum fer¬ 
vetur. Hoffman. in Laborat. 

IV. Sumatur caput mortuum pofl fublimationem haematitis cum fa¬ 
le ammoniaco in flores; reponatur lpatio 3 feptimanarum in cella, inde in 
deliquium abit; hic liquor eft coloris aurei vel flavi, eftque admodum ad- 
ftringens. Si liquor hic ad ficcum evaporetur, obtinetur inde menftruum, 
cujus ope metalla folvuntur: fed praeparatur tunc hoc modo; fi fumatur 
dictum hoc fal 12 unciarum, & fpiritus vini redificatus 6 unciarum, mi- 
lceantur & per aliquot dies digerantur, fal remanens mifceatur cum fuffi- 
ciente copia argillae & terrae communis & per retortam vitream deftilletur, 
adeo ut candefiat retorta, inde obtinetur fpiritus acidus, qui in vitro con- 
fervari debet: ufurpatur circa extradiones partiumfubtiliorum velfulphu- 
rum ex metallis, ut auri, antimonii, talci. Colled. Leidenf. 

V. Super flores haematitis crafliufcule contufi effundatur fpiritus vini 
redificatus ad eminentiam 2 digitorum; mixtura diebus 6vel7digeratur, 
quo diutius eo melius, inde obtinetur tindura aurei coloris, & vocatur ef- 
fentia aperitiva. Si tindura vel flores vilipendantur, tunc flores didi hae- 
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maritis cum novo haematite loco falis Armeniaci fublimari pofTunt, & ea¬ 
dem haec tinctura ex capite mortuo obtineri poteft. Collecl. Leidenf. 

Magijlermm hcematitis. 

pUlveris hamatitisvi calcinantur cum fulphuris puriflimi |vm vel 
A pluribus, donec fulphur abfumptum lit: huic rurfus pulverifato fuper- 
infunditur acetum deftillatum bene acuatum cum Ipiritu vi&rioli poft ali¬ 
quot dierum extraclionem in loco calido vel arena calida praecipitatur cum 
pleo tartari per deliquium. Praecipitatum cum repetita affufione aquae ca¬ 
lidae edulcoratur, edulcoratum liceatur, liccatum, quod rubei ell coloris, 
ad ufum fervatur. Baufchius. 

Spiritus hcematitis & Martis. 

pEr retortam exhibet haematites fpiritum, odore & fapore fpiritum vi- 

ebrioli, aemulantem. Baufchius. 

II. Haematites & fal ammoniacum fubtilidime pulverifata & optime 
mixta dehibentur; alcendit fpiritus falis ammoniacus igneus, urinofus : auclo 
igne fublimatur fal ammoniacum & fecum rapit flores haematitis inftar cor¬ 
ticum aurantiorum coloratos: hoc reduc in tenuiflimum pulverem, fuper- 
funde fpiritum vini re&ificatiflimum, ut tin&uram extrahat, idque toties 
repete, quoties coloratur fpiritus vini; fpiritus hos tinClos deftilla ex bal¬ 
neo, manebit in fundo cucurbitae fal pulcherrimorum colorum odore cro¬ 
ci, quod ferva. Caput mortuum tere liibtiliffime, projice in fpiritum vi¬ 
ni optimum (poflet fpiritus vini a fale deftillatus fumi) qui coloratur : re¬ 
pete aliquoties ulque ad extraclionem omnis tin&urae: fpiritus hos deftilla 
per alembicum ex balneo, remanebit iterum in fundo fal ut prius : hoc 
deftilla lento igne, per retortam vitream lutatam, in furno venti exibit fpi¬ 
ritus falis ammoniaci acidus , corrofivus , duplicatus , aucto igne prodeunt flores: 
linita deftillatione conjunge fpiritum corrolivum cum floribus in collo re¬ 
tortae haerentibus; deftilla lente per retortam vitream, exibit fpiritus & flo¬ 
res manebunt in fundo; hos flores mifce cum fuperioribus, repone in cel¬ 
la, ut liquefeant in liquorem. Baufchius. 

III. Ex vi&riolo facio ex Marte fpiritus acidus poteft extrahi, fl pari 
modo igne reverberii in retorta deftilletur, prout vi&riolum commune; 
eadem vis huic fpiritui, quae fpiritui vi&rioli communis, adjicitur. Caput 
mortuum in retorta refiduum pera&a deftillatione conflat ferro, quod a 
Ipiritu viclrioli dicio folvi poteft. Eftque fpiritus Martis acidus. Lem- 
mery. 

IV. Vi&riolo Martis e mineris edu&o mifce aequam partem falis am¬ 
moniaci, affiindeque ad aliquot digitorum eminentiam fpiritum vini lim- 
plicem, digere per 8 dies, dein folutionem per inclinationem effunde , & 
tamdiu fuperfulionem & extraclionem reitera, donec omnis color &fapor 
educlus lit: folutiones has immitte retortae & igne evoca fpiritum vini, 
fortiori tandem prodit fyiritus Martis acidus cum nebulis albis odoris fui- 
phurei gratiffimi. Ex Hoffmanno Kcenig. 


Oleum 
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Oleum, ex h cernant e. 


TJTfEmatites fubtiliflime conteratur, & vel aquali vitri vel fulphurispon- 
1 dere commixtus in calcem aduratur; haec deinde ex aqua pluviali 
llillatitia lavetur aliquoties, rurfufque decetur; podea fpiritus vini fuperfun- 
datur, macereturque, tunc delimetur rurfus, & quod in fundo remanet, 
iterum calcinetur 5 lavetur, dellilleturque toties, donec in vino eliquefcat 
indar ni vis; tandem in coquendo fal provenit, quod in loco humido relol- 
vitur in liquorem. Baufchius. 

ReduBio hcematitis in quintam ejjen- 

tiam fal. 

T Apidem haematiten cum duplo fulphuris tere in pulverem impalpabE 
lem, caementa per horas 6 , podea fub tegula in fornace probatoria 
candelae per horas 2 femper movendo, materiam ignitam projice in ace¬ 
tum acerrimum deilillatum, pulverem cum aqua communi deilillata edul- 
cora, dcca; dein cum aqua rofaruin globulos parvos forma, quibus fuper- 
infundefpiritum juniperi, digere aliquandiu, donec omnis edentia extracla 
lit; filtra per chartam; fpiritum in balneo Mariae abllrahe, ut elfentia ma¬ 
neat in fundo ; caput mortuum edulcora ; fuperfunde aquam mellis cor- 
rofivam; abllrahe aquam; fal cum fpiritu vini per iteratam dellillationem 
edulcora. Baufchius. 


Anima hcematitis. 


"OEcipe hsematitis partem 1, falis Armeniaci partes 2, fublima, egregium 
lublimatum rubrum acquires, edulcora, anima Martis remanebit in 
fundo, ex auro extrahe fal, animam fige per 6 feptimanas, bene ita abibit 
in argentum, lal vero inllar rubinorum erit fplendidum. Ex Wittighio 
Baufchius. 


Hdematites ujlus. 


H fEmatites igniendo & in felle bubulo exdinguendopraeparetur, & hic 
eft lapis hsematites udus & praeparatus. Baufchius. 


Hcematites trochifcatus. 


pUlverifetur hsematites minutidime, coquatur in aqua communi & 
plantaginis dedillata per horas 7 vel 8 , ut dat indar terrse lutolri, 
quae podea elfufa & evaporata aqua in trochifcos formari & dgillari poted. 
Galenus eum praeparat folutione in fuccum per attritionem 
ad cotem. Baufchius. 
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PARAGRAPHUS XVII. 

Ohfervationes varice & collectanea circa 

ferrum . 

Pondusfpecificum ferri ut incrementum 

•ponderis ejus. 



jLuvialis aqua ad ferrum malleatum ponderat ut iooo 
ad7817 •' alii vero per experimentafa£ta differentiam 
ponderum adinvenerunt ut 1000 ad 7645: alii ut 1000 
ad 7914; alii ut 1000 ad 8000, alii ut 1000 ad 8166; 
quse diverfipis tam aquis, quam ipfimet ferro, quod va¬ 
rii generis & ponderis ed, adfcribenda venit. 

Ramentorum chalybeorum drachmae 4 per duas 
horas in catino fub tegula jfornicata detentae , incre¬ 
mentum ponderis acquifiverant 1 drachma 6 ~ granorum, audio re Boyelo, 
de ponderat. flamma. 


Hic etiam adjicere libet pondus fpecificum vidtrioli, oleorum & fpi- 
rituum ejus, propter multam affinitatem vidtrioli cum Marte tanquam fuo. 
Victriolum Dantifcanum ad aquam ponderare compertum efl ut 1815 
ad 1000. 

Vidtriolum Anglicanum ad aquam pluvialem, ut 188 ad 100. 

Oleum vidtrioli ad aquam pluvialem ut 1877! ad 1000, ab aliis dici¬ 
tur tantum ut 1700 ad 1000. Alioquin menfuratum ed pondus oleorum 
victrioli diverfis temporibus, & oblervatum pondus illorum tempore sedi- 
vo fuilfe ut 7 groffi 59 gran. tempore vero hyemali 7 groffi 71 grana. 

Spiritus victrioli sedate effe folet 5 groffi 3 3 granorum, hyeme vero 
5 groffi 38 granorum. 

Quod reliquos fpiritus acidos concernit, compertum efl: fpiritumni¬ 
tri sedate 6 groif 24 grana : hyeme 6 groffi 44 grana pependiffe. Spiri¬ 
tum falis sedate 5 groffi 49 grana : hyeme 5 groffi 55 grana. Aquam for¬ 
tem sedate 6 groffi 23 grana; hyeme 6 groffi 35 grana. Spiritum fulphu- 
ris sedate 5 groffi 34 grana; hyeme 5 groif 39 grana. Acetum sedate 5 
groif 15 grana ; hyeme 5 groffi 2 r grana. Acetum dedillatum 5 groffi 
i j grana; hyeme 5 groffi 15 grana, quod ed ejus liquoris pondus, cum fit 
menfura unius pollicis cubici Parifienfis ; ex Domino Eifenfchmidio vi¬ 
de Acta Lipf anni 1708. Quod proportionem attinet dictorum fpiritu- 
um & aquae, ed aquae fortis pondus ad aquae ut 1300 ad 1000 : fpiritus ni¬ 
tri ut 1315 ad 1000. Olei victrioli ut 1700 ad 1000. 

Corpora aliqua novas quasdam particulas ex aere imbibere, evin¬ 
citur ex calce viva, itemque ex capite mortuo falis, nitri, aluminis, vi- 
clrioli; quodque terra, ex qua nitrum fuit extractum, fpatio 7 annorum in 
^ - loco 
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loco umbrofo accumulata plene per aerem impraegnetur. Circa oleum 
vicinali notabile in hac re eft experimentum ; quidam 3 drachmas olei vi- 
ctrioli in tantum dephlegmati, ut filum craflius corrodendo diftblveret, vi¬ 
tro aperto, cujus diameter 3 pollicum erat, infudit, illudque bilahci accu¬ 
rat* impolitum ftatuit in loco a fole & igne libero, pofteaque pondus ali¬ 
quoties examinavit & conlignavit, annotatis inlimul bene tempeftatum 
ventorumque varietatibus; leniit itaque pondus indies augeri, in tantum 
ut intra fpatium 57 dierum a 3 drachmis ad drachmas 9 & 30 grana afcen- 
deret: incrementum hoc nec aequale quotidie fuit, lingulis diebus decre¬ 
vit, &adeo quidem ut primi diei incrementum fuerit unius grani: cum 
ultima dies vix dimidium granum adjecilfet ponderis, notatum lit, quo ma¬ 
gis enim liquor faturatus eft, eo minus quotidie incrementum ei accedere 
vifumeft, non aequa quidem defcenfus proportione: obfervatum enim eft, 
incrementum longius fuilTe tempeftate humida, nebulofa& nivofa; flante 
item auftro aut zephyro, quam tempore gelido, claro & licco, euro ve aut 
borea fpirante, nodlurnis itidem quam diurnis horis. Color hujus liquo¬ 
ris antea faturate rubebat, poftea vero evafit limpidior; materia etiam haec 
deflillationis examini fubjecla, liquor primum prodiit aeque infipidus ac 
aqua pura, poftea vero igne magis intenfo, guttae evaferunt acidae: rema¬ 
nens in retorta oleum eandem corrodendi vim retinuit, ac initio habuerat. 
Obfervatum etiam eft, quo amplior liquoris luperficies, proportione ha¬ 
bita ad ejusdem quantitatem , aeri patuerit, eo celerius fuilte incremen¬ 
tum. Sic tria hujus olei grana frufto vitri infula ad latitudinem | pollicis, 
mox primis 6 horis alia 3 grana attraxerunt, & intra minus quam 48 hora¬ 
rum fpatium liquor jam tantum non plene faturatus plus quam triplum 
primi ponderis exhibuit. Idem etiam putatur exiftere circa oleum fulphu- 
ris per campanam, oleum tartari per deliquium, item liquorem nitri fixi &c. 
de his Wilh. Gould in tranfatt. Angite. phil. & Attis Lipfienf pro anno 1685. 

Victricium Veneris per aliquot feptimanas in aere qua pondus augeri 
ab una uncia ad 1 unciam & 4- grana : & a 6 unciis ejus ad rubedinem 
calcinati per 6 menfes ad 100 grana aitBoyleus : ejus verba funt; immilit 
vidtrioli ad rubedinem calcinati 8 uncias vaii metallico nonnihil lato & pla¬ 
no, expofuitque aeri latiorem pulveris fuperficiem alteri vafi metallico mi¬ 
nori quam prius colchotaris 2 uncias: & hoc tempore Junii; tunc 8 unci* 
acquiliverunt 1 drachmam & 17 grana; & 2 unci* acquirebant idem pon¬ 
dus grano uno minus; he due unci* acquiliverunt temporeAugufti ultra 
2 uncias & 1 granum, etiam 42 grana, adeo ut minori quam 6 menlium 
Ipatio ultra 100 granorum incrementum proindeque ultra decimam pri- 
ftinifui ponderis partem acquiliverit. Boyleus. 

Sumlit viCtrioli Venerei colchotar curate edulcoratum,relictum in mu- 
feo menfibus Januarii & Februarii, unciamque ejus exadte appenfam aeri 
expofuit, invenitque poft feptimanas aliquot, pondus auctum fuifte gra¬ 
nis 4J circiter, pr*ter pulvifculi aliquam portiunculam vitro adherentem, 
Boyleus. Calx viCtrioli Dantifcani, unde oleum diu fuerat deftillatum, 
edulcorata, aqua fuit aftiila binis ejus copiolis portionibus, ut liquor ille 
particulis vidtriolatis in calce reftitantibus gravidaretur. Aqua harum 

Claflts lll.de ferro, Rr rr portio- 
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portionum uni affufa, pollquam fatis impraegnata effet, mox ffltrata fen- 
iimque abflra&a fuit, qua ratione complures praebebat drachmas cujusdam 
falis vi£lrioli, quod parum a viflriolo calcinato differre videbatur; aqua 
vero, quae alteri portioni viftrioli calcinati fuerat affufa, in vafe patulo ex¬ 
polita fuit aeri, & per 4 vel 6 feptimanas relidla, quo tempore elapfo, cum 
modo jamjamdiflo abflraheretur,multas largiebatur drachmas falis, quod 
neque tunc, neque diu poli, communis viflrioli vel etiam prioris lalis fpe- 
ciem prae feferebat, fed in chryftallos nitro fere vel alii cuidam fali non 
tindto limiles abibat. Boyleus. 

Marcalita coloris partim nitentis, partim obfcuri vidlriolo apprimis 
foeta 2 unciarum, affervata per 7 feptimanas in conclavi ad aerem aperto 
augebatur pondere ad 2 uncias & 12 grana. Boyleus. 

Oleum viflrioli pondere prius examinatum, verba furit clariff Fred. 
Hoffmanni, li diutius aeri exponitur, & poftea rurfus ad lancem pondus 
exigitur, illud dupla vel tripla quantitate increviffedeprehendimus, eaque 
propter quali magnes lit humidi aerei, humiditas atmofphaerae hoc ipfo in¬ 
dagari potell, fed tamen ejusmodi oleum, quod ex aere imbibit humidita- 
tem fufficientem, non amplius cum aqua aellum movet; idem obfervatur 
in calce viva, quae diutius aeri expolita, non amplius ab aqua affufa ebullit 
vel aeflum producit. Hoc quoque lingulare phaenomenon eil, quod ole¬ 
um vidlrioli vehementi ignis tortura ex calcinato viclriolo expreifum , 8 c 
demum per retortam vitream igne arenae reflificatum, limpidum ac pellu¬ 
cidum lit indar aquae, omnis caloris expers, nihilominus facili negotio 
tam ex aere quam etiam adjeflione aliarum rerum, quae pauxillum princi¬ 
pii inflammabilis continent, colorem faturate rubicundum contrahat. 

Solutiones ferri in acidis <dfc. 

Ocior Brandt in obfervatorio chymico collegii metallici Stockhol- 
menli lequentia de folutionibus ferri obfervavit. Ramenta ferri 1 
lemunciae folvebantur in 20 femunciis fpiritus aceti, unde folutio evalit 
coloris rubre brunei; affufo alcali quodam fixo, nulla effervefcentia exi- 
ftebat, quod lignum erat ferrum cum acido intime commixtum fuiffe, un¬ 
de folutionis color nec mutabatur, nec quicquam inde praecipitabatur, fed 
per alcali volatile, ut per fpiritum lalis ammoniaci, turbabatur folutio & ex- 
ditit praecipitatio. 

Una femuncia ramentorum ferri folvebatur in 2 1 femunciis aquae for¬ 
tis , unde calor exillebat & folutio effervefcebat: folutio vel menflruum 
inde evalit coloris obfeure viridis, quae folutio cum filtraretur & oleum 
fartari per deliquium affunderetur, praecipitabatur inde calx coloris obfcu- 
re bruni. Ramenta Martis in aqua regis folvebantur , inde fiebat folutio 
coloris rubre bruni, affufo oleo tartari & concuffo vitro nulla effervefcen¬ 
tia exillebat, color tamen mutabatur in fufce grifeumlive canitiem obfcu- 
ram, & calx ejusdem coloris praecipitabatur. Praeter dicla menllrua fer¬ 
rum etiam folvitur in oleo vidlrioli, in fpiritu viflrioli, item in fpiritu ful T 
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phuris per campanam, in fpiritu falis, in fpiritu aluminis & pluribus aliis 
acidis. 

Ferrum calcinatum in acetum 20 partium midum , dabat tincluram 
coloris flave bruni; folutio per aflufum oleum tartari non efferve Icebat 
nec turbabatur, unde etiam nulla exiflebat praecipitatio ; fed per fpiritum 
falis ammoniaci praecipitabatur. 

Ferrum calcinatum non folvi potuit in aqua forti, non enim ab hoc 
menftruo arripiebatur, nec turbabatur ita ut ejus color mutaretur. Aflu- 
lb oleo tartari eflervefcentia fatis magna exiflebat: nec ulla dabatur prae¬ 
cipitatio. 

Ferrum calcinatum nec folvi potuit in fpiritu nitri Glauberi, qui ta¬ 
men maxime acidus eft; cum tamen ferrum non calcinatum bene inibi fo¬ 
llitum dilaberetur vel corroderetur. 

Quarta pars femunciae ferri calcinati optime folvebatur in aqua regis, 
rubefcebat folutio; fed poft elapfum aliquot horarumfpatium color flave 
rubefcens, nec tenui oleo diflimilis erat. Aflufo oleo tartari eflervefcentia 
exiflebat, & folutio evaflt coloris rubefcentis live inflar rubini, pellucida ac 
pulchra cum nulla praecipitatione. Per fpiritum falis ammoniaci turba¬ 
batur folutio, & quaedam eflervefcentia exoriebatur cum calore, & calx 
obfcure bruna praecipitabatur. DoCtor Brandt in labor, chym. coli, metall. 
Stockholm. 

Ab aliis itidem obfervatum eft, quod fpiritus falis folvat ferrum Sc 
chalybem, fed fl ignis vi flat crocus, licet tenuifllmi fit pulveris, quod 
amplius a fpiritu falis non folvatur, fed quod extrahatur modo tinftura 
flava vel potius rubra, quum alias folutio ejus fit viridis. Nec quod cro¬ 
cus hic Martis ab oleo viftrioli alteretur, cum tamen ipfum ferrum cum 
Xpuma & eflervefcentia folvatur. De quibus clarilT. Dominus Stahlius. 

Spiritus falis in eo habet prae fpiritu vidfirioli & nitri, quod non tam 
prompte 8c celeriter folvat limaturam Martis , dicente HofFmanno, hae- 
matiten vero & crocum Martis etiam fubtilifllmum intactum relinquat, 
cum tamen fal commune, vel adhuc melius lal ammoniacum longe prom¬ 
ptius & potentius in mineras Martiales itemhaematiten & limaturam Martis 
agat, eaque folvendo in vi£triolum fortiter adftringens fatifcat, modo invi¬ 
cem mixta in crucibulo per tempus detineantur in igne, quod neque cum 
vi£triolo neque cum nitro contingat. 

Ad fpiritum nitri, narrante celeberrimo Domino vanMuflchenbroek, 
adje£ta fuit limaturae ferri drachma, quae dedit ingentem eftervefcentiam 
Ipumantem, cum fumis copiolis, flavis, faetentibus, calorem vero a gradu ’ 
46 ad 145, abiit mafla in fpeciem ipgrefcentis pultis. Ad aequalem copi¬ 
am limaturae ferri affufus eft in vacuo fpiritus nitri, qui valde quoque ebul¬ 
liret excitatis fumis denfis flavis; calor increvit a gradu 46 ad 120; miftu- 
rae color fuit ut fupra rubiginofus, fpifliis, fpumofus. Fumi volatiles in- 
terim erant elaftici, ideo enim Mercurius in indice defcendit 4* pollices: 
cum hoc fpiritu nitri fatis tuto experimentum fit, verum cum fpiritu nitri 
more Geoffroyano aut Glauberiano fit tam fubito vehemens calor, ut disfiliat 
iliceo thermofeopium, nec ejus ope calor menfurari posfit. Ad fpiritum 
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nitri etiam adjecit drachmam lapidis haematitis, qui non dedit effervefcen¬ 
tiam confpicuam, nullam fuppeditavit tincturam: nequaquam lapidis color 
fuit mutatus, calor aliquis audtus ex gradu 46* ad 47!, nec conjedtare po¬ 
tuit, aliquid fuiffe folutum. In vacuo tantundem permifcuit lapidis hae¬ 
matitis cum fpiritu nitri, ubi notabiliter ebulliit lapis, led absque fpuma, 
diu tamen: dedit quali tincturam rubram & calorem ex 4 6\ ad 47*: co¬ 
lor lapidis reliqui erat jam rubicundior; index mercurialis fletit immo¬ 
tus. ^ Tres drachmae fpiritus falis marini affufae funt ad limaturae ferri 
drachmam, unde exigua , confpicua tamen effervefcentia calida, qus 
folutio fiebat turbida, lurida, fuccelfu tamen temporis fubfedit metallum 
relicto fpiritu fatis limpido; increvit calor a gradu 47 ad 5 7. Repetiit hoc 
experimentum in vacuo cum aequalibus eorundem corporum quantitati¬ 
bus, dedit tum ferrum magnam & fpumefcentem effervefcentiam, diu du¬ 
rantem, & multo plus metalli folventem, quam fupra; quippe erat folutio 
opaca, nigra, interim multum augebatur calor, nam increvit a gradu 47 
ad 70; index mercurialis, durante hoc ebullitionis motu, fletit immutatus. 
Ad aquae fortis unciam adjecit duas drachmas limatura ferri, hinc extem¬ 
plo vehementiffima produ&a fuit effervefcentia, fumos eruclans denfos, 
rubros, calidos, nequaquam tamen adeo copiofosquam lfannum; mixtura 
calor increvit a gradu 44 ad 188 ; maffa nigrefcebat, admodum fpiffa, & 
ita perffitit per menfem, fubfidente tamen parte craffiore metallica: cali¬ 
diorem effervefcentiam huc ufque cum aqua forti non obfervavit. Huge • 
zzm aequalem aquse fortis copiam duobus vafculis infudit, unum aeriex- 
pofuit, alterum vacuo inclufit, fimul immifit parem ferri copiam, ut vide¬ 
ret, quaenam citius corroderetur, hic contrarium quid eveniffe, quam in 
cupro notavit; nam citius corrofum fuit ferrum in vacuo quam in aere 
aperto. Ad marcalira aureae drachmam affudit aquae fortis unciam, hing 
ingens quoque effervefcentia fubitanea cum aliqua fpuma & fumo denfo 
flavo, copiofo, calor autem ortus a gradu 44 ad 99, fere omne metallum 
poff menfem folutum fuit. Mutationes cum oleis, fpiritibus acidis cum 
magnete vide Principiorum noflrorum Claffe 2 da. 

Mifceatur 1 pars limatura Martis, \ olei viftrioli, 10aquae, oleum vi- 
flrioli lento prius igne calefiat, dein limatura diffta immittatur, exinde 
oritur ingens ebullitio, &diu odorem fulphuris fpirat; fapit etiam dulce 
viclriolum, fi evaporatio fiat ad pelliculam, fiunt chryffalli virides pellu¬ 
cidae, quae cito diflblvuntur in aqua & fimul ad ignem facile liquefcunt, & 
vocatur chryff alius, faccharum, viclriolum & fal ferri. Hoc fal Martis in 
leni igne perdit virorem, pelluciditatem, & flavefcit fuperne; fique majo¬ 
ri igne urgetur, albefcit & calcinatur; fique adhuc majori, rubefcit & vo¬ 
catur colchotar vidtrioli; fi adhuc majori igne, vocatur crocus adflringens 
Martis. Si crocus ruber exponitur aeri, liquefcit in oleum aureum. Sol¬ 
vitur etiam in aceto, vino Rhenano, & aqua calida, fed ut per 12 horas 
ebulliat. 

Si in ramenta ferri vel chalybis 2 drachmarum infundatur guttatim 
aqua fortis, eousque dum non amplius ebulliat, & dum folutum fit ferrum; 
interea obfervandum efl, quod vitrum admodum incalefcat, adeo ut fpu- 
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mefcat, & odorem fpargat, & ferrum magis & magis friabile evadat. Di¬ 
geratur hsec folutio per diem & nodem, & dein in vitro evaporatorio ad 
fecum abftrahatur, coit tunc in pulverem rubrum, qui reverberatus dat 
pulverem rubrum & infipidum, eftque crocus Martis aperiens, fivecalx 
ferri aut chalvbis. Colled. Leidenf. 

Si limatura Martis in aqua forti folvatur & folutio dein ad ficcum eva¬ 
poretur, & materia in retortam milia igne primum leni expellatur phle¬ 
gma, dein intenliori, afeendit fpiritusqui seque urens ac fortis eft ac oleum 
vidrioli; hinc propter affinitatem tradere mox lubet vim corrofham^iclno- 
li (f olei ejus pr&cipue Martis in diverfa corpora . Acidiffimum liquidum idque 
fumme corrofivum lbla mixtione cum terra nempe phlogifta inlipida, in 
inlipidum converti poteft. Fried. Hoffmann. 

Varice efferve/centia colorumque S atice muta - 
tiones praecipitationes que per ferrum , vitfrio- 
lum Martis> ejus oleum fif fpiritum 

oriunda . 

O Leum vidrioli li abftrahatur a corporibus fulphureis, live ex vegeta¬ 
bilium live ex animantium clade fuerint, verbi gratia, ab opio, ab auri¬ 
pigmento, ab antimonio, ignisque adminiculo deftillatio adornetur, fixum 
illud vehementiffimum acidum, fumme volatilis indolis in fpiritum eva- 
porabilem, omnis fere aciditatis expertem, refolvitur, tantum exiguo re¬ 
lido in capite mortuo acidi veftigio. Spiritus nofter, qui infufus oleis 
deftillatis flammam profert, fumme corrolivus eft, adeo ut brevi tempo¬ 
ris intervallo metalla folidiffima corrolione fua adoriatur, ea diftolvendo: 
attamen totus exflpirat in auras, qui vix ac ne vix quidem firmis obturacu- 
lis compefci poteft. Fried. HofFman. 

Oleum vidrioli leniter & fuperficiali faltem contadu cuti manus 
inundum ingenti cum rolione &igneo ardore adfert dolorem, quando ve¬ 
ro majore portione & paullo preffius applicatur, nullus fere dolor vel ero- 
fio percipitur. Idem. 

Utut oleum vidrioli certa enchirefi omnia pollit folvere metalla, ta¬ 
men nullum promptius quam ferrum, deinde cuprum aggreditur, & quia cu¬ 
prum longe facilius folvit,quam ipfum argentum, hinc moneta quse ex cupro 
& argento eft conflata, pure argentea reddi poteft, fi oleum vidrioli affun¬ 
datur, quod admoto calore incaleicit & antea limpidum, obfcure nigrum 
& inftar picis evadit, eminentis Venerei faporis, quando moneta aqua elui- 
tur, argenteum fplendorem habet. Idem. 

Oleum vidrioli acidum praecipitat omnia foluta, five fint metalla fi ve 
lapides, animalis etiam pifeiumque lapides, corallia & margaritas, falis fpi- 
ritu vel nitri, eoque reducit in pulverem leviffimum elegantiorem praeci¬ 
pitatis cum fale tartari: cumprimis corallia & margaritae redigentur in pul¬ 
verem nitidiffimum, nec non mater margaritarum & cochlearum tefhe, 
Cia/fis III. defervo. S s s s 
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margaritis orientalibus fimillimum; pulvis praedi&us adhuc pulchrior red¬ 
ditur, fi praecipitetur cum fpiritu fulphuris acido , ita ut loco cofmetici 
cutis nigrae ufurpari pofiint. Glauberus. 

Oleum vicirioli exiguo calore vertit Mercurium in calcem candidam; 
aflfufa vero aqua in flavam calcem: ignis & agitatio juvat folutionem. O- 
leum victrioli cum lpiritu vini ana fimul digefta&deflillata dant liquorem 
parum corrofivum, plane quafi fit una pars olei vidhrioli & i o partes aquae. 

Oleum vicirioli folvit fal gemmee, cuprum, ferrum, antimonium, zin¬ 
cum , panem, camphoram, lapidem calaminarem, carnes, oflrearum con¬ 
chas, cretam, cornu cervi. Crocus Martis ignis vi faclus non folvitur ab 
oleo vicirioli, nec alteratur, ipfum vero ferrum cum fpuma & effervefeen- 
tia folvitur. 

Mercurius vivus per fe praecipitatus diu & difficillime in oleo vicirio¬ 
li folvitur, nec nili intra plurimas horas. 

Sal commune folvitur ab oleo vicirioli cum flridore, emiffis vapori¬ 
bus & bullis. 

Caput mortuum poft deflillationem aquae fortis vel vicirioli loco 
menflrui efl in fufione metallorum, & reddit metalla fluibilia. 

Si aqua mixta oleo vicirioli infunditur in cuprum vel in ferrum, ex- 
. trahit novum quoddam victricium coeruleum & viride. 

Solutio Lunae cum victriolo Martis dat colorem opalinum fubflavum. 
Hiaerne. 

Sublimatum cum folutione Martis ex calce viva & cineribus clavella- 
tis parata dat colorem fubcroceum, inftar gummi guttae. 

Solutio Martis per alumen cum fale tartari dat canum faturatum. 

Sacchar um Saturni cum folutione Martis puniceum inflar granatarum. 

Spiritus tartari cum folutione Martis dat obfcure rubeum diaphanum. 

Nitrum fixum cum folutione Martis dat ex albo caftaneum, ubi um¬ 
bra efl cum albo temperata. 

Nitrum cineribus clavellatis & calce viva fufum cum folutione Mar¬ 
tis commixtum dat pullum feu fufeum fubnigrum. 

Viciriolum Martis & folutio Martis cum fpiritu falis ammoniaci& fpi¬ 
ritu vini dat praffinum obfcuriorem. 

Viciriolum Martis & folutio Martis cum fpiritu falis ammoniaci&la- 
lis deftillati per minium dat praffinum fpadiceum. 

Calice cum Domini Sparmanni lapide Martiali dat praffinum nigri¬ 
cantem. 

Urina cum victriolo Martis & folutione Martis ; fcoriae reguli anti- 
monii cum vidlriolo Martis dant colorem piceum five atrum. 

Scoriae reguli antimonii cum folutione Martis per alumen, dant pul¬ 
lum obfcuriorem. Haec Dominus Hiaerne archiater Sveciae. 

Solutio ferri per fpiritum nitri non dat admodum infuavem faporem, 
potius dulcem. 

Solutio ferri dat chryftallo colorem hyacinthicum. 

Ferrum aceto injedlum & intra hujus lubflantiam corrofione imbibi- 
tum, acorem ejus in iaccharinam dulcedinem convertit; narrante celeber. 

ri Stahlio. 
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Stahlio. Aqua fortis dcflillata per retortam ferream fit coloris aurei altio- 
ris, fit etiam inde aqua fortis purior. 

In unciis duabus aquae communis ope olei fulphuris in aciditatem 
verfis, 4 dierum fpatio fuerant 2 clavi ferrei, dein ex appoiita galla atra¬ 
mentaria poft horam aliqua nigredo obfervataefl; & fpatio diei vel uti atra¬ 
mentum apparuit. Griionius. 

Oleum intirioli: Quando oleum viclrioli re£lificatione limpidum & 
acerrimum facium cum oleo deflillato lavendulae mifcetur, mixtura mox 
flammeum colorem acquirit, cum fumo fulphuris eructante; liquida vero 
manet, nec fpiffam confidentiam acquirit. 

Idem fit cum oleo majoranae, fi mixtio adornetur, hac tantum cum dif¬ 
ferentia, ut hic dilutus magis fit color, confidentia etiam fluidior. 

Oleum menthae acquirit colorem obfcuriorem fubnigricantem, fu¬ 
mus vero magis penetrans fulphureus efl. 

Oleum de cedro, de pergamotto, non valde effervefeit, mixtura ma¬ 
net diluta, flavi faturati coloris. 

Oleum caryophyllorum purum fi mifceatur huic oleo in aequali quan¬ 
titate, intenfus excitatur calor, fortiter fulphur mixtura olet, & color fit fa- 
turate fanguineus, & mox coagulatio fit in corpus refinifbrme. 

Cum oleo ligni faffafras puro & per aquam deflillato idem oleum mix¬ 
tum mox etiam coagulatur in piceam nigricantem materiam, colore inten- 
fo & fcetore comite. 

Oleum juniperi veram flavefeit, & fpifiioris fit confidentiae, nec adeo 
fortis excitatur calor & fumus, fed fi idem experimentum cum adulteri¬ 
no , cui plerumque templinum immixtum efl, inflituitur , intenfiflimus 
cum copiofo vapore excitatur calor fub confidentia facta fpifliori. Si ve¬ 
ro fimiliter oleum juniperi ex ligno paratum tractetur, mox fadla agitatio¬ 
ne vitri mutatur color in nigricantem, & ebullitio ingenti calore flipata 
oritur, quae ad orificium ufque vafis afeendit. 

Oleum therebinthinae a mixtione hujus olei & facla commotione ma¬ 
ximam cum bullulis & acerrimo calore ebullitionem efficit, copiofo vapo¬ 
re fulphureo in auras fublato. 

Balfamum deCupaiva facit cum hoc oleo magnam ebullitionem prae¬ 
cedente agitatione vitri calidam, cum colore obfcure rubicundo , fubni- 
gricante & fumo foetido. 

Cum baifamo Peruviano emergit mixtura rubicundiffimi & coccinei 
coloris, fine ullo calore, confiftentia efl inllar fyrupi. 

Vidlrioli oleum concentratum ipfam etiam camphoram, quae efl ole¬ 
um quali deftillatum in forma ficca, aggreditur, eamque folvit in liquorem 
craflum ex flavo rubicundum. 

Olea exprefla raparum, olivarum, amygdalarum dulcium ad mixtu¬ 
ram hujus olei rubefeunt quidem, fed fine calore & ebullitione. Hactenus 
Fried. Hoff mannus. 

A floribus leviter faltem tinctis, verbi gratia, cyani, lavendulae, viola¬ 
rum, bellidis, rofarum, tuncae, affundendo ipfi aquam fpiritu viclrioli im¬ 
butam, elegantiflimam rubicundam produci tincturam. Patet etiam hinc 
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ratio, cur omnes fpiritus deftillati acidi Sc oleofi, procedente tempore vel 
etiam fub digeftione valde rubicundi liant, cum limpidi prius eifent, ut id 
fieri folet cum fpiritu tartari, mannae, facchari, mellis, lignorum. 

Oleum via-rioli vel etiam oleum falis five fpiritus falis valde concen- 
tratus affufa aqua frigidifiima in debita proportione cum intenfiftimo calo¬ 
re fortem producere effervefcentiam; quin etiam frigidifiima glacies oleo 
viclrioli injeck igneum quali motum producit: obfervandum tamen eft~, 
fi nimia quantitas aquae oleo viclrioli adjiciatur, quod valde imminuatur 
calor, quum is vehementer intendatur, tantoque fiat validior, quando non 
adeo magna portio aquae admifcetur r nam fi ad unciam femisolei tantum 
drachma aquae affunditur, non tantus calor nec tanta ebullitio & fpume- 
fcentia fit, quam fi duae drachmae admifiae fuerint, neque tantus gradus 
seftus provenit, ac fi dimidium unciae fuerit adjeclum, imo major adhuc, 
fi ad oleum concentratum uncia integra affunditur. Si vero major quan- 
titas fiat, ita ut ad unciam dimidiam olei viclrioli unciae duae vel 4 aquae 
adjiciantur, valde languida fit effervefcentia. Idem auctor. 

Si fpiritus vini reclificatifiimus cum oleo viclrioli mifceatur, aeftus 
producitur, licet fine lingulari ebullitione Sc cum mutatione coloris, dum 
mixtura rofeum colorem inducit, neque tanta aeftus vehementia obferva- 
tur, ac fi aqua fuerit adjecta. Oleum vero deftillatum cum oleo viclrioli 
& fpiritu nitri fumanti fortiter ebullit non fine magno aeftu Sc coloris mu¬ 
tatione. Eundem in modum effervefcentia fit cafidifiima cum fpiritu ni¬ 
tri acido & cum fpiritu vini redificatiffimo , item cum oleis deftillatis. 
Idem. 

Si oleum viflrioli fali ammoniaco vel communi admifcetur, ita mox 
albus penetrantiffimus fumus exiffit, quum ex mixtura hujus olei Sc nitri 
ficcati denfus, ex flavo rubefcens vapor exfurgat, fortiter nares feriens. 
Ubi notandum, quod vidlrioli oleum arcano duplicato vel tartaro vidtrio- 
lato aut nitro antimoniato, quae etiam mediae naturae lalla funt, admixtum, 
neutiquam id perficiat, led falva Sc integra mixtura maneat. Idem. 

Spiritus falis fumofus valde concentratus, qui ex fale ammoniaco Sc 
oleo vi&rioli conficitur, cum viclrioli oleo vehementem ebullitionem cum 
ftrepitu Sc afcenlione fumorum albicantium excitet, quum, quod mirum 
videtur, nullum aliud acidum praeter hoc, & ne quidem fpiritus nitri fu¬ 
mans, eundem effedlum exhibeat. Idem. 

Si oleum viclrioli cum fale tartari foluto mifcetur ad pundlum fatu- 
rationis , tunc prodit fpiritus, per retortam leni igne deffillandus, infipidus 
quidem, nihilominus indolis fubtiliffimae, quia longe citius leni calore avo¬ 
lat in auras, quam aqua communis, qui Niednero fpiritus mundi appella¬ 
tur, quo audior multum argenti lucratus fit. Idem. 

Oleum viclrioli limatura; Martis purae Sc a rubigine liberatae in phiala 
afiiifum, adjedfa conveniente aquae quantitate, ingentem aeftum atque ef¬ 
fervefcentiam excitat, ita ut vapor valde fulphureus exhalet, qui,poffquam 
orificium pollice prius fuit obturatum Sc deinde reclufum, candelae flam¬ 
mae admotus, cum magno ftrepitu accenditur, Sc quafi fulgur emittit,quin 
imo in ipfo tubuli orificio ardet. Idem. 
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Si oleo viclrioli adjicitur fal commune, ita ut aequali pondere invi¬ 
cem in cucurbita mifceantur, verbi gratia, ad librae dimidium, tunc proti¬ 
nus fumus exfurgit, ceu vapor copiofus, albus, fubtilis, penetrantis acidae 
indolis, alembico applicato, ii igni committitur arenae, prodit fpiritus & 
fuperafcendit alembicum (quod rarius viiitur in acidis mineralibus ipiriti- 
bus) acidiffimi faporis, valde concentratus atque volatilis, nam fubtilem 
vaporem calore admoto emittit. Atque hic eft genuinus fpiritus falis, 
qui levi labore deftillatur ex arena, aliis acidis mineralibus merito praefe¬ 
rendus. Idem. 

Quandoque oleum viflrioli nitro optimo, quale eft Rufficum vel In¬ 
dicum, prius exficcato, in retorta vel etiam cucurbita affunditur, tum fu¬ 
mus ftatim affingit ruber copiofus: in arena li adornatur deftillatio, fpiri¬ 
tus prodit, qui & alembicum & vas recipiens faturato flammeo colore ob¬ 
ducit, concentratiffimus, acidiffimus, qui nihil nili aqua fortis eft fatura- 
tiffima leniffimoque igne elicitur: & quoniam nullum phlegma conjun- 
cium habet, fortiterque concentratus eff, hinc admiffo aere libero fumat: 
in fundo vaffs relinquitur fal coagulatum duriffimum , inffar glaciei dia- 
phanum fed acidiffimum. Spiritus hic recte praeparatus non modo cum 
omnibus oleis deffillatis, & fpiritu vini recfificatiffimo vehementem fufci- 
tat effervefcentiam, copiofo rubicundo vapore ftipatam, fed & ipla olea 
deftillata graviora aromatica, quae fundum in aqua petunt, luculenta flam¬ 
ma accendit, inque cineres ficcos ea convertit, qua de re fupra fuffusaftum 
eff. Idem. 

Oleum viftrioli auripigmento in pulverem contrito affufum , ex re¬ 
torta vitrea quando deffillatur in arena, liquor prodit glaciatus craffus, in- 
ftar butyri antimonii, fed penetrantiffimi odoris fulphurei: brevi tamen 
tempore vapor hic penetrantiffimus in auras avolat, & relinquitur acidum 
ffagrna, inffar fpiritus viftrioli, omnis faporis expers, cui lamellae fuLphu- 
rex innatant ; in collo vero retortae confpiciuntur flores, qui odore perfe¬ 
ctum fulphur vulgare redolent, & hi fatis quidem copiofi, adeo ut ex un¬ 
ciis 4 auripigmenti & olei viftrioli unciis tribus, ad minimum uncia una 
florum poflit obtineri. Hi flores funt inlipidi & fudoriferi, vapor, quem 
emittunt, fulphureus, albus eff: caput mortuum ex atrabrunum relinqui¬ 
tur, omni fapore privatum, flamma: vero admotum quodammodo ardet. 
Idem. 

Oleum viclrioli opio crudo in fruftula difciffo fuperfufum, fi mixtu¬ 
ra retortae vitreae committitur atque deftillatio per ignem adornatur, ita 
ut ambo minimum 6 uncias expleant, praebet liquorem fcetidiflimum, fa¬ 
poris acidi ingrati, pellucidum circiter ad uncias duas ; remanet in retor¬ 
ta caput mortuum nigri coloris, levis & fpongiofe materiae, fere infipi- 
dum, quod flammae admotum odorem fulphuris vulgaris exfpirat. 

Si oleum viclrioli dulcis (cujus praeparationem videas in traflatione 
de viftriolo) aromaticum per aliquot rnenfes in vitro detinetur, veficafu- 
illa operto, eam lucceffive arrodit exeditque, & quod in phiola manet, ru¬ 
bedinem induit faporemque acidum contrahit. 2 . Si admifceatur argen¬ 
to vivo in phiola, accedente coftione, illud aggreditur. 3 . Hoc oleum 
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aromaticum recens exquifite folvitur in fpiritu vini re&ificatiflimo, ipfi- 
que faporem, odorem & virtutem confert anodynam ac fedativam. 4. 
Hic fpiritus oleo viffrioli dulci impraegnatus, fi pauca quantitate mifcetur 
folutioni auri, flavam efiicit tincluram, quae ferro inflillata illud aureo co¬ 
lore inficit. 5. Quando folutio haec auri per 1 2 horas flat, pulvis niger in 
fundum demittitur, indicio, fulphur vicfrioli coire cum pulvere falis & am¬ 
bo praecipitari ad fundum. 

Si lixivio falis oleum viffrioli affunditur, mox vehemens cum exha¬ 
latione fpiritus falis fubtiliflimi effervefcentia concitatur, & liquor, non fe- 
cus ac id evenit cum lixivio nitri, in album coagulum convertitur, cui fi 
fufficiens aquae communis quantitas affunditur, pulvis candidus copiofus 
in fundo fuhfidet. Haclenus Dominus Fried. Hoffman. 

Sequentia cum vicfrioli oleo a fe inflituta experimenta adducit cla- 
riff Dominus van Muflchenbroek. Mixturas, ait, captas efle menfe Ju¬ 
nio, barofcopio elevato ad 29^ pollices, flante euro, cado fereno, tempe- 
ftate iicca. 

Permifcuit in vafe aperto 3 olei vicfrioli drachmas cum aqusepluvi® 
pari copia, in mixtura nullus motus, nullave effervefcentia obfervabatur, 
increvit tamen calor a gradu 48 ad 92. 

Ad aquae cochlearise 3 drachmas affudit tantundem olei vicfrioli, 
quo fadlo non quidem obfervabatur eflervefcentia aut motus, fed calor 8 c 
intenfior, quam in priori experimento, quoafcendit thermofcopium a gra¬ 
du 48 ad 98, limpida perflante mixtura. 

Tum ad aquae fambuci drachmas tres affudit tantundem olei victrio- 
li, nulla excitata fuit effervefcentia, fed calor auclus a 48 ad 70. 

Poflquam mixturae binae praediftae refrigeratae effient fequenti die 
ufque ad gradum 43, ambas inter fe promifcuit: ipfo tempore mixtionis 
aliquem motum dederunt, non tamen fpumantem effervefcentiam, &de- 
nuo increvit calor ufque ad gradum 60. 

Olei viflrioli drachmae 3 miftae fuerunt cum puri vini Rhenani dracff 
ma fesqui in vafe aperto, inde quidem nulla excitata fuit eflervefcentia; at¬ 
tamen increvit calor a gradu 59 ad 8 ofi 

Tum olei viclrioli drachmae 3 iterum mifcebantur cum ejus vini Rhe¬ 
nani 3 drachmis, mixtura non dedit vifibilem motum, fed calorem a 59 
gradu ad 99I, colore mutato in obfcuriorem. 

Tum olei vicfrioli drachmae 3 iterum permiflae fuerunt cum ejusdem 
vini Rhenani 6 drachmis, mixtura non edidit confpicuum motum, fed ca¬ 
lorem a gradu 59 ad 97. Tandem olei vicfrioli drachmae 3 affufse funt 
ad drachmas 9 ejusdem vini Rhenani; calor inde increvit a gradu 59 
ad 95^ 

Ad 3 drachmas olei viffrioli affudit 3 drachmas fpiritus vini recfifi- 
cati, nulla quidem orta fuit effervefcentia, fed fubitaneus calor a gradu 

50 ad 90. 

Ad 3 drachmas olei viftrioli adjecit drachmam tartari Rhenani in pul¬ 
verem contufi; nulla oborta fuit eflervefcentia, fed calor, qui lente pro¬ 
ducebatur, increvitque tantum 12 gradibus. 
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Sumfit olei vidtrioli 3 drachmas, quibus affudit aceti vini Gallici tan- 
tundem, inde quidem confpicua non excitabatur effervefcentia, fed calor 
notabilis a gradu 58 ad 95|. Ad fpiritus aceti fortiflimi drachmas 3 affu- 
fa fuit olei viftrioli drachma una, calor inde increvit a gradu 58 ad 72. 

Ad olei vidtrioli 3 drachmas adjecit oculorum cancrorum drachmam, 
illico fufcitata fuit magna & fpumefcens effervefcentia, quam calor comi¬ 
tabatur, a gradu 54 ad 98. Repetitum fuit hoc idem experimentum in va¬ 
cuo, excitataque fuit ingens effervefcentia, atque adeo fpumans, ut gradum 
caloris diifinguere non potuerit, imprimis cum diu perflaret tenax fpuma. 

Ad olei viclrioli 3 drachmas adjecit marmoris albi contriti drach¬ 
mam, excitata fuit effervefcentia, corrolumque marmor, increvit calor a 
gradu 54 ad 68. 

• Ad lapidis coeruleiNamurcenfis triti drachmam addidit 3 olei vidtrio- 
li drachmas , orta fuit notabilis effervefcentia; increfcente calore a gradu 
54 ad 66. 

Lapidis Bremenfis rufi 1 drachma cum olei viftrioli 3 drachmis, nul¬ 
lum motum aut effervefcentiam dabat, vix calorem. 

Ad cretae albae drachmam affufe olei viflrioli 3 drachmae excitavere 
magnam effervefcentiam , & calorem a gradu 54 ad 86. Ad cretae rubrae 
drachmam mifhe 3 olei vidtrioli dederunt nullum motum, nullumque ca¬ 
lorem. 

Ad 3 olei viflrioli drachmas adjedta una carbonis foflilis Britannici, 
nullam effervefcentiam praebuit confpicuam, fed exiguum calorem a gra¬ 
du 54 ad sil- \ 

Ad 3 olei vietrioli drachmas afperfa coralliorum rubrorum drachma 
fufcitavit vehementem effervefcentiam, & calorem a 54 ad 78/ 

Ad tres olei vicino ii drachmas adjecfa lapidis calaminaris drachma 
edidit aliquem motum, fed vix vifibilem effervefcentiam, calorem tamen a 
gradu 60 ad 7 9. 

Olei vi&rioli 3 drachmis injedta fuit limaturaeferri drachma, qua: vix 
fenfibilem motum aut efiervefcentiam produxit, & exiguum calorem, a 
gradu 64 ad 71, vix etiam aliquid ferri videbatut folvi: craflius enim hoc 
oleum pene agere nequit in metalla ; quamohrem diluebat aliud viftrioli 
oleum in tripla quantitate aquae, elabi fivit diem, ut bene ffigefceret, nam 
ab aqua affufa fervet diu: tum 3 drachmis hujus diluti olei vietrioli injecit 
drachmam limaturae ferri, quae illico effervefcere fpumareque coepit, m\\ 
crevit perpetuo effervefcentia, donec poff horam maxima evaferit, calo¬ 
remque fufeitaverit a gradu 64 ad 80, fpirans odorem fortem fulphureum, 
folvensque metallum, perduravit vero ultra 6 horas. Tandem diluebat 
aliud oleum viflrioli in fexies majore aquae quantitate, refrigeratatque per 
diem mixturae injecta fuit ferri limatura, copia eadem ac in prioribus pe¬ 
riculis, tum lentifiime afeendebat thermofeopium a gradu 64 ad 72, fed 
effervefcentia oborta fuit, adurgentibus fumis albis, qui admota candelae 
flamma incendebantur, atque fulminationem cum ftrepitu producebant; 
licuti quoque memoria' proditum eft in du Hamef, hiff reg. acad. fcient. 
lib. 6. c. 2. tum in Tbiff de 1’ academie royale an. 1700. 

Ad 



352 


OBSERVATIONES VARIAE 

Ad olei viclrioli drachmas 3 adjeci a fuit cupri limatura; drachma, "nul¬ 
la h«c dedit effervefcentiam, nullamque folutionem, manente fplendore 
limaturae per 24 horas plane eQdem ac ante; dubitat an quis calor ortus 
fuerit, fi aliquis, non excedit gradum. 

Ad 3 olei viclrioli drachmas adjecta fuit m arca litae aureae drachma; 
haec nullam praebuit effervefcentiam, imo ne quidem folvi vifa fuit elapfo 
triduo, calor tamen aliquis oriebatur a gradu 59 ad 61. Hoc non con¬ 
tentus periculo affudit ad marcafitam oleum viblrioli in tripla copia aquae 
dilutum, tum aliqua excitata fuit effervefcentia, cum exiguo motu, par¬ 
vaque folutione metalli, vix tamen increvit calor, afcendente tantum ther- 
mofcopio a gradu 59 ad 6o|. 

Ad olei viclrioli 3 drachmas adjecit nitri pulverifati drachmam, ex¬ 
templo aliqui fumi affurrexerunt corrofivi, fiavefcentes, atque thermo¬ 
fcopium 3 gradibus afcendebatob aublum calorem. Deinde fumlit oleum 
viclrioli, quod praecedenti die in tripla aquae copia dilutum fuerat, ejus- 
que tribus drachmis injecit nitri drachmas 2, non obfervavit tum fumos, 
led frigus, quippe defcendebat thermofcopium gradibus 9. Poftquam 
ambae hae miftur* ad eundem calorem elapfis aliquot horis pervenerant, 
nempe ad 60 gradus, eas fecum permifcuit, calorem vero excitaverunt 
ufque ad gradum 75, nam fortiori viclrioli oleo fic quali aqua affundeba¬ 
tur, quae in diluta miilura fuerat, atque ita generari debebat calor. 

Ad 3 drachmas olei viclrioli adjebfte fuerunt 2 drachmae falis ammo- 
niaci, illico oborta fuit ingens effervefcentia, valde fpumefcens, crucians 
fumos copioliflimos, qui totum locum impleverunt acerrimeque nares fe¬ 
riebant, adeo calidi autem erant, ut thermofcopium fupra eos politum ad 
10 gradus afcenderit; cum interim thermofcopium alterum miliurae im¬ 
politum, defcendebat propter frigus a 60 gradibus ad 48, pcracla efferve¬ 
fcentia erat maxima falis copia foluta. Si autem, quo tempore fal cum 
oleo effervefcit, thermometrumque defcendit, affundatur aliquantum 
aquae, illico oritur calor, & thermometri liquor rarefcens afcendit. Dein 
unum thermofcopium lufpendit fupra mifturam ad eam altitudinem , ut 
fpurna effervefcentis mixturae illud non attingere pollet, fed ab ipfo 4 vel 
5 lineis pollicis abeffet: aliud thermofcopium pofuit in vafculo capiente 
falis ammoniaci drachmam : in phiala mobili milit 3 olei viclrioli drach¬ 
mas : tunc omni hoc apparatu tecfo recipiente, eduxit follicite aerem, & 
per horam lic cunbla reliquit, ut ad calorem aequabiliffimum reduceren¬ 
tur : deinde in vacuo affudit oleum viclrioli ad falem ammoniacum, illico 
ingens effervefcentia fufcitata eff cura copiolis afcendentibus fumis totum 
vas implentibus, ita ut vix gradus in thermofcopio cognofci potuerint, 
elapfo tamen femiminuto magna pars vaporis fe parietibus vitri applicue¬ 
rat, pars decidebat ad fundum, pars implebat recipiens, quod tamen fatis 
tum pellucebat: delcenderat liquor thermofcopii in ipfa effervefcentemi- 
ffura pofiti, a gradu 67 ad 46, manente liquore in thermofcopio lupra mi¬ 
fturam pendente immoto in gradu 67, aff quem ante experimentum hse- 
ferat: perilabat ad gradum 46 liquor in thermofcopio milium fpatio 1 
minuti, tumque incepit afcendere, poftquam pervenerat ad gradum 58, 
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afcenderat liquor in altero fufpenfo thermofcopio ad gradum 
autem thermofcopio fuperante gradum 60, afcenderat liquor fufpenfi ther- 
mofcopii ad gradum 691. Sed elaplis 2 minutis, & liquore immifli ther- 
mofcopii fuperante gradum 68 , pervenerat liquor fufpenfi thermofcopii 
ad gradum 70 ; elapfo iterum minuto afcenderat in utroque thermofco¬ 
pio liquor ad grad. 70, poft 5 minuta alcendit liquor immiffi thermofcopii 
ad grad. 72, manente eo fufpenfi thermofc. in gradu 70; imo poft horae 
quadrantem, & ceffante jam eftervefcentia afcenderat liquor thermofcopii 
ad grad. 74, manente fufpenfo ad gradum 70 : folet durare eftervefcentia 
ad minimum fpatio 20 minutorum. Repetiit hoc experimentum bis, ut 
ipfi tutius confideret, eundemque fueceffum habuit. Vapor afcendens 
proinde in vacuo calorem fecum tulit 3 graduum, miftura refrigerata 21 
gradibus. 

Ad olei viflrioli 3 drachmas adje£la fuit falis gemmae drachma, a qua 
nulla eftervefcentia, quae confpici'poterat, fufcitata fuit; calor tamen,dum 
vel tantillum falis pedetentim lolvebatur, increvit 3 gradibus, a 60 ad 63. 

Ad olei vi&rioli 3 drachmas adjecit facchari vulgaris fufci drachmam, 
nulla vifibilis eftervelcentia inde oriebatur, fed parum lacchari folvebatur, 
atque interim increvit calor 3i gradibus. In vacuo dedit faccharum ali¬ 
quam effervefcentiam, & calorem 4 graduum. 

Ad olqi viclrioli 3 drachmas affudit falis ammoniaci tantundem,hinc 
infignis & fpumans eftervefcentia fufcitabatur, illico tamen fedata, calor 
vero increvit a gradu 42 ad 92, mixtura manente limpida, & abfque colo¬ 
re; hoc fadlum eft tempore hyemali. 


Ambas praecedentes mixturas ex ficcharo & fpiritu falis ammoniaci, 
calentes ad gradum 42, permifcuit, hae denuo fpeciem effervefcentiaeprae¬ 
buerunt, excitatis multis aereis bullis, & caloris incrementum ufque ad gra¬ 
dum 5 2. Saccharo interea coeunte & natante in medio liquore, deftituto 
fuo folvente menftruo. 

Cum ad 3 drachmas olei viflrioli affunderet drachmam falis volatilis 
urinae, ingens, fpumefcens fumanfque excitata fuit eftervelcentia frigida, 
qua thermofcopium defcendit ex gradu 60 ad 44, omnibus manentibus 
limpidis. 

Olei viclrioli 3 drachmas permifcuit cum olei deftillati fceniculi drach¬ 
ma, illico perfedta horum fluidorum fiebat mixtura, nullus tamen inde 
motus effervefcens, fed calor increvit a gradu 62 ad 7 o. Mixturae adjecit 
oculos cancrorum, mox adurgebat magna eftervefcentia, calorem inten¬ 
dens ufque ad 86; picis tamen fimillima evafit maffa, atque probe unita; 
fed maffa haec igni alendo erat inepta, exftinxitque prunas ad medium uf¬ 
que huic materiae impolitas. 

Olei anili ftillatitii drachma milia fuit cum 3 drachmis olei viclrioli, 
omne oleum perfedle mixtum non fuit, fed pars quaedam, quae in maffam 
nigram abiit, haec in igne accendi potuit, &arfit aliquo ufque: miftura 
autem non efferbuit, fed produxit aliquem calorem, nempe a gradu 62 
ad 69. 
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Ad olei victrioli 3 drachmas affudit drachmam olei deftillati roris ma¬ 
rini, dubitat an in principio mixtionis aliquod frigus adfuerit, poftea ge¬ 
neratus fuit calor a gradu 62 ad 70, nulla tamen effervefcentia confpicua 
fuit, led maxima pars olei roris marini intime fuit mixta cum oleo vi- 
cftrioli. 

Tandem ad olei vi£trioli 3 drachmas affudit olei de lateribus fcrupu- 
lum; abiit maffa in piceam, homogeneam fubftantiam, fed abfque efferve- 
fcentia, calor tamen produ£tus fuit 1 o graduum. Hactenus clariff van 
Muffchenbroek. 

Si fpiritus vifrrioli per aliquantum temporis fuper ferrum ftet, oritur 
inde victiolum quoddam fixum, pariter ac fi fpiritus nitri affundatur ad 
fal tartari, oritur inde fpecies quaedam nitri. Lemmery. 

Si oleum victrioli forte fit, & affundatur ad aliud viftrioli oleum vel 
in fpiritum acidum victrioli vel in aquam, vel in oleum terebinthinae, tan¬ 
tus inde calor exili:it, ut phiala faepe rumpi valeat. Idem. 

Si aliquae guttae fpiritus vi6triolivel oleum ejus in modicum aquae ca¬ 
lidae inftillentur, in qua rofae rubrae emollitae funt, intra breve tempus ru- 
befcit aqua inftar vini rubri. Idem. 

Si phiala vitrea repleatur decofto ligni nephritico purificato, & ver- 
fus lumen tranfpiciatur, flavum apparet; fi vero tergum verfus lumen 
vertas, ccerulumeft: fi aliquae guttae olei victrioli inftillentur, ab omni 
parte flavum apparet: fi etiam tantilla pars olei tartari affundatur, ad pri- 
ftinum colorem redit. Si in tincturam quandam violaceam vel coerule¬ 
am aqua factam inftilles guttas fpiritus victrioli, ftatim rubefcit; fi vero 
immittas aliquid falis alcalini, priftinum colorem recuperat. Si in tinctu¬ 
ram coeruleam inftilles liquorem alcalinum, ut fpiritum volatilem falis ar- 
moniaci, vel oleum tartari, momento viridefcit; at fi adjicias parum fpiri¬ 
tus vi£trioli, fufce ftatim rubefcit. Si fpiritus victrioli in deco6tum ligni 
Indici infundatur, flavefcit; fi adjicias aliquid ex fpiritu falis armoniaci, 
illico nigrefcit. Si lignum Indicum per 3 vel 4 horas cum fucco citri di¬ 
geratur, color plane non alteratur: fi adjicias aliquas guttas olei tartari 
per deliquium, accipit ftatim colorem brunum ; fi vero dein adjicias fpiri¬ 
tum vi£trioli, ad priftinum colorem redit. Si guttae olei tartari in vinum 
rubrum infundantur, viridefcit vinum, fi vero adjicias aliquid fpiritus vi- 
£trioli, recuperat colorem 1 priftinum. Idem. 

Vi£triolum Veneris indicat quidem omnia alcalia, imprimis vero vo¬ 
latilia; alcalia enim fixa vi£trioli Veneris folutioni adfufa mox illa praeci¬ 
pitant fub forma fedimenti coerulei viridis ac cralli; volatilia vero illud ad 
fundum dejiciunt fub fpecie fubfidentiae fapphirinae tenuioris; adeo ut ni¬ 
hil aeque falia prodat volatilia ac hocce victriolum Veneris. ViBriolum 
Martis pari modo alcalia indigitat, fed non ita manifefte: hoc Angulare 
obtinet vi£triolum Martis, quod quicquid vim poflidet adftrictoriam, 
mox manifefte oftendat, folutione fcilicet ejus inde vel nigrefcente, vel ad 
fubnigrum aut obfcure violaceum vergente colorem. Solutiones Veneris (f 
Martis per aquam fortem & dilutae per aquam pluviam deftillatam, eun¬ 
dem praeftant effectum ac ipfa vi6triola, hoc faltem cum difcrimine, quod 
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- nili fal volatile adiit copiofius, non lingularem patiantur immutationem, 
fed tantum exiguum & vix fenfibilem fubeant intedinum motum, de ce¬ 
tero quoad colorem ac confidentiam prorfus inta£be. Hiaerne. 

Saccharum Saturni cum uncia aquae dedillatae, cui guttula fpiritus 
vidtrioli indita fuerit, dat colorem diaphanum fubturbidum indar aquae 
tantillum lutulentae. Idem. 

Mercurius fublimatus cum liquore ex vielriolo & calce viva parato 
dat colorem opalinum. Idem. 

Spiritus vidlrioli cum fpiritu vini fimplici dat colorem opalinum fa- 
turatiorem. Idem. 

Solutio lunae cum vielriolo Martis dat opalinum fubdavum. Idem. 

Vidtriolum cypricum cum lixivio ex odreis calcinatis parato, dat opa¬ 
linum ad colorem thaladinum feu aeruginofum vergentem. Idem. 

Sal rutae cum Ipiritu vidlrioli dat colorem davum dilutum & diapha¬ 
num. Idem. 

Scoriae reguli antimonii additae unciae aquae, cui 5 guttulae fpiritus vi¬ 
cino! i adfuiae fuerint, dant colorem croceum. Idem. 

Sal filicis cum Ipiritu lalis aut Ipiritu viclrioli dat colorem davum 
fubrubeum. Idem. 

Sal card. bened. cum Ipiritu viddrioli dat colorem obfcure davum. 
Idem. 

Sal pulmonariae hortenfis cum fpiritu viclrioli dat colorem fubfufce 
davum. Idem. 

Solutio fulphuris cum calce viva fi addatur fpiritui vidlrioli in oleo 
anifi digedo dat colorem grifeum fubalbum indar favillae. Idem lixivium 
odrearu m calcinatarum cum vi£lriolo Martis. Idem. 

Viclriolum Martis cum fpiritu falis ammoniaci dat colorem fubviri- 
dem indar corticis fraxini feu populi. Idem. 

Spiritus vidlrioli oleo anifi digedus cum cineribus clavellatis dat co¬ 
lorem puniceum indar dorum granatorum. Idem. 

Sal fcabiofie, fal falviae, fal abrotani, cum fpiritu viclrioli, dat colo¬ 
rem fufeum dilutum. Idem. 

Solutio boli Armenae cum fpiritu vidlrioli, ubi fali tartari admifeetur, 
dat candide fufeum. Idem. 

Vidlriolum Veneris cum rore majali dedillato dat viridem fubda¬ 
vum. Idem. 

Salia dxa cum vielriolo Veneris dant colorem thaladinum feu Ve¬ 
netum. Idem. 

Sal cardui benedidli cum vidlriolo Veneris dat colorem thaladinum 
clariorem. Idem. 

Spiritus vidlrioli cum oleo anifi digedus cum folutione lunae, dat 
viridem fubbuxeum. Idem. 

Spiritus viclrioli cum fale faniculae; item fal anethi, viftriolumMar¬ 
tis & folutio Martis cum fpiritu falis ammoniaci & fpiritu vini: viclrio- 
lum Veneris cum faccharo Saturni, dant colorem pradinum obfcuriorem. 
Idem. 

Vi- 
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Vi&riolum Martis & 1 'olutio Martis cum fpiritu falis ammoniaci & 
falis deflillati per minium dat praffinum fpadiceum. Idem. 

Sal anethi cum victriolo Veneris dat colorem viridem inerratum. 
Idem. & 

Sal ammoniacum & tartarus deflillata per minium cum vidflriolo Ve¬ 
neris dant cyaneum dilutum. Idem. 

Sal tartari cum victriolo Veneris dat cyaneum clarum. Idem. 

Omnia falia pure volatilia cum vi&riolo Veneris dant colorem Indi¬ 
cum feu cyaneum ad purpureum inclinantem. Idem. 

Vittriolum Veneris cum nitro fixo dat colorem Venetum fubcceru- 
leum. Idem. 

Sal furnariae cum victriolo Veneris dat coeruleum fubviridem. Idem. 

Urina cum victriolo & folutione Aiartis dat colorem piceum live 
atrum. Idem. 

Scoriae reguli antimonii cum victriolo Martis dant colorem atrum. 
Idem. 

Spiritus euphorbii cum victriolo Martis dat colorem nigrum tantil¬ 
lum ad viriditatem vergentem. Idem. 

Victriolum Martis cum folutione metallorum fa6ta cum aqua forti & 
urinolis dilutis, ut exempli gratia, aqua deflillata argillae tcffulatae dat pri¬ 
mo obfcurum tum clarum. Idem. 

Spiritus victrioli cum folutione fulphuris per fal tartari dat colorem 
incarnatum tum ex rubeo fubfufcum. Idem. 

Solutio fulphuris cum calce viva, adfufa vidtriolo Martis, dat colorem 
primo nigrum tum fubcinereum. Idem. 

Solutionem gallarum fac live tinfturam ex gallis inf gnem ; huic in- 
fufioni agitando immifce quantitatem admodum fortis folutionis victrio- 
li, mixtura in atramentum nigerrimum tranfibit; huic mixturae fi inflilla- 
veris exiguam quantitatem olei vidtrioli, agitata phiala, videbis liquorem 
clarum & transparentem reddi, fed nigredinem reftitues per exiguam fo¬ 
lutionis falis tartari quantitatem; non cum lucceffu experiri potes propter 
gummi, quod fua tenacitate operationibus proditiorum liquorum falino- 
rum refiflit. Boyleus. 

Si oleo viUtrioli reftificato fenfim commifceas convenientem olei ef- 
fentialis ut abfinthii quantitatem in alembicocum aliqua aquae copia trans- 
ductam, mixtura follicite deflillata in retorta, reflabat ficcae materio, 
'atrore carbonareo, vix credibilis quantitas ; loco olei abfinthii fubflitue- 
batur oleum purum effentiale faturejae, hocque liquore cum aequali pon¬ 
dere praedidli olei vitlrioli reftificati paullatim commixto totoque hoc 
compotito in retorta, ut prius, deflillato, praeter id quod tranfibat in reci¬ 
piens , etiam hi duo liquores limpidi fatis infignem relinquebant quantita¬ 
tem fubflantiae, piceam nigredinem referentis, quametiamnum inter rario¬ 
ra aflervare fe dicit. Boyleus. 

Oleum victrioli fepius praecipitat multa corpora, tum mineralia, tum 
alia non modo in aqua forti fed fpeciatim in fpiritu aceti difloluta, calx vel 
pulvis hoc liquore praecipitatus elegans aibufque efl. idem. 


Si tin- 
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Si tinflurae rofarum rubrarum per aquam faflae folutio minii inftille- 
tur, liquor in turbidam fubilantiam viridem vertitur, plane ut iit ab oleo 
tartari; addita quantitate olei vidlrioli, geminaoilenditur operatio; plum¬ 
bum in pulveris albi formam praecipitatur, & mixtura turbida clarificatur, 
& rubedo redit & vehementer intenditur. Idem. 

Viclriolum in fucco rofarum nigrefeit, accedente vero fpiritu falis 
ammoniaci davefcit: 11 oleum vel fpiritus viftrioli maceretur cum rofa ru¬ 
bra licca in aqua, rubefcit aqua. 

Tinflura coerulea a fpiritu viflrioli plerumque rubefcit, fed adjeflo 
fale alcalino reilituitur color coeruleus. Tinflura ccmilea ab alcohole & 
urinolis viridefeit, accedente fpiritu viflrioli rubefcit. Quod rubrum eft, 
a fpiritu viclrioli plerumque flavefcit, accedente vero urinofo nigrefeit. 

Solutio Mercurii per aquam fortem a vi 61 riolo Martis iit fufee viridis 
& praecipitatum nigrum. 

Si oleo viclrioli inililletur oleum tartari per deliquium, poil elferve- 
fcentiam praecipitaturfal ad fundum. Siiiltreturaqua, evaporetur &cbry- 
ftallifetur, fiunt inde chrylfalli tartari viclriolati, non acidi nec acres, fed 
ab utroque compoiiti. 

Sal commune mutat colorem folutionis viclrioli Veneris in viridem 
dilutum. 

Spiritus & oleum viflrioli luflatur maxime cum alcalibus, iique ali¬ 
quid fulphuris mineralis adiit, dt fpiritus viflrioli obfcurior & magis 
fufeus. 

Solutio viclrioli Veneris praecipitatur ab alcalibus viride & craife, ab 
urinolis vero tenuiter ad fundum. Viclriolum Martis praecipitatura fal? 
communi, fed non in oris feptentrionalibus. 

Saccharum Saturni in uncia aquae dedillatae folutum a guttula fpiritus 
viflrioli dt diaphanuin iubturbidum. 

Mercurius fublimatus cum folutione viflrioli aut calcis vivae dt colo¬ 
ris opalini. 

Solutio argenti a viflriolo Martis dt coloris opalini fubdavi. 

Solutio viclrioli Martis cum fpiritu falis armoniaci dt coloris grifei 
vel cani. Viclriolum Martis & folutio Martis cum fpiritu falis ammonia¬ 
ci & fpiritu vini dt coloris viridis. Urinoia cum viclriolo vel folutione 
Martis dunt coloris nigri. 

Spiritus viclrioli cum folutione fulphuris per fal tartari, dt primum' 
coloris incarnati, dein ex rubeo fubfufci. 

Si una pars olei viclrioli mifceatur cum 3 partibus aquae & agitetur, 
fubitus dt calor, qui diu perleverat. Si frudulum glaciei in oleum victrio- 
li immittitur, adhaeret oleum guttis glaciei, & illam cum fumo refolvit, adeo 
ut vitrum, in quo continetur glacies, maxime incalelcat. Si vero oleum 
viflrioli mittatur fuper glaciem, cum glacie coagulatur. 

* Dominus Hawksbee poil Dominum Hookium obfervavit, aquae vo¬ 
lumen, admixto oleo viclrioli, decrefcere, ututincalefcat, nec ponderis ali¬ 
quam partem, nid lub initio amittere. A£l. Lipf.anni j 719. 

Clajjis III. de ferro . Xx XX 
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Colchotar Vel viCIriolum ad rubedinem calcinatum partium 2 cum 
partibus 2 olei viclrioli intra minutum incalefcunt. 

Petreolum reclificatum cum oleo viclrioli ana, unum in fiiperficiem 
alterius cum motu & ebullitione agit, & dein incalefcit. 

Oleum vi&rioli cum uvis paflis, cum pane, cum carne admodum in¬ 
calefcit. 

Mercurius folutus in oleo viclrioli & per deflillationem extra&o oleo, 
refiduum in pulverem redactum in aqua fenfibilem calorem dat. 

Oleum viclrioli a fale armoniaco fit frigidum. Olei viCIrioli pars 1, 
& aquae partes 12 dant mixturam calidam , fed immilfo in hanc aquam 
thermometro & fuperinjecla aliqua parte falis armoniaci, defcendit ther- 
mometrum. Salis armoniaci partes 12, & aquae 12, frigiditatem produ¬ 
cunt, fed injeClis 12 partibus olei viCIrioli, fit fubito calidum. 

Si fal commune in aquam conjiciatur, fentitur frigus, fed fi ad falis 
partes 8 immittantur olei vi&rioli partes 3, fit calidum. 

Si pars una olei viclrioli mifceatur cum dimidia parte fpiritus vini & 
agitetur, incalefcit valde cum fumo. Quoque reclificatior efl fpiritus, eo 
major efl calor. Maximus efl calor, cum oleum viCIrioli mifcetur cum 
oleo terebinthinae. 

Oleum viclrioli cum vino Hifpanico digeflum dat odorem fuavem. 

Oleum viclrioli & fpiritus vini ana per menfem digefla fi deflilientur, 
fragrantem & dulcillimum odorem circumcirca fundunt. 

Gemmulae diffolutae cum fpiritu viclrioli, aperto dein orificio, odo¬ 
rem mofcheti fpargunt. 

Oleum viclrioli & oleum terebinthinae ana deflillata dant caput mor¬ 
tuum carbonis inflar atrum, & habet magnam fixitatem. Si pofl digeflio- 
nem abflrahatur oleum fpiritus viCIrioli & fpiritus vini re&ificati, fit ma¬ 
gna & fixa quantitas fubflantiae nigrae. 

Camphora & oleum viclrioli deflillata in fundo retortae inflar filicis 
efl, nec quicquam inde fublimari potefl. 

Viclriolum coerulum fi uratur, ufque dum fiat friabile, fit coloris albi; 
fi calcinetur adhuc diutius, fit coloris ccefii, dein fubfiavi, tunc rubri, mox 
obfcure purpurei, ultimo nigri. 

Si oleum viCIrioli reclificatum mifceatur cum oleo effentiali abfinthii 
& cum aqua deflilletur, fit caput mortuum coloris nigerrimi. 

Spiritus urinae in cuprum pulverifatum fit viridis; fed injeclo oleo 
viclrioli parum, vertitur in fpeciem aquae. 

Mercurius & olei viCIrioli partes 2 vel 3, quae in retorta abflrahantur, 
fit calx niveae albedinis, fi affundatur multum aquae limpidae, ex colore la- 
Cleo in pulcherrimum flavum abit, ut nullibi dari poflit melior flavedo. 

Oleum feminis anifi cum oleo viclrioli dat confeflim colorem fan- 
guineum. 

In deflillatione vidlrioli viridis fiunt vapores vel fpiritus albi: in de- 
flillatione vero nitri certo tempore fit ruber fumus. 

ViCIriolum Veneris in lamina ferrea dat maculam rubram, non ita 
viclriolum Martis. 

Gampho- 
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Camphora pulverifata cum oleo viclrioli ccerulefcit primum, dein 
rubelcit, fic fit obfcure rubrum, nec quicquam odorat. Aftufa aqua prae¬ 
cipitatur verius fuperficiem camphora & reftituitur. Quum mixtura cam- 
phorae & olei viflrioliper retortam deftillatur, odorem camphorae rellituit, 
mafia refidua fit coloris nigerrimi. 

Si lamina chalybea vel ferrea immittitur in folutionem viclrioli coe¬ 
rulei, praecipitatur aliquid cupri in laminam fquamarum mftar, quos cralfi- 
ores & craffiores fiunt. Si ferrum injicitur in aquam coeruleam vidlriola- 
tam una cum Mercurio, praecipitatur cuprum in ferrum : difiolvitur fer¬ 
rum, & cuprum amalgamatur cum Mercurio: aqua coerula fit inde palli¬ 
de coerlila, fi omnis pars cupri praecipitatur, fit liquor coloris viridis. Vi- 
clriolum praecipitat plumbum ad fundum, poftquam plumbum praecipita- 
rat ferrum. Pari modo Mercurius praecipitatur ab oleo viclrioli, poft¬ 
quam folutio ejus per aquam fortem praecipitarat aurum. 

Ex mixtura nitri & viclrioli fentitur odor, tanquam odor aquae fortis. 

Aurum in aqua regis folutum & praecipitatum ab oleo tartari per fe 
fulminat, & mofchati ac fragrantem odorem dat. 

Oleum vidtrioli cum pulvere camphorae primum coloris fit coerulei, 
dein rubri, tum fufce rubri & amittit odorem, aifufa aqua emergit campho¬ 
ra. Mixtura in retorta deftillata reddit odorem, mafia reliqua fit nigerrima. 

Spiritus viclrioli & vini lente deftillata ut intra 2 vel 3 feptimanas, 
primum dant bonum odorem, dein odorem fortem & fulphureum, refi- 
duum eft inftar picis & fragile, non accipit flammam, nullius odoris, per 
multos dies in aqua non poteft folvi. Plura de his colorumque mutatio¬ 
nibus ex oleo vidlrioli, ut & ex aqua forti, fpiritu nitri aliisque acidis ori¬ 
undis, videas in vitlriolo, nitro, aceto &c, 

£ 

Commixtio ferri cum metallis ut a fulphure. 

F Errum cum plumbo mifceri nequit, fed femper fupernatat. Ferrum 
tamen intrare folet in ftannum ; cum quo regulum clarum conftituit, 
in quem agit quam maxime magnes. Ferrum cum zinco efficit reuulum 
durum & ufque malleabilem argenti fimilem. Ferrum etiam quam opti¬ 
me intrare folet in bismuthum & conftituit regulum fragilem bismuthi- 
cum; & quamvis | partes bismuthi infint, ufque tamen a magnete attrahi 
folet. D. Henckel in Pyrithologia. Ferrum alias metallo alio incruftari ne¬ 
quit, auro puta atque argento, nifi ei intermedium fuerit aes, cujus parti¬ 
cula; maxime adhaerent ferro, ceu id experimur, fi ferrum tantum viclrioli 
de prolapia cupri fricetur, ubi extemplo in illa fridta parte cupri color of¬ 
fenditur. Barchuf. 

Mercurius ferro commifceri nequit. Ferrum & cuprum non pos- 
funt amalgamari, hoc eft, mifceri cum Mercurio & dein reduci in pulve¬ 
rem minutiflimum. Si cuprum mifceatur cum ferro, five argentum cum 
ferro, dure admodum cohaerent. Cuprum ferro commixtum ad orichal¬ 
cum eft inutile, reddit etiam cuprum durum. 


Qu°d 
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Quod vero commixtionem ferri & fulphuris attinet, enfequentia: 
Dominus Lemmery experimentum fecit, commifcendo fulphur, limatu¬ 
ram ferri & aquam, tam in ollis exiguis quam majufculis & altioribus, ex¬ 
inde incaluit materia, & expanfa extra ollam fe conferre voluit. Ollam 
majorem tempore seftatis materia dicta 5 librarum replevit, & ollam linteo 
pontexit, & in terram infodit & fuperingelfit terram ad l ulnae altitudinem, 
elapfo 8 vel 9 horarum fpatio intumelcere incepit humus & incalelcere, 
& prodierunt non modo vapores fulphurei, fed etiam flammae ignes, quae 
rimam prius faflam dilatarunt, & terram pulvere flavo nigricanti aperiit: 
terra diu fatis incaluit, quum effoderetur rudus olla, reperiebatur pulvis 
iterum niger; experimentum hoc melius fuccedit tempore aeftatis quam 
hyemis. Dominus Benckel. 

Lemmery illuflrat genefin fulguris & tonitru per experimentum, fci- 
licet fi fpiritus viclrioli aqua limpida affundatur, & Martis limatura adda¬ 
tur; halitus producitur fulphureus, qui admoto cereo inflammatur & toni¬ 
tru inflar fragorem edit. Experti etiam funt, quod halitus, (i orificio vi¬ 
tri obturato exitus negaretur, ipfum perfoderit. Cumque aliquando in 
vitro latis amplo copiofum accenderent, tanto id fragore in mille frufla 
disjecit, ut in aditantibus ad tempus furditatem efficeret. Idem evenit, li 
oleum vidlrioli fpiritui fubftituas ; enimvero materia lernel accenfa diffi- 
patur, novoque fulguri producendo novus deftinatur halitus. Ex hiftor. 
acad. reg. fcient. vid. A6ta Lipf pro anno 1710 p. 204. 

Si limatura ferri mifceatur ana cum fulphure, & mixtura humecletur 
aqua, ufque dum pultis inflar flat, fponte fua tunc calorem quendamcon¬ 
cipit. Sique fuper prunas in cochleari'teneatur , corripere ignem folet, 
fltque coloris rubentis, reliquum eftmodo crocus. Si copia fit, qus com- 
milcetur, fpontg fua calefcere potefl, & feipfum calcinare ufque ad cro¬ 
cum, & diminuitur fere ad dimidium : licet mafla diminuatur ad dimidi¬ 
um, ufque tamen ex una parte ferri obtinentur i| croci, adeo ut acida ful¬ 
phuris fe receperint ad ferrum. Plura de his vide in tradtatione de fulphure. 

f \ j 

Ohfervationes colle&anece de ferro. 

TJErrum, quod continetur contra ignem vitri cauftici, oportet efle tenue, 
ita enim bradlea ferrea momento excandefcit, & parvo tempore a co¬ 
no radiofo quali perterebratur, ut multa foramina acquirat. Acia Lipf. 
anni 1697. Ante Ipeculum cauflicum Leonienfe folvebatur clavus fer¬ 
reus fpatio 30 minutorum fecundorum. 

Notum efl, quod ferrum ignitum fub malleo politum, quum tandem 
ab illa parte, quae extra incudem & malleum tenetur, frigelbere & obfcu- 
rari incipiat, fub malleo tamen candefcit magis 8c magis, quod imprimis 
in officinis & praefertim illis videre licet, in quibus ferrum in virgas te¬ 
nuiores extenditur, quae dein in fila funt extenuandae. Pariter etiam fer¬ 
rum tam malleo perculfum, quam etiam lima rafum & ferra Iccium valde 
incalefcit. In Brefslemif Natur - cf Mediem - Gefihkhten referunt quendam 
Hamfch nominatum artem illam calluifle pej 5 vel 6 percuffiones mallei 

ferrum 
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ferrum candefaciendi: ferrum enim per mallei percufliones facile alias 
candent, li in formam quadratam percutiatur; & fuper incudem, percus- 
fiones fiant fuper latitudinem ejus, non vero fuper angulum aliquem, unde 
illi quam optime hoc facere poliunt, qui huic reiaffueti funt, ut fabri: fer¬ 
rum etiam fi praeparetur melius eft, fcilicet fi in aqua non exlfmguatur, 
fed fi-per fe refrigefcat, quum malleo & incudi eximitur. 

Quum vulgo notum fit ferrum urgente aeftu expandi, 8c quali per 
gradus verfus folutionem partium fuarum tumefcendo & rarefien- 
do ire velle; particulis ejus pnecipue laxius infidentibus & fubtile fulphu- 
reisin motum citatis, urgente jugiter aethere jam rigidifiimo & citatilfimi 
motus, fe ad quemvis gradum celeritatis fic muniente, fed de his videas 
Part. III. principp. de &there. Verbo, ferrum non modo fed etiam omnis 

metallorum familia expandi vult, & fuis particulis ligantibus lora remittit, 
urgente & intendente fe calore ; & pariter quia ex profapia metallorum 
unum genus citius per eundem ignis gradum particulatim a fe recedit, 
quam alterum, leu liquefcit, nam expanfio calida eft liquationis gradus, 
dum fcilicet partes fubtiliores & minus ligantes jam magis 8c fenfim fluere 
aut moveri incipiant, & quidem in unda aetherum jam citatillimorum & 
majore copia fluentium ; hinc experientifiimus van Musschenbrqek 
machinulam ingeniofamfibi paravit, cujus beneficio ipfum gradum expan- 
lionis cujuscunque metalli, pariter folutionis calidae, fecundum augmenta 
caloris ut & frigoris, in quodam indice fuper difcum quendam verfatili & 
a rotis & tympanis dentatis, non aliter ac in horologiis circumago, nota¬ 
re liceret; cujus tympana & rotulae a regula pariter dentata 8c horizontali- 
ter applicata circumaftae indicem ad exiguiflimum caloris gradum & un¬ 
guem fenfibiliter moverent; regula; applicuit fecundum longitudinem fi¬ 
lum leu parallelopipedum metallicum aequae ubivis craffitiei, ab una parte 
fuper tendinem in bifidum foramen vel crenam infertum , ab altera per 
cochleam regulae rotarum motrici dentatae applicatum : infra vero per fpi- 
ritus in ellychniis accenfa flamma, per quorum numerum ab 1 ad 5 ignis 
intenfior aut remifiior, citior aut tardior, ad libellam fuperextenfo filo, 8c 
interplures aut pauciores flammas laboranti fuppeditari pollet: ex pericu¬ 
lis factis cum luo pyrometro, ut vocat, fequentia de ferro obfervavit, Sc 
quidem tempore, quum thermometrum notaret 3 2 gradum, fpirante ven¬ 
to occidentali, caelo nubilo, barometro ad 29 ! poli, elevato. \\ 

Ferrum per unam flammam alcoholis vini expanfum eft ad 80 gradus 
indicis fui; a duabus flammis ad 117; a tribus ad 142; a quatuor ad 211, 
a quinque ad 230 gradus ejusdem indicis. Chalybs vero ab una flamma 
ad 85 gradus; a duabus ad 123 ; atribus ad 168; a quatuor ad 270; a 
quinque ad 31 o. 

Obfervavit ferrum omnium minime inter metalla rarefieri, five id ab 
una five a pluribus flammis calefiat; idcirco eft commodiflimum ad con- 
ftruendas machinas, quae a calore & frigore minime mutandae forent, pa¬ 
riter etiam pendula horologiorum; menfurse ulnarium & pedum. 

Cia (Jis III, de ferro. Yy yy Expan- 
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Expanfio plumbi & ftanni ab eadem flamma eft fere duplo maior 
quam ferri. 

Deprehendit cohserentias metallorum in traclatu de firmitate corpo¬ 
rum, cupri Icilicet ut 299*, orichalci uti 360; ferri 450; plumbi 29I; ftan- 
ni 49 ?» quorum gravitates fpecificae funt, cupri 9000 ; orichalci 8000; 

7^45 '■> plumbi 11325: ftanni 732°. Nempe fila ferrea diverfie cras- 
fitieiadhibuit, quae eftent in ratione ut 1. 2. 3. 4: quae notata funt literis 
D C. B. A, ubi (A) eft i pars pollicis Rhenland: ferrum (A) a 450 li¬ 
bris lente & parum elongatum eft, cujus coni truncati diameter fieret 0,07 
poli, rerrum ( B) a 310 libris appenfis attenuabatur in diametrum o, 08 
poli, coni truncati diam. 0,06. ferrum (C) a 230 libris attenuabatur in 
diametrum o, 06 pollicis; ferrum (D) a libris 130 elongatum in diame¬ 
trum o, 05 poli, cohaerentiae fecundum craftities fic forent A = 450. 
^ == 3375-_C = 22 5. D — 112 ~. Addit, fila omnia metallorum in atte¬ 
nuatione infignem calorem concepifte. 

Exploravit etiam, quantus foret calor plumbi incipientis liquefieri; 
adeoque in eandem capfulam, quae virgam ferream cepit, pyrometro fuo 
impolitam, infudit plumbum, quod in crucibulo ad principium liquefa- 
ctionis erat redachnn, & vix vix fluebat; id virgam ferream 217 gradibus 
expandit: ftannum vero primo liquidum rarefecit ferrum 109 gradibus, 
duplo minus quam plumbum. Bismuthum vero liquidum ad 3 00 gradus. 
Marcafita aurea ad 169. ferrum vero a frigore incipientis glaciei ab aqua 
ebulliente rarefattum eft 5 3 gradibus, chalybs ad 5 6. Obfervandum eft, 
quod quilibet gradus pyrometri ejus notet ^ pollicis, unde in aqua fer¬ 
vente increvit ferrum part. pollicis : virgae cujuslibet metallicae lon¬ 
gitudo fuit pollicis. 

Obfervavit dein temporum momenta, intra quae expanderetur fer¬ 
rum uni flammae alcoholis vini expolitum (1.) ab una flamma ad tempus 
9 minutorum fecundorum expandebatur in 1 gradum indicis fui: ad tempus 
1 minuti primi & 2 fecund. in 19 gradus fui indicis: ad tempus 2' 4" ad 
34 0 : ad tempus 3' 4" ad 47 0 : ad tempus fi 2" ad 55 0 : ad tempus 5' fi' 
in 62°: ad tempus 6' 6" in 68°: ad tempus fi 2" in 71° : ad tempus 8' 2" 
in 73 0 : ad tempus 9' fi 'ad 76°: ad tempus 10' 15" in78°, cum ceflaretex¬ 
panfio. Quum vero ferrum calefieret ope 5 flammarum, fequens obfer- 
vata eft ratio temporis & expanfionis, ad tempus 5 minutorum fecundo¬ 
rum , index promotus eft per 5 gradus ; ad tempus i' fi' in gradum 8o°: 
ad tempus 2' 6 " in 145 0 : ad tempus fi fi' in 200°: ad tempus4' 9"in 230° 
gradus. Prseter adhuc plura experimenta, de quibus videas audforem. Sed 
collaris experimentis fuis obfervavit tempora & expanfiones perpetuo di- 
fcrepare: pariter expanfiones non fequi proportionem flammarum, fed 
efte proportionaliter majores ab 1 flamma, quam a 2, a 2 proportionali- 
ter majores quam a 3 flammis, a 3 majores quam a 4, & fic porro. 

Obfervavit etiam omnium citiflime rarefieri ftannum, tum plum¬ 
bum, tum orichalcum, dein cuprum rubrum, tardiflime ferrum , quippe 
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elaplis 4 temporis minutis fecundis expanderetur ftannum 5 gradibus, fer¬ 
ro poli: 9 min. fec. duntaxat produfto ad unum gradum, unde plus quam 
novies velocius a primo applicato igne expanditur ftannum , quam fer¬ 
rum; hoc eft, novies minore ignis copia ftannum rarefcere incipiet quam 
ferrum frigefaclum ad 3 2 gradum thermolcopii: expanlionis primae ve¬ 
locitas in plumbo erit ad eam in ferro uti 9 ad 1 ; in orichalco ad eam in 


ferro, uti 5 ad 
tem tabellam 

1. Expanlionis gradus obfervati funt fecundum fequen- 

♦ ^ # 

Expanfio ab 1 

Ferri. Chalybis. 

Cupri rubri. 

Orichalci. Stanni. Plumbi. 

flamma in me¬ 
dio 

A 2 flammis in 

80 

85 

89 

100 

153 155 

medio libi pro¬ 
ximis 

A 2 flammis i\ 

ii? 

123 

i 55 

200 

274 

pollices a fe re¬ 
motis 

A 3 flammis in 

109 

94 

92 

141 

219 263 

medio libi pro¬ 
pinquis 

A 4 mediis libi 

142 

168 

193 

275 


vicinis flam¬ 
mis 

Ab omnibus 5 

211 

270 

270 

361 


flammis 

2 30 

3 10 

310 

377 



Inllituit etiam per idempyrometrum experimenta, quomodo ferrum 
& reliqua metalla a fummo calore condenfentur & contrahantur; elegit 
diem, quo gelu glaciem formare inciperet, thermometrumque indicaret 
32 gradum inque loco amplo, ab omni parte claufo; faflumque eft tenta¬ 
men cum ferro & metallis fere ad ruborem ufque in igne carbonis calefa¬ 
cis : obfervavit, quo metalla eflent calidiora, eo citius fublato igne con¬ 
trahi; quo autem minus calida, eo tardius: pariter quae metalla citillime 
ab eodem igne expandantur, ea quoque fublato igne , citiffiine contrahi: 
examinatum etiam eft, qualis refrigerii ratio 8 c gradus in vacuo obtine^- 
ret, in quem finem fimillimi cubi parati furit, quorum quilibet pollicis 
magnitudinem aequaret; & ad aequale temporis intervallum impoliti erant 
plumbo liquefaCo, ut pari caloris gradu impraegnarentur, unus deinfufpen- 
debatur in aere medio, alter in recipiente vitreo evacuato; & obfervatum 
eft in vacuo fufpenfum corpus diutius calorem fervavifte, quam id, quod 
in aere aperto eflet. Sed ut accuratius examen inftitueret, per pyrome¬ 
trum fuum idem in aere & vacuo expertus eft, & obfervavit (equentia. 


Ferrum^ 
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Ferrum in 

Ferrum in 

Chalybs 

Chalybs 

Plumbum 

Plumbum 

vacuo 

aere aperto 

in vacuo 

in aere 

in vacuo 

in aere 


Gradus in¬ 
dicis in py- 
rometro 


0 

0 

0 

0 

O 

0 

12 

Io 

11 

10 

I I 

10 

23 

20 

22 

20 

22 

20 

35 

30 

32 

30 

35 

3 ° 

44 

40 

42 

40 

47 

40 ‘ 

5.5 

50 

52 

50 

- 


65 

60 

62 

60 

54 

45 

70 

65 

72 

70 

60 

50 

75 

70 

• 8 2 

80 

65 

55 

80 

75 

87 

85 

70 

60 

81 

76 

9 2 

90 

74 

65 

« 

77 

97 

95 

79 

70 

82i 

78 

102 

100 

83 

75 

— 

79 

107 

105 

87 

80 

83I 

80 

112 

110 

91 

85 

84 

81 

113 

111 

9 2 

86 

— 

82 

114 

112 

92! 

87 

85 

83 

11 5 

1 13 

93 

88 

— 

84 

- 

114 

- 

89 

8 6 

85 

11 61 

115 

- 

— 

86 

- 

11 <5 

94 

90 

87 

87 

117 

117 

- 

9 1 

— 

88 

- 

118 

«- 

92 

— 

89 

- 

- 

- 

93 

88 

90 

- 

119 

95 

94 

— 

91 

118 

120 

- 

95 

89 

92 

- 

I 21 

9 6 

96 

-* 

93 

- 

122 

~ 

- 

90 

94 

119 

123 

- 

- 

— 

95 

- 

124 

*■ 

- 

— 

9 6 

120 

125 

- 

- 

9 l 

97 

- 

- 

ji 

- 

92 

98 

f 

* 




ConfecilTe fe ait pyrometra seque magna, denfa & longa & iimillima, 
quibus obfervationes in aere & vacuo fecerat, pariter elegiffe virgas seque 
longas, craffas gravefque. Hactenus experientiffimus van Muflchenbroek. 

Johannes Zanichelli tradit, ferrum fufum in lua concretione particu¬ 
las minimas offendere figura pyramidali 4 lateribus mflruclas, quam depi¬ 
ctam etiam offendit 

# 


Vidi 
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Vidi ferrum quod diu & ut putem ultra 70 annos fub terra in loco 
humidiori jacuerat reconditum , exefum & fragiliffimum, cumque fran¬ 
geretur, in fractura inftar marcafitae aquaticae appareret, cum teffulis& co¬ 
lore flavo nitenti. 

Ferrum vetuflum ferrugine commefum in foco quodam fub cineri¬ 
bus, fulphur fubtiMimum & tenuiffimam flammam fpargit & quam diu¬ 
tii fime. * , 

Si vena Mercurii teneatur in cochleari, & hoc fuper ignem, ut Mer¬ 
curius ii|de abigatur per fumum, fi fumus fit nigre flavefcens, lignum eft 
mineram ferrum fecum habere. 

Ferrum, fi ei diu multumque ignem adhibueris, per fe in vitrum po- 
tefl converti. 

In argillae & olei lini, item in olei viftrioli & olei terebinthinae mi- 
fcela ignis interventu aliquid ferri de novo produci Godofredus prolixe 
defendit, qui ipfe partem inter metalla ignobilia folum ferrum in fpifitu 
nitri folutum a certa olei tartari per deliquium quantitate affiifa, circa vi¬ 
trum fuperius in arbufculi formam excrefcere annotat, partim vicfrioli 
differentiam atramentique colorem nigrum a folis particulis Martialibus 

refultare, dum acidum vidtrioli a gallis fimilibusque concretis . 
terreis & alcalibus fulphureis declarat. Ex acad. reg. frient, 
vide acia Lipf. anni 1709. 



Cla(Jis III.de ferro. Zz ZZ PARA- 
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PARAGRAPHUS XVIII. 

Particulae & elementa ferri & vi&rioli Martis 
in aquis lacuflribus, fluvialibus & fontanis; 
t& quomodo dici ce aqucc a variis ancio¬ 
ribus probataefunt. 


E aquis aliis non agere conflitui, quamde illis quae fer¬ 


ro impraegnatae funt, nec de lacubus, quorum infun¬ 
do vena arenaria ferri invenitur; fed de aquis & fon¬ 
tibus , quibus elementa ferrea infunt. Plura quidem 
de his videre licet in tradtatione de viflriolo, ufque 
tamen quia tam ex vi£lriolo& fulphure, quam etiam 
ex ferro participant particulae,funtque tanquam prima 
illorum elementa, hinc locum etiam hic merentur. 

Quum enim probandae funt aquae, num illis viclriolum Martis iniit, 
fiet hoc per adflringentia ; unde folutio ejus vel nigrefcit vel purpurefcit, 
prout acidum vi&rioli colorem alcalinarum particularum vel diminuit vel 
intendit; fed de probis his melius videbis fequentia. Notum enimefl, 
viflriolum ex puro ferro faflum cum gallis mixtum colorem brune ru¬ 
brum ad nigrum vergentem aquis inducere; at vero fi cuprum fit ferro ad¬ 
mixtum, foiutionem tunc nigerrimam apparere. 

Aquae medicatae Sveciae & acidulae multiplices funt; funtque omnes 
fere vidtriolo Martis impraegnatae, & atramentum vicfriolicum fapiunt; 
circa quas multa experimenta facia funt, quae omnia in medium afferre 
prolixum foret. 



Aquae PaJJiacae. 


D' 


|E fontibus in Gallia multa videas in Biforia AcademU RegU fcientiarum , 
& quidem de illis qui funt in Pafjlacis & Autohenfibus vicis ; illos fpiri- 
tu viflrioli fulphureo aliquantum impraegnari exeo concluditur, quod pul¬ 
vis gallae injedlus aquam recentem rubeo colore inficiat, qui flatim eva- 
nefcit; quum igni aut calori admovetur. Spiritus falis armoniaci, qui 
una cum tartaro calcinato extradlus efl, afFufus aquae colorem la6leum im¬ 
pertitur, flmul etiam parum pulveris albi & fubtilis praeceps decidit. Ex 
iis conjicere licet quiddam l tiBriolkum iis aquis inefTe; nam ex gallae ad¬ 
mixtione idem fere color praebetur, qui aquae communi, cui biclriolum 
ferrugineum adjicitur; nifi quod color ejus atro vicinior fit. Verum fi 
aquae quid vittrioli habent', id omne in fpiritu aliquo volatili confiflit, 
quia hic color flatim evanefcit, ubi igni admoventur: neque tamen acidum 
fpiritum effe exhinc concluditur, quod fpiritus viflrioli una cum gallae 
pulvere aquae minerali afFufus perfpicuitatem non adimat. Quum feptem 

hujus 
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hujus aquae librae in balneo Mariae edent exftillatae, in imo cucurbitae, ter¬ 
ra fubfiava multis dbris pellucidis & lamellis admixta, quae talco non erant 
abbmiles, refedit 5 circiter fcrupulorum pondere : haec terredris ma¬ 
teria crebris lotionibus purgata & a flavo foluta , pulveris talci pellucidi 
fpeciem praebuit: idque maxime cum microfcopio fubjedfa & ferro can¬ 
denti impolita in igne perfpicuitaitem fuam amilit; atque indar gypli cal- 
cinati vifa ed. Pulvis fubflavus & levis ex lotione gypfeae materiae fuper- 
des in alterum fcyphum vitreum transfufus indar limi flavi fubfedit, fed 
vix vicelima gypli ponderis pars ea fuit: candenti ferro ad ignem impo- 
fltus rubiginis ferreae fpeciem praebuit, adeo ut fufpicandi locus fuerit, 
hanc rubiginem ex marcafitis ferrugineis duci, quae iis in locis copiofeoc¬ 
currunt. Nihil falis aut vidtrioli aut nitrofi apparuit; cum autem ifiius- 
modi aquae perparum ferrugme& materiae habeant, multum gypfeae, palam 
ed, eas vix ullius ede utilitatis. 

Aquce de Forges. 

A Quas percelebres in NormannU videlicet de Forges dicias ferri vena 
^ adhuc molli dve ente primo, ut loquuntur, ferri ede impraegnatas, ex 
additione pulveris gallae , ex fale luperdite & fulphureo colligitur. Nam 
fuccum parvae iridis denfatum viridi colore tingit. Spiritus falis ammo- 
niaci nullam in iis efficit praecipitationem, perpaucum falis fulphurei pod 
dedillationem extraftum. 

Dominus Morin aquas de Forges etiam probavit & invenit illas ferro 
& vitfriolo imbutas: alias ab experimentis vulgaribus condare ait, folu- 
tionem vidlrioli cum gallarum tindtura ruidam nigrorem fubito induce¬ 
re, non autem ejusdem vidlrioli fpiritum, ut & eandem tin&uram galla¬ 
rum ferri limaturis fuperfufam nigrorem quidem contrahere , fed minus 
prompte, quam d folutioni viftrioli mifceatur. Quum pulvis gallarum 
aquis de Forges infunditur, puniceo colore datim tinguntur, qui quidem co¬ 
lor per horae dimidium adhuc intenditur, donec lubniger flat; argumen¬ 
to , has aquas non mittriolo quidem imbutas ede, fed vel tenuiffmi ferri par¬ 
ticulis , vel vittrioli quodam fpiritu , qui ferri naturam habet. Hoc in loco 
tres fontes reperiuntur, la Cardinale , la Royale & la Reynette. Viclrio- 
li fpiritus, quo hae aquae impraegnantur, 4 vel 5 dierum fpatio ab iis fe ex- 
pedit; nam pod id tempus infufione tinfrurae gallarum nullo colore infi¬ 
ciuntur , atque omnis earum vis una cum fpiritu evanefcit. Hi tres fon¬ 
tes flocculos quosdam colore rubiginem referentes continuo emittunt, 
eofque adeo leves ac tenues, ut digitis comprehenfi taffu imperceptibiles 
fint, qui tamen ab aqua non folvuntur ac figuram fuam tuentur: hi cro¬ 
cum Martis prorfus aemulantur, quem non aliud ede condat, quam ferri 
rubiginem rore aut pluvia confedfam. Superficies minerarum ferri, quas 
hae aquae praeterfluunt, ab earum humiditate manifefle eroditur, ac leves 
hujus rubiginis membranulae ab iisdem aquis abripiuntur. 


Fontes 
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Fontes Vichi. 

TP|E fontibus Vichi obfervavit Dominus Geffroy, & notavit aquas Borbo- 
• nenfes iento igne in vaporem folutas lingulis phyalis, quae 18432 gra¬ 
na pendent , continere 63 grana materiae cujusdam terrefiris ac falinae, qua-: 
in fundo vaiis iublidet; aquas vero de Vichi , quae graviores funt, duplam 
in eadem quantitate materiae cujusdam mineralis habere : harum aquarum 
faeculentam materiam nihil aliud qlfe quam falem acrem lixivialem omni 
ex parte fimilem ei, qui a plantis extrahitur, quique cum omnibus acidis 
fermentefcit, aliquam ei fulphuris qualitatem immifceri, quod manifefte 
fe prodit per lumen, quod fatis fenlibile & duraturum emittit, ii haec fali- 
na materies ferventi fartagini obfcuro aere exiftente imponatur ; in aquis 
de Vichy majorem hujus falis copiam contineri; praeterea portionem ali¬ 
quam falis 'viBrioli in iis elfe. Aquas etiam Bourbonenfes & oppidi de Vichy 
exanimavit etiam Dominus Burlet ; feptem funt, fed 6 fontium aquas exa¬ 
mini fubjecit; aqua in 2 Capucinorum puteis impenfe calet: in ipfo fon¬ 
tis cratere obfcura & fubalbicans apparet, intra poculos tamen fatis per- 
fpicua eih Ejus odor gravis admodum, odorique vulgaris udique fulphu¬ 
ris perfimilis : guftu falfa admodum & potui ingrata, calorem diu confer- 
vat. Thermometrum tubum 9 pollices praeter phyalam longum habe¬ 
bat : hoc aeri expolito, ejus liquor ad 24 lineam afcenderat; eo intra ma¬ 
gnum puteum quadratum demerfo, idem liquor ad 50 lineam; demerfo 
vero in parvo puteo ad 51 cum femiffe pervenit. Aqua horum puteo¬ 
rum didblutioni aluminis & fpiritus vidtrioli permifta notabilem cum his 
fermentationem habuit ,• milia vero cum aqua calcis turbida tantum facfa 
eli. Nullam papyro coeruleo rubedinem induxit; & cum tinctura nucis 
gallarum debilem colorem contraxit; nullam indidit folutioni heliotropii 
mutationem, fyropum violarum viridem fecit. Quatuor librae hujus aquae 
in catino terreo per evaporationem folutae duas drachmas Sc 60 grana fe¬ 
cis praebuere. Dominus Chamel ex 8 Id. aquae 5 drachmas cum dimidia 
ejusdem fecis extraxit; dein per calentes cineres 6 drachmas & 3 2 grana 
hujus aquae ad evaporandum pofuit, evaporatione finita , fublidentiam 
quandam albam, liceam, tum fundo vaiis tum lateribus adherentem inve¬ 
nit : vas iterum pendens ejus pondus 3 granis cum dimidio majus reper¬ 
tum elb; hinc rationem conclulit phyalam hujus aquae 26 circiter grana 
fublidentie dare. Aqua de Grille minus calet quam aqua Capucinorum, 
immerfo thermometro ejus liquor jomam lineam attigit, eandem ferme 
fublidentiae quantitatem continet, lixivialem filem lapit; perfpicua admo¬ 
dum elf, a fonte fcaturiens ingentes bullas excitat, fulphur fufum olet, ca¬ 
lorem fuum aeque ac aqua Capucinorum confervat, & in omnibus nullum 
inter illas difcrimen invenit. Aqua de Gros- bullet tepens ell, perfpicua ad¬ 
modum, acutioris faporis, quam aqua de Grille , odoris vero, qui aliquid 
Martis participare videtur. Lutum quod hujus aquae rivulus, per quem 
fons ipfe exoneratur, interfluit, nigrorem habet. Hujus luti exliccati par¬ 
tem a magnete trahi vifum eft. Infulione nucis gallarum eadem aqua in- 
tenfius tingitur & turbatur. Hujus aquae phyala, facla evaporatione, fub- 

lidentiam 
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fidentiam praebet 18 grana majorem ea quam praebet aqua de la Grille. Cum 
omnibus acidis fermentefcit. Coeruleus papyrus , qui ruborem per aci¬ 
dum induerat, colorem luum his aquis acqufrit. Sal quo aquae de Vicbiim- 
praegnatae funt, idem in omnibus fontibus videbatur, & deprehenfum eft, 
eum efle falem alcalicum miner dem , qui in calidis fontibus volatiliores quas¬ 
dam partes probabiliter habet cum fulphureis partibus conjundfas. Sul¬ 
phur tamen hoc nulla induftria nullilque experimentis omni a parte colli¬ 
gere datum efh Auflor fulphurenm quid in fubfidentia'harum aquarum 
reperiifle fe putat, nam huic pruna in loco fatis obfcuro liiperinje&a, prae¬ 
ter crepitum, quemfalinae ejus partes edebant, coeruleas quasdam flam¬ 
mulas emifit, quae accenfum pulverem pyrium olebant. Praeterea cifm 
eandem fubfidentiam in fpiritu vini per aliquod tempus folutam fervaffet, 
particulas quasdam pingues eandem fupernatantes vidit: demum id quod 
fenfibilius fulphuris indicium eft, terreftrem ejus partem , poffquam ab 
omni fale purgaffet, in fpiritum vini injecit, poli: aliquot dies oleofa quae¬ 
dam membranula in liquoris fuperficie apparuit. Praeter fulphuris par¬ 
tem aliquas etiam ferri particulas in earum fubfidentia deprehendit, prae- 
fertim in fubfidentia aquarum de la Grille, du Grosbuliet & fontium Gorgnier. 
Magnes etiam aliquot ejus partes attraxit: dein expertus eft, cratem fon¬ 
tis , qui ab ea nomen habet, nec non parvum puteum Capucinorum qua¬ 
dratum, papyro-coerulei coloris, qui heliotropii colore timftus erat, eoo- 
periit, ibique eo per nodtem relielo, fequenti die nullam in eo coloris mu¬ 
tationem notavit. Eidem papyro vicirioli fpiritu ruborem induxit, eo- 
demque fontes iterum cooperiens, fequenti die coeruleum colorem ab eo 
recuperatum vidit : hoc experimento confirmari videtur nullum in his 
aquis acidum volatile contineri. 


Aqua de Corenfac. 

"p\Ominus Lemmery examinavit aquam mineralem de Corenfac dans le 
^ bas Rover que ; faporem tantum fubacrem & vidftriolicum habuit; fri¬ 
gida plane & odoris expers erat: hujus aquae unciae 12 in vaporem refolu- 
tae 18 grana falis cujusclam fubfufci ad albedinem accedentis, falfi ac parum 
victriolici praebent. 

Aquae Poguienfes. 

A Quae Poguienfes five de Pougues in agro Nivernenf non multum aciditatis 
prae fe ferebant, nec inje6lu gallae pulveris rubeum colorem indue¬ 
bant, & tamen ubi recens eft aqua, non parum rubet eo pulvere adjefto: 
aqua valde acida eft. Ex aliquot fpiritus ammoniaci guttis huic aquae in- 
ftillatis praecipitatio alba & denfa fafla eft. Aqua exhalata, quod refiduum 
fuit in folia didudftmn & falfum idque aquae communis & calidae affuiione 
diftolutum & iiltratum fuccum florum parvae iridis viridi colore tinxit: 
cum oleo victrioli nullam fecit eftervefcentiam, fed levem duntaxat fre- 
Clajfs Ill.de ferro. Aaa a a mirum. 
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mitum. Ex quo fufpicio fuit aquam illam mineralem per terras bitumi- 
nolas tranfire, in quibus minus eft bituminis fed major vittrioli copia. 

Aquce balnei de Aviene* 

IjOminUs Theophilus Grifonius de aquis balnei de Avtvne fcriplit, & 
^ obfervavit, quod limpidae & guftui aufterae fint aquae e fonte recen¬ 
ter haullae. Dominus Mengus multum aluminis & minus ferri illis inede 
dixit. ^ Savanarola opinatus eft conflare ferro, alumine, aere. Baccius 
aeque ferreas & aluminofas exiftimavit. De ferri minera dubitat auctor, 
fed ufque ex probationibus fequentibus demonftrare vult» praeter fulphur 
etiam inibi efle tartarum viBriolatum ; fed ufque excludit ferrum, quum ta¬ 
men raro pyrites & vidtriolum detur, ubi non admiftalit portio ferri. Aqua 
admixta decoftis gallae ftavedine non nigredine inficiebatur. A portione 
concreti grumi hujus balnei minutiftime pulverifata infula in aqua communi 
cum pulvere gallae nulla nigredo aquae eft impertita. In hujus aquae unciam 
i| inftillavit oleum tartari & turbata eft, fed cito clarefcens colorem fla¬ 
vum vergentem ad rubrum adepta eft, & in vafe terreo verlata & exlicca- 
ta color apparuit, vel aurantii licci maturi aut aeruginis ferri, hoc evenit 
cum aqua Ompbatice a Mathiolo dicta, non vero cum aqua de Apione, quae 
permixta oleo tartari, ftatim converfa eft in album colorem, ut lac, donec 
ab ea decantata fuit infundo valis non pauca quantitas terrae albae. Deinde 
aequam portionem aquae pofuit in duobus valis vitreis , in alterutrum in¬ 
ftillavit guttulas fpiritus urinae, in aliud guttas fpiritus falis, & utraque la&ea 
apparuit, non liibrubra aut aurantii coloris, quod eveniffe dicit fi ferrea 
elfet. In vitreo vafe unciae dimidium aquae permifcuit cum drachma cal¬ 
cis albae vivae & poft 8 horas adhuc aqua alba erat, fed aquae ferratae indu¬ 
cit colorem fubflavum. Parum fpiritus victrioli a pharmacopolis Senen- 
libus naturalis dicti, qui ab oppidulo Sifaena defertur, in vas vitreum in¬ 
ftillavit, & ex additis guttis olei tartari maxima ebullitio fermentativa ex¬ 
orta eft, paullatim vero fedata, fubftantia falina praecipitavit coloris fubru- 
bri, & eft ferrum quod in eo liquore delitelcit. Iterum cum uncia aquae 
communis una cum guttulis hujus fpiritus viflrioli naturalis pulverem 
galk permifcuit, & cito nigredo fuborta. Sublimata portione terne cu- 
jusdam flavae vallis Rofu in Senenfi ditione, quae ferrea habetur, una cum 
sequa portione falis ammoniaci & frigefatla, color corticum aurantii ma¬ 
turi ficci obfervatus eft, & in operculi concava parte falinse particulae 
ejusdem coloris repertae: quod non evenit, eodem habito experimento 
de grumo concreto balnei deAvione; colorem enim album reperta fuper- 
flcietenus prae fe ferebant, tum in operculo cum in fundo alembici: dift 
?upta autem colore intus erant leucophaeo > & ut certior fieret de abfen- 
tia ferri, fupra grumum extractum ab igne inftillavit oleum tartari, nec per 
hoc coloris ulla fecuta eft mutatio, & tamen in aureum aut aerugineum per¬ 
mutari oportebat. Nec alumen ei inefle ab experimentis conflat, nam 
ex infufo per noctem ligno Brefilio minutiftime incifo in aquacommuni, 
per ebullitionem extradla tinctura & in vafe vitreo permixta cum portio- 
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ne aluminis rochae, dilfoluti in aqua communi, multum fuae rubedinis 
amilit, quod non evenit ex admiftione grumi aquae hujus : praeterea in 
vinum mali punici ex fada mixtione aluminis minutiifime pulverifati, 
nullus illatus fermentativus motus, nulla coloris mutatio, a mixtione vero 
hujus vini cum pulvere grumi balnei, maxima exorta fermentatio ex ebul¬ 
litione & fpumefcentia apparens, & paulo poli vinum clarius quam antea 
obfervatum. Rurfus ex multa aqua harum thermarum igne abfumta ha¬ 
buit in fundo valis uncias duas ftecum, coloris fulvi obfcuri leonati didi, 
faporis dulcis & fubfalfi; fi vero de ferri & aluminis minera particeps eiTet 
aqua, repertae fuifient particulae nigrae & fubrubrae ratione ferri, & circum 
vitri parietes ad inltar chryftalli ratione aluminis, nam ex dilfoluta alumi¬ 
nis libra in 6 libras aquae communis in vafe quercino, & per plures dies 
ibi detenta, aqua guttatim per ligni poros permeavit, remanente alumine 
chryftallifato : idemque obfervavit dilfoluta portiuncula aluminis rochae 
in calice aquae communis. Dein fupra alumen rochae minutillime pulve- 
rifatum, politum in vafe chryltallino oleum fulphuris inlflllavit, & nulla 
introduda commutatio elf. Polf hac fupra grumum aquae Avenionis mi- 
nutim pulverifatum infperfit parum olei fulphuris & fuborta efi maxima 
fermentatio. Per lequentia experimenta excludit praefentiam aeris ; an- 
nulum ferri terfumin aqua per 3 dies detinuit, & nulla rubigo apparuit. 
E contra in aqua communi parumper calida dilfoluta aliqua parte vidrioli 
Cypri, in quo exlfat cuprum & ab eo extrahitur, in immerfo cultello fer¬ 
reo Ifatim aerugo vifa fuit. Praeterea haec eadem aqua ex additis guttulis 
fpiritus falis ammoniaci colorem thalalfinum feu coeruleum Turchino di- 
dum adepta efi;: quod minime evenit ex appolito fpiritu falis ammoniaci 
in aqua Avenionis , quae ladea evafit. 6 librae hujus aquae percolatae per 
chartam bibulam, vel minimum terrae albae depofuerunt confilf entiae bu- 
tyrofe & infipidae: deinde igne miti confumpta aqua, feces ad drachmas 
3 confidentiae mellis, faporis dulcis ingrati, & adinftar liquiritiae elicitae 
funt, quas nomine mellaginis indigitat; reliquiae autem iffe dilfolutae in 
aqua communi, abfumpta polfea per evaporationem ad ignem, feces re¬ 
pertae funt, non variato colore, fapore, confilf entia, & detentae in vitro 
per 2 dies, exliccatae & per 4tam partem horae calcinatae, nullam contra¬ 
xerunt flammam neque Ifrepitum, fed femotae ab igne, fulphuris odorem 
ifatim &poft refrigerationem etiam emiferunt, & deguftatae erant faporis 
lalli, quod non contigit ante calcinationem, quia particulae falina; & lui- 
phureae velut intextae in terrelf ribus latebant. Deinceps in rubram tindu- 
ram baccarum contufarum amaranthi bacciferi inlfillavit aquis calcis pa¬ 
rum, & ftatim rubedine abeunte faturata flavedo introduda elf. Explo¬ 
ravit etiam an aquae haec infperfio fupra tinduram amaranthi relfituat illi 
ruborem deperditum, & res pro voto fucceflit. Acutiem aquae ardentis 
refradam obfervavit ex frulfulis fupradidae mellaginis fulphureo - falinae 
calcinatae in eam projedis, idemque evenilfe fpiritui vini tartarifato opti¬ 
me dephlegmato. Aquae portione libris fcilicet 15 ad ignem evaporata, 
fecem dilfolvit in aqua communi, & per 3 horas detenta prope ignem,ut 
melius folveretur, colavit per chartam, opufque hoc ter repetitum elf, & 
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invenit femiunciam terrae fubfalfe coloris ambrse gryfese, tandem evapo¬ 
rata hac aqua in balneo confueto, faex inventa coloris leonati obfcuri, fa- 
poris falli acris & fere muriatici, & quo magis in ore folvebatur, fubdulce 
quoddam gudabatur, faex reliqua ad drachmas 3 circiter noffis tratriu val¬ 
de induruit, faporis lalli. Semidrachmavero igni valido calcinata,odorem 
fulphuris fpiravit, & cito in nihilum abiit: ex quo infertur abundare par¬ 
tibus admodum volatilibus. Calcinata altera portione igni nimis forti ma¬ 
xima exorta ebullitio, & poli: horae quadrantem ab igne femota fuit adhuc 
faporis falli. Haec rurfus liibtiliter pulverifata & foluta in aquae commu¬ 
nis unciis 11, per horam calore moderato, & per chartam percolata uncia 
lemis terrae dedit parum falfse coloris coeledis : rurfus evaporata ad ficci- 
tatem, inventa 1 uncia falis fubacidi albi adindar tartari Vittriolati, Ex 
nullo autem elato odore foetido in his calculationibus deducitur fulphur 
impurum non ede fed volatile. Tandem dicit praeter falem & fulphur ad¬ 
ede plurimum terneTravertin.se aut condmilis, ex quibus tribus balnei gru¬ 
mus condet: grumus enim ut & terra extradta & colata ebullit, & fermen¬ 
tatur ex fuperaffufo oleo fulphuris, quod fere prorfus privatur fua addita- 
te, ac in hac terra non fecus ac in illa Travertini abditae funt particulae acres. 
Qua vero quantitatis proportione in thermis Avinwnis fal & fulphur exdent, 
ei patefecit dedillatio 9 librarum hujus aqu'ae ufque ad remanentiam unius 
librae & dimidiae, quse percolata depofuit terrae indpidae fere drachmas 11 
coloris ambrae gryfeae. Evaporata inde aqua percolata reliquit fcrupulos 
5 mellaginis, & calcinata femidrachma folum reperta, abfumtis 3 (crapu¬ 
lis cum dimidio partium volatilium & craffarum : in unciis duabus aquae 
iterum didblvit & per chartam colavit, & ab ea feparata funt grana 15 ter¬ 
rae indpidae coloris coeledis, & evaporata aqua in balneo confueto ad per¬ 
fectam dccitatem, relicla funt grana 20 falis adindar tartari viBrlolatl tum 
quoad faporem, tum quoad colorem. 

Fons Lauchjladienfis. 

D Ominus Friedericus Hoffmannus de fonte martiato Lauchfladienfi fcri- 
pdt prout fequitur: fons ad alvei latera ochram davefcentem egere¬ 
bat; vitro excepta aqua turbulentam tantifper faciem exhibebat, & gudu 
explorata faporem Martialem & vidriolicum linguae imprimebat: infper- 
fo autem gallarum pulvere, purpureo perfundebatur colore : levita¬ 
tem aquae invento ab ipfo hydrometere, animadvertit eundem capto 
ad fontem tentamine , gravitatem quandam mentiri, & pondere plu¬ 
vialem aquam feperare, domum autem delatam, hac leviorem ede 
& indrumentum altius mergi. Affudit dein fpiritum victrioli & ni¬ 
tri, quorum utramque aqua dne pugna dve condictu excepit, quod ta-< 
men folenne ed, fi alcalinum elementum eandem incolit. Porro Mer¬ 
curii fublimati folutionem adjecit, fed pariter neque rubicundus, ne¬ 
que flavefcens, neque ladeus color, qui alcalinum fixum vel cum acido ru¬ 
ptum vel etiam volatile elementum prodidiffet, in confpedum prodiit. 
Tum addidit folutionem Martis, itidem fine ulla fubfequente mutatione, 
quse fi flocculos davos protrudit, aut colorem nigrefcentem induit, terrsg 
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calcariae &adlfringentis principii index eff. Praeterea oleum tartari per de¬ 
liquium inffillavit, quod quidem nullam edidit ebullitionem, nihilominus 
tamen pellucidam faciem tantjfper conturbavit, & leves albefcentes floc¬ 
cos erudfavit, ob tenue terreum in aqua contentum elementum. Deni¬ 
que gallarum folutionem infudit, quae tincturam fufcepit ex atro brunam, 
nihil tamen ad ima deje&um, luculento indicio, hofpitari in aquae finu 
principium Martiale : indicia Martis luculentius perfpexit, quod indufia 
balneantium flavo colore inficerentur, & ovum humori injedtum , brevi 
tempore quoad omnem putaminis ambitum , flavedinem indueret. Im¬ 
primis autem terra illa rubra bolaris, quae non folum canalium, per quo¬ 
rum alveos aquae decurrunt, parietes inveffit, fed etiam in conceptaculi la¬ 
pidei, in quo aqua per hyemem aflervatur, fundo copiofe fubfidet 8 c col¬ 
ligitur, Martialem indolem tefiatius prodidit. Quse, quod nihil aliud fit, 
quam fubtilis fulphureo Martialis terra & verum Martis crocum implici¬ 
tum foveat, his compertum habuit tentaminibus. Cepit hujus terrae un¬ 
cias duas ; eandem que aqua prius elotam & a craflioribus fabulofis parti¬ 
bus liberatam, in crucibulo primum leni igne liccavit, quo elapfo horae 
quadrante, colorem fufcum exhibuit, & auClo pofthac caloris gradu, per- 
ufla intenfius rubere coepit, & in genuinum Martis tranfiit crocum. Hunc 
poff refrigerationem exemit, & addito dimidiae ejus parti tantundem falis 
ammoniaci iterum igni debito modo fubmifit, fublatis haud ita multo poli 
nitidiflimis floribus, qui ad 4 fcrupulorum pondus accedebant. Tum his 
affudit fpiritum vini recfificatiffimum & praeffantiflimam Martialem tin- 
dluram extradam effe animadvertit, quam tam folam, quam melius adhuc 
effentix amarae ruptam fubinde ad ffomachum roborandum adhibuit. 
Praeter Martiale autem hoc elementum, aquam fontis incolit etiam aliud 
quoddam, omnibus mineralibus aquis medica virtute nobilitatis, commu¬ 
ne principium, fubtilillimus fcilicet ille fulphureus & xthereus fpiritus,cu- 
jus praefentiam plura phaenomena planam faciunt atque teffatam ; fcilicet 
fuperius jam memoravit lancem hydrometricam aquae recenter hauffae in- 
jedam, furfum ferri & gravitatem monffrare , quae mota & aeris acceffui 
patente eadem difparet. Porro aqua haec vitro infufa & longe magis pa¬ 
tinae ftanneae immiffa carbonibufque impolita, innumeras bullulas emittit, 
in margine & fundo vafis colledius confidentes, quae nihil aliud funt,quam 
fubtilifiimae aereo aethereae in aquae finu contentae partes : praeterea eidem 
fubtiliffinlo huic elemento in acceptis referendus tenuis ille halitus & va¬ 
por , quem aquae exfpirant, quo fit, ut fi copiofius ingurgitentur, caput 
quali temulentia & fomnolentia afficiatur. Eadem etiam caufa fubeff, 
quod latex algidiffima quoque hyeme frigore non condenfetur, & humo- 
■f 1, fi curiofius aeris arceatur allapfus, diu fine corruptione fua conflet in¬ 
tegritas. 

Alia adhuc de fonte Lauchfladienfi fadafunt experimenta, fcilicet quod 
cum folutione aluminis nihil principio alteraretur, fed dein aliquas bullae 
exfurgerent. Cum folutione Iunx coloris opalini fieret, qui ad rubrum 
vergeret. Cum folutione Mercurii fublimati nulla mutatio, nec cum 
fpiritu vidrioli, nec cum fpiritu nitri. Cum oleo tartari per deliquium 
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cum albis floccis fupranatantibus. Per folutionem auripigmenti cum cal¬ 
ce viva nigre viridefceret, fed diaphanum ufque remaneret. Per folutio¬ 
nem lulphuris cum calce viva nigre grifee praecipitaretur. Cum folutione 
gallarum coloris e nigro rubri fieret. Cum folutione lacmi parum alte¬ 
raretur in rubrum. 

Fontes Carolini. 

rvOminus johannes Bergerus de fontibus Carolinis cap. 3, dum ratio- 
^ nem inveftigandf materiem & temperationem thermarum Carolina- 
rum proponit, accuratius ante omnia examinanda putat varia folfilia ejus 
regionis, in qua hae calidae manant, quae in pyrite, ferri & falis cujusdam 
nitrofi, ejusque generis faxi calcarei, quod vocatur gypfum, venis potilli- 
mum confiflere pro comperto habet. Aquas ad libram circiter modo ex 
fonte hauflas, injedo tantillo pulvere gallarum ad 2 vel 3 grana illico pur- 
purefcere, infufo oleo tartari per deliquium femper ladefcere; cum folu¬ 
tione falis petrae & communis amice mifceri, ex fale armoniaco autem fa- 
lem volatilem liberare, cum folutione vidrioli non fne conflictu confun¬ 
di, obfetvavit. Exhalatione librae thermarum unius fedimentum albidum 
drachmae tantum dimidiae ponderis, & iterata folutione falem praebere 
chryftallinum granorum circiter 25, faporis nitrofi expertus elt. Dein 
capite 4to in genere has aquas ex fale nitrofo per minima foluto & ramen¬ 
tis gypfi, ac diverfis tenuiflime particulis pyritis fulphurets ac ferreis con¬ 
flare, ea quidem proportione, ut fextarius vel libra una aquae grana falis 
minimum 25, pollinis vero gypfei grana circiter 4 vel 5, minimumque 
partium pyritis complexu fuo contineat, daret. Inipecie autem falem ni- 
trofum thermarum pro aphronito habet. 

Non enim inde, ait, procul fltse funt aluminis fodinae, quae inflgnem 
pyritae copiam offendant. Tophus, qui intus inferiufque, in tubis iis re- 
peritur lapis ruber & lateritius, is magnam partem ferreus elf ex ochra py¬ 
ritae : fi tophus ille uratur & in pulverem teratur, afliifa aqua, & agitato 
vafe, videbitur pulvis gravis, fplendens & ferrugineus fubfidere, eique pul¬ 
vis rubricofus & albicans infidere: admoto magnete tradum fuiffe dicit, 
eique tenuiflimae inflar fcobis chalybeae adhaefifle : in aquas calidas injedis 
gallis, illico dilute purpurafeere, eo modo quo aqua vulgaris, limato aftii- 
la ferro, injedis gallis folet. Abit autem color hic una cum calore, isque, 
cadente ad fundum pulvere gallarum, ob conjunctionem ochrae rubello, 
primum in jucunde viridem, dies aliquot durantem, ac demum fenfim in 
aureum, vel fuccineum. Sed ubi pulvis gallarum in aquas has frigefadas 
injicitur, nihil purpurei coloris apparet, fed paullatim aqua primum turbi¬ 
da redditur, deinde albicans evadit, & fimul ladei coloris aliquid ad fun¬ 
dum demittit: cumque ita per nodem relinquitur, fit primo viridis, poft- 
ea aurei coloris. Aquae licet jfemel refrigeratae iterum calefiant, tamen 
ab injectis gallis non purpurafeunt, fed ut prius color albicans, viridis 8 c 
fuccineus color ordine fuccedit : fed fi ve caleant five frigeant, ab infufo 
oleo tartari per deliquium, aut fale fimili liquato, fine lucta in modum 
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emulfionis la&efcunt : lyropum violaceum braflicaeque rubrae fuccum 
viridem ac herbaGeum reddunt; tincturam rubram ligni Brafilienlis ex¬ 
altant; coeruleum heliotropii colorem, ab acidis mutatum & rubentem, in- 
ftaurant; folutionem Mercurii colore mali aurei praecipitant. Mitcentur 
aquae amice cum folutione falis communis, cum fpiritu falis ammoniaci, 
talibus volatilibus aliis. Aurum ex aqua regia deturbant* & cum acidis 
omnibus vehementer luctantur, cum eructatione bullularum diu perduran¬ 
tium ; a fpiritibus fulphuris & vittrioli faporem recipiunt acidularum 
aemulum, nulla coloris facta mutatione. Quum exhalaretur, & dimidium 
per alembicum trantiitfet, odor acer, volatilis & tiilphureus nares tanta ve¬ 
hementia feriebat, ut perferri nequiret: fedimentum erat albidum cum 
aliquo rubello, flavo, faporis alcalici & falti, odoris nullius, quod fortiter 
cum acido ebulliret, dedit admoto magneti quasdam pyritae ferreas mole- 
culas ; aqua pura folutum & colatum, fal dedit alcalicum, fixivn & nitro- 
fum, figura ftriata & plumofa, coloreque albo partim, partim dilute flave- 
fcente. Iterata ejus folutio odorem praebebat fuavem violaceum, inftar 
lixivii falis tartari, nitrique fixati; factaque, quanta fatis eft, liquoris ex¬ 
halatione, fal purior fiebat & chryftallinus, atque in tenues longasque nitri 
itirias, cum intertextis falis communis cubis apparebat, faporis penetran¬ 
tis alcalici, falli, & cum amarore quodam refrigerantis live nitrofi, relicto 
in filtris polline albo, ejusdem natura calcariae , ac innatans aqyis in bal¬ 
neis & folutionibus tophorum ultorum, cuticula. Cum fale illo, quod 
notandum eft, omnia plumo mea, quae aquarum ipfarum cum fyropo vio¬ 
laceo, iMercurio fublimato, rebusque aliis, mixtione fierent, melius eveni¬ 
re; admifto eodem liquoribus quibusque acidis, infignem oriri ebullitio¬ 
nem , cum fpiritu viftrioli tantam, ut vitrum incalefcat. Inde vero fal 
emergit compofitum, fimile nitro viffriolato, five arcano duplicato, fi 
cum acido viftrioli, vel nitro cathartico, & arcano tartari, fi cum acido 
aceti conjunctio faCta fuerit. Tumultuatur idem fal cum folutione vi- 
dtrioli, unde feparata ochra, nitrum quoddam victriolatum pariter con- 
furgit. Sed acrius eflervefcit cum folutione auri in aqua regia, & aurum 
vehementer fulminans praecipitat, ac loco falis tartari, additum duabus ful¬ 
phuris, & tribus falis petra partibus, pulverem reddit fulminantem. Idem 
fal laminae candenti ferreae impolitus, illico liquefcit, & inflatur ac tumet 
in bullulas, ultusque penitus falis alcalici albi cum amarore folito aliquid 
relinquit, qui cum acidis eflervefcit, & candenti laminae denuo impolitus * 
haud liquefcit, crepitat tamen & faltat. Haec clariflim. Joh. Goth. Ber- 
gerus. 

Prudel circa Carlsbacl , 2 libris aquae evaporatis remanflt 1 drachma 
quae dabat 1 fcrupulum falis, grana 8, & grana terra 15. * Per folutionem 
aluminis non multum praecipitabatur. Per folutionem lunae laClefcebat 
fed dein ccerulefcebat. Per folutionem Mercurii fublimati 'parumper 
praecipitabatur. Per folutionem facchari Saturni ladefcebat & flatim prae¬ 
cipitabatur. Per folutionem vicfrioli Martis habebatur praecipitatum pal¬ 
lide viridefcens. Per fpiritum viftrioli fortiter eflervefcebat. Per fpiri- 
tum nitri non tam multum; per oleum tartari per deliquium fuppedita- 
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bantur flores albi. Per aquam calcis vivse copia infufam praecipitabatur. 
Per folutionem auripigmenti cum calce viva praecipitabatur albe fed pa¬ 
rum. Per folutionem fulphuris cum calce viva plane ladtefcebat & tur¬ 
babatur. Cum folutione fulphuris cum fale tartari turbide flavefcebat. 
Cum folutione gallarum nulla mutatio: cum fyropo violarum flavefcebat. 

AciduU calida circa VrudeL Aqua per folutionem aluminis albefcebat. 
Per folutionem lunae la&efcebat, dein amethyfti inftar ccerulefcebat, ad 
fundum praecipitabantur albi flocci. Per folutionem Mercurii fublimati 
nulla flebat mutatio. Per folutionem facchari Saturni la&efcebat & cito 
praecipitabatur. Per fpiritum viftrioli fortiter eflervefcebat. Perfpiri- 
tum nitri parum. Per oleum tartari per deliquium la&efcebat, dein albe 
praecipitabatur ad fundum. Per aquam calcis vivae turbabatur, dein cla- 
refcebat. Per folutionem auripigmenti cum calce viva praecipitabatur ali¬ 
quid alnum ad fundum. Per folutionem fulphuris cum calce viva flebat 
coloris pulchre opalini. Per folutionem fulphuris cum fale tartari, albide 
flavefcebat , fed parum praecipitabatur. Cum folutione gallarum nulla fle¬ 
bat mutatio. Syropus violarum ccerula remanfit. De his in Brefslauif. 
Natur - und Mediem - <3efchkhten. 


Aqucv JEgrance. 


1 CX 3* ife. evaporatas remanfit 1 drachma, 2 fcrupuli; ex quibus feparatis 
^ habebantur 4 fcrupuli, 3 grana falis & 10 grana ochra. Cum folutio¬ 
ne aluminis ebulliebat, fed line praecipitatione. Cum folutione lunae la- 
-&efcebat & album remanebat cum floccis craflloribus. Cum folutione 
Mercurii fublimati parum albefcebat cum bullulis & pellicula. Cum folu¬ 
tione facchari Saturni la&efcebat & celeriter deturbabatur. Cum folutio¬ 
ne viclrioli Martis praecipitabatur .in pulverem album cum cauda pavonis. 
Cum folutione Veneris praecipitabatur ad album viride. Cum fpiritu vi- 
arioli ebulliebat mediocriter. Cum fpiritu nitri debiliter eflervefcebat. 
Cum oleo tartari per deliquium praecipitabatur albe. Cum aqua calcis vi¬ 
vae. remanebat pellucida. Cum folutione auripigmenti cum calce viva pla¬ 
ne nigrefcebat & foetebat inftar ovi foetidi. Cum folutione fulphuris cum 
calce viva praecipitabatur albe, fupra vero plane nigre. Cum folutione 
gallarum primum flavefcebat, dein per vices bruneo rubrum colorem adi- 
pifcebatur. Cum fyropo violarum viridefeebat; vide Brefslauif. Natur- 
und Mediem - Gefcbicbte. 


Acidula ad klein Engftinger. 

pEr folutionem aluminis lente evafit coloris opalini, fed tandem praeci- 
^ pitabatur inftar floccorum. Per folutionem lunae aliquantifper effer- 
vefcebat, fed per vices rubefeebat, tandem rubeum plane evafit. Cum 
folutione Mercurii fublimati limpidum remanfit cum aliqua cuticula. Cum 
folutione facchari Saturni ftatim flebat opalum & opacum, & praecipitaba¬ 
tur ad fundum. Cum folutione vi&rioli Martis primum nulla reagentia, 

tandem 
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tandem praecipitabatur. Cum folutione Veneris per vices fiebat viride 
inftar celadon. Per fpiritum viftrioli efFervefcebat cum bullulis. Per 
fpiritum nitri parum efFervefcebat. Per oleum tartari per deliquium tur¬ 
babatur, fedclarefcebat iterum, cumque plus injiceretur, iterum turbabatur. 
Per folutionem lulphuris cum calce viva lente flavefcebat, tandem praeci¬ 
pitabatur albe cum fcetore. Per folutionem lulphuris cum fale tartari 
lente flavefcebat, tandem albelcebat. Cum folutione gallarum per gra¬ 
dus obfcurum evafit cum cuticula. . Cum fyropo violarum viridefcebat. 
Cum folutione lacmi ffatim limpidum & rubrum fiebat. Brefslauif Natur- ’ 
und Medicin - Gefcbichte. 

Fons Fschagunenjis. 

TAO minus Jacobus Francifcus Vicarius in hydrophylacio novo de aquis 
fontis Tschag/menfis.Qtmmegit; in fuperiori loco duplicem comparuis- 
fe venam dicit, lulphuream unam, alteram Diblrio/aceam : aquam vitro ex¬ 
ceptam odorem acidulum exhalaffe, vix autem notabili acore linguam titi- 
lafle, ac ultra menfuram hauflam appetitum flimulalfe; lexto ad fontis fca- 
turiginem balarem quandam terram rubram live ex flavo rubellam copio- 
lifFime fubfedifle; aquam vero nec pifcium vitae protrahendae, nec ciceribus 
emolliendis accommodatam, lac coagulalFe. In aquae ad praedRlam metho¬ 
dum ponderatae uncia qualibet duo fere grana mineralium delituifFe. Ab 
aqua ad normam veterum deflillata merum phlegma infipidum, anullo alio 
liquore alterabile prodiiffe, capite mortuo pariter infipido relifto. Eva¬ 
poratam eandem aquam chryflallos minimas cufpidales & inlipidas exhi- 
buifle,quae nec cum alcalineccum acido ebullierint, ab acido tamen fpiritu 
line Arepitu diffolutae; ultimo ab oleo tartari per deliquium & fpiritu urinae, 
neutiquam vero ab acidis fpiritibus, nec a nitri, falis communis & aluminis 
folutionibus turbatam aquam fuifle, cum defcenfu coaguli quali albi aequa¬ 
lis illi, quod pars prorfus modo ex victriolo albo confuevit praecipitari. 

Fontes Spadani. 

I Nter fontes Spadanos eft unus Geronfter didtus ob ferreum & fulphureum 
nidorem praeter Viclriolica effluvia, fulphuris etiam ferrique minera fatu- 
ratus. Communis & omnibus quatuor Spadanis fontibus eft multicolor 
quaedam iridifque cceleftis aemula pinguedo, aquae vafe terreo conclulae in¬ 
natans, quae liquidum fuccitrum videtur, ob ejusdem laporem flammam¬ 
que fulphure clariori editam. Id etiam commune habent, ut eorum alvei 
aut canales rubro vel fubflavo colore inficiantur a ferri matre feu rubrica de- 
dudto : praeterea ranas injectas, aftacos ac pifciculos occidunt, nondum 
circa majores periculo fadto. 

Aquae hae alias faporem acidum & ferrugineum prae fe ferunt, aceti ru¬ 
bri colorem gallae additione induunt; nulla ex affufione fpiritus ammonia- 
ci fadta efl in iis praecipitatio. Poft deftillationem pulvis inftar ferrea ru - 
bigtnis , fal itidem ferrugineus extradtus eft. 

Clajfis III, de ferra. 
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Aqiuz Provinenfes. 

r\Ominus Giure in libro de aquis mineralibus, quae Pr ovini reperiuntur, 
eundem in his aquis faporem inefle ait, quem in aquis fal>rorum,xihi 
ferrum exdinaum eft, ac diverfis in glebis varios coaionis gradus animad¬ 
vertit , cum alibi flavae, alibi rubrae, interdum nigrae appareant. Hanc fer¬ 
ri venam cum per biduum foli expofuiflet, mollis indar argillae aqua dilu¬ 
tae permandt, fed exuccata ad ignem ferrum redolebat: fufa velut fcoriam 
* ferri exhibuit: cum ex ferri vena mollior ed, & aqua diluitur, tumfpeciem 
prae fe fert amurcae aut faecis olei. Ubi aeri diutius exponitur, durior eva¬ 
dit & in grana concrefcit, quae nullam vim aquis tribuunt. 

Aquce minerales llmingtonenfes . 

r\Ominus Samuel Derrham de aquis mineralibus Ilmingtonenfbus fcribens 
_ illas de Dictrwlo Martis participare putat: fcilicet aquas llmingtonenfes 
m fe ludratas colore multo pallidiori apparere, midas vero cum violarum 
fyropo in viridem mutari: cum pulvere autem gallarum colorem modo 
purpureum, modo etiam nigrum contraxiffe; quippe a decima fexta grani 
gallarum parte vel integrum aqua: fextarium feu pintam colore tinaum 
fui de purpureo, quem magis tamen confpicuum, ac fyropo rofarum Da- 
mafcenarum cum aqua dmplicimido perquam dmilem, oaava faltem gra¬ 
ni gallarum pars adjeaa reddiderit. Non fecus ac major pulveris galla¬ 
rum quantitas addita obfcuriorem ac atramentofum penitus aqu« colorem 
induxerit. Ab aquae ejusdem pinta dcciori tempore trutinata, pintam 
aquae communis dimidiam fere drachmam fuiffe fuperatam : humidiore 
autem tempedate, & ubi ochra jamdum fubfederat, aequilibrium utramque 
inter aquam adfuide, unde fere nullum certum cujuslibet aquae fontanae 
definiri pode pondus conjicit. Aluminis nihil aquis his inefle e compa¬ 
ratione harum cum aquis aluminofis fafta perfuadet, aluminis fiquidemfo- 
lutionem oppido lafti inferre coagulum, non item aquas llmingtonenfes. 
E diverfo aquas apud Ilmington faeces alvinas inficere nigredine fecus ac 
aquas impraegnatas alumine, cui ipfi folenne alias edet, d cum fpiritibus 
urinods, verbi gratia, fpiritu cornu cervi effervelceret, cum pulvis tamen 
rubellus pod evaporationem aquae Ilmingtonends reliftus non nid cum 
acidis in effervefcentiae abiret motum. Pulvis etiam pod evaporationem 
redduus multum a nitro difcrepare obfervatur ; deinde vero dedillatae 
aquae eaedem partim aquam fundant prorfus indpidam, nec odore fulphu- 
reo nares ferientem ; partim autem fuppeditent remanendam, qu« uti & 
fedimentum carbonibus vivis aut ferro candenti impodta, fulphuris com¬ 
munis adindar nequaquam concipiat dammam. Quod vero aqua: pra;di- 
61 «, ubi aliquandiu dagnaverint, cuticulam dve cremorem quendam fub- 
cceruleum in fuperdcie contrahant odoremque tetrum exhalent, non tam 
fulphuri cuidam adjudicat communi, quam putrefaddoni fulphuris eni- 
bryonati, cum minerali dmul apportati tantillum exaltanti; concluditpro- 
in e mutationibus, quibus e pulvere gallarum fons Umingtonenfis,potitus, 

hunc 
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hunc, ingredi omnino vittriolum : cumque aquae Ilmingtonenfes talem 
ochram obtineant, quae ad terram mineralem potius ferri quam cupri accedat, 
hinc HtBriolum Martiale indic putat: quod ut demonftret, fubnedit: 1. aquam 
vulgarem vidriolo Martis impraegnatam eodem propemodum fapore in- 
feciile linguam. 2. Utramque aquam a minori gallarum portione colorem 
acquifivifle purpureum, fub hac tantum difparitate, ut purpureus aquae mi¬ 
neralis color ad rubrum, iolutionis vero vidrioli ad coeruleum magis ac¬ 
cederet, quod tamen difcrimenab ochra fubrubra faltem aquae minerali 
combinata, provenire, nec diverfam arguere materiam, prolixe latis evin¬ 
cere fatagit. 3. Aquam utramque a majore gallarum copia atramentofo 
colore ita fuilTe tindam, ut nigredinem hanc, ob rationes additas, modo 
cum transparentia priftina adjedo acido commutarit, modo etiam ab al- 
cali inftillato denuo recuperaverit. 4. Aquam neutram ladi concilialTe 
coagulum; 5. vero utramque aquam parum ab oleo tartari per deliquium 
fuilTe praecipitatam. 6. Terram fubrubram poft evaporationem relidam, 
item ochram fponte lua fublidentem, cum paucis aliquot guttulis fpiritus 
nitri aeque ac vidrioli inllillatis, notabilem & cum fpuma fumoque focia- 
tam concepilfe ebullitionem, cui limilem quoque in vidriolo Martis a fpi- 
ritu nitri, non tamen a fpiritu vifhrioli, cum ab hoc ferrum in vidriolo 
Martis perfectius jamdum, ac quidem in aqua minerali ab acido efurino 
faturatum fit, annotatam fuilTe effervefcentiam. 7. Denique ial & terra 
infipida polt evaporationem multam luperitite, convenienter extradum, 
colorem quidem pallidum, liguramque irregularem obtinuilTe, eosdem ta¬ 
men cum DiBriolo Martis dediife effedus. 



D Ominus Jofephus Zambeccari balneis Pifanis ineiTe putat fal commu¬ 
ne, nitrum, talcum, gypfum aut terram albam ac vi5lriolum{ imul: 
primo qucefita elt temperies exadifiimo thermometro 50 graduum , & 
compertum efi thermalem aeftum ad 3 6 gradum afcendere; ad quem etiam 
Syrius ardens & humanus calor perveniunt. Secundo chryltallinus emi¬ 
cuit nitor. Tertio inlipida pene deprehenfa elt, nullam inducens naufe- 
am epota. Quarto aquae plumbeis organis deltillatae & Mercurii fublima- 
ti folutioni immixta, vel etiam oleo tartari permixta, ladeum colorem ex¬ 
hibet, qui ad flavedinem vergit; li folutionem vidrioli in aqua communi 
fadam recipiat. Quinto dum in vapores relblvitur, fedimentum unius 
denarii ponderis ad quamlibet aquae libram partim parietibus vitrei valis 
partimque fundo velamenti adinlfar inhaeret, albiffimi ac veluti gypfei co¬ 
loris , tenuiffimis ac perfpicuiflimis filamentis, chryltallorum in modum, 
diltindum. Sexto, antequam hoc fedimentum penitus exficcaretur, acu¬ 
ti falis faporem praeferebat, qui tamen brevi evanefcens, granulorum are¬ 
nae infipiditatem aemulabatur. Septimo cum vidrioli fpiritu effervefcen- 
tiam init eidem limilem, quam idem fpiritus cum oleo tartari aggreditur. 
Odavo idem fedimentum vidrioli aqua folutum, ejus virorem 8c clarita¬ 
tem obfcuro ac flavo colore intenfiori turbata Nono at cum gallae tindura 
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commixtum, hanc colore imbuit obfcure virenti, materia quadam cine¬ 
rea fundum petente gypfo fimili, quo etiam gallae tinctura diluitur, io. 
Hoc & itidem prseftitit idem fedimentum diligentifiime edulcoratum 
omnique fale ac fapore denudatum. 11. Infipidum hoc fedimentum nul¬ 
lo modo a gypfo differre, & potiffimum idem effe cum eo, quod circafu- 
pradi&i balnei vicina loca reperitur, & quo utitur natura , ceu thermali 
aquse potiori elemento. i 2. Illa vero tenuiffma ac perfpictiiflima fila¬ 
menta talco efformantur in flamina quaedam fufo vulgo Spechio £ afino di- 
dla, cujus feraciflima efl circumflans tellus. 13. Aqua, qua ad infipidita- 
tem ufque edulcoratum efl fedimentum, per chartam trajecta, fal gemmae 
vel commune exhibuit, fapore & cubica figura obvium : uti etiam fal ni¬ 
trum hexagonis chiyftallis& acuto quodam frigorificofaporemanifeflum; 
quod nitri parietibus inhaerens etiam occurrit, nexu quodam fe contextu 
filamentorum fundum occupante, quod forfan matricis adinftar hexagona 
nitri prifmata concludit. 14. Huic aquae lingularis vis inefl, alba lintea 
colore inter flavum atque aeruginofum medio, aqu& viBrioli in modum tin¬ 
gere ipfaque faxa balnei fundo indita. 15. Circa parietes , qui aquarum 
fuperficie perluuntur, fubflantia quaedam haeret •viclriolici coloris faporisque 
aufleri acfiiptici. 16. Denique unduofa quaedam materies hac aqua vehi¬ 
tur, qua perfufa tellus ita oblinitur , ut gliffenti pedi calcar addat. Cum 
autem thermale fal ignitis laminis admotum accendatur, haud aegre evin¬ 
citur, eidem ineffe florem quendam fulphuris aut bituminis puriflimo oleo, 
petroleo aut fimili fubflantiae refpondentem. 

Idem audordefcribit etiam Balnea Pifana montis Sancli Juliani di- 
cla; primum balneum Bagnetto ? balneum parvum diclum in thermome- 
tro 5 o graduum, 3 7 gradum caloris attingit. Secundum balneum calidum, 
Bagno caldo , 39 gradum. Tertium balneum grande, Bagno grande, 
feu balneum ad fcabiem, 37. Quartum balneum parvi putei ipfius balnei 
magni dei P ozzetto dei Bagno geande , 37. Quintum & fextum, balnea 
de Duciis de la Daccia , quorum unum maribus, alterum faeminis dica¬ 
tur, 3 6. Septimum balneum Reginae 40. Odavum fons hujus balnei 3 7. 
Nonum balneum nervorum 34. Decimum balneum ad tineam 3 6 gradus 
incalelcunt. Quo tantum videntur differre, cum ratione mifcibiliumnon 
multum diffentiant. Carent tamen rubrica ac talco, quibus exceptis cum 
balneo de aquis integre conveniunt, dum fal commune, nitrum , Vtllrio- 
lum , bitumen, fulphur ac gypfum in ipfo monte fandi Juliani abundans 
contineatur. Nidorem fulphuris redolent, lenem tamen atque olfadui 
innoxium. Ex ipfis balneorum dudibus fal nitrum effiorefcit; quod ca¬ 
lidam cum calchanto ebullitionem init; atque ex ipfis aquis omnibus un- 
duofitas quaedam bituininofa fecedit fundo ac lateribus continentium va- 
forum infixa, quarum fedimentum analyfi per ignem adeptum cum oleo 
tartari neque effervefcit, nec bullulas aut fpumam effundit, quod a mifci- 
bilium numero alumen excludit. Harum aquarum mixtio cum aqua vi- 
ctrioli flavam exhibet tinduram, ac multo faturatiorem redditam ab 
aquis parvi putei ipfius majoris balnei: cum fublimato foluto dealbantur: 

&gal- 
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& gallarum aut aluminis folutioni permixti colorem non mutant, quem 
lacfeum reddit oleum tartari atque aqua rofarum. Sedimenta harum aqua¬ 
rum quantitate differunt: nam ex 13 libris aqua; parvi putei balnei majo¬ 
ris totidem tantum denaria deprompta funt: & 13 librae balnei Reginae 5 
denaria exhibuerunt. Haec omnia, exceptis iis ab aquis putei parvi fece- 
dentibus, inlipida deprehenfa funt, aut faltem minus intenfe falfa: dum il¬ 
lud aquarum ipiius putei parvi manifefle rallum eft, lale tamen facile fali- 
va folubili ac minus acuto. Hoc etiam fedimentum aquam vitlrioli ad 
flavedinem denfiorem mutat, ac praevia fermentatione materiem flavam 
vividiorem praecipitat: idemque lolutum communi aqua fimul cum fiib- 
limato fubalbidum colorem promit, ac cum gallae tinflura ad virorem ac¬ 
cedit, i)ictri(jlic£ mixtura haud levi argumento. 

In aquis balnei nervorum certa fulphuris portio fpeciatim diffolvi- 
tur, quod argenteos nummos aureo colore tingit, non fecus ac aquae Ba- 
tbenfes in Anglia. Tartarum vero Pifanis Duciis inhaerens duorum gene¬ 
rum eft, unum craffum ac fixum eft tartaro vini fimile; alterum tenuifti- 
mum fub vaporis fpecie ex aquis elatum; atque in earum fuperficie fiibti- 
liffimi filamenti adinftar concretum, facile in tenuiftimum pollinem fria¬ 
bile, lenis faporis nitro fi. Hic pulvis ipfis aquis commixtus farcoticusiit, 
a quo lota ulcera validillime exterguntur. 

Aquae Blandulae. 

\ « 

T\Ominus Valisnerius de aquis Blandulis fafla aquae leni ad folem evapo- 
^ ratione, infundo vafis fedimentum nigram, vifcidum, teneram at¬ 
que floribus caftiae fapore & colore fimillimum remaniiffe ait. Grata aci- 
ditate linguam feriiffe, nec ad folem, ut terreftriafolent, exficcari, fedfem- 
per tenellum apparere; credibile inde exiftimat conflare bitumine balfa- 
mico & floribus viSlrioli. 

Aquae in agro Mutinenji. 

Alifnerius de fontibus viclriolatis in rure dicio viBriola in agro Muti- 
* nenfi, dicit ob partes viflriolicas & atramentofas eisveftes albas im¬ 
mergi & nigras extrahi: aqua alias limpida eft, faporis omnis expers, terram 
tamen lacuftresque herbas, quas lambit, flavo ferrugineo colore inficit. In¬ 
natat illi, tela; adinftar fubtiliflifnae materia levis, iridis colores aemulans, 
quae exficcata pollinem aureolum dabat. Lutum in imis nigerrimum eft 
aptiffimumque operi tinflorio. In his medicatis fontibus agreftis populus 
pannos lineos laneosque nigrat, non fine tamen aliqua praecedente praepa¬ 
ratione, ut intimius faturentur. 

Fons TFeJirogothicus ejusdem indolis, Svecice. 

TN Weftrogothia Sveciae eft receptaculum quoddam aquarum, exigui 
lacus inftar, in quod aquae ex tribus fontibus influunt, fontes invicem 
Clajfis HL defervo, Pdd dd non 
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non diftant ultra 4 yel 5 ulnis, ex uno fonte fcaturit aqua dulcis & omnis 
faporis expers; ex altera aqua param victriolata ; ex tertio aqua'admo¬ 
dum Diciriolica y quod ex fapore ut & ex ochra 8c ruhrtca abundantia colligi 
poteft, quae fontem circumcirca oblidet & praefertim tramitem alveum¬ 
que inde fluentis aquae : hae fcatebrae aquas fuas in unum receptaculum 
exonerant commifcentque; in fundo hujus receptaculi efl: terra vel humus 
nigra, cujus ope denigrari folent veftimenta, & nigredine pulchra & niti- 
diflima imbui, led praevia quadam praeparatione, non aliter ac in aquis prae- 
memoratis Mutinenfibus; ubi etiam veftes luto fontium immerguntur. 

Fons Lcelius. 

F\Ominus Gratianus Bergomenfis de fonte Lalio acido Recobarii fcripfit, 
7" n fluod accuratum fontis examen inftituerit, & illum coloris chryftalli 
inflar pellucidum adinvenerit, odorem fulphureum & ferruginofum , fapo- 
rem qui gratum admodum acorem linguae impreflerit. Tactilium quali¬ 
tatum, quae praeter mirandam frigiditatem, afperitatem haud modicam 
prae fe tulerunt, non aliter ac h calcbantum ibi nitrum ve folutum fuiflet, 
pondus ejus communibus aquis efl: levius, inito per aereometrum ac bilan- 
cem experimento : dein indudfis de induftria variis coloribus, fadla aquae 
evaporatione, infolatione', putrefaftione ac deftillatione exploravit, nihil 
aliud ibi delituifle quam fpiritum quendam fubtilem, penetrantem, aci¬ 
dum ac fumme diflolubilem, ferri loenarn corrofam & fponte fubfidentem, 
atque effecius fere omnes, qui ex loi&nolo haberi conlveverunt. 

Fontes balnea Italica. 

|3 Accius mentionem faciens aquarum ferruginearum, dicit: Bona Latii 
^ pars atque Campaniae, fi qualitas foliae venarum quarundam refpi- 
ciatur, tota pulvere illo Puteolano fcatet, nigro, ficco ac ferri metallo quam 
fimillimo; & ex aquis perraras idcirco haec tellus obtinet finceras, & quae 
non fint aut acidae, aut 1 ’alfae aut ferrugineo fapore. In Bajanis plures ejusmo¬ 
di venae ferruginea dichae, fuccellaria, & quae olim cognomento folis cSe lunae 
erant infignes. 

Balneum Avinionis in Senenfi , ferruginea efl naturae, nec minus id 
fordes ipfae, quae juxta canales indurantur,, fignifleant, partim rubiginofae 
& durae, partim vifeofae, virides & lividae.» 

Ficuncella aqua temperate calida ac limpidiflima efl, acguflui non 
ingrata, ni {\ ferrugineo quodam fapore ac ficco. Minera ferri pluri ex par¬ 
te efl, quod & fapore & reliquiis aeruginofis, ochrae inftar, ubi incurrit aqua, 
percipitur. 

Aqua balnei de buxo pariter efl calida , minoris tamen acuitatis de- 
biliorisque operationis quam praedicta ponitur, minera gaudet pluri ferri 
portione,: fed non fine aliqua mixtura auri, ut putat. 
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Pariter aqua balnei magni , ut & Sanffii Georgii , quam putat parti¬ 
cipare de ferro & «re, quamobrem viride quoddam lutum, ubi incurrit haec 
aqua, relidet, quod fub folis calore nigrefcit. 

Sic etiam Caldanella ut & aqua Balneorum de Rufe Ilis, quae 
pofterior clariftima eft nec valde calida, quin ubi refrixerit, fuavis adeogu- 
ftanti apparet, ut vix eam mineralem agnofcas, ac jucunde admodum cum 
vino diluta bibitur. 

Aqua vilhe in agro Lucenf nullis in Italia balneis poftponenda : mi- 
nera ftatuitur imprimis ferrea ; aqua ipfa clara & calida eft, caterum colo¬ 
re inculpabili quidem ac fapore ferratae aquae ac ftiptico percipitur, quod 
& lutum ipfum circa alveos confirmat, ferrugineum quidem ac purum, fco- 
bibus quibusdam lapidum aluminis intermiftum ac ftipticum. 

Caldauue in Pifano actu calidae funt, ac minerae naturaliter ferreae ac 

aluminofte. Aqua balneorum reginae in Pifano, etianv de ferro & alu¬ 
mine participant. 

Aqua balnei Caldinaris in Veronenfi mineram prsecipue ferri pos- 
fidcre cum alumine & fale & potius nitri fubftantia & quodam fulphuris 
vapore. 

Aqua balnei longi in Bullicano ex cumulorum, unde tranfeunt, 
natura, ferreas particulas continet atque aluminofas, atque eas acfu calidas, 
fed in operationibus temperatas : & mirum videtur, quod in horis varios 
colores mutent, modo aurei ac fplendidi coloris, ut fui natura funt, mo¬ 
do atri ac turbulenti pro heterogeneis, qui eas continuo exagitant, va¬ 
poribus. 

Aqua balnei ad Narnin fluvium, eft clara, frigida, cum quodam fa- 
poris fenfu & fine ullo odore : quidam accuratiftlme hanc aquam deftilla- 
vit & recrementa diligenter examinavit, quas alba erant & guftu acria &in 
igne crepitabant: plures in eo funt partes falfae, nitrofae atque aluminofie, 
ferro item atque alumine participat. 

Pergit adhuc Dominus Baccius aliafque & aliarum regionum aquas 
ferratas & victriolicas defcribens, his verbis : Aqua Tungri, quge hodie 
eft ad Leodium in Belgis, Plinius dicit, Tungri fontem habet infigneni, 
pluribus bullis exftillantem, cujus aqua igne admodum turbidefcit, ad po- 
ftemmrufa redit, ferruginei faporis, quod ipfiyn non nift in fine potus 
percipitur. Craftefcunt hae aquae admoto igne, ex mixtura nimirum ali¬ 
qua vel falis vel aluminis, ut fapor ipfe refidui poft deftillationem often- 
dit, raffefeuntque fimiliter ad finem ut praefcriptae fub Narnia ex ferrugi¬ 
neis excrementis. 

Ferrata in Bajanis, unde etiam nomen habet, pariter albe quaedam 
aquse in Bajanis. 

Eft 
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Eft etiam aqua ferrata in LucuUiano juxta Neapolin > efienim 
qii‘£ in dextra oritur parte, colore limpida, quamquam paullo pofiea albe» 
Icat 111 vale, lapore acii, acidulo, fiiptico, nec latis grato ; fubftantia pin¬ 
gui ac certo pariter odore. Siniftra autem colore fere laftea emanat, 
pinguiorque lapore & minus acris. Attamen ubi quodam fonticulo 
colligitur, vel fi in vale relideat, violaceo quodam ad fuperficiem fplen- 
det nitore, qua etiam Ipecie Sc lapides , ubi ambse decurrunt, inficiunt 
cruda duriflima. Minera quidem milia multifariam eft, cineream enim 
ponit, & calcmatam cum lulphuns quadam portione ac ferri mediocri mi- 
ftura; line fulphure quidem hsec aqua non ell,quod indicant tam regionis 
natura lupra Sc infra Puteolos lulphurea, tum unfluofitasilla, qna haec aqua 
fubpinguefcit, & praeterea aliqualis ejus odor; qui tamen a penitiilimis aquis 
a plui i aquae frigidae quantitate luftocatus variisque contemeratus vapori¬ 
bus teterrimus fit, quorum tincturae illa, quae in delide ruffefcitaqua, ("obo¬ 
les elfe videtur. Ferrum vero imprimis indicant, natura montis tota la- 
pidofa & faxa & glebae, quae exinde eruuntur, ponderis gravillimi, colore 
fu Ico, crudis quibusdam oblongis ac fplendidis incurfantibus dibii colore. 
Quibus plane rebus & canalis ipfe, unde duit aqua, rubrica illa duriore in¬ 
ficitur, quae ex ferro fcatet incruftaturquetenacidime, & qua; juxta refident 
craftiufcula aliqua recrementa, arenula dibii indar colligitur, livida ac luci¬ 
da & gravidini a. Quod genus recrementi ex dedillationis experimento 
relinqui in vale minus confentaneum fit, fed candidum duntaxat polli- 
nem: quoniam illud arenofum, ut decidit, per ipfam aquam ex lapide, non 
commilcetur aquae, fed fuapte gravitate demergitur in rivum: quinimo ad 
ignem expolitae cradefcunt, tenuemque ad fundum vafis pollinem de¬ 
ponunt albidimumque. Surit etiam aquae ferratae in infula /Enaria, pariter 
aqua Plaga Romana itidem. Haec Raccius. 

jiqutf in Stiria. 

I N ducatu Stiria, Sc quidem ibi in comitatu Cillienfi circa Croatiae con¬ 
finia prope urbem Roitefchenfem fcaturiunt aquae, quae repraefentant 
odorem modice fulphureum & ferruginofuin , quoad omnia fimilliinum 
eidem, qui ex fpiritus vicfrioli fupra fcobem aut limaturam Martis infufio- 
ne refultat, naresque fuaviter ferit & vellicat, ratione fuaviffimae fuae acidi- 
tatis gudui funt gratidimae, ratione coloris funt pellucidae infiar chryftalli; 
per fyropum violarum vel per rofas ficcas viriditatempofteaquam per 
infiillatum vicfrioli fpiritum rubedinem, ex rubedine vero per infiillatum 
oleum tartari ex deliquio, viriditatem iterum ludicro naturae fpechiculo 
adeo miraberis refultantem, ut ex reiteratis affulionibus quandoquidem li¬ 
quor infiar laridis albefcat. Ex gallarum admixto pulvere tincturam prae¬ 
bet obfcuram atque nigricantem eoque magis intenlam, quo liquor diu¬ 
tius fieterit, cui aliquot additis victrioli granis atramentum fcriptorium 
refultat. 


.Fontes 
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Fontes Angit ce, 

D Ominus Martinus Lifter de fontibus medicatis Angliae refert, in illis 
raro victnolum maturum aut nunquam reperiri; pyriten autem, qui in 
aere in merum viCtriolum propria germinatione ex toto convertatur, eun¬ 
dem ipfum lapidem live metallum ex tota natura fieri fpiritum five hali¬ 
tum fulphureum ochramve, pyrite & lapidis calcarei halitibus, & intra 
aquas fontium quorundam ligna crafle facile penetrantibus, petrifica- 
tionem adfcribit, ab iisdem vaporibus thermas Anglicas calere fatagit 


evincere. 


Fons Raderhergenfis. 


D Ominus Joh. Chrifi. Lehman circa aquas hujus fontis plura experi¬ 
menta inftituit, & in illis abundantiam miner Martis five victrioli com- 
periit: quod non modo ab experimentis fed etiam ex vicinia ejus concludit, 
quae ferro admodum impraegnata eft. Quod alias ipfum fontem attinet, 
eft aqua ejus limpida, clara & chryfiallina; nec turbatur & putrefcit, 
quamvis fpatio 6 vel 8 feptimanarum phiolae inclufa teneatur; fed in aere 
operto ad vitri latera intra 24 horas ochraceum quoddam fedimentum de¬ 
ponit: bullulae quaedam fundum vafis, non vero latera occupant. Odoris 
eft puri, quamvis inde remotius fed in vafe claufo feratur; at vero fi phio- 
la non bene obturata fit, odorem fulphuris victrioli Martis Ipargit: nec 
faporis eft ingrati, adeo ut nullam naufeam moveat. Syropum violarum 
diluit modo pallidioremque facit; nec tornamfolis coeruleam alterare vide¬ 
tur. Ab aftufione fpiritus falis nullae in fublime erumpunt bullulae. Cum 
fpiritu viCtrioli limpida remanet, nec fpumefcentiam aut fervorem quen- 
dam caulatur; a fpiritu nitri adhuc magis limpidefcit: nec afolutione alu¬ 
minis alteratur: ex vino regionis aliquantisper turbabatur. Ex folutione 
fulphuris cum fale tartari fubflavefcit. Cum laCte vaccino cocta non co¬ 
agulatur. Pix admodum folvitur & cum aqua unitur, adeo ut cum pice 
unita tranfeat retortam & aquam fapore piceo imbuit. Ex decoCto li¬ 
gni Brafilienfis obfcure rubefcit. Ex folutione viCtrioli cuprei turbatur, 
& calx ccerula ad fundum praecipitatur. Ferrum in aqua fontis rubigi- 
nem attrahit, fed nulla Venere inqruftatur. A folutione facchari Saturni 
turbatur aqua, fed immifta folutione Mercurii fublimati, ftatim clarefcit. 
Ex aqua calcis praecipitatur ochra & pars ferrea, pariter ex lale tartari, fed 
non ita cito. A fpiritu falis ammoniaci turbatur, led non ftatim; ex li¬ 
quore Thee appellato colore obfcure bruneo tingitur. Ex decoCto florum 
balauftiorum bruna fit. Ex decoCto gallarum ex flavo abit in colorem 
oblcure brunum. In vacuo antliae bullulas plures ejicit quam aqua com¬ 
munis. Ochra ejus calcinata a magnete attrahitur: inque igne fpeculi cau- 
ftici in [corios ferreas convertitur. 


Conclujio. 


A Dhuc plura & infinita ex auctoribus collectanea experimenta circa 
^ ^ aquas ferro five victriolo Martis imbutas inftituta, in medium afierre 
Claffis III. de ferro. Eee e e pos~ 
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poflem; fed quia hoc nihil aliud edet, quam eandem continuo operam age¬ 
re & lectori taedium creare, hinc fuperfedeo pluribus hujus generis experi¬ 
mentis Screagentiis trafhitulum noftrum onerare; nulla enim regio datur, 
in qua non ferrum aut natales ferri exftent, & pariter ubi non aqme den¬ 
tur, qux Martem aut victriolum quoddam fapiant, fed cum illo difcrimi- 
ne, quod in aliquibus victriolum magis purum & maturam live unitum 
exftet quam in aliis; in aliquibus cum fulphureo falinis & calcareis parti¬ 
culis mixtum: in aliis immaturam adhuc, nec nili meris elementis & en¬ 
tibus, ex quibus Mars aut victriolum ejus tandem condatur conflans: hinc 
quia tantum difcrimen intercedit, non abs re fuiffe putavi, circa plures 
aquas fadta experimenta & indagines fidere; ut ex illis concludi podit, 
quaenam in aquis victriolicis differentia fit, & qua ratione diffe¬ 
rentia illa a variis eruditis chymice explo¬ 
rata fit. 

FINIS. 
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